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VM  saeientmero,  flluftrifstai Principes, to 
tius  rei  Metallica:,  ut  Moderatus  Columella  Ku* 

i.  — ir-  .I.Miaiic  /■Arnrtrl^  OTAIl^ 


em.UCl  linguiaa 

H illius  corporis  mebra,numerando  pcrccnli  , 

I ueritus  fum,  ue  uita  prius  me  deficeret,  qi  umuer* 

I fam  percipere  portem,  nedulitcris  cofccrarc.nam 
| cn  longe  lateqjhxc  pateat,  quot  8C  quantarum  ar 
tium,finon  magna,  at  ahquatula  cognmo  metalli 
^a^Tn^ciliria  fit,  ex  h,s  no^^bn^^^f 
metfiuerdresMetallicafit habeat  explicacusTtame.» 

generi  maximi  neceflaria,  atep  frutf uofifs,, 

qmauetemmaei^  no < ? debatur.  Etenim  Agricultura  fcientiaru 

rtSla  fin^duStado^^e^tior^menhacKs  Metalla 

fahemxqualis  & coxuamemo  enim  otnniu  mortalium  uncpabfqj  inftru* 

po^mnTconficK  qua  de  caufa  res  metallica  hominibus  etiam  eft  maximi 
necefllria!  Nam  cum  hi  paucis  iftiufmodi  anibus  carere  portint,caruq5  ma 
x musTnurncrus,  nulla  fine  inftrumentis  quiccp  effiat : tum  omnium  re, 
rurmqudjus  magnx  diuitix  bona  &honefta  ratione  acquiruntur, mhilcft 

artemetallica  utlius : ex  agris  enim  bene  cultis  (ut  alias  res  omitu)  fru<fhis 
capimus  uberrimos,  fcd  uberiores  ex  fodinis.  Certe  una  fodina  fxpe  mub 
td  maiores  utilitatis  frutfus  nobis  prxbet  quam  agn  p unitu 
omnium  fere  foculorum  memoria  cognofamus,complurcs  ex  '"«all  sdi 
uiteTfkflos  elTe,  & eadem  multorum  regum  fortunas  ampl.ficafle  fedde 
hi^nunc  plumion  dica : quod  eos  locos  in  primo  libro,  partim  huius  ope 

S3alterius,infcriPtiDeuetcribus&nouismeta 

ea,qux  contra  metalla  & ipfos  metallicos  dicuntur^efeHcnnuC^naa^ 
tem  res  ruftica.cum  qua  metallicam  libentc^°nfrro,uar.e  ui^mr  ertcdit 
fu la, tamen  in  multo  plures,  quamhxc  noftra, partes  non d.fcbmmr  nec 
tam  facile  prxeepta  huius  a me  tradi  poflunt,  quam  Col^dla  tll  W tr^^ 
dit;  quod  ipfe  cdplures  rei  rufticx  feriptores,  quos  fequeretur, 
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habuitmempe  Graecos  plus  quinquaginta, quos  etiam  M.  Varro  recenlec 
Latihos  plus  decem,  quos  ipfe  Columella  comem  §rat : ego  folu.C.Pliniu 
Sccundu,qucmfcquar,habcam:qui  tamen  perpaucas  rationes  uenarueffo 
diendarum,  & metallorum  conficiendoru  exponitrres  enim  metallica  tan, 
tum  abefl,ut  uniucrfa  fit  tra (flata  ab  aliquo  fcriptore,ut  ne  rj  quidem, qui  di 
fperse  fcripfcrunt  alius  alia  de  re,fingulas  cius  partes  abfoluerint : quinetia 
eorum  magna  eft  paucitas : liquide  lolus  cx  Gnrds  omnibus  Strato  Lam* 
pfecenus  Theophrafh  fucccflor  libru  unu  De  machinis  metallicis' edidit: 
nifi  forte  Philonis  poetae  metallicus  aliquam  artis  particula  fit  complexus: 
nam  Pherecrates  in  comoedia,  inferiptione  fimilem,  metallicos  ieruos  aut 
ad  metalla  damnatos  uidetur  introduxifTe  t cx  Latinis  aute  Plinius,  ut  iam 
dixi, tradidit  pauculas  laboradi  rationes : quibus  nouos  fcriptores,qualef» 
cunqj  fint,oportct  annumerare : nemo  enim  iufta  reprehenfione  poterit  ea 
rerc,qui  cos  quoru  fcriptis,etfi  paucis,  utitur,  debita  laude  fraudat.  Noftra 
quidc  lingua  duo  libri  feripti  funt.alter  De  materia:  metallicg  Sc  metalloru 
experimento, admodu  confufus,cuius  operis  pares  ignora tunalter  De  uc< 
nis,de  quibus  etiam  Pandulfiis  Anglus  fcripfiflc  fertur:  fed  librum  Gcrina 
nicum  confecit  Calbus  Fribcrgius,no  ignobilis  mcdicus.-uerU  neuter  eam, 
quam  fumpfit,  partem  abfoluit.  Nupcrucrd  Vannodus  Biringuccius  Sc» 
nenfis,homo  difertus.&multaru  rerum  pcritus,uulgari  Italorum  fermone 
tradtauit  loeu  De  metallis  fundendis,  feparandis.agglutinadis.  Rationem 
autem  quarundauenarum  excoquendam  brcuiterpcrftrinxit.-quorudam 
fuccoru  conficiendoru  planius  cxpofuit:quibus  legendis  rcriouaui  memo 
riam  eOrum,quos  uidi  quonda  in  Italia  confid.-rcliquas  fes  Omnes,  dc  qui» 
bus  fcribo,aut  prorfus  non  attigit, aut  leuiter.  Hoc  libro  Franc.Badoarius, 
patricius  Vcnctus,uirfane  prudens  8c  grauis,medonauit:quod  tunefefa» 
«fhirum  recepit,  cum  proximo  fuperiorc  anno  p e r,d  inandvm  regem, ad 
quem  legatus  a Venetis  miflus  erat,  fecurus  Mariebergi  efleoplura  feripto 
res  de  re  metallica  literis  mandafic  no  copcrio:q'uapropter,etiafi  Stratonis 


alijs  in  alia  mutandis:muItos  Hermolaus  Barbams,  homo  dignitate  gene» 
ris  & gradus.ac  orni  doflrina  omatus,nominatim  protulit:cgo  plurcs  pro 
feram,  fcdirifignes  tantu,delc(fHi.nJemabo:itacp  Vt /Mroor  fcripfitOfiha 
nes,  Hermes,Chanes,  Colimus  Alexandrinus  ad  fororem  Theofcbia  O» 
lympiodorusitem  Alexandrinus,  Agathodarmon, Democritus, nS  Abde 
ntfs  ^/edaltcr,  nefc.o  qu. : Orus  (Worichites,  Pebichius,  Comerius, 
Ioanes, Apuleius  Petafius, Pelagius,  Africanus,Theophi1us,  Synefius  Ste 
phanus  ad  Hcradcu  Cadarem, Heliodorus  ad  TheodofiG.Gcb^rus  Calli, 
* US’^ ^0adian^Can'deSlMcrlinus,Raimundus 
^Qeo^^  PantheUS  ^enetus:fccminj 
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omnes  obfcuri : quod  feriptores  ifti  res  alienis, non  proprijs  uocabulis  n«\ 
minent:&  quod  alrj  alrjs  atep  alrjs  uocabulis,  a fe  conficis, utantur, cum  res 
non  mutent.lfti  magiflri  fuis  difcipulis  uias  tradunqquibus  progrcfsiuilia  V 
metalla  uarijs  modis  codla  corrumpant,  Si  quodamodo  in  primam  rerum 
materiam  reducant, cacp  ratione  id, quod  in  ipfis  rcdundat,aufcrant : quod 
deficit,  compleant : atqj  predofa,  hoc  cft  aurum  Si  argentum,  ex  cis  confi* 
ciant,quc  in  catillis  aut  catinis  perdurent,  haec  facere  pofsint  necne  poffint, 
non  decerno;  quia  enim  tot  feriptores  omni  nobis  adeueratione  affirmant 
fe  eo  pcrucnifle,  quo  curfum  fuum  dirigebat,  cis  fides  eile  uidetur  adhibeu 
da:  quia  nullos  ex  hac  arte  quondam  diuites  efle  fatflos  feriptum  legimus, 
nec  nunc  fieri  uidemus,quum  tot  ubiuis  gentium  fucrint,&:  fint  chymiflae, 
omnesep  omnes  induftrix  ncruos  dies  no&cscp  contendant,  ut  maximos 
auri  Si  argenti  aceruos  conftruere  poffin  t,rcs  in  dubium  uocatur : led  ut  ea 
fuerit  Icriptoru  indiligentia,  ut  nomina  magiflroru,qui  ex  hoc  opificio  ma 
gnam  pecunia  conlecuti  funqmemoriae  non  tradiderint,  certe  difcipuli  dc* 
creta  eorum  uel  non  cojgnofcunt,uel  cognita  non  feruant.  Nam  (1  ea  perci* 
perent,cum  tam  multi  fuerint,  8i  finuoppida  iamdiu  auro  Si  argento  reple 
uiftencquorum  uanitatem  etiam  libri  declarant,  in  quibus  Platonis  Si  Ari 
flo  telis, aliorumcp  philolophorum  nomina  inferibunt,  ut  illae  gloriof*  in* 
feriptiones  fpede  doctrina:  uiris  fimplicibus  imponant.  Efl  alterum  genus 
chymiflarum,quod  uilium  metallorum  fubflantiam  non  immutat,  fed  ipla 
uel  auri  uel  argenti  colore  tingit,  & noua  forma  induit : ut  ea  uideantur  ede 
qux  no  funequa  forma  igniscalore  de  eis,tancp  aliena  ue(lc,dctra<fla  in  fua 
redeunt  fpedcm:qui,quia  dccipiunt,no  folum  fummo  in  odio  funt,fed  eo* 
rum  fraus  capite  pleditur.  Nec  minus  fraudem  capitalem  admittit  tertium 
chymiftarum  genus : quod  auri  uel  argenti  particula,in  aliquo  carbone  in* 
clufam,in  catinum  conrjciens  fingit  fe  additamentis,  quae  uim  eliciendi  ha* 
beant, admillis  conficere  uel  aurum  ex  auripigmento,  uel  argentu  ex  pium 
bo  candido  fimilibusqj.  Verum  de  arte  chymica,  fi  modo  ars  efl,  alias  plu* 
ra : nunc  ad  metallicam  reuertar : quoniam  eam  integram  nulli  feriptores  li 
teris  mandarunt,  ac  exterat  nationes  Si  gentes  noftram  linguam  non  intel* 
ligunt,&  fi  eam  intelligerent,cxiguam  artis  partem  ex  nofiris  iflis  feriptori 
bus  polfent  difccrc,  hos  duodecim  libros  De  re  metallica  confcripfi : quo* 
rum  p r i m v s habet  ea  qux  contra  hanc  artem  Si  metalla  atqj  metallicos, 
uclabtjfdem  dici  potiunt:  secvndvs  metallicum informat,& in fermo* 
ncm.qui haberi folet de ucnis i nucnicndis, dilabi tur.  tertivs  cfldeue* 
nis  & fibris,  eorumqj  comifluris.  Q^y  a rt  v s explicat  rationem  dimetien* 
di  ucnas,atqj  etiam  expromit  officia  metallica.  qyiNrvs  fofllonem  uena 
rum  Si  artem  menforis  docet,  s e x t v s deferibit  inflrumcta  Si  machinas 
metallicas,  septimvs  efl  dc experimento uenarum.  octavvs  pratei* 
pit  de  opificio  uena:  urenda:,  contundenda-, lauandx, torrendae.  nonvs 
excoquendaru  uenarum  rationem  exponit,  decimvs  rei  metallicae  flu* 
diofos  in llruit  ad  munus  difccrncndi  argentum  ab  auro,  atque  plumbu  ab 
eodem  & argento,  vndecihvs  tradit  uias  feparandi  argentum  ab  atre. 
dvodecimvs  dat  praecepta  conficiendi  falis,nitri,aluminis,  atramenti  fu 
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torij/ulfuris, bituminis, uitri.  Hoc  autem  munus  fufceptu,ut  propter  mufd 
tudinem  rerum  non  expleucrim, certe  explere  conatus  fum : nam  in  eo  mul 
tumoperx  & laboris  infumpfi,  aliquem  etiam  fumptum  impendi : etenim 
uenas,inftrumcnta,  uafa, canales,  machinas,  fornaces,  non  modo  dcfcnpii, 
fed  etiam  mercedc  conduxi  pidlores  ad  earum  effigies  exprimendas:ne  res 
quae  uerbis  fignifkan  tur,  ignotae  aut  huius  xtatis  hominibus  aut  poft eris 
percipiendi  difficultatem  afferant:  ut  nobis  non  pauca  uocabula  afferre  fo* 
len  t,qux  ueteres  (quia  res  erant  omnibus  notae)  nuda  ab  enodatione  pro* 
diderunt : fed  fit  fane  id  a me  prxtcrmiflum,quod  nec  ipfe  uidi, neque  legi, 
nec  ex  hominibus  fide  dignis  cognouihd  profero  quod  no  ucl  uidi,  uel  le 
ihim  aut  auditum  expendi, non  cft  feriptu : fiuc  uero  praecipio  ea, quae  fieri 
debeant, fiue  narro, quae  fieri  folcant,  nec  que  fiunt  improbo,eadem  docen 
di  ratio  cenferi  debet.  Veru  quo  magis  ars  metallica  abhorret  ab  omni  fer* 
monis  elegantia,co  minus  hi  mei  libri  funt  politi:ccrtc  res,  in  quibus  ars  i U 
Ia  uerfatur, interdii  nominibus  carent,  ucl  quod  nouae  fint,uel  quod,  etiam 
fi  ucteres,nominu,quibus  uocabantur, memoria  interierit : quare  neceffita 
te, cui  uenia  datur, coacftus  quafdam  fignificaui  pluribus  uerbis  coniumfris, 
quafda  notaui  nouis,quod  genus  funt,  ingeftor,difcretor,lotor,exco<ftor: 
quafdam  ueteribus  uerbis  defignaui, quale  eftdfium.Etenim  ciim  Nonius 
Marcellus  feribat,  uehiculi  biroti  genus  effe : eo  uocabulo  nominare  con* 
fueui  paruum  uchiculum,cui  unica  cft  rotula:  qua:  nomina  fi  quis  non  pro 
bauerit,is  rebus  iftis  aut  imponat  magis  propria,aut  proferat  ueterum  lite* 
ris  ufitata.Hi  aute  libri, principes  iHuftrifiimi,muItis  de  caufis  in  ueftro  no* 
fnine  apparent,  fed  maxime  quod  uobis  metalla  fint  frutfiuofiftima : nam 
riim  maiores  ueftri  ex  amplis  earum  &diuitibus  regionibus  uberes  redi* 
tuum  frutftus  ceperint : item  uecfhgaliu,  qua:  peregrini  ex  uijs  penfitan  r,in* 
colx  ex  decumis:  tamen  multo  uberiores  ex  metallis  ceperunt,  ex  quibus 
quoqt  no  pauca  oppida  nobilia  orta  funt,  Fribergum  fcilicet,  Annebergu, 
Maricbcrgum,  Snebergum,  Gairum,  Adelbergu,ut  alia  omittam : quin,(| 
quid  ego  fcntio,maiorcs  diuitix  nunc  cuam  in  montofis  ueftraru  re* 
gionum  locis  fub  terra  latent, cp  fupra  terram  exiftant  &ap* 
pareant.  Valete, Kempnidi  Hermundurorum 
Calend.  Decembris,  Anno 

' w.  d.  l.  . - , . 
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SR.OS  «EfAUlCOS  GEORGII  AGRICO* 
lae  Philofophi  pracftantifsimi. 
c MD  LECTOREM. 


SHuuat  i gnita  cognoficert fronte  Chimaram, 

Sermonem  nympham, fnnikouemfl  virum: 

Si  centum  capitum  Titanem, totqffcrentem 
Sublimem  manibus  tela  cruenta  Gygen : 

Siiuuat  Aetnaum penetrare  Cyclopis  m antrum, 
zAtcr  alios  J^dtes  quos  peperere, metus: 

JIunc  placeat  mecum  doilos  euoluere  libros, 

Ingenium  agricolae  quos  deMt  acre  tibi. 

9Jon  hic  vana  t enet  fuffenfam fabula  mentem : 

Sed  precium, 'Vtilitas  multa, legentis  erit. 

Quicqutd  terra [wugemtoyccondidit  imo. 

Omne  tibi  multis  eruit  ante  libris : 

Siue fluens  fiperas  vitro  nitatur  in  oras, 
Inueniatfactlemjeu  magis  arte  viam. 

Perpetuiproprifsmanant  de  fontibus  amnes, 

Efl ff-atus  rAlbuneaJhonte  Mephitis  odor. 
Lethdesfunt ffonte firobes  Oicaarchidss  ora, 

Et  micat  e media  conditus  i grus  humo. 

Plana  Karifcorum  cum  tellus  arfitinagro, 

Ter  curua  nondumfalce  rejecla  (/res. 

Jtec  dedit  hoc  damnum paflor, nec  luppiter  igne: 
Vulcani  per fe  ruperat  ira  filum. 

Terrifico  aura  foras  erumpens, incita  motu, 

Sape  facit  montes, ante  vbi  plana  via  efl. 

Hac  abflrufa  cauis,imoh  incognita  fundo, 

Comita  naturajapefuerc  duce, 
xzirtc  hominis, in  lucem  veniunt  quo^  multa, manu^ 
Terra  multiplices  effodiuntur  opes. 

Lydia fle  nitrum  profert,  klandiafulfur, 
zAc  modio  Tyrrhenus  mittit  alumen  ager. 
Succina,qua  trifida fubit  aquor  Vtftula  cornu, 
Pifiantur  (fodano  corporafleruafinu. 

Quid  memorem  regum  preciofa  infima  gemmae, 
JUarmoraa  excelfls JlruElafub  aflra  iugisi 
9$l  lapides,  niljaxa  moror.funtvulchra  metalla, 
Qrcefi  tuis  opibus  clara,  JMydacL  tuis, 

Quaci  acer  JMacedo  terra  Crcneide fodit, 
domine  permutans  nomina  prijcafuo. 
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zAtnunc  non  vilis  cedit  germania  terrii, 
Terra  ferax  hominum,  terrae^  diues  opum. 

Hic  auri  in  •venii  locupletibus  aura  refulget. 

Non  alio  meflis  carior  •vlla  loco. 
cAuricomum  extulerit felix  fampania  ramum. 
Nec jruElu  nobis  deficiente  cadit. 

Eruit  argenti folidai  hoc  tempore  maffts 
Foffor,de proprijs  armad  miles  agrii. 

Ignotum  Graijs  eft  Hefberijs ^ metallum, 

Quod  Bifemutum  linguapatema  uocat. 
Candidius  nigro  fed plumbo  nigrius  albo, 

Nofhra  quocyhoc  • vena  diuite fundit  humm. 
Funditur  in  tormenta.corufum  imitatia fulmen, 
Aes,  ind^hofliles ferrea  majfa  domos. 
Scribuntur  plumbo  libri:  quis  credidit  ante 
Quam  mirandam  artem  Teutonis  ora  deditf 
Nec  tamen  hoc  alijs,  aut  illa petuntur  ab  oris. 
Eruta  Germano  cunElametallaflo, 

Sed  quid  ego  hac  repeto, monumentis  tradita  claris 
agricola  t,qu<enunc  dollaper  orauolatt 
Hic  cauflis  ortus, Qy  formas  •viribus  addit. 

Et  querenda  quibus  fint  meliora  locis. 

Qua  fi  mente prius  legifti  candidus  aqua: 

Da  reliqms  quoa  nunc  tempora  pauca  libris. 
Vtiliras f equitur  cultorem.crede, •voluptas 
Non  iucunda  minor, rara  legentis, erit, 
ludicioaprius  ne  quis  male  damnet  iniquo. 

Qua funt  auEtoris  munera  mira  Dei : 

Eripit  ipfe ftus  primum  tela  hoflibusjnq^ 
tllfitt entis  torquet  /picula  rapta  caput. 

Fertur  equo  latro, •vehitur pirata  triremi: 

Ergo  necandus  equus, nec  fabricanda  ratis  f 
Vifc eribus  terra  lateant  abflrufa  metalla, 

Vti  opibus  nefcit  quod  mala  turba fitisl 
Quifquis  cs,autdottss  pareto  monentibus, aut  te 
Inter  habere  bonos  ne  fateare  locum. 

Se  non  in prorupta  metallicus  abijcit  audax, 

Vt  quondam  tmmiffo  furtius  acer  equo. 

Sed  prius  edtfcit,qua funt  nofcendaperito, 
Quodqjacit, multa  doEtus  ab  arte  facit. 

Vt qgubemator feruat  cum fidere  •ventos: 

Sic  minime  dubijs  utitur  ille  notis. 

Iafides  nauim,  currus  regit  arte  *5Wetifiur. 

Foffor  opus  peragit  nec  minus  arte futm. 

Indagat 


Indaeatvena  (bacium, numerum*, modumj,, 
sL  obliqua fuum,reBdue  tendat  iter, 
pallor  vt  expior*  qua  terram  colenti, 

Qua  lene  laniger  as, qua  malepaJcM  oues. 

En  terra  intentus, quid  -vincula  linea  tendit* 

Fungitur  officio  tam  Ptolemae  tuo. 

Vtifua  inuenit  menfuram  iura^vena, 
pLvarios  operas  diuidit  inde  viros, 
lami  aggrelfm  opus,viden'vt  mouet  omne  quod  obfl*, 

jMuavtverfoRrenuusarmamanul 

Wetik  furdefcantjerri  tinnitibus  aures, 

c Adg-auioraideoconfbiciendavent. 

Jnftruit  ecce fius  nunc  artibus  ille  minores : 

Sedulitas  nulli  non  operofa  loco.  / 

^Metiri  docet  hic  vena ffaauma  modumey 
Via,  reg*pofms finibus  arua  Upu, 

JJt  quu  tranfrmjfe  violentus  limite  pergens, 

Jton Cibi  conceJJas,in fua  rvertu.opes. 

Bc  docet  inlbumenta,tjuibus  Plutomaregna 
Tutus  aditjaxiptrmeat  *q,  vias. 

Quanta  (vides)  johdas  expugnet  machina  terras. 

^Machina  non  ullo  tempore  vifa  prius. 

Cede  nouu, nulla  non  mclyta  laude  vctuftas, 
Pofleritas  meritu  tfi  quoq;gr*a  tuis. 

Tum  quia  Germano Junt  hac  inuentajub  axe. 

Si  quu  es, inutiie  contrahe  vela  tue. 
lAujonu  ora  tumet  bellu, terra  Attica  cultu. 
Germanum  infidlm  tollit  ad  aftra  labor. 

?{ec  tamen  ingemo  filet  infeliciter  vtt, 

JPf, te  gerat  Pheebijeugraue  Manu  opus. 
Tempus  adeft,HruElu  venarum  montibus, igne 
Explorare, vfitm  quemfibi  venafrrat. 
jjon  labor  ingenio  caret  htc,non  copia fiultu, 

EH  adaperta  bona  primafenefiraffei. 

Ergo  inflat porro  grauioresfirre  labores, 

6 Intentas  operi  nec  remouere  manus. 

Vrcre  fiue  locus  oofcM.feu  tundere  venas, 

Sine  lauare  lacu  pratereuntu  aqua. 

Seu  flamma  iterum  modicis  torrere  necejje  ejt. 
Excoquere  aut  faflis  ignibus  omne  malum. 
Cum fluit  as  riuu,aun  argenti^metallum, 

Spes  animo  fijjfor  vix  capit  ip fi Juas. 


Mrgentum  cutidus  Juluo/ecermt  ab  auro, 
Ct plumbi  lenta 


ttam  demit  vtrii j moram. 


Separat 


Separat  argentum, lucri  Hudiofus.ab  are. 

Semotu, linquens  deteriora,  Ionis. 

Qua fi  cunila  fclim  tenui  percurrere  'verfis, 
eAnte  alsum  reuehat  *j Memnonie  orta  diem, 
Poftremus  lator  eft, concretos  difcere Juccos, 

Quos  fert  innumeris  Teutona  terra  locis. 

Quo  fal,quo  nitrum, quo 'pallo  fiat  alumen, 
tfitus  artificis  cum  parat  illa  manus : 

9tecnon  chakantumfulfiir, fluidum^  bitumen, 
^Majfa^  quo  mtn  lenta  dolanda  modo. 

Sufiipit  hac  hominum  mirandos  cura  latores, 

P auperiem  • vjqueadeb ferre famcmcygraue  efi. 
Tantus  amor  •viElum paruu  extundere  natis. 

Et patria  ciuem  non  dare  • velle  malum, 

9?ec  manet  int  erra fo Jforis  merfa  latebris 
s^fensfid fert  domino  fota prccesey  Deu. 
Munifica  expeilat fie plenus, muneradextra, 
Extollens  animum  latus  ad  aftra  fisum. 

Dsuitias  C H R^I  STl^S  dat  notictamqjruendi, 
Qu  memori  orates  peilore  femper  amc. 


Qui  firtutu  habent  cum  piet  au  derJ, 

Huc  oculos, huc fleile  animum, fisauijSbne  Letfor, 


, Laudibus  eximij  candidus  iflofiri. 

Ille fisum  extollit  patria  cum  nomine  nomen, 

Et  f irin  ore  frequens pojleritatis  erit. 

QunEla  cadunt  lethofiuatf  monumerlta  fipebsmt, 
Purpurei  donec  lumtnajolu  erunt. 

•Mifena  M.  D.  L I. 
iludoiRufiru 
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viti  habenthancopinionem.rem metallicam 
fortuitu  quidda  efle,  & fordidu  opus,  at cp  omni* 
noeiulmodi  negotium  quod  non  tam  artis  indi» 
geat  quam  laboris.  Sed  mihi,  quum  lingulas  cius 
partes  animo,&  cogitatione  percurro, res  uidetur 
longe  aliter  fe  habere,  Siquide  metallicus  fit  opor 
tet  lux  anis  peritiflimus,ut  primo  friat,qui  mons, 
qui  collis,  quxue  ualleftris  aut  campeftris  politio 
Utiliter  fodi  poflfit,  aut  recufct  foffionem.  Deinde 
Uenx,fibrx,  commilTurxcp  faxorum  ipli  pateant.  Mox  pemofcat  multipli 
ces  uariascp  fpecies  terrarum,  fuccoru,  gemmarum,  lapidum,  marmorum, 
fexorum,mctallorum,  miliorum : tum  habeat  cognitam  omnem  omnis  o» 
peris  fub  terra  laciendi  rationem.Nota  deniqj  ipfi  fint  artificia  materix  ex» 
periendx,&  paradx  ad  excodlioncm,qux  etiam  ipfa  eft  admodum  diuer* 
Ia.  Nam  aliam  exigit  aurum  & argcntum,aliam  xs,aliam  argentum  uiuum, 
aliam  ferrum,  aliam  plumbum,  & in  eo  ipfo  dillimilcm  candidum  ac  tine* 
reum  uel  nigrum.  Quamuis  autem  ars  fuccos  liquidos  coquendi  ad  fpifsi* 
tudincmcliefecreta  a metallica  pofsit  uideri,  tamen  quia  ijdemfucti  effb* 
diuntur  etiam  in  terra  denfati,aut  excoquuntur  ex  quibufdam  terrarum  la» 
pidumue  generibus,  qux  metallici  effodiunt,  & quorum  quxdam  metal* 
lis  non  carent,  ab  ea  feparari  non  debet,  qux  cxcodho  iterum  non  eft  fim* 
plex,  etenim  alia  eft  lalis,  alia  nitri,  alia  aluminis,  alia  atramenti  futorij,  alia 
fulfuris,  alia  bituminis.  Metallicus  prxterca  fit  oportet  multarum  artium 
& difriplinarum  non  ignarus : Primo  Philofophix,  ut  fubterraneorum  or 
tus  & caufas,  naturascp  nofcac : Nam  ad  fodiendas  uenas  faciliore  & cpm* 
modiore  uia  perueniet,  8C  ex  effbfsis  uberiores  capiet  (rudius.  Secundo 
Mcdicinx,  ut  folforibus  8c  alijs  operarijs  prouidere  pofsit,  ne  in  morbos, 
quibus  prx  exteris  urgentur,  incidant : aut  fi  inciderint,  uel  ipfe  eis  cura* 
tiones  adhibere,uel  ut  medici  adhibeant  curare.Tertio  Aftronomix,ut  co 
ofeat  coeli  partes,  atque  ex  eis  uenarum  extenfiones  iudicet.  Quarto 
enfurarum  difciplinx,  ut  & metiri  queat, quam  alte  fodiendus  fit  pu* 
teus,  ut  pertineat  ad  cuniculum  ufque  qui  eo  agitur,  & certos  cuique  fodi* 
nx,  prxfertim  in  profundo, conftituerc  fines  terminos 'que.  Tum  numero* 
rum  difciplinx  fit  intelligens,  ut  fumptus,  qui  in  machinas  & fofsiones  ha* 
bendi  funt,  ad  calculos  reuocare  pofsit.  Deinde  Architedlurx,  ut  diuerfas 
machinas  fubftrudlionesque  ipfe  fabricari,  uel  magis  fabricandi  rationem 
alrjs  explicare  queat.  PofteaPidturx,  ut  machinarum  <®rmpla  deformare 
pofsit.  Poftremo  luris,  maxime  metallici  fit  prritus^«t&  alteri  nihil  furri* 
piat,  & libi  petat  non  iniquum,  munusque  alijsdciurcrelpqpdendi  fufti» 
neat.  Itaque  nccefle  eft  ut  is,  cui  placent  certx  rationes  8C  prxcepu  rei  me* 

a tallicx 
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tallicx  hos  aliosque  nodros  libros  dudiose  diligerttetfcp  legat,  aut  de  qua» 
que  re  confulat  experientes  metallicos,  fcd  paucos  inueniec  gnaros  totiuS 
artis.  Etenim  plcrunque  alius  fodiendi  radoncm  tenet : alius  percepit  fcieii 
tiam  lauandi,  alius  arte  excoquendi  confidit:  alius  difciplinam terra:  me» 
ticndx  occultat : alius  artificiose  fabricatur  machinas  : alius  denique  iu» 
ris  metallici  peritus  ed.  At  nos  ut  inueniendorum  & conficiendorum  me» 
tallorum  fcientiam  non  perfecerimus,  hominibus  certe  dudiofis  ad  eam 
percipiendam  magnum  afferemus  adiumen  tum.  Verum  accedamus  ad  in» 
fbtutam  rationem. 

Qvvm  femperfiierit  inter  homines  fumma  de  metallis  diflenfio,  quod 
alrj  cis  praeconium  tribuerent,alrj  ea  grauiteruituperarent,uifum  mihi 
cft,antequani  metallica  prxeepta  tradam, ueritatis  inuedigandx  caufarem 
ipfam  diligcn  ter  expendere.  Ordiar  autem  ab  utilitatis  quaedione,quae  dtf 
plex  eft,  aut  enim  quaeritur,  utilis  n^cne  fit  ars  metallica  his  qui  uerfantur  in 
eius  (ludio : aut  reliquis  hominibus  utilisne  fit,an  inutilis.  Qui  metallicam 
cenfcnt  inutilem  ede  his,  qui  fuum  fludiumin  ipfa  collocant,  aiunt  primo 
uix  centefimum  quemep  fodientem  metalla,  uel  id  genus  alia,  frucfhas  ex  ea 
re  capere.  Sed  metalIicos,quia  omnes  fuas  opes  certas  &T  bene  conditu  tas 
committunt  dubiae  & lubricae  fo  rtunar, plcrunque  fpc  falli, fumptibuscp  8C 
iacturis  exhaudos  amarifsimam  tandem  uitam,&  miferrimam  degere.  Ve 
nim  idi  non  uident  quantum  didet  docftus  &~ufu  peritus  metallicus  ab  ar* 
tis  ignaro  atque  imperito, hic  fine  ullo  dclecflu  & diferimine  fodit  uenas,  il» 
le  eas  experitur  atque  tentat ; Sed  quia  iuuenit  uel  nimis  angudas  & duras, 
uel  laxas  &C  putres,  Cx  eo  colligit  ipfas  utiliter  fodi  non  pode : itaque  fodit 
feledlas  tantum : quid  igitur  mirum  ? rerum  metallicarum  imperitum  da» 
mnum  facere  1 peritum  uero  frutdus  ex  fofsionc  capere  uberrimos  f Con»- 
tingit  idem  agricolis.  Nam  qui  terram  arant,  ficcam  pariter  Sc  denfam  Sc 
macram,  ci'quc  mandant  femina,  tantam  non  faciunt  medem,  quantam  hi 
qui  folum  pingue  ac  putre  colunt,  & in  eo  faciunt  fementem.  Quum  au» 
tem  multo  plures  metallici  fint  artis  imperiti  quam  periti, fit  ut  metallorum' 
fodio  perpaucis  emolumento  fit,  detrimentum  aderat  mulus.  Siquidem 
uulgus  mctallicorum,quod  ed  cognitionis  uenarum  rude  ignarumcp,non- 
raro8c  operam  & oleum  perdit.  Id  enim  magna  ex  parte  folct  accurrere 
Ad  metalla, quum  uel  propter  magnum  &C  graue  gs  alienum,  quo  fc  obdriri 
xit,  mercaturam  depofuerit,  uel  laboris  commutandi  gratia  reliquerit  fal» 
ccm  8c  aratrum.  Quamobrcm  fi  quando  incidit  in  uenas  metallorum  alio» 
rurriuc  fofsilium  fcccundas,  id  bona  magis  fortuna  accidit,  quam  aliqua 
fubtili  animaduerfionc.  Quod  autem  metallica  multos  auxerit  diuitfjs  ex 
hidorijs  intclligimus,  etenim  inter  feriptores  antiquos  condat  aliquot  ref» 

publicas  florentes, nonnullos  reges,  plurimos  homines  priuatos  ex  metaU 
locorum  ue  ramentis  diuites  elfefados.  Quam  rem  multis  claris  & illu» 
dribus  exemplis  ufus,in  primo  libro  De  ueteribus  & nouis  metallis  inferi» 
ptodrlatauLatqueexplicauqexquibus exemplis  apparet  metallicam  fuis 
cultoribus  ede  utilifsimam.  Deinde  ijdem  reprehenfores  dicunt  metalli» 
ca:  quae  dum  minune  efle  flabilem,  magmVque  laudibus  efferunt  agricul» 

curam 


Dole 


tiirE*.  f M M V *'  m aroentaria  metalla 

O autemnere hocdicant,non uideo. J fumbaria  Gofe* 

teft : Schemnicr) incolarum ptitttlegial°<lu“w“  t meUllicus unito* 
ciantinmctalla.au  p r ncjcrit: attamen Shonbc  gn  . Verum  mihi 


lr!entespulucr?pulmones  exulceranteitraae**1^^  delapfi  bj*cl,'^cf“* 

re,  ut  propter  c S m & extremum  dtfcrun  ^ l forumui# 

ximumquodquc  p adcdpkna  terrons  & Pc"c  ’f  iusincaina 
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parrim  probare  argumentis,  & exemplis,  partim  conuitio  a nobis  exton 
quere:  utuntur  autem  primo  his  argumentis.T erra  non  occulta  t,& ab  ocu 
lis  remouct  ea  quae  hominum  generi  utilia  (iint  & ncccfTaria,  fed  ut  benefi» 
ca  benignacp  mater  maxima  largitate  fundit  ex  fcfe,&  in  afpedhim  lucemcp 
profen  herbas,  legumina, fruges,  frudhis  arborum : at  fofsilia  in  profundo 
penitus  abftrudit,crueirda  igitur  non  funt.Quia  uero  ipla  eruunt  homines 
lcelerati,quos  ut  poetg  loquuntur,  ferrea  illa  artas  progigni  t,Ouidius  eam 
Studariam  merito  infequiturhis  ucriibus. 

Nec  tantum  fegetes  alimenta®  debita  diues 
Pofcebatur  humus,  (ed  itum  eft  in  uifcera  terrae, 

Quasfp  rccondiderat,Stygrjscp  admouerat  undis,  v. 

Effodiuntur  opes,irritamenta  malorum.  / f , 

Iamcp  nocens  ferrum  ferrocp  nocentius  aurum  * 

Prodi era  t,prodit  bellum. 

Alterum  eorum  argumentum  eft:  Metalla  nullum  utilitatis  fruftum  ho 
mini  praebent,  ea  igiturferutari  non  debemus.  Quum  enim  homo  conftet 
ex  animo  & corpore,neutrum  eget  fofsilibus:  animi  nanque  paftus  fuauif* 
limus  eft  contemplatio  natura:,  optimarum  artium  difciplinaruin  que  co* 
gnitio,  perceprio  uirtutum,  in  quibus  optimis  rebus  fi  le  exerceat  fatura* 
tus  bonarum  cognitionum  epulis  nullius  rei  deliderio  tenetur.  Corporis 
uero  natura  quamuisuiftu  ueftitucp  neceflario  contenta  fit,  fruges  tamen 
terrae  atque  diuerli  generis  animantcs,ip(ifuppeditant  mirabilem  cibi  & 
potionis  copiam,  qua  comodifsime  alitur, augelcit,  uitam  ad  multum  tem* 
poris  producit.  Linum  autem  & lana  multorumcp  animalium  pelles  cor* 
pori  ueftitum  dant  copiofum  &C  parabilem  ac  minime  carum,  delicatum 
uero  nec  difficilem  iuuentu  arborum  lanugo,quod  fericum  appellatur, 
bombicis  telae,  ut  nihil  prorfusipfi  opus  lit  metallis  penitus  in  terra  abdi» 
tis  8f  maxima  ex  parte  predofis.  Quare  quod  ab  Euripide  ditflu  eft,  ferunt 

Erobari  in  omni  dodlorum  hominum  ccetu,atque  id  merito  femper  inore 
abuifte  Socratem. 


Non  opera  funt  argentea  atep  purpura 
V itac  hominum,fed  magis  tragoedis  ufui. 

Laudant  etiam  hocTimocreontis  Rodrj : Vtinam  catce  Plute  nec  in  terr*, 
necinmari,necin  conrinente  appareres,  fed  habitares  in  Tartaro  & Acha» 
ronte,  ex  te  enim  omnia  oriuntur  mala  quae  fubeunt  homines.  Ad  ctxlum 
laudibus  extollunt  uerlus  Phocylidis. 

Aurum  atep  argentum  damno  eftmortaIibus,aurum 
Dux  fcelerum,uita:  peftis,rerumcp  ruina, 

O urinam  clades  non  deletftabilis  efles, 

T e propter  fiunt  raptus, homieidia,pugnae. 

Fratribus  infenfi  fratres, natisi^  parentes. 

Placet  praeterea  eis  illud  Naumachrj: 
n . , - Argentum  puluis  &aurum. 

•juluis  arenofo  pelagi  quicunqj  lapilli 
Liuore  quicj  iacent  fluuiorum  margine  fparfi. 
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' ^ Coritrauitupcrant  hos  Euripidis  uerlus;  . 

» Plutus  deus  fapientibus.funt  extera  :t 

- Nugae,Gmulq>  uerborum  praeftigiae.  ; 

i Item  hos  Theognidis,  , 

Te  pulcherrime  & 6 placidifsime  Plute  deorum 
Dum  teneam, poiTum  uel  malus  efle  bonus. 

Infetflantur  Ariftodemum  Spartanum  quod  dixerit:  pecuniae  uir,paiv  { 

per  nullus  neque  bonus  efl,  neque  honoratus.  Reprehendunthacc  Timo* 
dis  carmina. 

* Argentum  &T anima  & (anguis  eft  mortalibus.  , 

4 Cuius  libi  qui  non  congcfsit  copiam,  ; 

. Vagaturillcuiuosintermortuus. 

: Accufant  denicp  Menadrum  quod  fcripferit. 

Epicharmus  ede  praedicat  Deos,aquam, 

Ventoscp  & ignem,  terram, folem,iydera. 

At  ipfc  iudico  efle  Deos  utiles 
Aurum  argentumcp  noftrum,nancp  fi  domi 
Ponens  tua:  locaueris  hos,quicquid  uoles 
1 Petas  Iicet,ubi  contingent  omnia: 

» Ager, domus, feruicp  & opera  argentea,  , 

■ Necnonamiri,iudices,tcftes,modo 

* Largire, nam  deos  miniftros  pofsides. 

< Haec  praeterea premunt  argumenta, metallorum  fofsionibus  agri  ua* 
ftantur,quo  circa  quondam  Italiae  cautum  eft  lege, ne  quis  metallorum  caii 
(a  terram  foderet,  & agros  illos  uberrimos,  ac  uinetaoliuetac»  corrumpe? 
ret,fylua:&  nemora  fucciduntur,  nam  lignis  infinitis  opus  efl  ad  fubftru» 
<fliones,ad  machinas,  ad  metalla  excoquenda.  Syluis  autem  & nemoribus 
lucrifis  exterminantur  uolucres  & T bcftiae,quarum  pleraeque  homini  cibus 
iunt  lautus  8>C  fuauis.  Venx  metallicx  lauantur,  qua:  lotura,  quia  uenenis 
Inficit  riuos  &fluuios, pilees  aut  nccat,aut  ex  cis  abigit. Quum  igitur  inccw 
Ia: regionum  propter  agrorum,  fyluarum,  nemorum,  riuorum,  fluminum 
uaflitatem  incurrant  in  magnam  difficultatem  rerum,  quae  fuppeditant  ad 
tiidum,  parandarum : propter  lignorum  inopiam  maiorem  impenfam  fa> 
dant  in  aedificia  extruenda,  palam  ante  oculos  omnium  efl,  plus  in  fofsio» 
tie  detrimenti  efle,  quam  in  metallis  emolumenti,  quae  fofsione  pariuntur. 
Deinde  exemplis  acriter  pugnantes,  contra  metalla  clamant,  pracftantifsw 
mum  qucnqj  uirum  uirtutibus  contentum  ea  neglexifle:  laudantep  Biaru 
tem  propterea  quod  ifla  ludibria  fortunae  ne  fua  quidem  putauerit,  eius  e* 
Tiim  patriam  Prienem  cum  cepiflent  hoftes,&  fui  riues  onufti  rebus  precio 
fis  dediflent  fefe  in  fugam,interrogatus  a quodam  cur  nihil  de  fuis  bonis  fe 
‘cum  efferret,  refpondit : omnia  mea  mecum  pono.  Et  Socrates,  inquiunt, 
■accepit  uiginti  minas  ad  fe  miflas  ab  Ariftippo  grato. difcipulo,fed  eas  Del 
iuflu  afpernatus  eidem  remifit.  Ariftippus  autem  in  hac  refecutuspraece» 
-ptorem  aurum  fpreuit,  ac  pro  nihilo  putauit.  Quum  enim  iter  faceretuna 
cum  feruis,  & rj  prae  auri  pondere  tardius  irent,  iufsit  eos  tantum  ipfiu* 

*"...  ’*  a j retines 
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retinere,  quantum  fine  labore  ferre  portent,  reliquum  de  fe^brjcere.  Quin 
AnacrconTdusuetusatquenobilis  poetaquinque  talenta, quibus  a Po< 
lycrate  donatus  fuit,  quum  deijsduas  noflesfolidtus  fuiffet,  reddidit  di# 
cens,  non  erte  digna  curis, qiiae  fint  fufeipienda  de  ipfis.  Nobiles  item  & e* 
gregie  fortes  imperatores  luerunt  philofophorum  rtmiles  auri  argenti' que 
defpidentia  ac  contemptione : (iquidem  Phocion  Athenienrts,  qui  fatpius 
dux  exercitus  fuit,magnum  auri  pondus,  (ibi  dono  mirtum  ab  Alexandro 
'Macedonum  rege,  paruum  duxit  8c  contcmpfit,  & M.  Curius  aurum, Fa* 
bricius  Lufcinus  argentum  & ars  referre  Samnitibus  iufsit.  Sed  etiam  rcG 
publice  quaedam  aurum  & argentum  legibus  & inrtitutis  ab  udi  & tradbu 
tionc  fuorum  ciuium  exduferunt.  Etenim  Lacedaemoncs  decreto  & difda 
plina  Lycurgi  diligenter  inquirebant  in  fuos  ciues,  ea  pofsidcrcnt  necne, 
portertor  autem  deprehenfus  poenas  legibus  et  iudicio  dedit:  & oppidi  ad 
Tigrim,quod  Babytace  nominabatur,  incola:  atque  habitatores  aurum  de 
fodiebant  in  terra, ne  quis  eo  uteretur,  & Scytarchae  ufum  auri  argenti  que 
condcmnabant,utauariciafeabdicarent.Tum  metalla  conuicrjs  laflantur. 
Primo  autem  petulanter  ifti  maledicunt  auro  & argento,uocan  t' que  funea 
ftas  & nefarias  peftes  humani  generis,  nam  ea  qui  pofsident  maximo  in  pe 
riculo  funt,quos  deliciunt,  portertbribus  tendunt  inii dias,  quamobrem  ua 
trifque  farpenumero  caufa  interitus  & exitq  fuerunt.  Siquidem  Polymnea 
ftor  rex  Thracum, ut  potiretur  auro, interfecit  Polydorum  illurtremhofpia 
tem  & filium  Priami,  foceri  fui  & ueteris  amici.Thefauros  quoque  auri  ara 
genti  que  ut  raperetPygmaleon  T yriorum  rex  fororis  maritum  & (acerdo 
'tem,  nullam  habens  rationem  neque  affinitatis, neque  religionis, obtrunca 
uiL  Auri  gratia  Eriphyle  Amphiaraum  maritum  horti  prodidi  t.Lafthenes 
Olynthum  urbem  Philipo  Macedoni : Sp.Tarpei  filia  auro  corrupta  Sabi 
■nos  in  arcem  Romanam  accepit. C.Curio  patriam  auro  uendidit  Cacfari  di 
flatori.  At  itfculapio  (ummo  medico,  8c  ut  habitus  eft,  Apollinis  filio, au» 
rum  interitus  caufa  fuit.  Similiter  M.Craflus  cum  auro  Parthorum  inhiaa 
ret,  profligatus  una  cum  filio  Sc  undecim  lcgionibus,horti  ludibrio  fuit.  Is 
enim  aurum  liquidum  infundens  in  riflum  interfefli  dixit:  Aurum  fitifti, 
aurum  bibe.  Sed  quid  multis  hiftoriarum  exemplis  hic  nobis  opus  eftC 

Suum  uideamus  diebus  fere  fingulis  propter  aurum  argentumue  fores  e& 
ingi,perfodi  parietes,  miferos  uiatores  oeddi,  ab  ifto  rapad  & crudeli  ge 
nere  hominum  nato  ad  furta, ad  facrilegia,  ad  cxcurliones  latrocinia,  lua 
res  contra  correptos  fufpendi,facrilegos  uiuos  comburi,  latronum  artu* 
rota  confringi,  bella  quoque  non  exitiofa  tantum  r|s  quibus  inferuntur 
Ted  rjs  etiam  qui  ca  faciunt,  geri  propter  eadem.  Quinettam  ea  ipfa,dicunt| 
dant  facultatem  ad  omne  flagitium.uirginum  fdlicet  corruptelas,  & adula 
teria,&  incerta, ftupra  denique  qua:  per  uim  offeruntur. Itaque  Poertc  cum 
fingunt  louemin  aureum  imbrem  uerfum,  atque  illapfum  in  (Inum  Daa 
naes  non  aliud  uolunt,  quam  ipfum  auro  munifTe  fibi  tutam  uiam,  qua  ina 
grederetur  in  tummaduitium  fadendu  uirgini.  Praeterea  auro  & argento 
multorum  fides  labe&flatur,  emunturiudicu,  infinita  federa  eduntur.  Eta 
«nun  ut  Propertius  inquit,  ' " 

k 5 Aurea 


j.  tIBB»  f «.IBV**  1 ^ 

, « «uncuerJ  funtfecula,plurimus  auto  * 

r ^SonoMuro  conaliaturamor. 

' ^ssasssss**-- 

Et  Diphilus,  , 

■ Auro  puto  nihil  quicquam  potentius, 

■ "“od” 

Ct"  ^Odiego  aur^^^*^|t^^^etu^cltiosI^^aej''untur  iu  pecuniam 
Ibi  uero  euam  Poetx :*c  > autcm  luuenahs ; 


• Et  in  alio  loco. 

; EP5.h»se“““ 

nes  uulnerantur,  &C  non  COminus  foldm.ftd  etiam  nu$ 

jnachum  mouiffet,fcnpfit.ferro  nunc  iacenis,nunc  ucro  pennato, 

laiuolumque  nunctormenns«c  J ^udem  arbitror.  Siquidem  ut  Pf 

quam  fceleratifsimam  humamm^  ^ fccimuSi  pennas » que  fer# 

cyus  morsperuemret  ad  . corpore  figitur:  item  fagittafi^ 

Adedimus.  Veruntamcn  mifsdem  ^ fcr°us  bombardx  glo# 

ue  eam  mittat  arcus^uefcorpio  fi  P ' potcft,  & nullum  mar« 

bus  in  aerem  exprellus,  per  e(Vutipfum  fuo  idhi  fuaq?  ui  non  per# 

mor laxum  ue obiecftum tam  folo,&  muros firmifsimos fin* 

'fringat.  Quoarca  altifsimas  I fta,q  mittunt  faxa,&  arietes  atqj  alia 

,dit,perrumpit,difiiqt.utcer  ^ propugnacula  der|  ciunc, 

ueterum  tormenta,  qux  muru  p - • babcrcuideantu».  Qua:boni 

cum  bombardis  comparata,non  mag  fecus  ac  fi  tonitrua 

bardae,  quia  horribiles  fundunt  limos^frttni™®^  ^^^^  quxcp  affli 
,(ftnt : emittunt  ex  fe  flammas  corulcantes^  J incendium  excitant,non 

Mnt,comminuunt,difsipant,igneme  j hominibus  deceretur 
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bombardx  qux  in  manurtneri  polfunt,  hodie  raro  fiunt  ex  ferra,  rikgnx 
nunquam,  fedcx  xris  A plumbi  candidi  quadam  miftione,  iddrco  in  xa 
& plumbum  plura  maledi&a  conferunt,  quam  in  ferrum.  Hoc  lococtiam 
commemorant  xneum  Phalaridis  taurum,  xneum  Pergamenorum  bo* 
uem,  canem  ferreum,  eculeum , manicas,  compedes , cuneos,  uncos,  lami* 
nas  ignitas.  His  homines  crudeliter  tora,  confitentur  maleficia  & ferino* 
ra,  qux  nunquam  commiferunt,  atque  innocentes  omni  iupplicio  mifer- 
rime  fic  excruciati  necantur.  Plumbum  etiam  nigrum  peltiferum  A po* 
'cens  efie,  eocp  liquido  puniri  homines,  ex  hoc  carmine  Horati),  de  fortu- 
na  loquentis  conuincitur. 

Te  femper  anteit  fxua  necelsitas,  « 

Clauostrabaleis.A  cuneos  manu  . , 

Geltans  ahena.ncc  feuerus, 

Vncus  abeft,liquidumcp  plumbum. 

Vt  uero  magis  odium  concitent  in  hoc  metallum,  non  filent  de  plumba 
tis  A globulis  paruarum  bombardarum  ex  eo  fadtis,  A lxfionis  neas  que 
caufam  in  ipfum  conferunt.  Itaque  quum  natura  in  profundo  terrx  metal- 
la penitus  abftrufcrit,  ad  ufiis  uitx  non  fint  neceflaria,  fpreta  funt  ab  opti- 
mo quoque  uiro  A repudiata,  effodienda  non  funt,  & quumeffbfla  fem- 
per multorum  & magnorum  malorum  caufa  extiterint : fequitur  ipfam  e* 
dam  artem  metallicam  hominum  generi  utilem  none!Te,fed  noxiam  exi- 
tiofamep.  litis  autem  tragcedijs  uiri  boni  complures  ita  perturbantur, ut  oi* 
dium  acerbifsimum  in  metalla  conripiant,  eaqj  prorfus  non  gigni  uelint, 
aut  genita  a nemine  omnium  effodi.  Sed  quo  magis  lingularem  illorum  irt 
tegritatem  A innocentiam  bonitatemqj  laudo,  eo  maiori  curx  mihi  erit,ut 
omnis  error  ex  eorum  animis  cxrirpetur,ac  funditus  tollatur,ut  que  aperia 
tur  fententia  uera,  A humano  generi  perutilis.  Primum  qui  metalla  accu- 
fant,  A ea  ufu  abdicant,  non  uident  fe  Deum  ipfum  accufare,  A fcelerum  da 
mnare,  ut  quem  res  quafdamlTultraac  fine  caufa  condidilfe  autument,  & 
malorum  autoremefle  putent,  qux  fane  fententia  prjs hominibus  Aperi- 
tis uiris  digna  non  elt.  Deinde  metalla  certe  terra  non  reconditin  profun- 
do, propterea  quod  ea  ab  hominibus  fodi  non  uelit,fcdquia  prouidafo- 
lers'que  natura  fuum  cuique  rei  locum  dedit,  ea  gignit  in  uenis  & fibris 
commiffuriscp  faxorum,  tanquam  in  uafis  proprijs,  Amaterix  receptacu 
lis:  etenim  in  reliquis  elementis  aut  gigni  non  poliunt,  quod  ipfis  mate- 
ria defit,  aut  genita  in  aere, id  quodpcrraroeuenit,nonreperiuntlocum 
confiftendi,fedfuaui  fuocp  pondere  deorliimin  terram  feruntur.  Quum 
igitur  metalla  fedem  propriam  A ftabilem  habeat  in  uifceribus  terrx,  quis 
non  uidet  iflos,  id  quod  uolunt  probabili  argumentauone  non  conclude* 
re  1 Sed  dicunt : quanquam  metalla  funt  in  terra,  ut  in  proprio  fui  ortus  Io* 
eo  locata,  quia  tamen  indufa  A abdita  latent  in  occulto, non  funt  eruenda. 
Ego  autem  illis  reprehenforibus  nimium  moleftis  pro  metallis  pifces  re- 
geram, quos  occultos  A latentes  in  aquis,  marinis  etiam,  capimus,  quum 
multo  magis  alienum  fit  ab  hominis  terreni  animalis  uita  maris  interiora, 
^ terrx  uifcera  ferutari.  Siquidem  ut  aues  ad  libere  uolitandum  per  aerem 

nata 
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* 

iimantibus 

eius  etucmis  metalla  aliaque  - ficjs'<B  depellitur,  neque  utilia 
fdbus  uefeimur,  at  fofsilibus  nccluc  l rum  argumentum,  quo  contcn* 
£nt  ld  corpus  ueft.endum : fine  metallis  non 

dunt  probare,  metalla  eruen  ^ui^^^  ad  ucftitUm.  Etenim  nlm 

poteft  parare  ea,  qux  fupp«  rabeat  noftris  corporibus,  pnmum 

Ves  rufficamaximamuiAii  _ P P fin  .nftnimentis,  fiquidem  terra  jfe 


te* 

^^U^^d^e^^meadet^ntfiatit  (^ie* 

* "fruges  falcibus  cum  parte  culim  tribulis  tunduntur,  ac  uannis 

S«j*  »ndun»,  ■" mn,rio  infaun.1.. «. 
expurgantur,  pura  ha.c  poffulat,  aut  flagitat  necefsitas.  lam 

quo  promuntur  rurfus  ex  arboribus  & fruticibus  no, 

ad  frudus  meliores  & uberiores  “P  itcruir  fineinftrumcn, 

bis  opus  eft  paftinatione,  puta  ’ lac  dia^mel,  uinum,  deum  fine  ua, 

ris  fieri  non  queunt,  ut  nec : _q  ^ tot  genemm  animantes  fine  fta, 

fis  coerceret  continere  p 2ore  intolerabili.  Inftrumenta  autem itu 

Wlis  tueri ipluma diutina &a^^g  dOT^dolabra,  dentes  quos  habet 
ftka  pleraque  funt  ferre»  f n ’ ftramentana,arborana  uincatica,  tw 

«cca.farculum.runcm^xfena^  .’afauerrixneauel  plumbea.  At  neque 

trum,fcalpellum,  furcae,  P^  ^ funt  fabricata : neque  cella  mnana,  uel 

inftrumenta  uafaue  g una  alia  uilla:  pars  fine  inftrumentis  fer 

olearia,  neque  pecuarijs  paftionibus  abducantur  ad 

reis  potuit  aedificari.  . g,  ^ ejufdcin  generis  animalia, fiue  ex  uil 

|,oci.  auomis  jm,d,  Uffiuit<  ViniMhic  dK»n  d'  ^ 

aut  cultris  animant  coauendas  carnes  eundem  ufum  afferant  fi. 


uerriculo  capit  pu» 

Jpedatim  pertequar.  itl  fluunS  ? Atbamus  ferreus 

Ices  in  mari,inmantimisuiuanjs,i  P ma(Tas  appcnfas  uidcmus, 

tft,&  e uerricu10  interdu  plumbeas  (^CUribus  infruftrafecanturaut 

p&es  autem  capri  P^S^Z^  didumiNunc  dicam  de  uefti, 
exenterantur.  Seddc  u.du  » P ^ corjo.  Venim  oues  primo  ton 
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inpannuelio.fub  quod  fubitfub tegmen,  idcp  petfHne  feritur,  ut  tandem 
ex  filis  tantum : uet  ex  filis  & pilis  fiat  pannus.  Linum  uero  uulfum  primo 
peditur  hamis,  mox  mergitur  inaquas,  rurfuscp  ficcatur : tum  tufum  ftu 
pario  malleo  uel  confractum  carminatur,  deinde  extenuatur  in  fila,po« 
ftremd  texitur  tela.  Sed  artifex  panni  aut  textor  num  aliquod  habet  inftni 
mentum  non  ferreum  ? uel  ligneum  fine  ferro  ia  dum  ? iam  farcinatori  di» 
(cindendus  pannus  uel  tela : num  id  fine  cultro  uel  forfice  faciet?  num  con» 
(uet ullam Ueftem fine  acu? ne  populus  quidem  tranfmarinus  pennarum 
contextu  corporis  tegumentum  faciet  fine  ijfdcm  inftrumentis,  nec  pel» 
liones  ipfis  carere  poliunt  cuiufcunqp  generis  animantium  fuant  pelles.  Et 
(utor  indiget  fcalpri,quo  fcindat  corium  .'cultri,  quo  radat : fubulae,  qua 
perforet, ut  poflit  conficere  calceos.  Sed  haec  tegumenta  corporum  ud 
texta  uel  futa  funt.  aedificia  uero  quae  idem  corpus  tuentur  ab  imbribus, 
uentis,  frigore,  calore,  non  extruuntur  fine  fecuri,  ferra,  terebro.Sed  quid 
pluribus  uerbis  opus  eft  ? Metallis  ex  ufu  hominum  fublatis,  tollitur  o» 
mnis  ratio  & tuendae  fuftentandaccp  ualetudinis,  & tenendi  curfumuine 
culuoris.  Etenim  homines  fcedifsimam  6c  miferrimam  uitam  degerentin» 
ter  feras,  ni  metalla  eflent,redirent  ad  glandes  atque  fylueftria  poma  & pru 
na : herbis  8C  radicibus  euulfis  uefcerentur,  unguibus  foderent  fpcluncas, 
in  quibus  nodu  lacerent,  interdiu  infyluis&  campis  pafsim  morebeftia» 
rum  uagarentur,  quae  res  quia  hominis  ratione,  pracfhmtifsima  & opri* 
manaturae  dote,  prorfus  eft  indigna,  adeohequifquam  erit  ftul  tus  aut  per» 
tinax,  ut  metalla  ad  uidum  uefbtumcp  neceflaria  efle,  & ad  uitam  horni» 
num  tuendam  pertinere,  non  concedat?  Tum  quia  metallici  plcruncp  fo» 
diunt  montes  nihil  frugum  ferentes,  Sc  ualles  tenebris  circumfufas  agris 
uafbtatem  exiguam  aut  nullam  inferunt.  Poftremo  ubi  Ivluae  8c  nemora 
(ucciduntur,  ibi  fruticum  & arboru  radicibus  extirpatis  frumenta  ferunt, 
qui  noui  agri  tam  uberes  breui  efferunt  frugcs,ut  damna,quac  lignis  carius 
emendis  faciunt  incoli,  refardant.  Atque  metallis,  qua:  ex  uenis  conflari» 
tur,  alibi  innumerae  uolucres,beftiae  edules,  pifces  comparari,  & ad  loca 
montofa  afferri  poflunt.  Abeo  ad  exempla  : BiasPrienenGs  capta  patria 
nihil  derebus  predofis  exportauit  ex  urbe,  ut  uir  qui  habitus  eft  fapiens, 
ab  hofhbus  fibi  periculum  non  metuerit,  quanquam  hoc  de  eodiduere 
non  pofsit,  quod  fe  coniccerit  in  fugam,  non  magna  mihi  resuidetur  ef» 
fe,  iadhiram  horum  etiam  bonorum  facere,  perdita  domo,  prxdrjs,  patria 
ipfa,  qua  nihil  charius.  Quin  ego  iudicarem  Biantem  iftius  generis  bona 
contempfifle,  ac  pro  nihilo  putaffe,fianteaquam  patria  capta  effcqealar» 
gitus  effet  cognatis  amicis,  aut  diftribuifiet  in  egentifsimos  homines: 
nam  idipfum  fine  controuerfia  fedflet  fua  fponte,  hoc,quod  tantopere  mi» 
ratur  Graecia,  ui  hoftium  coaiffus,  &C  fraftus  metu  fecifle  uideri  poteft.  So» 
crates  uero  non  fpreuit  aurum,  fed  docendi  predum  noluit  fibiperfolui. 
At  Ariftippus  Cyrenenfisfi  comporaffet  ipfeacq;  feruaflet  aurum,  quod 
iufsit  feruos  de  fc  abrjcerc,  potuiflet  emere  res  quae  expetuntur  adufiis  ui» 
tae  neceflanas  & propter  egeftatem  non  habuiffet  neceffc  adulari  Diony» 
fium  Sicilia:  tyrannum,  nec  unquam  ex  eo  nominatus  fiuflet  regius  canis. 

Quo» 


•-  -LIBER  PRIMVS.  „ 

Quocirca  Damafippus  Horatianus  carpens  Stabemm  maximi  acftiman* 
ttmdiuitias  inquit: 

v Quid  fimileifti  , 

* Graecus  Ariftippus^qui  feruos  proijcere  aurum 

> In  media  iulsit  Libya,quia  tardius  irent 

Propter  onus  fegn es, uter  eft  infamor  horum  1 
Infanit  enim  qui  pluris  facit  diuitias,  quam  uirtutes.  Infanit  etiam  qui 
cafdem  refpuit,  ac  pro  nihilo  ducit,  quum  liceat  ipfis  bene  uti.  Quod  au* 
temidem  Ariftippus  alias  aurum  ab  nauigio  proiedt  in  mare,  animo  ma< 
gno  Sf  prudenti  eam  rem  egit.  Siquidem  quum  aduerteretefle  piratarum 
tcapham , in  qua  uehebatur , timuit  de  uitafaa,  numerauitquc  aurum , 
quum  id  fponte  eicdflet  in  mare,  tanquam  feciflct  inuitus,  ingemuit:  fed 
pofteaquam  cuafiflct  ex  periculo,  dixit : ipfum  aurum  pcrqfle  fatius  eft, 
quam  me  perijfte  dus  caufa.  Venim  cfto , Philofophi  quidam  & Ana* 
creon  Teius  contcmpferint  aurum  & argentum,  Anaxagoras  etiam  Cia* 
romenius  fandos,  qui  oues  alerent,  deferuit : & Crates  Thebanus  quum 
molefte  ferret  fe  rei  familiaris , aliarumep  curas  faftincre,&  his  animum 
faum  in  contemplando  diftrahi,  bonis,  quae  ualerent  o<fto  talenta,  relnftis, 
atque  fampto  pallio  & pera  pauper  omnem  curam,  cogitationcm,operam 
ad  philofophiam  contulit.  Num  quod  ifti  philofophi  haec  ipreuerint  o* 
mnes,alq  pecuariam  rem  non  curarunt  ? non  coluerunt  agros  ? non  habi* 
tarunt  domos  C certe  multi  contra  cum  diuitijs  affluerent  praeclare  in  ftu* 
^ cognitionis^  rerum  diuinarum  &C  humanarum  uerfati fant, 

*? Anftoteles,Cicero,Seneca.  Sed  Phodoni  non  cratintcgrum,aurum  ab 
Alexandro  ad  iemiftum  acdpere.  Si  enim  eo  uti  uoluiflet,  tam  rex  quam 
ipfeincurnftetin  odium  offcnfionemcp  populi  Athenienfis:  qui  populus 
euampoftea  in  uirum  illum  bonum  ingrams  fait : nam  eum  compulit  ad 
hoc,  ut  biberet  cicutam.  Quid  autem  M.  Curio,  & Fabrido  Lufdno  mi* 
nus  conueniens,  quam  aurum  ab  hoftibus  aedpere  f qui  his  machinis  fpe* 
rabant  eos  poftelabefadari,  aut  fuis  duibus  in  odium  uenire  uolcbant,  ut 
ipfis  Romanis  inter  fe  difsidentibus  rempublica  fanditus  euerterent.  Sed 
Lycurgus  debuerat  auro  & argento  utendi  preccpta  tradere  Spartanis,  no 
resperfe  bonas  tollere  de  medio.  Babytacenfes  ueroquis  non  uidet  ho* 
mines  faifte  amentes  ST  inuidos-T  poterant  enim  auro  mercari  ea  quibus 
indigebant : uelipfam  donare  finitimis  populis,  ut  eos  fibi  donis  benefi* 
cqscp  detuncircnt.Poftremo  Scytarchat  folo  auri  argenti®  ufu  damna* 
to.auanua  fenon  prorfus  abdicarunt,  quod  auarus  etiam  fit  aliorum  bo* 
norum  poTcftor,fi  cisnon  utitur.  Nuncrefpondcndum  cftad  conuitia, 
quibus  res  fofsiles  ladantur.  Itaque  aurum  & argentum  primo  uocant  pe* 
tes  hominum,  quod  poflefforibus  interitus  & exitij  caufa  fint : hoc  autem 
modo  quae  tandem  res  quam  pofsidemus,  pcftis  humani  generis  non  di* 
«turfan  equus  Cau  ucftisC  an  denique  aliud  fimile f Vcftus  autem  in  equo 
inligm,aut  uiatorbene  ucftitus  caufa  latroni  fuerit,  ut  ab  eo  occideretur 
num  igitur  in  equis  non  uehimur,  fed  pedibus  iter  fadmus,  quia  praedo 
«edem  fecit  ut  raperet  equum  1 aut  num  ueftiti  non  prodimu  s C fed  nudi. 
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quia  grallator  ferro  uitam  uiatori  eripuiqut  eum  fpoIiaretuefteC  fimiUt  dl 
poflefsio  auri  8C argenti.  Quoniam  uero  his  omnibus  hominum uita bene 
carere  non  poteft,  cauebimus  a prxdatoribus,  &T  quia  femper  non  polTu/ 
mus  ex  eorum  manibus  effugere,  eftproprium  munus  magiftratus,  fcdera 
tos  8C  nefarios  homines  ad  tortorem  & carnificem  rapere.  Belli  edam  cau/ 
(a  res  foffiles  non  funt : ut  enim  ciim  unus  aliquis  Tyrannus  magno  amore 
inflammatus  in  mulierem  egregia  forma,  facit  bellum  oppidanis,!  ftiufrfio» 
di  belli  in  effrenata  tyranni  libidine  eft  culpa,non  in  facie  mulieris : Ita  cum 
alius  caecus  cupiditate  auri  & argenti  bellum  infert  diuiribus  populis,  me» 
ulla  extra  caufam  ponere  debemus,  8C omnem  culpam  in  auaritiam  tranfi 
ferre.Nam  furentes  impetus  & turpes  adhones,  quae  iura  gentiu  & duium 
continuere  & uiolarc  folcnqoriuntur  ex  noftns  uidjs.Quare  non  refle  Ti/ 
bullus  in  aurum  contulit  belli  culpam,cum  inquit: 

Diuitishocuitium  eftauri,nec  bella  fuerunt 

Faginus  aftabat  cum  Icyphus  ante  dapes.  i 

At  Virgilius  dicit  homitidij  culpam  in  auaritia  relidere  dePoIymeftt* 
reloquens: 

•ras  omne  ab rump i t,Po lydorum  obtruncat,&  auro 
Vi  potitur.quid  non  morulia  pedtora  cogis 

Auri  facra  fames  t ‘ 

Et  iterum  rc<5le,ciim  loquitur  de  Pigmaleone,^ui  Sicneum  interfecit» 
Atcp  auri  csccusamore. 

Clam  ferro  incautum  fuperat. 

Fames  enim  & cupiditas  auri  aliarumcp  rerum  reddit  homines  caecos. 
Atque  impia  illa  pecuniarum  cupiditas  omnibus  omni  tempore  & loco 
probro  fuit  & crimini.  Quin  etiam  auaritiae  tantum  dediti,  quod  rius  ferui 
eflent,fempcr  illiberales  & fordidi  funthabiti.Similiterauro  &argento,& 
gemmis  expugnauerit  aliquis  pudicitiam  mulierum,  multorum  fidem  la* 
befadlarit,  emerit  iudicia,  innumera  fcelerafcccrit,itcrum  res  foffiles  in  cui/ 
pa  non  funt,fed  inflammatus  atque  ignitus  furor  honrinum,uel  animorum 
caeca  8c  impia  cupidi  tas.Quanquam  autem  in  aurum  & argentum  di<fta,in, 
pecuniam  potiffimum  dicantur,  tamen  quia  nominarim  eam  carpunt  Poe/ 
tac,  ipforum  conuicia  infringenda  funt : quod  uno  illo  fien  poteft.  His  pe/ 
cunia  eft  bono,  qui  ea  bene  utuntur  : dat  damnum  aut  malum,  qui  male. 
Quamobrcm  rcdliffime  Horatius : 

Nefds  quid  ualeat  nummus, quem  praebeat  ufitm 
Panis  ematur, oIus,uini  fextarius. 

Atcp  etiam  in  alio  loco. 

Imperat  aut  feruit  colledla  pecunia  cuiqt. 

Tonum  digna  fequi  potius  quam  ducere  funem. 

At  homines  ingenioli  8c  folertes  cum  confidtralTent  rerum  permutatio 
nem,  qua  quondam  homines  rudes  uli  funt,  & hodie  immanes  quaedam' 
& barbarae  nationes  utuntur,  qualis  ellet,  id  eft,  quam  difficilis  facfhi  8C  Ia/ 
horiola,  repetierunt  pecuniam.  Ea  uero  nihil  utilius  excogitari  potuit.  Si/ 
quidem  paruaauti  argenti1  que  mafla,  precium  eft  rei  magna-  & grauis. 
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Itaque  pecunia  freta?  gentes  multum  inter  fe  diftantes  longeq?  feiunftf  fa? 
allime  faciunt  mercaruras,quibus  uita  duitis  uix  carcrcpoteft.  Deinde  ma 
I edicta  quae  dicuntur  in  ferrum,  aes,  plumbum,  ne  ipfa  quidem  apud  uiros 
prudentes  St  graues  locum  habent.  Etenim  ut  illa  metalla  tollantur  de  me? 
dio,homines  certe  uehementius  cfFcrucfccntes  iracundia,  & effrenato  furo 
re  incitati,  pugnis,  calcibus,  unguibus,  dentibus  tanquam  ferae  certabunt. 
Alij  alrjs  fuftes  impingent,  alios  Iapidibus  percutient,  alios  profternent; 
quinetiam  homo  hominem  non  foltim  ferro  interfiat,  fed  necat  ueneno, 
inedia, fiti : premit  faucibus  8i  ftrangulat,uiuUm  defodit  in  terra:  immergit 
in  aquas  & fufFocat,  comburit,  fufpendit,  ut  faciat  omne  elementum  parti? 
ceps  humanae  necis.  Tum  denicp  alius  feris  obrjdtur : alius  in  maiftari  peco 
ris  cadaucr  totus  infuitur,exceptO  capite,ficcp  uermibus  dilaniandus  rclin? 
quitur talium  uiuarijs  immerfum,  totum  pariter murenat  diftrahunt : alius 
oleo  incoquitur:  alius  oliuo  inundtus  ligatusdt  mufeis  & crabronibus  uc? 
xandus  proponitur : alius  uirgis  caefus  uel  fuftibus  mulftatus  neci  datur: 
alius  faxis  fatffa  lapidatione  obruiturtalius  praedpitatur  ex  alcis  lods.  Prae? 
cerea  homo  fine  metallis  crudatur  no  uno  modo : ut  cum  carnifex  cereis  ar 
dentibus  inguina  ipfi  & alas  adurit : uel  linteum  imponit  in  os,  idcp  per  in? 
fpirationem  fenfim  8c  leniter  in  fauces  tratfhim,  repente  & uiolenter  retra? 
hittuel  manibus  poft  tergum  illibatis,  ipfum  fune  paulatim  in  fublime  tra? 
flum,fubitd  derjeit : uel  flmiliter  a trabe  religato  faxum  grandis  ponderis  l 
pedibus  funiculo  appedit : uel  denicp  eius  artus  torto  diftrahit.  Itaqj  ex  his 
. intelli  gimus  non  metalla  e(Te  culpanda,  fed  noftra  uitia,iram  dico, crudeli? 
utem,difcordiam, cupiditatem  late  regnandi, auaritiam,libidinem.Sed  exi 
ftit  hoc  loco  qupftio,  utrum  res  fofsiles  in  numero  bonorum  habere  debea 
mus,an  reponere  in  malorum  coetu.  Vniuerfas  quidem  diuitias  Peripated 
d in  bonorum  numero  duxerunt,  & modo  nominarunt  externa,  quod  ne? 
que  in  animo,necp  in  corpore,fed  extra  firtcTum  autem  ut  multa  alia  dixe? 
runt  eflepofte  bona,  quod  his  bene  uel  male  uti  fit  in  noftra  fitum  potefta? 
te.Etenim  boni  uiri  his  beneutuntur,eisqj(untutiles:mali,male,  eiscp  inuti 
les  funt.Socratrs  eft  didtu,  uinum  ad  uafa  mutari,  diuitias  ad  coru,  qui  ipfas 
pofsident  mores. Stoici  uero  quoru  mos  eft  ut  fubtiliter  et  argute  difputet, 
quauis  diuitias  e bonoru  choro  fuftulerint,non  tamen  numerarunt  in  ma? 
Iis,  fed  in  eo  genere  quod  appellatur  indifferens  collocarunt  Etenim  ipfis 
uirtus  eft  una, bonum,  uitium  tantumodo  malum,  omne  reliquu  genus  in? 
differens. Itaq;  ut  ipfi  de  hacrefentiunt,nihil  intereft  bene  ualcat  quifpiam, 
an  grauiter  acgrotcunihil  intereft  fbrmofiis  fit  an  deformis.  Demcp 
Diues  neprifeo  natus  ab  Inacho 
Nil  intereft,an  pauper  & infima 
De  gente  fub  dio  moreris. 

At  ego  quidem  non  uideo  caufam  curei  quod  naturaliter  & per  febo? 
numcft,interbonae(Ie  aliquid  loci  non  debeat.  Res  fofsiles  certe  natura 
creat, & humano  generi  prebent  multiplicem  neceftariuq?  ufum,  ut  taceam 
de  ornatu,  qui  cum  utilitate  mirifice  congruit.  Igitur  ipfa  deijd  de  fuo  ftatu 
& gradu  quem  tenent  in  bonis  gquu  non  eftNec  uero  fi  quis  male  ipfis  eft 
...  b ufus, 
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uHjs, iccirco  redte  dicentur  mala. Quibus  enim  rebus  bonis  mali  xque  attj 
bene  uti  non  poflumusCLiceat  mihi  exempla  ponere  ex  utrocB  genere  bo< 
norum.  Vinu,potus  longe  optimus,  fi  modice  bibitur, prodelt  concodio» 
ni  ciborum,ad  (anguinis  ortum  iuuat:promouet  liiccos  in  omnes  corporis 
partes;  nutricationi  bono  eft,  nec  corpori  foIum,fed  animo  etia  utile.  Nam 
tenebras  & caliginem  menris  noftrx  difeutit;  cura  & iollidtudine  nos  libe 
rat ; reddit  fidentes  rcbus.Sin  immodici  bibitur, corpus  Ixdit,&  grauibus 
morbis  opprimit.  Vinolentus  etiam  nihil  tacitum  tenetifurit  & bacchatur, 
multaqj  fcelcra  nefaria  facit  & flagitia.  Qua  de  re  Theognis  perdode  feri» 
pfit  uerfibus.quos  fic  latine  reddere  poflumus : 

Vina  nocere  folcnqaui  da  fi  fauce  trahantur. 

Si  modice  biberis,uina  iuuarc  (olent. 

Sed  ne  diutius  morer  in  externis,  uenio  ad  corporis  & animi  bona,inter 
qux  mihi  robur  & forma  atep  ingenui  occurrunt.  Igitur  fi  quis  robore  Ire» 
tus,multu  laborat, ut  fe  fuoscp  honefte  et  laudate  alat,eo  bene  utiturSin  ex 
exde  uiuit  & latrocinatur,  male.  Similiter  fcemina  pulchritudine  eximia  (i 
nupta  uiro,  ei  uni  placere  ftudet,  forma  utitur : fin  petulanter  uiuit  ruitep  in 
libidine,ea,ut  conuenit,non  utitur. Pari  ratione  adolefcens  qui  dodrinx  fe 
(e  dat,&  anes  ingenuas  colit,  rede  utitur  ingenio.  Qui  fingi t,mcntitur,  ca» 
pit,  fraude  & perfidia  fallit,  eius  celeritate  abutitur.  V t autem  is  qui  uinum, 
robur,fbrmam,ingeniu,  propter  peiorem  ufumin  bonoru  numero  non  ha 
bet,  in  (ummum  illum  rerum  opifice  Deum  lniuriolus  Si  cotumeliofus  eft, 
ita  qui  res  fofsilcs  eximit  ex  bonoru  coetu,in  eundem  iniuriam  & contume 
liam  iadt.  Redi  (sime  igitur  quidam  Grxci  poetx  fcripferunt,ut  Pindarus/ 
Qux  uirtute  pecunia 
Exornata  nitet,fuppeditat  uias 
Non  unas  bene  agas.quibus 

Qux  fors  cuncn  ferens  obtulerit  tibi. 

Vt  Sappho. 


Diuitix  magnos  fine  nec  uirtute:  necipfx 
Virtutes  faciunt  magnos  fine  diuite  ccnfu, 

Vt  Antiphanes. 

Nam  per  deos  cur  oportet  quis  ditefeere? 

Pccunix  cur  optet  habere  plurimum? 

Quam  pofsit  auxiliari  ut  amicis,gratix 
Frudumcp  ferere  Diuarum  fuauifsimx. 

Argumentis  &C  conuitijs  aduerfariorum  refutatis  colligamus  utilitates 
metallica’.  Primum  autem  ea  utilis  eft  medids.  Etenim  effundit  copiam 
medicamentoru,quibus  uulnera  & ulcera  folent  curari.peftis  eriam.-ut  cer» 
nuI*a  31,3  «flet  caufa  cur  ferutaremur  terram,  tame  medidnx  gratia  eam 
rodere  deberemus.Dcinde utilis  eft  pidoribus.  Siquidem  eruit  genera  pi« 
gmentorum,  quibus  cum  ipGs  sedoria  pida  fu  eruit,  humor  allapfus  extrin 

fecut 


Sine  uirtutis  amore  hofpes  iniquus 
Nocet  aurum,at  fociata  hxc  caput  & fumma  bonorum. 
Vt  Callimachus. 
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fcciw  minus,  quirn  exteris  nocet.Tum  utilis  eftarchitetftis.  Etenim  inucrrir 
marmora  ad  firmitate  magnificarum  a: dium  apta,  8C  ad  ornatu  decora.  V ti 
lisprxtcrcaeftijs,  quorum  animus  ad  immortalem  gloriam  nititur.-Nam 
effodit  metalla,  e quibus  nummi  Se  ffatuae  aliacp  fiunt, quxpoft  litcrarum 
monimenta hominibus  quodammodo  fternitatem,  immortali  tatemcp  da 
nant. Mercatoribus  etiam  utilis  eff,quod  multis  de  caulis,  ut  aliis  dixi,mo# 
neta, qua;  ex  metallis  coficitur,oportunior  fit  homini, quam  rerum  permu# 
tatio.Poftremo  cui  non  eft  utilisCnam  ut  nunc  praeteream  & rclinqua  ope# 
ra  tam  concinna,tam  polita,  tam  elaborata,  tam  utilia, quae  ex  metallis  in  u* 
rias  figuras  formant  fabri  aura  rrj, argenta  rq,  xrarq,plumbarq,ferrarrj,quo# 
tufquifcp  artifex  fine  metallis  aliquod  opus  elegans  & perfectu  efficere  po# 
te fff  certe  fi  non  utiturinffrumentis  ex  ferro  uel  ex  aere  faffis, neque  lignea, 
nccp  lapidea  fine  eifdem  potuerunt  formari.  Ex  quibus  omnibus  perfpicuu 
eft,  qui  fruefius  quxqt  commoditates  percipiantur  ex  metallis.  Ea  uero  ne 
haberemus  quidem  nifi  ars  metallica  eflet  inuenta,  nobiscp  miniftrarctur. 
Quis  igitur  non  intelligit  eam  cflc  maxime  utilem,  imo  potius  neceffariam 
humano  genertf  ne  plura : Homo  metallica  carere  non  potuffnccipfum  ca 
carere  uoluit  diuina  benignitas.  Porro  quaeritur  metallica  honefta  ne  fit  in 
genuis,an  pudenda  & inhoncfta.  Nos  autem  eam  inter  honcftas  numera# 
mus  artes.  Cuius  enim  artis  quxftus  non  eft  impius,  non  odiofus,non  for# 
didus,  illam  honeftam  poffumus  exiftimare.  Talem  uero  metallica:  qua:# 
ftum  cflc, quod  /ugeat  rem  bonis  & honeftis  rationibus  iam  offendemus : 
iure  igitur  inter  honeftas  numeratur  artes.  Primum  autem  quxftus  metal# 
lici,  liceatmihi  eam  conferre  cum  exteris  rationibus,  quibus  magna  pecu# 
nia  quxritur,xquc  pius  eft  a tq:  agricolx.Nam  ut  hic,quum  in  agris  fixis  fe  • 
mentem  farit,quamuis  ipfi  frutftuofifsimi  fint,ncmini  tamen  facit  iniuriam: 
Ita  ille  quum  fuum  fodit  metallum, euamfi  magnos  acernos  auri  argenti'ue 
erua  t,nulli  tamen  mortalium  dat  damnum. Omninoq;  hxc  duo  genera  rei 
familiaris  augendx  in  primis  funt  liberalia &ingenua. At  prxda  bellatoris 
plerucp  impia  eft,qudd  militaris  furor  rapiat  bona  tam  facra  quam  propha 
na.  V t uero  bellum  habeat  fufccptum  rex  omnium  iuftifsimus  cum  crude# 
Lbus  tyrannis,  non  poflunt  in  eo  homines  improbi  rem  atep  fortunas  amit 
tere,ut  n5  innocentem  & miferam  plebem,  fenes  dico,matronas,  uirgines, 
pupillos  fecum  in  eandem  calamitatem  trahant.  Metallicus  autem  magnas 
diuirias  in  breui  congerere  poteft  fine  ulla  ui,fine  fraude  & malitia.  Quoci* 
ca  omnino  ucrum  non  eft  illud  uetus  prouerbiu. Omnis  diues  aut  iniquus, 
aut  iniqui  hxres.  De  quo  tamen  quidam  contendentes  aduerfus  nos,  infe* 
«ftantur  8c  exagitant  metallicos,  eosqj  aut  ipforum  liberos  dicunt  in  breui 
in  egeftatem  incidere,  non  aliam  ob  caufam  quam  quod  diuitias  non  bo# 
rfo  modo  congeflcrintNihil  enim  uerius  cfle  illo, quod  eft  apud  Nxuium 
poetam, male  parta  male  dilabuntyr.His  autem  improbis  rationibus  horni 
nes  ex  fodinis  diuites  fieri  aiunt.  Vbi  fpes  aliqua  metalli  effodiendi  often# 
ditur,  aut  regulus  magiftratus'ue  exturbat  fodinx  dominos  ex  pofleffio# 
ne,aut  callidus  et  ueriutus  aliquis  uicinus  antiquis  poffefforib.infcrt  litem. 
Ut  eos  aliqua  fodinx  parte  fpoliettaut  prxfeftus  fodinx  ideo  indicit  domi 
- - b % hisfym# 
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nisfymbola  grauiota,  ut  fi  ea  dare  noluerint,  uel  non  potuerint,  omne  iuc 
poflcfsionis  amittant,ipfe  contra  quam  fas  eft  amiflum  ufurpet . Aut  den i* 
que  prxfes  fodinx  uenam,  qua  parte  abundat  metallo  oblinit  luto,uc! 
terris.  Taxis,  alTere,  palo  tegit,  ut  aliquot  poftannis,  cum  domini  fodinam 
putates  exhaufta,defcrent,ipfc  metallum  rclitftu  fodiat,  & ad  fe  rapiat . Prae 
terea  colluuies  metallicoru  ex  fraude,fallacrjs,mcdaajs  tota  coftat.  Etenim 
ut  demultisalrjs  nihil  dicatur,  fed  folumdehis  quae  exuendito  &C empto 
contra  fidem  fiunt, aut  uenas  effert  fiefris  comenti  trjfcp  laudibus,ut  fodina* 
rum  partes  dimidio  carius  quam  ac  (Timentur,  pofsit  diucnderc,  aut  contra 
aliquid  detrahit  de  carum  xftimatione,ut  partes  paruo  praedo  mercari  pof 
(it.  Haec  crimina  cum  protulerint  in  mediu,omncm  bonam  metallicae  exi* 
(limationem  uiolatam  putant.Omnia  autem  bona  fiue  bene  fiue  male  par* 
tafuerint,aduerfo  aliquo  cafu  aflluTta  dilabuntur,  aut  pereut&difsipltur 
culpa  &uitiopofIe(Toris,  qui  ea  uel  inertia  &negligentia  amittit  & perdit 

uel  per  luxuriam  effundit  atqj  obligurit : ucl  confumit  largitionibus  & ex* 
haurit ; uel  ludendo  profundit  & cqcit: 

uclut  exhauffa  rediuiuus  pullulet  arca 
Nummus,&  c pleno  femper  tollatur  acerno. 

Nec  igicurmirumfimetallicinonmemorcs  huius  praecepti  quod  dedit 
Agathocles  rex,fortunam  repentinam  reucreter  effle  habendam,  rjfdcm  de 
caulis  in  egeftate  incidutPrxfertim  ucro  cum  mediocribus  diuitrjs  coten* 
ti  efie  non  poliunt : tum  enim  non  raro  quas  cogefTcrut  ex  metallis,  in  alia 

metalla  infumuL  Verum  non  regulus  aut  magtftratus  pellit  dominos  pof 

fefsione,fcd  tyrannus, qui  homines  fubdicos  non  bonis  modo  honefte  par 
tis,fcd  etiam  uita  crudelifsime  priuat.  Attamen  cum  folitus  Tum  inquire* 
re  in  eas  querelas, quas  ifti  apud  uulgus  habent  de  talibus  iniurrjs,  femper 
reperio  male  audientibus  caufam  iultifsimam  efie  cur  iffos  depellant  de  fo* 
dinis,  male  dicentibus  nullam  cur  de  illis  conquerantur.  Etenim  quod  non 
dederunt  fymbola  ius  pofledionis  amiferut,  ucl  a magiftratu  ex  alieno  me* 
talio  funtpulfi.  Nam  improbi  quidam  homines  uenulas,  proximas  ucnis 
affluentibus  aliquo  metallo,  fodientes  in  alienam  pofteflionem  inuadunt. 
Itacp  eos  iniuriau  accufatos  magiftratus  expellit  atque  exturbat  ex  fodinis* 
Ifti  igitur  pleruncp  graucs  de  eo  rumores  fpargunt  in  uulgus.  At  aliter  cum 
quaedam,  ut  folet,  inter  uicinos  controuerfia  eft  orta,  ipfam  arbitri  ii  magi* 
ftratu  dati  dinmunt:aut  de  ea  iudices  c5ftituti  cognofcunt  & iudicantrcon 
trouerfia  ergo  dirempta,  quiautriufcp  partis  cofcnfio  in  care  extitit,neutra 
debet  de  iniurrjs  conqucn:iudicata, quia  fecundum  leges  metallicas  fenten 
tia  lata  eft,  altera  inferior  iure  non  poteft.  Sed  ut  non  magnopere  pugnem 
de  hac  re  interdii  unum  aliquem  prxfetfhim  fodinx  maiorem  exigere  colle 
Aam  a dominis,^  neceifitas  poftulat.Quinetiam  ut  concedam  aliquem  fo 
din*  prxfidem  uenam, qua  pane  abundat  metallis,  oblinere  luto,  aut  ftru* 
^ura  tegere, num  unius  aut  alterius  improbitas  plurimis  bonis  uiris  nota 
fraudis  inurere  poteft  t quid  fenatu  famftius  8f  integrius  folet  efTc  in  repu* 
blica  C nonnulli  tamen  in  peculatu  deprehenfi  poenas  dederunt.Num  iccir 
co  hoaeftiffimuj  ordo  bonam  fama  exiflimationecf  amit  teri  Sed  certe  prg 
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fctfbs  fodinarum  non  licet  fymbola  dominis  indicere  fine  fcini  permifiucp 
magiftri  mctallicoru  Sc  duuinuirum  iuratoru.  Quare  ciufmodi  dolos  adhi 
bere  non  poliunt.  Pncfidcs  autem  fodinaru  fi  fraudis  conuicfti  fuerint,  cai< 
duntur  uirgis:fin  furti, fufpcnduntur.  Fraudolcntos  autem  cITe  aliquos  par 
rium  uenditores  & emptores  clamanticocedimus.Scd  num  fallere  poliunt 
alium  quam  hominem  ftolidu,  ncgligetcm,impcritu  rerum  metallicarum? 
uirlane.prudens, impiger, gnarus  huius  artis,fi  fides  uenditoris  ucl  emptos 
ris  ipfi  in  dubium  ucnit,  mox  fc  confert  in  fodinam,  ut  ucnam  tatoperc  laus 
datam  aut  uituperata  fubijciat  fub  afpe<ftum,& confideret  fibi  emendae  uel 
uendendae  fint  partes  necne.  Sed  dicant,ut  is  fibi  a dolis  caucre  po(Tit,fim» 
plex  tamen  & qui  fc  prxbet  credulu,  decipitur.  At  non  raro  uidemus,  cum 
qui  hoc  modo  alium  circuucnirc  uolebat.feipfum  decipere,  & merite»  oms 
nibus  ludibrio  elle.  Nam  plerunqj  tam  qui  (ludet  alium  fallere,  cp  qui  falli 
uidctur,ra'  metallica:  cft  ignarus. Itacpciim  uena  praeter  opinione  fraudato 
ris  metallis  abudauerit,tum  is  qui  putabatur  deceptus  efle  lucrum  facit, qui 
dccepificdamnu.  Verutamen  ipfi  metallici  raro  uenduntemuntue  partes, 
fed  frequenter  iurati  uenditores,  qui  eas  uenales  tanti  emunt  ueluendunt, 
quanti  emere  uel  uendere  fuerint  iufsi.Ctim  igitur  magiflratus  ex  sequo  8c 
bono  iudicet  res  controucrfas, bonus  metallicus  neminem  decipiat,impro 
bus  fallere  non  facile  poffit,aut  fi  fallat,non  ferat  impunc,fermo  eorum  qui 
de  honeftate  mctallicoru  detrahere  uolunt,  nihil  momenti  & ponderis  has 
bct. Deinde  metallici  queftus  nemini  eft  odiofus.  Quis  enim  no  natura  ma 
leuolus  & inuidus  odium  habebit  in  cum  ad  quem  opes  quali  diuinitus  de 
latae  func?quiqj  hoc  ampledbmr  genus  amplificandi  rem  ramiliarem,quod 
omni  caret  crimine?Sed  focnerator  fi  ufuram  exercet  immodica,in  odia  ho 
minum  incurrit : Sin  modica  et  ciuilem,  ut  no  fit  inuidio(us,ad  plebe, quod 
cam  non  exhauriat,ex  ipla  diucs  admodu  non  efficitur.  Tum  quacfhis  mes 
tallid  non  cftfordidus.Qui'  enim  talis  elle  poteffitam  magnus, tam  copios 
fus,tam  pius?Turpe  uero  & illiberale  eff  lucrum  mercatoris,ciim  uendit  fii 
cofas  et  fallaces  merces,autparuo  emptis  nimis  magnu  precium  conftituit, 
eacp  de  caula  mercator  non  minori  in  odio  quam  rocncrator  edet  apud  uis 
ros  bonos,nifi  haberent  rationem  periculoru,  in  quae  pro  mercib.  fe  infert. 
Verum  qui  hoc  loco  contumeliose  dicunt  de  metallica  detrahendi  caula, 
aiunt  quondam  facinoru  & Icclerum  conuidlos  homines  elle  damnatos  ad 
metalla, eoscp  aut  feruos  uenas  fodille : nunc  uero  metallicos  efle  mcrcenas 
rios,  utcp  reliquos  opifices  in  fordida  arte  uerfari.  Pro fetflo  fi  metallica  ob 
hanc  caulam  pudenda  &inhonella  ingenuo  homini  iudicatur,  quod  ferui 
quonda  foderint  meta!la,nec  agricultura  erit  latis  honella,  quod  mancipia 
agros  coluerint,&  nunc  apud  T urcas  colant : nec  architcdiura,q>  ferui  quis 
dam  in  ea  artifices  reperti  fint;  nccp  medicina,  cp  no  pauci  medici  fuerint  fer 
ui,nccp  plurcs  alie  artes  ingenup,  quod  manu  capti  eas  exercuerint.  At  agri 
cultura, & architc(fhira,& medicina, nihilo  minus  in  numero  honeftaru  ars 
tium  habentur.  Nec  igitur  metallica  ea  caufa  ipfaru  a choro  excludetur. 
Concedamus  prxterea  iftis  quwfhin»  mercenarioru  metallicorum  elle  Ibr 
didum,nos  cene  non  intdligimus  folTorcs  modo  caeteroscp  operarios,fcd 
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tum  metallicx  peritos,  tum  eos  qui  impenfam  fariut  in  metalla.  Inter  quo» 
numerari  polTuntregcs,principes,refpub.etmhishoneflifrquifqueciuis. 
Tum  deniqjintelligimusprxfctflosmetalloru,  qualis  fuit  Thucididcs  no* 
bilis  ille  hiftoriaru  (criptor,  quem  Athenicnfcs  prxpofuerunt  Thafioram 
metallis.  Attamen  c5fumere  aliquid  operae  & laboris  in  fofsioncuenarum 
non  eftindecorum  metallicis,  maxime  fi  ipfi  fumptum  fecerintin  metalla. 
Quemadmodum  nec  magnis  uiris  proprios  agros  colere.  Alioqui  Roma* 
nus  fena  tus  L.  Quintium  Cincinatu  operi  agrefti  intentum  non  creaflct  di 
(flatorem : nec  uiros  duitatis  primarios  a uillis  arccflifTct  in  curiam.  Simili* 
tcrnccp  Maximilianus  Cxfar  noftra  aetate  Coradum  afcripfiflfet  in  nume* 
rum  nobilium, qui  comites  nominantur.  Fuituero  ille,ctim  in  metallis  Sne 
bergi  operas  daret,  egentifsimus:  quare  cognomentum  habebat  pauperis. 
Sed  non  inultos  pofl  annos  ex  metallis  Firln,  quod  cft  oppidum  in  Lotha 
ringia.diucS  fa<fhis,nomcn  ex  fortuna  inucnit.  Necp  Vladislaus  rex  in  cot* 
tu  eorum, quos  uocat  Barones,  repofuiflctTurfium  duem  Cracouienfcm, 
quem  metalla  cius  partis  regni  Vngarorum,  qux  quondam  Dada  fuit  di* 
(fla, fortunis  locupletarunt.  Quineriam  ne  metallica  quidem  plebs  eft  uilis 
& abictfla.Etenim  nocflumis  xque  ac  diurnis  uigilrjs  operibus  exercita* 
ta  habet  duriciam  corporu  immanem  fadllimecp  ctim  res  pofhilat,  labores 
& munera  militix  fuflinet. Quippe  qux  confueuit  ad  multam  nodlcm  uigi 
lare, tra (flare  ferramenta, fofTas  ducere,  agere  cuniculos, machinas  fabricari, 
onera  ferre. Quocirca  rei  militaris  periti,cam  non  modo  urbanx  plebi  prx 
ferunt, fcd  etiam  rufticx.  Verum  ut  tadem  huic  difputationi  finem  fadam : 
cum  quxflus  maximi  fint  focneratoris,  bellatoris,mercatoris,agricolx,  me 
tallidifixnus  autem  fit  odiofum,  prxda  crudeliter  capta  ex  fortunis  plebis, 
non  culpa  calamicofx, impia, qugflus  metallici  honeflate  ac  decore  prxftet 
mercatoris  lucro:n5  minus  fit  bonus  quam  agricolx, multo  uberior. Quis 
non  intelligit  metallicam  inprimis  cflc  honcftamC  Certe  cum  una  fit  ex  de* 
cem  maximis  rebus  optimtscp, pecuniam  magnam  bono  modo  inue* 
nire,  id  homo  ftudiofus  &C  diligens  rei  familiaris  non  ^ 
lia  ratione  facilius  quam  metallica  po 
teftaffequi. 
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v A l i s efle debeit  perfedtus metallicus,  8c quae 
contra  artem  metallicam  S>C  metalla  atep  ipfos  me* 
tallicosuidenturualere,  uel  pro  eis  funt,  primo  li* 
bro  latis  explicaui : nuncdecreui  metallicos  am* 
piius  informare.  Qui  inprimis  necefie  habent  (an 
«Se  Deum  colcrc,ac  ea, que  dicam, fcirc,ct  operam 
dareutquodqj  opus  efficiatur  rite  atep  diligetcr. 
Etenim  diuinaprouidentia  faiftucft,  uthisqui  Si 
norunt  ea  qua:  oportet  facere,  & curant  ut  perfici 
poffinqplcruncp  omnia  fecunda  accidant:incrtibus  contra  & qui  curam  in 
rebus  abfoluendis  n5  ponunqaduerfa.Ncmo  certe  faris  habet  omnes  arti  ii 
crj  metallici  partes  in  animi  notione  reponere  fine  impenfis,  qux  faciendae 
funt  in  metalla : uel  fine  laborib.  quos  fibi  ipfc  fumit  & fuftinct.Itaqi  fi  quis 
facultate  habet  id  quod  opus  eft  infumptu  erogandi,  mercenarios,  quot* 
quotuulqin  operas  cuiufcp  generis  mittet.  Vt  quonda  Sofias  Thraeciis  in 
argetarias  operas  mifit  mille  feruos,  quos  ipfi  clocauerat  Nicias  Athenien* 
fis  filius  Nicerati.  Si  nullam  impenfam  facere  poteffiex  omnib. operibus  fa 
cilimum  quodep  fibi  ad  efficiendum  c!igat.Ex  quo  genere  hxc  duo  potiflt 
miim  funt,  ducere  foflas,  & riuorum  ac  fluminu  arenas  Iauarc.  Nam  ex  his 
fepenumero  colliguntur  auri  ramenta:aut  lapides  nigri,  ex  quibus  confla* 
turplumbum  candidutaut  etiam  gemmx.Illx  aperiunt  uenas,qux  interdii 
abundant  metallis,  in  fummo  ccfpite  inuentis.  Siue  igitur  arte,  fiuecafu  in 
eius  manus  tales  arenx  aut  ucnxmadcrint,quxftum  fibi  inffituere  pote* 
rit  fine  impendio,  8C  ex  paupere  diues  repente  fieri.  Contra  ucro  fi  optaris 
non  rcfponderunt,mox  de  lotione  uel  fofsionc  defiftere  licebit.  Veru  cum 
unus  aliquis  rei  familiaris  amplificandx  gratia  folus  facit  impenfas  in  metaf 
Ium,magni  refert  ipfum  interefle  operibus,  & prxfente  uidere  omnia, qux 
effici  iuffit.Quamobrcm  aut  ad  fodinam  domiciliu  habeat,  ut  fc  in  conlpc* 
dum  operarps  femper  dare  pofsiqfempefcp  caucre  ne  quis  fuum  munus  nc 
gligenter  cxcquatur : aut  habitet  in  propinquis  locis,  ut  & crebro  metalli* 
cas  operas  interuifat,  & crebrius  ad  metalluieuenturu,  quam  fit  uenturus, 
, operarrjs pernuncium fignificet-Etenimfuo aduentu uel  cius denunciatio 

ne  mercenariu  fere  quencp  fic  terrebiqut  nunqua  non  diligenter  negotium 
fuum  agat.  Sed  cum  inuiferit  metallum  diligenter  operarios  laudet, &in* 
terdum  eis  det  munera,  ut  & ipfi  & ahj  alacriores  ad  laborandu  fiant : con* 
tra  negligetes  obiurget  atep  aliquos  ex  metallis  amoueat,&  in  eoru  locum 
fedulos  (ubffituat.  Quinetiam  dominus  fxpenumero  dies  noflcstp  ma* 
neat  in  mctallo.Qux  no  fit  manfio  defidiofa  & mollis.  Nam  metallici  in  re 
familiari  augenda  diligentis  intereft, frequenter  defeendere  in  fodina,  A ali 
quid  temporis  conferre  ad  naturam  uenarum  fibrarumtp  cognofcendam, 
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& tam  intus  quam  foris  omnes  laborandi  rationes  intueri  atep  contempla# 
ri.Nec  id  foliim  agere  debet,  fcd  interdum  aliquos  labores  fufeipere : n5  ut 
in  rjs  fe  frangat,fed  u 1 8c  fua  diligentia  mercenarios  excitet, &!  eos  doceat  ar 
tem.Etenim  bene  fe  habet  metallum, in  quo  quid  laciendum  fit  non  prxfes 
modo,  ucrum  dominus  etia  docet.  Quocirca  barbarus  quida,  ut  cft  apud 
Xenophontem  retflerefpodit  regi,  oculus  domini  (aginat  equum, nam  di» 
ligentia  domini  omnibus  in  rebus  ualet  plurimu.  At  cum  multi  comunes 
impenfas  laciunt  in  metalla, ipfis  accommodatum  atep  utile  eft,ex  fe  prxfe» 
«flos  fodinaru  eligere,  item  pnrfides.  Quia  enim  plcrunqj  fua  homines  cu» 
rant,aliena  negligunt,no  poliunt  illi  fua  curare, quin  aliena  curen  t,nec  alie» 
na  negligcre,ut  fua  non  negligant.  Quod  fi  nemo  ex  ipfis  eiufmodi  officio 
rum  onera  fufdperc  uclit,  autfuftincrc  poffit,  e re  comuni  erit,  ea  uiris  dili» 
gentiffimis  imponere. Quondam  certe  haec  res  curae  fuit  prxfc«flis  metallo 
rum:fiue  domini  cflcnt  reges,ut  Priamus  aurarioru  arca  Abydum, Mydas 
eoru  quae  fuerunt  in  Berimo  monte,  Gyges, Alyattes.Crcefus  eorum, quae 
fuerunt  ad  oppidum  defertu  inter  Atameam  8>C  Pergamum:  fiuerelpub.ut 
Carthaginienfes  argentarioru  quibus  floruit  Hilpania:fiue  familiae amplse 
&TiIIuftres,ut  Athenis  fodinaru  Laurei  montis.  Hoc  porro  rationibus  do» 
mini  artis  adhuc  ignari  maxime  c5ducit,fumptum  comunem  fibi  cum  altjs 
ponere  non  in  folfione  uenac  unius,fcd  pluriu.Nam  qui  (olus  impenfas  la» 
cit  in  unam  aliquam  fodina,  fi  fecunda  fortuna  ipfi  uenam  abundantem  me 
tallis  alrjsq;  fofsilibus  elargitur, ampliflimx  pecuniae  (it  dominus:fin  aducr 
lainope  & ftcrile,  in  omne  tempus  perdit  omnino  omnem  lumptu,  quem 
in  eam  impendit. Qui  ucro  nummoscomuniter  cumalijs  infumit  inplures 
uenas  alicuius  loci  nobilitati  copia  metalloru,ilIe  raro  perdit  oleum  & ope 
ram,fcd  ipfius  optatis  plcrucp  fortuna  rcfpondct.Cum  enim  ex  duodecim 
uenis  in  q^uas  cSmunis  fit  fumptus  una  metallis  affluens,  domino  non  red» 
dat  modo  pecuniam  impcnfam,fcd  det  prxterca  Iucrum,ccrte  erit  ei  res  me 
tallica  ampla  & friufluofa,  cui  duae  uenac  aut  tres,  aut  quatuor  plures'ue  ef* 
fundunt  mctalla.Xcnophontis  aut  non  multum  huic  diffimile  confiliu  eil, 
quid  ipfis  Athenienfibus  fit  faciendu,  fi  nouas  argenti  uenas  fine  detrimen 
to  uoluerint  quxrere.  Sunt, inquit,  Athcnienfium  decem  tribus.  Itacp  fi  ci» 
uitas  lingulis  dederit  feruos  pares  numcro,atcp  ipfae  communi  fortuna  no» 
uas  uenas  fecucrint,  hoc  (ane  modo  fi  una  inuenerit  uenam  argeti  diuitem, 
utiqucuniuerfis,id  quod  habet  utilitatem, oflendct : fin  duae  tribus  inuene 
rint,aut  tres,  aut  quatuor,  aut  dimidia  carum  pars,  profedto  hxc  opera  uti» 
liora  ficnt.Spem  enim  omnes  tribus  fruftrari,  praeteritorum  non  cft  fimile. 
Quamuis  autem  hoc  Xenophontis  cdfilium  fit  plenum  prudentix, tamen 
a locus  non  cft  in  ullis  ciuitatibus,nifi  liberis  & opulcntis.Nam  qux  in  re» 
gum  8c  principum  ditione  funt,  uel  tyranni  dominatu  premuntur,  fine  eo» 
fum  permiflu  non  audent  facere  tales  impenfas.  Qux  prxditx  funt  paruis 
opibus  ac  facultatibus,  prx  indigentia  non  pofTunt:  tum  etiam,  ut]  mos  cft 
n°  ~rorum  hominum, rcfpub.nullos  habent  feruos, quos  tribubus  elocare 
polftnt. Quare  hodie  qui  cum  potcftatc  funt,nomine  rerum publicaru  im» 

pcnlas  agunt  in  metalla,  non  aliter  ac  priuati  homines.  Nonnulli  uero  do» 
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mini  partes  fodinae  quae  abundat  metallis  malunt  emere,quam  clTc  follicid 
de  uenis  qugrendis.  Atqj  hi  facilem  quandam  & minus  incertam  augendae 
rei  ratione  tenent.  Vt  enim  unius  &C  alterius  fodinae  fpes  ciufmodi  partium 
emptores  fruftrctur,  plurium  certe  fodinaru  nondefcret,fcdexhis  aliquae 
omnem  pecuniam  impenfam  cum  foenore  dominis  reddent,  fodinaru  mo» 
do  metallis  fcecundaru  partes  ualde  magno  precio  non  mcrcentur,  nec  ni* 
mis  multas  proximaru  fodinarum, quae  metalla  nodum  fundunt,ne  ii  opta 
tis  fortuna  no  refpondcrit,  femel  iaduris  exhaufti  non  habeant  fumptum, 
unde  faciant  8C  emant  alias  partes,  quae  damnum  fadum  rcfarcirc  pofsint. 
Quod  malum  accidit  his, qui  repente  ex  metallis  diuites  fieri  uolunt,  & ni* 
mio  plus  iunt  emaces.Igitur  non  foliim  in  cacteris  rebus,fcd  etia  in  emptio* 
ne  partium  impendendi  eft  modus  quidam  retinendus  metallicis,  ut  ne  ni* 
mia  diuitiarum  congerendaru  libidine  obcoccati,omnia  profundant.  Prae* 
terca  prudentes  domini  anteaquam  partes  emant,  fe  conferre  in  fodinas  de 
bent  8C  diligenter  naturam  ucnarum  contemplari.  Hoc  enim  ipfis  maxime 
caucndum  effine  fraudulenti  partium  uenditores  eos  dccipiant.Partiu  qui 
dem  emptores  fi  minus  diuites  fiunt,  at  certius  faci  ut  rem, quam  hi  qui  fuis 
impenfis  fodiunt  metalIa,quod  timidius  fe  fortunae  committancNec  ucro 
metallici  prorfus  fortunae  diffidere  debent,ut  nSnullos  diffidere  uidemus, 
qui  quamprimum  alicuius  fodina;  partes  coeperint  cflein  precio,  eas  ucn* 
dunt. Quocirca  raro  uel  mediocres  diuitias  aflequuntur.Quinctiam  qui  tu 
mulos  quonda  e fodinis  egeftos  & negledlos,  atep  ea,quae  in  canalibus  cu* 
tliculorum  fubfederunt,lauare  folent,  OC  qui  uetera  recrementa  excoquere, 
ex  ipfis  no  raro  fatis  uberes  frudus  capiunt.  Venim  metallicus  anteaquam 
uenas  fodere  incipiat  feptem  fecum  cofideret,loci  genus,  habitum, aquam, 
uiam,  falubritatem,  dominum,  uidnum.  Loci  autem  quatuor  funt  genera, 
montanum,  collinum, ualleftre,  campeftre.  Ex  quibus  priora  duo  fodiun* 
tur  faciIius,quod  in  ea  cuniculi  agi  poflint,e  quibus  effluit  aqua,qug  fofsio 
nem  Iaboriofam  reddere  aut  omnino  impedire  folet:  pofferiora  diffidlius, 
maximi  uero  cum  in  eos  cuniculi  agi  nulli  poliunt.  Attame  metallicus  pru 
dens  omnia  hacc  quatuor  genera  Iod,in  quo  uerfari  folet,contcmplatur,& 
in  ris  quarrit  uenas,  quibus  torrens  aliud  ue  detraxit  terrenam  iftam  cutem 
fecumcp  rapuit.  Non  uero  locis  omnibus  ledas  aperit,  fcd  quia  magna  eft 
inmotibus,ut  etia  in  reliquis  tribus  gen eribus, diffimilitudo,ex  multis  eos 
femper  eligit,  qui  bonam  fpem  adipifeendi  diuitias  ipfi  faciut.  Etenim  cum 
montes  primo  multu  inter  fe  politione  differant,  quod  alij  in  aequo  &T  pia* 
no  loco  fiti  fint,alij  in  arquabili  atque  edito, alrj  alqs  montibus  impoliti  effe 
uideantur,  fapiens  metallicus  non  fodit  politos  in  camporum  patentibus 
aequoribus,  nec  in  montofis  regionibus  fummos,  nili  forte  fortuna  aliqua; 
ipforum  montium  uena;,corio  nudatae, & metallis  alrjs'ue  foffilibus  abun* 
dantes,fua  fponte  fe  fubiecerint  fiib  eius  afpedum.Qudd  quia  iam  femel  at 
que  iterum  dixi,etiam(i  nunquam  poffhac  repetam, quatcutjcp  tamen  dixe 
ro  de  lods  no  eligendis, cum  hac  exceptione  di  da  uolo.  Deinde  cum  mon 
tes  omnibus  locis  crebri  multicp  non  fint,  fed  alio  unus,  alio  duo,alio  tres, 
plures  ue,  Atqj  alibi  inter  eos  medij  locentur  campi,  alibi  coiundi  fint,  aut 
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uallibus  tantummodo  difiunfti,  no  fodit  folitarios8f  fufos  per  regionum 
planiciem  aC  difpcrfos,  fed  cum  alrjs  coniundios  atqj  conexos.  Tum  etiam 
cum  montes  a montibus  quantitate  difhnguatur,  quod  alrj  magni  fint,  alrj 
mediocres,  alrj  ad  collis  amplitudine  propius  accedant  quam  magni  mon» 
tis, rarius  fodit  maximos  quofep  Sc  minimos,  fcd  pleruncB  medios  inter  il» 
los.Cum  denicp  montes  magnam  figuraru  uarietatem  habeant,quod  alio* 
rum  omne  latus  leniter  aflurgatraliorum  contra  omne  fit  prxccpsialiorum 
aliud  iit  molliter  deuexu : aliud  prxccps:alt)  in  longum  lint  duefti : alrj  leui» 
ter  inflexi,  alrjs  alia  flgura  fit  data,  extra  praecipites  eorum  partes  omnes  fo 
di  t.  Sed  ne  has  quidem  negligit  fi  ucnx  metallicae  fefe  ei  in  confpedHi  dede 
rinL  Verum  quamuis  tot  differentiae  fint  in  collibus  quot  in  montibus  dib 
fimilitudiiics, metallicus  tamen  non  fodit  alios,  quam  in  montofis  locis  Io» 
catos,  atep  eos  etia  perraro.  Minime  uero  mirum  eft  fi  collis  infulae  Lemni 
foditur,  quippe  qui  totus  eft  fuluus,  coqj  colore  prodit  incolis  terra  illam 
nobilem, & humano  generi inprimislalutarem.Similiter alrj  collesfodiun 
tur  fi  creta,non  quxfita.aliud  ue  terrarum  genus  fub  alpe&um  cadit.  Valle 
ftres  etiam  planities  funtadmodudiuerfx.  Vnaqux  quidem  habet  latera 
daufa,exitum  uero  pariter  atep  introitum  patentem.  Altera  cuius  introitus 
uel  exitus  eft  apertus, reliqug  partes  omnes  funtclaufx.  Qug  dux  propriae 
dicuntur  uallcs.Tertia  undique  fepta  montibus,  qux  co  nuallis  appellatur. 
Deinde  alia  receflus  habet, alia  no  habet.  T um  alia  lata  eft,  alia  angufta,alia 
longa, alia  breuis,alia  pretcreaaltiornon  eft  campo  ipfi  proximo,alixfub» 
iedta  eftcampeftris  planicies  in  aliquem  alti tudinedeprefla.Metallicus au» 
tem  non  fodit  undicp  feptas  montibus,ncc  apertas,  nifi  fub  ipfis  fit  campus 
humilis  aut  ucna  metallis  grauida  de  montibus  dcfccndcns  adeam  peni» 
neat  Quum  deniqt  campus  a campo  hocdifferat,  quod  alius  in  humililo» 
co  fit  fitus,alius  in  alto,&  quod  alius  xquatam  habeat  planitiem,  alius  exi» 
gue  pronam,mctallicus  nunquam  fodit  humilem,  aut  cum  cui  eft  planities 
pcrlibrata,nifi  fuerit  in  aliquo  montc.raro  alios.  Quod  autem  ad  habitu  Io 
ci  pertinet,  metallicus  nondum  pcrfoflum  confidcrat,  ueftitus  rie  fit  arbori 
bus,an  his  nudatus.  Si  nemorofus  erit, eum,  modo  reliquas  habeat  oportu 
nitates, fodit,  quod  fuppeditet  ipfi  lignoru  copiam  ad  fubftrutftioncs,  ma» 
chinas,xdificia,cxco(ftiones,alia'cpneccfTariam.Sincareatnemoribus,eius 
fofsionem  omittit,nifi  prope  fitflumen,quoddeuehatligna.Vcruntamett 
ubi  fpes  offenditur  fore,ut  aurum  puru,aut  gemmas  inueniat,locum  etiam 
fubuertit  non  fylueftrem,qudd  hx  politura  tantum  cgeant,illud  expurga» 
tione.  Quocirca  incolx  regionu  calidarum  eiufmodi  eruunt  ex  afpens  & 
arenofis  locis,  in  quibus  interdum  ne  fruteta  quidem  ulla  funt,  nedum  fyl» 
ux.Metallicus  etiam  locum  cofiderat,  habeat 'ne  perpetuo  fluente  aquam, 
anfcmpcraquacarcat,nifiauertice  montium  torrens  largo  imbre  concc» 
ptus  defluxerit.  Itacp  quem  locum  natura  amne  aut  riuo  donauit,  is  ad  mul 
ta  erit  idoneus,  nam  nunquam  deerit  aqua,  qux  ligneis  canalibus  in  laua» 
eri  domicilia  perducatur  : qux  deducatur  ad  officinas,  in  quibus  materia 
metallica  excoquitur : qux  denicp,fi  patietur  loci  conditio,in  cuniculos  de 
nuanpofsit  ut  uerfet  machinas  illas  fubterraneas.  Contra  uero  aqux  iugi» 
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ter  fluentes  loco  qui  foditur, a natura  denegatae  augent  impeias,at<£  eo  ma 
gis  quo  longius  a fodinis  abeft  amnis  aut  riuus  ad  quem  metallica:  res  lunt 
uchendae.  QuinetiiS  metallicus  uiam  qua  a proxima  regione  & uidnitate 
Iturad  metalla  contemplatur,  bonane  iit  an  mala,  breuis  an  longa.  Quum 
enim  loca  fofsilibus  abundanda  plerunq;  nullas  ferant  fruges,  fitep  necefle 
ut  mercenarias  alrjscp  importentur  omnia,qua:  expetuntur  ad  ufus  uita:  nc 
cellarios,  uia  mala  & longa  multas  moleftias  exhibet  baiulis  8C  uedoribus 
atep  auget  impenfas  rerum  inuctffarum, quare  maioris  eas  uendunt.  Quod 
Vion  tam  mercenarijs  quam  dominis  datdamnu.  Siquidem  propter  rerum 
caritatem  mercenarij  ulitata  Iaboru  mercede  contenti  n5  funt,ncc  cfle  pof* 
funt,fcd  a dominis  petunt  ut  maiorem  iplis  tribuat.  Quod  ni  fecerint,  non 
dant  operas  in  metallis,  fcd  abeunt.  Quancp  autem  lod  metallis  alrjscn  fot 
filibus  grauidi  plcruncp  fint  falubres,quod  a uenris  circuflari  pofsint,  netn 
pe  praecelli  at®  editi,  quidam  tamen  peftilentes  funt,  ut  alijs  libris  dictum 
eft,  qui  lunt  inferipti  de  natura  eorum  quae  effluunt  ex  terra.  Itacp  metallici 
lapientis  eft  non  fodere  locos  uel  fruifruolifsimos,  quoru  certa  pcltilcntia: 
figna  perripit.Etenim  qui  fodit  peltiferos  ei  una  hora  fatis  eft  uita-, alteram 
Orco  fpondet.Metallicus  praeterea  dominu  loci  intuetur  acri  & attento  ani 
rno,  iuftusne  fit  & uir  bonus, an  tyrannus.  Nam  hic  homines  ui  opprelTos 
imperio  coercet, &ad  fe  rapit  bona  coru,ille  iufte  & legitime  impera t,com 
municp  utilitati  feruit.  Vbi  igiturregio  a tyranno  dominatu  premitur,  nec 
ibimerallicus  fodit  uenas, fcd  domini  etiam  uicinu,  cuius  regio  attingit  Io* 
cos  ad  fodiendu  aptos, animo  c5tuctur,amicus'ne  fit  an  inimicus.  Si  i ni  mi* 
cus  fuerit  metallum  illud  cxcurfionibus  hoftium  erit  infeftu.  Quarum  una 
omne  auium,argen tum,  aliudde  fofsile  a domino  multis  impenfis  &labo 
nbus  colIeetu  atCH  comportatu  auferet,  & incutiet  metum  hominibus  mer 
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cede  conductis.  Quo  fradi  in  fugam  fe  conrjcient,  ut  periculo, quod  in  eos 
intenditur,  fe  liberare  pofsint.  Tum  non  foliim  fortunae  metallid  maximo 
in  periculo  erunt,  fed  dus  etiam  uita  in  diferimen  uocabitur.  Ita®  ne  talem 
quidem  locum  fodit.  Quonia  uero  plurcs  metallici  fodere  folent  unius  Io* 
ci  uenas  ex  ea  re  uicinitas  oritur, quam  mctallicus,qui  primus  fofsioni  ope* 
ram  dedit,a  fe  exduderenon  poteft.Etenim  magifter  metallicorSalns  per* 
mittit  poteftatem  fodiendi  tam  inferiores  quam  fuperiores  eiufdcm  uena: 
partcsralqs  tranfuerfas  uenas,  alrjsobliquastfin  alter  ad  fofsioneprimo  ag* 
greditur,uenaqj  metallis  autalqs  fofsilibus  fuerit  grauida,ex  re  eius  no  ent 
propter  malam  uicinitate  omittere  fofsione,  fed  armis  iuftitia:  fua  poterit 
tuen  atep  defendere.  Cum  enim  magifter  metaUicorii  cuiufqj  domini  pof* 
lelsionem  certis  terminis  definiat,  boni  metallici  eft  fe  fuis  finibus  contine* 
reipmdentis  uicinos  ab  iniquo  conatu  legibus  repellere.  Sed  etiam  de  uid 
nuate  fafis.Mctallicus  igitur  fodinam  habeat  loco  montofo,  molliter  deue 
X°’  foU^-tn,[a  ubr  ,tUto’  clu‘ non  Ionge  abfit  a flumine  uel  riuo,quo  mate* 
uehipofsit  ut  lauetur  & excoquatur,ad  quem  etiam  aditus  fit  no 
dtmciIhmus.Qua:  quidem  pofitio  eft  optima.  Ad  eam  uero  quo  qua:®  re* 
jiquaru  propius  accedit,  eo  melior  eft,hoc  contra  peior,  quo  ab  ea  difccdit 
longius.  Nunc  dica  de  his  ad  qua:  aflequenda  metallico  no  opus  eft  fofsio 
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nibus,quod  ea  uis  aquaru  fecum  exuenis  afferat : quoru  duo  generi  Cint; 
fofsilia,coru'mue  ramenta, & fucci.Cum  aut  fontes  fint  ora  ucnarum,e  quis 
bus  iam  difta  emittuntur,  cos  primu  metallicus  confidcrat,  utrum  habeant 
arena  cum  metallis  aut  gemmis  pcrmifta,  an  aquam  alicuius  (iicd  plena  et 
fundant.fi  quid  mctalloru  ucl  gemmarum  in  fontiu  lacunis  fubfederit,non 
ipforu  modo  arenae  funt  lauandac,  fed  etiam  riuoru  qui  ab  cis  deducuntur, 
& fluminu  in  qua:  rurfus  illi  exonerant:  fin  fontes  ex  fefe  aquam  aliquo  fuc 
coinfe<ftacmifcrint,ea  itidem  colligenda  cfttquato  enim  abortus  fui  loco 
longius  defluxerit,  plurescp  combiberit  aquas  fimplices,  tanto  fit  diIutiof| 
tantoqj  magis  eam  uires  deficiunt : attamen  fi  alterius  generis  aquas  nulla* 
aut  non  multas  riui  ccpcrin  t,non  ipfi  tantu,fcd  lacus  etiam, qui  eas  collcgc* 
rint aquas, natura:  funt eiufdem  cum  fontibus,  eundemcp  ufum praebent: 
quo  fime  modo  lacus, quem  Hebraei  mare  mortuu  appellant,  eft  bituminis 
liquidi  plenifsimus : fed  redeo  ad  arenas. Quia  ucro  fontes  effundut  aquas 
in  mare,  lacum, palude, flumcn,riuum,arena  littoris  marini  raro  lauaturetfi 
enim  aqua,ex  fontibus  defluens  in  marc,fecu  rapit  aliquid  metalloru,genv 
manimuc,quia  tamen  id  per  immenfum  aquarii  corpus  difpergitur,et  cum 
arenis  permiftum  aliud  alio  late  difsipatur,  autfubfidit  in  profundo  maris, 
colligi  fere  no  potefteatqj  ob  cafdem  caufas  lacuu  arena:  perraro  fatis  com< 
mode  Iauari  poffunt,ctiamfi  fontes  ex  motibus  orti  in  plerofqj  omnes  furu 
dant  aquasrat  ramenta  mctalloru  & gemmg  ex  fontib.rarifsime  manant  ad 
paludes, quod  plcruncp  fint  in  xquis  & patentibus  locis.  Metallicus  igitur 
primo  fontis  arenas  lauat : deinde  riui  ab  eo  dedudti : tum  fluuq,in  quem  ri 
uus  exonerat : fed  arenas  amnis  longiusa  montib.difccdcntis  in  capeftrem 
planiciem  lauare  opcrxpreciu  non  eft.  V enim  quo  plurcs  fontes  metallift 
ri  aquas  effuderint  in  unu  flumen,  co  maior  fpes  eft  lauacru  fructuofius  fo» 
rc.Porro  ne  arenas  quidem  riuoru  apud  quos  metalla  effofla  lauantur,mc* 
tallicus  negligit.Iam  fucci  gratia  guftandx  funt  aquae  fontiu:cum  autem  in 
ter  femulcu  differant  in  faporc,fcx  carum  genera  cxcocftorpotifsimuobfer 
uat  8c animaducrtit:fa!fas,cx  quibus  fal  excoqui tenitrofas  ex  quibus  nitru: 
aluminofas,cx  quib.alumen:atramentofas,ex  quibus  atramentufiuorium: 
fulfurofas,cx  quib.  fulfunbituminolasaut,ex  quib.  bitume  coqui  tur,color 
ipfe  cocftori  prodit: fed  aqua  marina  iccirco  quod  falfic  fotanae  fimillima  fit, 
deriuata  in  arcas  modice  deprcftas,  8C  folis  caIorib.co<fta,in  fale  fpote  abit: 
tum  etiam  lacuum  quorundam  aqua  fimiliter  falfa  aeftiuis  folibus  ficcata  fit 
(al.Itaqp  hominis  induftrq  & diligentis  eft  haec  quocj  no tare,&  ex  cis  cape 
re  ufum,  atep  afferre  aliquid  ad  comunem  utilitatis  frutftumrrigor  praeterea 
maris  liquidu  bitume,  quod  ex  occultis  fontibus  influit  in  ipfum,  denfat  in 
fuednum  & gagatem,ut  in  libris  de  fubterrancoru  ortu  & caufis  inferipris, 
dixi : utrumcp  uero  idem  mare  cerfis  uetorum  flatibus  comotum,  in  littora 
«rjcitequocirca  etiam  captura  illa  fucani,  ut  corallij.aliqua  curam  defiderat. 
Porro  qui  arenas  lauant  aut  coquunt  aquam  fontanam  ncccfle  eft,  ut  folid 
tos  ctia  lpfos  habeat  cogitatio  loci  habitu  s,uix,falubritatis,  domini, eiusq? 
“““■P*  propter  carum  rerum  difficultatem,  aut  exhauriantur  fumptibus, 
aut  e onis  <x  uita  periditentur.  Hxchatftenus.  Metallicus  poftquam 
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degit  ex  multis  locis  unu  aliquem  natura  aptum  ad  fofliones,in  uenis  ope* 
ram  curamq;  ponit:qux  uel  aliquo  cafu  nudatx  corio,  fe  nobis  offendunt, 
ucl  abftrufx  & latentes  arte  inquiruntur : hoc  cucnire  uulgo  folct,  illud  ra* 
ro:quorum  utruncp  explicandum  cft.  Aliqua  igitur  uis  fine  hominis  indu* 
ftria  & labore  aperit  ucnas  non  uno  modo : etenim  eas  cute  nudat  aut  tor* 
rcns,quod  Fribergi  argcntarrjs  accidit : de  qua  re  fcripfi  in  primo  libro  De 
uetciibus  & nouis  nictallis:aut  uis  ucntoru,  cum  ea  radicitus  extrahit  & ex 
tirpat  arbores, quae  fupra  ucnas  creucrunt:aut  abruptio  faxi.-monte  uero  id 
ipfum  abrupit  uel  diuturnus  & largus  imber,  ucl  terrxmotus,ucl  iefius  fui* 
minis, ucl  uiolenta  niuis  dcuolutio,ucl  impetus  uentorum: 

Qualis  rupes, quam  uertice  montis 
Abfeidit  impulfu  uentorum  adiuta  uctuftas. 

Aut  aratio  ucnas  aperitmam  aratro  glebas  auri  cxcifas  e(fc  etiam  in  Galccia 
Iuftinus  memorix  tradidit:aut  fyluaru  incendium:  quod  argcntarrjs  Hifpa 
rix  accidiflc  feribit  Diodorus  Siculus:  & latis fcitu  cftilludPofidonrjmo* 
ua  germina, argentaria  fcilicct  8C  auraria,  efferbuerunt  incendio, quo  fylux 
cdriagrarunt.  Quinctia  Lucretius  cande  rem  his  uerfibus  latius  explicauit. 
Quod  fupcrcft,xsatcp  aurum  ferrumqj  repertum  eft. 

Et  limu!  argenti  pondus, plumbiqj  poteftas. 

Ignis  ubi  ingentes  fyluas  ardore  cremarat 
Montibus  in  magnis, fcu  coeli  fulmine  milio: 

Siue  quod  inter  fe  bellum  fylucllrc  gerentes 
Hoftibus  intulerant  ignem  formidinis  ergo : 

Siue  quod  indudti  terrx  bonitate,uolcbant 
Pandere  agros  pingucs:&T  pafcua  reddere  rura, 

Siue  feras  interficere, & ditelcere  prxda. 

Nam  fouca  atqj  igni  prius  efi:  uenaricr  ortum, 

Quam  fxpire  plagis  laltum,cambuscp  acre, 

Quicquid  id  clfquacunqj  e cauila  flammeus  ardor 
Horribili  lonitu  fyluas  exederat  altis 
Ab  radicibus, & terram  percoxerat  igni, 

Manabatucnis  feruentibus  in  loca  terrx 
Concaua  conuenicns  argenti  riuus  & auri, 

Acris  item  & plumbi. 

Attamen  poeta  eiufmodi  incendijs  no  tam  uenas  primo  nudatas  elfe,  n to* 
tum  metalloru  opificium  initium  fumpUlTc  ccfet.  Aut  deniqj  ucnas  relcrat 
alia  quxpia  uis:etenim  equus,  II  huic  narrationi  fides  habenda  cft,  Gofcla* 
rix  uenam  plumbaria  ungula  aperuit.  Iftis  igitur  modis  fortuna  nobis  ue* 
nas  largitur.  Arte  aute  occultas  reconditas  ferutamur,  obferuates  primo 
fcaturigines  fontiu,qux  a uenis  longe  abcflc  non  poliunt,  quod  ex  ipfis  ea 
rum  aqua  emanet:deindc  fragmenta  ucnaru,qux  torrens  ex  terra  eruit,lon 
ginquitas  uero  temporis  aliqua  eorum  partem  rurfus'  obruit  terra : uerum 
eiufmodi  fragmenta  fi  fupra  terram  iacuerint,  aut  fint  lxuia,uenx  ab  ipfis 
pleruncp  ablunt  longius,-  quod  torrens  cxtraifta  procul  a Uenis  abripuerit, 
& dum  ea  propelleret  lxuia  fecerit,  fin  in  terra  infixa,  uel  alpera  fuerint,  ad 
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uenas  propius  adfunt.Situs  ctia  con(idcrandus,nam  is  in  caufa  eft  quod  & 
ucnx  magis  aut  minus  terra  obruantur,  & fragmenta  longe  aut  minus  Ion* 
ge  protrudantunucnis  aute  ifto  modo  inuentis  fragmenti  nomen  impone 
re  metallici  folen  t:  tum  uenas  ferutamur  obferuates  pruinas, quibus  omnes 
herbae  cadican  t:h  is  exceptis  qux  crefcunt  fupra  uenas,  quippe  quae  ex  fefe 
emittunt  exhalatione  calida  &C  ficcam,  qux  humidx  concretione  impedit, 
quocirca  tales  herbx  magis  aquis  madent,  cp  pruinis  cadicanqquod  omni 
bus  locis  frigidis  ccrnereTicet,  antea  cy  ad  iuftam  magnitudinem  herbx  per 
ucnerint,  ut  Aprili  S C Maio  menfibus : aut  cum  iam  tocnum  fero  tinu, quod 
cordum  appellanqfaldbus  dcfcclu  fuerit, ut  menfe  Septembri.  Quo  igitur 
loco  herbx  humidx  non  congelant  pruinis,  fubeft  uena : qux  fi  Ipirauerit 
ualde  calidum, ea  terra  fert  herbas  humiles  coloris  n5  uiui.Poftremo  ar* 
bores  quaru  folia  tempore  ucris  fubcxrulea  uel  liuida  funt : rami  inprimis 
fuperiores  infetfti  nigrore  aut  aliquo  alio  colore  n5  naturali : ftipites  bifidi 
& iimiliter.atcy  rami  nigri  uel  difcolorcs:  ea  namcp  opera  effidunt  ualde  ca 
lidi  & (icci  halitus:  qui  nc  radidb.  quidem  arboru  parcunt,  fcd  eas  aduren* 
tes,prorfus  infirmas  reddunt.  Qua  de  caufa  uis  ucntoru  frequentius  extir* 
pat  eius  generis  arbores  cy  rcliquas:ucnx  autem  emittunt  halitus.  Quo  igi 
tur  loco  multx  arbores  longo  quoda  ordine  dilpofi tx  alieniflimo  tempo* 
re  amittunt  uiriditate  & nigrcfcunt,aut  difcolorantur,  crebrocp  ui  ucntoru 
dantur  ad  cafum,ibi  fubeft  uena. Quin  ciim  item  longo  quoda  ordmc,quo 
fc  uena  tcndiqaliqua  herba  uel  aliquod  fungi  genus  crefcit:  quibus  interue 
nia,aut  interdu  alix  etiam  ucnx  proximx  carent.  Atcp  iftis  modis  naturali 
ter  uenx  poliunt  inueniri.  Porro  de  uirgula  furcata  inter  metallicos  multx 
& magnx  contentiones  funt,  na  eam  alq  aiunt  in  uenis  inucnicndis  fibi  ma 
ximo  ufui  efle,alrj  negat.  Qui  tradiationc  &T  ufum  uirgulx  proban  t,  eorum 
alq  primo  furca  cultro  rcfccant  colurna : quam  prx  exteris  ad  uenas  qux* 
rendas  idoneam  cflc  ccnfenttprxfcrtim  fi  corylus  fupra  ucnam  aliquam  cre 
uerit:alrj  pro  uarictate  metalli  diuerfis  uirgulisad  uenas  inquirendas  utun* 
tunetenim  coryli  uirgulas  adhibent  ad  uenas  argenti: fraxini,  ad  xris:picea 
ftri,ad  plumbi, maxime  candidi:cx  ferro  uel  ade  ferri  facias,  ad  auri:drinde 
utricp  uirgulx  cornua  manibus  prehendentes  pugnos  faciunt : necefle  au* 
tem  cftut  digiti  compreffi  ad  cxlumfpeificnt,  ufcy  uirgula  erigatur  ea  par* 
te.qua  cornua  coeunt : tum  huc  & illuc  paffim  per  locos  montofos  uagan* 
tur:itacp  dicunt  fimul  atcp  fupra  ucnam  pedem  pofuerint,  ftatim  uirgulam 
uerfari  oC  uolui,fibicp  prodere  uenam:ubi  pedem  retulerint,  & ab  ea  difcefi 
ferint,rurfum  uirgulam  immobile  manere.  Veru,utipfiafTcrunt,caufarno* 
tionis  uirgulx  eft  uis  ucnaru:ca'cp  interdu  tanta  eft,  ut  arborum,  prope  ue* 
n*s  cref'ccntiu,  ramos  ad  fe  flctftat.  Contra  qui  uirgula  nulli  uiro  bono  gra* 
uicp  ufui  ciTe  pofle  dicunt,hi  uim  ucnaru  iccirco  motionis  eius  caudam  efle 
negant,quod  omnibus  non  folcat  moueri,fed  iftis  tantumodo,qui  cantio* 
nibus  aut  aftuttjS  utuntunuim  prxtcrea  uenaru  negant  ad  fe  trahere  ramos 
arborum,fcd  exhalationem  calidam  & ficcam  aiunt  cos  efficere  contortos» 
...  ,cf.u®  refpondcnt : quod  uis  uenarum  uirgulam,  cum  quidam  c me* 
tai  icis  aut  exteris  hominibus  eam  tenent  in  manibus, no  ucrtaqin  caufa  eft 
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hominis  proprietas  quasdam  fingularis,  quae  uim  uenarum  impedit  atep  al* 
ligattquia  enim  uis  uenarum  ucriat  & uoluit  uirgulam,non  aliter  ac  magnes 
ferru  ad  fe  allicit  &C  trahit,  eam  occulta  hominis  proprietas  debilitat  &C  fran* 
git,  n5  fecus  atq?  alliu  magnetis  uires  infirmat  & excludit : etenim  allij  fucco 
magnes  oblitus  ferrum  ad  fc  non  trahit,ncc  idem  trahit  rubiginofum.  Quin 
etiam  de  tra effatione  uirgulx  nos  admonent,  ut  digitos  leniter  non  ftringa* 
mus,necp  coprimamus  acritcnnam  (i  leniter  tangemus  uirgulam,decidet  iri 
quiunt,anteaqua  uis  uenarum  eam  ucrfet:(in  acriter  conftringemus,uis  ma< 
nuum  ui  uenarum  refiftet,  & eam  fuperabit.  Itaqj,  ut  ipfi  cenlcnt,  quinqj  res 
funtncceflanxad  hoc  ut  uirgula  fuum  faciat  offiriu:  quarum  prima  cft,uir* 
gulx  quantitas : uis  enim  ucnaru  baculum  nimis  magnu  uolucre  nequit:  al* 
tera  uirgulx  figura, nam  nifi  furcata  fiuerit,  eadem  uis  eam  uertere  rio  poteftt 
tertia  uis  ucnaru, qux  natura  uoluendi  habet. quarta  uirgulx  tradatiotquin 
ta  priuatio  proprietatis  occultx.  Ex  iam  didis  autem  folent  concludere  hoc 
modo:fi  quod  uirgula  omnibus  non  moucatur,  in  caufia  cft  inepta  eius  tra* 
datio,  aut  occultaliominis  proprietas,  qux  ui  ucnaru  repugnat  & obfiftit, 
ut  fupra  diximus,  qui  uenas  ipfa  quxrun t n5  necefTe  habent  id  cantionibus' 
(acerc,fcd  fatis  cft  cos  uirgulam  apte  tradarc  pofle,&  occulta  proprietate  ca 
rere.  Virgula  igitur  in  inueniendis  uenis  uiro  bono  grauicp  ufui  efte  poteft. 
Verum  de  ramis  arborum  contortis  plura  non  dicunt  ifti,fcd  manent  in  fen 
tentia.  Cum  autem  hxc  res  controucrfa  fit  & plena  difTenfionis  inter  mctala 
licos,cam  fuis  ponderibus  examinanda  cenfeo:uirgula  diuina,  qua  incanta* 
fores  ferutantur  uenas, ut  annulis  etiam,  fpcculis,  criftallis,quamuis forma 
furex  figurari  poffit,nihil  tamen  ad  rem  intereft  retfta  fit  an  in  aliam  figuram 
formatatnon  enim  ualet  uirgulx  figura,fed  incantamenta  carminu,qux  mi* 
hi  comcmorare  non  liccqnccp  libet.  V eteres  autem,non  ca  modo  qug  ad  ui 
dum  &C  cultum  attincnt,uirgula  diuina  conquifiucrunt,fed  rerum  etiam  for 
mas  uerteruncetenim  incantatores  vtgyptiorii  uirgas,  ut  Hcbrxorum  lite* 
rx  narrant,  in  ferpentes  mutarunt  apud  Homerii  Minerua  fenem  Vlyf* 
(em  uirgula  diuina  repente  in  iuuene  conucrtit,acrurfus  reftituit  in  fenium  i 
Circe  quocp  focios  Vlyflis  mutat  in  befhas,  ciscp  reddit  hominis  effigiem : 
quinetiam  Mercurius  uirga,qux  caduceus  appellatur, uigilatibus  fomnum 
dat,e  fomno  excitat  dormientes.  Itacp  uirgula  diuina  primo  ex  incantatoru 
impuris  fontibus  defluxifle  uidetur  in  metalla: deinde  cum  uiri  boni  abhor* 
rerentab  incantamentis  carminum,cacn  rcrjcerent,uirgulaa  (Tmplici  metalli 
eorum  uulgd  cftrctenta,  &C in  quxrcnais  uenis  ucftigia antiqui  ufus  reman 
(erunt.  Quoniam  ucro  metallicoru  uirgulx  mouentur  etiamfi  eas  incantare 
non  folenqalrj  dicunt,motionis  earum  cauflam  cflc  uim  uenarum, alrj  trada 
tioncm,alrj  utramep.  V enim  qux  ui  ad  fe  attrahendi  prxdita  funt,ca  omnia 
in  orbem  non  torquent  res,  fcd  eas  ad  fc  allidunt,  uerbi  gratia:  magnes  fer* 
rum  non  uoluit,  fcd  id  ad  fc  trahit : 8c  fuccinu  attritu  concalefadum  nort  ucr 
tit  paleas, fcd  fimplicitcrcasadfeallirit:  fimiliteruisuenaru,  fi  eandem  cum 
magnete  aut  fuccino  naturam  haberet,  uirgulam  toties  non  uerfaret,  fcd  fc* 
mei  tantummodo  ad  fpatium  fcmicirculi  uerfatam  reda  ad  fe  traherct,&,ni* 
fi  compreflio  hominis  qui  uirgulam  teneret  in  manibus, ipfi  uenarum  ui  refi 
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fteret  & repugnaret,  uirgulam  ferret  ad  terram : quod  quum  non  fTat,nece(V 
fario  fequitur  tractione  efle  caudam  motionis  uirgulx.  Id  uero  hinc  etiam 
perfpicuum  efl,quod  callidi  ifti  traeflatores  retflam  uirgulam  nocapiunt,fed 
furca  tam,  atep  eam  colurnam,  aut  aliquam  aliam  ita  flexibilem,  ut  fi  fle  tenes 
turin  manibus,  ut  eam  tenere  folent,  omni  homini,  auocuncp  in  loco  ftete»: 
rit,in  orbem  uertatur : nec  mirum  fi  uirgula  non  uerfatur  quum  inertes  eam. 
tenent.  Etenim  cornua  cius  acriter  comprimunt, autleniterftringunt : hoc 
autem  ipfum  uulgo  metallicorum  fidem  facit,  uirgula  uenas  inucniri,  quod 
ea  utentes  cafu  aliquas  inucniunt,  fed  rj dem  multo  fxpius  perdunt  operam, . 
& ut  uenas  inuenire  poflint,  nihilominus  in  fodis  agendis  defatigantur,  tp 
aduerfx  partis  metallici.  Metallicus  igitur,  quia  cum  uirum  bonum  & gra* 
uem  efle  uolumus, uirgula  incantata  non  utitur, quia  rerum  naturx  peritum 
& prudenfem,furcata  intclligit  fibi  ufui  non  efle,  fed  ut  fupra  dixi,habet  nas 
turalia  ucnarum  figna,qux  obferuatltacp  ea  fi  natura  uel  cafus,aliquo  in  los 
co,ad  fodiendu  apto,  patefeci t,ibi  metallicus  agit  foflas,fi  non  offendit, cre» 
bris  foflionibus  ufep  eo  fcrutaturlocum, quoad  uenam  crudariam  repetit. 

Virgula  A.  FoJJu  B. 


Attamen  uenam  dilatatam  raro  laborhominum  apcrit,fcd  plcruncp  uis 
aliqua, interdum  uero  uenxprofundx  puteus  aut  cuniculus.  Venx  autem 
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(nuentae,  ut  etiam  putri  & cuniculi  nomina  reperiunt  aut  exinuentoribus: 
qpo  modo  uena  Carbonaria  Annebergi  nominata  eft,  quod  eam  carbonis 
rius  inuenit : aut  ex  dominis,  ut  Gairica  uallis  Ioachimica:  a Gairicis  ibidem 
parces  poffidentibus : aut  ex  effoflIs,ut  uena  plumbaria  ibidem  i plumbo  ni 


So ,8C  Snebergi  Bifemutaria  a plumbo  dnereo : aut  ex  cafu,ut  fragmentum 
ues  uallis  Ioachimicar,quam  uis  torrentis  aperuicSarpius  tamen  primi  iru< 
uentores  ris,magis  uero  fodinis.nomina  imponunt  aut  perfonas, ut  Capiaris 


Germanici,  Apollinis, Iani : aut  animantis,  ut  Leonis.urli, arietis, uaccae : aut 
rciinanimatx,ut  ciftae  argentariae,  ftabuli  boum : autridiculi.uthelluo  mos 
nonum : autdenique  ominis  boni  caula,ut  donum  dei.  Earfdcm  autem  con 
fuetudinem  appellandi  uenas,  puteos,  cuniculos,  quondam  fuifle  u litatam 
ex  Plinio  intelligimus,  qui  feribit:  Mirum  adhuc  per  Hifpaniasab  Hannis 
bale  olim  inchoatos  puteos  durarelua  ab  inuetoribus  nomina  habentes,  ex 
quis  Bebelo  appellatur  hodieq;,  qui  ccc.  pondo  Hannibali  fumminiftra 
uit  in  dies. 
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r o x i m e prudentia  informaui  metallicos,  dixiqj 
de  eletlhoneloci  fodiendi,  arenae  Iauandg,aquae  co 
; quendae:  funditer  de  inquifitione  uenarum : atque 
ita  perlolui  lecudum  librum,  uenio  ad  tertium,  qui 
eft  de  uenis  ac  fibris  faxorumq?  comilluris.  His  ues 
ro  nominibus  interdu  appellari  terras  canales,  fed 
faspius  ea,  quas  in  uafis  continentur,  alias  dixi,  altes 
I ra  fignificatione  nunc  utor : iplis  enim  nominibus 
( - declaro  res  fo(IIles,quas  terras  receptacula  luo  com 
plexu  coercent.Primo  autem  di cam  de  uenis, qux  altitudine, latitudine,  Ion 
gitudine multum  interfe  differunt:  nam  alia  defummo  terrae  corio  delcens 
dit  in  imam  eius  fcdem,qua  ob  eam  ipfam  rem  nominare  foleo  profundam. 
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Alianecppi 

ditucrfuseius 


multum  fpacij  fe  dilatat : qux 
I,  VciMlliiiMM  B C. 


profundu, fed  fub  terra  latens  in  i 
-*  ' • Mons  A*  D 


iccircodilatata  didtur. 


UBER  TERTI  VS. 

- Alia  magnam  alicuius  Iod  partem  occupat  in  longum  8c  latum  dudta: 

S cumulatam  folcouocare:  nec  enim  quicquam  aliud  e It  quam  aliquo 
um  genere  cumulatus  locus,ut  in  libris  De  fubterraneorQ  ortu  & cau« 
lis  fcripfi.  Eucnit  interdum,  licet  infolenter  & raro,  ut  plures  alicuius  folTilis 
cumuli  in  uno  loco  reperiatur,alti  unum  aut  etiam  alterum  pa(Tum,laci  qua- 
ruor  uel  quincp.quoru  alter  ab  altero  didet  circiter  duos,  tres,  plures  ue  paC= 
fus  : qui  cum  ad  eos  fodiendo  peruentum  fuerit,primo  difci  figura  fe  nobis ' 
oftendunt : deinde  latius  aperiuntur:  poftremo  ex  omnibus  iltiulmodi  cu» 
mulis  plerunqj  Ht  uena  cumulata. 

Mons  A.  b.  c.  r.  VtiucmuUu  e.  F.  G,  H.  l,  K. 


Hocautem  loci  quod  eftmedium  inter  duas  uenas,  interuenium  nomina 
tur : atcp  id  ipfum  mtemallu  fi  fiierit  inter  uenas  dilatatas,  totum  in  terra  oc 
cultatur : fin  mter  profundas,  fumma  eius  pars  palam  ante  oculos  omnium 
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VcntiAtttt*  A,  B.  biteruenium  C.  Alter  tuent  idttttt  D.  E, 
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Deinde  uenae  profunda;  multum  inter  fe  differtlnt  latitudinemam  carum 
alia:  funt  latae pailum,  quaedam  duo  cubita,  alia:  unum,  pedem  alia:,  parum 
femiflem  : quas  omnes  noftri  metallici  latas  uocant.  Quxdam  contra  lata: 
tantummodo  funt  palmum,  alia:  tres  digi(os,duos  alia: : quas  anguft as  nuit 
cupant.  At  in  his  locis, in  quibus  uenae  iunt  latiffimx,  qua:  lata  cit  cubitum, 
autpedem,  aut  femiiTem,  dicitur  angufta  : ut  Cremnirij  ubi  quaedam  uena 
aliqua  fui  parte  quindedm  paiTus  eft  lata,aliqua  decem  & odo, aliqua  uigin 
ti ; cuius  rei  teftimonium  incola:  nobis  dabunt, 

Vf«< prt^ni/ I/t<  A.  X nu (Tofunii inpiflt  B. 


Dilatatae  uero  inter  fe  differunt  altitudine  : etenim  earum  alia:  paflum  u* 
num,aut  duos,  aut  plures  funt  altae,  partim  cubitum,  aliae  pedem,  femifTem 
alix:quas  otpnes  appellare  (olent  altas. Quaedam  contra  altae  funt  palmum, 
aliae  tres  digitos, duos  alix, partim  unum ; quas  humiles  nominant. 


ORIENS 


VelU  iUuuhtmilit  A.  Vtu  iihltti  tht  B, 


SEPTENTRIONES 


Tum  ucna:  profunda:  inter  lc  dittcrunt  cxtenlione  in  longum : alia  enim 
ex  oriente  pertinet  in  occidentem. 

vtnt  ABC.  Commiffur*  D E F.  MERIDIES 
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Alia  contra  ex  feptentrionibus  in  meridiem. 

Vf IU  ABC."  Commijjiinr  DET. 


Sed  ucna  extendatur' nc  ab  oriente,  an  ab  occidente  nobis  indicant  com* 
mifTurac  faxorumihx  enim  ipfae  fioccidcntcm  uerfus  uergunt  in  profundu, 
uena  dicitur  extendi  ab  oriente  in  occidentem : fin  orientem  uerfus, ab  occi* 
dente  in  orientem:  fimiliter  ex  comifTuris  de  meridie  & feptentrionibus  exi 
ftimamus.  Verum  metallici  unamquancp  mundi  partem  in  fex  partes  di* 
ftribuunt:atcp  ad  hunc  modum  faciunt  partes  mundi  quatuor  & uiginti  nu 
mcro:quas  ex  duobus  duodenarqs  numeris  nominant.  Eas  aute  mundi  par 
tes  iplis  fignificat  inftrumcntum,  cuius  haec  eft  ftrudura:primd  faciamus  or 
bem : deinde  a dimidia  cius  parte  ufep  ad  cotrariam  duodecim  redas  lineas, 
quas  Graeci  uocant  j^irs,  Latini  dimetientes  appellare  poflunt,  pari 
interuallointcrfedifl:antes,ducamuspermediumpundu,quodrjdcm  Grae 
ci  uocant  ut  orbem  diuidant  in  quatuor  & uiginti  partes,  undicp 

inter  fe  aequales:  tum  intra  orbem  tria  fiant  tympana:quoru  extremum  con* 
tineat  lineas  aequaliter  fccantes  unamquamcp  quatuor  & uiginti  partium : 
medium  uero  binos  duodenarios  numeros  in  lineis  dimetietibus  utriufque 
inferiptos  : intimum  autem  cxcauatum  capiat  magnetinum  indicem: per 
quem  ea  ex  duodecim  lineis  dimetientibus  reda  traleat,  in  qua  utrobiqj  in* 
Icriptus  fit  numerus  duodenarius. 
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Cum  autem  index,  quem  regit  magnes,  ex  Septentrionibus  refla  Der ti> 
neatmauftrum,nota  xu.  quae  eft  poft eius  caudam, in  figura  fUreJfo^ 
tam,fign,fieat  feptentnones : qux  ante  aciem, meridie : nou  uerdvif^ 
nor,  indicat  orientem,  mferioroccidentem : prxterea  «Im  interdia  mun 
di  partes  pnnapes  femper  ali*  quinq;  fim  no  principales  can  it 
res  pnori  parti  mundi,  poftcriores  dux  pofterior,  afcr  buntur  O Pn°# 
tem  interiefla  &T  media  inter  has  & illas,  diuid7tutrius^Dat'rT^lll|ltaaU* 
parn'  principali  attribuitur,altera,altcri:uerbi  cauiTa  inter^x , , it 
trionum,*:  vi.  orientis,  funt  i.  n.iir.  i u v.i  quibus  i & „ fum  n 
ptentrionS qux fpeflat ad  orientem:,, , & V pane! oricn  P * 

,n  feptemriones : i , i.uerd  dimidia  pars  aflignamr  fcptenmonE  dZnT 

onenn.(^u,  igitur  curam  in  extenaonisuenarumcoLitinn?l  d r d 

ucnam  etiamTubterranea  ftatuat  inftrumentS  metalcum  fupCr 

quod,quaprimum  index  quietus  conftitcrit  cxtrnfin  defcnptum: 

Sra  ex  ocadentc  in  orientem  tfedhocan  illud  ftr  - 5?  V?ut  cons! 

comonftrant : fin  ex  linea,qux  eftirit^v  &^t,Drocedl'f,™l^rar^X°m,n 
ex  medio  v.&  v l.orientis  proaredituT -aut  cStra^ex  medi"1  °^P°^tam  P^> 
tis.Iterumuerd  hoc  an  illud  fitfnobis  comiffur*  Taxorum  cSmonftratrfitl 
liter  de  alqs  mundi  partibus  earumqj  intermediis  decernimus  Ounn 
tem,quot  partes  mundi  faciunt  meuliici,  tot  uentos  mamtant  non  hodi  ^ 
n.  modo  nautx,  & in  his  quofque  noftrates,  fed  Romani  etiam  au. ^ul? 
dam  eis  nomina  partim  latina  pofucrunt.  Dartim  a C7, c ’ ^ e S11011* 

d torum 
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torum  nominaretfunt  nanq?  uenti,ut  partes  mundi,  prindpes  quatuor,fu!v 
folanus  qui  fpiratab  oriente, & ci  contrarius  fauonius,qui  fiat  ex  occidente; 
hic  a Graecis  appellatur,  ille  OTrxAitms.  Auftcr  praeterea,  qui  ex 

meridie  procedit,  Sc  ei  oppofitus  feptentrio,  qui  ex  feptentrionibus  : illum 
v&T/,  hunc  Graeci  A-fom tctti  uocant.  At  uenti  non  principales,  quemadmo 
dum  etiam  panes  mundi  funt  uiginti  numero : nam  inter  binos* uentos  prin 
cipesfempcrfunt  quini  non  principales  intermedii.  Inter  fubfolanum  fcili» 
cet  & auftrum.ornithiar  primo  tenentes  locum  fubfolano  proximum ideiru 
de  caedas : tum  curus,qui  inter  hos  quincp  medius  eft:  poftea  uultumusipo 
(tremo  euronotus,uicinus  auftri : quibus  omnibus,  excepto  uulturno,Gnc 
ci  haecimpofucrunt  nomina,  ltacp  hunc,  qui  ratione  tam  fubtili  uentos  non 
diftinguunt,  eundem  quem  Graeci  nominant  ivfOf/,  efte  dicunt : rurfus  in* 
tcrauftrum&fauonium  primo  eft  altanus  a dextra  auftri  : deinde  libono* 
tus : tum  africus,  medius  inter  hos  quineprpoftea  fubuefperus : poftremo  ar 
geftes  a finiftra  fauonq, quibus,  exceptis  libonoto  & argefte,  latina  (unt  no» 
mina  : fed  Africus  quocp  a Graecis  ?u'4  uocatur.  Eodem  modo  inter  feuo* 
nium&feptentrionem  primo  a dextra  fauonq  funt  eteliae  : deinde  drdus; 
tum  caurUs,  qui  medius  eft  inter  hos  quincp : poftea  corus : poftremo  thra* 
fcias  a finiftra  feptentrionis : quibus  omnibus  excepto  cauro  Greci  nomina 
pofucrunt.Iterum  autem  qui  tam  concila  ratione  uentos  inter  fe  non  difeer* 
nunt  tiofcfj  a Graecis, caurum,  a Latinis  eundem  uentum  dici  aiunt.  Rurfus 
ucro  interfeptentrionem  &fub(blanu,primo  a dextra  feptentrionis  eftGal 
licus:  deinde  fupernas:  tum  aquilo,qui  medius  eft  inter  hos  quincp:  poftea 
boreas : poftremo  carbas  a finiftra  fubfolani : atep  iterum  qui  tantam  uento 
rum  non  pepercrunt  turbam, fed  duodecim  tantumodo  uentos  eftecenfue* 
runt,aut  ad  fummu  quatuordecim, eundem  uentum  cfle  dicunt, quem  Grx* 
ci  fiofiaw,  Latini  aquilonem  appellant.  Sed  ad  hanenoftram  rationem  non 
modo  hanc  numerofam  uentorum  multitudinem  utile  eft  approbare,  fed  e * 
tiam  duplicare, quod  germanoru  nautae  faciunt.  Qui  praeterea  femper  inter 
duos  medium  ex  utrocp  compofitum  numerant : ifto  enim  modo  etiam  itu 
termedias  partes  per  flatum  uentorum  fignificarc  poflumus : ergo  fi  uenaa 
v i.  orientis  tenditfein  v i.occidentis,cx fubfolano  procedere diccturin  fit 
uonium:  quae  ucro  ex  medio  v.  8c  v i.  orientis  progreditur,in  medium  v. 
& v i.  occidetis,  ex  medio  carbae  &C  fubfolani  procedere  diccturin  medium 
argcftae  & fauonrj : fimiliter  de  alijs  mundi  partibus  carucp  intermedrjs  fen* 
tiendum  eft.Metallicus  autem  propter  naturam  magnetis,  qui  ferrei  indicis 
aciem  in  meridiem  dirigit,  ncceftc  habet  ficftatuere  iam  defcriptuminftrua 
mentum  ut  ortus  ci  fit  ad  finiftram : occafus,ad  dextram. 
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MERIDIES 


SEPTENTRIO 

Non  diflimilitcr  ucnx  dilata  tx  inter  fe  differunt  extenfionc  in  latum : in 
quam  ucro  mundi  partem  in  terra  fe  dilatent  etiam  ex  commifluris  iaxorum 
poteft  intclligi.Hae  enim  fi  occidentem  ucrfus  ucrgunt  in  profundum,  uc* 
na  dicitur  ex  oriente  pertinere  in  occidentem : fi  contra  orientem  uerfus,  ex 
occidente  in  orientem.  Eodem  n^odo  ex  commifluris  exiftimarc  poffumus 
de  meridie  & feptentrionibus,  ac  de  partibus  mundi  non  principalibus,  esu 
ruincjj  intermedijs. 

d x Ven4 
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OCCIDENS 


VeM  Iflititi  A.  B.  Cowmifjnr*  C. 


LIBER  TERTIVS.  - - ^ 

■ Similiter  uenarum  dilatataru  aliqux  re  de  dilatant  fe,alt£  oblique, partim 
turuate.  \ent  dilttitireBi  A.  Veni  diUtiti  obliqui  B. 

Vena  dilatata  curuata  C » f 


^ Ac  uch>  etiam  uenac,  quas  profundas  appellamus, diuerfo  modo  fh  pro* 
nindu  terte  delceduntmam  alia  reda,  aliqua  obliqua  fiue  deuexa,alia  torta. 

Veru  profundi  defeendem  reSii  A.  obliqui  B.  torre  c.  


metallica 


Venae  pfgterea  profundae  in  uarietate  locoru,per  quos  fe  tendunt, mult  3 
inter  fc  diferepat.  Nam  aliae  per  deuexum  montis  aut  collis  tendentes  de  eo 
nrnrfiis  no  dcfccndunt.  Montii Imrxiim  A C.  VciM frofuniU  B, 


Aliqua:  de  lumino  motis  aut  collis  ucrtice  per  deuexu  deiccnaum  m ua»» 
!em  aut  cduallem,  rurfuscp  per  decliue  oppofiti  montis  collis  uc  parte  alcen 
dunt.  Manlii deurxwit  A.  Vallis  B.  Oftoftri monti J f a jVecluw  C. 


■HI 
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Quartla  de  monte  aut  colle  defcendentes  in  eampora  planicie  excurrunt,' 

Montis dfKfxum  A,  Campes  b.  VriMpre/iouU  C,  D* 


Cattcrae  per  planiciem  montis  aut  collis  aut  campi  tendunt. 
P'mides momis  A.  Vewtfrofmlt  B. 


/ 


DEiRB  METALLICA  • 

4 n^«de  uen*  profundx  no  parum  inter  fe  diffenmt  in  diuld«i*» t Btit» 
aliam  tranfuerfa  fecat : alia  alia  oblique  diffindit  & quaf,  deculU 


Vnu princifitis  A.  Vrnttunfutrfi  B. 
Vtiu  [riiuriptlem  ollqaf  diffindens-  C. 


Quod  fi  ucna,  qux  alteram  principalem  oblique  diffindit,  durior  quam 
ipfafuerit:  per  eam  penetrat  non  aliter  ac  cuneus  faginus  uc  crreus 

. aliquo  percuffus  per  lignum  molle : fi  moll.or,  eam  pnnapal.s  uel  fe 


mento 


■HUIIU  auuuu  uut,uuua  w»-*  t / I ' 

cum  rapit  ad  pedes  tres,aut  ad  paffium  unu,duos,tres,plures  ue : uel  in  pno* 
rem  partem,  quod  rarius  accidit,  trasfert*  Sed  utrobicpean  em  e eucn  > 
qua:  diffindit  principalem, idem  tedti &fundamenu  habitus  indicat. 
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' VflWpriliripiIiJ  A.  Voi*  ttm  ollqKc  Ifinitns  B. 

Eius  pars  r*pf*  C.  Eiki  ftrs  ot  priorrm  p<rtf m trtnsUti  D. 


Alia  prxterea  uena  profunda  cum  alia  iungitur,fit'cp  cx  duabus  ucl  pluri* 
bus  crudarijs  una.  Aut  ex  duabus  quidem  crudarijs  no  fit  una,  fcd,quia  non 
multum  inter  fe  diftant,&T  altera  in  alteram  ucrgit,uel  alterutra,  cum  iam  de* 
fcendcrint  in  profunda  coniunguntur.  Adconfimiles  modos  ex  tribus  uej 
pluribus  uenis  in  profundo  fit  una. 

DbfKrax  A.  B.  qmrum *fr*^ ollqxf defcerulit,ltfy ftctUert in 
dlterimnergit.  E«non  comwiflio  c. 

Iterum  thtx  utri* : plurum  iltert  ftgtuu  D . rede  defendit  in  fro- 
fiudm terni  telter* fignttt  E.  eMqut,  jtut in ctm utrgit, 

E«wm  comwi&io  F. 


i 
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Porro  ex  unaucna,qux  duriflimo  aliquo  faxo.quafi  roftro, finditur  & di 
uiditur  in  partes,aut  quam  fibrae  in  faxo  molli  difijciut,dux  plurcsue  fiunt; 
qux  interdum  rurfus  inter  fe  coniunguntur, interdum  diuifx  manent. 

Vemtdiuifio  A.  B.  Inflem  partium  conim&io  C. 


Seducnaandiuidaturan  iungaturcum  altera  ex  Tolis  faxoru  commi  (Tua 
ris  intelligi  poteft  : uerbi  caula,  fi  uena  principalis  ex  oriente  pertinet  in  oca 
cidentem,commi(Turx  laxorum  item  ab  oriente  in  profundum  terrg  defeen 
dunt  uerfus  occidentem.  At  uenx  focix,qux  cum  ea  iungitur,fiue  procedit 
ex  partibus  meridiei  fiuefcptentrionunr,  comrnlTurx  Taxorum  fimiliter  ac 
ipfius  extenfio  fc  habent : & cum  uenx  principalis  commiiluris,  quxpoft 
coniun<ftioncm  caedem  mancnt,non  concordant:  nifi  focia  ex  eadem  muna 
di  parte  procedat  ex  qua  principalis.  Tunc  uerouenam  latiorem  nominaa 
mus  principalem  : ftrictiorem,  fociam.  Si  uero  principalis  diuiditur  in  para 
tescommifTurx  faxorum,  qux  partibus  funt,  eandem  defeendendi  in  proa 
fundum  terrx  rationem  feruat  quam  uena  principalis.Sed  dc  uenarum  proa 
fundarum  coniundtione  Sc  parti  tione  fatis, nunc  ad  dilatatas  uenio.  Dilataa 
ta  autem  uena  aut  fecat  profundam  : aut  cum  ea  (ungitur  : aut  ab  eadem  dia 
uulfa  diuiditur  in  panes. 

Vena dilatata fecem profundam  A C.  Vena  profunda  B. 

Vena  dilatata  qu<eiungitur  cum  profunda  D E.  Vena  profunda  F. 

Veru  dilatata  G.  Eiul  dtuulf*  partes  H I» 

Vena  profunda  dilatatam  diucllit  K. 
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Poftremo  uena  profunda  habet  originem  & finem,caput  & caudam.Orl 
go  quidem  dicitur  ea  pars  unde  eft  oria, finis, in  qua  terminatur:  caput  ucro, 
quam  effert  in  lucem, cauda, quam  in  terra  occultat.  V erum  metallici  non  ne 
cefTe  habent  primam  originem  ucnarum  quaerere,  quemadmodum  Agy* 
pti  reges  quondam  ortum  Nili  quaerebant,  fedipfis  fatis  eft  aliquam  uenae 
partem  inueniffc,  ciusqj  extenfionem  cognquifle  : nam  raro  reperiri  origo 
'potcft,itcm  finis.  Sed  uena  uerfus  quam  mundi  partem  caput  proferat  in  lu* 
cem,  aut  caudam  tendat,  cius  fundamentum  & teftum  indicant : hoc  etiam 
pars  pendens  uocatur, illud  iacens : fundamento  autem  uena  nititur, tcftum 
ipfi  impendet : itacp  quum  defeendimus  in  puteum,  pars  ad  quam  uentrem 
ucrtiinus,uenae  fundamen  tu  & fedes  eft : ad  quam  dorfum,te(ftum.  Refpon 
det  autem  aliquo  modo  caput  fundameto,  cauda  tefto : etenim  fi  fundamen 
tum  in  meridie  fuerit  fi  tum,  uena  uerfus  meridiem  caput  profert  in  lucem:  te 
dum  uero,quia  femper  fundamento  opponitur, tunc  eft  in  fepten trionibus 
pofitumrergo  etiam  uena  caudam  tendit  ad  feptentriones : fi  fuerit  profun* 
da  dcuexaifimiliter  de  oriente  8C  occidente  atep  de  partibus  non  principali* 

bus  carumcp  intermedrjs  decernimus.  Veruntamen  cum  uena  profunda  in 

terram  defeendens,  fit  aut  redta,  aut  obliqua,  aut  torta,  fundamentum  obii* 
quae  facile  difeernitur  a tcfto : redbe  uero  non  item : at  tortx  fundamentum 
uertitur  &C  mutatur  in  tedhim  : & contra  tedhim  in  fundamentu : fcd  ea  ple* 
runcg  rurfus  fit  redia  uel  obliqua. 
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At  cumulata  habet  origincm,fincm,caput, caudam,  non  fecusacprofun* 
i.  Tam  autem  cumulatam  quam  dilatatam  facpeiiumcro  ucna  prohmda 
anfuerfa  fecat. 


i 

Origo  A.  Tinis  B.  Caput  C.  C<uit  d. 
Ven< trtnfucrft  E. 


Fibra-  porro, qua:  funt  u cnulx,diftribuun  tur  in  tranfuer(as,inobliquc  ue 
nam  diffindentes, in  focias,in  dilatatas,  in  incumbentcs,tranfuerfa  autem  ue 
namfecat : oblique  diffindens  eam  quafidccuflat.-focia  cum  ipfaiungitur. 
dilatata  uenac  dilatatae  inftar  per  eandem  penetrat : fcd  fibra  dilatata  f que  ac 
profunda  folet  effc  focia. 
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Vtnct  A Fibri  trttifutrft  c. 
Socii  E.  OiLinti  F. 


Obbfar  iiffmiem 


B.  Tundimttui 
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Venlm  quod  ad  extenfionem  & coniumffionem  8c  partitionem  attinet 
,rx  non  aliter  ac  uenac  fe  habent.  Poftremd  c5mi(Turis,  quae  funt  tenuiffu  . 
ac  fibrx,nunc  crebris, modo  raris  faxa  diftinguuntur.  Ex  qua  autem  muru 
parte  uena  pertinet,  eam  uerfus  comiflurac  fua  capitula  femper  proferunt 
lucem.Cum  uero  commifTurac  faxorum  procedere  foleant  ex  aliqua  mun 
; parte  in  eam,  quae  ipG  opponitur, uerbi  caufa  exbrietein  occidente,  fi  eas 
orae  durae  inuerterint,  fit  ut  & hac  ipfac  comir.iflurac,  quae  modo  ex  oriente 
rocedebant  in  occidentem,  contra  ex  occidente  procedant  in  orientem,& 
xa  efficiantur  inuerfa.Tunc  uero  non  commifluris  raris  extenfio  uenarum 
idicatur.fed  crebris. 


Commif]nT*  txoritnte  (ToccleMei  A,  iKuerft  B. 


At  ucnac  pariter  8c  fibrae  uel  folidg  funt,uel  cauernofac,uel  propemodum 
uacuae  rebus  fofsilibus,  & aquis  peruiac.  Sed  folidac  nihil  aquae,aeris  parum 
in  fe  continent,cauernofae  rarius  aquam,  fjpius  aerem,per  uacuas  rebus  fo& 
(ilibus  aquae  pleruncp  manant.  Solid*  autem  uenac  & fibrae  modo  exmat» 
ria  dura,modo  ex  molli,nunc  uero  ex  mediocri  condant. 

VcrufMd  A.  F« bu folii*  B.  Vfiw  entrnofi  C, 
ftbucducrnofd  D.  VflUMCM  E.  Tihdmcut  T. 
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Sed  redeo  ad  uenas : magna  pars  mctallicoru  in  profundis  optimam  e ile 
cenfeteam,qc  v i.ucl  v 1 1. orientis  fc  tendit  in  v i.ucl  v 1 1 1.  occidentis  per 
deuexu  motis,  quod  inclinat  ad  fcptetrioncs:&  cuius  ucnx  tecftu  in  meridie 
eft,fundamentu  uerd  in  feptetrionib.quxcp  caput  ctia,quod  femper  rcfpon 
dere  dixi  fundameto,  profert  in  feptetriones:8£ cuius  deniqj  comilTurg  faxo 
rum,fua  capitula  proferunt  in  oriente.  Secundas  uerd  tribuut  Uenar,quf  con 
trae  v l.uel  v i i.ocddentisfetenditin  vi.uel  vii.orientisperdcuexumon 
tis,quod  fimiliter  inclinat  ad  feptctriones,cuius'cp  uenx  tecftu  etiam  in  meri» 
die  eft,fundamentu  uerd  in  feptentrionib.&  quf  caput  profert  in  feptentrio 
nesrcuius  deniqj  comiflurx  faxoru  fua  capitula  proferunt  in  occidente.  T er 
tias  aut  deferunt  ad  uenam,  quae  e x i l.feptentrionu  pertinet  in  x i i.meri* 
dici  per  deuexu  montisfquod  fpecftat  ad  oriente:&  cuius  uenx  tecftu  in  occi 
dentem  eft,fundamentu  uerd  in  oriete:qux'cp  caput  profert  in  oriente:cuius 
deniqj  comiflurx  faxoru  fua  capitula  proferunt  in  feptctriones.Itacp  his  ue< 
nis  omnia  tribuunt,paru  aut  nihil  iftis, qux  capita  fua,uel  quaru  faxoru  com 
tnifliirx  capitula  proferunt  in  meridie  aut  occidente. Quauis  cnim.inquiut, 
interdii  in  cis  luceant  fcintillx  metalli  puri  adhxrefcetis  ad  lapides,  aut  eiuG> 
dem  inucniatur  maflx,hx  tamc  adeo  paucx  funt,  ut  earu  caufia  fodere  tales 
uenas  opcrxprcciu  nort  fitjquarc  metallici,  fi  fpe  ipfis  iniecfta  de  copia  meul 
lorum  duifti,in  fodiendo  pcrfeucraUerint,  femper  opera  & oleum  perdunt : 
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etenim  eius  generis  uenac,  quod  Tolis  radij  ex  cis  materia  metallicam  rlieifc. 
paru  metalli  gignunt  Re  aut  uera  necn  experimentu  cSfentit  metallicis,  qui 
ia  de  ucnis  ccnTenqnec  eoru  ratio  eft  firma:  liquide  uenas,qux  ex  oriete  per 
tinent  in  occidente  per  deuexu  montis,  quod  inclinat  ad  meridie,  qusecp  ca 

Eia  proferunt  in  cande  meridie  no  minus  elTe  grauidas  metallis,  qj  eas, qui* 
us  primas  in  bonitateifti  metallici  dare  foleiUj:  proximis  annis  dedarauit 
AlbcrthamiuenaLaurcntiana,  qua  etiam  noftri  donum  diuinu  appellant, 
permultu  enim  argenti  puri  ex  ipfa  cflrbderutEt  nuper  Annebergi  urna, no 
mine  ipfius  coclcftiu  exercitus  nuncupaa,  planu  fecit  multo  argento,uenas 

3uae  ex  feptentrionib.fe  tendunt  ad  mcridie,quaccp  capita  proferunt  in  oed 
entem,  nihilo  minus  ede  diuites  metalloru,  quam  eas  qua:  capita  proferut 
in  oriente.  At  calores  a fole  nequeunt  ex  dufmodi  uenis  extrahere  materia 
meullica:ut  enim  e fumma  terrg  cute  uapores  elidaqin  eius  uifcera  ufq?  non 
penetra tnf  aer  cuniculi,que  terra  ad  duos  palliis  folida  tegit  ac  uelat,xftate 
frigidus  eft : hxc  enim  intermedia  terra  reprimit  (olis  impetu:  qua  rem  cum 
notam  habeat  calididimaru  regionu  incola:  atep  habitatores  interdiu  in  (pe 
iunds  tacent, q eos  a nimio  folis  ardore  defendunt:quinctia  antum  abeft  ut 
fol  i profundo  terrx  materia  metallica  eliciat,  ut  ne  exiccare  quidc  poflit  ple 
rofcp  locos  uenis  abundates,propterca  qi  ueftiti  arboribus  (int  8c  umbroli. 
Porro  ali)  quidc  mctallid  ex  omnis  generis  metalli  uenis,  eas,  quas  dixi,eli* 
gunt:alrj  uero  improbant  xrarias,iam  didis  cotrario  modo  fc  habentes:qul 
bus  etiam  ipfis  nihil  rationis  uidetur  eflc.Nam  quae  cauda  ede  podet  cur  fol 
ex  uenis  xrarrjs  materia  axis  n5  cliciatCutex  argenarrjs,argcnti,ex  aurarijs, 
auri^Prxterea  quida  metallid,quoru  e numero  fuit  Calbus,fluuios  & riuos 
auriferos  inter  fe  difhnguut.  Fluuius,inquiunt,  aut  riuus  arenularu  & grano 
rum  auri  maxime  eft  ferax, qui  ab  oriente  manat  8c  fluit  in  ocddcnte:atqj  al< 
luit  radices  montiu  qui  funt  in  fcptcntrionib.ITti.  Planitiem  uero  capeftrem 
habet  in  meridie  aut  occidcte.  Secundas  aut  tenet  fluuius  uel  riuus,  qui  coru 
trario  curfu  ab  occidente  manans,  oriente  petit:qui  habet  in  feptetrionibus 
montes,in  meridie  planitiem  capeftrem.  T ertias  uero  deferunt  fluuio  uel  ri< 
uo,qui  a feptentrionib.manat  in  meridie  & alluit  radices  montiu  qui  fiintin 
oriente  firi.  At  omniu  minime  aiunt  auri  ferace  ede  fluuiu  uel  riuum,qui  con 
trano  curfu  a meridie  manas,  feptentriones  petit : Sc  alluit  radices  montium 
qui  in  oeddente  liti  funt.  Poftremo  fluurj  uel  riui,qui  ab  orientis  folis  parti* 
bus  manant  in  obeuntis  partes, aut  qui  a feptentrionu  partibus  manat  in  me 
ridiei  partes,  quo  propius  ad  iam  laudatos  accedunt,eo  fiint  auri  feraciores; 
quo  logius  ab  eis  difecdunt,eo  funt  miniis  auri  feraces.Sic  ifti  fentiut  de  flu* 
uijs  & riuis.Quia  uero  aurii  non  gignitur  in  fluurjs  &riuis,  utlib.Dcfubter 
raneoru  ortu  & caulis  y.  dilputauimus  contra  Albertu,  fedauenis  & fibris 
abreptu  confidit  in  amnium  riuoru 'ue  arenis,qualemcucp  tadem  curfum  te* 
nuerit  fluuius  aut  riuus  in  eo  auru  inueniri  pofle  rationi  eft  confentaneu,  cui 
expemnentu  etia  no  repugnat  AtUmen  auru  in  ucnis  & fibris.qug  funt  fub 
ueo  nuuqucl  riui,ut  in  exteris  gigni  &inueniri  non  negamus. 

Libri  tarij  De  re  metallica  finis. 
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E r t I v s liber  explanauit  uar/as  8c  multiplices 
ucnarum  Sc  fibraru  differentias. Quartus  hic  areas 
fodinarum  & rationem  dimetiendi  explicabit,  at» 
quead  officia  metallica  defledtet.  Itaq?  metallicus, 
fi  uena,quam  aperuit,ipfi  cordi  eft,  primo  quoque 
tempore  adit  ad  magi ftrum  metallicorum  «perit* 
ut  ei  det  ius  fodinae.  Huius  enim  eftproprium  offi 
cium  atep  munus  fodinas  addicere,  Itaqj  primo  il* 
Ii, utuen*inuentori, caput  fodinarum  addicit,  eae» 
teris  prout  ex  ordine  quifep  perit,reliquas  fodinas.  Modus  autem  arcae  fodi 
narum  menlura  paffus  comprehenditur,  qui  metallicis  eftfex  pcdunratque 
menfura  quidem  eftutriufq;  manus  extenfg  una  cum  latitudine  pedtorisifed 
aliae  gentes  aliam  ei  longitudinem  tribuunt  :nam  Graecis  qui  'ofyiay  nomi» 
l nant, eft  fex  pcdum,Romanis  quinep.  Haec  autem  menfura  metallicis  ufitata 
ex  Graecorum  confuetudineuideripoteftdcfluxiffead  Germanos.  Veruin 
es  metallicus  propius  accedit  ad  longitudinem  pedis  Graeci : nameotri» 
us  tantummodo  digiti, item  Graeci,quartis  partibus  longior  eft,  fcd  aeque 
Sc  Romanis  diuiditur  in  fuas  duodecim  uncias.  Paffus  autem  mulriplicatus 
In  unum, duo, tria,plura'ue  demenia  procedit : at  demenium  quoquouerfus 
paffuum  eft  ieptem.  Sed  area  fodinaru  pleruncp  quadrata  eft  aut  longarqua 
drat*  omnia  latera  funt  paria:  ergo  duorum  numeri  in  fe  multiplicati  fum» 
mam  paftuum  quadratoru  conficiut  uerbi  caufla : demenfi  forma  eft  undicp 
paffuum  feptem.  Hunc  numeru  in  femulriplicato,&:  fiunt  paffus  xtix. 


Quaint*  grex  flue  iemtnfi  formg, 
VII. 
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Longa:  uero  are*  latera  longitudinis  funt  paria : fimiliter  latitudinis : et* 
go  unius  lateris  longitudinis  numerus  fi  multiplicatus  fuerit  cum  alterius  la 
teris  latitudinis  numero,  ea  fumma  paffuum  quadratorum,  quae  ex  multipli 
catione  fit,are* eft  longae:  exempli  cauffa:  demenfi  duplicati  forma  palliis 
habetlongitudinis  xini,  latitudinis  v 1 1,  qui  duo  numeri  in  fe  multipli 
cati  efficiunt  paffus  x c v 1 1 1. 
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Quoniam  uero  areae  fodinarum  in  formis  differunt  pro  urnarum  uanet* 
U res  ipfa  poftulaqut  copiofius  difTeram  de  cis.carScBdimenGonibus.Si  igi 
cur  uena  profunda  fuerit,  area  capitis  fodinarum  conflat  ex  tribus  dcmenfis 
duplicari  s,id  efl,  pafTus  comple&iturlongitudinis  xtn.  latitudinis  yi  J. 
quibus  numeris  in  fe  multiplicatis  finnt  pafTus  c c x c 1 1 n.  atq,  his  terminis 
magi  fler  metallicorum  circumfcribit  ius  domini  capitis  fodinarum. 

Arce  aptis  foiintntm  fami. 


ALII  ^ _ 

Sed  alterius  cuiufqs  fodinae  area  ex  utra  capitis  fodinaru  parte  erit,&  qua 
ta,id  eft  an  proxima  capiti  uel  fecunda.uel  terria,ucl  alia  deinceps, componw 

turexduob.demenfisduph'catis.Paffusigiturhabctfongitudinis  xxviii» 

latitudinis  vii.  paflus  autem  longitudinis  cum  pafCb.  latitudinis  mulup  t* 
cando  efficiemus  pafTus  cxcvi.  quos  fuo  complexu  recipit  arex& his  ter* 

minis  magifler  mctallicoru  definit  ius  domini  uel  focietatis  cuiulqt  fodinae. 
Are  * faJaurm  forni' 
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V enim  uenac  partcm.qu*  primo  inuenta  foditur, caput  fodinaru  appd' 
lamus.quod  ab  eo  & reliquae  fodinae  procedaqut  nerui  a capite, & magilter 
metallicorum  ordiatur  dimenfionem : hac  autem  de  caufla  capiti  affignat  a* 
ream  capaciorem  quam  alrjs  fodinis,utprimo  uenac  inuentori  meritam  gra* 
tiam  rcfcrat,&  cgtcros  metallicos  excitet  ad  fludium  quxrcndaru  uenarum. 
Sed  quia  fodinaru  areae  faepenumero  pertinent  ufcp  ad  torrente,  aut  riuum. 
aut  amiiem,  ultima  fi  abfolui  nonpoteft,fubcifiuum  uocatur.  Quod  fi  de* 
menfum  duplicatum  fuerit,  eius  ius  magifler  metallicorum  dat  illi  qui  pn* 
mo  petrj  t:fin  demenfum  fimplex  uel  paulo  plus,  id  ipfum  in  proximas  utrin 
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quefodinas  diftribnit : mons  uero  eft  metallicorum,  ut  ultra  flumen  pri» 
mus  habeat  in  uenx  parte  aducrfa  aream  noui  capitis  fodinarum,  quod  ad» 
uerfum  nominant : alij  uero  tanmmmodo  arcam  fodinx.  Quonda  unaqux 
que  arca  capitis  fodinarum  conflabat  ex  tribus  demenfis  duplicatis  & uno 
fimplici,id  cft  palliis  habebat  longitudinis  x lix.  latitudinis  vn.  Itacphas 
duas  lummas  in  fc  multiplicato, « fient  paiTus quadrati  ccclxiii.  quae 
fumma  effidt  arcam  ueteris  capitis  fodinarum. 

A Ttt  Mrtfris  ctpitisfodouTmfonat, 

XL1X 


X LIX 

Veteris  uerocuiufcp  fodine  arca  demenf?  (implicis  forma  habebat,  id  cft, 
paffus  longitudinis  & latitudinis  vi  1.  cratcp  quadrata:  quam  refpicientes 
metallici  uel  hodie  latitudine  cuiufcp  areae, quae  eft  fodinis  ucnac  profondx, 
quadratum  nominat.  Hic  autem  folennis  ritus  dimetiendae  uenx  olim  fuit: 
Quamprimum  fodor  reperiebat  metallum,  eam  rcmmagiftro  metallicoru 
& decumano  indicabat,qui  uel  ipfi  de  oppido  exibarttin  montes, uel  eo  mit 
tebant  fidei  bonos  uiros,  ad  minimu  duos,  ut  confpicerent  ucnam  metallis 
grauidam.Itacp  fi  ipfam  dignam  dimenfionis  putaflent,  magifter  metallico» 
rum  rurfus  ftato  dic  egrclTus, primum  uenx  illius  inuentorem  Gc  interroga» 
bat  de  ucna  & fodina : qux  tua  ucna  effrqux  fodina  metallo  fcccundaTtunc 
ipfc  digitum  ad  ucnam  luam  fodinamqi  intendens, eas  eSmonfirabat : mox 
iubebat  eum  accedere  ad  fuculam  machinx  tracftorix,  & imponere  capiti 
duos  dextra  digitos,darai^uoceiurarehociufiurandum.Iuro  per  deum  di 
uosqp  omnes,&  teftor  eofdcm.hanc  uenam  meam  efle:atcp  adeo  fi  mea  non 
eft.ncqj  hoc  meum  caput.neque  hxc  mea  manus  pdfthac  fuum  officium  fe» 
ciat.  Deinde  magifter  metallicorum  orfusamedia  fuculx  parte  metiebatur 
uenam  funiculo,  dabatep  uenx  inuentori  demerifum  primo  dimidium,  tum 
tria  integra : poftea  unum  regi  uel  principi,  alterum  eius  uxori,  tertium  ma» 
giftro  equitum,quartum  pinccrnx: quintum  cubiculario,  fcxtumfibrjpfMi 
militer  orfus  ab  altera  fuculx  parte  dimetiebatur  uenam.  Sic  uero  primus  ue 
nx  inuentor  nandlccbatur  caput  fodinarum,  id  cft,  feptem  demenfa  fimpli» 
cia : at  rex  uel  princeps  8c  eius  uxor  & infignes  ifti  aulici,  magiftcrcp  metalli 
cocoru,  finguli  bina  demenfa,  fiue  duas  areas  ueteres  : qux  cauda  cft  cur  in 
Mifena  Fribergi  unius  uenx  tam  multi  tamqj  inter  fe  coniuncfti  putri  folent 
inueniri,  quos  partim  petuftas  obruit : ucruntamen  fi  magifter  metallico» 
rum  iam  ante  in  alterutra  putei  parte  alteri  inuentori  & his  quos  modo  no» 
minaui,  conftituiflet  arearum  terminos,  quotquot  arcas  in  ea  dare  non  po» 
tuit,  in  altera  duplicabat,  fin  inutraqueputei  parte  iamante  terminis  defi» 
niuifletius  arcarum,  liberam  tantummodo  uenx  partem  dimetiebatur  quo 
modo  interdum  illud  accidit  ut  aliqui  ex  his,  quos  nominauimus,  nullas 
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arcas  adipifcerCntur.Hodie  cum  ricus  ille  (blennis  fcruetur, ratio  uensc  dlme 
tiendg,&  iuris  dandi  eft  comutata.  Siquidem,  ut  fupra  explicaui,area  capitis 
fodinarum  condat  ex  tribus  demeniis  duplicans, cuiufq?  uerd  alterius  fodi* 
nae,  ex  duobus  : &magidermetallicoruuniufcumicpfodinx  iusdateiqui 
priind  petrjL  Rex  ucro  uel  princeps,  quia  omnemetallum  ueiftigale  eft  ipfl 
ex  parte  pleruncp  decuma,  ea  contentus  eft.  Verum  cuiufcp  areae,  fiue  uetus 
fiue  noua  (uerit,dimidia  latitudinis  pars  fcmpcr  eft  in  fundamcto  uena:  pro» 
(undar,dimidia  in  teifto.  Quinctiam  (i  uena  recta  dcfcendit  in  terram,  tota  a» 
rea  (imiliter  rcdta  dcfcendit : (in  uena  fuerit  deuexa,  tota  quocp  area  deuexa 
erit,  cuius  latitudinis  ius  area:  dominus  quatenus  uena  dcfcendit  in  profim» 
dum  terrae, perpetuo  retinet.  Porro  magifter  metallicoru  rogatus  uni  domi 
no  uel  focietati  dat  ius  non  modo  capitis  fodinarum  aut  fodinae  alicuius  fed 
capitis  etiam  fodinarum  & proxima:  fodinae,  aut  duarum  fodinaru  cornua» 
iftarum.Hatftcnus  de  formis  arearum  uena:  profunda:,  carum  cp  dimcnfioni 
bus,nunc  uenio  ad  ucnam  dilatata : cuius  areas  non  uno  modo  lori  circum» 
fcriptio  metitur.  Nam  alicubi  magifter  metallicorum  ds  formas  dat  fimilli» 
mas  formis  arearu  ucnx  profunda: : quo  fane  modo  area  capitis  quidem  fb» 
dinarum  conflat  ex  tribus  dem  en  (is  duplicatis,alterius  ucro  cuiufq;  fodinae 
ex  duobus,ut  fupra  fu  (Ius  explicaui.  Veru  tamen  tunc  dimetitur  fodinarum 
areas  funiculo  non  tantum  ab  are;  capitis  fodinarum  fronte  8C  a tergo.ut  fa» 
cere  affolet  cum  formas  arearu  dat  dominus  uena:  profunda:,  fed  edam  a Ia» 
teribus : atcp  ifto  modo  formatur  areat  ciimin  uallc  torrens  aliaue  uis  fic  ape 
ruit  ucnam  dilatatam,ut  in  utrocp  deuexo  monris,aut  collis, aut  campi  appa 
reat:  alicubi  uerd  magifter  metallicorum  area:  capiris  fodinaru  latitudinem 
duplica  t,efRritur'cp  pafluum  xiiu.  alterius  autem  cuiufcp  fodin;  (implex 
manet,  id  eft  pa (Tuum  v 1 1,  at  longitudinem  nullis  terminis  definit.  Aliubi 
area  capide  fodinaru  conflat  quidem  ex  tribus  demeniis  duplicatis,  fed  paf» 
(u«  latitudinis  habet  x 1 1 1 1,  longitudinis  uerd  x x i. 


Are»  «pini  ftiinmmfatmu 
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Similiter  area  alterius  cuiufqs  fodinae  componitur  ex  duobus  dem  en  fis 
■ duplicans  ut  paffits  latitudinis  habeat  x 1 1 1 1.  & totidem  longitudinis. 
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aliquem  locum  riuis  & ualleculis  terminiscp  definitum.  «“««  area 

cu?us tandem fornix fuerit,  rerta defccndit  .n.mam terre fcdem,quaree.us 

dominus  habet  ius  partis  omnium  ucrtarumdilatataru,quarfub  prima  funt, 

nonaliterac dominus  areae  uenx  profunda  ms  habet  tant*  parus  al.arum 
omnium  ucnarum  profundarum.quanta  intra  arcae  terminos  eft.  etemmut 
ubicuncfi  una  inuenta  ucna  profunda  eft,  non  procul  inuenitur  alia,  ita  ubi# 
cunqueuna inuen, tur ucna dilatata, fub ea plures  funt.  Poftremo  uenam 
aZ%  cumulatam  mag.ftri  metallicorum  mulnfenam  paruuntur  m areas  et 
enimaliubi  area  capiti!  coftat  ex  tribus  demenfis  fic duplicatis  ut  paftusha# 
beat  latitudinis  x.m.  longitudinis  xx..  quxcp  uer°  ahafod.nacompo 
nitur  ex  duobus  demenfis  duplicatis,  formamcp  habet  quadrata,  id  eft  paU 

fuslarimdinis  x.m.  & totidem  longitudinis.  Ahub.uero  area  upitisfod, 

narum  conftat  ex  tribus  demenfis  fimplicibus,  eftcg  latitudo  eiuspalTuum 
viV.  longitudo  xx  t.  qui  duo  numeri  in  fe  multiplicati  conficiunt  paflu» 
quadratos  cxlvii. 

Atcc  c i fit  is  foAinsrumformi. 
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Quae»  uero  alia  fodina  componitur  cx  uno  demenfo  duplicatolAIiub 

areae  capitis  fodinarum  datur  demcnfi  duplicati  forma, cuicp  uero  a 1 
nae  demenfi  fimplicis.  Aliubi  denicp  ius  totius  alicuius  loa,  nuul.s  uaiie cu, 
lis,alrjscn  terminis  definiti,tribuitur  uni  domino  autfocictati.C^u 
mnis  arca  uenx  cumulata:  aut  dilatatx  reda  defeendit  in  imum  terrx. 
area  cuiufcR  fodinx  ideo  terminis  deferibitur,  ne  lis  oriatur  inter  uian 

fodinarum  dominos:  termini  autem  quondam  metallicis  ruerunt  o u 

xa : atep  cx  eo  nomen  inuenerunt : nam  faxum  terminale  nunc  etiam  c 
nus  appcllatunhodie  uero  ftipites  acerni  uel  querni  uel  picei, annu  is  err 
fuperne  muniti  ne  mutilentur,ad  faxa  terminalia affigutur,  ut  fint  magis  m 

gnes.Eodcm  modo  quondam  agros  (axis  aut  ftipitibus  termina  i us  e 

ptos  fuifie  non  libri  modo  De  limitibus  agrorii  feripti,  fed  etiam  P®eta*y*” 
carmina  teftanrur.  Atq?  arcarum  fecundum  uenas,  qux  fodiuntur,  iuc  a, 
hx  (unt  formx. Cuniculi  uero  duplices  funt:uni  nullum  ius  pofldiionts 
bcnt,alteri  habent  aliquod  ius  pofleffionis : nam  cum  metallicus  in  uno  a i* 
quo  loco  prx  uliginis  abundantia  uenam  aperire  non  poteft,  ab  lpiiuspar* 
te  decliui  or(us  ufqj  ad  cum  terminum,  ubi  ucna  fit  quxrenda,  ducit  to  am 
patentem  latius  8 C fumma  parte  apertam,atquc  in  altitudinem  tripedaneam 
deprefiam,  per  quam  aqua  defluit,  ut  locusficcatus  fit  aptus  ad  foffiones. 
Quod  fi  non  fatis  ea  foda  patenti  ficcatur,aut  puteus,  quem  iamprimurn  ce# 
pit  fodcre,laborat  multitudine  aquarum,  adit  ad  magiftrum  metallicoru  SC 
petit  ut  ei  det  ius  cuniculi : quo  dato  cuniculum  agit,  in  cuius  canales  omnis 
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aqua  deriuetur,  ut  fiat  locus  aut  puteus  idoneus  ad  foflionem.  Quia  ucro  4 
fummo  terrae  corio  ufq?  ad  folu  huius  generis  cuniculi  non  funt  feptem  pa& 
fus,  nihil  iuris  habet,  praeter  hoc  unii  quod  domini  fodinaru,  in  quoru  areis 
dominus  cuniculi  effodit  aurum  ucl  argen  tum,ipii  foluant  pccuniam,quam 
impendit  in  arcas,  ctim  per  eas  cuniculum  ageret.  Verum  fupra  os  cuniculi 
& infra  ipfum  altitudine  paffuum  trium  & dimidrj  nemini  licitu  eft  alterum 
cuniculum  inchoare  hac  de  cauda,  quod  eius  generis  cuniculus  in  alterum, 
qui  integru  poffcffionis  ius  habet,  mutari  folcat,  ctim  iair  altitudine  feptem 
paffuum,  ucl  decem,  prout  in  quoq;  loco  uctus  confuetudo  legis  uim  obtis 
neqareas  fodinarum  ficcct.Itaqj  alterum  genus  cuniculi  primum  hoc  ius  ha 
bet : quicquid  metalli  cius  dominus  ucl  forietas  inucnit  in  areis  fodinarum, 
per  quas  agitur,id  totum  altitudine  paffus  & quartg  eius  partis  ipfius  cff.Su 
perioribu?  autem  proxirr  is  feculis  cuniculi  dominus  erat  in  poflcfiione  om 
nis  metalli,  quod  foflbr  ftans  in  folo  cuniculi  attingebat  batillo,  cuius  mas 
nubrium  non  effet  longius  ufitato  ac  trito.  Sed  hodie  domino  cuniculi  ccrs 
ta  altitudo  & latitudo  prarfcribitur,nc  fi  manubriu  batilli  fiat  longius  quam 
par  fiqdomini  fodinarum  damnum  faciant.Dcinde  unaquarq;  fodina  mctal 
lis  qua:  effodiuntur  grauida,quam  cuniculus  ficcat,cuicp  fuppeditat  auram, 
ueifrigalis  eft  domino  cuniculi  ex  parte  nona.Quod  fi  plurcs  cius  generiseu 
niculi  in  unam  aream  metallis  foccundam  aguntur,  omnesep  eam  ficcantfiC 
fuppeditant  auram,  de  metallo,  quod  quidem  fupra  fotum  cuiufqj  cuniculi 
effoditur,cius  domino  datur  nona : quod  infra  folum  cuiufq;  cuniculi  fodis 
cur,fempcr  proxime  fcquetis  cuniculi  domino.  At  fi  inferior  cuniculus  non 
dum  ficcat  puteum  area:  illius,ct'cp  non  fuppeditet  auram,  de  metallo  etiam, 
quodinfra  folum  fuperioris  foditur,  ipfius  domino  daturnona:nec  etiam 
ullus  cuniculus  alterum  priuat  iure  nona:  partis,  nifi  inferiora  cuius  folo  u& 
que  ad  folum  fuperioris  fint  feptem  paffus  ucl  decem  prout  rex  ucl  princeps 
dedit  legem.T um  totius  pecunig.qua  cuniculi  dominus  impendit  in  arcam, 
per  quam  agit  cuniculum,quartam  partem  dominus  area:  foluit : quod  ni  fe 
cerit  ei  licitum  non  eft  canalibus  uti.Poftremo  quafcunq?  ucnas  inucnit  dos 
minus,cuius  impendijs  agitur  cuniculus,  quarum  ius  nulli  ante  datum  eft, ei 
petenti  magifter  metallicorum  dat  ius  capitis  fodinarum  tantum, ucl  capitis 
fodinarum  pariter  pariterep  proxima:fodina: : fed  confuetudo  uetus  dat  lis 
bertatem  cuniculi  agendi  quaquauerfus  in  perpetuam  longitudinem.  Prxs 
terea  hodie  ei,qui  primo  inchoat  cuniculum, petenti  no  modo  datur  ius  eu* 
niculi,  led  capitis  etiam  fodinarum,  & interdum  proxima:  quoque  fodinae* 
Quondam  ucro  dominus  Cuniculi  tantum  loci  poffidebat,  quantum  fagits 
ta,quam  mitteret  arcus, peruolaret : atque  in  eo  armenta  pafcercipfi  licitum 
erat  . aut  uetus  confuetudo  fiifcepit,  ut,  fi  multarum  alicuius  ucnx  arcarum 
putei  propter  multitudinem  aquarum  non  foderentur,  magiftcrmetallicos 
rum  adhiro  cuniculum  ius  magna:  arca:  daret.  Ctim  autem  iam  egiffet  cunis 
culum  ufquead  ueteres  puteos,  mctallumcp  inucniffet,redibat  admaoiftru, 
& petebat  ut  terminis  circumfcribcrct  &C  definiret  ius  area:.  Itaqj  is  uiia  cum 
aliquot  oppidi  ciuibus,  in  quorum  locum  nunc  iurati  fucceffcrunt,  in  mons 
tem  exibat, & faxis  terminalibus  definiebat  aream  magnam,  qua:  conftabat 
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feptem  dementis  duplicatis,  id  eft  pafTus  habebat  logitudinis  x c v i 1 u 
latitudinis  feptem : qui  duo  numeri  in  fe  mutuo  multiplicati  effidumpalTus 
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Priftinus  autem  hic  mosutercp  immutatus  efonouocp  utimur.  Dixi  de 
cuniculis, nunc  dicam  de  hercifcundis  fodinis  ac  cuniculis.  Vn.  autem  donri 
no  lici  tum  eftpoflidere  & fodere  unam  integram  fodinae  aream,  duu,  t S 
plures'ue : fimiliter  unum  integrum  cuniculu,aut  plures,  modo 
metallicarum  & decretis  magiftri  metallicorum  obtemperet: 
facit  impenfas  in  fodinas,!!  foerint  mctaUii ifoccundx/olus  ex :eis  Wum 
pit : attamen  cdm  multx  magnxq;  impenfx  faciendae  funt  i m fod “J 
magifter  metallicorum  primo  dedit  ius  ipfius.plenmcp  ahos  fifoafafo  q 
cum  eo  focietatem  coeant,&  ex  parte  impfndantfumptus.lucmm^au 
mnum  faciant  ex  fodina.  Quanqua  autcm  area^t^iiwmm  & cumculorurn 
indiuidu®  manent,  tamen  propter  impenfam  & frudum  qux^  fodm 
cuniculus,  tanquam  aliquod  totu  in  partes  d juidi  dicitur  jqu* 

tiplex  eft:  nam  fodina.qudd  etiam  decumculointelligendu.ncftautdiu 

tur  in  duas  dimidias  partes,tanqua  as  in  duos  femifles : quo  modo  duo  do 
mini  in  eam  xqualem  feriunt  fumpt5,&  ex  ea  aequalem  frudu  capmntmam 
uterm  poffidet  fcmiiTcm:  aut  diftnbuitur  in  quatuor  partes : quo  paCto  qua 
tuor  eius  poiTeifores  eiTe  poflimt,ut  quifep  poflideat  quadrantemrfed  etiam 
duo, ut  unus  tres  quadrantes  pofsideat,  alter  unum  tantum : tres  quoque,ut 
primus  duos  quadrantes  pofsideaqfecundus  itemque  tertius  unum : aut  m 
odo  partes : quomodo  odo  domini  eiTe  pofllmt,  ut  quifqj poffeflor  1« 
eunti® : fed  etiam  duo,  ut  unus  fextantem  & femunciam  poffideat,  alter  iei=> 
cuntiam : tres  quocp  ut  unus  dodrantem  poffideat,  fecundus,  itemcp  tertius 
fecunciam,uel  ut  unus  poffideat  (eptuncem  & femunda,  fecundus  qua  ran 
tem,tertius  fecundam : uel  ut  primus  femiflem  pofsideat.fccundus  tnentem 
fic  femundam,tertius  fefcuntiam:uel  ut  primus  fimiliter  femiflem  poisideat, 
fecundus  itemcp  tertius  quadrantem  : uel  ut  primus  itemcp  fecundus  trien* 
tem  8i  femundam  pofsideat,  tertius  quadrantem : fic  de  fequentibus  parti* 
tionibus  iudicandum.Etenim  ex  uarietate  pofsidendi  multas  paucas  ue par 
tes,  femper  diuerfus  dominorum  numerus  oritur : aut  fodina  diuiditurin  e 
dedm  partes,  quarum  qu®cp  eftfemuncia  SC  ficilicus  : aut  in  triginta  duas, 
quarum  unaquxcp  eft  ficilicus  & dimidia  fextula  aut  fcrupulum : aut  in  iexa 
ginta  quatuor, quarum  fingul®  funt  fextula  & fimplium : aut  denicp  in  cen* 
tum  uigiti  odo, quarum  quxlibet  eft  dimidia  fextula  & fimplium.  Itacp  fer* 
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rana  fodina  aut  indiuidua  manet,  aut  in  duas  partes  diuiditur,  aut  in  qua* 
tuor,  perraro  in  plures:quod  accidit  propter  bonitate  uenarum.  At  fodina 
plumbi  nigri,  cincrrj,c5didi,iterncp  xris,argcnti  ctia  uiui  prxterca  diuiditur 
in  o<fto  partes,aut  in  fedecim,  aut  in  tiginta  duas,  raro  in  fexaginta  quatuor  j 
ultra  quem  numeru  in  Milena  Fribergi  partitio  fodina:' argentariae  quonda 
non  e(t  progrefla.  Sed  patrii  memoria  metallici  fodinam  argentaria,  itemep 
cuniculu  Snebergi  primo  diuiferuntin  centum  uiginti  odo  partcs:quarum 
centum  uiginti  fex  funt  dominoru  fodinae  ucl  cuniculi, una  reip.unacp  facro 
rum.  At  in  ualle  Ioachimica  tantumodo  centum  & uiginti  dug  funt  domino 
rum  fodinx  uel  cuniculi : quatuor  proprictarij,  una  reip.fimilitcr  una  facro* 
rum:  nuper quibufda  in  locis  ad  has  addita  pars  egentiffimoru  hominum, 
qux  ell  centefima  uicciima  nona.  Soli  autem  domini  fodinaru  dant  (ymbo* 
la. Proprietarius  uerd,quod  ad  quatuor  iftas  partes  attinet,  non  dat  (ymbo* 
Ia,  fcd  ex  fyluis  gratuito  fuppeditat  fodinaru  dominis  lignorum  copiam,  ad 
fubftru Aones, machinas, ardificia,excoctioncs : neqj  hi  qui  prxfuntrcip.8i 
lacris,& egentibus  dantfymbofa,fed  publica  opera  & xdes  (aeras  extruunt 
&rcficiunt,atcp  egentifsimos  alunt  co  fructu  pecuniarii  quem  capiunt  ex  fo 
dinis.Porro  nofrra  gtate  pars  cetefima  uicciima  odaua  coepit  diuidi  in  duas 
partes,  in  quatuor,  in  odo : quinetiam  in  tres,  in  fex, in  duodecim,  incp  alias 
minores : quod  ipfum  panibus  euenirc  fo!et,cum  ex  duabus  fodinis  una  fit, 
tum  enim  qui  ante  erat  dominus  dimidix  panis,fit  quartg  dominus : qui  ue 
ro  quartx,odaux : qui  tenix,fextx : qui  fextx,duodecimx.  Quoniain  ue* 
ro  fodina  noftri  uocant  fympofiu,  id  cit  compotationem, pecunia  quam  do 
mini  contribuunt,fymbolu  iiue  collecflam  nominare  confueuimus.  Nam  ut 
qui  ineunt  fympofiu/ymbola  dant,  ita  qui  fibi  fofsionis  quxftus  proponut 
magnos  atep  uberes,  ad  eam  pecuniam  conferre  folent : ucriim  prxfcifti  fo* 
ditiarum, annuo  tempore  pleruncp  quater  dominis  indicunt  fymbola,  quo* 
tics  etiam  accepti  cxpcnfrcp  rationem  reddunt : attamen  in  Mifcna  Fribergi 
uetus  fuit  confuetudo,utrjdem  prxfeA  lingulis  hebdomadis  exigerent  coi 
ledam  a dominis, finguliscp  in  eofdem  diftnbuerent  frudus  fodinarum  fed 
ea  confiictudo  ab  hinc  annos  prope  quindecim  (Tc  immutata  cft,  u t utruncu 
ter  hat  Cingulis  annis  :magna  autem  ucl  parua  fymbola  indicuntur  pronu* 
mero  mercenariorum,  quorum  indiget  fodina  cuniculusuc : tum  etiam  qui 
multas  pollidet  partes, multa  dat  fymbola.  Vcnim  utplcruncp  quater  fingu 
lis  annis  domim  pecuniam  contribuunt,  ficquatcr  in  eos  diftnbuunturfru* 
ttus  todmaru  modo  magni,  tum  autem  parui : prout  plus  minus  'ue  auri  aut 
argenti  autreliquorum  metallorum  fueritcfFolfum : certe  ex  Gcorgio  fodi* 
na  bncbcrgiana  foiTorcs  tam  multum  argenti  quarta  anni  parte  erucrunt,ut 
in  lingulas  centefimas  uicefimas  odauas  panes  diftribueretur  panes  argen* 
tei  qui  ualcrent  mille  Si  centum  aureos  nummos  Rhenanos : ex  Anncbcr* 
g1  ro  ma,qux  cocleltium  exercitus  appellatur,  nummi  unciales  odinoenti : 
exuallis  Joachimicx  metallo,  quod  (Fella  nuncupatur,  trecenti : ex  Abertha 
mi  capite  fodinarum,  quod  Laurentianum  uocatur,  ducenti  uigintiquin* 
quc.C^uo  autem  quis  plurium  partium  fueritdominus,ed  plus  fruduum  ca 
piL  am  dicam  quomodo  domini  ius  fodinx, aut  cuniculi,aut  partium  amit* 
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tuntautpoffunt  obtinere.Quonda  fi  quis  dominos  teftibus  conufncerepo 
terat  in  tres  operas  continentes  non  mifiiTe  foffores,  eos  mre  fodinae  pnua* 
bat  magifter  metallicoru,&  eius  ius  accufotori  petenti  dabat Q^anq autem 
metallici  eam  confuetudine  hodie  feruat,ueteres  umen  fodinae  dom«u,qul 
dederunt  fymbola,  inuiri  & recufantcs  ius  partium  non  amittunt  Hraeterea 
ouondam  fi  aqua  non  exanclata  ex  altiori  alicuius  fodinae  puteo  per  uenam 
aut  fibram  fundebatur  in  alterius  fodinae  puteum, & labori  erat  impedimen 
to  tum  domini  fodinae  damnfi  facientis  adibant  ad  magiftru  metaUicont  et 
Conquerebantur  de  damno, qui  ad  puteos  mittebat  duumuiros  uiratos:hi  fi 
ita  ferem  habere  comperifTent, ius  fodinae  damnum  danus, dominis dam. 
num  facientibus  dabatur.  Sed  mos  ifte  quibufdamin  locis  eft  immutatus. 
Nam  maeifter  metallicorfi  fi  id  ipfum  de  duobus  putos  compertum  habet, 
dominos  putei  damnu  dantisiubet  fumptu  ex  parte  fuppeditare  dominis 
putei  facientis  damnfi.Qudd  fi  n5  fecennt,tum  eos  pnuat  mre  fodinx.Lon 
ira  domini  ius  fodinae  obtinct,fi  foffores  miferint  in  operas,&  aquam  ex  pu 
teis  exandauerint  At  alicuius  cuniculi  ius  donum  qflonda  obtinebant,  pru 
mum  fi  in  eius  folo  canales  locarent,  & expurgarent  plenos  coeni  SC  aren*, 
ut  aqua  fine  omni  impeditione  efffoerct,at9  reficerent  eos  canales  quiuinu 
fecerant : deinde  fi  puteos  uel  foramina,  quae  fuppeditarent  fpintum  toiion 
bus,facerent,  SC  reftituerent  ea  quae  corruerant : tum  fi  tres  foffores  cuniaw 
lum agercnt.Contra  ucrd  domini, qui  no  curarent,  ui -haec  tna ficrent,iuscu 
niculiamittcbant : maximi  autem  fi  per  odliduum  nullus  fofforeurnagertt. 
Vbi  igitur  quis  dominos  cuniculi  teftibus  conuincerepoteratid  comitii  e, 
rem  deferebat  ad  magiftrfi  metallicorum,  qui  poftqua  de  oppido  callet 
cuniculum  & confiderafTet  canales  & fpiritales  machinax%  alia®  omnia,at<$ 
ita  fefe  rem  habere  comperiffot,iureiurado  fidem  indicis  ftnngebat  SC  inter* 
rogabat : Cuius  nunc  eft  cuniculus  t refpondebat  index  regis  uel  P*™aP's‘ 
Itare  primo  petenti  magi  fter  metallicorum  dedit  ius  cuniculi:  dura  dta  ratio 
ne  domini  quondam  ius  cuniculi  amittebant : quae  nunc  non  paulo  c mu 
tior : fiquidem  domini  ftatim  ius  cuniculi  non  amittunt,  propterea  quo  ca 
nales  non  expurgarin  t,&  non  refecerint  puteos  uel  foramina  fpinta  {lu® 
uitium  fecerut,fcd  id  prxfechim  facere  iubet  magifter  metallicorum.  vcP° 
fi  dido  audiens  non  fuerit, eum  praefedura  fodinae  mulclat : quineuam  aus 
eft  unum  fofforem  agere  cuniculum.  Praeterea  fi  dominus  cuniculi  ligno  in 
(axum  incifo  pangit  terminos,  Sc  cuniculum  agere  defiftit,  ufcp  eo  ius  ip  ius 
obtinere  poteft,  modo  expurgentur  canales  8C  reficiantur  foramina  Ipirita» 
lia.  Verum  alijs  dominis  licitum  eft  a termino  conftituto  ordiri  SC  cunicu* 
lum  ultra  agere : fi  ueteribus  cuniculi  dominis  dedent  tantam  pecuma,quan 
tam  ipfis  in  filigulos  tres  menfes  dandam  efle  magifter  metallicorum  decrc* 
uerit.  Reftat  etiam  de  partibus  fodinarum  & cuniculorum  : quibus  fi  qui* 
quondam  donabatur,  femelqj  dediflet  fymbola,donatori  flandum  erat  pro 
mifsis : qua:  confuetudo  hodie  uim  legis  obtinet.  Quod  fi  donator  fombo* 
la  data  efle  negaret,  donatus  ucrd  partibus,  diceret  fefymbola  dedifie  alrjs 
dominis, teftibus  couincere  pofte,  caufla  in  iudicium  deducfla,  dominorum 
teftimonium  plus  ualebat,quam  donatoris  iufiurandu, Hodie  donatus  par* 
i dbuslcri* 
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Ifbas  fcripto,quod  praefeftus  fodinae  ud  cuniculi  unicuu£  dare  folet,tcftifi* 
fflturfe  fymbola  dedifte,  Si  uero  nullam  pecunia  contribuiftct,  non  necefle 
erat  donatore  ftare  promifsis:quonda  autem  lingulis  hebdomadis,  ut  fupra 
dixi, domini  cotribuebant  pecunia,  nunc  lingulis  annis  quater  dantur  fym» 
bola.  Hodie  igitur  li  quis  menftruo  fpacio  no  poftularit  donatori  de  parti* 
bus  donatis, idl  poftulandi  amittit.  Sedcuiam  feriba  partes  donatas  aut  eni 
pus  retuliilet  in  codiccm,propter  pecunia  non  contribura,quam  pnefedus 
fodinae  uel  cuniculi  a domino  aut  cius  uicario  non  exegiflet,  nemo  ex  domi 
Itis  ius  partiu  amittebaqled  fi  praefecflo  exigenti  pecunia,  eam  non  daret  do* 
minus, aut  eius  uicarius,rem  deferebat  ad  magiftrum  metallicoru,  is  iubebat 
dominum  aut  eius  uicarium  contribuere  pecunia. Quod  fi  tum  etiam  tribu» 
h ebdomadi  s continentibus  non  cotribueret,  ius  partium  primo  petenti  da* 
bat : qua:  cofuetudo  hodie  eft  immutata : etenim  fi  domini  fymbola,  q ipfis 
pracfctfhis  fodinae  uel  cuniculi  indixit,  menftruo  fpatio  non  dederint,  liato 
die  eorunomina  magna  uoce  pronunriau  eximuntur  de  dominoru  nume* 
ro : pradente  magiliro  meullicoru,  iuraus, feriba  fodinaru,itemcp  partium: 
quorum  utcrcp  eos  refertin  proferiptos.  Attamen  li  triduo, ad  fummu  qua* 
triduo.dederint  fymbola  prarfe&o  fodinae  uel  cuniculi,  Sdcribse  partiu  pe* 
(uniam  qua:  folet  dari,  numeraucrint : eorum  partes  eximit  de  proferiptoru 
numero : pofica  non  refti  tuuntur  in  integrum  nili  reliqui  domini  confenfe* 
rinc  qua  parte  confuctudo  nunc  tria  eft  a ueteri  diuerfa : nam  hodie  li  domi 
ni  partium  paulo  plus  dimidia:  fodinae  de  proferipris  re fti tuendis  confenfe* 
rin^reliquis  uelint,nolint,eft  confentiendiuquondam  nili  res  eftet  aflenlio* 
he  dominoru.centum  partiu  comprobau,profcripti  non  refti  tuebatur  In  in 
tegrum.Sed  tatio  cotendedi  dc  partib.quonda  haecfuit.Is  qui  uocabatalte* 
pjm  in  ius, & intendebat  ei  li  tem  partiu,  fi  partes  eran  trieteris  fodina:  per  tri 
duum  lingulis  diebus  femeJifi  capitis  fodmar^perodiduuterpolTeirorem 
Bcculabatapud  magiftrfi  metall.com,  fiue  domi  effet,  fiuein  foro,  Gue  apud 
fodinas.  Quod  fi  eum  in  his  locis  no  inuenilTet,eundem  poffelTore  partium 
acculare  apud  familia  magiftr/  metallicoru  ratum  atq?  firmu  erat.  Cum  aute 
te«io  accufatione  faceret,  pubheum  lignatore  fecum  adducebat,  quem  ma* 
gltter  mterrogabat:merui'ne  argenm-Tqm  refpondebat,mcruifti:mox  magi 
fter  ius  partiurn  dabat  accufatori,  accufator  uero  magiftro  ufitaam  numera 
bat  pecunia.  Aftis  his  rebus  li  iftc,cui  magifter  ademerat  partes,habitaret  in 
urbe, unum  ex  dominis  fodinae  uel  capitis  fodinaru,mittebat  ad  eum  qui  fe* 
«um  illud  ipft  indicareefin  alibi  habiuret,  in  foro  uel  apud  fodinam  mula* 
Cteallicis  audienab.  palam  & maxima  uoce  pnedicabatur.  Hodie  reo  de  pe 
cunqs  dcbms  aut  partibus  donatis  dies  ftatuitur : quod  ipfi  li  praefens  eft,fa 
mulus  figruficat : fin  abfens,  litenc  ad  eum  millae : neculli  partium  ius  adimi 
tur  fefquimcnfisfpaao.  Haec  haiftenus.  Nunc  anteaqua  abeam  ad  rationes, 
quas  m laborando  habere  conuenit,  dicam  de  officio  praefedti  metallorum, 
magiitn  metalhcorupuratorum, feriba:  fodinaru,  feriby  partium,prefe(fti  fo 
cun*  uel  cuniculi, praelidis  fodinae  uel  cuniculi,operariorum.  Verum  praefe 
cto  meulIoru,quem  rex  uri  princeps  dat  uicariu,  omnes  omniu  generu,*» 
tum,ordinu,  homines  pariunt  8c  obedi nt.  Is  omnia  gubernat  & moderatur 
prudentia  fua,imperans  ea, qua:  utiliatis  frudu  rei  metallica:  prstbent,pro* 
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hibens' que  contraria.  Idetrimultftarti  irrogat  & punit  fontesieontrouerflasfy 
quas  magifter  metallicoru  n5  potuit  tollere,  dirimi t:qudd  fi  neipfe  quidem 
eas  dirimere  poteft,dominis,qui  habent  controuerfia  de  aliqua  re,conccdiq 
ut  iure  contendant:quinetiam  iura  defcribit,mandat  magiftratus,ab  eis  abi* 
re  iubet,d«emit  ftipendiu  his  qui  alicui  muneri  atqp  officio  pnefunt  Adeft 
pnefens  ctim  pncfe&t  fodinarum  quadripartita  accepti  exp  Aficp  rationem 
reddunqomninocp  gerit  perfonam  regis  uel  principis,  eiuscp  dignitatem  fu 
ftinet.  Athenienfes  quidem  Thucydide  nobilem  illum  hiftoricu  praefecerit» 
Thafiorum  metallis.  Proxima  autem  a metalloru  praefefto  poteftate  habet 
magiftermetallicoru : liquide  tenet  imperiu  in  omnes  metallicos, paucis  ex* 
ceptis.decumano  frilicet,diftributore,  purgatore  argenti,  monetarioru  mw 
giftro,ipfis'cp  monetarrjs.  Itacp  homines  fraudolentos  uel  negligetes  & dif* 
u>lutos,au  t in  carcerem  conrjcit,  aut  orbat  muneribus  quae  exequuntur,  aut 
pecunia  multftat:  de  qua  mukfla  pars  ftipendrj  datur  his  qui  cum  poteftate 
funt:  tum  ubi  domini  fodinarfiuenerint  in  controuerfia  de  finibus,  eam,u» 
arbiter, dirimittaut  fi  tollere  non  poteft,ius  una  cum  iuratis  didt,  a quibus  ta 
men  ad  prarfcftu  metallorum  licet  appellare.  At  edicftafua  effert  in  album,et 
proponit  tabulam  in  publico.  Praeterea  eius  officium  eft  ius  fodinaru  peten 
tibus  dare,  atq?  id  tpfum  confirmare : fodinas  dimetiri,  earumcp  confti tuere 
terminos:caucre  ne  fofsiones  fiant  inutiles.Quaeda  autem  ex  his  muneribus 
(latis  diebus  cxcquitur : nam  die  Mercuri)  iuratis  praefentib.  ius  fodinarutil 
datum  cofirmat,  controuerfias  de  limitibus  dirimiqius  didt.  Lunx,Martis» 
louis, Veneris  diebus  obequitat  fodinis:  atep  in  nonnullis  defeendens  quid 
faciundum  fit  docet : aut  limites  in  cbtrouerfia  politos  confiderat.  Die  uero 
8aturni  omnes  fodinarum  prxfetfti  &C  prarfides  ipfi  reddunt  rationem  peoi 
niac,quam  praecedenti  hebdomada  impenderunt  in  fodinas:  quam  feriba  ro 
ditiarum  codicem  expenfi  refert.  Quonda  autem  unius  regni  unus  eratma* 
gifter  metallicoru,  qui  creare  folebat  omnes  iudices,  atep  tenebat  autoritat? 
atqj  imperium  in  eos.Habebat  enim  quodep  metallum  fuum  iudicem,ut  ho 
die  eius  loco,  nomine  folum  mutato  magiftru  metallicoru.  Sed  ad  ucterem 

iftum  magiftrum  metallicoru  res  controUerfae  deferebantur,  qui  inMifena 

Fribergi  habitabat : unde  Fribergis  in  hodiemu  ufep  diem  poteftas  iuris  d i* 
cendi  manet,  cum  ad  eos  domini  fodinarum  inter  fe  lirigates  appellauerint, 
Venifn  uctus  metallicoru  magifter  teftis  efle  poterat,  omnium  rerum,  qux 
fepraefenteinquibufuis  metallis  atfbc  edent : Iudex  uero,  quemadmodum 
hodiernus  quilque  metallicorum  magifter,  earum  tantum  quae  in  fuome* 
talio  eflent  adhe.  Cuique  autem  magiffro  metallicorum  eft  feriba, qui  peten* 
ti  ius  fodinae  feribit  fcedulam  fignificantem  diem  8f  horam  iuris  dati,  no* 
men  etiam  petentis,  & locum  fodinae.  Praeterea  lingulis  quatuoranni  tem* 
potibus  fcedas,  quibus  fignificatur  quantum  fymboli  prariedlo  cuiufcp  fodi 
nae  fit  numerandum, in  foribus  figit : quas  fchcdas  quia  comuniter  cum  feri* 
ba  fodinarum  facit,  commune  cum  eo  habet  predum,  quod  lingularum  fo* 
dinarum  prgfcdh  perfoluunt.Iam  ad  iuratos  uenio,  qui  uiri  funt  experientes 
rei  metallicg,  Sc  bonae  fidei,eorum  autem  numerus  eft  pro  fodinarum  multi 
tudine  ud  paucitate.  Si  igitur  decem  foerint,quincp  erunt  collcgrj  decemui* 
rali$  paria:totidetricp  partes,in  quas  uniucrfx  fodinar,tanqua  corpus  quod* 
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fiam  fimt  diuifa: : quodcp  autem  par  firtgulis  diebus,  quibus  operari)  labo# 
tark,ali cuius  partis, cuius  procurationi  prffiritur, fodinas  folet  inuifercrquo 
lani  modo  plcruiicp  fit,ut  quatuordecim  dierum  fpacio  inuifat  omncs.Con 
templanturucro  & confiderant  lingula & cum praefide cuiufcjifodinae  do. 
Hbcrant  & confultant  dc  fofsionibus,  dcmachinis,defubftru«ftionibus,  de'# 
ijueali)s  omnibus.  Paffuseriam  aliqudt  uenae  fodiendos  interdum  opera* 
rijs  una  cum  prarfide  fodinae  locant  magno  ucl  paruo  precio,prout  faxa  du. 
ramolliaucfucrim,  itemcp uenae.  Attamen  (i redemptoribus  infpcrata  nec 
bpinata  duricies  occurfat,  atep  iccircodiffidlius  8c  tardius  perficiunt  opus» 
Jpfis  predum  maius  conftituto  pendunt-:  fin  mollities  propter  aquam  labo 
te  fufccpto  (aditus  & ritius  perfunguntur,aliquid  de  prerio  detrahunt.  Prae 
terca  iurati  fi  mattifefto  negligentiam  aut  fraudem  prae  fidis  alicuius  uel  ope# 
rarrj  deprehendunt,  cos  primo  de  offictjs  8c  muneribus  exequendis  mo# 
nent,  aut  bbitfrgant.  Deinde  fi  diligentiores  & meliore»  (adii  non  fuerint* 
riem  deferuntad  magtftrum  metallicorum,  qui  fua  autontate  fretus,  eos  or* 
bat  olficfjs  Sfrituncribus,  aut  fi  flagitium  commiferint,in  carcerem  conr|rit. 
Poftremo  magifter  metallicorum  abfentibus  iuratis,quia  ei  confiliarq  & ad 
ititores  diti  funt, neque  ius  alicuius  fodinae  confirmat,  neque  fodinas  dime# 
titur, earum  que  terminos  conftituit:  neque  controuerfias  de  limitibus  diri# 
tnk  : neque  ius  dicit : nec  denique  ullam  accepti  expenli  cp  rationem  audi  t, 
iamferiba  fodinarum  fodinas  lingulas  refert  in  codices,  in  unumnouas,  in 
ilterumuetercsrcnouatas.  Id  autem  hoc  modo  fit.  Primo  fignatnomerius* 
fjitiperijtius  fodinae  : deinde  quo  die,qua'ue  hora  id  petierit : tumuena,& 
lpcumin  quo  fita  fuerit:  mox  qua  conditione  ius  (it  datum  : poftremo  quo 
die  magifter  metallicorum  eam  confirmari  t.  Quine  tiam  ei, cui  fodina:  ius  cft 
confirmaru,fcheda  haec  omnia  in  fc  cotinens  datur.  Prytcrca  cuiufcp  fodina! 
cuius  ius  iam  confirmatum  ftiit,dominos  refert  in  alium  codicem : item  in  a# 
fium  intermilsionem  operarum,  a magiftro  metallicorum  alicui  certis  d« 
caulsis  concefiaimin  alium  pecuniam,  quam  una  fodina  alteri  fuppeditat  ad 
exanclandas  aquas,  aut  ad  machinas  fabricandas  : in  alium  res  a magiftro 
metallicorum  &f  iuratis  iudicatas,  & controuerfias  ab  eifdcm,  ut  honorarijs 
arbitris,  diremptas.  Harc  autem  omnia  in  codices  refert  lingulis  hebdoma# 
dis  die  Mcrcunj.  Quod  fi  ea  die  feriae  fuerint,idipliim  proxima  louis  die  fa# 
rit.  At  lingulis  Saturni  diebus  refert  in  alium  codicem  fummam  expenli  prp 
Cedentis  hebdomadae, cuius  rationem  cuiufque  fodinae  prxfedhis  reddi# 
dit : fummam  autem  trimeftris  expenli  cuiufque  fodinae  praefcifH  fuo  tem# 
porerefertin  lingularem  codicem  : limiliterin  alium  dominorum  proferi# 
ptiones.  Porro  ne  quis  crimen  falli  pofsit  committere,omnes  illi  codices  in 
riftam  concluduntur  duabus  feris,  quarum  unius  claucm  feriba  fodinarum 
(tabet : alterius  magifter  metallicorum.  Scriba  ucro  partium  cuiufcp  fodina: 
dominos,  quos  ipfi  prmus  uenae  inucntorindicat,  in  codicem  refert,  & em# 
ptores  parrium  femperin  uenditorum  loco  reponit:  qua  ratione  fit,ut  inter 
dum  domini  uiginti  aut  plurcs  uencrint  in  alicuius  partis  poftcfsioncm : ni» 
fi  ucro  uenditor  praefens  fuerit , uclliteras  ad  feribam  fodinarum  milent 
eu  fuo  ligno,  tum  maxime  praetoris  eius  oppidi,  in  quo  habitat,  oblignatas, 
alium  in  ipfius  loco  no  reponit.Si  enim  parum  prouidus  fucrit,ueterem  do* 
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minum  in  inttgmteftituefe  eum  leges  cogunt:  nouo  autem  fcribit  fdiedu* 
lam,at«  iu  dat  poffeffionis  teftimoniu.  Ciim  aute  quater  annuo  fpado  tri* 
meftrisexpefi  ratio  redditur,  nouos  dominos  indicat  prxfedo  cuiufqj  fodi 
nae  ut  certior  fiat,  a quibus  colledam  exigere,  8c  in  quos  fnj<fhis  fodinae  di* 
ftribuere  debeat:  quem  ob  laborem  tantunde  preoj  perfoluit  ei  fodin*  pt* 
feftus  • de  cuius  officio  nunc  dicant  Cuiufcp  fodinae  non  fcccundae  metallo 
prxfetfus  fymbola  dominis  fcheda  in  foribus  publici  fdifici)  fixa  indiat  ma 
ona  ucl  parua,  prout  magifter  metallicoru  & duumuiri  iurati  de  hisdecreue 
funt  • qux  G quis  menfisTpado  «ion  dederit,eum  eximit  e dominoru  nume* 
co.eiuscn  partes  reliquis  dominis  comunes  facidta«  quem  prxfedus  fodi* 
nae  fymboli  non  foluti  nomine  nouuerit,  eundem  fcriba  fodinarum  icnpto 
defignat,item'c«  fcriba  partii  Venim  prxfedus  fodinae  cx  ea  penGone  par* 
dm  pracfidi  & operarqs  foluit  mercedem,  parum  res  ad  fofeionem  necella* 
rias,quam  minimo  po  teft  fuo  tempore  coemit  ferramenta  fdlicet  dauos,  Ii* 
ona, affer es,uafa, funes  dudarios,  feuum.  At  praefero  fodinf  metallo  facun 
dac  decumanus  fingulis  hebdomadis  tantam  pecuniam  dat,  quanta  faus  elt 
ucl  ad  tribuendam  mercedem  laboru  operarijs,uel  ad  comparandas  res,iol* 
fioni  neceffarias.Cuiufcp  praeterea  fodinx  praefedus,praefente  eiufdempras 
fide,  lingulis  hebdomadis  die  Saturni  magiftro  metallicoru  iuransimexpen 
G rationem  reddit : accepti  uero  fiue  pecunia  fuerit  a dominis  contributa,  i* 
ue  a decumano  accepta,  fimiliter  trimeftris  expenfi  cifdcm  & prxfeCto  me* 
tallorum,  fcnbxcp  fodinaru  quater  annuo  tempore.  V t enim  anni  quatuor 
funt  tempora,uer  fcilicet,xftas,autumnus,hyems,iu  accepti  expenhro  ratio 
nes  funt  quadripartitx.  Primo  autem  menfe  cuiufque  partis  rauo  redditur, 
tum  pecuniae,  quam  praefectus  proxima  anni  parte  impendit  in  fodina,  tum 
frudhis,quem  ex  eadem  eodem  tempore  cepit : uerbi  cauila,  rario  quae  re 
ditur  initio  utris,  cft  omnis  accepti  expenff  que  Ungularum  hybemi  tempo 
ris  hebdomadarum  in  tabulas  relati  a fcriba  fodinarum.  Itaque  praetectus  o 
dinac  fi  pecuniam  dominorum  utiliter  impendit  in  metallum,  atque  id  h elt 
ter  curauit,  omnes  ei  diligentis  & boni  uiri  laudem  tribuunt : G per  rerum  t* 
gnorantiam  damnu  dedit,pleruncp  orbatur  munere : G ipGus  incuria  oC  ne* 
gligentia  domini  damnum  fecerunt,  id  refarriri  magiftratus  ipfum  cogit . u 
deniqs  fraudem  aut  furtum  fecit,  pecunia,  ucl  uinculis,  uel  morte  mulcatur, 
Quinetiam  prxfecfti  officium  e fi:  & curare  ut  fodinx  prxfes  prxfto  fitad  ini 
tium  & finem  operarum,  utq,  utiliter  fodiat  uenas,  & faciat  fubftruchones 
neceflarias,itemqj  machinas  & canales : & aliquid  demere  dc  merccdeope* 
rariorum,  quos  prxfes  negligentix  notauit.  Deinde  fi  fodinafueritdiues 
metalli,  curat,  ut  eius  cafa  daufa  fit  hifce  diebus,  quibus  nihil  laboris  fufeipi* 
tur.  Qudd  fi  nobilis  uena  fuerit  auri  uel  argenti,  curat  ut  eamfoffores  mox 
in  dftam  transferant  ex  puieo  uel  cuniculo,aut  in  condaue  proximi  domid 
lrj,in  quo  prxfes  habitat,  ne  improbis  hominibus  occafio  furandi  deturned 
eam  procurationem  habet  comunem  eum  prxfldc : qux  uero  fequitur,  pro 
pria  ipfius  eft.  Cum  uena  excoquitur,  coramadeft,  uidetcp  ut  excodiodili* 
genter  & utiliter  fiat. Quod  fi  ex  ea  aurum  uel  argentum  conflatur,quum  iq 
lecundis  fornacibus  excotfhim  fuerit,  eius  ponaus  in  abulas  refert,  atque 
id  ipfum  portat  ad  decumanum  : qui  fimiliter  eius  pondus  in  tabulis  in* 
>:•  fcribit 


Digitized  by  Cj( 


LIBER.  QJARTVS*  * $0 

fcribit  8C  notaf.  Tum  defertur  ad  purgatorem.  Vbi  uero  relatum  fuerit,tam 
decumanus  quam  ipfc  iterum  eius  pondus  in  tabulas  refertjquid  pluraC  do» 
minorum  bona  non  aliter  ac  fua  curat.  Leges  autem  metallica;  unijpracfedo 
permittunt, ut  pluriu  fodinarum  curatione fufeipiat,  attamen  duaru  tantum 
auro  ucl  argento  foecundarum.  Vcruntamcn  fi  plures  fub  eo  metallum  pri» 
mo  effundere  ceperint,  eas  ufep  eo  feruat,  quoad  a magiltro  metallicoru  ab 
ipfaru  procuratione  amotus  fuerit.  Poftremo  cuiufcp  fodina;  prxfcdo  it:  a» 
gifter  metallicoru  &C  duumuiri  iurati,  cum  confenfu  dominorum  certam  Ia» 
Eorum  mercedem  confli  tuunt.  Sed  de  prxfedi  munere  officiocp  fatis, nunc 
abeo  ad  praefidentem  operanjs  fodinx,qui.ex  eo  nominatur  prxfes.Quam 
uis  nonulli  eum  cuflodem  uocant.  Is  autem  operas  partitur  in  mercenarios, 
diligenterqj  curat  ut  quiftp  fuum  munus  fideliter  & utiliter  excquatur ; or» 
bat  etiam  operarios  propter  inficientia,  aut  negligcntiam  muneribus, aliosqt 
in  eorum  locum  furrogat,  fi  duumuiri  iurati  confcnferint  & prxfedus  fodi» 
nx.  Verum  faber  lignarius  fit  oportet,  ut  poffit  puteos  cxtrucre,  columnas 
collocare, & fecere  fubflrudiones,qux  montem  fuffoflum  fuftineanqne  fa< 
xa  tedi  uenaru  non  fulta  a toto  corpore  montis  refoluantur,ruinisqj  oppri» 
mant  operariosrfebricari  & in  cuniculos  imponere  canales, in  quos  aqua, ex 
ucnis, fibris, c5mifturis  fexorum  colleda,deriuetur  ut  effluere  pofsit.Prxtc* 
rea  cognofcat  uenas  & fibras, ut  utiliter  fodiat  puteos,&  materiam  effoflam 
unam  ab  altera  difccmat,  aut  fuos  inftituercpoflit,  ut  materias  rcdedifccr» 
nant : quinetiam  habeat  cognita  omnem  lauandi  rationem,  ut  lotores  quo» 
modo  terra:  metallica;  aut  arena:  fintlauandx, docere  pofsit.FofToribus  au» 
tem  ciim  operas  iam  daturi  funt  in  metallis,  dat  ferrameta  & feuum  quidem 
ad  certum  pondus  diftribuit  in  lucernas  : coscp  ut  fodiant  uuliter,  inftituit, 
ut  fideliter,  obferuat.  Operis  uero  finitis  recipit  feuum  quod  reliquum  fuit 
fofIbribus:atcp  propter  tot  & tanta  munera  laborescp  nifi  una  fodina  unius 
prxfidis  fidei  non  committitur, imo  interdum  uni  fodina-  duo  uel  tres  prx» 
fides  dantur.  Quoniam  uerooperarum  mentionem  feri,  quomodo  fefe  ha» 
bcat.brcuitcr  explicabo.Diei  & nodis  horx  quatuor  & uiginti  diuifx  funt 
‘n  tres  operas,  qua-cp  autem  opera  eft:  feptem  horarum.  Tres  uero  reliqua 
horx,inter  operas  interieda  8c  tanquam  medix  funt, quibus  operarij  acce» 
dunt  ad  fodinas, aut  ab  eis  difcedunt.  Prima  opera  incipitur  quarta  hora  ma 
tu  tina,  & durat  ufep  ad  horam  undecimam ; fecunda  duodecima  inchoatur, 
& perficitur  fcptima,qux  dux  operx  funt  diumx,  in  matutinam  Sc  pomeri 
dianam  diuifx ; tertia  nodurna  eft,  qux  odaua  hora  uefpertina  capit  exor» 
diuni,& tertia  finitur.Eam  ucro  magi  Aratus  non  concedit  operarij  s,nifi  ne* 
ceffitas  flagitauerit.  Tunc  auteir  flue  ex  puteis  extrahant  aquam,  fiue  fodiat 
uena,ad  nodumas  lucernas  peruigilat ; ne  uero  ex  uigilijs  aut  ex  IalTitudine 
dormiant,cantu  nec  rudi  prorfus  nec  iniucundo  duros  & longos  labores  fo 
lantur.  Verum  uni  foffori  duas  operas  coplere  alibi  non  liceqquod  plerun» 
que  foleat  aut  fomnum  capere  in  fodina  defatigatus  tantis  laboribus:aut  tar 
dius  accedere  ad  operas ; aut  ab  eis  difcedcrc  ocyus,  quam  par  fit : alibi  licet, 
quod  unius  opere  mercede,prf  fertim  fi  annona  ingraucfcat,uitam  produce 
renonpoflit.  Attamen  magiftratus  operam  extraordinaria  non  prohibet, 
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ubi  unam  tantummodo  ordinariam  concedit.  Verum  quando  ad  operas  fit 
accedendu  fonitus  magni  tintinabuli,  campanam  barbari  uocant,  operarrjs 
fignificat,quo  reddito  uicatim  hinc  & hinc  concurrunt  ad  fodinas.Similiter 
idem  tintinabuli  fonitus  prxfidi  fignificat  operam  iam  eflc  perfedtarmeo  igi 
tur  audito  putei  tabulata  pulfat,fignumcjj  euolandi  dat  operarrjs.  Itacp  pro» 
ximi  audientes  fonitum, malleis  pullant  laxa,  peruenittp  fonus  ufep  ad  extre 
mos.  Quinetiam  lucernae,  fi  (euum  fere  co  nibuftfi  eas  defcccrit,indicio  funt 
operam  ede  perfetSam.  Sed  operarij  die  Saturni  non  laborant : uenim  mer» 
cantur  ea,qux  ad  ufos  uitx  funt  neceffaria : nec  die  folis  aut  feftis  diebus  an» 
niuerlarijs  laborare  confucuerut,fcd  tum  facris  operam  dant  Attamen  opes 
ranj  no  cedant, & nihil  agunt, fi  necelsitas  flagitauerit : nam  alias  aquxmul* 
titudo  eos  compellit  ad  labores,alias  ruina, quae  impendet,alias  aliud, atque 
tum  ferijs  laborare,  ne  religioni  quidem  contrarium  habetur.  Porro  totum 
hoc  genus  operariorum  durum  eft&  ad  labores  natum.Suntueroinprimis 
folfores,inged:orcs,  uetfharrj,  uedlorcs,  diferetores,  fotores,  excotflores : de 
quorum  mtineribus  in  fequentib.libris  fuo  foco  dicam : nunc  latis  eftunum 
hoc  adijcereopcrarios,fi  a praefide  negligentix  fuerint  nota ti,magifter  me» 
tallicorum  uel  edam  ipfe  prxles  una  cum  prxfc&o  die  Saturni  orbat  mune» 
ribus,au  t pane  mercedis  muldlat : fin  fraudis,in  carcerem  mittitDomini  ta» 
men  officinarum,  in  quibus  metalla  conflantur,  & magi  fler  excocflorum  in 
Ilios  animaduertunt.  Sed  de  repub.&f  offierjs  metallicorum  laus  nunc  dixi, 
reliqua  in  opere,Deiure  & legibus  metallicis  inferipto, aperiam. 


Libri  quarti  De  re  metallica  finis. 
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N proximo  fuperiori  libro  expofui  rationem 
uenx  cuiufqj  dimetie  ndx  Sc  officia  metallicorum, 
in  hoc  exponam  prxeepta  uenx  fimil  itercuiufque 
fodicndx,8£  artem  mcnforum.Scd  ca,qux  ad  prio 
rem  partem  pertinent,  quia  res  & ordo  hocpoftu» 
jiat,  prius  perfequar.  It  aque  primo  dufturus  fum  de 
fofsionibus  uenx  profondx,  de  puteis,  de  cunicu» 
lis,  de  fofsis  latentibus : deinde  de  (ignis  bonitatis 
, . . — , .1  flua: dant canales,qux,  materix  fofsilcs,qux,faxa: 

deinde  quo  modo  OC  qmb.  ferrameds  uenx  &C  faxa  cauatur.uel  excindutur, 
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qua  ratione  uenarum  duritiam  uis  ignium  frangi  t,quibus‘machinis  aqua  ex 
puteis  hauritur,  quibus  aura  altifsimis  puteis  & longifsimis  cuniculis  infpfa 
ratur,nam  alterius  affluentia,  alterius  dcfcdliond  impediuntur  foftiones:dea 
inde  de  duobus  puteorum  gencribus,&  de  eorum  atque  cuniculi  ftrudhira: 
tum  ad  extremum  quomodo  uena  dilatata  fodienda  iit,  quo  cumu!ata,quo 
fibrx.Metallicus  certe  poftquam  uenam  profundam  aperuit,  inchoat  putei 
foflioncm,atcp  fuper  eum  ftatuit  machinam  tra  (floriam, itemep  putealem  caa 
fam : ne  imbres  in  puteum  decidant,  ncuc  homines  qui  uerfant  machina  fri» 
gorc  obrigeant,  aut  ex  pluurjs  trahant  moleftiam : quinctiam  uerfantes  maa 
chinam  in  ea  ponunt  cifia  : fodores  fcrramctaaliaq?  recondunt.  Iuxtacafarn 
putealem  xdificatur  altera,  quam  habitat praefes  fodinx,  alijqj  mcrccnarij : 
& in  quam  materia  metallica,  & exterx  res  fofsilcs  congeruntur.  Quamuis 
autem  nonnulli  unam  tantummodo  cafam  faciant,  quia  tamen  interdu  puea 
ri,  interdum  reliqux  anima tes  incidunt  in  puteos,maxima  metallicoru  pars 
cofulto  feorfum  unam  ab  altera  collocaqaut  eas  faltem  pariete  difiungit.  Ve 
rum  puteus  efl  folia  plcrunq?  longa  duos  pafTus,  lata  duas  tertias  panus  par 
tes, alta  tredecim  paitus : attamen  cuniculi  gratia,qui  prior  a(flus  fuit  in  mon 
tem,puteus  in  altitudinem  pafluum  modo  odio  tantum, nunc  ucro  plus  mia 
nusue  quatuordccim  deprimitur.Rcdhis  autem  ucl  obliquus  fieri  fo!et,pro 
ut  uena,  quam  metallici  fodiendo  perfequutur,  rccfla  fuerit  uel  obliqua.  Sed 
cuniculus  eft  folia  fubterranea  in  logum  adla,  duplo  fere  altior  quam  latior, 
ut  operari)  & exteri  per  eum  permeare  & trafire  poflint,oneracp  efferre.  Ala 
tus  uero  folct  efle  pallum  unum  & quarum  eius  partem.  Latus  igitur  circia 
ter  pedes  tres  &C  dodrantem:  eum  ferme  duo  foffores  confucucrunt  agere: 
quorum  alter  altiorem  partem  effodit,  alter  humiliorem : atep  ille  prxcedit, 
hic  lublequitur : utcrep  fedet  in  afierculis  ex  fundamento  ardlius  pertinentia 
bus  ad  tetfhim : aut  fi  uena  mollis  fuerit,interdum  in  palis,  fuperius  latis, infe 
rius  cuneatis,  & in  iplam  uenam  infixis.  Metallici  autem  plures  puteos  um 
obliquos  cp  recflos  fodiunt.atcp  utroruncp  alrj  non  pertingunt  ad  cuniculu : 
partim  ad  eum  ufep  pertinent : ad  quofdam  cuniculus, cum  iam  in  eam  altitu 
dinem,in  qua  illo  iuffbdiunt  montem, deprcfsi  fint,  nondum  eft  a dius. 
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Trts  putei  rtfti:  quorum 

Primus  nondum  pertingit  ji  at»if  A» 

Secumlus  pertinet  ti  cuniculum  B. 

A J tertium  cuniculus  nowitm  fjl  uflus  C* 


Cuniculus  D 
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ffrrtjMdJoouciJimi  B;  Ai  tertium  cuniculus  nonium  eft  t^us  C.  Cmticvlus  D. 


Puteus  quidem  fiad  cuniculum  ufqj  pertinet,benc feres  habet, fofforescn 
<x  reliqui  operari)  laborem  fufccptum  facilius  fuffinent:  fin  tam  altus  110  eft 
alterum  ucl  utrunqj  eius  latus  fodere  & cauare  conuenit : ex  quibus  fofsio* 
n.bus  item  dominus  aut  praefes  fodina-  cogno feit  urnas  & fibras,  quae  ucl 
cuin  principali  uena  profunda,  de  qua  nunc  mihi  fcrmo  eft  inftitutus,  iun* 
guntur,  uel  eam  tranfuerse  fccant,uel  eam  oblique  diffindunt:  tum  maxime 

2 dema» 
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L materia  metallica, cx  qua  ucna  coftatEiufmodi  uerd  Folfc  latentes &oo> 
culta;  Grxco  nomine  edam  bfyfc  appellantur  :a  more  cuniculi  longius 
orocedente.  intus  in  terra  occultentur : uerutamenhoc  genus  folbrumdiu 
fert  a cuniculo, quod  illud  ipfum  per  fe  Gc  caecum, hic  os  habeat  fubdtale. 
Puteus  A.  TofcUtcns  B C.  Alter puea»  D.  Cuniadui  e.  OinoiiciJi  r. 
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• Dixi  deputeii,dc  cfiniculis,de  fortis  la  tentibus,nunc  dicam  de  fignis  qug 
dant  canales,matcriaefofliles,faxa  atcp  ea  figna,ut  etiam  multa  alia  qug  cxpLj 
cabo,  magna  ex  parte  uenis  dilatatis  & cumulatis  cum  profundis  comunia 
funtCiim  fibra  uenae  primariae  foda  extat  & cminet,qua  parte  fe  cum  ea  iun 
git,fodicndus  cft  putcus.Cum  autem  tranfuerfa,ucl  oblique  eam  diffindens 
nobis  apparet,!!  reda  defccnderit  in  profundum  terrae,  ea  parte, qua  fccat  ue 
nam  profundam,  fecundus  puteus  fodiendus  cft  : fin  obliqua,  duos  tres  ue 
poft  partus, ut  altior  earum  conexus  perfodi  pofsit ; in  quo  maxima  fpes  cft 
inucniendae  materia:, cuius  gratia  terram  ferutamur.  At  fi  illa  iam  ante  inucrf 
ta  fuerit,multd  copiofior  eo  loco  folet  inueniri.Qudd  fi  plures  fibra:  defeen 
derint  in  terram, metallicus,ut  iterum  connexum  perfodere  pofsit,in  mediq 
earum  loco  puteum  fodere  debet,  aut  prxftantioris  fibrae  rationem  habere. 
Quoniam  uero  uena  deuexa  no  raro  prope  redam  teditur,  eo  loco  putcurri 
fodere  oportet,quo  fibra  uel  uena  tranfuerfa  utranq;  fecat:aut  uena  uel  fibra 
dilatata  fe  trarjcitrnam  ibi  plerunqj  latent  metalla.  Similiteruobis  bona  fpes 
effodiendi  metalli  offenditur  ea  parte, qua  uena  deuexa  iungetur  cum  reda; 
quocirca  metallid  tedum  aut  fundamentum  uenae  primariae  perfodiunt,  8( 
in  eis  quaerunt  uenam,  quae  infra  aliquot  partus  cum  principali  iungetur. 
Quinetiam  tjdcm  metallici  fi  uenam  primariam  nulla  fibra  uel  uena  tranfuer 
, fa  diuiferit,  quam  fodiendo  fcqui  pofsint,  folida  etiam  tedi  aut  fundamenti 
laxa  perfodiunt : quae  foflx  latentes  item  Lfvitjou  nominantur,  fiue  a cunis 
culo,  fiue  ab  alterius  generis  forta  latente  perfortionis  inchoandae  capiatur 
exordium.  Sunt  etiam  metallid  in  aliqua  fpe,  cum  uena  trafuerla  primariam 
tantumodo  fecat.  Si  praeterea  uena, quae  principalem  oblique  diffindit,nuft 
quam  ultra  eam  apparuerit,id  uenae  principalis  latus,  in  quod  ipfa  uergit,fi< 
ue  dextrum  fiue  finiftrum  fit,  cauarc  oportet,  ut  certum  fcire  portimus  an  ift 
Iam  rapuerit.  Quod  fi  poft  fex  partus  non  extiterit,  alterum  eiufdem  uenae 
principalislatus  fodere  couenit,  ut  plane  cognofcamus  an  illam  in  priorem 
partem  tranftulcrit : nam  domini  uenx  prindpalisfxpc  non  minus  utiliter 
fofsioneminfti ruere  poliunt  ea  parte  qua  uena  prindpalem  diffindens  rura 
fus  apparet,quam  qua  primo  eam  fecat  Domini  uero  ueng  diffindetis  ea  rur 
&s  inuenta,iusfuum  quodammodo  amifliim  recuperant.  Vulgus  autem 
metallicorum  fibras  probaqqux  ex  feptentrionibus  procedentes, fe  cum  ue 
naprincipali  iungunt : contra  improbant  eas,  quae  prodeunt  ex  meridie, di» 
rir  que  has  multum  nocere  uenx  principali, illas  prodefle : fed  equidem  neu 
tras  praetermitti  a metallicis  & negligi  debere  cenfeo  ; atque  ut  libro  tertio 
offendi  experimentum  non  confentirc  his,  qui  fic  de  uenis  cenfcnt,  ita  nunc 
etiam  fupponerem  exempla  uniufcuiufq;  fibrae  a uulgo  reietftx, quibus  cius 
bonitatemprobarc,nififciremcapoftericati  parum  aut  nihil  prodefle  poft 
fe.  V erum  fi  nullae  fibra:  uel  uenx  fortqribus  apparuerint  in  te<flo  uel  in  fun* 
damento  uenx  principalis,  nec  alioqui  multa  materia  prxffans  reliquxeoa 
agmen  tata  fucrit,operxprcdum  non  eft  alterius  putei  fodiendi  laborem  fu? 
feipere  : necibiputeusfodiendus  eft:  ubi  uena  diuiditur  in  partes  duas  uel 
tres,nifi  fatis  ligni  fit  eas  partes  paulo  poft  inter  fe  coniungi  et  cofociari  poft 
fe : quin  etiam  malum  lignum  eft  uenam  metallo  diuitemhuc  di  illuc  fe  tora 
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fluere &fle<ftere:  nam  nifirurfus,  ut  primo  cccpft,  refla  ud  deu«*ad«fcm» 

Entmam,  amplius  metallum  nonfiindiu  atep  tametfiturfusitadefcen, 
fepenumero  infacSda  manet.  Fibra:  quo?  fubdiales  gtaiud* 
m^Usperfxpcl  f°*T‘jres faHunf  etenim  infra  eas  nihil metalli mueniuntAt 
^ edam  cSmiffurx  faxorum  inuerfx  in  malis  numerantur  lignis.  Solidas 
autem  uenas  omnes, fi  dederint  clara  bonitatis  indicia  meulhcl  cx^U"^ 
mfliter  cauernofas,prxfertim  cum  aut  uenx  pnuftj  cauemx  in  eoru  confpe, 
a me  alloru  fuerint  fcecudx:aut  cauemx  fuerint  paucx  &par, 

uxAtuacuas  uenas,  per  quas  aqux  manant,  fi  non  detulerint  uel  eruftaue# 
rint  merallorSrammta,  non  fodiuntiraro  uero  etiam  uacuas,q  carent  aquis, 
o,  pleruncB  folu  pvriten  omnis  metalli  expertem,  aut  fubttlem  materiam 
JramTmtnemqux  lanugini  fim.lis  effin  fe  contineant.  Sed  fibras  metalli 
liuites  fodiunt,  uel  eius  expertes  «nterdu  uenarum,  q ProP*  “ena'  PT^P 

Jls  teflum  aut  fundamenti  funt,inquirendaru  gratia.Atq, 
mm  hxc  fere  ratio  cffcnunc  uideamus  matena  meufiicam . q repmmrm 
nalibus  uenx  profundx,dilatatx,cumulatx : & in  bis  omnib.uel  cohxren* 

& conrinuatafucl  difperfa  8f  per  eas  fufa,  uel  uentris  figurA 
etiam  in  uenis  aut  fibris  a uena  principali  ortis,  quafi  .n 

uenx  & fibrp  funt  breuiffimx : nam  poftparuu  fpacium  nuf^  pmriusappa 

rent.  Materia  autem  metallica  fi  pauca  nobis  occumt,  m ia  e ^ 
nonindiciiLfed  ipfum  cuius  gratia  ferutamur  terram.  Veni  cum  tollo  ^q 
ucn5  aperuit,  mox  fe  offenderit  metallu  purum  aliaue 
materia  diues,  uel  pauperis  magna  ubertas  & copia  extitent, 
cunflatione  ibidem  fodiet  puteu.  Qu°d  fi  in  alterutro  htc*e'Z  W*  fx 

materia  copiofior  aut  melior,  ad  id  decimabit  fofsionem.  iumkg 

inuenitur  aurum,argentu,xs,argentu  uiuum:minus  gpc 

rinereu:uix  uncp  plumbum  candidu  & nigrum.  AttamaiUpifir^^™®^®^ 

teri  non  multu  a plumbo  candido  puro,  quod  ex  eis  cofl  , . eQ 

optimus  lapis  plumbarius,  ex  quo  plumbu  nigrum  confia  , p 
metallo  differt  Deinde  fi  auri  materia  nobis  cenfenda  fuent,  Pofta_UI?"^ 
rum  inprimis  rude,fiue  in  luteo  uiride  fit,  fiue  luteum, fiue  purpure^lmim 
grum.fiue  foris  rubrfi, intus  aurei  coloris, in  diuitis  numero  ponendu  elt,qp 
aurum  pondere  fuperet  lapidem  uel  terraimtum  omnis  ucnaaun.cuius  cw 
tum  librx  in  fe  plus  cfi  tres  uncias  auri  cotinent:  quancp  enim  Pau“  a“"  P. 

tioineftin  terris  uel  lapidibus,  tamen  predo  cxjquat  reliqua  meta  a amu 

p5dcris.Cxterx  uero  uenx  auri  omnes  in  loco  pauperis  matenx  , 
bent,q>  terra  uel  lapis  nimiu  prxponderet  auro : fed  qux  uena  comp 
dit  argenti  portione  maiorem  £p  auri, ea  raro  diues  efie  folet.  1 erra  au 
ue  ficca  fuerit,  fiueuda  no  raro  abundat  aurorfed  in  ficca  plerurKp  p us  i 
auri  fi  aliqua  habuerit  fpedem  excoflx  in  fornadbus,aut  bracteolis  nwgn 
tidi  fimilibus  non  caruerit : hi  quocp  fucd  concreti  auru  in  fe  cotinere 
cxruleum,chryfocolla,auripigmentu,fandaraca:quin  idem  aurum  puru  u 
rude  modo  multu,modo  paucum  filids,lapidis  fusilis, marmoris glarext 
hxret:atcp  etiam  lapidis,  qui  facile  igni  liquefcit,maxime  fecudi  genens.quj 
nonnunqua  iu  caucrnofus  eft,  ut  exefus  efle  uideatun  in  pyritis  deniq?  me 
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aurum:etfi  raro  multu.  At  cum  poftargentu  puru  de  exteris  eius  metalli  u«* 
ois  decernitur, in  diuitis  materiae  numero  habetur  ca,  cuius  centu  librae  plus 
qi  Cres  argenti  libras  in  fc  cotinent:qualis  eft  qux  condat  ex  argento  rudi  (i* 
ue  ei  plubi  color  fuerit,  fiue  rubcrjiucalbus,(iue  niger, fiue  cinereus,  fiue  pur 
purcus,(iue  luteus,  fiue  iccoris,  (lue  denicp  alterius  rei:talis  etiam  interdu  eft 
uena  filicis,  lapidis  fifsilis,  marmoris,  fi  multu  argentum  purum  ucl  rude  ad 
eam  adhaefent:  fcd  in  pauperis  materiae  numero  reponitur  uena  in  cuius  cen 
tum  libris  fummu  tres  argenti  librae  infunt:  qux  pleruncp  copiofioreflefo* 
let,q>  ei  natura  loco  bonitariscopiam  largiatur.  Talis  autem  uena  ciim  ex  o* 
mnibus  terris, lapidibus,miftis  coftaqexccptis  argenti  rudis  generibus:  tum 
maxime  e pyrite,cadmiametallica  fofsili,  lapide  plubario,ftibio,alqsqj.  Ve* 
nim  in  reliquismetalloru  generibus  etfi  diues  quaedam  materia  reperitur,ta 
men  nili  iplorii  ueng  fuerim  copiofx,eas  fodere  perraro  opergpreciu.  eft.  At 
Indi  alixep  nonnulla:  gentes  gemmaro  caufa  reconditas  terra:  uenas  feruta* 
ri  folent : fed  eas  fxpius  pcrfpicuitas  uel  potius  nitor  ipfis,  cum  fodiunt  me* 
talla,prodit.Marmorum  uero  uenas,cum  fe  fua  fponte  oftcndcrinqfodicdo 
perfequimunidem  facimus  ciim  faxa  ucl  cementa  nobis  occurrerint. Qui  au 
tem  proprie  uocantur lapides,  tametfi  fuas  interdum  uenas  habeam,  tamca 
plerunqt  reperiunturin  metallis  aut  lapicidinis:  ut  magnes  in  ferrarrjs : fmi* 
ris,in  argetanjsdapis  ludaicus,  trochi  tes  Sc  aflimiles  in  Iapicidinis:quos  fofi 
fores  dominoru  iuffu  ex  faxorum  comifTuris  folent  colligere.Nec  terraru  in 
fignium  fofsionem  negligit  metallicus, feu  inuentx  fuerint  in  autarrjs,feu  in 
argentarijs.feu  in  aerarqs  alijscp : nec  reliqui  foffores  fi  uel  repertae  fuerint  in 
lapicidinis  uel  in  proprrjsucnis.  iiarum  uero  bonitatis  fignificatione  fapor 
dare  folet.Nec  denique  metallicus  omittit  curare  foccos,  concretos  in  uenis 
tam  metallicis  cp  proprijs  inuentos:  fed  eos  colligit  & comportataieilim  de 
bis  plura  non  dicam,  q>  omnem  materiam  metallica  &fofsilem  in  libris.  De 
natura  fofsilium  infcriptis.uberius  explicaui : fed  redeo  ad  figna.  Si  terra  lu* 
toia  nobis  occurrerit,in  qua  funt  rameta  metalli  alicuius  puri  ucl  rudis, opti* 
mura  perca  metallicis  dat  uena  fignum.Metallicam  enim  materiam,a  qua  rst 
menta  abrepta  funt,adeffe  necefle  effcfin  eadem  occurfauerit  omnis  metalli* 
cx  materix  prorfus  expers,  fed  pinguis  & coloris  candidi, uiridis,cxrulci  et 
fimiliu,a fufeepto  labore  non  eft  dilccdendu.fofTores  modo  caetera  figna  ha 
beant  ex  uenis  & fibris, de  quibus  iamdixi;&  ex  faxis,de  quibus  paulo  poft 
dicturus  fum.  At  fi  ajiqua  tcrraficca  fodienti  obuia  fu  erit,  qux  metallum  pu* 
rum  uel  rude  in  fe  c5tinet,bonu  fignu  eft:  fi  lutca,uel  rubra,ucl  nigra, ucl  alia 
quaedam  infignis,  qux  caret  metallo,  non  malum,  & chryfocolla,  aut  exru* 
leum,aut  xrugo,autauripigmentu,  aut  fandaraca  inuenta  in  bonis  fignis  ha 
betur.  Quin  ubi  fcaturigo  fubtcrranca  eruftat  metallu,  infti tutas  fofsiones 
perfequi  debemusmam  (ignificat  id  a reliquis  mafsis,tanquam  particula  alia 
quam  a corpore, fuifle  abrepta.  Similiter  tenuiffimx  alicuius  metalli  bra<ftc£ 
ad  lapidem  uel  ad  laxum  adhxrefcentes  in  bonis  numerantur  fignis.  Pottd 
«q»«*  conftantpartim  cx  filice,  partim  ex  terris  lutofis  ucl  fictis,  fi 
cum  fibris  permixtaauna  cum  cis  interrx  profundum  defeenderint,  bona 
fpcseftmetalluinucntumiri.  Quod  fifibrxpofteanon  apparuerint,  & ucl 
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Dauca  materia  metallica  occurreriqnon  eft  a fofsione  defiftendu  donec  nihil 
eius  reliquum  fuerit.  Sed  filex  fufcus,iut  niger,aut  comu,uel I jecoris  colore, 
nlcruncti  bonum  indicifi  eftxand.dus  aliasbonum,alias  nullo.  Atmarmo, 
ris  elar«e  in  uenx  profundo  apparentes,fi  non  multum  infra  euanuennqfi, 
emum  bonum  non  funt : nam  uenx  non  fuerunt  propnx,fcd  alicuius  fibra. 
f)ux  uero  genera  lapidfi  facie  igni  liquefeunt,  etiamfi  traslucent,  m medns 
fionis  numerandi  funt:etenim  fi  alia  figna  bona  affiierint,ex  bonis  (untifi  no 
affuerint,  nullam  bonitatis  fignificatione  dant.  Simili  modo  de  gemmis  iu, 
dicare  debemus.  Quinetia  uenx, qux  ad  tertum  & fimdamentu  habent  Idu 
cem  cornu  coloris  ucl  marmor,  in  medio  autem  eoni  teiram  lutolam,  in  aii, 
qua  fpe  funt:fim.lirer  qux  ad  terturil  & fundamentu  habent  terram  ferrugi, 
ricam,  in  medio  autem  eorum  terras  pingues  & tenaces : pan  modo  quae  ad 
tertum  & fundamentu  habent  eam,  quam  uocamus  armatura,  m medioue* 
ro  eorum  terram  nigram  uel  ambuftx  fimilcm.Sed  aun  fingulare  mdiciu  eft 
auripigmenti!,  argent.^n^um^inereu^iilbium,  «u,*nigo,  mei  an  te, 

ria,fory, chalcitis, mify,atramcntu  futorium : plumbi  cand.d.,imo  puroru& 

magnorum  lapillora  nigrorum,  ex  quibus  id  ipfum  cofictur,res  ftfsibsfp 
mx  argeiui  fimilis:ferri?errugo:at  auri  & xris  comune  indicum  eft  ch|^o, 

eollaSCcacrulcum:argcnti&:  plumbi  nigri,  plumbago  fofsi  ls-_Q^ancl 

tem  plumbum  cinereum  metallici  tertum  argenti  rerte  nominat,»  atramer, 
ti  futorii  ac  melaterix  eiscp  cognatoru  communis  parens  fitpyntcsxrolus, 
tamen  hxc  interdu  propria  habent  metallaiut  etiam  aunpigmentu 
Vt  autem  quxdam  ucnarum  materix  metallis  bonum  dant  fignum,  ita  lax 
quoque  per  quxuenarum  canales  uagantur,  etenim  arenarium  m oesm 
tallicis  repcrtu,in  bonis  (ignis  habetunmaxime  fi  ex  tenuioribus  para  . 
ftiterit:  fimiliter  faxum  fi (sile  coloris  fubcxrulei  & fubnign.atq?  etiam  ca 
rium.quicuncp  tandem  color  ei  infcdericfed  uenf  argenttbonum  mdicum 
eft  alterius  generis  faxum,  cui  minutifsimi  lapilli  nign,  ex  quibus  p um 
candidi  conflatur.immifti  funt : prxfcrtim  cum  tota  interuema  cx  tah  laxo 
farta  fint.Plerunqt  proferto  faxum  nobile, cum  fibra  precofa  coniunCtu,ca, 
nalcsuenx,  metalli  fcrcundx,  complexu  fuo  continet.  Quod  i re  tam  pro 
fundum  terrx  defeenderit,  illa  bonitas  ei  fodinx  eft,  in  qua  ip  um  tim  ui, 
detunfin  oblique,etia  alrjs  proximis,  quomodo  mctallicus,geomctnxnon 
ignarus,dcrcliquaru  fodinarum  altitudine,  in  qua  canalis  ucnxmeta  i ui 

tis  per  faxum  illud  uagctur.ratiocinari  poteft.  Hxchartenusmuncuemo  a 

laborandi  rationem,qux  uaria  » multiplex  eft : fiquidem  aliter  ucna  putns 
foditur,alitcr  dura,  aliter  durior,  aliter  durifsima.  Simili  modo  aliter  laxum 

terti  molle  & fragUe,aliter  durum,aliter  durius,aut  durifsimum. Venam  au, 

tem  putrem  eam  uoco  qux  conftat  ex  terris, atep  etiam  fuccis  ederetis  mo  , 
bus:duram,qux  ex  metallica  materia  & lapidibus  mediocriter  duris,qua  es 
pleruncpfurrcqui  facile  igni  liquefeunt  primi  8c  fecudi  generis,  plumbarius, 
6c  fimilesiduriorem,  qux  ex  iam  dirtis,  fed  coniunrtis  cum  filicum  generi  . 
uel  lapidibus, qui  facile  igni  liquefeunt, tertrj  generis : ucl  pyrite,  uel  cadmia, 
uel  marmoribus  prxduris:duri(Timam,qug  ex  his  duri6  lapidibus  & nuitis, 
fi  tota  aliqua  uenxipfius  parte  fufx  fuerint.  Sed  tertum  8c  fundamentutmie 
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rtae  durum'  eft,quod  habet  (axa, quibus  rara:  fibrae  uel  commifTurx  funt:du* 
- fius, quibus  rariorcs:durifsimu:quibus  rariffimg  aut  nullx:cum  enim  hx  de 
fidunt,  faxa  fere  carent  aquis, qux  molliunt  ipfa.  Attamen  duriftimum  tetfti 
ucl  fundamen  faxum  raro  tam  durum  cft  quam  uena  durior.  V cnam  autem 
putrem  foftores  (olo  ligone  excauat.  Sed  cum  metallu  nondum  apparuerit, 
uenam  a faxo  tetfti  non  difeernunneum  ucro  iam  fuerit  inuentum,  prouiden 
fifiime  laborant. Saxum  enim  tetfti  prius  feparatini  a uena  cxcindunt,  pofte* 
rius  uena  putrem  quide  ligone  de  fundamento  derjeiunt  in  alueos  fuppofi* 
tos,nc  aliquid  metalli  in  folu  decidat:  duram  ucro  primis  ferramentis, q pro* 
prio  nomine  (ic  appellatur, malleo  percufsis  a fundamento  auellunt:  ljfdem 
durum  tetfti  faxum  excindunt.Nam  cius  faxum  frpius  cxcinditur, rarius  fun 
damenti:et  tunc  quidem  cum  id  fuerit  patiens  ferri,faxu  uero  tctfli  ferro  non 
poterit  perfindi,  nec  idem  igni  frangere  licitum  fuerit : at  duriorem  uenam 
tra (flabilem  ferro, itemcp  tetfti  faxum  durius  S(.  duriftimu,  ualidioribus  ferra 
• mentis, nempe  quartis  eorum,  qux  proprio  uocabulo  fic  nominatur,  folent 
aggrcdi.-quodfihxceisinpromptuno  fuerint,duobus  tribus  ueferramen* 
ris  primis  utuntur  propius  coniuntftis.Durifsimam  uero  uenam  metalli  fac* 
eundam, fcd  quodamodo  impatientem  ferri,  fi  liceritiam  ipfis  largiti  fuerint 
domini  proximarum  fodinarum,  igni  frangunt:fin  eam  non  dederint,  (axis 
tetfh'  uel  fundamenti, fi  minus  dura  tucrint,excifis  primu  paulo  fupra  uenam 
trabes, in  formas  tetfti  uel  fundamenti  inclufas,  ponun  t:dcinde  a fronte  Sc  fu 
pcriori  parte,ubi  uena  paruulis  rimis  fatifeere  uidctur,altero  eoru,qux  pro* 
prie  ferrameta  dicuntur,fi(Turas  adigunt : tum  in  lingulas  fifluras  imponunt 
quaternas  laminas, & retrorfusut  illx  contincanturartflius,  fi  necefle  fuerit, 
totidem  bratfleas.  Poflca  fingulos  cuneos  binis  laminis  interponunt,  eoscp 
malleis  per  uices  impingut  & infligut:quo  fane  modo  uena  acuto  fonitu  tin 
nit:  fcd  cum  iam  tetfli  uel  fundamenti  faxis  abrumpi  ccrpit,fragorauditur.Is 
cpprimum  crebrcfcit  repente  auolant  fofloresrucrum  ingens  fragor  auditur 
cum  uena  perrupta  Stf  fracta  decidit.  Atqj  hac  ratione  derjeiunt  uenp  partem 
centumpondia,plus  minus'uc  centum  pendente.  Quod  fi  fodbres  aliter  ex* 
ciderintucnam  durilsimam  metalli  diuitem,  remanet  quafi  turbines  quida, 
qui  uix  unquam  poftea  excindi  poflunt.  At  rjdem  nodum  ucnx  duriflimx, 
qux  caret  metallis,!]  ad  cum  admouere  ignem  non  licuerit,  ambiunt  flctflen 
do  fofsioncm  ad  dextram  uel  ad  finiftram:nam  cuneis  ferreis  fine  magna  im 
penfa  perfindi  non  poteft.  Interea  uero  dum  operarrj  fufccptum  laborandi 
munus  perficiunt, uifccra  temr  plcruncp  perfonant  dulci  cantu, quo  durifsi* 
mum  & periculis  plenifsimu  (olantur  laborem.  Itacp  laxorum  duricia  ignis, 
ut  iam  dixi,  rumpit,  cuius  rei  non  fimplex  cft  ratio,  etenim  fi  uena,  in  his  in* 
cima,  per  fe  propter  eandem  duritiam  uel  anguftiam  cxcindi  no  poteft,  atep 
foda  latens  aut  cuniculus  fuerit  humilis, una  lignoru  aridorum  ftrues  appo* 
fita  incenditur, fin  altus, dux: quarum  altera  fuper  alteram  ponitur,  utracp  ar 
det  ufq:  duqi  cani  totam  ignis  cofumpferit: cuius  uis  hoc  modo  plerunqj  no 
Aiagna  uenx  partem  refoluit,  fed  tantumodo  quafdam  cruftas.  Cum  autem 
fexit  tedti  uel  fundamenti  ferro  tratftari  potcft,uena  tam  dura  eft,ut  eode  tra* 
clari  no  ppfsit,  illud  cauatur.  Hxc  fiue  ante  fiuefupra,  (iue  infra  fodam  latcn 
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tem,ue1  cuniculum  fuerit,  igni  frangitur,  fed  non  uno  modo.  Nam  G canum 
fuerit  latum, in  ipfum  multa  ligna  imponuntur  ut  imponi  poffunt,  Gnangu* 
ftum  pauca.  Altero maiorignium  uis uenam magis  a laxis fundamenti,  uel 
etiam  interda  tc<fti  feparat : altero  minor,  minus  uerutamen,  quia  tuncigm* 
ardor  coercetur, repnmiturqj  faxorum  fragmentis^uar  I.gms  in  cauum  an* 
miftum  poGris  pnrponuntur,uenam  item  a faxis  refoluerepoteftSi  pme* 
rea  cauum  fiierit  humile,  una  tantummodo  lignorum  ftrues  m ipfum  impo* 

. nitur,Gn  altum  dux,  & quidem  altera  fuper  alteram,  quo  modo  inferior  ac* 

cenfa  fuperiorem  accendit : & ignis  ab  aura  m uenam  perlatus  eam  feparat  a 
faxis  qua?  ipfa  quanquam  funt  durifsimafrpe  Gc  emoIlit,utomnnun  maxi* 
me  fiant  fragilia : qua  parte  Hannibal  dux  Poenorum,  metallicos  Hifpania* 
rum  imitatus,  duriciem  Alpium  aceto  fcigni  fregit  C^neuam  G uena  fue* 
rit  admodum  lata,  qualis  plumbi  candidi  effe  foletjo  (fores  cauant  uenulas, 
incK  ea  caua  quoffl  imponunt  arida  ligna,  & eis  crebnus  interponuntligna, 
quibus  utrincnfunttenuifsimx  bracftex, flabellorum  quorundam  mltarcn* 
fpatx,  qux  facile  ignem  concipiunt,  & conceptum  cum  alqs  lignis,  quae  ca* 
rent  eis,communicant 

tigna  dccenft  A.  Ligna ^uifcus vtrirtfy funt tcnuifsim* IrtRte 

crifpdtet  B.  Cuniculus  C.  


uni  ^ymTTfc  • $t 

r-  Interea  uero  dum  ttenx  & faxaquo  ufta  halitum  uirofum  expiraht, 
putei  uel  cuniculi  fumum  ex  fefe  emittunt,  foflores  & exteri  operari)  noni 
defeendunt  in  fodinas,  ne  uirus  eorum  ualetudinem  perturbet  ,aut  lpfos 
prorfus  interimat : ut  de  malis  metallicorum  didurus  fufius  explicabo.  Sed 
cum  uenenofus  halitus  & fumus  per  uenam  aut  libram  permeare  aut  tranfi* 
re  poteft  in  proximas  fodinas,  quibus  durx  ueux  uel  faxa  non  funt,ne  ffran 
gulent  operarios,  magifter  metallicorum  nemini  concedit  ut  in  puteis  .uel 
cuniculis  igni  frangat  ucnas  aut  laxa.  Venx  autem  partes  uel  eius  laxorum  « 
que  cruffas,quas  uis  ignis  a reliquo  (axi  corpore  feparauit,fi  in  fuperiori  par 
te  fuerint,  foflbres  contis  detrudunt,  aut  ubi  adhuc  aliquam  habent  duria 
dim,  bacilla  ferrea  rimis  impingunt,  atque  ita  eas  detjdunt : fin  in  lateri* 
bus,  malleis  percutiunt.  Qux  fic  fradx  decidunt : aut  fi  etiam  aliqua  reman 
ierit  duriaes,eas  ferramentis  abrumpunt.  Seorfum  autem  laxum  &C  terra, 
feorfum  metallum  materia  metallica  in  uafa  ingeruntnr  & trahuntur  lub 
dium  aut  ad  proximum  cuniculum ; fi  putei  nonfuerint  alti,machina  quam 
uerfant  homines  : fin  alti,  ea  quam  dreumagunt  equi.  Verum  Ixpe  aqua* 
rum  multitudo,interdum  aer  immobilis  manens  folsionibus  impedimento 
eft : quocirca  hx  res  perxque  ac  fofsiones  inetallids  maximx  curx  funt,aut 
eflTe  debent.  Aquas  autem  ucnx  & fibrx,  poti  (limum  fofsilibus  uacux,  in* 
fcmdunt  in  puteos  & cuniculos.  Aer  uero  manet  immobilis  etiam  tam  in  cu 
niculo  quam  in  puteo:  in  puteo  quidem  profundo,  fi  folitarius  fuerit,  hoc 
«ft,  G nec  ad  cum  cuniculus  pertineat,  neque  cum  alio  puteo  fit  folTa  laten* 
te  coniundus : in  cuniculo  uero  fi  longius  in  montem  adus  fuerit,  nec  ullua 
puteus  adeo  fuerit  deprefius  ut  eum  attingat-In  neutris  enim  acris  motiones 
& commutationes  fieri  poliunt : qua  de  cauda  halitus  fiunt  graues  & nebu* 
Ix  fimiles,  ac  fitum  teftudinis,  uel  fubterranex  alicuius  cellx,  multos  annos 
undique  conclufx  indar,  redolentes : quocirca  foflbres  in  his  diu  laborem, 
& fi  fodina  abundauerit  argento  uel  auro,  non  fudinent : aut  fi  fudinuerint, 
anhelitum  libere  trahere  nequeunt,  & capitis  dolores  habent : quod  magis 
accidit  fi  laborauerint  in  ipfis  multi, multascp  lucernas,  qug  tunc  languidum 
lumen  eis  prxbent,  adhibuerint.  Halitus  nanque  quos  tam  lucernx  quam 
homines  expirant,  alios  halitus  grauiores  efficiunt.  Sed  aqua  mediocris  di* 
uerfi generis  machinis^juas  uemnt,  tradantue  homines,exhauritur  ex  pu* 
teis.  Si  uero  tanta  tamcp  multa  in  unum  puteum  confluxerit,ut  magis  impe* 
diat  fofsiones,  alter  foditur  puteus,  qui  aliquot  padus  a priori  didet:  quo* 
modo  in  eorum  altero  labor  &C  opus  perflatur  fine  impedimento:  in  alte* 
rum,  qui  magis  deprefius  loco  lacunx  erit,  deriuatur  aqua : qux  uel  rjfdem 
machinis,uelea  quam  dreumagunt  equi,extrahitur  in  canales  cuniculi  pro* 
srimi,  aut  calx,  ut  per  eos  efHuat.  Sed  ubi  in  unum  fodinx  puteum  altius  cf* 
foflum  aqua  omnis  omnium  proximarum  fodinarum,  non  modo  illius  uc* 
nx,in  qua  puteus  foditur,  fed  aliarum  etiam  uenarum  confluit,  tunc  necefle 
edut  ampla  fiat  lacuna,  qux  colligat  aquas : ex  qua  lacuna  rurfus  exandan* 
turmachinisperfiflulastrahentibus,udquibus  funtbulgx:de  quibus  in 
lequenti  libro  uberius  dicam.  Aqux  uero  qux  ex  uenis  & fibris  atque  laxo* 
rum  comiduns  in  cuniculos  influunt^in  eoru  canales  deducuntur.  At  auram 
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notifsiituim  machin?  fpiritales  puteis  admodum  profandis  &cunfcul*lon 
oius  in  montem  adbs  infpirant : ut  fequenti  bbro,qw  etiam  has  exponet  ma 
chinas,  explicabo.  Aer  autem  extcnor  fe  fua  fponte  fund.t  .ncauateme^u 
que  quum" per  ea  penetrare  poteft : rurfuseuolat  foras : feddmerfa  ratione 
hoc  neri  folet.  Etenim  uem.s&xftims  diebusm  aluorem  puteum  influit, 

& oer  cuniculum  uel  foffam  latentem  permeat,  ac  ex  humilton  effluit  r fu 
tuiliterrtfdem  diebus  in  altiorcm  cuniculum  infunditur &intene<flo  puteo 
defluit  in  humiliorem  cuniculum,atqueexeo  emanat.  Autumnali  uero& 
hvberno  tempore  contra  in  cuniculum  uelputcum  humiliorem  intra^dt 
J altiori  exit : ueriim  ea  fluxionum  aeris  mutatio  in  temperatis  remombus 
gClods  fitin  initio ucris  8C  itlfine  autumni :m frigidis  autem  m fine uens, 
&in  initio  autumni  :fed  aer  utroque  tempore,  anteaquam  curfum  fuum  iL< 
lum confiietum conftanterteneat,plerunque  quatuordecim  dierumfpacio 
crebras  habet  mutationes,  modo  in  altiorem  puteum  uel  curuculu  influens, 
modo  in  humiliorem.  Sed  de  his  fatis : nuncad  reliqua  pergamus.  Puteo* 
rum  duo  funt  genera,  unum  altitudine  iam  deferipta,  cuiufmodi  puteimul* 
ti  folent  efle  in  una  fodina : prxfertim  ii  cuniculi  ad  eam  pertineant,  & gra* 
uida  fit  metallo.  Tunc  enim  ciim  ad  primum  cuniculum  pnmo  puteo  per. 
uentum  fuerit,  alij  duo  fodiuntur  putei : imo  uero,  fi  aquarum  multitudo 
fofsiones  impedierit,  interdum  tres : ut  unus  lacuna:  loco  (it,m  reliquis  duo 
bus  perficiatur  munus  fodiendi  fufeeptu : idem  fit  in  fecundo  cuniculo  OC  u» 
tertio,  uel  etiam  in  quarto,  fi  tot  in  montem  fuerint  adb.  At  alterum  genu» 

puteorum  eft  admodum  altum  : utpote  ad  paffusfexaginca,  uel  octoginta, 

uel  centum  : qui  putei  continenter  redfa  defeendunt  in  profundum  terrae, 
unoqj  fune  dudtario  ex  fodina  extrahuntur  faxa  excifa&uenx  metallica;: 
qua  decaufa eos  metallici redos  appellant:  fuper hos  puteos ftatuutur  ma 
diinx,quibus  aqua:  exhauriuntur:  & quidem  fubsfie  eaplerunque  quam 

equi  circumagunt,  in  cuniculis  uero  extera:,  quas  uis  aquarum  ueriat : tales 

autemputeifodiunturtunccumuenafaeritdiuesmetalli.  Sedputeiqua 

cunque  diuerfo  modo  fubftruuntur:  fi  enim  uena  faerit  dura,atque  etiam  te 
xumtcdi&  fundamenti,  non  opus  habent  multis  fubftrudionibus,  le  tu 

Ser  interualla  collocantur : quorum  altera  capita  intedi  formas,in  laxis 

s,  includuntur  : altera  in  fundamenti  formas,  atque  ad  tigilla  his ipro* 
pius  fundamentum  fuperpofita  afferes  & (calx  affiguntur  fcd  afferes  c x q 
utrincp  puteum  i uena,  &C  qui  reliquam  eius  partem  ab  ea,  in  qua  mnt  icalae, 
diftinguunt,  ad  tigna  affiguntur : illi  autem  uenam  coercent,  ne  eius  glebx, 
aquis  refolutx,  decidant  in  puteum,&  ex  utraque  parte  foffores  & reliquos 
operarios  ex  altera  etiam  per  fcalas  defcendentes  uel  afccndentes  terreant, 
aut  lxdant,  aut  derjeiant.  Hi  uero  glebas  faxorum,  qux  dum  extrahuntur 
uafis  uel  corbibus  excidunt, rj (dem  de  caulis  afcalis  excludut  & arcent.  Atcp 
prjterea  faciunt  ut  difficilis  & arduus  defcenfus  & afcenfus  minustem  biles 
effe  uideantur,  minus  fintpericulofi.  Sin  uena  fuerit  putris  faxumqj  tecu8£ 
fundamenti  molle , crebriore  ftrudura  indigent : quamobrem  contigna, 
tiones  quadrangula:  coniundx  continuatxcp  collocantur,  quarum  duplex 
ratio  eft.  V el  enim  tignorum,  qux  ex  tedto  ad  fundamentum  pertinent,  ca. 
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Jjita  quadrangula  in  formas  item  quadragulas  rignorum,  quae  ad  tectum  Se 
fuudamcntumnt,includuntur:  uel  altera  1'uperius  altera  inferius  cxcifafunu 
atep  illa  in  haec  imponuntur  Icarum  contignationum  grauc  onus,  tigna  ro* 
bulla  perinterualla  polita,  fuftinent : quae  item  in  formas  fundamenti  & te* 
(fH,feddcuexa,funtinclufa:  Sc  quidem  penitius.  Vt  autem  tales  contignatio 
nes  maneant  immobilcs,cxtimi  didciflp  arboris  afferes  ucl  cunei  lignei  inter 
lpfas&uenx  latera  atep  eius  teiftum  & fundamentum  inrjciuntur  impeU 
luntur : ac  quod  inane  cft  terra  glarcacp  complctur.Si  ucro  laxa  tefti  8c  f un* 
damenu'  modo  fuerint  dura, modo  mollia,  fimiliter  ucna,nullx  contignatio 
nes  fiunt,  led  tigna  perinterualla  collocantur : acubifaxa  fuerint  mollia 
uena  putris, ab  eorum  tergo  fabri  locant  afleres,intcrquos  &C  montem  infer 
tiunt  terram  & glaream : ut  eodem  modo  id  quod  fuerit  uacuum  expleant. 
At  cum  puteus  admodum  profundus  liue  rctftus  fiuc  deuexus  contignatio» 
nibus  fulcitur,  tunc  quia  interdu  funt  male  materiatae  &C  ruina:  impendunt, 
maioris  firmitudinis  cauda  intra  eas  collocatur  tria  uel  quatuor  paria  tigno» 
rum  longifsimorum  Si  robullifsimoru,cuiufqj  autem  paris  alterum  ad  eam 
partem, qua:  eft  tedlum  uerfus : alterum  e regione  ad  eam,  qupefi:  fundamen 
tum  uerfus.  Ne  ucro  unum  in  alterum  incidat,  firmacp  & (labilia  fint, crebris 
tignis  franfucrfarrjs  fullinentur : fed  ut  haec  firmius  in  illis  indudatur,ea  ipfa 
longifsima  media  eorum  parte  exeffa  funt.Quinetiam  qualifcuncp  putei  fue 
rit  ftruclura, tigilla  quaedam  tignis  fupcrponun t,ad  qug  affigunt  adercs,qul 
fcalas  a reliqua  parte  diftinguut  atqt  difiungunt.Qudd  fi  puteus  admodum 
altus  fuerit  rcdhis,  ad  latus  fcalarum  afferes  tignis  imponuntur,  Sc  ad  ea  affi» 


paulo  fiipra  infimam  eius  partem  tigilla  rudia  fic  continuata  trabibus  fupen 
ponuntur,ut  totum  putei  fpacium,  eo  excepto,in  quo  funtfcalae,  occupent. 
Attamen  etiam  foramen  cft  ftructurx  prope  fundamentu,  quod  idcirco  pa» 
tet  ad  omnem  reliqua  putei  panem  ab  infima,  ut  uafa,  rebus  fofsilibus  comi 
pleta,per  id  machinis  ex  puteo  ex  trahi, uacua  rurfus  in  eundem  immitti  pof» 
fin  t : itaque  ingeftores  & reliqui  operarij  fub  hac  ftrudura  quali  latentes  tu 
lifsime  in  puteo  funt. 


Tigiu (trintmullt pofitt  A. 
Tigiii*  b. 

Tigiu  loiigifsinu  c. 

Tigiu  tnnfunfiTU  d. 
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At  in  unius  ucnae  fodinas  cuniculus  agitur  modo  unus,modo  duo, nunc 
uero  tres  plurcs  uc:&T  quidem  alter  altero  femperaltiorcloco.  Sed  fi  ucnafo 
lida&durafuerit,itemcp  laxa  tecTti  & fundamenti,  nulla  cuniculi  pars  eget 
ullis  fulturis : praeter  eam  quae  ad  os  exiftit,  quod  ibi  nondum  fint  folida  fa- 
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xa,fin  autem  pOtris.fimiliter  faxa  tcdti  &C  fundamenti  mollia, cuniculo  firmis 
&C  crebris  opus  eft  fubftrutftionibus : quae  hoc  modo  fiunt.  Primum  duo  tia 
gna,quorum  utruqj  teres  fit,in  folo  cuniculi, paululu  efFolTo,  infixa  ftatuuna 
tur  erc<fta;ca  funt  mediocriter  crafla  & tam  alta  ut  ucrticem  cuniculi  fere  taru 
gant  capi  tibus,in  quadrati  figuram  cxcifis : deinde  fuperius  ipfis  imponitur 
tigillum  teres,  in  cuius  formas  includuntur  capita  tignoruiyi.infcrius  contra 
alterius  tigilli  capita,pari  modo  in  quadrati  figura  cxcifa  includuntur  in  fora 
mas  tignorum  eredlorum : ad  quodcp  autem  Tpacium  pafTus  unius  & di  mia 
drj  fimilis  fitfubftructio.  Vnamquamqjuero  metallici  appellant  oftiolum, 
quod  patens  quida  fit  aditus:  & certe  quum  neceflitas  hoc  poftuIat,fores  ad 
cuiufqj  oftioli  tigna  appenduntur, ut  claudi  pofsiutum  arbores  di(Ie<fhe,ucl 
extimi  carum  aueres,  & quidem  cius  longitudinis  ut  ex  uno  oftiolo  pertia 
neant  ad  alterum,imponunturfupcrioribus  tigillis,  & inijeiuntur  lateribus; 
ne  pars  ex  reliquo  montis  corpore  decidens  fua  mole  impediat  tranfitu,  aut 
ingredientes  uel  egredientes  opprimatrut  praeterea  tigna  maneant  immota, 
inter  ipfa  & latera  cuniculi  adiguntur  paxilli  lignei.  Poftremd  fi  faxorum  ter 
rarum 'ue  gleba:  euchunturriujs,  afferes  inter  fe  coniuncti  tigillis  inferiorib. 
imponuntur : fi  capfis  patentibus,duo  tigna  dodrantem  crafifa  Sc  lata : quae, 
qua  parte  coniunguntur,  cauari  folent,  ut  in  eo  cauo,  qua  fi  in  quadam  certa 
uia,ferrci  caplaru  daui  promoueri  poflint : quibus  fane  dauis  cauetur  ne  ca< 
pfae  a trita  uia,  hoc  eft  a cauo  ad  dextram  uel  finiftram  aberrenttquinetia  fub 
ijfdem  tigillis  inferioribus  collocantur  canales, per  quos  aqua  effluit. 


Tigna  ere&i  A,  Tigilli  fuperiort  B.  Tigilli  inferiori  C. 
fo res  D.  Ariores  Jiffedtt  E.  Caitalu  F. 
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‘ Foflas  autem  latentes  xque  ac  cuniculos  fubftruunt  metallici:  attamrll  ti* 

oiSfcnorib.non  indigcn^ncccanahbusilongiusemmnecpg  cbxfaxo. 

uehTnwr  ncc  aqua  ffuit.  Vcm  artis  iam  cuniculis, aut  etiam  fofsis  later, 
mm  uchuntu  , M ai<ja  mctallis,ut  interdu  ad  multos  paflus 

tibus  fi  ucnx  fupenor  pars "“f  ™ “5  fofl6.  Utentes  aguntur,ufcp  ad  eam 

mmmt 
mm mm 

foditur, qui  & auram  praebeat  & per  quem  interdu  matemmeudU^  , 

faxa  minoribusimpenfis  extrahuntur ,cp  P“lon^,^^f2u|IIIime, 
hi  poflint:atcp  etiam  m rjfdem  locis,  ad  quos  nond  p jOTniidunt, 

talKd  fod.um  puteos,ut  uenam  dilatata  quam  intra tc^ 
fofsionibus  patefacere  poffint : quomodo  terrena  ™**^!*^j 
faxa  modo  unius  genens  & coloris:  modo  unius  g \ dmcrforu  gen^9 
ris:modd  diuerfotu generum, fed  unius  coloris : nuncuc  , | in 

rum  & colorii.Tam  autemfinguloru  quam  umuerforu  fxorum  acu 
certa  cft.Nam  uniuerfa  in  quibufda  locis  alta  fune  utgmti  panu ^n  alqsi : 
piius  quinquaginta  : fingulaucro  alibi  femipedem,  ai libi  p iainlo, 

duos  aut  plures,alibi  pamim  unum,  duos,tres,plurcs  uc.  ^ CT,intx* 

cis, qui  funt  ad  radices  Meliboei  montis  plura  coloris  dmerfifaxa  S ^ 
ris  ucnam  dilatata.Etcnim  cum  terreno  cono  nudati  fuerint,  p 
currit, quod  cft  rubrum, fed  obfcuru,  & altum  ad  paflus  uigm '■ > o 

uel  etiam  quincp  & triginta.  Deinde  alterum  item  rubrum,  fed  colonsd.iu, 
titid  ad  duos  paflus  altum  efle  folct : fub  hoc  fubieaa  cft  argi  a p 

fere  pafTum.  qux  etiamfi  metallica  non  fit,uena  eft.Tum  fequ.tur  tomum  ^ 
xum,quod  cinereum  cft,&:  circiter  tres  palTus  altmmfub quo  htet  ci 
na.cuius  altitudo  ad  quincp  palTus.Is  cinis  cum  faxo  eiufdcm  colons  per 
ftus  cfttcui  fubiunrtS  faxum,  quartum  numero,  ftifcum, pedem  altum. ti« 
ucro  quintum  pallidi  ucl  fublutci  coloris,  altum  duos  pedes . cui  u 
tum,itcm  fufcutn,fed  afpcrum  et  altum  tres  pcdcs.Poftea  occurrit  cp 

militer  fufeum, fed  proximo  nigrius  & altu  duos  pedestquod  icquitur  o 

uum  cincreu,afperum, altum  pcdem:id,ut  etiam  alia,nonuncp  fibra:  api  ' * 
...  ..  quit*» 
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qui  facikigrii-liquefcit, fecundi  generis  diftirtguut : fub  quo  eft  aliud  laxum 
tmereo,leuc, altum  quincp  pedes : cui  proximu  diluti  coloris  ariereu, altum 
pedem : fub  quo  fubiecfiu  eft  undecimu:qudd  ipfum  quoqj  fufcum  eft  & fe> 
ptimo  fimillimu,  atcp  jdtum  duos  pedesuub  eo  rurfus  duodecimufubcandi 
di  coloris, molle,  etiam  altum  duos  pcdes:eius  onus  fuftinet  decimum  tcrtiu 
rincreu  & altum  pedem,  cuius  rurfus  dedmu  quartu  fubatru  & altum  femu 
pedcm:id  excipit  faxuconfequens  atrum,altum  item  femipede,qudd  rurfus 
decimu  fextum  magis  atrum,cuius  quoqj  altitudo  cade, fub  quo  tandem  la* 
tet  lapis  aerofus, niger  ille  & fifsilis,ac  qui  interdii  tenuifsimis,ut  alias  fcripfi, 
pyrita:  aurei  coloris  bracfieis,quafi  fdntillis  adhaerentib.&  difeurretibus  ua* 
rias  animantiu  fpccies  exprimit.  Dum  auteuenam  dilatata  metallicam  effo* 
diunt, longe  latecp  agunt  cuniculu  humilem:atcp  in  eo,(i  res  & ipfa  lod  natu 
ra  concc(Ierit,altcru  fodiunt  puteum  gratia  perlcrutandi  num  fub  ucna,  pri< 
mo  inuenta,  (it  altera.  Etenim  interdii  fub  ea  funt  dua-  tres  plurcsueijfdeme 
tallis  grauidar:  quas  limilitcr  longe  latecp  excauant.Oilatatas  aut  ucnas  ple* 
runcp  accubantes  effodiunt : ne  uero  ucitcs  terant,  & humeros  (iniffros  lx= 
dant,ad  eos  pleruncp  folent  aflerculos  modicos  alligare:  quocirca  ciufmodi 
fo flores, quia  necefle  eft  eos,  ut  poflint  uti  ferramentis,  colla  in  finiftru  latus 
»nfle(fierc,ea  no  raro  gerunt  intorta.Ha:  aut  uena:  nonnuncp  etiam  ipfac  fcin 
duntur  in  panes,  quae  quo  loco  rurfus  coeunt,  ibi  pleruncp  uberior  & proca 
ftantiorinuenitur  materiandem  fit  ubi  fibrae,quibus  omnino  non  carent,cu 
eis  coniunguntur,  aut  ipfas  tranfuerfae  fecant,  ucl  obliquae  diffindunt. V cru 
ne  mos  aut  collis  hoc  modo  late  fufFoffusfua  mole  fub  fi  dat,  uel  natiuae  quae 
dam  fulturae  & fornices  relinquuntur,  quib.ut  fundamento, nixus  fubfiftat: 
uel  aliquae  fabricantur  fubftruiftioncs,  quae  eum  fuftineant.  Quinetiares  ef< 
fbflas,qua:  mctalloru  expertes  funqmox  alueis  fubtrahunt,&  retro  fundene 
tes  loca  caua  rurfus  rjfdem  Cdplcnt.Porrd  ueng  cumulatae  fodiuntur  ratione 
aliquantu  djflimili : cum  em  in  fiimma  tellure  metallu aliquod  efflorefeit  pri 
md  unus  puteus  foditur.  Deinde,(i  operaepredu  fuerit,  circa  ipfum  multi  alrj 
fodiuntur  putei,&  cuniculi  in  monte  aguntur.Si  uero  torrens  ucl  aqua  fon* 
tana  metalli  ramenta  rapuerit  e tali  cumulo,cuniculus  primo  materiae  inquis 
rendae  gratia  agitur  in  monte  uel  collem.  Deinde  ea  inuenta  puteus  foditur, 
retftaqj  deprimitunquonia  uero  totus  mons, magis  uero  collis  fuffoditur,q> 
totus  coftet  e materia  metallica,  necefle  eft  natiuas  fulturas  Sc  fornices  reline 
quere  aut  eum  fubftruere.  Sed  cum  interdu  uena  fitadmodu  dura,igni  fran* 
gitur:unde  fit  ut  fulturis,  qua:  molles  fiut,diflolutis,uel  fubftrucfiionib.com 
buftis.mons  magna  mole  in  fe  cadat,  uaftoqj  hiatu  abforbeantur  puteorum 
ftruefiura: : quocirca  utile  erit  aliquot  puteos,  ciufmodi  ruinis  no  fubiecfios, 
circum  cumulata  uenam  fodere, per  quos  res  eftofla:  extrahi  pofsint,&  cum 
fultura:  & fubftrucfiiones  adhuc  integra:  & folidae  fuerint,  Sc  poftcacp  ignis 
calore  labefaefiata:  conciderint,  quinctiam,  quia  uenam  qua:  conci  dit,ipfam 
.quoque  igni  frangere  necefle  eft,  in  uoraginenoui  fodiendi  funt  putei,  per 
quos  fumus  elucftari  pofsit.Qua  prattcrca  pane  fibrx  intercurrunt  pleruncp 
fruefius  uberior  ex  fofsione  capitur,  qua:  in  plumbi  candidi  metallis  lapillos 
nigros  interdum  magnitudine  nucis  iuglandis  iafe  contincnt-Sed  fi  talis  uc 
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naitilocoreperta  fuerit  campeftri,  ut  non  raro  ferri  reperirifol et,  putri  fo< 
diuntur  mulri, quod  alte  fodi  non  pofsint,  in  quibus  fufcep tu  laborandi  mu 
nus  perficitur : ncc  enim  cuniculu  in  eiufmodi  campum  foflorcs  agere  que» 
unt.Reftant  fibra;, in  quibus  folis  interdum  reperitur  aurum  ad  fluuios  «ri 
uosinlocishumidis  ; qua;  (i  corio  terra;  fublato  multa;  reperta: fuerint, ex 
terris  quodam  modo  coiflis  & aduftis  conflantes,  quales  ndnunquam  inlu 
fi  fodinis  cefnerelicet,  aliqua  fpeseftexeis  aurum  confici  pofTe : praeferam 
cum  plures  coniunguntur.  Ipfe  autem  connexus  perfodiendus  eft,  & longe 
latecp  quaerenda  materia ; nam  alti  putei  in  iftis  etiam  locis  fodi  n5  poliunt. 
Abfolui  unam  huius  libri  partem,  uenio  ad  alteram,  in  qua  tra (flabo  artem 
menforu.  Solida  autem  montiu  corpora  metallici  iccirco  dimetiuntur,utdo 
mini  fuis  rationibus  profpicere  poffint,8f  eoru  fbflores  in  alienas  pofTefiio» 
nes  non  inuadant.  Etenim  menforautmetitur  fpaeiU  nondum  integre  per» 
fofIum,quod  intereft  uel  inter  os  cuniculi  atep  puteu  ad  eam  altitudinem  de 
prcflunruel  inter  os  putei  8C  cuniculu  ufep  ad  eum  locum,qui  eft  fub  puteo, 
adhim:ucl  inter  utruncp,  fi  neqj  cuniculus  tam  longus  eft  ut  ad  puteu  peran» 
gattnecp  puteus  tam  profundus  ut  ad  cuniculu:(edutrobicp  opus  eft  fbfsio» 
nibus, aut  intus  in  cuniculis  &T  fofsis  latentibus  conftituitarearu  terminos, 
quemadmodu  inagiftermctallicoru  fupra  terram  eafdcm  areas  finibus  de» 
feribit : utracp  ratio  uerfaturin  dimcnlione  triaguli.  Paruus  autem  dimetien 
dus  eftatcp  cx  eo  exiftimandum  de  maiori.  Maxime  uero  cauendu  ne  a uera 
menfura  quiepiam  abcrremus;nam  fi  ab  initio  negligentia  in  paruum  rapie» 
mur  errorem,  is  ad  extremu  magno.s  errores  gignet.  Quonia  autem  omnes 
nccp  putci,qudd  inter  fe  differant, uno  & eodem  modo  deprimuntur  in  pro 
fundum  terrxmecp  montes  deuexi  fimili  modo  defcendut  in  uallem  uel  pia 
niciem, multiformes  trianguli  fiunt.  Ettm  (i  puteus  fuerit  re<fhis,exiftit  trian 
gulus  cui  redtus  eft  angulus, quem  Graeci  nominant  :atqt  ispro 

montis  decliuis  inaequalitate  habet  uel  latera  duo  aequalia,  uel  tria  inaequa» 
lia: illum rjdem  Gracri  uocant  'ttiyuvoy  hunc  <n{giKljuu<ifi:  namta 

Ii  triangulo  tria  latera  aequalia  efle  non  pofTunt.  Si  uero  puteus  fuerit  obii» 

Suus,  & in  una  cademcp  defodiatur  uena,  in  qua  agitur  cuniculus,  fimiliter 
t triangulus  cui  recflus  eft  angulus : atep  is  rurfus  lecundu  monas  deuexi  in 
aequabilem  uarictatc  habet  latera  uel  duo  aequalia, uel  tria  inaequalia.  Quod 
fi  cum  puteus  fuerit  obliquus, in  altera  ipfe  fodiatur  uena,in  altera  cuniculus 
agatur, tunc  oritur  triangulus, cui  uel  angulus  eft  obtufus,uel  omnes  anguli 
funt  acuti : fuperiorem  Graeci  appellant  bmSKvylavioy  pofteriorem  oft^-o»» 
vioy.  cui  obtufus  eft  angulus, nec  is  ipfe  poteft  habere  tria  latera  aequalia,  fed 
pro  montis  decliuis  diftimilicudine  item  habet  uel  duo  aequalia, uel  tria  inae» 
qualia : cui  uero  anguli  omnes  funt  acuti,is  fecundu  montis  deuexi  differen» 
tiam  habet  latera  uel  tria  pqualia, Graea’  ^'lycevop  nuncupant;  ud 

duo  acqualia.uel  tria  ingqualia.Menfor  autem, ut  dixi, utiturartefuaciim  do 
mini  fodinarum  fcire  cupiunt  quot  pailuum  interuallu  effodiendum  reftet, 
fiuc  in  puteum  agatur  cuniculus,  nodumcp  ad  eum  pertineat : iiue  putei  fofc 
nrll-T  JcPrcffa(itin  eam  altitudinem,  quam  habet  folu  cuniculi,quod 
eltfub  ipfam : iiue  eo  necp  cuniculus  pertineat,  necp  putei  fofla  fit  deprefli: 

operae 
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operaeprcriuerririi  eft  metallicos  fcire  quot  pafluum  ihterualluni  rcftcracu* 
niculis  ad  puteos,  aut  a puteis  ad  cuniculos  utdeimpenfis  feriendis  rarioci* 
nari  pofsint,  & domini  fodinae  metallis  grauidar  properare  foflionem  putei 
& efFofllonem  metalli,  anteaquam  cuniculus  eo  pertineat,fuo’qj  quodam  iu 
re  partem  metalli  effodiat:  contra  uero  ut  domini  cuniculi  fimiliter  prope* 
rent  fofeionem  anteaquam  puteus  ad  cuniculi  altitudinem  fuerit  depreflus 
metalluniq,-,quod  iure  ris  debctur,cffodiat.Sed  menfor  primo  ad  latera  pu* 
caftc  tigna  cam  opportunitate  non  habuerint,ut  pertica  tranfuerfa  ipiis 
imponi  pofsit,  iugum  ftatuit.  Deinde  funiculfi  religatum  a pertica  fuperio* 
re,  S<  pondere  grauatum  demittit  in  puteum : tum  alterum  fiiniculum  a pri* 
mi  illius  capite  religatum  permontem  deuexum  ad  ufcp  folum  oris  cuniculi 
tendit  oC in  terram  infigit : poftea  non  longe  i primo  funiculo  tertium,  item 
pondere  grauatum,  ex  eadem  pertica  demittit,  ut  quodam  modo  fecet  alte* 
rum  funiculum  oblique  defeendentem.  Mox  ab  ea  parte, qua  tertius  funicu 
lus  fecat  alterum  oblique  defeendentem  ad  os  cuniculi,  orfus  furfum  uerfus 
metitur  partem  funiculi  oblique  defcendcntis,quae  ufep  ad  caput  primi  fimi 
culi  pertinet,eam  que  menfuram  primam  fibi  notat.Dein  iterum  orfus  ab  ea 
parte,qua  tertius  funiculus  diuidit  alterum, reda  primum  uerfus  metitur  fpa 
cium,  quod  inter  eam  & oppofitam  primi  funiculi  partem  intereft,  eo®  mo 
do  figurat  triangulurquam  menfuram  fecfidam  fimiliter  fibi  conftituit-tum 
j!  res  hoc  poftulat,  a primi  fiiniculi  angulo,  quem  fecunda  menfura  ferit/ur* 
Ium  uerfus  metitur  ufep  ad  eius  caput,  ipfemcp  hanc  tertiam  menfura  etiam 
fib.  notat.  Necefle  autc  eft  fi  puteus  fuerit  re  <ftus,  uel  obliquus  qui  in  eadem 
defoditur  uena,in  qua  agitur  cuniculus, primi  funiculi  menfura, ad  normam 
longitudine  rcfponderc  tertij  fimiculi  pani  fuperiori.quar  attingit  fecSdum 
quotmcnfurac  primae  inueniumurin  integro  ftniculo  ob- 
lique  defcenden te, totidem  fecunda:  indicant  interuallum  quod  inter  os  cu* 
mculi  &f  puteum  in  eam  altitudinem  defoffum  intereft:  fimiliter  totidem  ter 
• tiae  interuallum,  quod  mter  os  putei  & folum  cuniculi  eftintermediu.  Ciim 
autem  in  aliquo  monte  aequata  planicies  fiicrit,  tunc  menfor  primo  eam  rc* 

t.Tm  m CtUUr;Df 11 nde  luxtafin,cmfelus  Planiriei  conftituit  iugum,  atque  par* 
tem  montis  decimem  tnangulo  dijudicat,&adpaffus,quibus  eius  partis  cu 
luculi  longtmdo  definitur,  paffus  longitudinis  planiriei  adnrit.  Quoniam 
ucrofi  mons  dechuis  interdum  affurrexeric,fiiniculus  aputrouftutc  ad  os 

afcendJr"0?  dcfcendere’ aut  contri  ab  «re  cuniculf ufque  ad  puteum 

t(i"d"  CUm  "0j  attIngat.mcnforut  iuftum  triangulS  conflitu^mon* 

'“m  atqUC de0rfT uerfus pnori fijnicul1  Pa™  fupponit perticam 
conS^n?""  m,Um’P°ftenori  longana  dimidium. S urium uero  uerfus 
^1 pcrncani 'ongam  paffum  dimidium,  pofteriori  longam  inte* 
Ium  a^gdumlrn  re<^am  ad angu*os  adijrit,  qua  ei  opus  eftad  cfnftituen 
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hgrit  A,  Tirgi ftrtia  B.  Pk((mj  C.  Primw/«*ir»lM  d« 
Primi  feniculi  ponius  E.  Secundus  funiculus  T.  lieminterrtm 
infixus  G.  Oput  primi  funiculi  H.  Oscnmcnli  I.  Tcrtiuifn- 

nicults  K.  Tcrri) funiculi ponius  L.  Menfurtprimt  M, 

Menfure  fecundi  N.  Menfure  ttrtid  O.  Tncngului  P, 
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Vt  ucro  haec  dimetiendi  ratio  explicatior  Sc  illuftrior  fiat,  cam  fccundut» 
fingulas  trianguli  fpecies  perfequar.  Cum  puteus  fuerit  rciflus  uel  obliquus 
qui  in  eadem  defodiatur  uena,  in  qua  agitur  cuniculus,  oritur,  ut  dixi,  trian* 
gulus  cui  angulus  cft  redlus.  Is  autem  (i  duo  latera  habuerit  xqualia,  qua?  ut 
tnenfores  numerant,  fecundum  & tertium  funt,menfura  fecunda  8c  tertia 
erunt  aequales : itaque  etiam  interuallum  quod  cft  inter  os  cuniculi  et  folum 
putei,  atque  quod  eftinter  os  putei  & folum  cuniculi,  erunt  xqualia : uerbi 
caufa.Si  prima  menfura  fuerit  longa  pedes  fcptem,fccunda,itemqj  tertia  pe* 
des  quinque,  funiculus  uero  fecundus  centies  &fcmel  pedes  feptem,  id  eft 
paffus  centum  decem  & feptem, ac  pedes  quinque,intcruallum  certe  utrun* 
que  feu  iam  totum  perfbflum  fuerit,  fed  uix  dum  fodi  coeptum, centies  quin 
que  pedes  colliget,  qui  efficiunt  pafius  tres  & oiftogiiua  atque  pedes  duos. 
Licebit  autem  cuicp  menfuras  ex  quibus  conflat  paruus  triangulus  confli* 
tuere  minores  uel  maiores,(i  iugu  uel  trabs  hoc  poftulauerit,quam  a me  con 
ftitutx  funt.Puteus  certe  quum  fuerit  rctflus, omnino  fit  triangulus  crcdhis : 
cum  obliquus,  qui  in  eadem  uena  defodiatur  in  qua  cuniculus  agitur,in  alte 
rum  latus  inclinatus. 

i . j 
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Si  igitur  cuniculus  in  montem  atflus  fuerit  longus  paffus  fexaginta,  re< 
ftat  fpacium  montis  perfodiendum  longum  trcs&  uiginti  paffus  ac  duos 
pedes : nam  quinque  pedes  fccundx  menfurx,  qux  fupra  os  putei  cft,  qux' 
queprimx  menfurx  rcfpondet,adnumcrari  non  debent.  Quod  fi  puteus 
ijle  in  medio  capitis  fodinarum  defoffus  fuerit,  cunicplus  longus  paffus  fe* 
xaginta,  ubi  mons  tantummodo  adhuc  longitudine  duorum  paftuutn  8C 
totidem  pedum  cxcauatus  fuerit,  ad  arex  fubterranex  principium  pertine* 
bit : fin  in  medio  alicuius  (implicis  fodinx  loco,  ubi  longitudine  uoucnt 
paffuum  & duorum  pedum.  Quoniam  ucrd  quifque  cuniculus  pafius  ccn* 
|um  longus  paffum  unum  afTurgit,  aut  faltem  affurgerc  debet,  quod  ad  pu* 
Ici  altitudinem  attinet,  pallus  prxtereaunus  femper  de  ea  eft  adimendus: 
quod  ad  cuniculi  longitudinem,  adrjciendus  unus  : pari  proportione,quia 
cuniculus  longus  palfus  quinquaginta,  paffu  dimidio  fit  altior,  pafius  di* 
pridius  de  putei  altitudine  eft  detrahendus, & ad  cuniculi  longitudinem 
addendus  : flmilitcr  fi  cuniculus  centum  uel  quinquaginta  palsibus  bre* 
uior  aut  longior  fuerit,  caquocp  portio  de  alterius  altitudine  cft  fubtrahen* 
da,adaltcrius  logitudinem  apponenda.  Qua  de  caufa  hic  ad  longitudinem 
Ipacfj  perfodiendi  adijeiendus  eft  pafius  dimidius  & paulo  plus : ut  reflent 

h 4 tres  8d 
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Ls &uiginti  paflus,  quinque  pedes,  duo  palmi,  digitus  unus  & dimidius, 
auinta  digiti  unius  pars:G  etiam  minutulae  menfurx  perfequendae  finqqua* 
menfores  n5  fine  caufa  prxtcrmittut.  Simili  modo  fi  puteus  eft  altus  paffu* 
feotuaginta,ut  ad  folum  cuniculi  pertingaqdeprimendus  adhuc  eftinaltitu 
dinempalTufi  tredecim&: pedum  duorum, fiuepodus  paiTuum  duodecim 

_ . K . «.  ..  • . J.mmm  niiamnr niiinramm  dioiti dimidii 


duo  hi  ipfi  perficiant  tertiam  meniuram,  qua.-  «i  .uP,«  u»  Hu«. . — «* 
titudine  pafTus  dimidius  adimendus  eft,  palmi  duo,  digitus  unus&  dimw 
dius,  quinta  digiti  dimidtj  pars.  Quod  fi  cuniculus  in  eum  locum  adhis  fu« 
rit,  ut  ad  cius  ucrticcm  puteus  pertineat,  deprimendus  adhuc  eft  in  alutudi# 
nem  paiTuum  undecim,  pedunt  duorum  & dimidq,  palmi  unius,digitomm 
duorum,quatuor  quintarum  digiti  dimidij  partium.  St  uero  Et  talis  mangu 
« • - i nmr  interualla  scaualia  eile  non  poliunt:  e* 


nuincB,mnicuius  autem  iccuiituua,L*».«~  — r* r 

cedam,  centies  & femel  oifto  pedes,  hoc  eft  palliis  centum  tngintaquatuor 
& pedes  quatuor,  interuallum  quidem,  quod  eft  inter  os  cuniculi « iolum 
puteijlongitudine  implebit  centies  fex  pedes,  id  eft  paflus  centum : intemal 
lum  uero,  quod  eft  inter  os  putei  Sc  folum  cuniculi,  centies  quinque  pedes, 
hoc  eft  paflus  tres  & odloginta  atejj  pedes  duos. 


TrMMguIi,c»  angulus  'ft  rcfas,nU 
Utera  uitf^ualta. 


Ita<$  fi  cuniculus  fuerit  logus  paflus  quin<$  & oifloginta,  reliqua  eft  pars 
montis  perfodienda  longa  paflus  quindecim.  Atqj  hic  ctia  iufta  meniura  e 
putei  altitudine  detrahi  8£  ad  cuniculi  longitudine  adijei  dcbettde  qua,  quia 
quifes  in  arithmeticis  paulu  exercitatus  idfacerepoteft,  pofthacnonmonea 
bo.Sed  fi  puteus  fuerit  altus  paflus  feptem  et  fcxaginta,ut  folu  cuniculi  attin 
gaqeffodieda  eft  montis  pars  alta  paflus  fedecim  oC  pedes  duos.Atqj  tn  or 
eiufmodi  rationem  in  demetiendo  monte  habet, fi  ucl  una  eademqp  uena  pu 
tei  & cuniculi  fuerit  fiue  re<fia  fiue  obliqua,uel  utracp,id  eft  tam  putei  pnna* 
palis  quam  cuniculi  trafuerfa  defeenderit  redla  in  profiindu  terrae : & haec  e,a 
parte  qua  foditur.feCuerit  illa.  Si  uero  uena  principalis  defeenderit  oblique, 
trafueria  aut  refta,  tunc  oritur  triagulus  ciri  uel  angulus  eft  obtufus,  uel  onw 
nes  tres  anguli  funt  acuti,  fi  triagulus  habuerit  unum  angulu  obtufum,  atejt 


UBER  QjrJHT  Vt,-  pj 

duo  latera  aequalia,  qusfc  iterum  funt  fecundu  8f  tertium,  rurfus  menfura  fe* 
eunda  8i  tertia  erunt  acqualcs:interuallu  igitur  utruneperit  aequale,  utfipri* 
ma  meniura  fuerit  longa  pedes  nouem,  fecunda  itemen  tertia  qUihcp,funic«4 
lus  uero  fecudus  centies  OC  femel  pedes  nouem,hoc  eft  paflus  centum  quin* 
quaginta  unum  &T dimidium,  interuallu  utruncp  centies  pedes  quincp  colli* 
get,id  eft  paftiis  tres  8c  odloginta  atq;  pedes  duos.  Cum  autem  primus  pu* 
tens  fuerit  obliquus, plcruncp  non  eft  altus:  fed  plures  folent  efle,&  quidem 
omnes  obliqui,ac  alter  femper  alteri  fuccedere, 

« 

Trusgtdi.nu  algidus  tji  obt*fus,Juo  latu  ejmli*  A B» 


. 1 J 

Ergo  fi  cuniculus  fiieritlongus  paflus  feptem  et  feptuaginta,  fex  pafluum 

& duorum  pedum  logitudineperfbfla  ad  medium  putei  folum  pertinebit. 
Verum  fi  omnes  tales  putei  obliqui  fuerint  alti  paflus  fex &feptuaginta,  ut 
ultimus  folum  cuniculi  attingat  feptem  pafluum  & duorum  pedum  alti  tu* 
do  defodienda  reftat.  Si  Uero  fit  triangulus  qui  angulum  habet  obtufum, 
fed  tria  latera  inaequalia,  ttint  iterum  interualla  paria  efTe  non  poflunt»  uerbi 

Satia.  Si  prima  menfura  fuerit  longa  pedes  fex,  fecunda  tres,tertia  quatuor, 
niculus  autem  fecundus  Centies  «femel  fex  pedes,  hoc  eft  paflus  centum 
&unum,interuallum  quidem,  quod  eft  inter  os  cuniculi  & folum  poftremi 
putei  ldgitudine  implebit  centies  pedes  tres,  flue  paflus  quinquaginta.  Sed 
ei,  quodeftinter  os  primi  putei  & folum  cuniculi  eritaltitudo  centies  qua* 
tuorpedum,fiue  fex  & fexaginta  pafluum  & quatuor pedum. 

i 

TrMngs!i,fiii  tngulus  tji  oinfus,trii  latu  in*<pulU. 


Sugitur  cuniculus  fuerit  longuspaflus  quatuor  «quadraginta,  reliqua 
eft  montis  pars  quae  perfodieda  fit  longa  fex  paflus.  Si  uero  putei  fuerint  ai* 
O|fto  «quinquaginta,  o<fto  pafluum  « quatuor  pedum  altitudine 
«ttoifa  nouiflimus  folu  cuniculi  cotinget.  At  fi  ortus  fuerit  triagulus.qui  ha* 
bet  omes  angulos  acutos  & tria  latera  f qualia,  tuc  neceflario  mefura  lecuds* 


«tertia 


Digitized  by  Google 


94  DE  RE  METAELItA 

& tertia  erat  aequales,  itemcp  interaalla  iam  faepius  difta:uduti  fi  qufta  men 
fura  fu  eri  t loga  fex  pedes, funiculus  aut  fecundus  cedes  & femel  fex  pedes, id 
cdtpaffiis  centum  & unum, interuallu  certe  utrunqs  colliget  centu  paffus. 

Trungul,cui  omnes  engnlifunt  eaui,trie  Uteri  ttfulie. 


Iracp  fi  cuniculus  fuerit  longus  nonaginta  paflus,decem  pafTuum  longi  tu 
dine  perfofTa  medium  uldmi  putei  folum  tange t.Sed  fi  putei  fuerintalti  pali 
fus  quinqj dC nonaginta, ferobein  quincp  paifuu  altitudine defo fla,  poftrc# 
mus  ad  folum  cuniculi  pertinebit.  Si  uerti  fit  triangulus  qui  omnes  angulos 
habet  acutos,  fed  duo  tantum  latera  aequalia,  quae  funt  primum  & tertium, 
lunc  menfura  fecunda  & tertia,  no  funt  aequales:  quare  nccinterualla  aequa# 
liaefIepoffimt:exempIi  cauilaiSi  prima  mefura  fuerit  longa  pedes  fex,fecun 
da  qua  tuor,  tertia  iterum  fac,  funiculus  autem  fecundus  centies  & femel  fex 
pedes, hoc  eft  paffiis  centum  & unum,  interuallu  quidem  quod  eft  inter  os 
cuniculi  dC  folum  nouifsimi  putri,  logi  tu  dine  implebit  fex  & fexaginta  pafi 
fus  a tep  qua  tuor  pedes.  At  interuallu,  quod  eft  inter  os  primi  putri  8 C folum 
cuniculi  erit  altum  paffus  centum. 

Trienguli,  eri  omnes  tnguli  futuenti  Ino  Utere  ttpuliA 
A B.  Lettts mtetpttle  C. 


Ergo  h cuniculus  fuent  longus  paffiis  fexagin  ta,'reftat  montis  pars  quae 
perfodi  debet  longa  paffiis  fex  & pedes  quatuor.  Verum  fi  putri  fiierint  alti 
palius  leptem  & nonaginta,trium  pafluum  altitudine  eflFofTa  ultimusfolum 
oimculi  attinget.  Sin  onus  fiierit  triangulus  qui  omnes  angulos  habet  acu# 
K.f  trcatCra  ,1,xcl“allMunc  rarfus  interaalla  paria  efl?n5  poffiuntruer# 
' riAfSS?™  m'nrfUra  Iong*P^es  frptem,  fecunda  Quatuor, ter# 

ceniumt  rr  fecundus  centies  & femel  pedes  feptem,  id  eft  paffiis 
rimicuh  & cP^'rn  atcP  pedes  quatuor,'interuallum  quod  eftinteros 
fex  &fexapintan|  P°  "tr  Putn  coH,get  pedes  quadringentos,  fiue  paffiis 

M • , 
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Si  igitur  cuniculus  fuerit  longus  paffus  quinquaginta,  fededm  pafTitu  8C. 

Suatuorpcdu  longitudine  pertofla  mediu  nouifsimi  putei  folum  cStinget, 
ed  Ii  putei  tunc  alti  fuerintpaflus  duos  & nonaginta,  odo  pafluualtitud^ 
ne  defofla  ultimus  puteus  ad  folu  cuniculi  pertinebit.  Atqj  menfor  quidem 
hanc  ratione  in  dimetiendo  monte  habet,fiuena  principalis  obliqua  dcfccn 
derit  in  profundu  terrg,tranfuerfa  uero  reda.  Quod  fi  utraqt  fuerit  obliqua, 
menfor  eadem  dimetiendi  ratione  utitunuel  monte  decliuem  fcorfum  apua 
teo  deuexo  metitur.Porrd  fi  ucna  tranfucrfa,in  qua  agitur  cuniculus, ea  para 
te  qua  foditur  puteus, principale  non  fecuerit,tuc  in  altero  puteo, in  quo  ue* 
na  tranfuerfa  diuidit  principale  dimetiendi  initium  ordiri  oportet.  Quod  0 
nullus  ibi  fuerit  puteus,  ubi  crudaria  tranfuerfa  crudaria  principalem  fecat, 
deinde  dimetienda  cft  terra  fubdialis,  qua:  eft  inter  utruncp  puteum,  uel  in* 
ter  puteum  8c  locum,  ubi  crudaria  crudaria  diuidit  At  quidam  mefores  etf} 
tribus  funiculis  utuntur,  tamen  folam  cuniculflongitudine  ex  ea  dimetien* 
di  ratione  difeunt : putei  uero  altitudine  ex  altera:cum  fcilicet  funiculis  in  x* 
quata  motis, uel  uallis,ucl  campi  planicie  extentis  denuo  metiutur.  Sed  qui* 
dam  ifta  ratione  no  dimetiunturprofunditate  putei  & longitudine  cunicu* 
li,uerum  utuntur  tantumodo  duobus  funiculis  & hemicyclio, atque  pertica 
paflum  dimidiu  longa.  Vnum  quidem  funiculu  a pertica  fuperiore  religatu, 
pondere grauatu, ut  alrj,dcmittunt  in  puteum : altcru  uero  ab  illius  capite 
religatu permontem  deuexum  ufqj  ad  folum  oris  cuniculi  tendunt, &in  ter 
ram  infigunt.  Deinde  ad  fuperiorem  alterius  huius  funiculi  partem  inferius 
applicant  latam  hcmicyclrj  partemud  confiat  ex  femicirculo  cera  oppleto  et 
fex  lineis  femidrcularibus.a  fcmidrculo  autem  cerato  per  primam  lineam  ft 
micircularcm  ufquead  fecundam  procedunt  linea:  redix,  qux  medium  in* 
teruallum  inter  reliquas  lineas  recftas  inreriedtu  fignificant.Sc'd  omnes  qux* 
cunque  ab  eodem  femicirculo  cerato  ufque  ad  quarta  lineam,  fiuc  ultra  cani 

procedant  fiucnon,refpondcnt  pertica:  lineis,  qua:  minori  fpado  interfecti 

ftant : qua:  ultra  eam  progrcdiuntur,his,’qux  maiori.  Atque  antecedentes  A 
f a:  rurfus  medium  interuallum  inter  has  interiedtum  defignant.  Qux  uero  ii 
quinta  etiam  ad  fex  tam  comeant,  nihil  prxterea  indicant : ut  nec  dimidia  dii 
mctiens  quicqua  cum  iam  a fexta  linea  recita  ad  integram  dimetientem  pro* 
cedit : itaqj  hemicyclio  ad  funiculum  applicato,  fi  ligula  cius  fextam  lineant 
recftam,  qux  clt  inter  fecundam  & tertiam  lineam  fcmicircularcm  indicauc* 
rit,menfor  numerat  fex  pcrticx  lineas, minori  fpacio  inter  fe  diftan  tes : cuius 
perticx  parris  fi  tot  nicnfurx  de  altero  funiculo  ademptx  fucrint,quot  dimt 
dios  paflus  ipfc longus cft.rclinquitur mcnfura,qug longitudinem  cuniculi 

• r fubpu* 
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fub  puteum  agendi.oftendit : fin  ligula  fignifi  care  acceperit  eandem  ffnearn 
fextam,fed  qux  ita  proccfsit  ut  inter  quartam  8C  quintam  lineam  femiarcu* 
larem  media  fit,  numerat  fex  perticae lihcSas  maiori  fpacio  inter  fediftantes; 
cuius  partica:  partis  fi  totmenfurx  item  de  altero  funiculo  dctratfbc  fuerint, 
quot  integros  pafTus  ipfe  longus  cfl,reliqua  eft  menfura  quf  nobis  fimiliter 
longitudinem  cuniculi.fub  puteum  agcndi,dedarat. 


Kimtcicl ij [tmidraita  c tutus  A.  LiUfrf jmidrcuUru  B.  Li«e  rt&t  C. 
Linti  dimetiens  iimiiii  D.  Lmn  Ameiif  W UMCffra  E.  Liesla  E, 
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Pertic*  linet  minorifficio  imer  fi  Jiftuntes  A , 
Perlu-t  linet  imiori  fcecio  inter  fe  dij}  entes  B . 


Tam  autem  hi  menfores  quam  proximi' prius  funiculis  canabinis  utun* 
tur : mox  cos  alteris,  cx  philyris  tilia:  (a  Ais,  quod  hi  nihil,  illi  multum  remit» 
tant, metiuntur.  Atcp  hos  in  atquatam  planiciem  extendunt.  Primo  quidem 
alterum  perdeuexam  montis  partem  defccndcntcm  oblique.  Deinde  funi* 
culum  fecundum, cui  longitudo  eft  cuniculi,  fub  puteum  agendi, rcAa  collo 
eant,  ut  altero  capite  primi  funiculi  caput  inferius  attingat:  tum  tertiu  funicu 
Ium  item  rcifta  locant:  & quidefic  utfupcriori  fuo  capite  fuperius  primi  funi 
culi  caput  contingat, inferiori  alterum  fecundi  funiculi, fiatqj  triangulus.  Hu 
ius  autetn  terttj  funiculi  altitudinem  ad  inftrumeti,cui  index  eft,partcm,tanis 
quam  ad  perpendiculum  rcfpondcntcm,  exigunt:  cuius  funiculi  longitudo 
putri  altitudinem  dcmonftrat. 


Funiculi  extenti  Primus  fine  elter  funiculus  A, 

Secundus  b.  Tertius  C.  Triangulus  D, 
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Quidam  uero  mcnforcs,  ut  ratio  altitudinis  putei  dimetiendae  certior  fit 
ciuimB  funiculis  extentis  utuntur : primo  oblique  dcfccndcntc,  duobus, fc* 
eundo  fcilicct  & tertio,  quibus  eft  cuniculi  log.tudo,  duobus,  quibus  pute, 
altitudo  : quo  fane  modo  conftituunt  quadrangulo,  m duos  tnangulosxa 
quales  diuifum : qui  magis  ad  ucritatcm  dirigit. 

Funiculi  extenti  Primus  A.  Secundus  B.  Tertius  B. 


rwrtus  C.  OuintUS  C. 


Atqueba:  rationes  altitudinis  putei  &Jongitudinis  cuniculi  im  e i 

tunc  uerac  funt,  quum  uena  atque  fic  etiam  puteus  ucl  putei  uno  eo  cm<T 
noreredta  ucl  oblique  ufquc  ad  cuniculum  defccndit : fimiliter  cum  cul 
lus  recfla  ad  puteum  pertingit : atcumutercpmodo  in  hanc,  mo  oin 
partem  fe  flcdtit,fi  neutrius  fpacium  fuerit  pcrfolTum,  nemo  omnium  mo 
lium  tam  acri  eft  ingenio,  ut  quantum  de  redto  curriculo  dcfledbnt  an 

pofsit  cernere : fin  totum  altcrutrius,de  alterius  quidem  longi  tu  me, 

rius  uero  altitudine  facilius  poflumus  exiftimaredtaqj  locus  cumcu  i,qu 
fub  puteo  iam  primum  fodi  cccpto,ex  dimetiendo  fic  difeitur.  A oscuni 
lt  primo  figitur  tripus,  itemcp  ad  puteu,  qui  fodi  coepit,  aut  ad  l°c^n 

fodieturputcus.Tripusautcmfitex  tribus  palis  in  terram  infixis,  cc  a creus» 
lo  quadrangulo,  fuper  quem  inftrumentu,partes  mundi  indicans, itatuitu  , 
in  palos  impofito  & ad  ipfos  affixo.  Deinde  ab  inferiori  tripode  rectam  ter 
ram  demittitur  funiculus  podere  grauatus : iuxta  quem  fimiculu  iterum  pa* 
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lus  fn  terra  defigitur:  ad  quem  alter  funiculus  alligatus  & affixus  retffa  ducio 
tur  in  cuniculum  ufqj  ad  eum  finem,dum  nullum  fundamenti  uel  telti  ucnx 
angulum  attingat : poftea  a funiculo,  ex  inferiori  tripode  pendente,  funicua 
lus  tertius, item  affixus  rclta  fui  fum  uerfus  per  dediuem  montis  partem  du» 
dtur  ufqt  ad  palum  tripodis  fuperioris,  atqt  ad  eum  alligatur  & affigitur  :^it 
autem  altitudinis  dimefio  certior  fit,unum  & idem  latus  funiculi,ex  inferio» 
ri  tripode  pendentis,contingat  tertius  i fle  funiculus,quod  fecundus, in  cuni 
culum  dullus,contingit : his  omnibus  rite  fallis  menfor  cum  iam  funiculus, 
rccla  in  cuniculum  ductus,  angulum  fiue  fundamenti  fiue  telti  talhirus  eft, 
in  folu  cuniculi  collocat  aflerem,  & fupcrcum  (latuit  orbcm,ucl  inftrumen* 
tum, quod  indicem  habet,ci  peculiarerid  circulis  ceratis  differt  ab  altero,  cui 
item  index, libro  tcruo  a nobis  deferipto.  Ad  utruncp  autem,tanquam  ad  re 
gulam  & nonnam,  decernit  utrum  funiculi  extenti  rclla  tendant  ad  extre» 
mam  cuniculi  partem,  an  modo  redla  tendant,  modo  ad  fundamentum  uef 
telium  dccliiient.utruncp  inffrumentum  in  panes  diuifum  eft : fed  quod  ha 
bet  indice, quem  regit  magnes,in  quatuor  SC  uiginti : orbis  utro  in  fedecim. 
Etenim  primo  in  quatuor  principales,  quarum  quaequerurfus  in  quatuor: 
utrique  funt  circuli  cerati,  uenim  ei, quod  habet  indicem  feptem : al  teri,tatu 
tum  quinque.  Hos  circulos  ceratos  menfor  fiue  hoc  fiue  illo  utatur  inftru* 
mento,  pungit,  ipfis  punitis  ordine  notans  partes,  in  quas  fiuuculi  diuerfis 
modis  extenduntur.Scd  orbis  praeterea  foramen  habet  ex  eiiirexuma  pane 
circulari  ad  punlhim  ufque  pertinens : in  quod  cochleam  feneam,  ad  quam 
fecudum  funiculum  alligat,  immittit  & ueriando  in  aflerem  infigit:  ut  etiam 
orbis  maneat  immobilis.  Ne  uero  funiculus  fecundus  & deinceps  alij  exten 
ti,de  cochlea  detrahantur, cauit  feno  graui,in  cuius  foramine  cochleae  caput 
includit:  at  alterum  inftrumentu,cui  index  eft,  quia  caret  foramine,  tanturru 
modo  ad  cochleam  apponit. 

I */f  nonrnti,  ni  index  eftjcp  tem  circuliccrtti 
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Sed  cum  iam  menfor  fingulis  cuniculi  angulis  diligenttr  obferuatis’  tan* 
um  cius  partem  dimenfus  fuerit,  quantam  dimetiri  debuit,fub  dio  in  xqua* 
ta  planicie  rurfus  lingulis  angulis  non  minori  diligentia  obferuatis,  eodem 
modo  dimetitur : atep  primo  ad  quenq;  angulum, prout  triaguli  ratio  8c  ars 
hocpoftu!ant,retfhim  funiculum,  tanquam  lincam,adijcit.Deindefuniculu, 
per  deuexam  montis  partem  afccndentcm,  lic  oblique  extendit  ut  inferiori 
capite  prius  huius  retfii  funiculi  caput  attingat  :tum  tertium  funiculum  limi 
liter  re&a,  & quidem  lic  in  fuperiori  fuo  capite  fuperius  fecundi  funiculi  ca* 
put  conungaqinfcriori  pofterius  primi  funiculi.  T ertrj  autem  funiculi  longi 
tudo  altitudinem  putei,ut  fupra  dixi , demonffrat  fimul  & partem  cuniculi, 
ad  quam  putei  fofla  deprefla  pertinget.  Si  ueroad  cuniculum  puteus  unus 
uelplures  per  intermedias  fbflas  latentes  & puteos  pertinuerint,  menfor  a 
proximo,  qui  fub  dio  eft,orfus,breuius  & citius  altitudinem  fodiendi  putei 
dimetitur, quam  li  ordiatur  ab  ore  cuniculi.  Primo  autem  interuallu  fubdia* 
le,  quod  eft  inter  puteum  efFofIum&  effodiendum  metitur  : tum  omnium 
puteorum,  quos  metiri  oportet,  obliquitatem,  & omnium  foliarum  laten» 
tium, quibus  quodam  modo  coniunguntur, longitudinem  ufquead  cunicu 
lum.Poftremo  cuniculi  partem,  atep  his  omnibus  rite  fatftis  altitudinem  pu» 
tei  & locum  cuniculi,ad  quem  puteus  pertinebiqdcmonftrat.Sed  interdum 
ibi  puteus  recftus  admodu  altus  fodiendus  effubi  prius  eft  obliquus : & qui 
dem  iccirco  ut  onera  machinis  dirctflofurfumfublcuari  & extrahi  pofsint: 
fub  dio  certe  ea,  quam  uerfant  equi : intra  terram  eadem  & ijs  quas  impetus 
aquarum  circumagit : itacp  talem  puteum  fi  necefle  fuerit  fodere, menfor  pri 
mo  cochleam  ferream  ucrfaifto  in  fuperiorem  ucteris  putei  partem  infigit: 
atep  ab  ea  funiculum  demittit  ufque  ad  primum  angulum,  ubi  rurfus  infigit 
cochleam,  rurfuscp  demittit  funiculum  ufep  ad  fecudum  angulum. Id  autem 
iterum  ac  faepius  facit,  & quidem  ufque  co  dum  funiculus  ad  imum  puteum 
pertineat.  Deinde  ad  quamcp  funiculi  partem  inferius  applicat  hemicycliu, 
& femicirculu  ceratum  prope  quamcp  lineam, quam  ligula  dcmonftrappun 
git,&  numero, ne  perturbetur  ordo,fignat : tum  fingulas  funiculi  partes  alte 
ro  funiculo, ex  philyris  tyliac  facto, dimetitur : poftea  cum  ex  puteo  redrj t,fe« 
cernit  fcabalps  & pun<fta ex hemicydrj  femicirculo  cerato  transfert  inali« 
quem  orbis  circulum,  item  ceratum.  Poffremd  funiculis  in  xquata  planicie 
extentis  angulos,ut  trianguli  ratio  hoc  poftulat,metitur:  ac  docet  qua  parte 
fundamenti, qua  tetfli  faxa  excindenda  fint  ut  puteus  rctfia  defcendat.Qudd 
fi  menfor  fodinx  dominis  offendere  debeat  locum  foflx  latentis  uel  cunicu 
li,in  quo  puteus  etiam  furfumuerfusfodicdusfit  ut  citius  perforetur,  ab  in* 
fenore  fofla  latente  uel  cuniculo  dimetiendi  initiu  facit  fpacio  fere  unius  an» 
guli  ultra  eum  locum,  ad  quem  putei  fofla  deprelTa  pertinget : ubicamfof» 
lam  latentem  uel  cuniculi  partem  ufque  ad  priorem  puteum,  qui  ab  ipfa  ad 
fuperiorem  pertinet, dimenfus  fuerit,cius  quocn  putei  obliquitatem  hcmicy 
clio  uel  orbe  ad  funiculum  applicato  metitur.  Deinde  fimiliter  fuperiorem 
Fofiam  latentem  & obliquitate  putei,  qui  in  ea  foditur  8c  furfum  uerfus  per» 
forandus  fit : tum  iterum  in  xquata  planicie  funiculis  omnibus  extentis,  & 
quidem  ultimo  fic  ut  ad  primum  funiculum  pertingat, metitur;  atqjcx  ea  di» 

menfione 


LIBER  «iyiHTVS»  *0J 

menfione  cdgnofdt  quo  loco  foiT*  latetis  uel  cuniculi  furfom  ucrfos  fodicn 
dum  fi  t,&  quot  uena:  fodiendae  paflus  reftent,ut  puteus  perfodi  pofsit.  Dii 
xi  de  priori  dimetiedi  ratione,  nunc  dicam  de  a!tera.Cum  una  uena  propius 
ad  alteram  accedit,  8d  earum  diuerfi  funt  poileflbres,  qui  nuper  uenerunt  in 
poiTcilionem  fiue  cuniculu,  uel  foiTam  latentem  agant, (Tue  puteum  fodiant, 
in  ucterum  dominoru  quadratum  nullo  iure  inuadunt,  aut  inuadere  uiden» 
tur : quocirca  hi  pleruncp  ius  fuum  repetunt,  aut  perfequuntur  iudicio.  Sed 
menfor  uel  ipfe  con  trouerfiam  inter  dominos  dirimit, uel  arte  fua  iudices  in» 
ftrui  t ad  decernendum, ut  alter  ab  alterius  metallo  manus  abflincat.Itacp  pri 
mo  utriufcp  partis  fodinas  metitur  foniculis  canabinis  8C  ex  philyris  tiliae  fa» 
d Hs  : & ad  eos  orbe, uel  inftrumento,  cui  index  eft,  applicato  pundtis  notat 
partes,in  quas  extenduntur.  Deinde  foniculos  in  aequata  planicie  extendit: 
tum  ab  ea  parte,  cuius  domini  funt  in  antiqua  quadrati  poffefllone  orfus  al» 
teram  uerfus,fcu  in  uena:  tedto  feu  in  fundamento  foerit,tranfuerfarium  furti 
culum  redta  fecundum  fextam  inftrumenti,  cui  index  eft,  partem  tendit  ipa» 
riopailiium  trium  & dimidiyatcp  ucteribus  dominis  fuum  tribuit.  Quod  li 
utrunqj  unius  uenae  latus  in  duobus  cuniculis  uel  fodis  latentibus  aduerfis 
fodiatur, menfor  prius  expendit  inferiorem  cuniculum  uel  foiTam  latentem, 
pofteriusfuperiorem,&confiderat  quantum  utercp  paulatimaltior  fadhis 
finutrinqj  autem  uiri  robuffi  foniculos  extentos  iic  manu  comprehendunt 
& tenent, ut  nihil  remittat:  utrincp  menfor  perticas,longas  pailum  dimidiu, 
funiculis  fupponit:  8c  pofteriori  quidem  parte  bacillum  breue,quoties  eo  (T 
bi  opus  cft,perticx:fcd  quidam  ad  perticas  foniculos, ut  minus  uacillcnt,alli 
gant.  Libram  uero  menfor,ut  certius  utrincp  expendere  pofsit,ad  mediu  fo* 
niculum  appcnditratcp  ex  ea  re  cognofcit  utrum  alter  cuniculus  magis  cp  al» 
ter,  ftmiliter  altera  foffa  latens  magis  cp  altera  ailurrexcrit.  Deinde  utrinque 
obliquitatemputeorumetitur,  ut  umncp  eorum  redTitudinem  habere  poG> 
fit.  Tum  facile  peripicit  quot  paifoum  ipacium  perfodiendu  reflet.  Cunicu» 
Ius  autem  quifcp,ut  dixi, centum  paftuum  fpado  altior  uno  paflu  fieri  debet, 
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At  menfores  Alpini  cum  cuniculo$,in  altifsimos  montes  a (flos, metiri  (o* 
lent,utuntur  etiam  perticis,  parium  dimidiu  lonois,fcd  qup  ex  tribus  partib, 
quibus  funt  cochlea:  conriant,ut  easbreuiores  facere  pofsint : ututur  funicu 
1 o, ex  philyris  tilix  fa<flo,ad  quemalligatx  funtfchccdx,numerum  pafluum 
indicantes:  utuntur  inftrumento,cui  index  cft,ipfis  peculiari : circulis  enim 
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c ceratis  earetiuefum  eorum  loco  in  manibus  habent  chartam, in  qua  feribunt 
quamcp  inftrumenti,  in  pofteriorem  perticam  impoiiti  partem,  quam  ligu* 
la,&:  funiculus  extentus, per  cius  tria  foramina  penetras,  demonftrant,&  nu 
meros  pafiuum  notant : eadem  ligula  indicat  utrum  funiculus  in  priorem 
uel  pofteriorem  partem  inclinet . Penfilis  autem,ut  in  libra,non  eft,fed  ad  in 
ftrumentum  affixa.in  eo  quafi  iacet : fed  cuniculos  iccirco  metiuntur  ut  fcire 
pofsintquotpaftibus  faifri  fintaltiores  : quot  paftus  inferior  a fuperiori  dia 
ftet : quo  t pafluum  interuallu,  nondum  perfoflum,  fit  inter  fofTorcs,  qui  ad* 
uerfi  cauantunam  eandemep  ucnam  uel  fibram  tranfuerfam,  aut  duas,  qua* 
rum  altera  in  alteram  uergit. 

Uftrumcmi index  A.  Eius  ligulc  B<  Liguht foramint  c D fi. 


Sed  redeo  ad  noftras  fodinas.Si  menfor  intus  in  cuniculis,uel  fofsis  laten 
tibus  uoluerit  arearu  terminos  cofti  tuere,  dc  pangere  figuo  infaxum  inciiot 
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quemadmodu  magiftermctallicoru  fupra  terram  eafdem  finibus  definiuit, 
«unc  primo  loeu  cuniculi  ucl  foffir  latentis,  qui  eft  fub  ftipite  tcrminali,ex  di 
meti  endo, eo  quem  fupra  explicaui  modo,difdt : ultra  eum  locu,in  cuius  la» 
xum  exiftimat  fignum  clTe  inridcndu,funiculum  extendens.  Deinde  tjfdem 
funiculis  in  aequata  planitie  extentis  ab  ea  fupremi  parte, quae  ftipitem  termi 
nalem  defignat,orfus  infimu  uerfus  reda  fecundu  fextam  inftrutn enti, cui  in 
dex  eft,  partem  tendit  tranfuerfariu : tum  infimi  funiculi  pane,  quae  eft  ultra 
eam, ad  quam  tranfuerfarius  pcrtinet,ablata  demonftrat  quo  loco  fignu  ter» 
minale  & haereditariu  fit  in  faxum  cuniculi  ucl  foliae  latentis  incidendu.  Ind 
ditur  autem  id  pracfcntib.duumuiris  iuratis,utriufcp  fodinae  prjfedo  & prae 
fide.  Vt  enim  magiftermetallicoru  ijfde  pnefentib.  ftipites  terminales  in  ter 
ram  infigi t, ita  menfor  figni  cauda  plagam  infligit  faxis,quae  ipfa  etiam  iccir» 
co  terminalia  nominantur.Si  uero  in  puteo  uenae,  nuper  fodi  coeptae, termi» 
nos  areae  pangat,  primo  eius  putei  obliquitatem  inftrumento,  cui  eft  index, 
uel  alio  ad  funiculu  applicato,  metitur  & pundis  notat.  Deinde  omnes  fof» 
fas  latentes  ufep  ad  eam, in  cuius  laxis  figna  terminalia  funt  incideda : eius  uc 
rd  foftae  latentis  fingulos  angulos  dimetitur:  cum  funiculis  in  planicie  rxten 
cis  fimiliter  tranfuerfariu,ut  dixi,  tendit, et  figna  in  faxis  incidiL Quod  fi  faxu 
terminale  & haereditariu  edam  in  foda  latente,  quae  fub  hac  eft,  incidendum 
fuerit,menfor  ab  hoc  figno  orfus  fingulos  angulos  notans  meritur : & in  in» 
feriore  foda  latente  funiculu  tendit  ultra  eum  locum,  in  cuius  laxo  exiftimat 
fignum  ede  incidendu:mox  funiculos, ut  fg pius  dixi,in  planicie  extendit.  Et 
fi  uero  uena  fe  in  inferiore  foda  latente  aliter  ac  in  fuperiore,  in  qua  primu  fi» 

Eum  terminale  in  faxo  eft  incifum, tendit  tamein  inferiore  fignum  re<fta,in 
:o  incidendu  eft.Etenim  fi  fignu  inferius  fecundu  fuperius  inciderit,  obii» 
quum  fictquo  modo  iniuriose  alteri  fodinae  aliquid  de  podedionf  detrahi 
tur, alteri  datur.Si  praeterea  acciderit  ut  fignum  haereditariu  in  angulo  fit  in» 
cidendum,  menfor  ab  eo  orfus  padum  unu  priore  fodinam  uerfus  meritur, 
alterum  pofteriore  ucrfus:atcp  ex  his  efficit  triangul5,eum'cp  medium  tranf» 
uerfario  funiculo  diuidens  ad  illum  faxum  terminale  in  laxo  incidiL  Poftre» 
mo  menlorinterdu  rei  in  ueri tatis  lucem  proferendx  gratia  areae  terminum 
pangit  in  his  locis, in  quibus  iam  ante  multa  figna  terminalia  in  faxis  funt  in» 
cifa.T unc  uero  a ftipite  terminali,  fub  dio  in  terram  infixo,  orfus  primo  ufqj 
ad  proximam  fodinam  metitundeinde  dimetitur  unum  et  alterum  puteum: 
tum  ftipitem  terminalem  in  aquata  planicie  figit:&  ab  eo  initium  faciens  rjf» 
dem  funiculis  extentis  fimiliter  metitunatep  iterum  ftipitem,  qui  ipfi  eum  di 
meriedi  finem  fignificet,  in  terram  infigiepoftea  fub  terra  ab  eo  loco,  in  quo 
defitum  eft,rurfusinripit  metiri  tot  puteos  & fodas  latentes,  quot  memini!» 
fe  poteft.Mox  redit  in  planiciem : & iterum  a fecundo  ftipite  orfus  metitur: 
att^  id  facit  ufqj  ad  fodam  latentem,  in  qua  fignum  terminale  in  faxo  eft  ind 
dendum : ad  extremum  a ftipite  terminali,  primum  in  terra  fixo,orfus  tranf» 
uerlarium  funiculum  reda  tendit  uerfus  ultimum,  qui  infima:  fodae  latentis 
ongitudinem  dcmonftrat:&  qua  parte  eum  attingit,  ea  uere  iudicans  fignd 

hxreditanum  in  faxo  incidiL  “ J 
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ixi  de  ucnarum fofsionibus, dc puteorum  ftrtt 
dhtris,  dc  cuniculoru,  fo  (Tarum  latentium,  cauerna* 
rum  fubftru<ftionibus,de  artemenforis : niic  dicam 
primddeferramcntis,quib.ucnx  faxaq;  cxcindun* 
tur : deinde  de  uafis  in  quae  conqciuntur  gleba:  ter* 
rarum,  faxoruin,  mctalloru,  aliarumqj  rerum  fofsi* 
lium,ut  uel  extrahi  ucl  euehi  uel  efferri  pofsintratq? 
etiam  de  uafis  aquarrjs  & canalibus : tum  dc  ditierlt 
generis  machinis  :poftremd  de  malis  mctallicorif, 
qux  omnia  dum  dcfcnbcntur  accuratius,  iterum  multa:  laborandi  rationes 
explicabuntur.  Ferramenta  autem  funt  ca,qux  proprio  nomine  metallici  fic 
appellant,  cunei  prxtcrca,laminc, bractea:,  mallei,bacilla,  conti, ligones, ru* 
tra,batilla.  Sed  eorum,  qux  proprio  nomine  ferramenta  funt,  quatuor  exi* 
ftunt  formx,quc  fere  n5  figura,  fcd  longitudine  ucl  crafsitudinc  inter fedif* 
ferunt:ctcnim  omniu  pars  fumma  cft  lata  Si  quadrangula,  ut  malleo  percuti 
pofsit : ima  in  mucronem  definit,  ut  faxoru  Si  ucnarum  duriciam  acie  dilfin 
dat: omnia  quoqi  prxtcr  quartum  funt  perforata. Primum  quidcm,quo  fol* 
fores  quotidie  utuntur, longum  cft  dodrantem : latum, fcfquidigi  tum : craf* 
fum,digitum.In  fccudo  cft  eadem  qux  in  primo  latitudo, itemep  crafsitudo, 
fcd  longum  eft  duos  dodriites,quo  foftores  durifsimas  quafq;  ucnas  fic  fin* 
dunt,ut  rimis  fatifcant.Tcrtium  eandem  quam  fccundu  longitudinem  a (Tu* 
mit,ueriim  paulo  latius  Si  crafsius  cftrquo  fodiunt  folum  eorum  puteorum, 
qui  paulatim  colligunt  aquas.Quartum  fere  longum  cft  palmos  tres  Si  digi 
tum  unum : crafTum, digitos  duos : fuprema  parte  latum  digitos  tres,  media 
palmum, ima, ut  extera  cufpidatum.Hoc  ucnas  duriores  cxcindunt.  Verum 
primi  ferramenti  foramen  a fumma  parte  diftat  palmumrfccundi  Si  tertrj,  di 

fitos  feptem.Quod  'que  ucro  circa  foramen  hinc  lllincq;  ex  tubera  t,in  id  in * 
uunt  manubriu  ligneum : quod  altera  manu  tenent, ctim  ferramentu,ad  fa* 
xa  applicatum, malleo  feriunt.Hxc  ferramenta  maiora  uel  minora,prout  res 
hoc poftulat, fabricari  folent.  Omnia retufa  fabri  ferrarij  rurfus,  quoad  fieri 
poteft, acuunt.  At  cuneus  plcrunq;  longus  cft  palmos  tres  Si  digitos  duos : 
latus, digitos  fex : fumma  parte  ad  palmi  altitudine  craffus  digitos  trcs,dcin* 
dc  paulatim  tenuior, ut  ima  fiat  acutus.  Sed  lamina  alta  & lata  cft  digitos  fex: 
fumma  parte  crafta  digitos  duos,  ima  fcfquidigitum.  In  braiftca  ucro  eft  ea* 
dcm,qux  in  lamina  altitudo  Si  latitudo,fcd  admodum  tenuis  cft.His  omni* 
bus,  ut  proximo  libro  cxplicaui,  utuntur  cum  ucnas  durifsimas  cxcindunt. 
Atque  etiam  cunei,  laminx,  bratftex  modo  maiores,  modo  minores  folent 
confici. 
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Trrrtmtntwn primum  A.  SrcunAtm  B.  Tolium  C. 
Quirium  D.  Ooioo  E.  UmiM  F.  B rt&xt  G. 
Mmutrium  ligneum  H.  UtnnirinniilfrimoftTU- 
moito  mclu/ion  !• 


Mallei  quoque  duplices  (iint : minores, quorum  manubria  fo Hores  una 
manu  tenent : maiorcs,quorum  utraque : in  illis, quod  ad  magnitudinem  8C 
ufum  pertinent  triplex  eft  differentia  : minimo,  tanquam  leuifsimo,  pcrcuu 
tiunt  fecundum  ferramentum : medio,  primum : maximo, tertium : atquei* 
latus  8c  crailus  eft  digitos  duos.  In  maioribus  ucrd  bipartita  eft  uarietas:par 
uis  quartum  ferramentum  feriunt,magnis  cuneos  in  fifliiras  impingunt : illi 
lati  & crafsi  funt  tres  digitos,hi  quinque,  & longi  pedem.Omnes  autem  me 
dia  parte,in  qua  eft  foramen  manubrij  capax, extuberant : fed  maioribus  ma 
nubria  funt  imbecilliora,  ut  operari)  mallei  pondere  inclinatiore  uehemen* 
tius  ferire  pofsint. 

Millfomm minorum  Minimus  A»  MrJiuJ  B. 

Mixirmu  C.  Millronu» iruiorum  Pinus  D. 

Migmu  E.  Mamilium ligneum  F. 

Mominum  in  mimmo  malleo  mclufum  a. 
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Bacillum  ferreum  item  duplex  eft  :utruncp  ima  parte  acutum, fed  alterum 
teres,quo  puteum,aqua  plenum, cum  ad  eum  pertinet  cuniculus,perforant: 
alteru  latum.qud  de  cauemis  in  folu  derjciunt  laxa  ignis  ui  molli  ta, qua:  con 
to  detrudi  non  polfunt.Eft  autem  contus  metallicorum, ut  nautarum, perti* 
ca  oblonga  in  capite  ferrum  habens. 

Btcillimteres  A.  Bacillum litum  B.  Cantus  C. 
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Ille  cufpicfa  tus : ro  eauattir  uenanon  dura,  qualis  effe  folet  terrena.  Similiter 
rutrum  & batillu  nihil  diftant  i uulgaribus.  Altero  co  nuemmt  terras  &gl» 

rea*,alteraeafdeminijduntinuafa. 

I ligo  A.  Rutrum  B.  B«ttII*m  C. 


- Terra;  a3r  & faxa  8f  res  metallicae  aliaecp  foffiles  ligone  cauatae  ud  ferra:, 

mentis  exdfa:  in  uafis  aut  corbibus  aut  fccds  e putds  extrahuntur : aiqsut^ 
- t _ ?r f Vaialnnt 


capfispatcntib.cuchunturccuniculisrcxutrifipaluciscffcruntur.  a a un^ 

dupli  da:  quae  no  materia,non  figura  differat,(ed  magnitudinc.minora  ere 
tanti  capiunt,quantu  metreta:maiora  pleruc»  fextuplo  funt  caparioramcu* 
tris  enim  certa  cft  capadtas,fed  faepius  uaria.  V tracp  cofiduntur  ex^ilenbul 
& duob. circulis  fcrreis,quoru  altero  fuperius,altero  inferius  uinduturrnant 
colurni  & querni  afleribus  puteorn  illifi  fecile  rumpuntur.ferrei  durant.M» 
ioribus  ut  alTcrcs  lunt  crafsiores  et  latiores,ita  etiam  drculi  utrilqj,ut  plus 
mitatis  & roboris  habeat,o<ftona  badlla  ferrea  funt,  aliquantu  lata.quonin» 
quaterna  ex  (uperiori  circulo  deorfum  procedunt:  quaterna  eis  quafi  obuia 
ex  inferiori  furfum : utrorunqj  fundum  tam  interius  quam  extrinfecus  uo* 
bus  uel  trib.  bacillis  item  ferreis,  & ex  una  inferioris  drculi  parte  ad  alteram 
pertinentibus, munitur.  Sed  roru  quae  extra  funt,alteru  ad  id  affigitur  tran 
uerfumiutraqj  habent  binas  ferreas  anfas,  quf  fuperius  extant  atep  eminent; 
u tracp  femieirculu  ferrcum,cuius  inferior  pars  indufa  in  anfis  reifta  eft  ut  e» 
peditius  moucripofsit : u tracp  multo  altiora  quam  latiora  funt,  utrif*funw 
ma  pars  cft  latior  ut  res  efFoflac  facilius  in  ea  infundi  & rurfus  ex  cis  effundi 
ppftint.  In  minora  ferme  pueri,  in  maiora  uiri  terras  e (olo  putri  trahunt  rua 
trb;rcliquas  res  fofsiles  batillo  in  ea  inrjciunt,  uel  manibus  ingerunt : ex  qua 
fdingeftores  funt  nominatimidx  fanidrculo  ferreo  funis  dutftarrj  uncuitiu 
*plican  ritum  machinis  <xtnthuntun minora  quidem, quod  ipfis  leuius  onus 
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Ct  inipoRtum,  ca  quam  uerfanthomines ; maiora,  quod  grauius,ea  quam  c « 
qui  circumagunt. Quidam  ucro  in  uaforum  locum  liibftituunt  corbes,  qua: 
tantundem  capiant,  aut, quod  Icuiorcs  quam  uafa  fint,  etiam  plus.  Quidam 
faccis,cx  taurinis  tergoribus  factis, pro  uafis  utuntur : quorum  femicirculos 
ferreos  unco  prehendit  funis  ducftarius : eorum  pleruncp  tres  rebus  effofsis 
pleni  fimul  extrahuntur,  tres  demittuntur,  tres  a pueris  implentur:  hi  Sne* 
bergi  uRrari  funt,illg  Fribergi. 

V r,  minus  A.  Xismtius  B.  Afferes  c.  Circuli  ferrei  D.  Btcilt  ferret  E.  Batilla 
ferret  fuit  Ai  F.  A nfet  G'.  Semicirculus  ferreus  H.  XncusfunisAu- 
flar /j  I.  Corbis  K.  Sicci  L. 
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Quod  autem  nunc  ciffum  appellamus  uehiculum  eft  unam  habens  rotam 
non  duas,ut  id  quod  equi  trahunt : ipfum  rebus  fofsilibus  refertum  ex  cuni» 
culis  uel  cafis  ab  operario  euchitunfcd  hoc  modo  formatur.  Afferes  duo  15» 
gi  drdtcr  quinqj  pedes, alti  unum,  lati  duos  digitos  eliguntur : quorum  par 
tes  primae  futurae  ad  unius  pedis  longitudinem,  poftremac  ad  dudm  pedum 
inferius  excinduntur,  mediae  remanent  integrae,  Deinde  primae  excauantur, 
ut  in  earum  foraminibus  circularibus  axiculi  capita  dreumagi  pofllnt.  Me» 
diae  uero  bis  perforantur  Sc  prope  imum,ut  capitula  duarum  trabecularum, 
in  quas  imponuntur  afferes,  recipiant  .*  & in  medio,  ut  capitula  duorum  affe 
rum  tranfuerfariorum : atep  claui,  in  his  capitibus  foras  eminentibus  infixi, 
totam  firmat  compagem,  lix  poftremis  aflerum  longoru  partibus  fiunt  ma< 
nubria : quorum  capitula  inferius  funt  reflexa,  ut  firmius  manib.  teneri  pof» 
Gnt.  Sed  rotula,quia  unica,necp  modiolum  habet,necp  dreum  axiculum  uer 
fatur, uerum  cum  ipfo  circumucrtitur:  a curuaturis  enim, quas  cLfjtAas  Grar 
d uocant,  duo  radi)  tranfuerfarrj,  in  eas  indufi,  per  medium  axiculum  pene» 
trantin  oppolitas  curuaturas.  Axiculus  autem  quadraguluseft,excepris  ea» 
pitibus,  quorum  utruncp  teres  ut  in  foramine  uolui  polsit : hoc  diium  terris 
& laxis  plenum  operarius  euehit,inane  reuehit.Eff  praeterea  metallicis  alte» 
rum  alium  hoc  grandius,  quo  hi,qui  terram,  cum  lapillis  nigris  permiflam, 
lauant,  riuis  in  eam  dedudhs,  utuntur.  Eius  autem  prior  affer  tranfuerfarius 
altior  eft, ut  terra  ingcfta  non  deddat, 

• 


Qfium minus  A.  Afferes  tius longi  B.  Afferes tunfnrrftrij  C. 
Ro»l<  D.  Ciftmgrnnduis  E.  Eius  prior  dffcrtrnnfnerftrius  T. 


Capfa 
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Capfa  autem  patens  dimidio  capacior  eft  quam  cilium : longa  fere  pedes 

3uatuor,lata  & alta  circiter  pedes  duos  & dimidiu : fed  quia  ei  hgura  clt  qua 
rangula, tribus  laminis  quadrangulis  uincitur  fcrreis:«  praeter  eos  undicp 
bacillis  ferreis  munitur:  ad  iplius  fundu  duo  axiculi  ferrei  funt  affixi,  circum 
quorum  capitula  utrincp  orbiculi  lignei  uerfantur : qui, ne  ex  axiculis  immp 
bilibus  decidant,paruis  dauis  ferreis  cauetunut  magno  illo  obtufo  ad  idem 
fundum  affixo.nea  trita  uia,hoc  eft  cauo  trabium  aberrent.  Eam  capfam  ue* 
«flor  ipfius  partem  pofteriorem  manibus  tenens  &: protrudens  euehit  onu# 
ftam  rebus  fofsilibus,uacuam  reuehit.  Quoniam  uero  cum  mouetur,lbnum 
efficit, qui  nonnullis  uifus  canum  latratui  limilis,canem  uoearunt.Hac  capfa 
utuntur  fi  quando  ex  longifsimis  cuniculis  onera  euchunt,  &quodmouca* 
tur  facilius, & quod  grauius  onus  ipfi  poflit  imponi, 

Crpfx qiudrtnguliftrrei  A.  Eius  bacdlt  ferra  B.  Axicn- 
lui  ferreus  C,  Orhiculihgnei  D.  Parui cUuiferrei  E. 

Magmo cUm ferreus  obtufus  r.  Capfa eiiemimserft  G. 


Sed  alueoscauant  ex  lingulis  arborum  truncis:  quorum  minores  longi 
furt t plerunque  duos  pedes,!ati  unum : hos  metallo  referto$,praefertim  ciim 
multum  non  effoditiir,e  puteis  &C  cuniculis  Uel  humeris  egerunt,uel  funicua 
fis,ex  collis  pcndcntibus,dcuin(5ios  effirrut.  Veteres  quicquid  effofTum  erat 
humeris  egeffiflc  Plinius  autoreft.  Verum  ea  ratio  onerum  exportandos 
rum,  quia  plurcs  homines  magnis  laboribus  defatigat,  & multa  pecunia  in 
operas  erogatur,fpreta  a noftns  8c  repudiata. Maiorum  autem  alucoru  lon* . 
gitttdo  eft  ad  tres  pedes,  latitudo  palmipedalis  i in  quibus  terras  metallicas 

k j expetis 
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experimenti  potifsimilm  gratia  lauant. 

minor  A.  funiculus  B.  Alneus  miior  c 


At  aquaria  uafa  differunt  ufu,  quem  habent,&  materia,  cx  qua  formatur. 
Nam  quibufdam  aqua  e puteis  hauffa  infunditur  in  alia,  ut  fitulis : quaedam 
aquarum  plena  machinis  extrahuntur, ut  moduli  & bulgae.  Alia  funt  lignea, 
ficuti  fitula;  &C moduli : alia  fconca,  ucluti  bulgae.  Moduli  autem  aquari)  x* 
qucacuafa.in  qux  res  arida;  ingeruntur,  duplices  funt,inmores  & maiores! 
fed  hi  moduli  diffant  a uafis  fumma  parte,quam  habent  anguftiorem:&  qui 
dem  iccirco  ne, quum  cx  puteis,  maxim^multum  deuexis,  trahuntur  8i  illi* 
duimir  afTcribus,aqux  effundatur.  In  hos  modulos  aquas  fitulis  infundunt, 
quae  funt  lignea  uafcula,  non  ut  moduli  in  fummo  anguffa,  neque  uin<ffa  cif 
culis  ferreis, fed  colurnis, quod  neutrum  neceffitas  flagitct:atcp  hic 
etiam  moduli  minores  extrahuntur  ea  machina,  quam 
uerfant  homines  : maiores  ea  quam 
equi  circumagunt. 


MoJului 
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MoJuIki  minor  A.  Moiilwmuor  B.  S/wU  fi 


Sed  bulgas  noftri  nomirtant  maximos  illos  utres  aquarios,  quf  condant 
«*  taurinis  tergoribus  duobus, uel  duobus  & dimidio:cx  his  bulois  tritis  &C. 
u (itatis  primo  excidunt  pili,  atcp  glabrx  & candida:  fiunt.  Poft  i J temporis 
rumpuntur.  Quod  (T  parum,in  partem  ruptam  bacilli  teretis  & ftriati  partu 
cula  immittitur,ac  in  ipfius  ftrias  bulga  rupta  undiq;  illigata  luitur:  (in  mula 
tum,eam  «farciunt  particula  tergoris  taurini.Bulgx  autem  unco  catena:  du 
<ftanx  implica  tx  &f  demillx  mertantur  in  aquis, &:  quamprimum  eashaufc* 
rint  machina  maxima  extrahuntur:  duplices  uero  funt : altcrxpcr 
fe  hauriunt  aquas : in  alteras  batillo  ligneo  agitata: 
quodammodo  infunduntur. 

[er ft  horias  iqrnis  A.  m^ucm  <4x4 

1«  «gif«f4  infunduntur  * B . 


k 4 Aquas 


Aquas  autem,  ex  puteis  extradlas,  excipiunt  canales, uel  infundibula,  per 

3ux  tranfmittuntur  in  canales  : (imiliter  aqux  e lateribus  cuniculorum  ef» 
uentes  in  canales  deriuantur.Hi  condant  ex  binis  trabibus  excauads,  & ar 
«de  coniuncfris  ut  aquas  profluentes  poflint  continere:  ex  ore  cuniculi  ufquc 
ad  extremam  eius  partem  pertinent  afleribus  contctfti,  ne  terra  uel  laxum  in 
eos  incidens  aquarum  curium  impediat.  Quod  fi  multus  limus  paulatim  in 
ipfis  fubfcderit  afleribus  fublatis  purgantur,  ne,quod  edam  tunc  cis  accidit, 
obftruantur  & obturentur.  Quos  autem  canales  metallid  extra  ferra  infurv 
dibulis  qux  fun t ad  cafas  puteoru,  fubrjdunt,cos  pleruncp  cauapt 
ex  fingulis  arboribus.  Infundibula  uero  fere  coficiuntur 
ex  quatuor afleribus  fic  inferius  excifis  & eoas 
iundlis,ut  fumma  infundibulorum 
pars  fiat  lador,  angus 
Hior  ima. 


Caiulii  A . Infundibulum  B . 


Quk 


Quae  fint  ferramenta  metalIicoru,quae  uafa  fatis  offendi : nunc  machinas 
exponam, hac  triplices  funt,tra<ftorixfcilicet,fpiritales,fcanfori:r.Tra<floriis 
onera  cx  puteis  extrahuntur.Spiritales  aerem  conceptu  ex  ore  fuo  inflant  in 
cuniculos  uel  puteos:  quod  ni  flat  in  nonnullis  fofTores  laborare  flne  magna 
(piran di  difficultate  no  poliunt.  Scanforia:  funt  fcalac  quarum  gradibus  me» 
tallici  defccndunt  in  puteos:&T  ex  cis  rurfus  afcendunt.Tracftonaru  uarix  8C 
diuerfic  funt  forma: : & quaedam  ex  ipfis  multum  artificiofae:  &T,nift  ego  fal» 
Ior,ueteribus  incognitae : qux  iccirco  inuentx  funt, ut  8f  aquae  trahi  pofsinc 
ex  terrae  profundo, ad  quod  nulli  cuniculi  pertinent:ct  res  fofsilcs  ex  puteis, 
quos  item  nulli  contingunt  cuniculi,  uel  longifsimi.  Quoniam  ucro  puteo» 
eum  no  eadem  eft  altitudo, in  iftius  generis  machinis  magna  uarietas  exiftit. 
fed  carum  quibus  onera  (icca  ex  puteis  extrahuntur,  formae  ejuinque  potifsi 
mum  funt  ufltatae,quaru  prima  fle  conficitur.  Tigna  duo, quam  puteus  pau» 
Id  longiora, collocantur:  alterum  in  fronte  putei, alterum  in  tergo. Horii  par 
tes  extremae  habent  foramina,  in  quae  pali,ad  imum  cuneatiores,  immifsi  ai» 
tius  in  terram  adiguntur  ut  maneant  immobilia.Habcnt  praeterea  formas,in 
quibus  indufa  funt  capita  duoru  tignorum  tranfuerfarioru:  quorum  unum 
dextru  putei  latus  occupat : alterum  tantu  abeft  a fintftro,  ut  inter  ipfa  locus 
fit  aptus  ad  fcalas  affingendas : in  horum  tignorum  trafuerfariorum  formis, 
quae  in  media  eorum  funt  parte, fripites  uel  afTeres  crafsi  infiguntur  8C  confi» 
gunturclauis  ferreis : in  quorum  ftipitu  uel  aflerum  caua  crafsis  laminis  fer» 
rau  conijciuntur  fuculae  capita  : utruncp  autem  caput,  ex  ftipitis  aut  afTeris 
cauo  foras  eminens,  eft  indufum  in  forma  alterius  capitis  ligni  longi  fefqui» 
pedem, lati  palmum, crafsi  tres  digitos : fed  utrunqj  eius  caput  latum  eft  digf 
tos  fepcem:in  altcru  uero  indufus  eft  uetftis,  teres  item  longus  fefquipedem, 
« * circa 


I 


Altera  machina, qua  metalliri,quum  putei  funtaltiores,utuntur,apntria 
differt  rota,  quam  praeter  uertes  habet : eam,  fi  pondus  alte  non  extrahitur, 
unus  uertiarius  uerfat,rota  in  alterius  locum  fucccdcnte : fin  altius, tres, rota 
in  quarti  locum  fabftituta.  Etenim  fuculafcmel  mota  rota:  uolubilitatciue 

uatur, 
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circa  uero  fuculam  funis  durtarius  inuoluitur,et  cius  media  pars  ad  ip&m  it 
lioaturat  utrae»  eiufdcm  anfa  habet  uncu  ferreum,  qui  uafis  femtcrculo  tnv 
phea  turritae»  uertibus  coarta  fucula  dum  uoluitur  femper  alterum  uas  one, 
re  plenum  ex  puteo  extrahitur,in  eundem  demittitur  uacuu.  Cogunt  autem 
fuculam  uiri  duo  robufti,uterqj  prope  fe  cifium  habens,jn  quod,cum  uas  et 
propius  fuerit  extrartum,  exoneret.Duo  uero  uafa  plerucp  implent  alium. 
Quare  ubi  quatuor  extrarta  fuerint  uterqj  fuum  cifiu  ex  cafa  euchit  SC  eum 
dtl  ita  fit,ut  fi  putei  fodiantur  profandi, collis  affingat  drea  machina:  calam. 
Quod  fi  ucna  metallorum  fcccunda  n5  faerit,  terras  Uxacp  difcrimme  remo 
toprofandunt : fi fcecunda.feorfim exonera taferuant, tundunt, lauant. At 
cum  uafa  aquaria  extrahunt,  ea  euertentes  aquam  per  infandtbula  tranlmite 

tuntin  canalem,perqucm  effluit. 

Tignuminfrontepureicollocarum  A.  Tignum  in  tergo  putei  cMocitm  B. 

Pali  cuneati  C,  TtgmtrtnfuerftrU  D.  S tipite  j ue! ajferes crafii  E. 

Lemma  ferrea  F.  S «cula  G.  Eiwcapita  H.  Lignum  I.  Veflis  K. 

Fums  inEUrint  L.  Eiutuncw  M.  Vaj  N.  Eiuj femieiraUs  O. 


/ 
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liittirjit  rriulftl  facilius  circumagi  pofsit : ad  q uarri  rotam  aliquot  interdum 
maflula-  plumbex  appcndutur,uel  in  aflerculis,  ad  eam  affixis, includuntur*, 
ut  cum  uerfatur  pondere  deprefia  ad  motum  propenfior  fiat.  Quida  eadem 
de  caufa  duo  uel  tria  ucl  quatuor  bacilla  ferrea  includunt  in  fucula,  corumcp. 
capita  mafiulis  plumbeis  aggrauant : fed  lfta  rota  dilTert  a rota  currus, & ea, 
quam  fluminis  impetus  ucriac.Ecemin  caret  pinnis, qua;  rotae,quauertitflu*  . 
men,funt ; caret  modiolo, qui  eft  currus  rota;.  Eius  autem  loco  habet  fucula. 
craiTam.in  cuius  formis  inferiorum  radiorum  capita funtindufa,  ut  fuperio* 
ra  in  curuaturaru  formis ; cum  tres  uetftiarrj  hanc  machinam  torquent  in  ora. 
bem,tunc  ad  alterum  fucula;  caput  quatuor  uedes  redi  funt,in  eo  inclufitad 
alterum  unicus  ille  in  metallis  ufitatus,qui  e duobus  membris  conflat : quo», 
rumteres^quod  ftra  tum  eminrqmanibus  prehenditur ; quadrangulu, quod 
reda  aflurgit,duas  habet  formas,in  inferiore  membru  teres  induditur,in  fua. 
periore  fucula:  caput.Huc  uedem  unus  drcumagit,illos  duo : quorum  alter 
eos  trahit, alter  trudit. Omnes  uero  ucdiarios,quacuncp  machinam  uerfant, 
uiros  efle  robuflos  ncccfle  eft,ut  tam  magnum  laborem  fuftincre  pofsint. 


Sucule  A.  Vrcirs rrfti  B.  VeRisufitim  C» 
Rorx  rtJij  D.  E inflem exnuturte  E, 


Tertia 
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Tertia  machina  minus  fctigat  operarios,c«lm  onera  maioraffibleuet.  EtS. 
uerd  tardius,ut  omnes  aliae  machin*,  quit ..tympana  fun^tamen  alnusment* 
ne ad  pedes  centum  & oiftoginta:  quae  ficfehabetax.sftatut.  codaces  ferra 
uerfanturin duobus  catillisferreis  : quorum mfenor eft  indufusm trunco 
in  terra  locato.fuperior  in  trabe:  axisilleinferiore  partehabet  orbe,  ex  cra& 
fis  aiTeribus  coaomen  tatis  Sc compacffis fartum : fupenore tympanum den* 

: id  axis  ftrati  tympanum  quod  ex  ffifis  confct,circumag.t:cjrca  hunc . 

axem  cuius  codaces  uerfanturitemin  ferreis  tignorum  catillis, dudhriushi 

nus  eft  inuolutus : operari)  duo  manibus  quidem,  ne  cadant,  prehendente* 
& tenentes  perticam,ad  duo  tigna  ftatuta  affixam,  pedibus  uero  tabellas  re* 

trd  trudentes  machinam  circumagunt : quoties  autem  uas  unum,  rebus  et* 

fefsis  plenum,  extraxerunt  & fubuerterunt,  toties  contrarie  machinam  uer* 

(antes  alterum  extrahunt. 

Axisfiuiutus  A.  Truncus  B.  Truis  C.  Oriis  D.  T ympunum 
Jemutum  E.  Axis/lruns  T.  Tympuntm  quod  ex  fufts  conflat  G. 

Tuitis  dudurius  H.  Pertica  I.  Tignufiututu  K.  Orbii uMU  L. 


&latapedem,fibulisinfummo  coniunAa,  inimo  diuaricata  friguntur:  eo» 
rnm  fingulorum  inferiora  capita  in  fingulorum  tignorum  irt  folo  (Iratorum 
formis  includuntur : tigna, quae  humi  iacent,longa  funt  pedes  quinquejata 
fefquipedem,  crafla  pedem.  Quodqj  autem  tignum  ere  Aum  cum  tigilo  hu» 
mi  (Irato  conneAitur  tertio  quodam  tigno  obliquedefcendcn  te:  cuius  ca* 
put  fuperius  includitur  in  forma  tigni  ere  Ai : inferius  in  forma  tigni  humi  ia 
centis.  Eiufmodi  uero  tignum]  longum  eft  pedes  quatuor,  crafliim  & latum 
pedem:  quomodo  fitarearotunda,cuiusIineadimetienshabetadquinqua 

ginta  pedes : in  eius  areat  medio  crater  altus  ad  decem  pedes  foditur,&  fifht 
cafpifTatur,aut,utfatishabeatfirmitatis,contiguis  tigillis,pcrquf  penetrant 
palfftabilitur : eorum  enim  coiun  Aione  terra  crateris  continetur  ut  decide» 
re  n5  pofsit.  In  imo  crateris  rignum  fternitur  longu  pedes  tres  ucl  quatuor, 
eradunt  8i  latum  fefquipedem : id,ut  immobile  maneat,  in  tigillis'  contiguis 
cdindufum.  In  eius  medio  ferreus  eft  catillus,  acie  temperatus,  in  quo  fer* 
reus  axis  codax  uerfatur : (imili  modo  rignum, quod  in  fummo  fub  fibula  in 
formis  duorum  tignorum  ereAoru  eft  indufum,  habet  catillum  ferreum  in 
quo  alter  ipfiusaxis  codax  ferreus  uoluitur:  nam  quifque  axis  metallicus, 
ut  quaeque  femcl,  lires  ita  feraqdicam, duos  ferreos  habet  codaces,tanquam 
dauos.in  medio  capitum, adxirdnnum  rotundatorum, infixos:eorum  pars, 
qua:  in  axis  caput  infigitur  tam  lata  eft  quam  ipfum  caput,  & crafla  digitum: 
qua:  extat  teres  & crafla  palmu,aut  craflior,  fi  res  hoc  poftulat.Capita  etiam 
cuiufque  axis  metallici  circulo  ferreo  cinguntur  &uintiuntur,  ut  eo  firmius 
codaccs  continere  pofsint.  Axis  autem  huius  machina:,  exceptis  capitibus, 

quadrangulus  eft  & longus  pedes  quadraginta, craftus  & latus  fefquipede  : 

in  cuius  axis  formis  quae  funt  fupra  caput  mferius„quatuor  tignorum  obii» 
que afeeridentium  capita indufa fibulantur:  eorundem  capita  fuperiora  fu» 
ftinent  duo  tigna  tranfuerfaria  duplicata,  item  in  eorum  formis  indufa.  Ti» 
gna  uero  oblique  afeendetia  funt  longa  pede? decem  & o Ao,  crafla  palmos 
tres, lata  quinque.  At  tranfuerfaria  duplica»  fic  ad  axem  affixa  funt  & inter 
fe  dauis  ligneis  coniunAa,  ut  no  feparentur : ea  autem  longa  funt  pedes  qua 
tuor  & uiginti.  Deinde  tympanum  effiquod  coftat  ex  tribus  rotis : quatum 
mediatam  a fuprema  quam  ab  infima  diftat  pedibus  fepte.  Eis  quatuor  funt 
radij.quos  totidem  tigilla  oblique  afeendentia  fuftinent:  quorum  capita  in» 
feriora  arcum  axem  fibula  coniunguntur : fingulorum  autem  radiorum  al» 
terum  caput  in  forma  axis, alterum  in  forma  curuaturx  indufum  eft.Ex  cur» 
uaturis  infima:  rotae  ad  curuaturas  medi*  undiqj  pertinent  fu  fi : (imiliter  ex 
curuaturis  media:  ad  curuaturas  fupremae : quibus  fufis  duo  duAarrj  funes 
inuoluuntur : alter  inter  infimam  rotam  &C  mediam,altcr  inter  nudiam  & fo 
premam.Hoc  xdificiu,in  metae  figuram,excepta  ea  parte  quadrangula  quae 
fpeAat  ad  puteum  formatum,toturn  fcandulis  contegitur.Tum  dtlplids  or» 
dinisfunt  tigna  tranfuerfaria  utrinque  fta tutis  inclufa  : utraque  longa  font 
pedes  decem  & 0A0  : fcdftatuta  crafla  & lata  pedem, tranfuerfaria  tres  pal» 
mos.  Statura  numero  funtfcdecirri,  tranfuerfaria  0A0,  fupcrquxcollocan» 
tur  dux  trabes  latx  pedem, craflx  tres  palmos, excauatx  ad  femipedis  latitU 
dinem,  ad  quinque  digitorum  altitudinem : & altera  quidem  locatur  fupet* 
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fere  ex machinc  tymp  ^es  ^ digitos  fex,cuius  capitula,lameU 

panum  axiculus  ltgn  f j utri«  Utnt  orbiculi  lignei,  qui  una  cu 

*t?E£Z aol— ^ 

axiculis  luis  Krr«bf  rxcauati  ut  fenis  dudlarius  ex  ipfis  exadere  nopof, 
biculi  arcumcircafu  ;jcu]urn  fuosqt  orbiculos  extenfus  uerfatun 

fit:  itacp  utercp  inrjci  utnquc  pneterea  capit,  alte. 

11  tnfqj  uncus  fm  ^ , cft  jn  axe  inclufem,  eft  t.gillumlongum 

nus  inferioris  n$™  P ex  ^ hato  pendct : cui  inferius  tignu  curtum  eft 
pedes  quatuor . idq  • qUOd'c£ ferreum  habet  dauum,  qui  recipit  ca 

inclufum,  m ffuo  *ur$  'Auo  ^odo  fieri  poteft  ut  duo  equi  hanc  ma* 

T^moddhSmodd  illacShat : uicifsimqt  uas  alterum  onere  plenum 
chmam  uaCuum  in  eundem  demittatur.  S.  uero  puteus 

ninXs',  quatuor  equi  machinam  dreunugunt.  Vafi  autem 
exPtra<fto,fiue  ficcx  fiuehumida:  res  effundenda:  feennqop» 
rarius  harpagonem  intjciqipfumq?  fubuertitas  ex 
catena  cui  tres  ucl  quatuor  annuit  lunt, 
ad  trabem  affixa,  de- 
pendet. 


T.«u«£U  A.  TISm1hb-,/»«m  b.  T.gaaollqsri*- 
frendentia  C.  Area  D.  T.g»«m«  im 1 cratrru/ira  - 
nim  E.  Axi»  E.  Tigna tranfner/aria hfUcdtt  G. 
TW-H.  Drfbrijf»»!.  V«K.  Tigillum  fX 
daplicatopenden»  L.  Tignam  «rwm  M.  Cate- 
na  N.  Statera  o.  Harpago  P. 
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Quinta  (imilis  eft  partim  machinae  maximae,  partim  tertiat,  quae  ab  equis 
uerlata  pilis  aquas  haurit : quarum  utranqj  paulo  poli  exponam.  Etenim  lu 
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cuti  tertia  & ab  equis  uerfatur,'&  duos  habet  axes : ftatutum  fcilicet,  circunt 
quem, in  terrae  caucrnam  penetrantem,fimiliter  inferius  eft  tympanum  den* 
tatum:atcp  ftratum,circum  quem  tympanum  quod  ex  fufis  cortftat  Vt  uero 
machina  maxima  duo  habet  tympana  circum  axem  ftratu,prorfus  illius  tym 
panis  fimilia,  fed  minora,  quod  uafa  ex  puteo  ducentos  &:  quadraginta  tan* 
tummodo  pedes  alto  trahere  poffiuquoru  alterum  ex  orbibus,ad  quos  afti< 
xa  funt  tigna  compofitum  eft.alterum.quod  exiftit  prope  tympanum  quod 
ex  fufis  conftaqaltum  eft  undique  circum  axem  pedes  duos,  craftum  unum: 
huic  harpago  impingitunqui  ipfum  retinens  machinam,  cum  res  id  poftula 
uerit,(iftit.  Toties  uero  poftulat,  quoties  uel  facci  e corio  laxorum  fragmen* 
tis  aut  terris  pleni, extracfti  euertuncur,  uel  aquae  ex  ua(is,item  extra <ftis  effirn 
duntur.-nam  haec  machina  non  onera  modo  ficca  leuaqfed  etia  humida,per* 
inde  ac  alij  quatuor  machina:  iam  nunc  a me  deferiptacquinetiam  hac  in  pu 
teum  demittuntur  tigna,  ad  eius  catenam  ducftariam  alligata.  Sed  harpago  • 
craftus  pedem, longus  femipedem  extat  e tigno,  catena  appenfo  ex  altero  ca 
pite  tigni, quod  uerfatur  circum  axiculum  ferreum,quem  continent  chelae  ti 
gniftatuti.bx  altero  uero  mobilis  illius  tigni  capite  iteru  catena  appenfum 
eft  rignum  longum, & ex  eo  rurfus  catena  alteru  tignum  breue:cui,  cilm  ma* 
china  fiftenda  fucriqopcrarius  infideqatcp  fic  ipfum  deprimit.Mox  ei  inrjcit 
aflerem  uel  tigillum,quod  fubter  duo  rigna  pertinens  ab  eis  ne  attolli  poffit 
retineturrquo  modo  harpago  fublcuatus,  tympanumcp  amplexus  tam  uali* 
de  prehcndit,ut  faepe  ex  iplo  frintillac  exiliant.  Habet  autem  tignum  depen* 
dens, ad  quod  harpago  eft  affixus  aliquot  foramina,  in  quibus  catena  indu* 
ditur,ut  ipfe  quemadmodum  conuenit  fubleuari  poffit.  Supra  tympanu  eft 
tabula  tum, ne  id  aqua  deftillans  madefaciat.  Nam  fi  madefiuftum  fuerit,  har< 
pago  machinam  minus  retinebit.  luxta  uero  alterum  tympanu  eft  palus,cx 
quo  dependet  catena,  in  cuius  annulo  poftremo  indulus  eft  alter  harpago, 
hoc  eft  uncinatum  ferrum.longum  pedes  tres.Is  annulo,  ad  fundum  tam  ua 
fis  quam  facd  affixo,  inietftus  illud  retinet  utaqua  effundi  poffit,  hunc  ut  ia* 
xorum  fragmenta  eueni. 

Tymfimtm  ientitum,<pioi  eft  ii  ixemfltnttim  A.  Axisftrttu  B, 

Tymptmvn  quoJ  ex  fufis  conflit  C,  Ty  mpintmt  prope  id ipflm  D. 

Tymptnum quodtx oriniui conflit  E.  H*rf*go  F. 

Tignum  mollit  (J.  Tignum  Wtw  h,  AUcrhtrpigo  l, 
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V enas  autem  illis  quinq;  machinis  e puteis  extra  das  uel  e cuniculis 


v enas  autem  illis  quinq;  machinis  e puteis  extractas  uel  e cuniculis  <ue» 
das  metallici  de  montibus  aut  deuehunt,  aut  detrahunt  aut  dcrjciunt.  No» 
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firatcs  ipfos  in  capfam,trahae,quam  equus  trahit,impofitam,coijdentei  hye 
mede  montibus,  qui  non  admodum  alti  funt,  deuehunt.  Cami  uerd  ijfdem 
temporibus  hybernis  eas  in  faccos,  i corio  fadlos,  ingerunt : quorum  duos 
uel  tres  imponunt  paru se  trab  as, quae  priore  parte  altior  eft,pofteriore  humi 
lior:  quibus  faecis  animofus  uccfior  non  fine  uitac  periculo  infidens  traham 
de  monte  in  uallcm  decurrente  bacilIo,quod  gerit  in  manu,regit.  Eam  enim 
uel  nimis  celeriter  decurrentem  oppofito  (iftiuuel  alio, quam  epo  dcbet,dc« 
fle(ftentcm  eodem  in  uiam  reducit.  At  Norici  quidam  hycrr#  cariem  in  fac * 
cos,  c fetoiis  pellibus  fuillis  confedfos,  colligunt,  de  altifsimis  montibus, 
quos  equi,muli,afmi  nequeunt  fcandere,  detrahunt.  Eorum  ucro  faccos  ua< 
cuos  robufh  canes  clitcllarij,his  rebus  afluefadh,  ferunt  in  montesruenarum 
plenos  Si  loris  conftridlos  atcp  ad  funem  alligatos,  homo  cum  in  brachium 
uel  pedhis  inuoluens,  per  niues  detrahit  ufquc  ad  eum  locum, in  quem  equi, 
muli.afini  clitcllarrj  afccndcre pofTunt : ubi  ucnx,  e facris  fuillis  eretfkc,  inrj* 
duntur  in  alios  faccos,  c lineo  panno  bilice  uel  trilice  fa<flos  : quiiumento* 
rum  clitellis  impoliti  deferuntur  in  officinas,  in  quibus  ucnac  uel  lauatur  uel 
excoquuntur. 


‘Trihtcuiirnfofitiifi ciffit  A.  fui  impofhi  flati  ftcci  B.  Bi 

alium  C.  CtAtscUteUirj  D.  Sicci Jinlli cJ  funem allig4!i  E. 
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Si  uero  equi,  muli,  afini  clitellarii  montes  (candere  poliunt,  eorum  clitete 
lis  primo  (acci  linei  ucnis  repleti  imponuntur : quos  anguftis  montium  uijs, 
quae  nec  plauftra  nec  trahas  recipiunt,  in  ualles,  rupibus  altis  & difficilibus 
aditu  fubiccflas  deferunt.  At  in  rupibus,  in  quas  iumenta  fcandere  non  poli 
funqdcdiucs  collocanturlongx  capfx  patentes  ex  afleribus  fatftx,  & tabete 
lis  tranfuerlis,neconcidant,diftiu<ftx.Inhas  uenac  cifrjs,quibus  unica  cftroa 
ta,aduecfbs  conrjciunt : cascp  in  planiciem  deuolutas,  & ucl  in  faccos  lineos 
collectas  iumenta  clitellis  deferunt,  uel  in  trahas  aut  plauftra  conic<ftas  deue 
hunt.Ctim  autem  aurigae  ucnas  de  arduis  montium  cliuis  deuchunt,  birotis 
utuntur  cifrjs,  qux  a tergo  trahunt  duos  arborum  truncos  in  terram  demite 
fos : hi  fua  grauitate  renitentes  pronum  grauium  citiorum, qua:  in  captis  ucs 
nas  contincnt,dccurfum  impediunt : qui  ni  edent  aurigae  faepius  catenas  ro< 
tis  implicare  cogerentur.  Sed  cum  ijdem  aurigx  ucnas  de  montibus, qui  ca* 
rent  iftiufmodi  cliuis, deuchunt, plauftris, quorum  capftc  duplo  funt  longio 
res  quam  citiorum, utuntunutraruq?  aderes  ita  coagmentati  funt, ut  ciim  uc* 
nxrurfus  ab  aurigis  de  plauftris  excutiendae  funt,  lcuari&  didolui  podint. 
Nam  eos  tantummodo  repagula  coercent.  Auriga:  uero  ucnarum  plauftra 
triginta  ucl  fexaginta  de  dominis  conducunt  dcuchenda : quorum  finguloa 
rum  numerum  praefes  officina:  in  bacillo  (ignat.  Sed  quxdam  ucnx,  poti (si 
muni  autem  plumbi  candidi,  e fodinis  extratftx  in  otfto  partes  uel  nouem,fi 
domini  fodinx  dominis  cuniculi  dant  nonas,diftribui  folet;  id  rarius  Ht  mo 
dulis,fxpius  captis : qux  ex  tignis  contiguis,&  qua  ad  cauum  con 
uertun  tur  planis, funt  confetftx.  Dominus  uero  quifquc 
eam  partem, qup  ei  fortito  obtigiqauehen 
dam,lauandam,  excoqucn* 
dam  curat. 


ttjui clitellurij  A.  Cupfu  longi  in  rupe  Jecliuis  locutu  B.  Eius 
tubelU  C.  Gftumcuiunicuefl  rotu  D.  Ciftam  birolum  E* 
Trunci  arborum  F.  Pluufirum  G.  Venu  dcpltuftro  ex- 
cutitur H.  Repugulu  I.  PrceCes  offianu  phuftrorum  nu- 
merum m bucillo fignuns  K.  Cupfxinjuusuenxdiftri- 
buenite  inijauntur  L. 


I 4 Inuala 


Jn  uaia,qux  quincphxmachinp  trahunt,puen  uel  uin  terras  & iaxorufra 
gmenta  batillis  inijdunt,ucl  manib.eadcm  tjfde  ingerunt : unde ingeftores 
unt  nominati ; eaedem  uero  machina;  non  ficca  modc,ut  dixi,leuant  onera. 
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fed  etiam  humida  fiue  aquas.  V enim  priufqua  exponam  uaria  & diuerfa  ge 
ncra  machinirum,  quibus  metallici  aquas  folum  exatlarc  folcnt,  dicam  quo 
modo  res  graues,quod  genus  funt  axes, catenae  fcrrep,  hlfulae, ligna  grandia 
in  puteos  redtos  & profundos  demittenda:  funt-Machina  erigitur, cuius  fu* 
cula,utrincp  qua  tuor  uccftes  redos  Habens, in  tignis  fta  tutis  includitur, & cir 
ea  eam  dudarius  inuoluicur  funis,  ei  uscp  caput  alterum  ad  eandem  affigitur, 
alterum  alligatur  ad  res  illas  graues:  quae  reda  fenlim  operarrjs  renitentibus 
demittuntur:atcp,fi  in  aliqua  putei  pane  fubffitcrint, paululum  retrahuntur. 
Ciim  uero  eaede  funt  grauiflimae,tunc  fecundu  hanc  machina  altera  ei  pror* 
fus  adimitis  erigitur, ut  & oneri  robore  pares  dnt,  & idipfum  fenlim  demitti 
pofsit : quinetia  interdum  ijfdem  de  caulis  trochlea  funiculis  ad  trabem  relu 
gatunptr  cuius  orbiculos  dudarius  funis  tradudus  defccndit  & afccndit. 


Suadi  A.  Velinrc&i  B.  TigmPitMi  C, 
Trocbkt  E,  Ligi»  demtttnii  V. 


Funis  d. 


Aquae  autem  ex  puteis  aut  extrahuntur,  authariuntur.  Extrahuntur  ucfo 
in  uafa  uel  utres  aquarios  infufae : hos  potifsimum  trahit  machina,  cuius  ro« 
u duplices  habet  pinnas : illa  quincp  machina:  iam  explicata: : quantp  quar* 
U in  quibufdam  locis  etiam  utres  mediocres  trahit : at  hauriuntur  litulis  uel 
orbiculis, quibus  foramina  funquel  pilis.  Cum  aut  pauca:  funt, aut  extrahun 

turio 
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tur  in  uafis : aut  hauriuntur  fitulis  uri  orbiculis:  aim  multae, uel  extrahuntur 
in  utribus, ucl  hauriuntur  pilis.  Sed  primo  machinas  fitulis  aqifas  exantlan* 
tes  in  medium  proferam,  quarum  tres  funt  fpedes : prima  fic  habct.Locula* 
mentum  quadrangulu  totum  conflat  ex  cancellis  ferreis,  altum  pedes  duos 
Sc  dimidiu : longum  item  pedes  duos  8C  dimidium,  ac  infuper  fextantem  & 
quartam  digiti  partemilatum  quadrante  Si  femunciam:  in  quo  funt  tres  axi* 
culi  ferrei  ftrati,  qui  in  catillis  uel  latis  citculisferreis  atic  temperatis  uerfan* 
turatep  quatuor  ferrea  tympana : quoru  duo  ex  fufis  condant,totidcm  funt 
dentata.  Circumaxiculuinfimu  extra  Iocularrlen  tu  eft  rotula  lignea,  ut  pro* 
pendor  ad  motum  fiat:  intra  loculamentu  minus  prioris  generis  tympanii, 
quod  ex  odo  fuds,fextante  & femunciam  longis,  conflat: circum  alteru  axi» 
culum  e loculamento  non  eminentem, ac  iccirco  tantumodo  longum  pedet 
duos  & dimidiu,unciam,atcp  tertiam  digiti  partc,ed  altera  parte  minfls  tym 
panum  dentatu,quod  habet  odo  &:  quadraginta  dentes : altera  maius  prio* 
ris  generis  tympanu,quod  ex  duodecim  fufis,quadrantelongis,c5flat.  Gir* 
cum  autem  tertium  axiculu,  craiTum  undam  & tertia  eius  partem,  eflmaius 
tympanum  dentatu  ex  eo  undicp  pedem  adurgens : quod  habet  duos  & fe* 
ptuaginta  dentes : utriufcp  uero  tympani  dentibiunt  cochleae:quaru  flriges 
in  tympanoru  flrias  aguntur,  8C  contra  earum  flrise  in  eorunde  flriges,  ut  in 
fradoru  locum  alrj  reponi  podint.Tam  autem  dentes  «fu  fi  funt  Scie  tempe 
rati:acfupremus  axiculus  ex  loculameto  extans  ita  artificiose  cil  indufusin 
forma  alterius  axiculi,ut  unus  ede  uideatunis  per  recepta  culu,  ex  tignis  com 
podtu,quod  efl  dreum  puteu  penetrans,in  und  ferrei,  in  erado  trunco  quer 
no  indufi,orbiculo,'ex  mera  ferri  ade  fado,ucrfatun circum  cum  axiculu  efl 
tale  tympanu,  quale  habent  machinae  pilis  aquas  haurietes:cui  fimiliterfunt 
fibulae  ter  curuatac:quibus  quia  ferreae  catenae  dudariae  annuli  inhaeret,  tam 
magnum  onus  eam  retrahere  non  potefl:qui  annuli  non  (icuri  caetcraru  cate 
naru  annuli  funt  integri,  fed  quifq;  fuperiore  parte  utrincp  curuattis  fequen; 
tem  redpit : quocirca  duplids  catenae  fpecic  gerinqua  uero  alter  alteru  red< 
pit,fitulae,ex  laminis  ferreis  uel  aereis  fadlae,  femicogiales  ad  eos  loris  alligan 
tur:quare  fi  annuli  fuerint  ccntu,totidem  erunt  fitulae  aquas  efFereces:earum 
autem  ora  extant,  8c  operculis  tedafunt,  ne  aquas  effundant  cum  putei  fu e< 
rint  dediues.Na  cum  redi  fuerint, fitulae  operculis  necede  non  habentdcacjj 
ucdiarius  infimi  axiculi  caput  in  uedis  forma  includes  eum  fimul  cum  tym* 
pano  uerfat-cuius  fufi  conuertunt  alterius  axiculi  tympanu  dentatum.  Quo 
niamucro  unacumipfo  dreumaguntid,  quod  ex  fufis  condat,  hi  rurfusfu* 
premi  axiculi  tympanu  dentatum  uerfant  atep  alterum,  cui  fibula:  funtinfi* 
xac:  quomodo  catena  fimul  cum  uacuis  fitulis  demittitur  iuxtauenae  funda* 
mentum  per  annulu  paululum  compredum  in  lacunam  ufep  ad  imum  libra* 
mentu : cuius  tympani  axiculus  ferreus  utrinqj  in  eradi  feni  catillo  uerfatur: 
in  quo  tympano  catena  inuoluta  fitulis  aquas  nauriuquas  plenas  iuxta  ucng 
teduextradaperuehit  fupcraxiculi  fupremitympanu,acfemper tres  fimul 
inuerfas  aqua  effundere  cogit  in  labrum  ex  quo  effluit  in  cuniculi  canalem. 
Veruntamen  talis  machina  minus  ed  utilis,  quod, cum  fine  magno  impen* 
dio  coudrui  non  podit,paucas  aquas  efferat: &T  quidem  tardius,  ut  etiam  eae 
tcrac  machinae  quibus  plura  funt  tympana, 
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LocuUmnitKffl  A.  AxlcuJa  infuma  B.  RonU  C.  T ympaniquoJrxfbfscenfldt  jr 

minus  D.  Axiculus tlser  E.  Tympani  ientutummnu,  T.  Tympanum  epoiax  fu*  . 
fis  confiat  matus  G.  Axiculi» /ifrrmiis  H.  Tympani densatu maius  I.  Citillw  K. 

Circulus  Imus  L.  Reccpucitlu  H.  Tnncus fwrsnu  N*  Vncus farreus  O.  Or 
biculus  P.  Tympanum  fuperius  Q_.  lAulae  R.  Crtnu  S.  AJ.rn.li  T.  S«r«- 
I<r  v.  Vectis  X.  Libramentum  fhte  tympanum  inferius  Y . 


Tertia,  quae  longe  prfftat  duabus  iam  expolitis,  fabricatur  ciimriuus  ad 
fodinam  deduci  poteft: cuius  impetus  pinnas  percudens  circumagit  rotam, 
quam  habet  loco  rota:  a calcantibus  uerfatx:quodad  axem  attinet,  limilis 
eft  fecunda:: quod  ad  tympanum,  quod  eft  circum  axem,catcnam,  libramen 
tum  prima:.  Situlas  uero  habet  multo  capaciores  quam  etiam  fecunda.Scd 
quia  fitulx  cito  frangi  (olent,  metallici  raro  his  machinis  utuntur : maluntc|t 
paucas  aquas  quinque  primis  machinis  extrahere  uel  fiphonibus  exantlare, 
multas  uel  pilis  per  fiftulas  haurirc,ucl  in  utribus  item  extrahere. 
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Altera  iftius  generis  machina, paucis  uerbis  a Vitruuio  defcripta,congiax' 
les  fitulas  citius  effert  Atcp  propterca  ad  aquas  ex  puteis,in  quos  multy  con 
tinenter  influunt,haUriendas  utilior  eft  q?  prima : ea  ferreo  loculameto  tyrru 
panisqj  carens  habet  circum  axem  ligneum  rotam,  qua:  a calcantibus  uerfa* 
tur.  Axis  autem  diu,  quod  careat  tympano,durare  non  poteffccxteris  primg 
fimilis  eft,nifi  quod  duplicem  habeat  catena  ab  illa  diuerfam.  Fibulas  autem 
in  huius  machina:  axem,  ut  in  aliarum  tympanu  infigere  debet,quos  alrj  fitn 
plices,alrj  ter  curuatas  efficiunqfed  utnfcp  quatuor  cufpides. 

Rota  iju<f  t dicantibus  uerfituT  A.  Axis  B.  Citem «fuplex  C. 

AnmlusiufUcis  citent  D.  SimU  E.  Tibuli  fimplex  T. 

Tibuli  ter  eunuta  6. 
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kon  cuius  pinnis  impetus  riui percurrit  A.  Axi*  B.  Eimi 
itum  in  quod  fibula  fuxt  ixfix*  C.  Gttnw  D.  Annulul  E» 

Situi*  F.  Librumcntum  G. 


Verum  de  primo  machinarum  genere  fatis : nunc  alterum,  hoc  cft  fipho* 
nes  aquam  fpiritu  tradam  orbiculis  haurientes  exponam : quorum  feptem 
funt  formae : quae  licet  ftrudura  inter  fe  differat,  tamen  eundem  utilitatis  frtl 
dum  metallicis  praebent:  quanquam  alia  alia  maiorem.Primus  fypho  fic  fit. 
Super  lacunam  ffatuitur  contignatio : ad  quam  fiftula  unauel  duae, quarum 
altera  in  altera  indufa  cft,  in  lacunae  fundum  immiffae  fibulis  ferreis  cufpida* 
tis  8C  utrinq;  diredo  deorfum  uerfus  adis  affiguntur,  ut  immotae  maneant } 
inferioris  autem  fiftulae  inferior  pars  indufa  eltin  trunco,  alto  adduos  pe* 
des : is  fiftulae  inftar  perforatus  ftat  in  fundo  lacuna;  :fed  inferius  cius  fora* 
men  ligno  tereti  occluditur:  idem  truncus  drcumcirca  habet  foramina  per 
quae  aqua  in  ipfum  manat.  In  fuperiore  ucro  cius  parte  cxcauata,  fi  una  fi  Itu* 
lafuerit,pyxis  ferrea,uel  aerea, ucl  orichalcca,  palmum  alta,fcd  fundo  carens^ 
includitur:  quam  foricula  rotunda  tam  arde  claudit,  ut  aqua  furfum  fpiritu 
duda  relabi  non  pofsit : fin  duae  fiftulae  fuerint,qua  coniunguntur  pyxis  in 
inferiore  induditur,  fuperioris  apertura  uel  fiphunculus  ad  cuniculi  canale* 
pertingit.  Itaque  operarius  impiger  ad  labores,  in  contignationis  tabulato 
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ftans  pilum  in  fiftulam  dcmifTum  intrudit  ac  retrahit:  ad  eius  pili Tummum 
cft  ucffis  • imum  eft  calceo  indutum : ficuocatur  conum  turbinis  fere  figura: 
nam  ifto  modo  futum  eft,  ut  inferiore  parte,  qua  ad  pilum,in  ipfo  inclufum, 
affigitur  anguftumfit:  fupcriorc,qua  haurit  aquam,  pateat.  Vel  orbiculus 
ferreus,  digitum  crafliis,  aut  ligneus/ex  digitos  craiTus,  utercp  longe  calceo 
prxftans.ad  imum  pili,quod  peream  penetrat,  clauo  ferreo  traiedo  affixus 
eft  aut  in  eadem,  in  cochlex  figuram  formata,  inclufus : qui  orbiculus  fupo 
rius  circumcirca  corio  tectus  quincp  aut  fex  foramina  habet  ucl  rotunda  uel 
longiufcula,  qux  uniuerfa  ftcllx  fpeciem  exprimere  uidentur.  Habet  etiam 
eandem  quam  fiftulx  foramcn,latitudincm,  ut  tantummodo  in  eam  demit* 
ti&rurfus  attolli  poflit.  Cum  autem  operarius  pilum  furfum  uerfus  trahit, 
aquam  orbiculi  foraminibus, cuius  corium  tunc  dcprimiqhauftam, ducit  ad 
aperturam  ucl  fiphunculu  per  quem  effluit : foricula  ucro  pyxidis  aperitur, 
utaqua  qux  in  truncum  influxit,  fpiritu  dufta  denuo  afeendat  mfiftulam: 
ciimidem  operarius  pilum  intrudit,  foricula  clauditur,  ut  orbiculus  iterum 
aquam  haurire  pofsit. 

Ltcm i A.  Fiflshe  B.  Comign4tio  C.  Truncus  D. 
foramint trunci  E.  Foriculu  F.  Siphunculus  G.  Pilum  H.  » 

Eiusucflis  I.  Culccus  K.  Orbiculusbibcns/orumiiu 
rotundi  L.  Orbiculus  habens  foramini  longwfcnli  M. 

Corium  N.  Hic  ttrtbritHipites&rx  eis  fiftuln  facit  0. 

Tere brUjCUi  cochlea  eft  P.  Ttrcbru  latior 


Alterius 
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Alterius  fiphonis  pilum  facilius  comotum  diredto,  deorfum  fertur, & fur 
fum  refertur:  qui  ficfit.Tigna  duo  fuper lacuna  collocantur:  alterum  prope 
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dextrum  cius  latus, alterum  prope  finiftru.  Adhoc  fiftulac  fibulis  ferreis  alP’ 
puntur  • ad  illud  uel  ftipes  chelas  habens  pcrforatas,uel  tignum  fuperius  ex" 
cauatum  ut  pro  chelis  iit.  Axiculus  autem  ferreus  per  tigni  cuiufdam  ftatut' 
latius  & rotundum  foramen,  quod  in  eius  medio  eft,pcnetrans  in  chelarum 
foraminibus  fic  includitur,  ut  ipfe  quidem  maneat  immobilis,  tignum  uerd 
circa  cum  uerfeturintra  chelasrin  cuius  tigni  altero  capite  fuperius  pili  caput 
eft  indufum,fcrreoq5  clauo  transfixum:  in  altero  uetfis  item  fuperius  caput. 
Inferiori  uerd  manubrium  eft  ut  eo  firmius  manibus  teneri  poflit.  Itaq?  cum 
operarius  uedtem  furfum  trudit,pilum  in  fiftulam  impellit : cum  retrahit  uc* 
diem  ex  fiftula  pilum  extrahit:  atq;  ita  pilum  iterum  aquam, orbiculi  forami 
nibus  hauftam,  ducit  ad  fiphuncuia,per  quem  efduit  in  canalem.  Hic  autem 
fipho,ut  etiam  fequcns,quod  ad  pilum, orbiculum, truncum, pyxidem, fori- 
culam pertinet,eodem  modo,quo  primus,fe  habet. 

Tigmon  ftttuttm  A.  Axiculus  B.  Tigmcm -jW  cirr<  txi'nhm 
ucrfmr  c.  Pilum  D.  VtSu  E.  AmuUs^uo iut fjiuU 


coniimeifolcBt  F. 


Tertius  (ipho  iam  didb  nonnihil  diffimilis  eft.Loco  enim  ftipitis  duo  (ii* 
tuuntur  tigna  circa  fummum  perforata  : in  quibus  foraminibus  axis  capita 

uertuntur 
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Hflrtuhtur.In  medio  cius  axis  duo  tigilla  funt  indufa : in  quorum  alterius  ca*, 
pice  infixum  cft  pilum : ad  alterius  ucrd  caput  affixum  cft  tignum  grauc,  fed 
turtum,utprotrufum  inter  duo  illa  tigna  ftatuta  moucri,atqj  quali  ire  Sc  ree 
dire  poffit.  Id  tignum  cum  protrudit  operarius,  pilum  cx  fiftula  extrahitur: 
(um  fua  ui  reditpntruditur : quo  modo  aquam, quam  fillula  concipi  t,pilum 
orbiculi  foraminibus  hauftam  exprimit  per  fiphunculum  in  canalem.  Sunt 
qui  uedem  in  locum  tigni  curti  fupponuntrucnim  hic  fipho,ut  etiam  proxia 
mus  fupcrior.minus  quam  exteri, in  metallis  cft  ufitatus. 

» 

? Tigiu  fletxts  A.  Axis  B.  Tigille  C.  Pilum  D. 

Tignum  curtum  E.  Censlis  F.  Hi  c deduci'  eluente  ce 
nehefjhiextem,neinfoffese(Usuijluet  G. 


_ * - . t" * . . , .}  • 

Quarta  fiphonum  (pedes,  fimplex  nqn  effifed  duplex : ea  ficfehabct.Sc< 
xangulus  truncus  faginus,  longus  pedes  quinque,  latus  duos  & dimidium, 
crallus  fcfquipcdcm  in  duas  partes  fccatur  : qux  fecundum  ferreum  axicuu 
Ium,  in  eis  collocandum  diftribuiintur,  & tam  alte  & late  cxcauantur,  ut  in 
ipfis  uerfari  poffit: cuius  axiculipars,  qtix  in  trunco  induditur,tota  teres  cft, 
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riuscpextrema,quae  pro  codace  eft,rcda  cxiftit.  Deinde  altitudine  pedis  tot 
fidet, rurfus'qj  reda  procedit:qua  pilum  teres  ex  eo  dependct.Poftea  tam  ali 
furgit  alte  quam  refedit,iterumcp  paululum  reda  procedit.  Deinde  alti tudi* 
ne  pedis  afnirgens  rurfus  reda  proccditrqua  altcru  pilum  teres  ex  eo  fufpen 
fum  eft-Poftea  tam  refidet  alte  quam  aflurrexit : tu  eius  altera  pars.quac  item 
pro  codace  eft,reda  exiftit:quac,quia  ex  trunco  extaqne  aqua,in  cum  trada, 
erumpat  duabus  bradeolis  ferreis  orbiculi  figura,  cu  quibus  duo  coria  eiuf* 
dem  figurae  & magnitudinis  funt  coniunda,cauetur:quoru  alter  intra  trun* 
cum,alter  cxtra,circum  axiculum  eft.  Poftremo  fequitur  pars  eius  quadran* 
gula  duo  habens  foramina,in  quibus  duo  bacilla  ferrea  includuntur, eorutp 
capita  maflulis  plumbeis  aggrauatur,ut  axiculus  ad  motum  fiat  propenfior. 
Qui,  poftquam  cius  caput  in  forma  uedis  fuerit  indufum,  facile  circumagi 

Jioteft.  Superior  autem  trunci  pars  eft  humilioninferior,altior:illa  in  medio 
emel  fiftula:  modo, cuius  foramen  fimpliccm  habeat  latitudinem  reda  deor 


fum  perforatur : hacc  bis,nempe  ad  utrucp  latus  item  reda  deorfum  duarum 
fiftularum  modo, quarum  foramina  duplicem  habeant  altitudine:  quae  trun 
d pars  imponitur  duabus  fiffulis,in  eum  (uperiore  parte  indufis,inferiore  in 
truncos,  in  lacuna  ftatutos,  quibus  foramina  funt,  per  quae  aquae  in  eos  in* 
fluunt,pcnetrantibus.  Deinde  ferreus  axiculus  in  trund  cauo  locatur,  duo* 
bus  pilis  ferreis,quae  ex  ipfo  dependent,  per  eius  foramina  dcmifsis  in  fiftu* 
las  altitudine  pedis : utricp  pilo  inferius  eft  cochlea,  qua:  craflam  lamina  fer* 
ream, in  orbiculi  figuram  formatam  & foraminibus  plenam,  atque  corium, 
quod  eam  tegit, continet,  ut  fiftula  alteram  pyxidem,  cui  eft  rotunda  foricu* 
la  eam  daudens.Tum  fuperior  trunci  pars  fuper  inferiore  ex  omni  parte  co* 
gruenter  aptata  imponitur : 8i  qua  coniunguntur  latis  & crafsis  laminis  fer* 
reis  tinguntur,paruis  cuneis  latis  item  ferreis  adadis  coercentur,fibulis  uin* 
ciuntur:  in  ea  fuperiore  trunci  parte  fiftula  includitur  : quam  altera  excipit, 
eamcp  rurfus  tertia, atep  deinceps  alia  aliam  ufep  dum  fuprema  ad  cuniculi  ca 
nalem  pertingat.  Itacp  ctim  uediarius  axiculum  ucrlat,  pila  uidlsim  laminis 
hauriunt  aquas. Quod  quia  celeriter  fit,&  duarum  fiftularu,fupra  quas  trun 
cus  eft  ftatutus,  foramina  duplo  maiora  funt  quam  foramen  fupra  truncum 
ftatutx,  nec  alte  pila  hauriunt  aquas,'inferiorum  impetus  continenter  fupe* 
riores  afeendere  & ex  fupremac  fiftula:  apertura  in  cuniculi  canalem  effluere 
cogit. Quoniam  uero  trun  cus  ligneus  rimis  fathifcere  folettfatius  eft  eum  ex 
plumbo, uel  xreuel  orichalco  conflato  conficere. 


Truncat  A.  T nutri  pirs  inferior  B.  Ehtfiem  ptrsfuperior  C. 

FiW<e  D.  Tiftul*  fub  trunco  E.  Fi/fulc  fuper  truncumftt- 

tuu  r.  Axiculus  ferreus  G.  PiU  H.  Eorum  lumutte  orbiculi  fi- 
g urt  I.  Cori*  K.  Torumisuuxis  L.  Btcillc  quorum  cuptuouf» 
fulis  f lumbe  is  funt  uggrttuu  M.  Vcftit  N. 
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Quinta  fiphonum  (pedes  minus  fimplcx  eft : nam  condat  ex  duobus  oel 
tribus  (iphonibus:quorum  pila  attollit  machina,  quam  uerfanthomines:et< 
enim cuiq? pilo cft dens,  quem  fucula:  binidentesuicilTimtollut.Eamduo 
uiri  robufti, ucl  quatuor, cogunt. Sed  cum  pila  decidunt  in  fiftulas, eorum  or 
biculi  hauriunt  aquas : cum  attolluntur,  eafdem  aquas  exprimunt  per  fiftu* 
las.  Cuiufcp  autem  pili  fuperiorpars,quf  in  foraminibus  tignorum  tranfucr 
fariorum  continetur, quadrangula  eft,&  craftaatcp  lata  femipedemircliqua, 
quae  in  fiftulas  incidit, ex  alio  ligno  faefta  eft,tota  teres.Horu  trium  fipho* 
num  quifep  cx  duabus  contincn nous  fiftulis,  ad  tigna  putei  afifixis,  composs 
nitur.  Venim  haec  machina  altius  aquas  haurit,  utpotc  ad  pedes  quatuor  & 
uiginti.  Si  foramina  fiftularum'mag)|afunt,duo  tantumodo  fiphones  fiunt: 
fi  paruar,tres:ut  utrocp  modo  machina  oneri  par  efte  poftit.  Idem  de  exteris 
machinis  earumqj  fiftulis  fentiendu  cft.  Quoniam  ucro  hi  fiphones  ex  dua* 
bus  fiftulis  conftant,  pyxis  ferrea,  ut  etiam  prius  dixi,  cui  cft  foricula  ferrea, 
non  includitur  in  trunco,  fed  in  fiftula  inferiore : & quidem  ea  parte,  qua  ad 
fuperiorem  adncctitur : atep  ita  pili  pars  teres  fuperioris  tantummodo  fiftu* 
lae longitudinem  habet. Sed  hanc  rem  mox  planius  explicabo. 

Pili  dens  A.  Stuulttientes  B.  Piltpars fupenor  ^utdrril- 
guli  C.  Emfdem  ptrs  inferior  teres  D.  T igne  trenfuer- 
ftru  E.  Tiftulit  F.  Eius  apertura  G.  Coulu  H. 
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Sexta  fiphonum  forma  prorfus  eadem  eflct  qua:  quinta,  nili  pro  liicula  a* 
xem  haberet,  camcp  non  homines  uerfarcnt,  fed  rota, quam  aquarum  impc* 

huma* 


tus,  eius  pinnas  percudens  circumagit : qui  quia  longe  iupcrat 
nasihsc  machina  aquas  cx  puteo  amplius  centum  pedes  alto  orbiculis  per 
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ftulas  haurit.Infima  aut  non  modo  huius  fiphonis.fed  etiam  alioru,infimf  fi  i 
ftulsc  pars  ne  rcfcgmina  lignorii.uci  aliud  quiddam.m  fe  trahes  forbcat.ple» 
run®  includi  folct  in  corbe  crafT.s  uiminibus  contexta,*  in  lacuna  polita. 
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Septima  fiphonum  fpccies  ab  bine  annis  decem  inuenta  cum  omniu  ma* 
xime  artifiriofa  & durabilis  & utilis  fit,  fine  magno  impendio  cofici  poteft, 
ea  conftat  ex  pluribus  fiphonibus:qui  fimul,ut  proximi,  in  puteum  non  de* 

fcendunt,fed  alter  alteri  quodammodo  fubqcitur  : etenim  fi  trcsfijcrint,ut 

elTc  Colent, ultimus  exorbet  aquas  putei,et  eas  in  primum  lacufculu  effundit: 
fecundus  ex  eo  rurfus  exhauftas  in  fecundum  transfundit.tertius  in  cuniculi 
canalem : pila  horum  fiphonum  omnium  rota  pedes  quindecim  alta  attollit 
pariter  pariterqj  derjeit : quam  cius  pinnae,ab  impetu  riui,  in  montem  dedu* 
fti,pcrcu(Tf,  cogunt  ucrfari.rotx  radi}  in  axc,longo  pedes  fcx,craflo  pedem, 
incluii  funt, cuius  utruncp  caput  circulo  ferreo  cingitur:fed  in  alteru  quidem 
infixus  cft  codax,  in  alterum  uero  ferrum, ut  codacis  pofterior  pars,  crafliim 
digitum  & tam  latum  quam  ipfum  caput  eft : quod  tamen  teres  & circiter  di 
gitos  tres  craflum  primo  longitudine  pedis  rctfta  extat,  quatenus  obtinet  lo 
cum  codacis : mox  curuatum  & quafi  lunaris  obliquatum  comibus  alritudi 
ne  pedis  afTurgit : deinde  rurfus  pedem  reda  eminet : quo  modo  fit  ut  haec 
pars  refta,  cum  in  orbem  uoluitur,  uicifltm  fiat  pedem  altior  & humilior cp 
illa.  Ex  hac  pofteriore  ferri  teretis  parte  pendet  primum  pilum  latum  : ipfa 
enim  in  fuperius  iftius  pili  caput  pcrforatfi,  ut  clauus  ferreus  primarum  che* 
lamm  in  inferius  infigitur.Nc  uero  pilum  ex  ea  excidat, ut  facile  excidere  po 
'teft,&,cum  neceffitas  id  poftulat,cximi  folet,quod  cius  foramen  latius  fit  qj 
Ferri  pars,utrmcp  dauo  ferreo, in  ipfam  infixo,coercctur : ne  i}  atterant  caput 
pili  bratfteis  ferreis  uelcorfjs  intcrmcdrjs  cauetur  : ule  pilum  primum  lon* 
gum  cft  circitcrpedes  duodctim,reliqua  uero  duo  pedes  fex  & uiginti.  Sed 
quodep  latum  eft  palmum,  craffum  digitos  tres  : utraqj  cuiufcp  pars  lata  te* 
<fta  & munita  eft  laminis  ferreis  : qua:  cochleis  item  ferreis  continentur  : ut 
'pars, quae  uitium  fecerit, refici  poflit.  At  chelae  in  axiculum  inclufae  funt  tere* 
tem  longum  fefquipedem,  crallum  palmos  duos : is  utrinque  cingitur  circu 
jo  ferreo,  ne  codaces  ferrei,  qui  in  tignorum  annillis  ferreis  uerfantur,  ex  eo 
'exadant : ex  quo  axiculo  utracp  chelarum  pars  lignea  eminet  longa  pedes 
duos,  lata  8c  crafla  digitos  fex.  Altera  ab  altera  diftat  palmos  tres : utriufque 
rurfus  pars  tam  interior  quam  exterior  etiam  laminis  cft  ferrata.  In  chelas  ue 
ro  daui  duo  ferrei  teretes  & crafli  digitos  duos  fic  infixi  funt,  ut  immobiles 
maneant.Eorum  pofteriorper  primi  pili  lari  inferius  & fecundi  luperiusca* 
put  perforatum  & immobile  penetrat.  Priorautem  fimiliter  immobilis  per 
ferreum  primi  pili  teretis  caput  item  immobile  & deflexum.  Iftiufmodi  pi* 
Ium  quodqj  longum  eft  pedes  tredecim,  craflum  digitos  tres,  & in  priorem 
cuiufcp  fiphonis  fiftulam  defeendit  tam  profunde,  ut  cius  orbiculus  foricu* 
lam  pyxidis  fere  attingat.  Quod  ciim  decidit  in  fiftulam, aquae,  per  orbiculi 
foramina  penetrantes,  corium  attollunt : quum  fubleuatur,  exdem  corium. 


quod  ipfas  fert,deprimunt.Foricula  uero  pyxidem,  ut  foris  ianuam, claudit. 
At  fiftula:  conjunguntur  duobus  circulis  ferreis,  palmum  latis,  altero  inte* 
rius, altero  extrinfecus.Sed  interiore  utrincp  acuto  ut  in  utrancp  fiftulam  pe* 


netrarc  & eas  continere  pofsit.  Quanquam  nunc  fiftulae  carent  interiore  cir 
culo  : fed habent commifluras, quibus iunguntur. Etenim fuperioris  infe* 
rius  caput  continet, inferioris  caput  fupcriusiutrunque  enim  ad  altitudinem 
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froncm  digitorum  excifurncfttuerum  illud  interius.  Hoc  exhinfecus,ut  alte» 
ninrin  alterum  inirep^off^cUm^ilwn:* 

altmSmodi  fiphonum  c5ftat  cx  duabus  fiftul.s:  quarum  utra« longa 
XTd  duodcdn-P:utnufcp  foramen  latum  eft  digitos  feptem  lnfenorin 
Pfar,na  ucl  in  lacufculo  collocatur,  eiusfp  foramc  inferius  obftruiturlu 

fexfuntforaniina  per  quaeaqua 
gno  teret  . P ' S i . ^ pars  fuperioraperturam  habet  altam  pe* 

dem  latam  p ,P  ^ M duos,atus  & altus  unum.Quot  uero  funt  fi 

quclacufculus  g P h , t0c  utriufqj  generis  pila.Sed  fi  tres  hierint 
r^ho^' dlwanmmmodVlacuiiSi funt, quod lacuna  putei  & canalis  cu, 
nicuh^n  duorum  locum  fuccedant.  Hxc  autem  machina  fic  aquas  ex  puteo 
haurit! rota  uerfata  primum  pilum  attollit:, d fublcuat  primas  chelas:  atep  ita 
eriam^cundum  pilum  latum  & primum  teres.  Deinde  fecundum  latum  fe* 
ehdas  & fic  tertium  pilum  latum  & fecundum  teres:tum  tertium  pu 
lumiat^^cr^s  chelas  & tertium  pilum  teres.Nam  ex  harum  chelarum  da 
Lo  ferreo  nullum  pilum  latum  pendet,  quod  nullam  re  ultimo  fipHotu  ufiu 
e(Te  Doffit-Contra  uero  cum  primu  latum  decidit,  quxq?  chelx  delabunt  , 
quod«p,km  lacum, quodep  teres.  Atq,  ifta  rationeuno  eodemcp  tempore 
aquairflacufculos  infunditur  & cx  eifdem  exhauritur:  ex  lacunauero  putd 
folum  exhauri cur.in  canalem  cuniculi  tatum  infunditur.  Quinetiam  circum 
axcrnlongiorem  dux  rotx  fieri  pofiimt  fi  rfuus  tantam  aquaru  copiamfup* 
neditaucnqauanta  eas  uerfare  poffinatqj  ex  utriufqj  fem  terens  parte  pofte 
riorc  unum  ucl  duo  pila  lata  appendi  poflfunuquorum  quodqj  ™ fypho 
num  Dila  cSmoueatPoftremd  necefTe  eft  puteos,e  quibus  aqux  fiftulis  hau 
riuntur  efie  re<ftos.Nam  omnes  fiphones,  ut  etiam  ahx  machinxiradorix, 
quibusfiftulx  funt,  aquas  minus  alte  hautiunt,G  fiftulx  obhque  m obliqui* 
puteis  locantur.quam  fi  reda  in  redis  ftatuantur. 
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tempore, quo  diuturn?  ficcitates  fuerint,  acddiqmachina  coftruitur.euitanl 
humilis  et  leuis  fit  rota,ut  eam  tantuli  riui  aqua  circumagere  poffitteadem  in 
canalem  decidens  ab  eo  delabitur  in  infenons  machmxrotam  alum  & gra» 
uem  que  fiphonibus  e profundo  puteo  aquas  haunt  Qu.auero  tam  exigui 
riui  aqua  altera  roum  fola  uerfare  nequit,  eius  axis  m.tio  uedhbus  a duobus 
operanjs  circumagitur,  fed  quaprimum  aquas  fiphonibus  hauftas  in  lacum 
XdenLeas  fuperior  machina  dto  fiphone  haurit,  & in  altenim  canalem  ef, 
fundit, ex  quo  etiam  influunt  inferioris  machinae  rotam,eiuscp  pinnas  percu 
riunt.Tam  autem  ha:  aquy  cp  riui  canalibus  iftis  ded.u.bus  in  altiorem  illam 
& grauiore  inferioris  mach.n?,qua:  duobus  uel  tribus  fiphonibus  aquas  ex 
profundiore  putei  parte  haurit,rotam  dedu<flae,eam  poflunt  conuertere. 

Michmtf  («ferioris  ron  A.  Euufipfco  B.  Eiufiem  einilis  C, 

Michinit  inferioris  rota  D.  Einsflfhones  E.  Altercuiulii  F. 


Si  ucro  riuus  tantam  aquarum  copiam  fuppedi  tat,  quata  ftatim  rotam  al» 
tam  & grauem  uerfare  poteft,  tum  ad  alterum  axis  caput  fit  tympanum  en» 
tatum,  id  uerfatum  circumagit  alterius  axis  tympanum,  quod  ex  hilis  con» 
flat,  ei  fubie<flum:ad  utruncp  eiufdem  axis  inferioris  caput  fit  ferrum  teres, 
quafi  lunatis  obliquatu  cornibus,  in  iftiufmodi  machinis  ufitatum.riacc  au» 

tem  quod  utrincp  fiphonum  ordines  habeat  permultas  aquas  haurit. 
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At  machinarum, quae  pilis  aquas  hauriunt,  item  fex  funtfbrm*  nobis  no 
tae : quarum  prima  fiefe  habet,  Sub  fummo  terrae  corio  ucl  cuniculo  foditur 
cauema,ac  undiqj  robuftis  tignis  et  alTeribus  fubftruitur, ne  ruinis  uel  horni 
nes  opprimantur  ucl  machina  frangatur.In  ea  cauerna  fubftrudfa  collocatur 
rota,  in  axi  angulato  indufa.  Axis  autem  codaces  ferrei  in  dimidiatis  catillis 
item  ferreis  uerfantur : qui  in  tignis  admodum  robuftis  inclufi  funtRota  ue 
ro  pleruncp  alta  eft  pedes  quatuor  &C  uiginti,raro  triginta, nihil  difsimilis  ad 
molendum  frumentum  fabricatae : nili  quod  paulo  lit  anguftior : axi  ab  alte 
ra  parte  tympanum  eft  in  medio  circurirca  excauatum,  in  quod  multi  fibu< 
li  ferrei  quater  curuati  funt  infixi:  in  quibus  quia  annuli  inhirent  cate» 
na  dwftaria  per  fiftulas  extrahitur  ex  lacuna,  rurfuscp  in  eandem  demittitur 
pertigna  cxcauata  ufep  ad  imum  libramentum : orbis  eft  ferreus  circum  axi» 
culum  ferreum : cuius  urercp  codax  in  crafti  fcrri,ad  rignum  affixi, catillo  uer 
fatur : in  quo  tympano  catena  inuoluta  aquas  pilis  hauftas  perfiftulas  effert. 
Quicp  fiftula  quincp  ferreis  circulis  palmum  latis  & digitum  crafsis  cingi» 
cur:  qui  iqualia  eius  fpacia  diuidunt  & muniunt,eorum  primus  ei  comunis 
eft  cum  fiftula  antecedente  in  qua  includitur : ulrimus  cum  cofequente,qu* 
in  ea  includitur:  quicp  fiftula,  excepta  prima,  fumma  parte  extrinfecus  cir» 
cumcirca  longitudine  digitorum  feptem,crafsitudine  trium  excauata  eft,  ut 
in  eam  qui  antecedit, inferi  poffittquiqt,  excepta  ultima,ima  parte  interius 
circumcirca  pari  longitudine,  fed  crafsitudinc  palmi,  refecfta  eft,ut  eam  qu* 
fequitur  redpere  poftit : quicp  ferreis  fibulis  ad  putei  tigna  affigitur,  ut  im» 
mobilis  maneat.  Pcrhas  continentes  fiftulas  aqui  pilis  catenae  duftarii  ex 
lacuna  extrahuntur  uf<£  ad  cuniculum : ubi  per  fupremi  fiftuli  aperturam 
exprimuntur  in  canalem  per  quem  effluunt.  Pili  uero  quj  ducunt  aquam, 
implicantur  annulis  ferreis  cateni  dutftarii : diftatcp  una  ab  altera  pedibus 
lex : conftant  ex  caudi  equini  pilis  corio  infutis,  ne  ferrds  tympani  fibulis 
euellantur:  tanti  funt  ut  utraque  manu  capi  poflint.  Si  autem  hic  machina 
fub  fummo  tem  corio  fuerit  collocata,riuus,qui  eius  dreumagit  rotam, per 
fubdiales  canales  dedudtur:  fi  fub  cuniculo, per  fubterraneos.Itacp  rotgptn 
ni,ab  impetu  fluminis  percufli,progredietes  uerfant  rotam : atqj  una  cum 
ea  tympanum:quo  modo  catena  duttaria  extracfta  pilis  per  fiftulas  exprimit 
aquas.  Huius  machini  rota  fi  alta  fuerit  pedes  qu^uor  & uiginti  ex  puteo, 
alto  pedes  ducetos  8C  dece, extrahi  t aquas:  fi  pedes  triginta,  ex  puteo  alto  pe 
des  ducetos  & quadraginta.  Sed  huic  opus  eft  riuo  cui  maior  uis  aquarii  fit. 

Rot»  A.  Axis  B.  C oitees  C.  ArmilU  d.  Tymfiinm  B. 
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Altera  machina  duo  habet  tympana,  duos  fiftularum  ordines, duas  cate* 
nas  ductarias,  qux  pilis  aquas  exprimunt,  Cactcra  proximis  prorfus  fant  »* 
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milia,  Hxc  machina  tum  conftrui  (olet,  cilm  nimis  mult*  aquae  in  lacunam 
confluxcrunt.atcp  has  duas  machinas  uis  aquaru  uerfe  t,omnino'cp  aqua:  tra 
hunt  aquas.Hoc  ucro  eft  indicium  accretionis  et  diminutionis  aquaru, quas 
in  fe  cotinet  lacuna  fubterranea,  liue  eas  aquas  haec  altera  machina  pilis  hau» 
ftaspcrfiftulas  efferat,  (iue  prima,  fiue  tertia.aliaue.E  trabis,quac  cfi  fupra  pu 
teum  tam  altum  quam  profunda  eft  lacuna,  altera  parte  Iapis,  afler  altera,  u» 
terque  uno  fune  appenfus.  Sed  hic  tamen  ferreo  filo,  quod  pendet  ab  altero 
eius  capite  demittitur : & quidem  lapis  uftp  ad  oris  putei  latus,afler  ucro  re» 
«fla  per  puteum  in  lacuna,  cuius  aquis  innatat.  Is  afler  tam  grauis  eft,  ut  filum 
ferreum, quod  ipfius  fibulam  ferrea  hamulo  prehendit,  una  cum  fune  deor» 
fum,  lapidem  furfum  trahere  poflit : itacp  quo  magis  aqua  decrefcit,  eO  ma» 
gis  afler  deorfum  fertur, lapis  furfum:quo  ucro  magis  accrefdt,ed  magis  co» 
tra  afler  furfum  fertur,Iapis  deorfum.Hic  cum  fere  trabem  contingi  t,quia  fi» 
gnum  dat  aquas  ex  lacuna  pilis  per  fiftiilas  efle  exhauftas,  machinae  prxfe» 
«itus  riui  canales  occludit,  rotamcp  fiftic  : cum  ferme  terram,  quae  eft  ad  oris 
putei  latus,attingit,quia  fignificat  lacuna  efle  aquis,  quae  in  eam  rurfus  con» 
fiuxerunqrcpletam  ( aquae  enim  attollunt  aflcrcm.atcp  ita  lapis  & funem  & 
filum  ferreum  retrahit)  idem  prxfctfhis  canales  recludit:  quare  aqua:  riui  itd 
rum  percutientes  rotx  pinnas  uerfant  machinam.  Quoniam  ucro  operarij 
pleruncp  anniucrfarijs  diebus  feftis  non  laborant,  & profeftis  non  femper 
prope  machinam,  atq?  ea,  fi  res  hoc  poftulat,  continenter  trahit  aquas, tinti» 
nabuli  fonus  aflidue  auditus  declarat  machinam  hanc  a: que  ac  primam  inte* 
gram,&  nulla  re  impedita  uerfari : id  ex  axiculo  ligneo,  quem  continent  tra» 
bes,quf  funtfupra  puteum, funiculo  appenfum  eft.  Altcrucro  funiculus  lon 
gus,  cuius  fuperius  caput  ad  axiculum  religatum  eft*  demittitur  in  puteum: 
inferiori  eius  capiti  alligatum  eft  lignum:  quod  quoties  axis  manus  percu» 
tiun  t,to  ties  tintinabulum  commotum  fonitum  reddit.  Tertia  autem  iftius 

f eneris  machina  tunc  utuntur  metallici,  ctim  nullus  riuus,  qui  uerfet  rotam, 
educi  poteft:  cuius  haec  eftfabrica.Cauerna  primo  fodiunt:quam  etiam  ro 
buftis  tignis  & afleribus  conftruunfne  latera  ruinas  edant,qux  labefa (flent 
machinam  & homines  lxdant.  At  fuperiorem  cauernx  partem  contegunt 
tignis : ut  equi  machinam  trahentes  perca  poflint  incedere.  Deinde  iterum 
tigna  ad  fedccim,longa  pedes  quadraginta, lata  & crafla  pedem  unum,fibu< 
Iis  in  fummo  coniuncta,  in  imo  diuaricata  erigunt : eorumi^  fingulorum  in» 
feriora  capita  in  fingulorum  tignorum  humi  ftratorum  formis  includunt, el 
tertio  quoda  connedhtnt : quo  modo  rurfus  fit  arca  circuli  ipedem  habens* 
cuius  linea  dimetiens  fit  pedum  quinquaginta.  Per  foramen,  quod  eft  in  me 
dia  area,defcendit  axis  quadrangulus  ftatutus, longus  pedes  quinqt  & qua» 
draginta,  eraflus  & latus  fefciuipedcm : cuius  codax  inferioruoluitur  in  ca* 
tillo  tigni  humi  incauema  ftrati,fuperiorin  catillo  tigni,  quod  in  fummo 
fub  fibula  in  formis  duorum  tignorum  eretflorum  eft  indufum.  Catillus  in» 
ferior  diftat  ab  altero  cauernx  latere,  item  ab  eiuIHem  fronte  8C  a tergo  pe» 
des  xvi  i.  axi  ad  pede  fupra  inferius  caput  eft  rota  dcntata:cuius  linea  dime 
tiens  habet  pedes  xxn.  Ea  rota  conftat  ex  quatuorradijs  &C  o«flo  curuatu» 
ris.Radrj  funt  longi  pedes  xv,  crafsi  & lati  dodratem:quoru  alterum  caput 

indufum 
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inclufum  edin  axe,  alterum  in  formis  duarum  curuaturarum,  qua  parte  con 
iunguntur.Hx  cUruatur  g craflx  funt  dodrantem, latae  pedemiex  quibus  fur 
fum  uerfus  eminent  & extant  dentes  redii,  alti  dodrantem,  lati  femipedem, 
eradi  digitos  fex:qui  uerfant  tympanu  alterius  axis  drati,hic  condat  ex  duos 
decim  fu  fis,  longis  pedes  tres, latis  & eradis  digitos  fextquod  cifcuadlum  uo 
luit  axcm,circum  quem  ed  tympanum,  habens  fibulas  ferreas  quater  curua* 
tas : in  qUibus  annuli  catenx  dudarix,  qug  pilis  per  fidulas  haurit  aquam,in 
hxrent.  Huius  axis  drati  codaces  ferrei  in  armillis,qux  in  medio  trabiu  funt 
induix,uerfantur.Supra  loculamcn  tu  rotx  in  axis  datuti  formis  capita  duo 
rum  tignorum  obliqui  afecndentium  inclufa  fibulantur.Borundcm  ucro  ca 
pita  fuperiora  fudinen  t tigna  tranfuerfaria  duplicata,  item  in  eius  formis  in* 
dufa.ln  altero  autem  tigni  tranfuerfarrj  capite  indufum  ed  tigillu,  quod  qua 
(i  ex  duplicato  pendet : cui  fimiliter  inferius  tignum  curtum  ed  indufum.  Id 
tiero  habet  ferreunr.  daiium,qui  recipit  catenam,atqj  ea  rurfus  dateram.Hac 
tnachinam,qux  extrahit  aquas  ex  puteo,  alto  pedes  ducentos  &C  quadra gin 
ta,duo  & triginta  £qui  dreumagunt : acp  eorum  o<flo  quatuor  horistdeinde 
hi  quiefeunt  duodecim  horis,&  totidem  in  eoru  locum  fuccedunt.Talis  au» 
tem  machina  ad  radices  Meliboei  motis  & in  uicinis  locis  ed  ulitata.  Quin, 
fi  res  hoc  podulaqplures  eiufmodi  machinx  unius  uenx  fodiedx  pratia,fed 
alia  alio  in  loco  profundiore  folent  condrui : ut  in  Carpato  monte  Schemni 
ci]  tres : quarum  infima  ex  infima  lacuna  trahit  aquas  ad  primos  canales, per 
quos  in  fecundam  lacunam  influunt:  media  ex  fecunda  lacuna  ad  fecundos 
canales, e quibus  in  tertiam  lacunam  defluunt : fuprema  ex  tertia  ad  cuniculi 
canales,per  quos  effluunt.  Eiufmodi  tres  machinas  dreumagunt  equi  fex  SC 
nonagin  ta:qui  per  puteum  dediuem  & cochlex  indar  contortum  gradibus 
defccdunt  ad  machinas : quarum  infima  in  loco  profundo  ed  collocata:  qui 
didat  i fubdiali  terrx  corio  ad  pedes  fexcentos  & fexagin  ta. 

Axii Ramus  A.  Roteinute  b.  Dentes  C.  Axij Ru- 
tus D.  Tympemim^uoJconftetexfkfis  e,  Altcmin tymj  . 
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Ex  eodem  genere  eft  quarta  machinae  Ipecies,  quae  ita  fitDuo  tigna  ita* 

tuuntur,  in  quoru  foraminibus  fuculae  capita  uoluuntur ; eam  duo  uel  qua* 
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tuorrobuftiuiri  circumagunt : unus  enim  ucl  duo  t rabunt  uedies,  unus  ud 
duo  eofdem  trudunt,  atqs  ita  illos  iuuant.  Vicifsim  autem  ali)  duo  uel  quae 
tuor  in  eorum  locum  fucccdunt.  Sucula  iftius  machinx,non  aliter  ac  ftrarus 
‘aliarum  machinaru  axis, habet  tympanum, in  cuius  item  Rbulis  ferreis  annue 
li  catenx  dinftariar  inhxrcntcs  aquas  pilis  per  fiftulas  haunuii  t,alritudine  pe 
dum  odio  & quadraginta.  Altius  enim  eas  extrahere  non  poliunt  humanae 
uircs.quod  labor  ille  maximus  non  homines  modo,fed  etiam  equos  defatie 
gct.Nam  fola  aqua  rotam, cui  cft  eiufmodi  tympanu,continenter  poteft  ime 
' pellere:p!urcs  etiam  iftius  generis  machinx,ut  proximx, unius  uenx  fodien 
dx  grati a,fed  alia  alio  in  loco  profundiore  folent  conftrui. 

Sucule  A.  Tympanum  B.  Catena  iuRana  C.  Pitf  T>.  TihuU  £. 


Quinta  machina  partim  tertix  fimilis  eft,partim  quartx.Nam  a uiris  roe 
buftis  ut  lt£c  circumagitur : utilia  duos  habet  axes,quancp  utrunq?  ftratum, 
&C  tria  tympana  u triuftp  axis  codaces  fic  in  tignorum  armillis  inclufi  funt,  ut 
exilire  nequeant.  Inferiori  autem  axi  altera  pane  funt  ueftes, altera  tympanu 
den  tatumduperiori  altera  tympanum  quod  ex  fufis  conftat,  altera  id, in  quo 
fibulx  ferrex  funt  infixx.quibus  annuli  catcnx  dudtarix  fimiliter  inhxrene 
tes  aquas  pilis  per  fiftulas  eadem  altitudine  hauriunt.  Hanc  machinam  uoe 
labilem  duo  uirorum  paria  uiciflim  uerfant : alterum  ftans  laborat,  alterum 

feriatum 
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feriatum  (edet ; dum  munus  uoluendi  exercent,  unus  ue<$es  trahit,  alter  trus 
dit,  tympana  ad  machinam  facilius  circumagendam  adiuuant. 

Axes  A.  Vcft«  B.  Tympanum  Jentatum  C.  Tymptnxmexf* 

ferre * E. 


[is  conflens  D.  Tympanum  in  quo  infxiefunt  pbuUfe 


Sexta;  machina:  item  duo  funt  axes:  inferior  altera  parte  habet  rota,  quae 
a duobus  calcantibus  uerfatur,  altam  pedes  tres  5c  uiginti, latam  quatuor,ut 
alter  iuxta  alterum  flare  pollit : altera  tympanum  dentatum.  Inferiori  uero 
funt  duo  tympana  & una  rota : alterum  tympanum  ex  fufis  confla  t,in  altero 
infixa:  funt  fibula:  ferrea:.  Rota  fimilis  eft  ei,  quam  habet  fecunda  machina, 
qua:  teres  & faxorum  fragmenta  potifsimiim  ex  puteis  extrahit  Calcantes 
autem  ne  cadant  manibus  prehendunt  perticas,  ad  rotae  latera  interius  affw 
xas : quam  cum  uerfant  tympanum  dentatum  fimul  circumactum  impellit 
altcrum,quod  ex  fufis  confla  t,quo  modo  rurfus  annuli  cateng  duCtanac  tera 
t*i  tympani  fibulis  inhaerentes  aquas  pilis  per  fiftulas  hauriunt  altitudine  pe 
dum  fex  8c  fexaginta. 

Axes  A.  Rosa  quae  calcatur  B.  Tympanum  dentatum  c.  Tym- 
P‘n“m  ex  fufis  conflans  d.  Ty  mpanum,m  quo  infixae  funt  fibuht  fer- 

re*  E.  Altera  rota  r.  Pilat  G. 

Sed  mas 
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i [Sed  machina,omniu  qua:  aquas  trahunt  maxima, fic  coftruitur.Primo  ea 
ftellum in  cauernafubftru&a  collocatur, logum  pedes  xvm.  latu  & altum 
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pedes  xii.  in  quod  riuusperfubdialcs  canales  aut  cuniculu  deducitur.  Ca# 
ftello  funt  duo  oftia  & totidem  fores,  habentes  fuperiori  parte  uedtes,  quu 
bus  leuari  in  antis  cxcauatis  & rurlus  demitti  po(Iunt,ut  illo  modo  oftia  refr 
rantur,hoc  claudantur.Sub  oftrjs  funt  duo  canales,ex  afferibus  fiufti:qui  ex# 
cipiun  t aquam  e caftello  cfflucnte,cam'qj  in  rotas  pinnas  infundunt:quo  im# 
petuperculftcucrlantrota.-breuior  defert  aquas, cj  percutiunt  pinnas  rotam 
uoluentesuerfus  caftelludongior  eas, quae  percutiunt  pinnas  rotam  uerfan# 
tes  in  contraria  partem. Rota:  autem  theca  fiue  loculamcntu  conftat  ex  con« 
lignatione, ad  quam  etiam  interius  affixa:  funt  tabulf.lpla  rota  eft  alta  pedes 
fex  & triginta,atque  indufa  in  axi.  Habet  ucro  duplices, ut  iam  dixi,  pinnas: 
quarum  altera:  alteris  litu  funt  oppofitae,  ut  rota  modo  uerfus  caftellum  uer 
(ari  polii t,modo  retro  contrario  motu.  Axis  quadrangulus  eft  & longus  pe 
des  xxxv.  craffiis& latus  pedes  duos:  cui  poft  rota  ad  pedes  fex  funt  qua 
tuor  orbes  alti  & craffi  pedem:  quoru  unufquifcp  ab  alio  diftat  pedibus  qua 
tuor.  Ad  hos  affixa  funt  dauis  ferreis  tot  tigna,  ut  eos  orbes  omnes  conte# 
gant.  Vtautem  continentercollocaripolsint,infummofuntlatiora,inimo 
anguftiora : atep  ifto  modo  fit  unum  tympanum,circa  quod  uerfatur  catena 
dudaria,  cuius  capitibus  implicati  funt  unci  bulgas  prehendentes.  Tale  ue# 
ro  tympanum  iccirco  confidtur,ut axis  integer  niancat.ld  enim  cum  ulii  de* 
teritur  facile  reparari  poteft.  Non  longe  praeterea  ab  axis  capite  eft  alterum 
tympanum  altum  undique  circum  axem  pedes  duos,  latum  unum,huic  har« 
pago, quoties  res  poftulat,  impacftus  machinam  retinet:  qui  qualis  fit,(upri 
explicaui.  Ad  axem  infundibuli  loco  eft  tabulatum  aliquantum  dediue,  ha# 
bens  in  fronte  ucnx  latitudinem  quindecim  pedum,&  totidem  in  tergo : in 
cuius  utraqj  parte  palus  eft  robuftus,  habens  catenam  ferream,  cui  grandis 
eft  uncus. Hanc  machinam  quinquehomines  gubernant : unus  qui  fores  de 
mittens  oftia  caftclli  occludit,  & cofdem  ad  luperiorem  partem  trahens  re# 
eludit. Atque  reclor  ille  machinp iuxta  caftellum  in  loculamento  penfili  con 
fiftit.  Itaque  cum  altera  bulga  iam  fere  ulcp  ad  tabulatum  decliue  fuerit  extra 
(fta,dauditoftiumutrotafiftatur.Effu(a autem  bulga rclerat  altcru  oftium, 
utalterxpinnxab  impetu  aquarum  pcrcuftac  rotam  in  partem  contrariam 
agant.  Quod  fi  mox  oftium  occludere  non  poteft,  &C  aquarum  fluxionem 
contincre,inclamatfbciumatqueeumiubetharpagoncm  fubleuatum  alte# 
ri  tympano  impingere,  atque  fic  rotam  fiftere.Duo  uero  uiciffim  effundunt 
bulgas : quorum  alter  ftat  in  ea  tabulati  parte, qua:  eft  in  fronteputei:aIter  in 
ea  qua:  eft  in  dorfo.  Itaque  fi  bulga  iam  fere  fuerit  ex  trafta,  cuius  rei  lignum 
datannulus  quidam  catena:  du<ftaria:,qui  in  altera  tabulati  parte  conii ftit:al 
terum  harpagonem,  hoc  eft  grande  ferrum  uncinatum  uni  catena:  duftariae 
annulo  implicat,&  partem  catena:  fubfequentem  omnem  ulque  eo  ad  tabu# 
latum  trahit,dum  bulga  ab  altero  effundatur.Et  quideiedreo  ut  catenae  du< 
«ftaria:  pars  cum  altera  bulga  uacua  demilTa  fuo  pondere  reliquam  dufdcm 
catenae  partem  de  axe  non  detrahat,  totacp  in  puteum  non  incidat.Sed  eiul< 
dem  laboris  focius  cernens  bulgam  aquis  plenam  ferme  elle  cxtracfta,  incla# 
mat machinae reftore,  cumcp  iuDct  oftium  caftelli  claudere,  ut fpadu  effun# 
dendi  habere  polii  t.  Bulga  effufa  retftor  machinae  altcru  caftelli  oftiu  primd 
; aliquan# 
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aliquantu  recludit,  ut  ea  catena:  durtaria:  pars  cum  bulga  inani  rurfus  in  pu* 
teum  demittatur : deinde  totum  rcfcrat.Itacf;  cum  lam  pars  catenae  ad  tabula 
,um  trartarurfum  circumuoluta,  tympano  etiam  ipfadcm.lTa  fuent  mpu, 
teum, extrahit  uncum  alterius  harpagonis  grandem,  qui  eum  annulo  cateng 
implicauit.  At  quintus  iuxta  lacunam  in  folia  quadam  latente  confiltit.ne,  fi 
contingat  utannulo  dirupto  pars  catena:  aut  aliud  quiddam  decidat, daeda, 
tur  • islarillo  ligneo  & bulgam  regit  & aquas  ineam.ngent  fi  fua  Iponte 
iD(as  non  hauferit.  Quoniam  uero  nunc  in  iupremam  cuiufcp  bulgf  partem 
infuunt  circulum  ferreum  ut  fcniper  pateat,&  in  lacunam  lmmilla  per  ie  lpla 
hauriat  aquas,  non  opus  cftullo  bulgarum  gubernatore,  ftstcrca  quia  his 
temporibus  eorum,  qui  in  tabulato  confiftunt, alter  bulga i effundi t,al ter  u e* 
ftibus  demifsis  oftia  caftelli  occludit,  aut  furfum  tratftis  referat.idcm  uncum 
alterius  harpagonis  grandem  annulo  catena:  (olet  imjcerc:  quomodo  tres 
tantum inhacmachina  regendaoperas  dant.  Qu-nct.amqu.a.ntcrdum  is, 
qui  efhindit  bulgam,  priorem  harpagonem  fublcuatum  alteri  tympano  im* 
primens  rotam  (iftit,duo  omnem  laborem  fibi  fumunr. 


CtflcU um  A,  Coniis  b.  VfSn  C D.  Cinsltsfab 
cfiijs  E F.  Pinrtrf  duplices  a H.  Axis  I.  T ympt- 
num rruiai  K.  Coctu  dnftaru  L.  Bulga  M.  Locu- 
UmcHtuni (enfilc  N.  Rtaomucfci#*  O.  Viritjfvtdat- 
tcsUlgts  P QL> 
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Sed  de  machinis  tradonjs  fatis:nunc  dica  de  fpiritahb.Cum  puteus  fucnl 
ualdepro fundus  ad  que  nullus  cuniculus,  nullaue  fofTa  latens  ex  altero  pu< 
teo  pertinet : aut  cuniculus  admodu  longus  ad  que  nullus  puteus  pertingit, 
tunc  acr,q>  extenuari  no  poffit,  fofforibus  cralTus  offunditur, atq;  difficulter 
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Ipirant-Interdu  etiam  fuffocatunardentes  quoqj  lucernae  cxtinguutur.ltacp 
opus  eft  machinis, quas  etia  Grpd  wd i/MxZuas,  Latini  fpiritales  appellaret: 
etfi  uoce  non  mittuncna  ipfae  efficiunt  ut  fofforcs  ex  facili  (pirare  OC  opus  in 
ftitutu  perficere  poffint.  Earu  tria  funt  genera.  Primu  ueti  flatus  exceptos  in 
puteu  deducens  in  tres  fpccies  diuiditunquaru  prima  fic  fe  habet. Super  pu* 
teum,ad  que  nullus  cuniculus  pertinet,  tria  tigna,qua  puteus  paulo  longior 
ra  collocatur : primu  fuper  eius  fronte, alteru  fuper  medium  puteu, tertiu  fiu 
pcreiufdc  tergum.Eoru  capita  habcntfbramina,  in  quapali,ad  imum  cunea 
tiores,  immifti  altius,  pariter  ac  prima:  machina;  tigna,  in  terra  adiguntur  ut 
maneat  immobilia.  Quodcp  illoru  tignoru  habet  tres  formas  in  quib.indu* 
fa  funt  tria  tigna  trafuerfariatquoru  unum  dextru  putei  latus  occupattalteru, 
finiftru : tertium, mediu puteu.  Ad  hoc  & ad  illud  alteru,quod  etia  fuper  me 
dium  puteu  collocatu  eft,  affiguntur  afferes  fic  alterne  coagmentati,  ut  ferti* 
per  antecedentis  modica  comiftura  fequens  obtineat : quo  fane  modo  fiunt 
quatuor anguli  & totide  intermedia  caua,  q uentosundiqj  flantes  cocipiut. 
V t uero  ad  fuperiora  fublati  non  elutftentur,fed  retro  feratur,aflcres  opercu 
Io, in  orbis  figura  formato, fuperius  tetfti  funt,  inferius  patent : quare  uentis 
necefsitate  quadam  putei  quatuor  iftis  foraminibus  infpiratur.  Attamen  id 
genus  machinam  operculo  tegere  necefle  no  eft:  in  his  locis, in  quibus  fic  lo* 
cari  poteft,ut  uentus  per  fupremam  eius  partem  flatum  infpiret. 

Tigne  frete  A.  Peltcvneeti  B.  Tigna trerfuerferie  C.  Afferes  D.  Ce 

«*  E.  Venti  F.  Operculum  G,  Feteus  H.  Mtchine  cerem  operatio  l. 


Secunda 
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Secunda  huius  generis  machina  uenti  flatus  in  puteum  eanali  longo  indu 
cit  Is  cx  quatuor afferibus  toties  comandis  & coagmentatis,quoties altitu* 
do  putei  hoc  poftulat,  in  quadranguli  figuram  formatur:  eiuscp  commiffu* 
Lra  pinoui  & glutinofa  aquis  madefada  obl.nunturremfdcm  canalis  os 
nuteo  uel  extat,  & quidem  altitudine  trium  quatuor  ue  pedum : uel  non 
extat  • fi  extat/peciem  infundibuli  quadranguli  prae  fe  ferens  latius  & paten 
tius  quam  ipfe  canalis  effut  co  facilius  flatum  concipere  poffit:  fi  non  extat, 
latius  canali  non  cft,fed  ad  id  e regione  uenti  fpirantis  afferes  afhguntur,qui 
flatum  excipientes  in  ipfum  ingerunt. 

OscititUstxtinS  A.  Af[tresticint\iios,Molnt>ttextttiffixi  B. 


Tertia  ex  fiftula  uel  fiftulis  8C  uafc  conftattetenim  fuper  fuprcmafiftulam 
ftatuitur  uas  ligneu  ligneis  circulis  cinctu, altum  pcdcs  quatuor.latu  tres:  cu 
ius  os  quadrangulu,quodfempcr  patet, uenti  flatum  cocipit,&  eum  uel  una 
fiftula  in  canale  longum,  uel  plurib.  in  puteu  deducit.  Suprema  fiftula:  pars 
inclufacftinorbc  tam  crafIo,cp  uafis  fundum  cft:paulo  minus  Iato,ut  uas  cir 
cum  ipfum  uerfari  poftit.  Ex  orbe  tamen  fiftula  extas  includitur  in  rotundo 

foramine,quodcftinmcdiouafisfundo:quaparteadfiftula  affixus eft axi* 

culus  ftatutus,qui  per  uas  fere  medium  penetrans  fertur  in  operculi, fundo  fi 
millimi, foramen, in'cp  eo  induditur,circu  quem  axiculii  immobile  & fiftulac 
orbe  uas  mobile  facillime  uerfatur  a leni  aura  fpirantc,ncdu  a ucnto,qui  eius 
alam  gubernat:  ea  ex  tenuibus  tabellis  coftans  ad  fuprema  uafis  partem  affi* 
xa  eft : & quidem  e regione  fpiritalis  oris : quod  effe  quadrangulum  & fem* 
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perpatere  dixi.  Etenim  uentus,ex  quacficp  mundi  parte  fpirauerit,alam  pro 
pulfam  retfla  uerfus  partem  ei  aduerfam  extendit  5 quo  modo  uas  os  fpmta* 
le  in  ipfum  uentum  obuertit : quod  eius  flatum  concipit,  cumcj  fiitula  m a* 
nalem  longum, uel  fiftulis  in  puteum  deducit. 


Vts  ligneum  A.  Grculi  b.  Os ftiriulc  C,  HftuU  D.  Orbi*  E. 
AxickIks  r.  Torumcn  quod  cft  in  fiuido  tufis  G.  AU  H. 


Alterum  machinarum  fpiritaliu  genus  cx  flabellis  conflat  itcmcp  uarium 
& multiplex  cft : nam  flabella  ucl  in  fucula  includuntur,  ucl  in  axe.  Si  in  fucu 
Ia, ea  aut  cauum  tympanum, cx  duabus  rotis  &C  pluribus  tabulis  inter  fe  coag 
mentatis  compofitum,in  fc  cotinct,  aut  quadrangulum  loculamentum.  Sed 
tympanum  immobile,  atep  a lateribus  daufum  ibidem  rotunda  tantummo* 
do  habet  foramina:&  quidem  tanta,  ut  fucula  in  ds  uerfari  pofsit : fcd  habet 
praeterea  duo  fpiritalia  foramina  quadrangula  : quorum  fuperius  condpit 
auram : inferius  canalis  longus  excipit,  quo  eadem  in  puteum  inducitur.  Su 
culx  autem  capita  utrincn  cx  tympano  eminentia  chelae  ftipitum,  uel  tigno* 
rum  caua  eradis  laminis  ferrata  fuftinent : quorum  alterum  habet  uctftem.m 
altero  quatuor  infixae  funt  perticac,quibus  capita  crafla  & grauia  funt,ut  eo* 
rum  pondere  fucula  cum  circumagitur  deprefla  ad  motum  pronior  fiat : ita* 
que  cum  operarius  uede  uerfat  fuculam,  flabella, qux  qualia  fint  paulo'  poft 
dicam,  foramine  fpiritali  auram  haurientes  in  alterum  foramen,  quod  exci* 
pit  canalis  !ongus,impellunt : qux  per  eum  penetrat  in  puteum. 

03  Tymptmim 


Locula* 


LIBER  SEXTVS. 


Loculamento  prorfus  eadem  qusc  tympano  funt ; fed  alterum  altero  Ion» 
ge  prj ftat.Etcnim  flabella  tympanum  fic  occupare  poflunt,ut  ipfum  undiqj 
fere  attingant,  omnemcp  auram  conceptam  in  canalem  longum  impellant: 
loculamentum  propter  angulos  fle  occupare  non  polTunt : in  quos  quod  au 
rapartim  rccedaqipfum  tam  utile  quam  tympanum  cfle  non  poteft.  Verum 
loculamentum  non  humi  modo  locatur,  fed  etiam  fuper  tigna,  ficutt  mola, 
quam  uerfant  ucti,'ftatuitur,  habctqj  eius fucula loco  ue<ftis  ctia  extra  ipfum 
quatuor  alas  molx  alis  fimiles,  H*  impetu  uentorum  pcrcuflac  fuculam  cira 
cumagunt : quo  modo  eius  flabella,  quae  intra  loculamentum  funquentum, 
foramine  fpin  tali  hauftum, per  canalem  longu  puteo  lnlpirant.  Quanquam 
autem  huic  machinae  nullo  opus  eft  uc<ftiano,cui  merces  perfoluatur, tamen  • 
quia  cum  caelum  filet  a uentis,  ut  fxpc  filet,  non  uerfatur,  minus  quam  exta 
rae  eft  ad  ucntulum  puteo  laciendum  accommodata. 

Loculamentum  humi  locatum  A.  Eius  foramen  ffiritale  B, 
Eiufjemfuculahabensflabclla  C.  VettisfucuU  D. 

Eiufiem  fertieot  E.  Loculamentumfupra  tigna  fututum  F, 

Ali  tjutsfucula  halet  extra  loculamentum  (3. 


o.  ucro  naoeua  includuntur  in  axe,ea  plerunqj  cauum  tympanft,  item  im* 
mobtle  capit : cui  axi  cx  altera  parte  eft  tympanum, quod  ex  fufis  conftat : id 
. . O 4 inferioris 


Flabellorum  uero,  quae  in  formis  fuculac  uel  axis  incluta  tympanu  oc  Jocu 
lamentum  in  fe  continent,  tria  funt  genera : unum  fit  ex  tenuibus  tabulis, ab 
tis  & latis  prout  altitudo  & latitudo  tympani  uel  loculamenti  poftulat : alte 
rum  «x  tabulis  aeque  latis, fed  humilibus,  ad  quas  tenuia  &:  longa  populi  uel 
alterius  arboris  lentx  refegmina  funt  affixa : tertium  ex  tabulis  proximis  Vu 
milibus,  ad  quas  alae  anferum  duplicatae  uel  triplicatae  funt  affixae.  Hoc  mi< 
nus  ulitatum  eft  quam  fecundum : quod  rurfus  minus  quam  primum.  Inclu 
duntur  autem  flabellorum  tabulae  in  quadrangulis  fucula:  uel  axis  partibus. 
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inferioris  axis  tympanum  dentatum  circumagi  t,  ipfum  a rota,  cuius  pinnas 
aquarum  impetus  percutit,  uerfatum : fi  locus  apuarum  copiam  fuppeditat, 
hanc  machinam  fabricari  utiliffimum  eft,  & quod  nullo  egeat  uetftiano,  cui 
merces  danda  fit,  & auram  perpetua  puteo  perlongum  canalem  inipiret. 


Tymfanumcauum  A.  tmfortmenfriritdlc  B. 
funt  C.  Eius tympani* <{uoi ex fufis conflat  D. 


Axis  cui  flabella 
Axisinfc- 


Pnmum  flabellorum  genus  A« 
Sucula  pars  quadrangula  D. 


Secundum  B.  Tertium  C. 
tiufdem  rotunda  E.  Vrflis  F. 


Tertium 
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rium  & multiplex, conflat  ex  follibus : quoram  non  flatu  folum  putei  St  eu* 
niculi  canalibus  longis  ucl  fi  (Iulis  infpirantur,  fcd  etiam  hauftu  agrauibus 
St  pelblentibus  halitibus  purgantur.  Hos  didudi  foraminibus  fpiritalibus 
per  canales  hauriunt  & in  fc  alliciunt,  illum  compreffiper  nares  in  canales 
uel  fiftulas  infpirant : eos  uero  ucl  homo  comprimit,  uel  equus,  ucl  impetus 
aqua;.  Si  homo,fupcr  canalem  longum,  ex  puteo  eminentem,  (ic  ponitur  St 
ad  tigna  affigitur  inferius  follis  magni  tabulatum,ut,quum  flatum  per  cana* 
lem  infpirare  debet,  cius  naris  in  ipfo  includatur : quum  graucs  uel  peftilen* 
tes  halitus  haurire,  canalis  os  follis  foramen  Ipiritale  undique  comprchen* 
dat : fed  cum  (uperiore  follis  tabulato  ucdis  copulatus, per  medq  axiculi  for 
mam,in  qua  fic  inclulus  cft  ut  ea  parte  immobilis  maneat,  penetrans  delccn* 
dit.  Axiculi  autem  codaces ferrei  in  foraminibus  tignorum  fta tutorum  ucr* 
fantur.  Itaqi  quum  operarius  uedem  deprimit,  fuperius  follis  tabulatum  at* 
tollitur, fimul  St  fores  ipiritalis  foraminis  fpiritu  rapti  aperiuntur:  quomo* 
do  follis, fi  naris  eius  in  canali  inclufa  fuerit,  acrem  liberum  in  feallicit,fin  ca* 
nalis  os  foramen  eiusfpiritale  comprehenderit,  graues  uel  peftilcntcs  hali* 
tus  ex  puteo, centum  St  uiginti  etiam  pedes  alto', trahit  8t  canali  haurit.Cum 
uero  Iapis  in  fuperius  tabulatum  impofi tus,id  deprimit,fores  Ipiritalis  fora* 
minis  clauduntur,  8t  follis  priore  modo  acrem  falubremper  narem  canali 
: ■ 1 infpirat: 
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gus,fed  anguftusjtere  ad  imas  putei  fauces  defandit. 


Pnttipm.nii.or  A.  C«u!u^<irgiJ«  »• 
folii;  c.  Fttcipmnuior  D. 


Vbiucro  nullus  puteus  in  eam  altitudinem  Hient  deprefliis.ut  cumau 
lumjongius  in  motem  a<ftum,  attingat,fabricetur  tal.s  m^.n^qu^m . 
oPrariustrabatuuxta  cuniculi  canaTes,perquos  aqua^fi^*b^« 
collocentur  ardius  connexae, ut  flatum  continere  poflint.Hx  ab  ore  collo< 
li  ufcK  ad  ultimam  eius  partem  pertineant : ad  quos  os  exiftat  r 

catulut  flatum  cSceptum  per  narent  fiftuhs,  uel  canali  longo 
fit. Quia  enim  alius  flatus  alium  femper  impellit,in  cuniculum  pene 
ris  mutationes  fadt : quare  foflores  inftituta  perficere  pol  un 


OuikkIw  a.  FijlsU  B.  Naris  dxplicati/ollu  C. 
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Sin  halitus  graues  follibus  c cuniculis  hauriendi  fuerint, plcrunqj  tres  du 
plicari  ucl  triplicati, naribus  carentes  & priore  parte  claufi,in  fedilibus  collo 
Cantuf : quos  operarius  non,  aliterpedibus  calcando  comprimit,  ac  eos  qui 
in  templis  (unt  ad  organa, qua:  uarios  & dulces  fonos  cdunt-Follium  autem 
quifqj  graues  iftos  halitus  inferioris  tabulari  foramine  Ipiritali  per  canalem 
longum  tradfos  foramine  tabulati  fuperioris  expirat  ucl  in  aerem  liberum, 
uel  in  aliquem  putcum,ucl  in  foliam  quampiam  latentem.  Hoc  foramen  fo> 
riculam  habet,  quam  flatus  noxius  toties  aperi t,qubries  exit.  Quoniam  uc* 
ro  aerem  follibus  tradtum  alius  continenter  fubfcquitur,  non  grauis  modo 
extrahitur  ex  cuniculo  mille  & ducentos  pedes  longo,  aut  eriam  longiore, 
fed  falubris  naturalitcripfum  confcqucns  in  eundem  parte  cius  aperta,  qux 
extra  canalem  illum  longum  eft, trahitur. Quo  modo  cum  acris  mutationes 
fiant,  foflores  laborem  fufeeptum  fuftinerej  poliunt : quod  genus  machina: 
ni  edent  inuenta:, metallici  nccefle  haberent  duos  cuniculos  in  montem  age 
re, &poft  pedes  fummiim  ducentos  femper  puteum  ex  fuperiore  cuniculo 
ad  inferiorem  pertinentem  fodere,  ut  aer,  qui  in»illum  influxit,  rn  hunc  pu* 
teis  defeendens  fo floribus  (ai utaris  cflepoffit:  quod  (ine  magno  impendio 
perficere  non  pollent.  At  duas  machinas  lupradictis  alfimiles  follibus  equi 
uerfant : quarum  altera  ad  axem  habet  ligneum  orbem,  circumcirca  gradi* 
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bus  diflin<dum,quos  equus  in  claudris,fimilibus  his,  in  quae  equi  foleis  fera 
reis  calceandi  induci  folent,  inclufus  continenter, pedibus  calcans  orbem  fi* 
«nui  cum  axe  circumagiucuius  dentes  longi  deprimunt  tigilla  folles  compri 
«nentia.  Quale  uero  fit  organum  quod  eos  rurfus  diducit,  & qualia  fint  ipfo 
rum  fedilia  libro  nono  planius  explicabo.  Follis  autem  quifep  fi  graues  hali» 
tus  ex  cuniculo  trahit,eos  fuperioris  tabulati  foramine  expiraufin  ex  puteo, 
eodem  uel  nare.  Orbi  praeterea  ed  rotundum  foramen,quod,aim  machina 
fidenda  ed, trude  traijcitur.  Altera  uero  machina  duos  habet  axes,datutum 
equus  uerfat : eius  autem  tympanu  dentatum  circuagit  axis  drati  tympanu, 
quod  ex  fufis  coda t, Caeteris  machina  fimilis  ed proximg.-hic  etiam  folliu  na 
res  in  canahbus  longis  collocatae, flatum  in  puteum  uel  cuniculu  inipirant. 

Machina  f rimo  deferipta  A. 

Oftrtrius  ifte  pedilus  calcans  felles  comprimit  B. 

Folles  Hirtius  arentes  C. 

Foramen  quo  graues  halitus  fue  flatus  exp  irant  D, 

Canales  longi  E.  Cuniculus  F. 

Machina  fecundo  def cripta  G, 

Orbis  ligneus  H.  Eius  gradus  i,  Claufba  K, 

Eiufdem  orbis  foramen  L.  Trudet  M. 

Machina  tertio  deferipra  N. 

Axis  flaturus  O.  Eius  tympanum  dentatum  r. 

Axis  Aratus  Q. 

E ius  tympanum, <ptd  ex  fufu  conflat  R, 

Vuutem 


i 
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Vt  aut  ha:c  proxima  machina  grauiorcm  aerem  putei  & cuniculi  emen* 
dare  po  teft,i  ta  etiam  uctus  ratio  eucntillandiafsiduo  lintcoru  ia<ftatu,quam 
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cxplicauit  Plinius.  Aer  enim  non  tantum  ipfa  putei  altitudine,  cuius  rei  ille 
mentionem  facit, fit  grauior,fed  etiam  cuniculi  longitudine. 

Cuniculus  A.  Linteum  B. 


At  metallicorum  machinar  fcanforia:  funt  fcalx,ad  alterum  putei  latus  af 
fixarrhae  pertinet  uel  ad  cuniculum, uel  ad  folum  putci:earum  fabricam  non 
necefTe habeo  tradcrcquddomnibusinlodsfintulitatx,&r  n5tam  artem, 
cdm  conficiuntur, requirant, quam  diligentiam  cum  affiguntur.  Verum  me 
tallici  non  folum  fcalarum  gradibus  defeendunt  in  fodinas,fed  etiam  inii* 
dentes  in  bacillo  uel  in  crate,ad  funem  dudarium  religata,  in  eas  demittun* 
tur  tribus  machinis  tradorrjs  quas  primo  defcripfi.Cum  praeterea  putei  ual 
de  deuexi  fuerint  foflorcs  alrjcp  operarfj  infidentes  in  corio,circum  lumbos 
dependente, quafi  deuehuntur  non  aliter  ac  pueri  tempore  hybemo,  cum 
in  aliquo  colle  aqua  conglaciauerit  frigoribus.  Attamen  ne  decidant  altero 
brachio  dreundant  funem  extentum,  qui  fuperius  ad  tignum,  quod  ad  os 
putei  collocatur,rcligatus  eft : inferius  ad  palum,  in  eius  folo  defixum.  His 
trib.modis  metallici  defeendunt  in  puteostquibus  annumerari  poteft  quar 
tustqui  eft,cum  homines  & equi  per  puteum,  ut  dixi,  dediuem  &cochlex 
inflar  contorum  gradibus  in  faxo  incilis  defeendunt  ad  machinas  fub  terra* 
neastatqt  rurfus  afeendunt. 
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Reftat  de  malis  & morbis  metallicorum  ac  de  modi*  quibus  fibi  ab  ipfa 
cauere  pofTunt : nam  fcmper  maiorem  ntionem  ualetudims  fuftentandx 
ai^uluai  faciendi  habere  c5uenit,ut  libere  muneribus  corporis  fungi  pof 
fimu*  Eorum  aute  malorum  alia  affligunt  artus,aha  laedunt  pulmones, par* 
timoculos,  quadam  deniq,  homines lirnenmunt.  Aquam  qu.buj.  puteis 
f nTftmuIta  & frigidior  crura  uitiare  folet:  etenim frigus  eft.n.micu  neniis. 
Sed  fotores  ad  eam  rem  fatis  altos  perones  fibi  comparent,  qui  cmra  tuean 
tur  ab  aquarum  frigore.cui  confilio  qui  non  paruenqis  magno  affiaetunn, 
commodo  ualetulnis:prxfertim  cum  uixeritad  fenedlutem.  Contrauero 
aliqux  fodinae  adeo  ficcxfunt,utprorfus  aqua  carcanuquxar, ditas  maius 
«Sm  malum  datoperanis:fiquidem  puluis.qui  cietur  & agitatur  fofsiom, 
bus  penetrans  in  afperamufqj  arteriam  & pulmones,  pant  difficultatem  an 
helitus  & uitium,quod  Grxci  nominant.  Quod  fi  uim  corrodendi 

habuerit,pulmones  cxulcerat,&  tabem  ingignit  in  corporibus  hinc  in  me, 
tallis  Carpati  montis  inuetx  funt  mulieres, qu*  fepte  ums  nupfermt:  quos 
omnes  dira  illa  tabes  immatura  morte  affecit . Aldcbergi certe  % u J 

arteriam  & pulmones,necin  oculos  inuolabienon  difnmdiKr  apud  Roma 
nos  fibi  cauebant  mintj  confedores,  ne  puluerem  eius  lethalemhaunre . . 
Tum  difficultate  anhelitus  parit  aer  immobilis  manens  tam  in  puteo  qua 
in  cuniculo : cui  malo  remedia  funt  machinx  fpintales,  quas  paulo  ante  ex 
pofui.  Sed  eft  aliud  malum  magis  peltiferum,  quodcp  homini  mox  attert 
necemiin  quibus  putcis,ucl  fofsis  latentibus, uel  cuniculis  duncies faxorum 
igni  frangitur, in  his  aer  infidtur  ueneno : fiquidem  uenx  & ucnulx  corni  s 
fStxffi  faxorum  exhalant  fubtile  quoddam  uirus,  ignis  u.expreflum  ex  re, 
bus  metallicis  alqscp  fofsilibus : quod  ipfum  cum  fumo  fubleuatur,  non  a 
ter  ac  pompholyx, qux  in  officinis,  in  quibus  uenx  metallicx  excoquutur, 
adfuperiorem  parietis  partem  adhxrefcitiid  fi  ex  terra  euolare  nequiuen  , 
fed  deciderit  in  lacunas, atqi  eis'  innatauerit,  periculu  coriflare  folet.  btemm 
fi  quando  aqua  iadtu  lapidis  aut  alterius  rei  c5mota  fuent,rurlus  ex  ip  s 
cunis  euolatiitaCB  fpiritu  dudlum  homines  inficiufed  idem  mag.s  eiheit  tu, 
mus  igni  nondum  extimflo.Corpora  autem  animantium  ifto  ueneno  mte, 
daplerunque  continuo  turgefcunt,&:omne  motum  ac  fenfum  amittunt, 
finecp  dolore  intereunt.Homines  etiam  ex  puteis  fcalarum  gradibus  alcen, 
dentes,ubi  uirus  incrementum  fumpferit , rurfus  in  eos  decidunt . quia  ma, 
nusnon  faaunt  fuum  officium, globofxqi  & rotundx  ipfisuidentur  eiie 
itemqj  pedes.  Aut  fi  bona  fortuna  parumperlxfi  ex  his  malis  eua  erint,p 
di  funt:& fimiles mortuorum, Itaqj  tunenemo  in  eam  iplam  fodinam  ue  in 
proximas  defcendatiaut  fi  fuerit  in  eis,  afeendat  ocyus.  Prouidi  certe  o er, 
tesqj  foffores  die  V eneris  ad  uefpcram  incendunt  ftruem  lignoru : necante 
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diem  Lunx  rurfus  in  puteos  defcendunt, aut  ingrediuntur  in  cuniculos.In# 
terea  uis  illa  fumi  uirofi  cuanefdt.  Eft  etiam  ubi  ratio  cum  Orco  habetur: 
nam  quidam  loci  mctallid,licet  rari  fint,fua  fpontc  uirus  gignunt,  peftilcn# 
temcp  auram  exhalant:ficut  etiam  quaedam  uenarum  caucrnae,fed  hae  fxpi# 
us  graues halitus  in fe continent.  Ad  Planam  Bocmiac  oppidumfunt  non# 
nulli  fpecus  qui  quibufdam  anni  temporibus  halitum  ex  acidulis  emittunt 
lucernas  reftinguentem,&  fodores, diutius  in  cis  morantes,  necantem.  Pii# 
niusquocp  fcripturcliquit:Deprcfsis  puteis  fulfuratauclaluminofa  occur# 
rentia  putearios  necant,cxperimentum  htiius  periculi  demifla  ardens  luccr# 
na  fi  ex tinguatur: tunc  fecundum  puteum  dextra  ac  finiftra  fodiuntur  aeitua 
ria.qux  grauiorem  illum  halitum  recipiant . V erum  Planae  conftruunt  fol# 
lcs,qui  graues  iftos  halitus  haurietes  huic  malo  medentur,  de  quibus  fupra 
dixi.Quinetiam  interdum  operari)  de  fcalisin  puteos  delapfi  brachia,  cru# 
ra,ceruices  frangun  t,aut  decidentes  in  lacunas  fuffocantun  plerunque  ucro 
incaufaeftnegligentia  prxfidis:cuiuseftproprium  munus  8i  fcalas  ita  ue# 
hementer  ad  tigna  affigere  ut  non  abrumpantur,  & lacunas,  ad  quas  putei 
pertinent, ita  ferme  aderibus  contegere,  ne  ipfis  motis  homines  decidant  in 
aquas:quorircaprxfes  diligenter  (uum  munus  exequatur : tum  ianua  cafx 
non  uergat  in  aqui!onem,ne  tempore  hyberno  fcalx  frigoribus  congelent: 
nam  id  ubi  fa<fhtmfuerit,manus  frigore  rigentes,ucl  lubricae  fuum  tenendi 
officium  facere  non  poduntripfi  etiam  homines  fint  prouidi,n  e,  fi  nihil  ho# 
rum  fucrit,fua  cadant  incuria.  Conddut  praeterea  montes,  eaqj  ruina  op# 
prefsi  homines  intereunt.  Certe  cum  quondam  Gofelariac  Ramcsbergum 
defedifTet,ruinis  tot  homines  funt  opprcfsi,ut  uno  die  dreiter  quadringen# 
tas  facminas  uiris  orbatas  ede  annales  loquantun&  ab  hinc  annos  undecim 
Aldebergi  fufFofsi  montis  pars  refoluta  refedit,& fex  foflores  improuifo 
opprefsiuabforbuitetiacafamatcp  una  matrem  cum  filiolo. Id  autplcrunqj 
his  accidit  montibus, quibus  uenx  funt  cumulatp.Itacp  foflores  relinquant 
fornices  crebros  montibus  fuftinendis,aut  fubftrutftioncs  faciant.  Saxum 
quocp  abruptum  articulos  atteriuquod  ne  fiat  metallici  ftruifturis  neccffa# 
rrjs  puteos,cuniculos,  fodas  latentes  fulcire  debent.  At  in  noftris  fodinis 
non  eft  folifuga,quam  Sardinia  gignit.  Animal  eft,ut  Solinus  fcribit,pcrexi 
guum  iimileqj  araneis  forma.fohfuga  dicfta,  quod  diem  fugiat.  In  metallis 
argentarqs plurima  eft:occultim reptat,  & perimprudcntiam  fuperfedenti 
bus  peftem  fadt.Sed,ut  idem  ait,fontes  calidi  & falubres  aliquot  locis  cfFcr 
uefcunt,qui  abolent  a folifugis  infertum  uenenum.  Sed  in  quibufdam  fo# 
dinis  noftris,quanquam  pcrpauds,cft  alia  pcftis  S>C  pernicies:dxmoncs  fci* 
Kcet  afpetftu  trud:de quibus  dixi  in  libro  De  fubterraneis  animantibus  in# 
feriptoiquod  genus  dxmonu  precibus  8c  idunijs  pellitur  ac  fugatur . Qua: 
dam  autem  exliis  malis  atepalix  quxdamrescaufa  funt,  cur  putei  amplius 
fodi  non  foleant.Itacp  prima  &T  potifsima  caufa  cft,quod  non  fint  foccundi 
metallorum, aut  fi  ad  aliquot  padiis  foccundi  fiicrint.quod  in  profundo  fint 
fteriles.  Secunda  affluentis  aqux  multitudorquam  nccp  metallici  podunt 
deriuare  in  cuniculos,quia  tum  alte  in  montes  agi  non  pofsintrneq;  machi# 
nis  extrahere, quod  putei  fint  admodum  profundi:aut  fi  podent  eam  extra# 
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here  machinis, quod  ipfls  non  utantur:nimirum  quod  impenfac  Gntmaio» 

res  quam  pauperioris  uenacfruiftus.Tertia  eft  aer  grauis,quem  interdudo» 

mini  non  arte,n5  fumptu  emendare  &C  corrigere  potiunt : quam  ob  caufam 
fofsio  non  puteorum  tantum,  fed  etiam  cuniculorum  deferitur.  Quarta 
uirus  in  lingulari  loco  genitum,G  id  funditus  tollere,  ucl  leuius  facerein  no» 
ftra  poteftate  non  fuerit : ea  de  re  fpecus  ad  Planam  Laurentius  ditftus  non 
fodi  folebatjCum  argento  non  careret.  Quinta  daemon  truculentus  & ho 
micida:etenim  ab  eo,fi  expelli  non  pofsiqnemo  non  fugit.  Sexta,  fubftra 
«fliones  fi  labefadatae  conciderinr:eas  enim  ruina  montis  fcquifolet.  Sub» 
ftru&ones  autem  tunc  folum  rcfbtuuntur,cum  uena  admodum  diuesme» 
talli  fuerit.  Septima  motus  bellici : propter  quos  nili  certo  confiet  foflb» 
res  deferuitie  puteos  & cuniculos,rcficicndi  non  funt.Non  enim  credamus 
maiores  noftros  tam  inertes  & ignauosfuitie,utfofsiones,quae  potuerint 
fieri  cum  frii<fhi,reliquerint.Noftris  profeifto  temporibus  non  pauci  metal» 
lici,ciim  anilibus  fabulis  perfuafi  refeciflent  puteos  defrnos, operam  & ole» 
um  perdideruntine  igitur  pofteritas  aifta  agat,ex  re  eius  erit  in  tabulas  refer» 
re,quam  ob  caufam  cuiufqj  putei  uel  cuniculi  fofsio  rclitfla  fit.ld  quod  quo» 
dam  Fribergi  fa&um  etie  confiat  puteis  defertis  propter  copiam  & affluen» 
tiam  aquarum. 
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e x t v s liber  defcripfit  fcrramenta,ua(a,machi» 
nas,  hic  uenarum  experiendarum  rationes  deferi» 
betteas  enim  effoflas,ut  utiliter  excoqui,&  exipfis 
a recremeto  purgatis  metalla  pura  confici  pofsint, 
operaeprecium  eft prius  experiri.  Sed  talis  experi» 
menti  quanquam  mentio  fatfla  eft  a feriptoribus, 
tamen  nemo  ex  illis  praecepta  eius  memoriae  tra» 
didit:quocirca  mirum  non  eft  (laetate  pofteriores 
nihil  deeofcripferinL  Metallici  certe  ex  iftius  ge» 
neris  experimento  cognofcunt  de  uenis  utrum  aliquod  quodpiam  meta!» 
lum,an  nullum  in  fe  contineant:  aut,  fi  ipfae  nobis  indicia  unius  metalli  uel 
plurium  oftederin  t,  multum  an  paucum  in  eis  infittqua  ratione  etiam  unius 
uenae  panes  metalli  participes, ab  his, quae  eius  expertes  lunt,  feparari  pol» 
fimt.  Atqj  ille  rurfus,  in  quibus  multum  eft  ab  his  in  quibus  paucum.  Nili 
enim  hoc  antea, quam  ex  uenis  conflentur  metalla, diligenter  fadum  fuerit, 
non  fine  magno  dominorum  detrimento  excoquentur. Nam  partes  uena» 
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nim, quae  non  facile  igni  liquefiunt,  metalla  ad  fe  rapiunt,  uel  ea  cofumunt. 
Hoc  modo  cum  fumo  euolant, altero,  cum  recremento  Sc  cadmia  comifcen 
tunquo  domini  operam  perdunt,  quam  pofucrunt  in  fornacibus  a tep  cati* 
nis  prxparandis,&  eos  nouas  impenfas  in  eiufmodi  recrementa  & exteras 
res  facere  nccefle  efl.  Verum  metalla  iam  excoifta  experiri  (olemus,  ut  expio 
ratum  habere  pofsimus  quota  argeti  portio  infit  in  centumpondio  anis  uel 
plumbiiaut  quotam  auri  particulam  libra  argenti  in  (e  contineat . Et  contra  , 
quotam  arris  uel  plumbi  portione  habeat  argenti  centumpodiurmaut  quo# 
ta  argenti  particula  fit  in  auri  libraiatcp  ex  ea  re  conrjccrc  licct,utilitcr  pofsit 
necne  metallum  preciofum  a uili  feccrni : quinctiam  tale  experimentum  do 
cet  utrum  nummi  boni  fintan  adulterini,  manifeftocp  deprehendit  argen# 
tum,fi  eius  plus  quam  fuerit  iuflummonetarij  mifcuerint  auroraut  f s,fi  eius 
plus, quam  fas  fit,rjdcm  temperaucrint  cum  auro  uel  argentorquorum  om# 
nium  rationem  quam  potero,  diligentifsimc  explicabo.  V enarum  autem 
experimentum, quod  folis  metallicis  utile  efl,ab  excodhonc  differt  fola  ma# 
teriar  paucitatcietcnim  coquendo  paucam  difeimus, utrum  excocftio  multa: 
nobis  lucrum  dabit  an  damnum, nifi  enim  metallici  fludio  incumberem,  iri 
eam  experiendi  ratione, qua  utuntur,ex  uenis,ut  iam  dixi,metalla  interdum 
cum  detrimento, interdum  fine  ullo  emolumento  cxcoquerentmam  experi 
ri  uenas  impenfis  admodum  exiguis, excoquere  tantummodo  magnis  pof# 
fumus. Simili  autem  modo  fiunt . Primum  enim  ut  uenas  experimur  in  for# 
nacula, fic  cafdcm  excoquimus  in  fornace.Deinde  utrobique  non  ligna,(ed 
carbones  incendunturrtum  ut  in  catillo  fitflili,  cum  uenas  experimur,metal# 
la  qux  in  ipfis  infunt,  fi  aurum,  argentum,  aes,  plumbum  fuerint,  iuftifsime 
mifccntur,ita  in  primis  fornadbus,ciim  eatdem  excoquuntur,  permifeeri  fo 
lent.Prxterea  ut  hi, qui  ucnaS  explorant  igni,  metallum  uel  liquidum  effun 
dentes, uel  frigcfactum  fraefio  catillo  fitftili purgant  a recrementis, ita  ex# 
coiftores  quamprimum  metallum  e fornace  defluxerit  in  catinum,  frigidam 
infundentes, ab  eo  rutris  auferunt  recrementa.  Poffremout  in  catillo  ci# 

nereo  aurum  uel  argentum  a plumbo  fcparatur,ita  quocp  in  fecundis  forna 
cibus.Scd  artificem  experienda:  uena:  uel  metalli  necefie  efl  paratum,  8(.  in# 
flrudtum  rebus  ncceflarrjs  ad  experimentum  uenire:atqj  fores  conclauis,  ia 
quoflatutacflfornacula,claadcre,nequis  intempefliue  accedens  mentem 
eius, in  operas  intentam,pcrturbet:libram  preterea  in  fuo  loculamento  coi# 
locare, ut  ea, cum  ipfe  madidas  metallorum  ponderat, flatu  uentorum  huc  et 
illuc  agitari  non  pofsit : is  enim  arti  efl  impedimento . V enim  res  fingulas, 
ad  experimentum  neccflarias,dcfcribam  exorfus  a fornaculis:  quarum  alia 
ab  alia  differt  figura,  materia,  loco  in  quo  collocatur:  figura  quidem  quod 
fit  teres  uel  quadrangula.  Atq?  hxc  magis  efl  ad  uenas  experiendas  accom# 
modata. 


TomicuU  ttres. 
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Materia  uero  differunt  fornaculaL,quod  alia  fit  latericia, alia  ferrea,  quae* 
dam  fidHlis.  Latenda  extruiturin  camini  foco,alto  pedes  tres  8c  dimidium: 
ferrea  in  eode  collocatur,  fimiliter  fitfHlis.  Sed  Iatcrida  cft  alta  cubitu, intus 
lata  pedem, longa  pedem  8c  duos  digitos:cum  e foco  affurrexcrit  ad  quinqj 
digitos, qux  laterum  crudoru  crafsitudo  effe  folet,fupcr  lateres  locatur  bra 
dea  ferrea,luto  fuperius  oblita,  ne  propteruim  ignium  detrimentum  aed* 
piat.ln  fronte  fornacula:  fupra  bracfteam  eft  os,  altum  palmum,  latu  quinqj 

digitos. 
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3igitos,fiiperiori  parte  rotundum.  At  bradlea  habet  tria  foramina,in  utroqj 
latere  unum,tertium  in  pofteriori  eius  parte : quae  lata  funt  digitum,  longa 
tres  digitos:per  ea  tum  cinis  ex  carbonibus  candentibus  decidit,  tum  fpirat 
flatus  penetrans  in  camcram,quacfubipfa  bradlea  eft : itacp  is  flatus  ignem 
excitat.  Qua  ob  rem  haec  fornacula,  quam  metallici  propter  ufum  ab  expe* 
riendo  appellanqapud  chymiftas  ex  uento  nomen  inuenit : uerum  bra dicae 
ferreae  pars,qux  e fornacula  extat  & eminet  longa  efle  folet  dodrantem,  Ia* 
tapalmum.Inea  carbunculi  locati  expedite  in  fornaculam  per  ipiiusosfor 
dpe  imponuntur,  rurfusqj,  fi  res  hoc  poftulat,  ex  fornacula  exempti  in  ea* 
dem  reponuntur. 

A.  lltfimftri (Jkx exui e fontcuU  B. 


Ferrea  autem  fornacula  conflat  ex  quatuor  bacillis  ferreis,  altis  fcfquipe* 
dem,  inferius  parumper  diuaricatis&  latis  ut  firmius  flare  pofsint:ex  quo* 
rum  duobus  prior  fornaculae  pars,  ex  duobus  pofterior  efficitur:  cum  iftis 
bacillis  utriufque  partis  conglutinata  Sc  conferruminata  funt  bacilla  ferrea 
tranfuerfaria,  numero  tria:  prima  ubi  ad  altitudinem  palmi  aflurrexerint: 
fecunda  ubi  ad  altitudinem  pedis : tertia  in  fumma  eorum  parte.  Redla 
quidem  bacilla  ea  parte  perforata  funt, qua  cum  ipiis  conglutinantur  tranl* 
ucriaria,ut  a lateribus  in  ea  includi  pofsint  alia  bacilla  ferrea  fimiliter  utrincp 
tria  numero.  Itaque  duodecim  funt  bacilla  tranfuerfaria,  quae  tres  effici* 
unt  ordines, imparibus  internatiis  diftindlos : etenim  ab  uno  bacillo  rcdlo 
ad  alterum  in  infimo  ordine  eftinteruallum  unius  pedis  & quinque  digito 
rum.  At  in  medio  interprioraquidem  bacilla  6C  pofteriora  eft  fpaciumtri* 
um  palmorum  & unius  digiti . Laterum  ucro  bacilla  inter  fc  diftant  tri» 
bus  palmis  & totidem  digitis  :fed  in  fupremo  ordine  inter  priora  quidem 
bacilla  & pofteriora  eft  interuallum  duorum  palmorum  , inter  laterum 
uero bacilla  trium,  ut  ifto  modo  fornacula  in  fumma  parte  fiat  anguftion 
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quin  etiam  ferreum  bacillu,in  oris  fpeciem  formatum,in  infimo  prioris  par» 
tis  bacillo  includitur: quod  6s  aeque  ac  latericiae  fbmacule,altum  eft  palmu, 
latum  quincp  digitos.Tum  prius  infimi  ordinis  badllum  tranfuerfarium  ad 
utruncp  oris  latus  perforatum  eft,fimilicp  modo  pofterius:pcr  quae  forami* 
na  penetrant  duo  bacilla  ferrea,  quae  cum  ipfa,  tum  quatuor  infimi  ordinis 
bacilla  fuflincnt  bratTteam  ferream  luto  oblitam:cuius  edam  pars  e fornaeu/ 
laextafcinferioraquocy  fornaculae  latera  ab  infimo  bacillorum  ordine  ufep 
ad  fupremum  bracteis  ferreis  teguntunquac  filis  ferreis  affiguntur  ad  bacil* 
fe,luto'cp  oblinuntur, ut  quam  diudfsime  uim  ignium  ferre  pofsint.  At  fitffa* 
lem  fornaculam  ex  terra  pingui  & fpiffa  & mediocri,  quod  ad  mollitudine 
& duriciem  attinet, fingere  coucnir.Ea  uero  fere  eandem  habet  alritudincm 
quam  ferrea:eius'qj  pes  conflat  ex  duabus  tabulis  fi(fdlibus,Iongis  pedcin  et 
tres  palmos,  latis  pedem & palmum.  Vtriufcp  autem  tabulae  partis  prioris 
utrunen  latus  fic  fcnfim  cflrecifum  ad  palmi  longitudinem,ut  tantummodo 
latum  fiat  femipedem  & digitum: quae  pars  eminet  a fornacula.  Sed  tabulae 
funt  craflae  fere  (cfquidigitum:  firmi iter  fictiles  parietes,qui  ad  digitum  traf* 
uerfum  a margineilatuunturfuper  inferiorem  tabulam, quique  fuperiorem 
eodem  modo  liiftinet.Sunt  uero  parietes  alti  tres  digitos,  habentes  foranti* 
na  quatuor,quc  fingula  alta  funt  circiter  ternos  digitos:fed  pofterioris  qui* 
dem  partis  & utriulcp  lateris  lata  funt  quincp  digitos:prioris  uero  latum  eft 
fefquipalmum,utco  commodius  in  ipfum  pedcm,cum  concaluerit  imponi 
pofsint  catilli  cinerei  nuper  fa<fti,ibicp  cxiccari.  Verum  utraque  tabula  ideo 
exteriori  parte  filo  ferreo, in  eam  impreflo,  uincitur,  ut  minus  frangatur : u* 
tracp  etiam  n5  aliter  ac  bratftea  ferrea, iccirco  tria  habet  foramina  longa  tres 
digitos,  lata  digitum,utcum  fuperiorpropter  ignium  uim,  aut  propter  a* 
liam  caufam  uidum  feccrit,infcrior  pedeinuerfo  in  eius  locum' fuccedattper 
ea  foramina  & cinis  ex  prunis, ut  dixi,  decidit,  & fornaculae  infpiratur  aura 
penetrans  in  cameram  per  parietum  foramina.  Ipfa  uero  fornacula  quadran 
gula  eft : inferiori  eius  parte  intus  lata  palmos  tres  & digitum  unum,  longa 
palmos  tres  & totidem  digitos : fuperiori  lata  palmos  duos  8i  digitos  tres, 
ut  etiam  ipfa  fiat  anguflion  Alta  autem  eft  pedem. Poflerior  etiam  eius  pars 
inferius  in  medio  excifa  eft  in  modum  fcmicirculi,qui  fit  femidigitum  al  tus: 
pari  modo  latus  utrunqjiatqj  non  fecus  ac  fornacula  in  priori  eius  parte  ha* 
bet  os  fuperius  rotundum, altum  palmum,latum  palmum  & digitum:cuiuS 
fores  feneftratietiam  ex  terra  func,habentcp  anfam.Quin  operculum foma* 
culae  ex  terra  factum  fuam  habet  anfam,filoq;  ferreo  uincitur: tum  ipfiusfor 
naculx  exteriorem  partem  utrancp  & latus  utruncp  fila  ferrea  uinciunt:  ex 
quibus  imprefsis  triangulorum  formae  folent  effici.  Fornacula:  aut  lateri* 
ciac  manent  ac  fixa:  funt,  fictiles  uero  & ferreg  ex  uno  loco  portantur  ad  alte 
fum,atcp  latericia:  atius  parari  pofTunt,fcrreae  magis  durant,  ficliles  funt  a* 
priores.  Metallici  prxterea  faciunt  fornaculas  teporarias  hoc  modo.  La* 
teres  tres  fupra  focum  ftatuimt,utrincp  unum,tcrtium  a tcrgo:pars  priorpa 
tet  natuithis  lateribus  imponunt  bracteam  ferream : cui  rurfus  tres  lateres, 
qui  carbones  arceant  &C  cotineant.  Sed  loco  fornacula  alia  ab  alia  differt, 
quod  quxdam  in  altiori  collocetur,quaedam  in  humiliori . Ea  uero  locatur 
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Inaltiori  per  cuius  os, qui  uenasuel  metalla  experitur  catillum  fordpeim, 
Mnicin  humiliori,per  cuius  partem  fuperius  patentem:quo  fane  modo  for 
naculadoco  artifici  eft  circulus  ferreus:  etenim  fuperfocu  camini  ponitur, 

& inferius  oblinitur  luto, ne  flatus  follis  fub  ipfo  «eatQuod  fi  fieret  tardu 
us  uena  excoqucretur,&  a:s  liquefeeret  in  cauno  triangulari,  qui  in  eu  fora 
us.ucna  cxc  q > eximit  ur.Circulus  aute  altus  eft  palmos  duos,  crafe 

fiis'fenfidigitum:eius  fpacium  interius  plerun»  latumcft  pedem  &palmm 
auapTrte  fatus  follisin  ipfum  penetrat,  exdf£s  eft  Sed  follis  eft  duplica* 
tus* qualem  habere  folent  aurifices,aliquandf>  etiam  febnferrarrj:  cui  mm& 
dfoeft  affer,in  quo  ineft  foramen  fpirualejatum  quinqj  digitos,longum  fe 

mem.fao  ferculo. e^umrquQj  ertgion.cftfoM^^fo10^*11™™^ 

feris  Eiusuero  eadem  eft  latitudo  Silongitudo.Sed  follis  longus  elt,  exce- 
pto capite, tres  pedesdatus  poftrema  parte,ubi  quodammodo  rotundatur, 
pedcm  & palmumiad  capuptrcs  palmos.Ipfum  autem  caput  edam  longum 
eft  tres  palmosdatfi  ucrd  ea  parte, qua  cum  afferibus  contunginir  duos  pal- 
mos & dipitu.Poftea  paulatim  fit  anguftius:nans,  qux  unica,  longa  eftpe- 
dem  & dios  digitos:eain  foramine  muri,crafsi  pede  & palmum  Jocata  eft, 

ut  etiam  dimidia  capitis  pars,  in  quam  naris  ,n^udltur:arcUlumuao  fer- 
reum in  foco  ftatutum  tantummodo  atting.tmam  exmi  ^rum  no  em  neL 
Corium  follis  fui  generis  dauis  ferreis  infixum  eft  afferibus.  tum  corio  u- 
trincp  afferes  iunguntur  cum  capite,fuper  quo  eft  conum  tranfuerf^umifl 
afferis  parte  dauif, quibus  lata  funt  cap,tula^nfixum:fim,l.ter  alte^mpar- 
te  capitis:Medius  aute  follis  affer  fituatus  eft  in  baallo  ferreo,ad  q^od  da- 
uisferreisutrincp  cufpidatis  & utrinq,  diredlodeorfumuerfusadhsafhgi- 

tur,ut  leuari  non  pofsiLBadllum  uerd  ferreum  in  medio  eft  duorum  ugno- 

ru  m cremorum, per  qua:  pcnetrat.Superius  euam  axiculus  ligneus,  habens 
codaces  ferrcos,in  foraminibus  eorundem  tignorum  uoluitumn  cuius  me- 
dii forma  iridufus  eft  uc<fhs,&  dauis  ferreis  affixus,ut  no  queat  exilire.  Loa 
ous  autem  eft  quine»  pedes  & dimidium:cuius  poftremam  partem  prehen 

Iit  annulus  ferreus  badUi  ferrei, pertinentis  ad  caudam  infimi  afferis  ipfius 

follisiquam  alter  dus  annulus  fimiliter  prehendit.  Itacp  cum  artifex  ueCtem 
deprimiqfollis  pars  inferior  leuatur,  flatucp  in  narem  compellit : atqj  enam 
fpiritus,  per  foramen,  quod  fpiritale  dicitur,affcris  medq  penetrans  luble- 
uat  fuperiorem  follis  partem:cuius  afferi  fuperpofitum  eft  plumbu  tam  gra 
Ue,ut  eam  follis  partem  rurfus  pofsit  deprimeretquac  depreffa  aeque  ac  inte- 
rior pars  per  narem  flatum  expiratJfto  modo  fe  habet  follis  duplicatusiqul 
fabricatus  eft  propter  drculum  ferreum,in  quo  catillus  triangularis,  in  quo 
uena  aeris  excoquitur, & aes  liquefdt,collocatur. 

Circuitu ferrtus  A.  Follis Ik-las  B. 

iiusiuru  C.  Vfftis  D.  _ . 
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Dixi  de  fornaculis  Sc  circulo  ferreo, nunc  dicam  de  tegula  8c  catillis.  Te * 
gula  quide  cft  ficftilis  & imbricis  inuerfi  figura.Tcgit  aut  catillos  ne  carbun* 
culi,in  eos  incidentes, experimentum  impediant. Lata  eft  fcfquipalmum:  al< 
titudine,qua:  pleruncp  folet  e(Te palmaris, refpondet ori  fomacuIj,longitu 
dincfcrc  toti  fornaculae.  Veruntamen  priori  tantum  parte  attingit  os  cius, 
alioqui  undcquacp  a lateribus  & pofteriori  parte  iccirco  diftat  digitos  tres, 
ut  carbones  in  medio  loco,qui  eft  inter  iplam  & fornaculam  iacere  polsint. 
Habet  ucro  crafsitudincm  ollae  ficfilis  bene  craffir:fed  fuperioreius  pars  in* 
tegra  eft, poftcrior  duas  habet  feneftellas, &utruncp  latus  duas  ucl  tres  uel 
etiam  quatuonperquas  calor  penetras  in  catillos  uenam  excoquittuel  loco 
fcnefteilaru  habet  parua  foramina : &T  pofteriori  quidem  parte  decem,  in  u* 
troqjuero  latere  plura.  Quinetiam  pofteriorpars  fub  feneftellis  ucl  paruis 
foraminibus  ter  excila  cft  in  modum  (emicirculi  alti  femidigitum,(ed  latera, 
quater.Pofterior  au  te  tegulae  pars  paulo  minus  alta  ede  folet  quam  prior. 

TtguitfeneflelU  Ut*  A.  A ngn/1*  B.  hufimfortmni  pofttrioris ptrtis  C. 
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• At  catilli  matcria,ex  qua  fiunt,  interfc  difFcriit.  Sunt  enim  uel  terreni  uct 
cincrckatqj  terreni, quos  ctia  fictiles  appellamus, rurfus  in  figura  & magni» 
tudine  funt  difsimiles.Nam  quidam  in  fcutcllae  figuram  funt  formati, &:  me 
diocritcr  crafsi,lati'cp  tres  digitos  Sc  uncif  menfuralis  capacesnn  quibus  uc< 
na  cum  additamentis  mifta  coquitur:ctenim  ipfis  ututur,qui  uenas  auri  uel 
argenti  experiri  folent.  Quida  uero  funt  triangulares,  alijscp  multo  crafsio» 
res  & capaciorcsmtpotc  quincp  uel  fex  uel  plurium  unciarumiin  quibus  a:s 
liquatur, ut  fundi  dilatari,igni  explorari  pofsicln  rjfdcm  ucna  etiam  atris  ple 
runqj  excoquitur. Sed  cinerei  ex  cinere  formantur:his  ut  p rimis, fcutcllx,cu 
ius  inferior  pars  admodum  crafla,eft  figunuuerum  minus  capiuttin  quibus 
plumbum  feparatur  ab  argcnto,&  experimentum  perficitur. 


GuiIIki fiftilis  A.  Catillas trUngultris  B.  Catillus ciiifrfUS  C. 


Quonia  uero  cinereos  catillos  ipfi  metallici  conficiunt, de  materia  ex  qua 
finguntur  & de  modo, quo  efficiuntur, eft  dicendum.  Alfj  eos  ex  (implici  o* 
mnis  generis  cinere  formant:  qui  bbni  non  funt, quod  iftiufmodi  cinis  ali» 
quam  pinguitudinem  in  fe  contineattquamobrem  tales  catilli  quando  con# 
calucruntjacile  rumpuntur.  Alrj  faciunt  eos  item  ex  cinere  quifcuq?  tandem 
fucrit,fcdqui  ante  percolatus  fit:  qualis  eft  in  quem,lixiurj  faciendi  gratia, 
aqua  calida  fuit  infufa.atcp  is  rurfus  in  fole  aut  fornace  ficcatus  cribro,e  fetis 
fa<fk>,purgatur:quamuis  autem  aqua  calida  pinguitudinem  cineris  eluerit, 
tamen  catilli  ex  eo  fa&inon  funt  boni, quod  ipfe  cinis  cum  minutis  carbun» 
culis,  arenulis,  lapillis  foleat  efle  permiftus . Alt)  uero  fimiliter  eos  ex  quo» 
cuncf)  cinere  efficiunt,fed  primo  in  cinerem  ipfum  infundunt  aquam,  8C  pur 
gamentum  ei  innatans  auferunt.  Dein  aquam,  poffquam  pura  fatfta  fuerit, 
effundentes  cinerem  exiccautum  cribrant,&  ex  eo  catillos  formant:qui  bo» 
. i ‘ q ni  quidem 
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boni  quidem  funt,non  tamen  optimi,quod  is  etiam  cinis  non  careat  minu» 
tis  lapillis  &C  arenulis.  Veru  ut  optimi  catilli  fieri  pofsint,a  cinere  omne  pura 
gamentum  auferatunquod  duplex  eft,alterum  Ieue,cuiufmodi  funt  carbun 
culi  & pinguitudines, atque  res  aliae  aquis  innatantes.-alterum  graue, quales 
funt  lapilli, arenulae, & fi  quae  aliae  res  relident  in  fundo  uafculi.  Itacp  primo 
aqua  infundatur  in  cinerem  &leue  purgamentum  auferatur.  Deinde  cinis 
agitetur  manibus,ut  bene  cu  aqua  mifceatunqux  turbida  & impura  infima 
datur  in  alterum  uafculumrquo  modo  remanent  in  priori  uafculo  lapilli  & 
arenula-, ac  fi  quid  aliud  fuerit  graue  quae  rcijciuntur . Poftquam  uero  cinis 
omnis  in  hoc  altero  uafculo  rciederit,  quod  cxaquacognofciturfi  pura  fas 
tfia  gu  flatum  non  commoueat  lixiuij  fapore,tunc  aqua  effundatur: cinis  aua 
tem,qui  remanfit  in  uafculo  in  folc  aut  fornace  ficcctur:atque  is  aptus  cft  ad 
catillos.-maxime  fi  fuerit  faginus, aut  ex  alrjs  lignis, cui  accretiones  annuae  te 
nues  funt.  Qui  uero  ex  uitiu  farmentis  & lignis, quibus  accretiones  annua: 
funt  craffx,fa(Ttus  fuerit,tam  bonus  no  cft:etenim  catilli  cx  eo  formati,quod 
fatis  fieri  non  fint,in  igni  diuidi  Sc  difrupi  folet  ac  abforberc  metalla.  Quo' 
circa  fi  faginus  aut  cius  fimilis  non  fuerit,  in  promptu  globulos  ex  tali  rine* 
re, qui  modo  iamdidlo  fuerit  purgatus, artifices  faciunt,coscp  in  fornace  pi* 
floris  uel  figuli  ponut,ut  ignefeant. Ignis  enim  quicquid  pingue  fuerit  8i  hu 
midu  c6fumir,atc|>  tandeex  ipfis  catillos  formant.Omnisautc  cinis  quo  ue 
tuffior,eo  melior  eff:ficcitatcm  nacp  fummam  ipfi  effc  ncceffc  cff;qua  de  cau 
fa  cinis  qui  fit  cx  ofsibus  cobuffis, praecipue  uero  ex  capitis  animantiu  ofsi* 
bus,etia  idoneus  effad  catillos.tum  qui  fit  cx  cornibus  ccruoru,  & cx  fpiftis 
pifeium.  Poftrcmd  aliqui  capiut  cinerem,  qui  fit  ex  fcobe  corij  c5buffa:nam 
coriarij  & alutarrj  coriu,a  pilis  purgatu  radunt  & difeobinant.  Nonnulli  ue 
• ro  malunt  uti  copofitionibus,quaru  hxc  laudatur,qux  habet  cineris  ex  ofsi 

bus  animantiu  uel  ex  fpinis  pifeium  partem  unam  & dimidiarmeineris  fagis 
ni  partem  unam,cincris  fcobis  corij  combuftx  pane  dimidiam:cx  hac  enim 
millura  fiunt  boni  catilli,  fcd  multo  meliores  conficiuntur  ex  paribus  pors 
tionibus  cineris  fcobis  corij  combuftx, cineris  ofsium  capitis  ouilli  uel  uitu 
lini.cineris  cornu  ceruinirat  omnium  optimi  formantur  cx  folius  cornu  cers 
«ini  uftipuluerernamis  propter  uchcmcntcm  liccitatcm  metalla  minime 
combibit. Veruntamcn  noftrates metallici  plcrunq?  coscfficiuntcx  cinere 
fagino:qucm  modo  iam  didlo  paratum  primo  cofpcrgunt  zytho  uel  aqua, 
ut  cohxrcre  pofsit,8c  in  mortariolo  tundunt.Deinde  cineribus, qui  funt  ex 
caluarrjs  quadrupcdum,aut  cx  pifeium  fpinis,infpcrfis  iterum  tunduntiquo 
autem  magis  tunduntur, eo  meliores  fiunt.  Quidam  uero  lateres  terunt,SC 
eum  pulucrcm  cribratum  infpcrgut  cineri  fagino:  nam  iftiufmodi  pulucres 
non  (inunt  molybdxnam  corrodentem  catillos, aurum  uel  argentum  forbe 
re.  Alrjut  idem  caucant  catillos  formatos  otii  albumine  humctftant, &ite» 
rum  in  folc  fiecatos  tundunt,rhaximc  fi  uenam  uel  xs,quod  ferrum  in  fe  c5' 
tinctjUolucrint  cxplorare.Nonnulli  autem  latftebouino  iterum  atep  iterum 
madefaciunt  cincrcs,cos'qj  cxiccant,&  in  mortariolo  tundunt,atcp  formant 
catillos.  At  in  offirinis,in  quibus  argentum  ab  xre  fecemitur,  ex  cineris  cati 
ni  fecundx  fornacis,  qui  admodu  ficcus  eft,  duabus  partibus  & una  ofsium 
- faciunt 
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fedunt  catillos.  Sed  his  etiam  modis  formati  catilH  lotiincfi  funt  inforeaut 
In  fomace.Dcindc  quocunq;  modo  formati  fictis  inlods  diu  feruadi, quati 
td  enim  fuerint  uetuftiorcs, tanto  funt  fictiores  atep  mcliorcs.Quinetia  non 
figuli  modo  formant  catillos  terrenos  & triangularcs,fed  ipfi  ctia  metallici; 
Coficiunt  ucro  eos  ex  terra  pingui, quarfpifla  eft  & mediocris,  quod  ad  du 
riciam&  mollitudinem  attinet.  Mifcent  autecum  ea  puluerem  iftius  gene» 
«is  catillorum  ueteru  fra<Ttorum,aut  latens  ufti  & tnn.itacp  terram  ficcupul 
ucrepcrmiftam  formant  piftillo,quam  deinde  exiccanchi  etiam  catilli  qud 
uetuftiorcs  fucrinc,eo  funt  fictiores  atep  meliores.  At  mortariola  in  quibus 
catilli  formantur,duorum  funt  generum, minora  ftilicct  & maiora.ln  mino 
ribus  conficiuntur  catilli  cinerei, in  quibus  argentu  uel  aurum,  quod  pium» 
bum  combibfopurgatunin  maioribus  item  cinerd,in  quibus  argentum  ab 
aere  8c  plumbo  feparatur.  V traq?  uero  ex  orichalco  fiunt : at®  imafui  parte 
fundum  non  habent,ut  catilli  integri  ex  eis  eximi  pofsin(.Piftilla  quocp  du» 
plitia  lunt,minora  ftilicct  maiora.urracp  etiam  orichakea,  e quibus  infe» 
rius  eminet  tuber  rotundumtatep  id  tantummodo  in  mortariolum  impreft 
fum  format  cauam  catilli  partem. Quae  uero  ipfi  cotigua  eft,  fuperfitici  mor 
tarioli  reipondet. 

> Horuriolum  A.  Mortariolum mittr/io*  B.  Pi/fillum  C. 

Eiuittltrr  D.  Alterum piflillum  E. 


Htcchatftcnusinuncdeuenarum  experiendaru  praeparatione  dicamiprf 
parantur  autem  urendo,torrcndo, tundendo, lauandotfed  certu  uena:  pon» 
dus  fumerc  necefle  eft,ut  ftiri  pofsit  quotam  eius  partem  iftiufmodi  praepa» 
rationes  confumpfcrinttucru  uritur  durus  Iapis  cum  metallo  permiftus,ut 
duritie  depofita  pofsit  tundi  & lauari . Durifsimus  ueropriufquam  uritur 
aceto  perfunditur, ut  ritius  igni  mollcfcacfed  Iapis  mollis  primo  ffangcdu* 
eft  malleo, & in  mortario  tundendus, atep  redigendus  in  puluere:deindc  ia» 
v • -i  •’  q x uandus; 
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uandus-tum  rurfiis  ficcandus.Si  uerd  terra  fuerit  cum  metallo  mifta,tau*tuf 
inalueo  at« id  quod  refed.t  ficcatuign. exploratuneten.m omnes rcsfofsf 
es  qux  la  JntuJrurfus  ficcand*  funt.at  uena  cmufqi  metalli  d.ues  no  un- 
tur  nere  tunditur, necp  lauatur,fcd  torretur  tantum, ne  iftis  praeparandi  mo 
disalicruid  metalli  pereat.  Succefis  uerd  ignibus  torretur  in  olla  qux  luto 
obftruifta  eft,inclufa.  Vilior  aute  uena  etiam  in  foco  uritur  carboni  impofi* 

Lnonenimmagnammetalliiafmramfad^us.fiqmdexeaperdamus^e 

Sm  de  omnibus  his  uenarum  prpparandarurat.ombus,&  paulo  poft  &m 
fomenti  fibro  uberius  d.fputabo : nunc  explicare  decreu.  ea  qux  metallici 
additamenta  folent  nominare,quod  adtjdantur  ad  uenas  non  modo  experi 
endas  fed  etiam  excoquedashn  quibus  magna  uis  cernitur,  fed  no  omnium 
eundem  e( Te  uidemus  effe<M,&  nonullis  ell  uariamultiplexq,  natura : nam 
otiando  cS  uenis  permifta  coquuntur  in  fornacula  uel  in  fornace,  ex  ds  qug 
dam  quia  facile  liemefeunt,  illas  quodam  modo  liquanualia  quod  autuaU 
de calfaciant  uenas, aut  penetrent  inipfasigni  funt  magnoad  purgamenta 
a metallis  feparanda  adiumeto,SC  liquefefhs  cu  plumbo  com.fcent,  param 
ab  igni  tuentur  uenas, quaru  metallu  uel  ipfe  cofumit,  uel  una  cu  fumo  fub* 
latum  ex  fornace  euolatiquxdam  metalla  comb.bunt.ln  pnmo  genere  funt 
plumbum, idem  in  globulos  reda<fhim  aut  ignis  u.  in  anerem  refolutumi* 
nium  foGdarium.ochra  ex  plumbo  fada,fpuma  argentimolybdxna,  lapis 

plumbarius, xs, idem  uftum,eiusbra(Ttex,e.ufdefcobs  elimata, recremetum 
auri, arocnti,xris,plumbi,uitrum,eius  recrementum, hafiniyum,alumenco 

dum,a"ramentG  futorium.fal  toftus,.dem  l,qucfa<rtus,lap.des  qu.  in  arden, 

tibus  fornacibus  facile  liquefcunt,arenx  ab  eis  refolutg,tofus  mollis, laxum 

quoddam  fifsile  album.Sed  plumbu.c.us  cinis,minium  fecudanum,  ochra, 
fpuma  argenti  utiliora  funt  uenis  qux  facile  liquefcunt:molybdxna  qs,qu£ 
difficile:lapis  plumbarius  rjs,quf  difficilius.  In  fecudo  genere  funt  fern  lqua 

ma,ciufdcmrecrementum,falarcificiofus,ficcx  feces  uini,aceti,aquaru  qux 

aurum  ab  arcento  fecernunt,atcj5  hx  feces  & fal  artificiofus  habent  uim  pe* 
netrandi  in  uenas:&  quidem  permagnam  feces  uini,fcd  maiorem  aceti,ma* 
ximam  aqiiaru,qux  auru  ab  argento  feccmunt.Ferri  uero  fquamis  « recrc* 

• mentis,quia  tardius  liquantur,uenaru  calefacicndaru uis  eft.  In  tertio  gene* 
re  funt  pyrites, panes  ex  eo  conflati, uitru,ciufdem  recrementum, fal,ferrum, 
eius  fquama,dus  fcobs  elimata, eius  recrcmentu,  atramentum  futoriu,arcne 
a lapidibus  facile  igni  liquefeentibus  refolutx,  tofus.  Sed  in  primis  pyrites 
& panes  cx  eo  conflati  uenarum  forbent  mctalla:atque  ipfa  ab  igni,  conium 
ptore  eorum, tucntur.In  quarto  genere  funt  plumbum  & xs,atq?  cis  cogna 
ta.ltaq;  de  additamentis  liquet  quxdam  efle  natiua,  alia  in  recrementorum 
numero,cxtcra  a recrementis  purgata.Certc  quidem  cum  uenas  experimur 
exiguam  additamentorum  quorucuncp  portionem  ad  eas  adrjcerc  fi  nema* 
gno  impendio  pofliimusicum  uerd  eafdem  excoquimus,  grandem  adiun* 
gere  fine  magno  riequimus:  quorirca  confideremus  impenfam  quanta  fit, 
nc  in  uenas  excoquendas  faciamus  maiorem,quam  ex  metallis  conflatis  ca* 
piamus  frudhim.Color  autem  fumi  quem  emittunt  uenx,  batillis  uel  lamii 
nis  ferreis  candentibus  impoti tx,docet  nos  dc  additamentis, quibus  ad  eas 
' . experi* 
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experiendas  ucl  excoquendas  prjter  plumbu  nobis  opus  eft.  Etenim  fi  fiieo 
rit  purpureus,eft  optimus,&  uenx  pleruncp  non  indigens  lingularis  alicuo 
ius  additamctijfi  cxruleus,ad  eas  adijci  debet  panis  cx  pyrite  uc!  alio  quoo 
dam  lapide  xrofo  conflatus:!!  luteus,  fpuma  argenti  & fui  fur:  fi  ruber,  uitri 
recrementum  & fai;  fi  uiridis, panis  ex  xrofis  lapidibus  conflatus,  & fpuma 
argenti  & uitri  recrementum : fi  niger,fal  liqucfadus,uel  ferri  recrementum 
& fpuma  argenti, atep  faxum  calcarium  candidum:!!  candidus,  fulfur  & fero 
rum  quod  uitio  aeruginis infefiatur.fi  in  uiridi  candidus, ferri  recrementum 
& arenx  a lapidibus  facile  liquefcentibus  refolutx : fi  media  cius  pars  lutea 
fuerit  &den(a, extima:  uero  uiridcs,exdem  arenx  & ferri  recrcmcntu.  Vco 
nim  color  fumi  non  modo  nos  docet  de  remedr|s,qux  cuiqj  uenx  funt  ad- 
hibenda,fed  etiam  fere  de  fuccis  concretis  cum  ea  pcrmiftis,qui  talem  fumu 
emittuntmam  plcrunqj  cxruleus  fignificat  uenam  cxruleo  cfTe  infedamduo 
teusauripigmento:rubcr,fandaraca:uiridis,chryfocolIa:nigcr,bitumincnio 
gro:candidus,candido:in  uiridi  candidus,  eodem  cum  chryfocolla  permi/ 
fto:cuius  media  pars  eft  lutea  &extimx  uirides,fulfure.  Quanquam  terrx 
alixep  res  fofsilcs  cum  metallis  permiftx,interdu  afsimilem  fumu  cmittunr. 
Quod  fi  uenx  participes  fuerint  fiibij,ad  eas  adijeitur  ferri  recrementum : fi 
pyritx,panis  ex  lapide  xrolo  coflatus,&  arenx  a lapidibus  facile  liquefeeno 
tibus  refolutx:fi  uenx  ferri, pyntes  di  fulfunut  enim  uenx  cumfulfure  pero 
mifix  additamentum  eft  ferri  recrementum,  ita  contra  auri  ucl  argenti  uco 
nx,  ferri  uena  infciftx,  a qua  non  facile  feparantur, fulfur : fcd  etiam  arenx  a 
lapidibus  facile  liquefcentibus  refolutx.Sal  autem  artifiriofus  ad  ucnas  cx« 
periendas  aptus  multis  modis  conficitur : primo  ex  paribus  portionibus  a* 
ridx  uini  fecis,  aceti,  hominis  urinx  fimuldecodtis  donec  in  falcm  ucrtauo 
tur.Sccundo  item  ex  paribus  portionibus  cineris , quo  infciftores  lanarum 
utuntur, calcis, aridx  uini  fecis  purgatx,  falis  liquati : etenim  fingulorum  lio 
bra  comjcitur  in  hominis  uring  libras  uiginti.Deinde  omnia  decocta  ad  ter 
tias  colantur:  tum  ad  refiduum  falis  non  liquati  libra  adijeitur, & eiufde  uno 
ciequatuor,atcp  lixiurj  libris  otfto  fuperfufis  fimul  in  olla,argcnti  fpuma  ino 
trinfccus  obduda, coquuntur  ufep  dum  exiccata  fal  fiant.  T crtid  fic  conficio 
tur:fal  non  liquatus,&  ferrum, quod  rubiginc  infeftatur , lnijciuntur  in  uas; 
quod  hominis  urina  fuperfufa  operculo  tegitur,  ac  triginta  diebus  reponio 
tur  in  loco  tepido:poftea  ferru  urina  lauatur  & feponitur,  reliqua  ucro  tano 
diu  coquuntur  quoad  in  falcm  mutantur. Quarto,falartificiofus  hoc  modo 
fit.lnlixiuio  ex  calcis  & cineris, quo  infectores  lanarii  utuntur, paribus  por^ 
cionibus  fitdo,pares  portiones  falis,  faponis,  aridx  uini  albi  fecis,  halinitri 
coquuntur  ulq;  ad  eum  finem  dum  in  falem  abeantus  ramentum  lotura  colo 
ledum  miftum,liqiiefacit.  Athalinitru  ifto  modo  prxparatur,  ut  ad  ucnas 
experiendas  aptum  fit:ipfum  in  ollam,argcti  fpuma  intrinfecus  obdudam, 
inrjcitur,&lixiuiumexcalccuiuafadum  fxpius  fuperfunditur  & coquitur 
ufque  dum  ignis  id  confumat.Quod  fi  halinitrum  non  inflammatur  igni  a 
quo  ipfum  fal,cx  lixiuio,quod  calcem  combibit,  ortus, tuetur,  prxparatum 
eft.  Sed  in  primis  laudanturfequentes  compofitioncs,qux  omnem  uenam 
«xcoquunqquamardorignis  difficulter  difToluit  & dtffundit.quarum  una 
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conficitur  ex  tertii  generis  Iapidibus,qui  in  ardentes  fornaces  coniedi  feci# 
le  liquefeunt  candidis  & puris  atep  comminutis:cum  eius  enim  pulueris  fe* 
munda permifeentur fpumx argenti  folux.item  comminut*,  unciae  dux: 
quxmifturainiidtur  in  catillum  fidilem  eius  capacem : aefub  tegulam  ar* 
dentis  fornaculx  collocatur.Ciim  autem  aquae  inftar  fluxerit,quod.  ei  horg 
dimidio  fpacio  acddit,ex  fornacula  exempta  effimditur  in  alique  lapidem: 
ca  temperatura,ubi  refrixerit,uitri  fimilis  elTe  apparebitrqu*  rurfus  commi 
nuiturJftiufmodi  uero  puluis  qualicuncp  uenx  metallicae,  qux,  cum  eam 
experimur, non  facile  liquefeit,  infpergitur  & recrementum  exfudabit.  Ali) 
inlocumfpumx  argenti  cinerem  plumbi  fubftituunt,  qui  fic  conhcitur.  In 
plumbum,in  catino  liquefodum,coniiciturfolfur:&  mox  quadam  quafi  cu 
te  tepitur.qua  fublata  rurfus  inpcitur  fulfur,  rurfusqj  cutis  nata  detrahitun 
quod  fxpius  fit,& quidem,donec  plumbum  in  puluerem  refolutum  foerit. 
Sed  ualens  additamentum  cdpoiitum  eft  quod  confidtur  ex  halinitri  prae* 
parati  falis  liquati,recrementorum  uitri,feds  uini  aridae,  (ingulorum  unda, 
fpumx  argenti  triente,  uitri  in  puluerem  triti  befTe,  hoc  additamentum  ad 
uenam,  quae  par  pondus  habeat,adiedum  eam  liquefadt.  Valentius  uero 
conflat  ex  paribus  portionibus  fecis  albi  uini  ficcae,  falis  communis,  halinu 
tri  praeparati, quae  tria  fimul  in  olla,argcnti  fpuma  intnnfccus  obducta,  tor* 
rentur  ufqj  dum  puluis  inde  fiat  candidus:cum  quotantundem  fpumxar* 
genti  comnufeetur, Huius  uero  milturx  pars  una  cum  duabus  uenac  expe# 
nendae  partibus  permifcetur.Quo  ualer.iius  fit  ex  nigri  plumbi  cincrc,halu 
nitro,auripigmeto,ftibio,rece  ficca  aquarum,quibus  aurifices  aurum  ab  ar* 
gentofeparanttfed  nigri  plumbi  dnis  confidtur  ex  plumbi  libra,  <x  fulturis 
libra:plumbu  malleo  percufTum  dilatatunatcp  alterius  bradea,  alterius  lui# 
for  inficitur  in  catinum  uel  ollam,  & fimul  torrentur  ufep  dum  ignis  fulfur 
confumat  & plumbum  in  cinCrcm  uertat.  Halinitri  uero  comminuu  libra 
cum  auripigmenti  item  in  puluerem  triti  libra  commifcetur,  & in  patina  ter 
rea  coquuntur  donec  liquefeant : poftea  effunduntur,  & refrigerata  iterum 
in  puluerem  conterutur.Stibij  autem  libra  & feds  ficcae  bes  alternatim  imi 
duntur  in  catinum,&  coquuntur  ufque  ad  cum  finem  dum  maflula  inde  h* 
at:qux  fimiliter  refoluitur  in  puluerermhuius  pulueris  bes  & plumbei  dne* 
ris  libra,itemqj  pulueris  ex  halinitro  & auripigmento  fatfti  libra  pcrmifccn» 
tur,&  ex  ds  confidtur  puluis:cuius  una  pars  ad  duas  uenx  partes  addita  ea 
liquefadt,&  a recrementis  purgat.Atualentifsimumeff  quod  habet  fulfo# 
ris  drachmas  duas,&  recrementi  uitri  totidem,  ftibrj,  falis  ex  urina  decocta 

confedi, falis  comunisliauati,halinitriprxparati,fpumx  argenti,  a tramen# 

ti  futorri,feds  uini  ficcx, falis  ex  anthyllidis  dncre  fadi,  ficcx  feds  aquarum 
quibus  aurum  ab  argento  aurifices  feparant,  aluminis  igne  refoluti  inpul* 
uerem  Ungulorum  femunda,  camphorx  una  cum  fulfore  in  puluerem  triti 
undarruhuius  mifturae  pars  dimidia  uel  integra,prout  hoc  res  ipfa  poftulat, 
cum  parte  una  ucnx  & duabus  plumbi  partibus  pcrmifta  inrjdtur  in  catillu 
fidilem,  & miftura  puluere  uitri  Venetiani  comminuti  confpergitur : quae 
cum  fefquihora,uel  duabus  horis  coda  foerit,  maflula  infondo  catilli  refi» 
debit,a  qua  mox  plumbum  feparatur.Eft  etiam  additamentis  quod  fulfor, 
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auripigmenwm/andaracam  d uenis  metallicis  feparat : id  habet  pares  por* 
tiones  recrementi  ferri,tofi  albi,falis.Sed  poftquam  tales  fucd  fberint  fecrc* 
tLipff  uenae  arida  uini  fece  adeas  adiedk  excoquuntur.  Eit  quod  ab  igni 
tuetur  ftibium,ne  id  confumat:&  a ftibio  metalla,quale  eft  quod  conftat  ex 
paribus  portionibus  fulfuris,  halinitri  praeparati,  falis  liquati,  atramenti  fu* 
torii  fimul  in  urina  ucl  lixiuio  co<florum,donec  nullus  odor  affletur  c fultu* 
re-quod  fit  trium  ucl  quatuor  horarum  fpacio.Eft  praeterea  operaeprdeiunt 
fubrjcere  aliquas  alias  mifturas.  Accipito  uenae  ut  conuenit  praeparatae  par 
tes  duas,fcobis  ferri  elimatae  partem  unam, falis  item  partem  unanuatqj  mi* 
fceto:deinde  ea  inijdto  in  catillum  firtilem,  & in  fornacula  locato : ubi  igni 
refoluta  confluxerint,  maifula  in  fundo  catilli  refidebit.  V el  aedpito  Uenae 
& ochrg  plumbea:  pares  portiones, atep  cum  ipfis  mifceto  paucam  ferri Teo 
bem elimatam,& inijdto  in  catillum:tum fuperipfam  miftura  fpargito  fco* 
bem  ferri  elimatam. Vel  aedpito  uenam  in  puluerem' contritam,  eamcp  fpar 
pito  in  catillum  rddnded  infpergito  tantundem  falis  ter  aut  quater  urina 
madefinfti  &C  rurfus  torrefadi:tum  iterum  atep  iterum  uenae  puluerem  & fa* 
lemtpoftea  catillum  operculatum  & oblitum  imponito  in  carbones  arden* 
tes.  Vel  accipito  uenae  partem  unam,globulorum  plumbeorum  partem  u< 
nam,uitri  Venetiani  partem  dimidiam,  recremeti  uitri  Untundem.  V el  ac* 
dpito  uenae  partem  unam,  globulorum  plumbeorum  partem  unam,  falis 
partem  dimidiam, aridae  uini  ficcae  quartam  unius  partis,  feds  aquam,  quae 
aurum  ab  argento  fccemunt  tantundem . Vel  aedpito  pares  portiones  ue* 
nae  pracparatsc,8£  pulueris  in  quo  item  infunt  pares  portiones  minutorum 
plumbi  globulorum,  falis  liquati,  ftibq,  recrementorum  ferri.  V el  accipito 
pares  portiones  uenae,in  qua  ineft  aumm,atramenti  futorij, fecis  uini  ficcae, 
falis.  Hatflenus  de  additamentis.  In  fornaculam  autem  eo, quo  dixi,  modo 
praeparatam  primo  tegulam  imponitordeinde  prunas  fuper  eam  conijcito, 
eledosm  carbunculos:nam  ex  minus  bonis  multum  fit  dneris,  qui  circum 
tegulam  colledtus  operationem  ignis  impedit:  tum  catillos  fi diles  forcipe 
fub  tegulam  locato, & fub  priorem  ipfius  partem  ponito  carbonem  arden* 
tem, ut  catilli  dtius  calefiant:queixi,ciim  plumbum  inijciedum  fuerit  in  eos, 
cel  ucna,rurfus  fordpe  eximito. Pol^quam  autem  catilli  excandefcent  igni, 
primo  per  cannam  ferream  duos  pedes  longam  & capacem  digiti  dncrem  v 
uelcarbunculum,(i  quis  in  eos  inriderit,fpiritu  difflato  & di(pergito:quod 
idem  fedendum  erit,  fi  anis  uel  carbunculus  in  catillos  cinereos  inciderit: 
deinde  plumbeum  globulum  inijdto  fbrdpe:quod  plumbu  ubi  in  fumum 
ucrti,confumicp  cceperit,ad  ipfum  addito  uenam  praeparatam  in  charta  in* 
uolutam.Multo  autem  artifici  pracftat  eam  inuolucre  in  chartam,  ficcp  im* 
ponere  in  catillos, quam  aeneo  cochleari  in  ipfos  infundere.  Cum  enim  ca* 
tilli  fint  parui,!!  cochleari  ufus  fuerit,non  raro  aliquam  uena:  partem  diffun 
dit.  Charta  uero  cremata  carbunculo  fordpe  prehenfo  uenam  moueto,u£ 
plumbum  eam  combibat, cumcp  ipfo  metallum  uenae  mifceatur : quae  mi* 
ftio  cumfatfla  fuerit, tunc  recrementum  partim  dreum  eam  ad  catillos  adhae 
refdt,nigricp  annuli  fpeciem  quandam  gerit:  partim  innata^  plumbo  cum 
«uro  ud  argento  permitto  jquod  mox  ab  eo  auferto.Plumbu  autem  omni* 
— - ■ — q 4 noom 
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no  omni  argento  careat,  quale  eftVillacenfe.  Quod fi  eiufino* nonfiierit 
it?prorpptu,fcorfum  plumbum  eft  experiendum  ut  certo  faatur,  quantam 
argentTportionem  in  fe  contineat,utcp  calculis  fubdudbsde  uena  «:fte  indi 
cefurmifi  enim  tale  plumbum  fuerit,expenmentum  ent  felfum  & fallax. Ve 
S globuli  plumbei  hoc  modo  formanturforceps  eft  ferrea  longa  arater 
nedem  u.ium:eius  chel*  continent  ferrum  diuifum,  quod  con.undum  ou. 
fioucam  exprimicutrunCB  habet  duas  partes  cauas,  quod  ferrum  dmifum, 
cum  compreffum  fuerit  fuperius,ex  ipfo  eminet  infundibuluman  quo  funt 
duo  foramina, quorum  alteruad  unam  partem  cauam  penetrat,  alterumad 
alteram  Itac»  plumbum  infufum  defluit  pcrforamina,in  partes  cauas,  eflw 
ciunturcp  una  infufione  globuli  duo. 


Forcipis  chelte  A.  F( 
Infundibulum  C, 


Fenum  on  figurem  exprimens  B. 


Nec  hoc  in  loco  de  diuerfa  quorundam  artificum  expenendi  ratione  re* 
ticere  'debeoiqui  primo  in  catillos  inqciunt  ucnam  prxparatam.eamqj  co* 
quunt.Deinde  addunt  plumbumrquac  ratio  mihi  non  probaturietenirnue* 
na  ifto  modo  ferruminari  foletiquare  poftea  commota  non  bene.aut  admo 
dum  tarde  cum  plumbo  mifcetur.Quod  fi  catillis  emfmodi  fiaihbus  om 
fornaculae  fpacium.quod  contegit  tegula , non  compleatur(naminer 
compleri  foletjCumfcilicet  multarum  ucnarum,  aut  multarum  unius  uen* 
partium  una  experimur)  in  uacua  loca  catillos  cinereos  ponito  , ut  interea 
iSnefcant.Quod  etfi  una  hora  plerunquc  fit,  tamen  id  lpfum  minoribus  ci* 
tfus,maioribus  tardius  cotingitmifi  uero  catilli,anteaquam  in  eos  lnrjciatur 
metallum.cum  plumbo  permiftum,  igniti  fuerint,  lpfi  folent  laipe  dilrum* 
pi,plumbum  fcmpercontremifcere,  nonnunquam  ex  lpfis  exilire.  biaute 
catillus  difrumpatur,aut  plumbum  ex  eo  exiliat,aliam  ueng  partem  expen* 
ri  oportetifin  plumbum  contremifcat,tunc  catillus  pruna  lata  ac  tenui  tega* 
tunquam  ciim  plumbu  attigerit, refilitiatcp  fic  etiam  miftura  tandem  >P  um 
exhalat.Quinctiam  fi  in  fecunda  illa  excocftionc  plumbum,quod  in  mi  ura 
ineft,  non  confumeretur,fed  ftabile  6 C fixum  permanens  tegeretur  qua  am 
quafi  cute,fignum  eft,  quod  non  fatis  ardore  ignis  concaluerit.  Aridum  ig 
tur  lignum  tedae,uel  arboris  ei  confimilis,in  rmfturam  imponito,  intp  ma* 
nu  tencto,ut  cum  concaluerit,retrahere  ab  ea  pofsis : tum  curato,  ut  iempet 
calorem  latis  multum,eumq?  equalcm  habeat.  Quod  fi  calor  mifturam  non 
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rotundauerit,ut  fieri  folet,ubi  omnia  reifte  fiunt,  fcd  faciat  longiufculani  ut 
caudata  uideatur,figno  eft  calorem  ipfum,  qua  cauda  eft,  nimium  cfle:qua« 
re  catillum  paruo  unco  ferreo, cuius  manubrium  item  iit  ferreu  & longum 
(efquipedem,drcumagito,ut  altera  pars  aeque  calefcat  ab  igni. 

Panni  Vncw  femus. 


Praeterea  (i  quando  miftura  fatis  plumbi  non  habuerit,addito  cum  forci» 
peficrrea,uel  cochleari  aeneo,  cui  manubrium  praelongum  eft,  tantum  eius, 
quantum  fatis  eft,Nc  uerd  miftura  frigefeat,  id  ipfum  ante  concalefacico:fed 
latius  eft  primo  tantum  plumbu,quanto  opus  eft  ad  uenam  excoquendam, 
addere,  quam  poftea  cum  dimidia  cxcotftio  perfetfta  fuerit : ne  totum  non 
abeat  in  fumum,fed  pars  eius  fixa  permancat-Porrd  ubi  calor  ignis  iam  fere 
coniumpferit  plumbum,  tunc  aurum  argenturriue,  uarfjs  coloribus  efflore» 
fdt:at  ubi  totum  fuerit  confumptum,auri  uel  argenti  refidet  in  catillo:quatn 
ftatim  ex  fornacula  eximito,maflulamcp,  dum  adhuc  calet,  ex  eo  extrahito, 
ne  cirt%  ad  eam  adhacrefcat:quod  plcruncp  fit,  ii  maflula,ubi  iam  refrixerit, 
ex  eo  extrahatur.  Quod  ii  euam  tunc  cinis  ad  eam  adha?refcit,cultro  non  ra 
dito,ne  aliquid  pereat,atcp  experimetum  fiat  falfum:fed  forcipe  ferrea  com» 
primito.ut  dnis  difsiliat  ipfo  preflu.  V tiledenicp  eft  duo,tria'ue  unius  ueng 
experimenta  facere  eodem  tempore,ut  (i  forte  unum  non  fucceflerit,  ex  alte 
ro  aut  faltem  ex  tertio  certior  fieri  poisis.  At  interea  dum  artifex  uenam  ex» 
peritur  ne  uehemens  ignis  calor  oculos  dus  lardapquia  fppius  introipicere,  < 

accuratecp  coniiderare  omnia  necefle  eft,urile  erit  ei  femper  in  promptu  ha» 
bere  tabellam  ligneam  fubtilem,latam  duos  palmos,  habetem  manubrium 
quo  teneatur, atque  per  mediam  latitudine  excifam,ut  per  eam  quaii  rimam 
q uandam  pofsit  cernere. 

i ■ t 

TthtlUminubrium  A.  Hutriim  B, 
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Verum  plumbum, quod  uenx  metallicx  argentum  combibit, hora:  pan 
tium  trium  de  quatuor  fpado  ignis  confumit  in  catillo  dnereo.Experimen» 
to  autem  perfecto  cx  fornacula  eximitur  tegula,  rutrot^  ferreo  extrahitur 
drlis  non  modo  cx  latericia  & ferrca,fed  cx  fitflili  etiam, ne  eam  deponere  dc 
pede  opus  fit.  At  cx  ucna  in  catillum  triangularem  coniefta  fic  conflatur 
maflula,ex  qua  poftca  conficitur  metallum.Primd  in  drculum  ferreum  im* 
ponuntnrprunxcarboncs'cp:dcinde  catillus  triangularis,  qui  continet  ue* 
nam,atcp  res  qux  eam  liquefacere  atep  a recremento  purgare  potiunt : tum 
folle  duplicato  excitatur 'ignis,uenaqj  tamdiu  coquitur,u7que  dum  mafTula 
in  fundo  catilli  refideat.  Duplicem  rationem  uenarum  experiendarum  efle 
demonftrauimusjunam  qua  in  catillo  fi&ili  plumbum  mifcetur  cum  uena, 
deinde  in  cinereo  rurfus  ab  eo  feparaturcalteram,  qua  excoquitur  primo  in 
catillo  fitfhli  triagulari, deinde  in  altero  fitfbli  cum  plumbo  permifcetur,tum 
in  cinereo  rurfus  ab  eo  feparatur.NUnc  uideamus  utra  cuioi  uenx  magis  cd 
ucniatiaut  fi  neutra  ei  conueniaqquonia  alio, alio  modo  ipfam  experiri  po£> 
fimusifed  iure  ordimur  ab  auri  uena,quam  ufracp  ratione  folemus  experiri: 
etenim  fi  illa  diucs  fu  erit, &C  nobis  igni  non  repugnare  uideatur,  fed  facile  lu 
qucfcerc,eius  centum  pondium,mmora  pondera  intelligimus,una  cum  fefa 
euntia  uel  duabus  uncijs  plumbi, de  maioribus  ponderibus  loquimur,  mia 
ftum  conijciturincatillufidfa’lem,&igni  coquuntur  ufep  eo  dum  bene  per* 
mifceanturquia  uCro  talis  etiam  uena  interdii  excotftioni  repugnat,  ad  eant 
adrjcito  parum  falis  comunis  torrefacfliaut  arti  fidofidd  enim  ipfunfexpua 
gnabit,faciet'cp  ne  mifhrra  multum  recrementum  contrahat : fxpius  autem 
ea  filo  ferreo  moueto,ut  plumbum  undiquaq?  dreumeat  aurum,  idq)  abfor 
beat  & expuat  purgamen  ta:quod  ubi  faoum  fuerit,  mifturam  eximito  & i 
recrementis  purgato : tum  eam  conrjcito  in  catillum  dnereum  & coquito, 
ufep  eo,dum  exhalet  tottim  plumbum, auricp  mafTula  refideat  in  fiindo : fili 
auri  uena  igni  no  facile  liquefeere  uifa  fuerit,  eam  urito,&pueri  impuberis 
urina, qux  falem  cobiberit,  refhnguito : quod  iterum  ac  fxpius  fedto : qud 
enim  illam  fxpius  uderis  & refhnxeris,eo  facilius  comminui  poteft,at<£  d» 
cius  igni  Iiquefdt,&  quicquid  habet  recrementi,exfudat.HuiUS  uenx  uft*t 
cominutx,lauatc  partem  unam  cum  alicuius  pulueris  c5pofiti,qui  uenas  Ii* 
quefadt, partibus  tribus  & plumbi  partibus  fex  commifcctoratqj  mifhiram 
inrjdto  in  catillum  triangularem:quem  in  drculum  ferreum, ad  quem  follis 
duplicatus  pertinet,imponito:atcp  primum  lento  igni  coquito,ddndefem< 
fim  acriori  vfcp  dumliquefcaq&aquxinftarfluat.Quodfiuenaliquefadla 
non  fueriqad  eam  plufculum  ifhufmodi  additamenti,  cum  xqua  fpumx  af» 
genti  fulux  portione  permifli,  addito:&  filo  ferreo  candente  agitato  ufque 
ad  eum  finem  dum  omnis  liquefeatitum  ex  drculo  catillu  eximito:&  mafSi 
lam,ubi  rcfhxerit,dccutito:quam  purgata  prius  in  altero  catillo  fieftili  coqui 
M,poftcrius  incinerco.Aurumdenicp,quodin  catilli  fundo  refedit,  extra* 

Ctuin  & refrigeratu  coticulx  atterito, ut  cognofccre  pofsis  quota  in  eo  infit 
argenti  portio:aut  uenx  auri  centumpondium  minoris  poderis  in  catillum 
triangularem  conrjcito,& ad  eam  addito  recrementi  uitri  drachmam  maio* 
ris  ponderis, Quod  fiexcotflioni  repugnabit,  adridto  feds  uini  fieexdc  a» 
f / ftxdia 
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(be  dimidiam  drachmam.Quod  fi  etiam  tum  repugnabit,  tantundem  fecis 
aceti  aut  aquarum,qux  aurum  ab  argeto  fecemunt,  etiam  uftx.atcp  maffu* 

Ia  in  fundo  catilli  refidebit:quam  iterum  coquito  in  altero  catillo  fidili,  ter* 
tio  in  cinereo.Scd  utrum  pyrites  aurum  in  fe  contineat  necne, anteaquam  in 
fornacula  excoquatur, fic  cognofcimus.Si  ter  crematus,tcr  acri  aceto  reftin* 
dhis  no  fuerit  fradus,nec  ei  color  immutatus,  auri  particeps  eftffed  acetum, 
quo'reftinguitur,permiftum  fit,  uel  cum  hominis  urina,ucl  cum  Pale,  qui  in 
ipfom  coniedus  & fxpius  agitatus  triduo  rcPoluitunnec  pyrites  auro  caret, 
qui  cum  crematus  coticulae  atteritur,  eam  eodem  modo  colorat,  quo  cum 
atterebatur  crudus, colorabat.Nec  auri  expers  eft  is,  cuius  ramentum  lotu* 
ra  colledum  igni  codum  facile  (iquePcit,olet  parum, pulchrum  rcmanet:fed 
idipPum  cum  igni  coquitur,in  carbonem  excauatum  inqcitur,&C  altero  cara 
bone  tegttur.Quinetiam  uenam  auri,  feu  potius  cius  arenam  & ramentum 
Iotura,ucI  pulucre  alio  modo  colledum  fine  igni  experimur:nam  cius  paua 
Ium  aqua  madefadi  & igni  fic  calfadi,  ut  odore  incipiat  expirare,  pars  una, 
argenti  uiui  partes  dux  primo  conijciunturin  patinam  ligneam,  catini  moa 
do  profundam:&  comifcentur : deinde  cum  pauca  urina  duarum  horarum 
fpadocoteruntur:&: quidem  pifhllo  Hgneo,  donec  miftura  farinx  ex  aqua 
fubadx  inftar  craffcfcat:8P  nec  argentum  uiuum  a ramento  lotura  colledo, 
necp  ramentum  lotura  colle<ftum  ab  argento  uiuo  dinofei  pofsit.T um  aqua 
calida  uel  falcem  tepida,in  patina  infufa  ufcp  eo  lauatur  dum  effundatur  pu* 
ra:dcindc  in  eandem  patinam  infunditur  frigida, ac  mox  argentum  uiuum, 
quod  aurum  omne  abforbuffa  reliquo  rameto  lotura  colledo  fecretum  in 
unum  confluitrpoftca  id  ab  auro  hac  ratione  feparatur.  Olla  tegitur  linteo, 
filorum  lini  xylini  contextu  fado,ucl  aluta  tenuitin  cuius  mediam  parte  ma* 
nu  dcprelfam  miftura  infunditur  r poft  aluta  complicata  funiculo  incerato 
ligatur, & argentum  uiuum  per  eam  exprefium  patina  excipit . Aurum  ue* 
ro,quod  in  aluta  refedit,in  catillum  fidilcm  cffunditurjatqj  ardentibus  car* 
bonibus  appofiris  purgatur.  Altj  fpurciciam  non  eluunt  aqua  calida,  fed  a* 
cri  lixiuio  8C  aceto:eos  enim  liquores  in  ollam  infundunt,  & in  eandem  ra* 
mentum  lotura  colledum  cum  argento  uiuo  permiftum  conijciun  t.mox  o! 
lam  reponut  in  loco  tepido, poft  horas  qua  tuor  & uiginti  liquores  cu  Ipur* 
cicia  effundunt, & argentu  uiuum  eo,  quo  dixPmodo  Pcparant  ab  auro : de* 
inde  in  urceum,in  terra  defo(Tum,hominis  urinam  infundunt  :S>C  urceo  im* 
ponunt  ollam,cuius  fundu  habet  foramenunep  eam  aurum  imj  ciut,  & oper 
culo  tetftam  oblinunt:ctiam  qui  cum  urceo  coniungitur:tum  igni  coquunt 
donec  rubefeat  olIa.Refrigeratu  poftremo  aurum, fi  gs  in  eo  ineft,  cu  pium* 
bo  excoquunt  in  catillo  cinereo, ut  id  ipfum  xs  ab  eo  feparari  pofsit : (in  ar* 
gentum,ab  eo  aqua,qux  hxc  duo  Peccrnit  metalla  feparant  Quidam,  cum 
aurum  feccrnuntab  argento  uiuo,  mifturam  in  alutam  non  infundunt , fed 
eam  mrjciut  in  uas  fidile  cucurbitinum,  quod  in  fornacula  locatuin  carbo* 
nibus  ardentibus  Penfim  calfaciunt:mox  operculi  foramen  bradea  ferrea  te* 
gunt.qux  humore  Pudat.Sed  quamprimum  amplius  non  fudauerit,  eam  lu 
to  oblinunt:&  ad  breue  tempus  coquut:poft  operculum  de  olla  rcmouent: 
& argentum  uiuum, quod  ad  ipfum  adhxret,pede  leporino  detergentes  ad 
° eandem 
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tandem  operam  referuancfcd  hac  ratione  argeo  mu.  plus  .Ha  m.nuspent. 
Atuena  argenti  fi  diuesfu«rit,qualeeft  argentum rude,fedfep.us fu.  colo* 
ris  uel  plumbei, rarius  cinereum,nigrum,mbrum,purpureum,luteum,  poft 
auam  purgatu  & calcfaflum  fuerit, eius  centumpod.um,mmus  pondus  in, 
SliPO  in  plumbi,  in  catillo  cinereo  liquefeci,  uncam  comatur  &C  coqui, 
tur  5f«  cOjdum  miftura  exhalet  plumbum:  fin  pauper  uelmed.ocr.s  pm 
“i  rJccan  debet,  deinde  comminui,  tum  ad  cius  centumpondium  pium, 
bi  uncia  adi  figi, & in  catillo  fi<ft.li  coqui  quoad  liquefcaLQu*  fi  mox  ignis 
«lore  liquata  non  fucnqei  oportet  paucum  puluerem  primi  add.tamend 
Irtmnnfiti  infocrgcrcatq?  fi  tQc  etiam  liquata  non  fuerit, iterum  atqj  iterum 

turpuluisinfpcrfusagitcturfilo  fcrrco : poft  quam  edus. : fornacula  6.C, 
rh  exemptusltemperatura  inftindaturin  foramen  latens  codb : ub.  cum  re, 
frixerit  a recremento  purgata,  intjciatur  in  caulium  cinereum  & coquatur, 
ufew  dum  ipfa  omne  plumbum  exhalet . Argenn,  quod  in  catillo  remanet, 
pondus  indicat  quotam  argenti  portionem  uena  «n  fe  contineat.  Sed  aens 
uenam  fine  plumbo  cxperimur:nam  fi  cu  eo  fuerit  excola,  aes  euolarefolet 
& difsiparititaquc  talis  uena  certo  pondere  pnmo  untur  & acn  igm  crema, 
tur  circiter  fex  aut  odo  horas.Deinde  ciim  refrixerit,  comminuitur  &laua, 
tur: tum  ramentum  lotura  collcclum  rurfus  crematur  com.nuitur,  Iauatur, 
ficcatur,  expenditur : portio,  quam,  dum  cremaretur  & lauarctur,  perdidm 
rcuocatur  ad  calculos:quod  ramentum  lotura  colledum  pro  pane,  ex  uena 
acris  conflato, habetur:huius  tria  centumpondia  cum  fquamcxris,halmitn, 
uitri  Venetiani  f.ngulorum  totidem  centumpondiis  committam  catillum 
triangularem  innato, cumcp  in  circulum  fcrrcum,quc  eftin  foco  camini  an, 
te  follem  duplicatum  collocatus, imponito:&:carbone,ut  ne  quid  m uenam 
excoquendam  incidat,  & citius  liquefcat,tegito.  Primo  autem  fp.ntu  fol 
leniter  efflato  ut  uena  fcnfim  igni  calefcat:deinde  ualentcmum  ualeuus,  do, 
nec  liquefcat,& qux  ad  eam  addita funt,ignis  confumat,atq;  ipla,  quicquia 
habet  recrementi:exfudct:poftea  catillum  extradfum  refrigerato,  aceo  tan, 
dem  fraeflo  inucnies  ars,quod  expendito  ut  fcire  pofsis  quotam  rurlus  uene 

partem  ignis  confumpferit.  Quidam  uenam  fcmel  tantummodo  cremant, 

cominuuntjauantiatq:  iftiufmodi  ramenti  lotura  collcdti  accipiunt  tna  cen 
tumpondia,falis  c5munis,fecis  uini  uftx, recrementi  uitri.  Angulorum  cen, 
tumpodium  unum:&  ea  coquunt  in  catillo  triagulari:qui,ubi  re  xcrit,  in, 
ueniturmaflula  acris  puri,fl  uena  eius  metalli  diuesfucriefin  minus,  ma  u 
la  lapidea, cui  xs  eliimmiftum:qux  rurfus  crematu  s,tunditur,  i terumep ex 
coquitur  in  altero  catillo  fidtili,adic<$is  lapidibus  facile  liquclccri  us  a 
linitroiatq?  refidet  in  fundo  catilli  xris  puri  maflula,Quod  fi  fcire  uo  uens, 
quota  in  ipfo  argenti  portio  infit,id  ad  ipfitm  adiedto  plumbo  excoquito  in 
catillo  dncreo:dc  quo  experimento  dicam  poftca.Qui  ucro  mox  fcire  cupi 
unt,quotam  argenti  portionem  uena  acris  in  fe  contineat,  hi  eam  cremant, 
cominuunt,lauant,cum  ramenti  lotura  colle<fti,centumpondio  paucam  pu 
mam  argenti  fuluam  commifcent,mifturam  inrjdunt  in  catillum,  quem  iu 

tegulam  ardentis  fornaculx  collocant,ad  horx  dimidix  fpacium : ubi  cum 
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propter  uim  liquefcendi,qux  ineft  in  fpuma  argenti,reerementum  exfuda» 
uerit,eximunt:rcfrigcratam  a recremento  pUrgant,nirfus'qj  eam  comminu» 
unticum  cius  centumpondio  fefcunciam  globulorum  plumbcoru  mifcent: 
inneiuntin  alterum  catillum  fictilem : quem  fub  tegulam  ardentis  fornacu» 
Ix  collocant  adrj cientes  ad  mifturain  paucum  puluerem  alicuius  additam?» 
ti  compofiti,quod  uenas  liqucfacitdiquatam  eximunt:rcfrigcratam  a recre» 
meto  purgant.Poftrcmd  eam  coquut  in  catillo  cinereo,  quoad  omne  plurrt 
bum  exhalauerit,folum'qj  argentum  remanferit. Nigri  autcplumbi  ucnam 
ifto  modo  experiri  conuenitdapidis  plumbarii  puri  lemunciam , Si  chryfo» 
collx.quatn  boraccm  uocat,tantundcm  cominuito,pcrmifceto,in  catillum 
fidilem  inij  cito, carbonem  ardentf  in  media  eius  parte  collocatoiquampri» 
mum  chryfocolla  crepuerit,&  lapis  plumbarius  liquefactus  fuerit,  quod  d» 
to  eis  accidit,carbonem  a catillo  amoueto:&  in  ipfius  fundo  plumbum  rcfi» 
dcbit:quod  cxpendito:&  eius  portionem, quam  ignis  confumpfit,ad  calcu 
los  rcuocato.Si  uero  etiam  fdre  uoluens,  quota  argenti  particula  in  pium» 
bo  infi t,id  in  catillo  cinereo  excoquito,ufqj  dum  omne  plumbum  exhalet 
Vel  uenam  plumbi  qualemcunqj  urito, lauato.ramenti  lotura  collctfti  cen» 
tumpondium  3c  pulueriS“cotnpofiti,  qui  uenas  liquefacit,  tria  ccntumpon» 
dia  commifta  in  catillum  fichleminqcito,  & in  circulum  ferreum  collocato 
Ut  liquefeat: refrigeratum  a recremento  purgatoiatqj  reliqua,  ut  diiftum  eft, 
perficito.  Vel  acdpitouenx  prxparatx  undas  duas  , xris  ufti  drachmas 
quinqj,uitri  aut  recrementi  cius  in  puluerem  redadi  unciam  unam,  (alis  fe» 
mundam, & mifceto:atqj  miftura  in  catillum  triangularem  conijdto.eumcp 
lento  igni  calefadto  ne  diffupatur.Vbi  miftura  liquefada  fuerit  ignem  fol» 
le  magis  exdtato:dcinde  ex  prunis  eximito  catillum, Sd  finito  reffigcfcerc  in 
aeretaqua  uero  non  perfundito,  ne  plumbi  malfula  nimio  frigore  commo» 
ta  cu  recrementis  mifceatunatcp  fic  experimentum  fiat  falfumtpoftquam  au 
tem  catillus  rcfrixerit,in  rius  fundo  inucniesmaflulam  plumbeam.  Vel  acci 
pito  ucnx  uncias  duas,fpumx  argenti  fcmuciam,uitri  Venetiani  drachmas 
duas,halinitri  femunciam.  Quoafi  uena  difficulter  excoquitur,  ad  eam  ad» 
ijcito  fcobem  ferri  elimatam,qux,quia  ualdc  calcfacit,purgamenta  facile  fe» 
cernit  a plumbo  ac  reliquis  metallis. Quinetiam  uena  plumbi  nigri,  ut  con» 
uenit,prxparata  conrjcitur  in  catillum, & folum  ad  eam  adrjdunturarenx  a 
lapide  facile  liquefeente  refolutx,  aut  fcobs  ferri  elimata,  & experimentum 
perfidtur.  Venam  uero  plumbi  candidi  hac  ratione  experiri  poteris:  eam 
primo  urito,deinde  comminuito,  tum  lauato : ramentum  lotura  colledum 
rurfus  urito, comminuito, lauaroicius  centumpondium  unum  Sc  dimidium 
cum  chryfocollx,quam  boraccm  nominant,ccntump5dio  commifceto : ex 
miftura, aquis  madefada,mafTulam  formato,poftea  carbonem  magnum  8C 
teretem  perforato.Foramen  aut?  altum  fit  palmum,  fuperius  latum  digitos 
tres, inferius  anguftum:hoc,ciim  collocatur  carbo,  inferiorem  locum,  illud 
fuperiorem  occupct.ColIocctur  uero  in  catinum  ficTtilem,&  undicp  ad  eum 
apponantur  carbones  ardentes.  Vbiuerd  carbo  perforatus  ignem  conce» 
periqinaflulain  fuperius  eius  foramen  imponitur,  & lato  carbone  ardente 
tegituratqj  pluribus  carbonibus  arcum  eum  appofitis  folle  acris  ignis  ex» 
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'citatur,  donec  omnepfumbu  candidum  ex  inferiore  carbonis  foramine  dea 
fluxerit  in  earinum.  Vel  accipito  carbonem  magnu,  eumqj  excauato  & luto 
oblinito, ne  ucna  candes  exiliat.Prgterea  in  media  cius  pane  facito  foramen 
paruum:magnu  autem  fora men  carbuculis  minuris  c5plero:fupcr  quos  ucs 
nam  proqcitorat  in  paruum  foramen  imponito  igncm,&  follis  manualis  na 
rem  ut  ignem  excitare  pofsis:uertlm  carbone  eum  locato  in  fouea  luto  obii 
tarin  qua  excodhone  perfeda  inuenies  maflulam  plumbi  cadidi . At  uenam 
plumbi  cinerei  hoc  modo  experimur  eius  fragmeta  in  catillum  fiftilem  inij 
cimus, et  fub  tegulam  ardentis  fomaculc  collo  camus,  quamprimu  calefaAa 
fuerint,ftillant  plumborquod  in  unam  mafliilam  confluit.  Venam  uero  ars 
genti  uiui  fic  experiri  conuenif : cum  parte  una  fragmentoru  eius  tres  panes 
pulueris  carbonu,8c  manipuTum  falis  comifceto:miftura  in  catinum,  ucl  ols 
iam  uel  urceu  inrjcito, operculo  tcgitorluto  oblinitorin  carbones  ardetes  int 
ponitorpoftqua  ei  infederit  ufhc  color  catinu  cxtrahito:na  fi  diutius  ipfum 
coxeris, miftura  argetum  uiuum,una  cum  forno  cxhalat:quod  ipfum  in  fon 
do  catini  uel  alterius  uafis  refrigerati  inuenirur.  Aut  uenam  eius  tritam  inrjs 
cito  in  uas  fiftile  cucurbitinu,8c  id  in  fornaculanymponito,  atep  operculo, 
cui  longa  eft  naris, cotegitoinari  aute  fupponito  ampullam, quae  reripiat  ars 
gentu  uiuum,quo  ipfa  ftillat:fit  uero  aqua  frigida  in  ampullam  infofa,ut  ars 
gentum  uiuum  igni  cocalefadfom  continuo  refrigeretur  & confluat:nam  ar 
* gentu  uiuumui  ignis  in  fublimc  fertur,  & per  operculi  narem  in  ampullam 
defluit.Expcrimur  etiam  ucna  argeri  uiui  eodem  plane  modo, quo  eam  exs 
coquimusrqucm  fuo  loco  explicabimus. Poftrcmd  uenl  ferri  experimur  in 
camino  fabri  ferrarrpeadem  uritur,c5minuitur,Iauatur,  ficcatur:  magnes  in 
ramentu  lotura  colledtu  imponitur,quifcobem  ferream  ad  fc  rrahitiea  pens 
nis  deterfa  carino  excipitunatcp  magnes  ufep  eo  in  ramentu  lotura  collccftu 
imponitur,Sc  fcobs  detergitur,dum  reftet,quam  ad  fcallidat.Eaaute  fimul 
cu  halinitro  coquitur  in  carino  donec  liqucfcat,&  ex  ea  ferrea  maflulula  cos 
'fletur. Quod  fi  magnes  citd,facilcq?  feobem  ad  fe  traxerit,  uenam  ferri  diuis 
tem  efle  conijcimus:fi  tarde, pauperem : fi  prorfus  eam  rcfpucre  uifus  foeric, 
ferri  paulum, aut  nihil  in  fecontincre.Scd  de  experimento  ucnaru  metallica 
rumfatismuc  dicam  de  metalloru  experimento.  Quod  utile  eft  tum  mones 
tarijs  & mercatoribus, qui  metalla  emut  8c  uendunt:tum  metallicis,  fcd  mas 
xime  dominis  8c  praefetftis  fodinaru.atcp  dominis  & prcfetftis  officinarum, 
in  quibus  metalla  excoquuntur,aut  alteru  ab  altero  fcparatur.Primd  autem 
dicam  quomodo  experiri  coueniat  quotam  prcciofi  metalli  partem  uile  in 
fo  cotincat:fcd  aurum  8c  argentu  habentur  nunc  prcciofa, reliqua  uero  oms 
niauilia. Quondam  metalla  uiliacobufta  funt,  ut  prcciofa  pura  haberi  pofs 
fent.  Veteres  etiam  uftione  indagarunt  quotam  argenti  portione  aurum  in 
fc  cotincretreocp  modo  omne  argentu  confomcbatunqua:  non  lcuis  ia<ftus 
ra  foit:attamen  Archimedes  nobilis  mathemaricus,Hieroni  regi  gratificatu 
rus  inucnit  ratione  idem  deprehendendi  non  admodii  prompta, aqua  maf 
fa  magna  accuratius  qu3  parua  explorari  poteffcquam  in  cSmentarijs  expos 
nam.  Sed  chymiftaru  (cifiatores  offenderunt  ratione  fcccmedi  argetum  ab 
auro, qua  ntutru  perit.  Auru  autem,in  quo  meft  argentum;uel  argcntunvri 
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quo  Suru, primo  cotkulj:  atteratur:dcindc  eidem  acus  duri  uel  argenti  fimil 
liraa.quo  modo  cx  lineis  produ<ftus  cognofcitur, quota  argeti  portio  in  au 
ro  infit,quo  ta  auri  in  argeto : mox  ad  argentum,quod  eft  in  auro,adijaatur 
tanta  eiufdem  portio, ut  auri  triplu  fit. Tum  plumbu  inrjdatur  in  catillum  ci 
ncrcu,&  coquatur: paulo  poft incudem  inrj datur  paucu  xs : utpotc  cius  fe# 
munda, ucl  femuncia  &C  (idlicus  minoris  ponderis: Ii  auru  uel  argentum  alie 
qua  xris  particulam  in  fe  non  conti(icat.Eccnim  catillus,cum  plumbu  & aes 
defunt,qux  cofumaqparticulam  auri  & argenti  ad  fc  allicit  & cobibit.Tan# 
dem  auri  triente  & argenti  libram  in  eunde  catillum  inijeere  & coquere  coij 
ueniunam  fi  aurum  & argentu  primo  in  catillum  edieda  coquatur, is, yt  iam 
dixi,particulam  eius  cobibit,SC  auru, cum  ab  argento  feparatu  fucm.purum 
non  inuenitur. Coquantur  ucro  haec  metalla  ulqj  dum  ipfum  plumbu  & xs 
cofumantunatqj  iterum  idem  utriufcp  pondus  eode  modo  coquatur  in  ale 
tero  catillo  cinereo.-utracp  malTuIa  malleo  percufla  dilatctur:utracp  bradeo 
lain  fiftulx  figura  formctur.utracp  corjciaturin  paruam  ampullam  uitream; 
quibus  tertix  aqup  ualentis,  quam  deamo  libro  defcriba,uncia  & drachma 
maioris  ponderis  affundantunlento  igni  calefianuquomodo  bullulae  figu# 
ra  margaritis  afsimilcs  ad  fiftulas  adhxrefcerc  uidentur.Quo  aute  maior  ru 
bor  apparuerit, eo  melior  elTe  aqua  iudicatur.Sed  poftqua  rubor  euanuerit, 
bullulae  candidae  margaritis  non  tantum  figura,fed  etiam  colore  fimiles  cif« 
dem  fiftulisuidenturinfiderc:poftbreuc  tempus  aqua  effundatur, & infun# 
datur  altcra:cum  ea  rurfus  bullulas  candidas  (ex  ucl  odo  exdtaucrit,  efFun# 
datur  & fiftulx  eximantunatep  quater  aut  quinquies  aqua  fontana  laueturt 
magis  ucro  coquantur  ex  eadem  bulliente:  nam  colore  clariore  fplendcntt 
poftea  in  auream  phialam,qux  in  manu  teneatur,  cSicdx  fenfim  leni  ignis 
calore  ficcctunmox  phiala  imponatur  in  carbones  ardentes,  & carbonibus 
tegatur, ac  oris  flacu  modico  infpiretuntuc  flamma  caeruleam  emittet:ad  cx# 
tremu  fift ulac  appedantur,quibus  fi  par  podus  erit, artifex  harum  reru  labo# 
rem  fruftra  no  fufcepit.Poftremd  ambg  in  altera  lance  polita:  ponderentur. 
Vnx  tantumodo  quaternae  filiqux  non  numeretur  propter  argentu  quod 
remanet  in  auro,&  ab  eo  feparari  n5  poteft.Ex  fiftularu  autem  pondufcult» 
cognofcimus  podus  & auri  & argeti  quod  in  mafla  ineft.  Quod  fi  quis  arti 
fex  tantu  argetum  no  adicceritad  auru,-ut  eius  triplu  fit,fcd  duplu  uel  fefter# 
tiu,ei  opus  eft  ualentiore  aqua,qup  auru  ab  argento  feccmat:qualis  eft  quar 
ta:fcd  utrit  aqua, qua  auro  oC  argeto  adhibet,  cis  coueniat,  an  plus  minus'ue 
qua  oportet  ualens  fit,  ex  cfFedu  cognofdtunmediocris  bullulas  in  fiftulis 
exdtat:&  ampullam  atep  opcrculu  eximio  rubore  inficere  uideturimbccil# 
lior  cade  exiguo  rubore  tingere,  ualcntior  fiftulas  difrupic.  Ad  argentu  uc* 
ropuru,in  quo  ineft  aliqua  auri  portio, no  adqdatur  aliud, cu  in  catillo  cine 
reo  coquuntur  priufqua  feparentur.fed  p re  ter  plumbu  ad  bellem  eius  qua# 
dtans  ucl  triens  xris, minora  pddera  intelligo.  At  fi  argentu  etiam  in  fe  coti# 
neat  aliquS  xris  portione,&:  poftqua  cum  plubo  fuerit  excoduappcdatur, 
& poftqua  auru  ab  eo  fuerit  fecrctu:altero  modo  cognofdmus  quantu  xris 
in  eo  fuerit,altcro  quantu  auri.Sed  uilia  metalla  experimenti  gratia  ctia  ho# 
dic  coburuntur,quod  tantulum  metallu  perdere  damnu  fit  cxiguu:at  a ma* 
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bnauilis  metalli  mafla  metallu  predofum  femperfecemitur,utin  eode  libro 
deamo  undeamocp  expona.Mifturam  autem  seris  8c  argeti  hoc  modo  ex» 
perimur.  Artifex  ex  aliquot  panibus  seris  exrindit  portiones, ex  paruis  par» 
uas,ex  mediocribus  mediocres,ex  magnis  magnasmeruntamen  parusc  ma* 
gnitudine  dimidia:  nucis  auellang  aequat,  magng  dimidiae  caftanesc  molem 
noexcedunt,mediocrcs.mediocrimodo  fe  habet.  Excindituero  portiones 
ex  media  inferiori  parte  cuiufcp  panisiquas  portiones  Gmul  conrjdt  in  cadi* 
Ium  triangulare  nouum  Sc  puru,  addi  tq;  fch cedas  qua:  pondus  feriptu  con 
tinent,quod  habet  omnes  gris  panes  quanti  tandem  fuerint,uerbi  caufa.  Hg 
portiones, fic  enim  feribi  t,exciiae  funt  ex  aerc,quod  pendit  uiginti  centupon 
diaritacft  ciim  feire  uult  quotam  argeti  partem  unu  ciufmodi  seris  centupon 
diu  in  fe  c5tineat,primd  in  drculuferreum  prunas  inrjdt : deinde  ad  eas  ad* 
dit  carbones. Cum  uero  ignis  iam  uires  habuerit,  tuc  fchocda  ex  catillo  exe* 
pta  afferuatacp  eu  catillum  in  ignem  imponit,quarta'cp  unius  horae  parte fen 
fim  calefacit  donec  excadefcatrpoftea  flatu  follis  duplicari  dimidio  horg  fpa 
do  exdtat  & auget  igne: tanto  enim  teporis  interuallo  aes  plubi  expers  cale* 
fieri  & liquefcere  aflolcnquod  autem  n5  caret  plumbo, dtius.Itacp  cum  fere 
ad  definiti  temporis  fpadu  inflauerit  follem, tuc  fordpe  remouet  prunas,  8C 
ligno  in  tenue  fdflo,quod  fordpe  prchedit,gs  mouet.Quod  fi  fadle  moue* 
re  no  potefl  fignum  eft  ipfum  prorfus  liquefaciu  nondum  efferid  fi  intelligit 
iteru  in  catillum  imponit  carbone  magnu,prunas'q?  ante  exeptasin  eundem 
reponit, rurfuscp  ad  breue  tempus  inflat  follem.  Vbi  uero  aes  omne  liquefit* 
(ftum  fuerit,  tuc  ultra  follis  flatu  no  Uti  turmam  fi  eo  uteretur  ignis  parte  acris 
cofumereqficretcp  quod  reliquu  edet  ditius  qua  panes  e quibuscft  exdfum: 
qui  no  lcuis  error  efUtacp  quaprimu  aes  faris  fuerit  liqucfa<flu,id  ipfum  fiin* 
dit  in  canaliculum  ferreurqui  magnus  aut  paruus  folet  efle, prout  multu  aut 
paucum  aes  in  catillo  experimenti  gratia  Iiquefit-Habet  autem  fuum  manu* 
brium  fimiliter  ferreum,quo  capit  ipfum  cum  ars  infufum  fuerit,  ac  immer* 
git  in  aquam  folrj  prope  locati, ut  es  refrigereturrquod  rurfus  ad  ignem  exic 
cat,cuneo'cp  ferreo  eius  cufpidem  decutit.  Portione  uero  cufpidi  proximam 
fiiper  incude  cudit,  effidtcp  bratfieamrquam  difdnditin  particulas, 

Cerulicuhis  ferreus  A.  Eius  menubriitm  B. 


Ali]  aes  liquefactum  carbone  tiliae  s 
nouas  8c  puras  femdfitrquibus  fuppo 

plenum.-tuncdifToIuiturin  globulos 

Ali)  loco  feoparu  ftramen  fumut.  Alij 

aquam 


igitantrmox  in  feopas,  ex  betula  facftas 
fitu  eft  uasligneu  fatis  amplu  &C  aqua: 
minutos,  quatuli  funt  femina  canabis, 
i lapide  latum  in  uas  imponut,& tatam 
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tflua  infundunt, quanta  fupefat  lapidem : atqj  aes  liquidu  c catillo  in  lapide 
emmdunt:cx  quo  dilapfo  globuli  minuti  fiunt.Alrj  aes  liquefaiftu  mox  fun* 
dunt  in  aqua  acq;  agitant  ufcp  co  dum  diftolutu  abeat  in  globulos,  niii  ucrd 
aes  fundatur  & ex  eo  efficiatur  bradea,  uel  in  globulos  refoluatur,  uel  lime* 
tur,igniu  ui  no  facile  liquefcit  in  catillo  cinereo.Quod  fi  liquefaiftu  non  fuc* 
riqomnis  labor  fruftra  eft  fufceptus.Eodem  aute  modo  quo  gs  in  globulos 
argentu  & plumbu  refoluuntur,  ut  iuftifsime  appedi  pofsint.  Sed  redeo  ad 
aeris  experimentu.Cum  aes  iftis  modis  praeparatu  fucriqtuc  ad  quodep  cen* 
tumpondiu  minoru  pondcru,fi  fuerit  aes  quod  plumbi  & ferri  expers  eft,8c 
quide  diues  argeti.adrjcito  plubi  fefcuncia  maioru  ponderu:  fi  uero  es  pium 
bo  no  caruerit,unda:fi  ferri  particeps  fuerit,duas  uncias.  Primo  aute  pium» 
bum  imponito  in  catillum  cinereu.deindc  cum  fumare  coeperit, adqcito  aes, 
quod  unius  hora:  &C  quartae  cius  partis  fpacio  ignis  cofumere  folet  una  cum 
plubond  ubi  fedu  fuerit  argentu  in  fundo  catilli  cofpidcstdtius  tame  igni» 
utrucp  cofumit  fi  in  fornacula  coquatur, qug  aura  infpiratunfcd  latius  eft  fu» 
perior?  eius  parte  dimidia  operculo  tegere, &fores  fencftratos  no  folumap 
ponere  ad  oftiolum,ueruetiam  feneftra  carbone  uel  lateris  portiuncula  dai( 
dere.Quod  fi  tale  aes  fuerit,  a quo  difficulter  argentu  feparatur,  anteaquam 
igni  exploretur  in  catillo  cinereo, plumbu  primo  inijriendueftin  catillu  fi* 
«ilem: deinde  gs  adrjciendu  cum  modico  fale  torrefado,  ut  & plumbu  com 
bibataes,&aes  purgetur  a recrcmento,quo  abundat.  Vcruplumbum  candi 
dum  quod  argentu  in  fe  continet,necp  ipfum  in  initio  experimenti  in  catillu 
cinereu  irtrjcere  oportet,ne  una  cum  eo  argentu,quod  fieri  folet,  cofumat  8>C 
in  fumu  ucrtatifed  pofteaqua  plumbum  fumare  coeperit  in  catillo  ficbli,  tuc 
id  ad  ipfum  adijritotquo  modo  nigru  plumbu  concipiet  argentu,  cadidum 
ucrd  ebullicqabibitcp  in  cincre:qui  ligno  in  tenue  fciflo  rcmouetur.ldem  fit 
fi  temperatura  aliqua,in  qua  inelt  plumbu  candidum,excoquitur.  Cum  ue* 
ro  plumbu  nigrum  cobiberitargentu,quod  erat  in  plubo  candido, tunc  de* 
mu  in  catillo  cinereo  coquitur.  At  plumbu  nigru,cum  quo  argentu  eft' per* 
miftu, primo  in  catino  ferreo, fuper  fornacula  ardente  fututo, liquefeat  fini* 
to.Dein  ut  aes  in  canaliculuferreu  fundito,  tum  fuper  incude  malleo  percuf* 
fum  dilatato,&  ex  eo  bradeam  efficitotpoftremo  in  catillu  cinereu  inijeito: 
quod  experimentudimidighorg  fpacio  poteftperfid.Vehemcs  enim  ignis 
calor  ei  obeffcquare  no  eft  neceffe  neqj  dimidia  fornaculae  partem  operculo 
tegere, neq?  oltiolu  cius  occludere.  At  metalla  mifta  lignata,  qug  monete  no 
minatur,hocmodoexperimur.Numos  argeteos  minores  ex  acerui  infima 
&fuprcma  parte, eiusqj  lateribus  exemptos  primo  bene  purgato:deinde  in 
catillo  triangulari  liquefados  uel  in  globulos  redigito,  uel  ex  eis  bradeas  ef 
ficito:Maiorcs  uero  qui  pendut  drachma.fidlicu,  lemudam,  unda  dilatato; 
tum  bellem  minore  globuloru  fumito,uel  par  bradeae  pondus:itemqj  alte* 
rum  bcftemrutruqj  uero  feparatim  charta  inuoluitotpoftea  duas  plubi  par* 
ticulas  in  duos  catillos  cinereos  prius  calefedos  inrjdtotquanto  ante  mone 
ta  fuerit  preciofior, tanto  minore  plumbi  portione  ad  experimentum  nobis 
opusefttquanto  uilior,  tanto  maiorctetcnim  fi  bes  argeti  tantumodo  femun 
dam  uel  unda  xris  in  fc  cotinere  dicitur, ad  beflem  minore  ad ij cimus  plubj 

r j femun 
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f£muncia,fi  ex  xquis  argeti  & xris  partibus  eoftitent,uncia : fin  in  befle  fris 
foia  femunria  uel  unda  argeti  ineffifefcuncia.Sed  quampnmu  plumbum  fu 
mare  cccperit,in  fingulfi  catillum  cinereu  fingulam  charta,in  quam  argentu 
a-rc  temperatu  effiinuolutu  imponitoios  tegulae  carbonibus  obftruitoden. 
to  ioni  coquito, donec  omne  plumbfi  & xs  cofumanturmam  acris  fuo  calo, 
re  attentu  cum  aliqua  pltibi  particula  copcllit  in  catillu:quo  modo  expen. 
mcniS  fit  fallax:tum  mafTulas  ex  catillo  extrahito  & a rccremeto  purgato-.fi 
neutra  librae  lance,in  quaimponitur,deprelTerit,fed  par  utriufcp  fuerit  pon. 
dus  experimentu  nobis  nullQ  attulit  errorfcfin  altera  depreffent  lanccm,ple 
num  cfterrorisiquareid  ipfum iterare oportct.Quod fi besin fe  cStineat  ar 
oenti  puri  uncias  fcptc,rex,uel  princcps,uel  ciuitas  qux  cudit  moneta,  adi. 
mit  uncia  qua  partim  lucratur, partim  impenditin  fibros  monetales,  atep  ut 
aes  quod  ad  argenm  adiccicqua  de  re  copiofius  dixi  in  libns  De  preao  me. 
talloru  & monetis  inferiptis.  Aureos  aut  nummos  uarrjs  modis  cxpenmun 
etenim  fi  xs  cum  auro  permiftu  fficrit,  eos  eodem  modo  quo  argeteos  igni 
excoquimus:fi  aroentu,ab  eo  aqua  illa  ualentifsima  aurum  fecemitrfin  es  SC 
argentarius  adiefto  plfibo  excoqufitunn  catillo  cinereo  donecignisxs 
& plumbu  confumat,pofterius  aurS  ab  argento  fecemitur.Reftat  de  coticu 
Ia  qua  explorare  aum  &C  argentum  uetus  eit  & ufitatu:quanqua  emm  expe. 
rimentu  quod  igni  perficitur, certius  eft,tamen  quia fxpenobis  deeft  torna 
cula  fxpe  teoula,fxpe  catilli, nec  ulla  mora  interponeda  eft, coticulx,  quam 
femper  in  proptu  habere  pofTumus,aum  argetumue  atterimus : quid  quod 
aureos  nSmos  igni  excoquere  neutile  quide  femper  fitCuerum  eligere  opot 
tet  admodu  nigram,&  fulftiris  cxpertem:quo  emm  nigrior  fuerit, & Tuitum 
magis  expers, co  melior  efle  folct:de  cuius  natura  alibi  fcripli.  Coticulx  au. 

tcni  primo  atteritur  aurufiue  argentofum,fiuexrofum,fiue  canalicnfc  fiue 
igni  exco<ffufucrit:fimiliter  argentu.  Deinde  una  aliqua  acus, qua  cius  clle  u 
roillimam  ex  colore  c5qcimus:qux  fi  nos  fallit  defe<fhi,acus  altera  colore  ha 
bens  magis  faturu  coticulx  atteritur : fin  exccfTu,  tertia  qux  dilutiore  habet 
colorem,ea  nacp  nobis  indicat  quota  argenti,ucl  xris,ucl  argeti  fimul  &x. 
ris  portio  fit  in  auro:aut  quota  xris  in  argeto.Sunt  enim  quadruplices.  1 n. 
mx  ex  auro  & argeto  fadx,fccundx  ex  auro  & xre,tcrtix  ex  auro  & argen 
to  &C  xrc,quartx  ex  argento  & gre.Primis  tribus  acuu  generibus  potifsimu 
aurum  experimur,quarto  argentu.  Sed  eiufmodi  acus  fic  parantur.Pondcra 
minora  proportione  refpodent  maioribus:utri(cp  utuntur  no  modo  metal. 
Ii  ci,fcd  etia  monctarij:ueriim  acus  fecundu  minora  formantur,&  unaquxqj 
pendit  bcflcm,quc  noflro  uocabulo  marcam  nominant.Cum  aute  bes,quo 
utuntur, qui  cudunt  auru,  diftribuatur  in  quatuor  & uiginti  binas  fextulas, 
quas  Grxco  nomine  nuc  ceratia  appellant.-binx  uero  fcxtulx  quxcp  in  qua 

tuor  fcmifcxtulas,qux  grana  uocantjfemifextulaqugqs  in  tres  quaternas  fi< 

liquas, quas  granula  nuncupant,fi  acus  fecerimus  ad  numeru  quaternarum 
filiquarum  fient  ducentx  odloginta  odto:fi  ad  numeru  femifextularum  fiue 
binorum  fcripulorufex  8C  nonaginta. Sed  iftis  duobus  modis  numerus  acu 
um  nimis  efficeretur  magnus, & ex  eis  non  paucx  propter  exigua  auri  por. 
lionem  nihil  nobis  figmhcarent,eas  igitur  ad  numeru  binarum  fcxtularu  fa. 
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cerc  couenittquo  fane  modo  acus  quacuor  & uiginti  fiuntiquaru  prima  con 
ficitur  cx  argenti  tribus  & uiginti  duellis  et  auri  unaibinas  aute  fextulas  uete 
res  dixiffe  duellas, Fannius  autor  eft.Quxcuqj  igitur  uirgula  argetea  coticu 


(ecundu  auri  portione, aut, cum  iam  auru  podere  fuperat  argentu,  fecudum 
argeti  portione  de  reliquis  acubus  cft  iudicandu.  Sccuda  acus  fit  cx  duabus 
& uiginti  duellis  argeti, & ex  duabus  auri.T crtia  cx  una  & uiginti  duellis  ar 
gcnti,&  ex  tribus  auri. Quarta  cx  uiginti  duellis  argenti, & cx  quatuor  auri. 
Quinta  ex  dcccm  & noue  duellis  argenti, & ex  quine];  auri.  Sexta  ex  decem 
& odo  duellis  argeti,&  ex  fex  auri.  Septima  ex  decem  & fepte  duellis  arge* 
ti,&  cx  fepte  auri. Odatia  cx  fcdecim  duellis  argenti,  & cx  odo  auri.  Nona 
ex  quindecim  duellis  argenti,  & cx  noucm  auri.  Decima  cx  quatuordccim 
duellis  argeti,&  ex  decem  auri,  Vndecima  cx  trcdcciin  duellis  argenti, & ex 
undecim  auri.Duodecima  ex  duodecim  duellis  argenti, & cx  totidem  auri. 
Decimatertia  ex  undecim  duellis  argenti,&  ex  treaecim  auri.  Decimaquar* 
ta  cx  decem  duellis  argenti, & ex  quatuorderim  auri.  Dccimaquinta  ex  no* 
uem  duellis  argeti, & ex  quindecim  auri.Dccimafexta  cx  odo  duellis  argen 
ti,&  cx  fcdecim  auri.Dccimafeptima  ex  fepte  duellis  argenti,&  ex  decem  8c 
feptem  auri.Decimaodaua  ex  fex  duellis  argenti,  & ex  decem  8c  odo  auri. 
Decimanona  ex  quincp  duellis  argenti,  & ex  decem  8C  noucm'  auri.  V icefi* 
ma  cx  quatuor  duellis  argcti,&  ex  uiginti  auri.  Viccfimaprima  ex  tribus  dti 
ellis  argenti, & ex  una  8c  uiginti  auri.  V icefimafecunda  ex  duabus  duellis  ar 
genti, & ex  duabus  &C  uiginti  auri.  Vicefimatertia  ex  una  duella  argenti, & 
ex  tribus  & uiginti  auri.  Vicefimaquarta  tota  formatur  ex  auro  puro. 


Itacp  primis  undecim  acubus  coticula;  attritis  experimur, quota  auri  por* 
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tiTne  uirgulx  argetex  in  fe  cotineant:re!iquisaute  trededm  no  modo  quo. 
tsurgSti  portio in uirgulis  aureis infit, fcd etia quota m monetis. Quoniam 

• J Ii.-c  T„ri  & cx  dece  xris. Quarta  cx  quindecim  duellis  aun,&  ex  no. 
am  duc  cxfcdecim  duellisauri,&  ex  odio  aeris.  Sexu  ex  decem  & 

uem  aens.fl  jcris.Septima  ex  dece  & odio  duellis  auri  & ex 

‘ex  *ns..w  nuatuor  eris.Decima  ex  una  & uigmti  duellis  aun,& 

ri'ibul  xris.  Vndecima  exduabus  & uiginti  duellis  aun,&  ex  duabus  x. 

ri  ^rima  ex  tnbus  Sc  uiginti  duellis  aun  & ex  una  xns.  Deamarer. 
Sa  e^uro  puro.Sed  hoc  genu! acuu  non  eft  multii  ufitatfi,  quod  eiufmodi 
aurei  nummi  rariores  Gnttmaxime  hi  in  quibus  magna  xns  portio  ineft.  At 
tertiS  genus  acuu,qux  conftant  ex  auro  & argento  & xre  magis  eftufitatu, 
nuod  tales  aurei  nummi  fint  uulgati . Sed  quia  cumauro  paresuel  impare, 
argJci&Cxris  portiones  mifcetur, duplices  fiunt  acus.fi  pares,  pnma  forma, 
tur  ex  duodecim  duellis  aun  & fex  argeri,&  totidem  xns.Secunda  ex  tred 

dm  duellis  auri  8C  quinque  duellis&  una  fextula  argenti  ac  totidem  duellis 

.inamfextulacris  Tertia  ex  quatuordedm  duellis  auri  &qumcp  argennac 
quindecim  duellis  auri,&quatuor  duellis  ac  una  fe. 
xtula  argeti  at®  totidem  duellis  unacp  fextula  xns.Quinta  ex  fedeam  duel 
lis  auri  & quatuor  argeti  ac  totidem  xris.  Sexta  ex  decem  & feptem  duelli, 
auri  & tribus  duellis  atep  una  fextula  argeti, ac  totidem  duellis  unacp  fextu, 

I ’■  Setatima  ex  dece  & odo  duellis  auri,&  tribus  duellis  argennac  toti 
& no„.m duelli. .mi,* d»bu.  dueUi.«c  un. 
fextula  argenti, at®  totidem  duellis  unacp  fextula  xris.Nona  ex  mginudu. 

ellis  auri  t:  duabus  argeti, ac  totidem  xris.Dcdma  ex  una  & uigmn  duellis 
auri  8fex  una  duella  unacp  fextula  argenti,  item  ex  una  duella  unacp  fextu. 
Ia  xris  Vndccima  ex  duabus  & uiginti  duellis  aun,&  ex  una  duella  argen» 
ti, atque  etiam  una  xris.Duodccima  ex  tribus  & uiginti  duellis  aun,  & una 
fextula  argeti  una®  xris.  Decimatertia  ex  auro  puro.  Ali)  ut  duo  fenp 
laargenti uel  xris,qux  infunt  in  auri  belTc,deprehendere  pofsint,acus  quin 
que  S uiginti  confidunt : quarum  prima  conflat  ex  duodecim  duellis  aun, 
& fex  argenti  ac  totidem  xris.  Secunda  ex  duodecim  duellis  unacp  fex  u. 

laauri,  &quincp  duellis  unacp  fextula  & dimidia  argenti,  ac  totidem  ue  . 

lis  una®  fextula  & dimidia  xris:  eadem  proportione  reliqux  acus  o 

tur.  At  Romanos  fcripulari  differentia  dixifTe  Plinius  autor  cffquantum  au 
ri  effet  in  aliqua  tempcratura,quantum  argenti,uel  xris.  Vtrocp  autenimo. 
do  acus,&  de  quibus  dixi,  & de  quibus  iam  didurus  fum,  conhci  poltunu 
Si  uerd  impares  argenti  & xris  portiones  cum  auro  permiflx  fuerint,  acus 
feptem  & triginta  fiunt, quaru  prima  formatur  cx  duodecim  duellis  aun, no 
uemargenti.tribus  xris. Secunda  iterum  ex  duodecim  duellis  auri, o oar. 
genti, quatuor  xris.  Tertia  etiam  ex  duodecim  duellis  auri,  feptem  argenti, 

quin®  xris . Quarta  ex  tredecim  duellis  auri,  odo  duellis  &C  dimidia  fextu. 

. ‘ laargenti. 
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Ia  'argenti, duabus  duellis  unaq;  fextula  & dimidia  aeris. Quinta  ex  tredecim 
duellis  auri, fepte  duellis  & dimidia  fextula  atcp  unis  quaternis  filiquis  arge* 
ti, tribus  duellis  & una  fextula, ac  binis  quaternis  filiquis  gris.  Sexta  ex  trede 
cim  duellis  auri,fex  duellis  & dimidia  fextula  atqj  binis  quaternis  duellis  ar 
geti,quatuor  duellis  unacp  fextula  & unis  duellis  aeris.  Septima  ex  quatuor* 
dccim  duellis  auri,feptem  duellis  & una  fextula  argeti,duabus  duellis  unaqt 
fextula  xris.Oftauacx  quatuorderim  duellis  auri,fex  duellis, &:  una  fextula 
atep  binis  quaternis  filiquis  argenti, tribus  duellis  & dimidia  fextula  ac  unii 
quaternis  filiquis  gris.Nona  ex  quatuordecim  duellis  auri,quincp  duellis  et 
fefquifcxtula  ac  unis  quaternis  filiquis  argenti, quatuor  duellis  & binis  qua 
ternis  filiquis  aeris.Decima  ex  quindecim  duellis  auri,  fex  duellis  & feiquife 
xtula  argenti, duabus  duellis  & femifextula  arris.  V ndccima  ex  quindecim 
duellis  auri, fex  argenti,  tribus  aeris.  Duodecima  ex  quindecim  duellis  auri, 
quinq;  duellis  & femifextula  argeti,  tribus  duellis  atep  fefquifcxtula  gris.De 
cimatertia  ex  fedccim  duellis  auri,fex  argeti, duabus  arris.  Decimaquarta  ex 
federimj  duellis  auri,quinque  duellis  &i  femifextula  atep  unis  quaternis  fili* 
quis  argeti, duabus  dudlis& una  fextula  atep  binis  quaternis  filiquis  aeris, 
Decimaquinta  exfedecim  duellis  auri,  quatuor  duellis  & una  fextula  atqj  bi 
nis  quaternis  filiquis  argeti,tribus  duellis  &C  femifextula  ac  unis  quaternis  fi 
liquis  acris.  Decimafexta  ex  decem  &feptem  duellis  auri,  quinq  duellis  & 
femifextula  argeti, una  duella  & fefquifextula  aeris.  Decimafeptima  ex  dece 
& fepte  duellis  auri,  quatuor  duellis  et  una  fextula  atep  binis  quaternis  filicjs 
argeti, duabus  duellis  & femifextula  ac  unis  quaternis  filiquis  arris.  Dcrim2 
oaaua  ex  decem  & fepte  duellis  auri,  quatuor  duellis  & unis  quaternis  fili* 

Suis  argeti, duabus  duellis  & fefquifextula  atq  binis  quaternis  filiquis  gris, 
ledmanona  ex  xvm. duellis  auri,  quatuor  duellis  & una  fextula  argeti, 
una  duella  unaqj  fextula  gris.  Vicefima  ex  dece  & odo  duellis  auri,quatuor 
argeti, duabus  aeris.  Vicefimaprima  ex  dece  & odo  duellis  auri,tribus  duef 
lis  & una  fextula  argeti, duabus  duellis  & una  fextula  aeris.  Vicefimafecuda 
ex  xix.  duellis  aun, tribus  duellis  & fefquifextula  argeti, una  duella  & femi 
fextula  gris. Vicefimatertia  ex  xix.  duellis  auri,  tribus  duellis  &femifextu 
la  ac  unis  quaternis  filiquis  argeti,  una  duella  & una  fextula  ac  binis  quater* 
nis  filiquis  arris.  V igefimaquarta  ex  x i x. duellis  auri, duabus  duellis  & fef* 
quifextula  atejj  binis  quaternis  filiquis  argenti,  duabus  duellis  & unis  qua* 
ternis  filiquis  arris.  V icefimaquinta  cx  uiginti  duellis  auri,  tribus  argenti, u* 
na  gris . V icefimafexta  ex  uiginti  duellis  auri,  duabus  duellis  & una  fextula 
atqj  binis  quaternis  filiquis  argenti, una  duella  & femifextula  ac  unis  quater 
nis  filiquis  xris.  V icefimafeptima  cx  uiginti  duellis  auri,  duabus  duellis  & 
femifextula  ac  unis  quaternis  filiquis  argenti,una  duella  unacp  fextula  & bi* 
nis  quaternis  filiquis  gris.Vicefimaodaua  ex  una  & uiginti  duellis  auri,dua 
bus  duellis  Sc  femifextula  argeti , fefquifextula  gris.  Vicefimanona  ex  una  & 
uiginti  duellis  auri,duabus  argeti, una  xris.Tricefima  ex  una  &C  uiginti  duel 
lis  auri,  una  duella  & fefquifextula  argenti,  una  duella  & femifextula  xris, 
Triccfimaprimacxxxii.duellisauri,  una  duella unacp  fextula argenti.una 
fextula  xris.Tricefimafecunda  ex  duabus  & uiginti  duellis  auri, una  duella, 
i & femi* 
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mtfextula  xris.Tricefimaquinta  cx  tribus  &C  uiginti  duellis  auri,unaTextula 
tniiextula  *ns  4 j{  jfen,ifcxtui,  ct  u„is  quaternis  fibquis  gns, 

Tricefimafcxca  ex  tribui  & uigint i duellis  auri.una  fextulaet  ums  quaternis 
liliauis  arpcti,femifextula  & binis  quaternis  filiquisxns.TnceGmafeptima 
ex  auroluro .Cum  aut  raro  inueniatur  aurci.qui  cxbefTeaurvn  quo  no  uv 
funt.  quindecim  duellae  auri,fignatur,nonull.  tantu  o<Tto_&  uigint.  acus  c h 
Sa«  quida  i iam  ditfHs  diuerfas.quod  aunnuftura  cuargento  Stptu» 
terdd  fit  diuerfa:eani  acuum  prima  formatur  ex  quindecim  duellis  aun,  fex 
duellis  & una  fextula  atqj  binis  quaternis  filiqu.s  argenti, duabus  duellis 
femifextula  ac  unis  quaternis  filiquis  xns.Secuda  ex  quindecun  duellis  au 
ri  fex  duellis  & unis  quaternis  filiquis  argeu.duabus  duellis  & fcfquifexcue 

raacbinisquaternisfiliquisa.risTertiaexqu.ndec.mduell.saunqu.nque 

duellis  & fcmifextula  argeti,  tnbus  duellis  & fefquifextula 
fedecim  duellis  auri.fex  duellis  & femifextula  argeti,  unaduella  &fefqu.f^ 
xtula  a: ris. Quinta  ex  fedecim  duellis  auri.qu.ncp i duellis  bC  una  fextula  atep 
binis  quaternis  filiquis  argeti,  duabus  duellis  & fem.fextu  aac  ums  quater 

nis  filiquis  aris.Sexta  ex  Mccim  duellis  aun.quatuor  duellis &fefquifextu 

la  atep  binis  quaternis  filiquis  argeti, tribus  duellis  &un»  quaternis  filiqu« 
xrisdScpt.ma  cx  dece  & feptem  duellis  aun.quincp  duellis  & una  fextula  ua 
niscp  quaternis  filiquis  argeti, una  duella  & femifextula  atep  b'n,s 
filiquis  xris.O  <fhua  ex  decem  & feptem  duellis  aun,  qumcp  duellis  & ums 
quaternis  filiqu.s  argenti,  una  duella  & fefqttifcxttal1  & btms 
quis  acris. Nona  ex  decem  & fepte  duellis  aun.quatuor  duellis  8c  unalextu 
la  ac  unis  quaternis  filiquis  argenti,duabus  duellis  &C  femifextula  atep  b.ms 
quaternis  filiquis  acris. Decima  ex  decem  & odo  duellis  aun.quatuor  dueU 
lis  & una  fextula  arg«i,una  duella  unacp  fextula  xris.  Vndecima  ex  dece  SC 
odfo  duellis  aun.quatuor  duellis  argeti.duabus  duellis  fns.Duodecima  ex 
x v 1 1 1 .duellis  auri.tribus  duellis  &i  una  fextula  argeti,  duabus  duellis  K u* 
na  fextula  xris.Decimatertia  ex  x i x.duellis  auri, tribus  duellis  a ielqui  e< 
xtula  ac  unis  quaternis  filiquis  argenti,  una  duella  atep  binis  quaternis  x * 
quis  acris.  Dccimaquarta  ex  xix. duellis  auri,  tribus  duellis  oaemuextu  a 
ac  unis  quaternis  filiquis  argenri,una  duella  unacp  fextula  atqj 
nis  filiquis  gris.Decimaquinta  ex  x i x.duellis  auri,duabus  duellis  oi  lelqut 
fextula  ac  unis  quaternis  filiquis  argenti,  duabus  duellis  & binis  quatenus 
filiquis  xris.Decimafexta  ex  uiginti  duellis  auri,tribus  argenti,una  gns.  e 
cimafeptima  ex  uiginti  duellis  auri,duabus  duellis  & una Tcxtula  argeo,una 
duella  unacp  (extulaxris.Decimaoiflaua  ex  uigintiducllis  auri,  duabus  ar« 
genti  & totide  xris.Decimanona  ex  xx  i.duellis  auri, duabus  duellis  ec 

mifextula  ac  unis  quaternis  filiquis  argenti, una  fextula  atep  binis  quaternis 
filiquis  xris . Vicefima  ex  una  oC  uiginti  duellis  auri,  una  duella  & felquuc* 
xtula  ac  unis  quaternis  Gliquis  argenti,  una  duella  atque  binis  quatenus  ‘l* 
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fiquis  aeris . Vicefimaprima  ex  una  8d  uiginti  duellis  Auri,  una  duella  & una 
fextula  atcp  binis  quaternis  filiquis  argeti,  una  duella  & femifextula  ac  unis 
quaternis  filiquis  xris.  Vicefimafecunda  ex  duabus  & uiginti  duellis  auri, 
una  duella  unacp  fextula,atcp  binis  quaternis  filiquis  argenti,  femifextula  ac 
unis  quaternis  filiquis  xris.  Vicefimatertia  ex  duabus  & uiginti  duellis  au» 
ri.una  duella  unaqj  fextula  argertti,una  fextula  xris.  Vicefimaquarta  ex  dua 
bus  & uiginti  duellis  auri,  una  duella  & femifextula,  ac  unis  quaternis  fili» 
quis  argeti, una  fcxtula  atep  binis  quaternis  filiquis  xris.  Vicefimaquinta  ex 
tribus  oC  uiginti  duellis  auri,fcfquifextula  ac  unis  quaternis  filiquis  argenti, 
binis  quaternis  filiquisxris.  Vicefimafexta  ex  tribus  8C  uiginti  duellis  auri, 
fefquifextulaargcntffemifcxtuIaxris.Vicefimafeptima  ex  tribus  Sc  uiginti 
duellis  auri, una  fextula  atq;  binis  quaternis  filiquis  argenti,  femifextula  ac 
unis  quaternis  filiquis  xris.  Vicefimaodlaua  ex  auro  puro.Sequitur  quartu 
genus  acuum, quibus  argenteos  nummos, qui  xs  in  fe  continent,aut  xrcos, 
quiargetum,cxploramus.Bes  autequo  argentu  ponderamus,  diftribuitur 
dupliciter:  uel  enim  duodecies  in  quincp  drachmas  8e  unu  fcripulum,qux 
pondera  uulgus  numos  nominatrquoru  quodq;  rurfus  partimur  in  quatu» 
or  & uiginti  quaternas  filiquas,quas  idem  uulgus  granula  appcllatiuel  in  (e 
decim  femuncias,quas  lothones  nuncupant:quaru  quxcp  rurfus  diuiditut 
aut  in  decem  &odlo  quaternas  filiquas,  quas  uocant  granula,  aut  fcdeciin 
femundas, quarum  ut  quxcp  diftribuitur  in  quatuor  drachmas,  ita  quxcp 
drachma  in  quatuor  nummos:fecudum  utrancp  bcfsis  diuifionem  forman» 
turacus,fecundu  priore  ad  numeru  dimidiorum  numdm  quatuor  Sc  uigin» 
ti:fccundu  alteram  ad  numeru  dimidiarum  femunciaru,hoc  cft  ficilicorum, 
una  & triginta:nam  fi  conficerentur  ad  numeru  minoru  ponderum,  iterum 
numerus  acuum  efficeretur  nimis  magnus, & ex  eis  non  paucx  propter  exi» 
guam  argeti  uel  xris  portionem  nihil  fignificarent  nobis:utrifcp  tam  uirgu» 
las  quam  monctas,qux  ex  argento  & aere  conftant,experimur.  Altcrx  fic  fe 
habcnt.Prima  effidtur  ex  tribus  8C  uiginti  xris  partibus, & una  argenti  par» 
te:quare  quxcuncp  uirgula  uel  nummus  coriculx  attritus  ipfam  ita  colorat 
ut  hxcacus,in  ea  ineft  quarta  Sfuicefima  argeti  porrio:atqj  ita  quocp  fecun 
dum  argenti  portione,cum  fuperat  xs  iudicandu  cft.  Scctida  acus  cdficitur 
ex  duabus  8c  uiginti  xris  partibus  & duabus  argea|i.Tg-tia  ex  una  & uigin 
ri  gris  partibus,»:  tribus  argenti. Quarta  cx  uiginti  fris  Jtartibus  & quatuor 
argenti.Quinta  ex  decem  cx  nouem  xris  partibus  & quinq?  argenti.  Sexta 
ex  decem  & odio  xris  partibus  & fex  argenti.  Septima  cx  decem  & feptem 
xris  partibus  & feptem  argenti. Odlaua  ex  fedecim  xris  partibus  8C  odio  ar 
genti.Nona  ex  quindecim  eris  partibus  fi X nouem  argenti. Deama  ex  qua» 
tuordecim  xris  partibus  & decem  argeti.  V ndecima  ex  tredecim  xris  parti 
bus  8C  undecim  argeti.Duodecima  ex  duodedm  xris  partibus  & totidem 
argenti.Derimatcrtia  cx  undecim  xris  partibus  & tredecim  argenti.  Dea» 
maquarta  ex  decem  xris  partibus  & quatuordecim  argenti. Dedmaquinta 
ex  noue  xris  partibus  & quindecim  argeti.  Decimafexta  ex  odio  f ris  parti» 
bus  8C  fedecim  argeti.Dccimafeptima  ex  fepte  jris  partibus  & dece  & fepte 
argeti, Decimaodlaua  ex  fex  xris  partib,8d  dece  & odio  argeti.  Decimano» 
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ha  ex  quincp  eris  partibus  &dece  & noucargenti.V icefima  ex  quatuor  eri* 
partibus  & uiginti  argeti.  Viccfimaprima  ex  tribus  acris  partib.  & una  Sc  ui 
ginti  argeti.  Vicefimafecuda  ex  duabus  acris  partibus,  & duabus  ac  uiginti 
argeti.  Vicefimatertia  ex  una  acris  parte  & tribus  ac  uiginti  argeti  partibus. 
Viccfimaquarta  ex  puro  argeto.  Alterae  uero  acus  ita  (e  habent-Prima  confi 
citur  ex  quindecim  femuerjs  acris,&  una  femucia  argeti.Secuda  ex  quatuor* 
decim  femucijs  & ficilico  arris, & femucia  atra  ficilico  argenti.  Tertia  ex  qua 
tuordedm  femucijs  gris,& duabus  argenti.  Quam  ex  trededmfemucij&84 
fidlico  aeris, & duabus  femunerjs  & ficilico  argenti. Quinta  extredecim  fe* 
muncijs  acris  & tribus  argenti.Sexta  ex  duodecim  femuncijs  & fidlico  acris 
& tribus  femunerjs  atep  ficilico  argenti.Septima  ex  duodedm  femundjs  ar< 
ris  & quatuor  argenti. Oclaua  ex  uudcdm  femundjs  & fidlico  acris  & qua* 
tuor  femuncijs  atep  ficilico  argcti.Nona  ex  undedm  femuerjs  g ris  & quincp 
argenti.Dcdma  ex  decem  femuncijs  8i  fidlico  acris,ac  quincp  femuerjs  atep 
fidlico  argenti.  Vndeama  ex  decem  femundjs  aeris  & lex  argenti.  Duode* 
cima  ex  nouem  femundjs  & fidlico  arris,&  fex  femucijs  atep  fidlico  argeti, 
Dedmatertia  ex  nouem  femunerjs  acris, & feptem  femundjs  argenti.  Deci* 
maquarta  ex  odio  femundjs  & ficilico  xris,&  feptem  femucijs  & Gdlico  ar* 
genti.Decimaquinta  ex  odio  femunerjs  acris,&  totidem  argenti. Decimafe* 
xta  ex  leptem  femundjs  & ficilico  ac  ris, ac  odio  femundjs  & ficilico  argenti. 
Derimafeptima  ex  feptem  femucijs  xris,&  nouem  argenti.  Decimaodlaua 
ex  fex  femunerjs  & ficilico  acris, & nouem  femuncijs  atep  ficilico  argeti.  De* 
cimanonacx  fex  femuncijs  xris,& dece  argenti.  Vicefima  ex  quincp  femun 
cijs  & fidlico  acris,ac  decem  femundjs  atqj  ficilico  argenti  .Viccfimaprima 
ex  quincp  femuncijs  xris,&f  undecim  argenti.  Vicefimafecunda  ex  quatuor 
femundjs  & ficilico  acris,ac  undecim  femunerjs  8c  fidlico  argenti.  Vicefima 
tertia  ex  quatuor  femuncijs  seris,  8f  duodecim  argenti.  Viccfimaquarta  ex 
tribus  femuncijs  & ficilico  acris,  ac  duodecim  femuncijs  & fidlico  argenti. 
Vicefimaquintaex  tribus  femundjs  xris,&  tredecim  argenti. Vicefima  fe* 
xta  ex  duabus  femundjs  8c  ficilico  acris, ac  trededm  femundjs  & fidlico  ar* 
genti.  Viccfimaleptima  ex  duabus  femundjs  acris,  & quatuordedm  argeti. 
V icefimaodtaua  cx  una  femunda  & fidlico  xris,&  quatuordedm  femucijs 
atep  ficilico  argenti. Vi^efimanona  ex  una  femuda  acris,  & quindecim  femu 
cijs  argenti. TriceAlfia  ex  fidlico  gris  & quindecim  femuncijs  atep  ficilico  ar 
genti.Tricefimaprimaex  argento  puro.  Hxchatfienus.  Pluribus  fortafle 
uerbis  quam  optimaru  artium  ftudiofi  defiderent, tamen  ad  harum  rcruco* 
gnitionemneccflarijs:nuncdeponderibusdicam,quor5  faepe  mentionem 
fedtea  duplida  funt  metallicis, maiora  fcilicet  Sc  minora . Centumpondium 
eftprimu  &£  maximum  pondus, nimirum  centum  librarum,atcp  ob  id  cente 
nariu  dufitum. Dimidium  centupondium  fecudum : &C  quidem  quinquagin 
ta libraru.Quarta  centupondij  pars, quae  eft  quincp  & uiginti  librarum,  eft 
tertium  pondusiquartu  fedecim  libra rum:quintum,oiflo:lex tum, quatuor: 
leptimum,duarum:odiauum,librg  unius.Hxc  uero  libra  eft  fededm  uncia* 
rum.-cuius  dimidia  pars  nempe  felibra,  quam  noftri  marcam  nominant,  eft 
unciarum  o<fto;ftue,utipfi  diuidunt,(emundarum  (ederim : quae  felibra  eft 
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nonum  pondus.  At  decimum  eft  fcmunciarum  ocfto,undedmum,quatuorJ 
duodecimum, duarum, decimumtcrtium,  unius  femundac : decimumquar* 
tum,licilici:dedmumquintum, unius  drachmae : decimumfcxtum*dimidiac 
drachmae. Ita  diftribuuntur  maiora  pondera . Minora  ucro  funt  portiones 
fadftc  ex  argento  ucl  orichaIco,ucl  arrc.-quarum  prima  &:  maxima  pleruncp 
pendit  drachmam  unam : quanto  enim  minora  fuerint,  tanto  utiliora  funt: 
minus  enim  & ucnae,ucl  metalli  cxpcriendi,&  plumbi  nobis  opus  cft.Ea  au 
tem  portio  nominatur  centumpondium,refpondet'cp  maiori  librarum  nuo 
mero:quas  item  centum  pendit.Sccunda  eft  librarum  quinquaginta: tertia, 
quincp  & uiginti:quarta,fedecim:quinta,o(fto:fexta,quatuor:feptima,  dua* 
rum,o(ftaua,unius  librac:nona,felibrsc:dedma,  oifto  femunciarum : undecim 
ma,quatuor:duodccima,duarum:dedmatertia,unius : decimaquarta,  (icili* 
d:qux  eft  ultima . Nam  portiones, quae  refpondcnt  drachmae  Sc  dimidiae 
drachmae  non  funt  ulitatac.In  his  autem  portionibus  ponderum  minorum 
omnibus  numeri  librarum  & fcmunciarum  funt  inferipd.  At  metallici  qui* 
damxrarrj  minora,ut  etiam  maiora, pondera  aliter  diftribuunt  in  partesiete 
nim  eorum  maximum  pondus  pendit  libras  centum  & duodecim,  qug  pri* 
ma  particula  eft:  fecunda,  qua  tuor  &rfcxaginta:tertia, duas  & trigintarquar* 
ta,fedecim:cjuinta,o<fto:fexta,quatuor:feptima,duas:ocftaua,unam:nona,(e 
libram,  liue  femundas  fcdcdm:dedma,femudas  odto : undecima,  quatuor: 
duodecima, duas:dccimatcrtta, unam. 


V ertim  minorem  felibram,quam  noftri,ut  laepe  dixi,  appellant  marcam, 
Romani  beflem  nominare t, aeque  ac  maiorem  moneta  rT),qui  cudut  aurumw 
partiuntur  in  quatuor  & uiginti  binas  fcxtulas : lingulas  binas  fextulas  iA 
quatuor  femifextulas : lingulas  femifextulas  in  tres  quaternas  liliquas.  Sin^ 
gulas  praeterea  quaternas  liliquas  quidam  in  quatuor  liliquas : fed  plerique 
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omittetes  femifcxtulas,  mox  binas  fextulas  diuidunt  in  duodecim  quater* 
nas  filiquasinec  has  partiuntur  in  quatuor  filiquas.Itaque  prima  & maxima 
particula^  que  bes  cft,pcndit  quatuor  & uiginti  binas  fextulas:fec5da,duo* 

dccim  tertia,fcx:quarta,tres:quinta5duas:(exta,fingulas  fiuc  quatuor  femi* 

fcxtulas  fcptiina,  duas  fcmifextulas : odaua,unam : fiuc  tres  quaternas  fili* 

auasnona,duas:dedma,unam.Quinctiam  monctan,,qu.  fignant  argentu, 

bellem  minorem  fimilitcratcp  maiorem  partiunturrnoftr.  quidem  in  femu* 
das  fcdccim,fcmunria  ucro  in  decem  &odo  quaternas  filiquas.lpfis  autem 
particula-  funt  decem, quibus  in  alteram  librx  lancem  impofitis,  ponderant 
argentum  quod,c«ltn  igni  experiuntur  mifturam/upereft  acre  iamconfum* 
oto-quarum  prima  cft  bes,&:  pendit  fcmuncias  fedccim : fecundando : ter. 
tia  quatuor.quarta  duasrquinta  un5,  Guc  decem  & odo  quaternas  filiquas: 
fexta  noucm  quaternas  filiquas:feptima,fex : odaua,tres : nona,duas:deci* 
tna,unam.  At  Norebcrgfj  monetarii, qui  cudunt  argentum, bellem  cnam  di 
uidunt  in  fcmucias  fedccim, fed  femudam  in  quatuor  drachmas,drachmam 
in  quatuor nummulostquibus  funt  noucm particulx:  quarum  pnmapen* 
dit fcmuncias  fcdccim:fecunda,odo: tertia, quatuonquarta  duas.quinta,  u* 
nam.BcfTem  enim  non  aliter  ac  noftri  diftnbuunt:fed  quia  femunc.am  par* 
tuitur  in  quatuor  drachmas, fexta  particula  pendit  duas  drachmas:feptima, 
unam,  fiuc  nummulos  quatuor:odaua,nummulos  duosrnona  unum . Ve* 
rum  Agrippincnfes  & Antuerpiani  diuidunt  beffemin  duodecim  quinas 
drachmas  & fin cula  fcripula, quae  pondera  nummos  appellant.Qiiodq;  ue 
ro  rurfus  diftribuunt  in  quatuor  & uiginti  quaternas  filiquas,  quas  nomi* 
nant  granards  autem  funt  decem  particula:: quarum  prima  cft  bes,a  pen  it 
duodecim  nummos:fccunda,fcx:tcrtia,tres : quarta, duos : quinta,  unum  i* 
uc quatuor  & uiginti  quaternas  filiquas: fexta, duodecim  quaternas  lili* 
quas:fcprima,fex:odaua,tre?:nona,duas:decima,unas.Itaqj his  xque aeno 

ftris  bes  diuiditur  in  quaternas  filiquas  ducentas  odoginta  odo:Norcber* 
grjs  ucro  in  nummulos  ducentos  quinquaginta  fcx.Poftrcmo  Veneti  bel* 
(em  partiuny^rflii  undas  pdo:unciam,in  quatuor  ficilicos:ficilicum,in  lili* 
quas  fex  SOsgirita:qui  duodecim  particulas  facere  pofliint,  quibus  uwtur, 
li  quando  Wturas  argenti  6c  acris  experiri  uclint.quarum  prima  erit  bes  OC 

pendet  uncias  odo^^tquatuor:tertia,duas,quarta,  unam,  fiueficilicos 

quatuor.q  Jita,li1i^BPios:fcxta,  ficilicumunu:feptima,  filiquas  decem 
odo:odaua,nouemlrfona,fex:decima,tres:undecima,duas : duodecima, 
unam. Quoniam  ucro  Veneti  diftribuunt  beffem  iri  filiquas  mille  centum 
quiB)uaginta  duas , & quaternae  filiqux  ducentx  odoginta  odo, in  quot 
nd|fti  diuidunt  beflem, efficiunt  totidem  filiquas,  utricp  idem  febriunt : etfi 
Veneti  bellem  minutius  conddunt.Atcp  ponderum  tam  maiorum  quam 
minorum, quibus  metallici  utuntur, ha-c  fere  ratio  eftritcmqj  minorum, qui* 
bus  monetarrj  Sf  mercatores  cum  metalla  & monetas  experiri  folcHt.  Maio 
j-cs  uero  bclTes,quos  adhibent  cum  magnas  carundcm  rerum  mjflaspon* 
^■erant,cxplicaui  libro  Dc  reftituendis  menfuris  Sc  ponderibus  inferipto, 
feciindo  Dc  precio  metallorum  & monetis. Tres  autem  minores  libra: 
fiint,quibus  uenas,  metalla,  additamenta  poderamus:prima,  qua  plymbum 
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& addi  tamenta:ca  inter  minores  iftas  libras  cft  maxima:& odio  maioris  po 
deris  unerjs  in  eius  alteram  lancem , & totidem  in  alteram  impolitis  uitlum 
nonfacit.Secundafubtiliorefl,quapondcramusuenas  experiedas uel me# 
tallum:ca  centumpondium  minoris  ponderis  bene  ferre  poteft  in  altera  lan 
cc,atcp  in  altera  uenam  uel  metallum  tam  grauc  quam  tantulum  centupon* 
dium  eft.Tcrtiaeftfubtilifsima, qua  ponderamus  malTulamauri  uelargcn* 
ti,quc  experimento  perfedto  in  catilli  cinerei  fundo  refedit.Quod  fi  quis  fe* 
eunda  libra  ponderabit  plumbum,  uel  tertia  uenam,  multum  cis  nocebit. 
Quod  autem  metalli  pondus  minus  ex  ucna:  ucl^nctalli  mifticcntumpon* 
dio  minore  conficitur,idem  metalli  pondus  maius  ex  uenx  uel  metalli  mu 
fb  centumpondio  maiore  conflatur. 


Prima  lira  miiur  A.  Secunla  B. 
Ttrtiainloculamtntoftifiu  C. 
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vemadmodvm  ucnas  experimenti  grana  tratfbw 
rc  conucniat,fuperiore  libro  explicaui,  nuncaggre 
dcrer  ad  maius  opus,  id  ipfum  fcilicct,quod  nobis 
parit  metalla,  nifi  prius  uenarum  praeparandarum 
rationes  eiTent  exponendae : cum  enim  natura  me« 
talla  plerucp  procreare  foleat  impura  & mifta  cum 
terris  & fuccis  ederetis, & lapidibus,neceflc  eft  eas 
res  fofsilcs,  plcrafcp  auenis  metallicis  anteaquam 
excoquantur, quoad  fieri  poteft,(epararc.  Itaqj  qui 
bus  modis  uena:  difeernantur,  tundantur  malleis,  uran tur,tundantur  pilis, 
molantur  in  farinam,cribrentur,laucntur,torrcantur,crcmcnturnuc  dicam, 
exordiarcp  a prima  laborandi  ratione.  Periti  metallici  cum  ucnas  fodiunt, 
mox  in  ipfis  puteis  aut  cuniculis  materiam  metallica  difccmunt  a terris,  fuc* 
cis  concrctis,lapidibus:preciofamtp  in  alucis,uilcm  in  uafis  reponut.Quod 
fi  foflor  aliquis  rerum  metallicarum  imperitus  n5  fecerit , aut  peritus  etiam 
nccefsitatc,cui  paredum  fuit.coadtus  facere  non  potuerit,  quamprimum  id 
quod  cfFoftum  eft,  ex  fodina  fuerit  extractum,  omne  luftrari  debet, uena-qj 
pars  metalli  diucs  difeerni  ab  eius  pane  metalli  experte, fiue  terra  fiuc  fuccus 
concretus,fiue  lapis  fucrit.Nam  ucnam  inutilem  fimul  cum  utili  excoquere 
damnofum  cft:fiquidem  impenfae  pereunt, quod  ex  terris  lapidibus  con* 
flentur, recrementa  tantummodo  inania  & inutilia : ex  fuccis  concretis  quia 
dam  impediant  metallorum  exeotftionem,  &T  damnum  dent.  At  laxa, qua: 
funt  ad  ucnam  diuite,etiam  ipfa,ne  quid  metalli  percat,fun t tundenda,  com 
minuenda,  lauanda.  Verum  fi  fofibres  uel  ignari,ucl  incauti  uenas,  dui*  cu 
cauarcnt,cum  terris  & (axis  comifcucrunt,  munus  mctallq|pdis  feccrnenal, 
uel  uena;  praedantis  non  uiri  modo  fufdpiunt,(cd  eti  Apu^i  uel  mulieres: 
eamuero  mifturam  in  abacum  Iongu,cui  totos  fere  diXafsidcnt,  inrjciun', 
& ab  ea  metallum  feparanttfeparatum  in  alueos  colliguntrcollc&um  in  uala 
imjdunt.qux  in  offidnam,in  qua  uenx  excoqui  folent,inuchuntur, 

Abtati  IoirgKi  A.  Alnei  B.  Vtft  c. 
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Sed metallorum, qua?  pura'uel  rudia  funt  cftolla.quod  genus  funt  argcrt 
rumpuru,aut  rude  plumbei  ucl  cinerei  coloris,  mallasprxfidcs  fodinarum 
Iapidi  fuperimpofitas  malleis  quadrangulis  8c  crafsis  pcrcuticntcs  dilatant: 
quas  laminas  deinde  ucl  truco  impodtas  ferreis  cuneis  malleo  pcrcufsis  fc* 
cantinpartcsruel  ferramento, forficis  fimili  concidunt: eius  altera chela, in 
trunco  immobili  infixa,longa  cft  pedes  trcs:altera,qux  metallum  concidit, 
fex.Gas  autem  metalli  panes  pofthacc  cxcodores  in  catillis  ferreis  calfadlas 
in  fecundis  fornacibus  excoquunt. 

Mtullimifc  A.  M«llrus  B.  Gmriu  C. 

Tnutcw  D.  Tormentum  forfici  Jimle  E. 
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Etfi  uero  fofiores  in  puteis  aut  cuniculis  res  folsiles  difcrcucrunt,  tamen 
uena:  metallicx  ex  ipiis  extratfhe  auteueiffoc  malleis  in  partes  frangenda: 
lunt,ucl  minutim  contundendae,comminucndxcp,ut  illo  etiam  modo  prp» 
flamiorcs  Sc  meliores  partes  a udioribus  & deterioribus  difeerni  pofsintt 
quod  in  ucnis  excoquendis  plurimum  ualettetenim  fi  diferimine  remoto  ue 
na:  excoquantur,  preciofa  non  raro  magnum  detrimentum  accipit, priu& 
quam  uilis  igni  liquefcauaut  una  alteram  confuminquod  ne  fiat  partim  hac 
diligentia,partim  additamentis  poflumus  caucre : fed  fi  uena  metalli  alicui 
ius  uilis  fuerit,  eius  cxtratflac uel  euetflac, meliorem  partem  coiuiccre opor* 
tet  in  unum  aliquem  loeurmdeteriorem  uero  itemep  faxa  abrjccrc.  Difcrc# 
tores  autem  cuicp  abaco  durum  et  latum  lapidem  imponunt.  Abaci  plerucp 
longi  &C  lati  quatuor  pedes  condant  ex  afleribus  inter  fe  coagmentatis : ad 
quorum  latera  & tergum  afferes,  ex  eis  circiter  pedem  emineres,  affixi  funt: 
frons, cui  fccretor  afsidet,  patet.  Eorum  uero  alrj  uena:  auri  uel  argenti,  diui* 
tis  maffam  lapidi  fuperimpofitam  5 i malleo  lato,  fed  non  craflo,  pcrcufTam 
modo  in  partes  frangunt,&  in  unum  uas  contjciuntrmodd  frangut  & pra:» 
flantes  a uilioribus  dneernentes,  unde  nomen  inuenerunt,  eas  ieparatim  in 
diuerfa  uafa  inrjciunt  8 C colligunt.  Alrj  uero  uense  minus  auri  uel  argenti  di# 
uitis  maflam  item  lapidi  fuperimpofitam,malleo'cp  lato  & crafTo  pcrcuffam 
minutim  cotundunt ; ac,  cum  multa  fuerit  comqiinuta,  colledlam  in  unum 
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Uas  inrjciunt. V aforum  duplex  genus  eft:  alterum  altius,  SC  in  medio  paulo 
amplius  quam  in  infimo  uclfummo:  alterum  humilius.  Quod  cum  in  imo 
amplius  ftt,continuo  furfum  uerfus  aliquanto  cftanguftius:  illud  fupcrius 
operculo  tegitur, hoc  non  tegitunfed  bacillum  ferreum  per  eius  anias  pene» 
trans  utrinqj  recuruatunquod  manibus, cum  uas  deportandum  eft,  prehen 
ditur.Difcrctores  autem  in  primis  afsiduos  cilc  oportet. 

Aturus  A.  Afferes  eminentes  B.  Malleus  c.  Melleus ipuduit- 
gulus  D.  Vas  ullius  E.  Vustamilius  f,  Bdcillm  ferrem  G. 


Alter  modus  uenas  tundendi  malleis  hic  eft : magna  uena:  durae  fragme» 
ta  cotunduntur  anteaquam  urantur.Operariorum  certe, qui  Gofelarise  ifto 
modo  magnis  malleis  tundunt  pyritas , pedes  funt  corticibus  quafi  ocreis 
armati,  manus  chirothecis  praelongis:  ne  glareae  de  fragmentis  defilientes 
eos  laudent. 

Pyris*  A.  Cortices  b.  Chitctbcc*  C.  Malleus.  D< 
v - - s 4 Atin 
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At  in  magna:  Germaniae  regione,  quae  Veftofalia  dicitur,  &C  in  Germa* 
niae  inferioris  regione  quae  Eifalia  nominatur, operari)  contra  uenaru  prius 
udarum  fragmenta  in  rotundam  arcam,  lapidibus  durifsimis  arcte  (iratam, 
conicdta  terunt  fcrramentis,quac  figura  fere  malleis  fimi1iafunt,ufu  tribulis: 
nam  longa  pedem,Iatapalmam,crafladigitu,in  medio  Gcuti  mallcihabent 
foramen, in  quo  includitur  manubrium  ligneum  n5  admodum  cranum,fcd 
longum  ad  pedes  tres  & dimidium, ut  operari)  eius  poderis  inclinatiore  ue 
hementiusuenarum  fragmenta  percutere  pofsintdata  ucro  ferramenti  par* 
te  percuticntes  ea  contcrunt:quo  modo  etiam  tribulis, quanquam  ea  lignea 
& teretia  funt,atcp  ad  perticas  appenfa,frumcnta  in  area  teruntur.  Venas  au 
tem  comminutas  fcopis  conuerrentes  in  officinam  inuchunt:inqua  latian» 
tur  in  area  curta:ad  cuius  caput  lotor  flans  rutro  ligneo  furfum  uerfus  trahit 
aquamtqug  rurfus  dclapfa  id, quod  leue  efl, rapit  in  fubietftum  canalem:qu3 
lauandi  rationem  paulo  poflplanius  explicabo. 

Are * Iapidibus  firtu  A.  Veiurmfrtgmemt  B.  Artiutninm 
frtgmmtiSTeftru  C.  fcrrtmtntwn  D.  Eius mtnubrium  E. 

Scopit  f.  Arctem*  G.  Rutrum ligtiotm  H. 
i.  ' Atdua* 
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At  duabus  dc  cautis  ucnx  uruntur:  uel  enim  ut  ex  duris  molles  & fragi* 
lesfatflx  facilius  aut  tundi  malleis  pilis'ue,  aut  mox  excoqui  pofsinttucl  ut 
res  pingucscoburantur  fulfurfalicct,bitumen,auripigmcntu,fandaraca:fed 
fulfur  fxpius  in  ucnis  metallicis  incft,&  plerunquc  plus  quam  extera  nocet 
metallis  omnibus,excepto  auro.ucrum  maxime  nocet  ferro,  minus  pium' 
bo  candido  quam  uel  cinereo, uel  nigro, uel  argento, uel  xri.  Quoniam  ue* 
ro  rarifsimeinucnituraurum,inquonon  fit  argentum, etiam  uenx  auri  fui* 
furin  fe  continentes  urendx  funt  priufquam  excoquantur : etenim  fulfurir» 
dnerem  refoluit  metallum  in  uchementifsimo  fornacum  igni,atcp  ex  eo  re* 
crementum  efHcit:idem  agit  bitumen:  imo  interdum  argentum  confumit: 
quod  in  cadmia  bituminofa  licet  uidere . Sed  nunc  ad  urendi  modos  uenio: 
& primo  quidead  cum, qui  omnibus  uenis  comunis  eft.  Terra  tantumodo 
effofla  fit  arca  quadragula  fatis  magna  & a fronte  aperta : fuper  qua  ligna  c5 
tinenter  coponuntur:&  fuper  ea  alia  ligna  trafuerfa  item  cotinenter  locatur: 

Suocirca haclignoru  ftrucm  noftri  crate  appellant : id  uero  iteratur ufqj  du 
rues  illa  cubitu  unu  uel  duo  fiat  altattu  fuper  eam  imponutur  ucnaru  qua* 
liucunqj  malleis  cominutarufragmcntarprimd  maxima, deinde  mediocria, 
poftrcmo  minima:(ic'qj  coagmetatio  clementer allurgens  merx  forma  figu 
ratur.Ne  uero  difsipetur  eiuldc  uenx  arenula  aquis  madida  ipfi  illinitur,6£ 
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batillis  tuditur.Quidam  fi  talis  arenula  eis  defuerit,pyrampuluere,a  carbo» 
ilibus  refdluto,non  aliter  ac  carbonarrj  tegunt.  At  Gofelarig  compofirioni. 
In  metx  figuram  formatae, atramentum  futorium  rubrum.quo  deftillat  pyri 
' tes  uftus, aquis  madcfadlum  illinut. Alibi  autem  feniel  tiena  uriturralibibis, 
alibi  ter, prout  ipfius  duricies  id  poftulat.Gofelarig  quidem  cum  pyrites  ter 
tio  uritur,is,qui  in  fummo  pyrae  cftcollocatus,exudat,ut  alias  fcripfi,  quid» 
damfubuiride,aridum,afperum,tenuc:quod  ignis  non  aliter  ac  amiantum 
non  fecile  comburit. Quinetiam  perfepe  aqua  immittinir  inuenam  uftam 
&C  adhuc  calente, hac  de  caufa,ut  magis  mollefcat  & friabilis  fiat.  Nam  ciim 
uis  ignium  eius  humorem  exiccauit,  aqua  calentem  facilius  difloluit : cuius 
rei  maximum  indicium  funt  faxa  calcaria  ufta. 


Arrae  A.  Ligna  B.  Vent  C.  Met* 
figura  D.  Canilif  E. 


Sed  terra  item  effofla  fiant  area:  multo  ampliores, & ad  normam  quadra» 
tae:a  quarum  lateribus  atque  tergo  muri  ducantur,  ut  ignis  ardorem  magis 
contineant : a fronte  uero  fimiliter  patere  debent . In  his  feparatim  uena 
plumbi  candidi  uratur  hoc  modo.  Primdligna  circiter  duodecim  pedes 
longa  in  area  locentur,  quater  uicifsim  reifia  & tranfuerfa.  Deinde  maiora 
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denae  fragmeta  cis  fupcrinrjcianturtquibus  rurfus  minora  quae  etiam  ad  eo* 
rum  latera  apponanturtquin  eiufdem  uenae  arenulae  iplis  quoq?  illinantur 
& batillis  tundantur,nc  prius  quam  ufta  fuerint,  decidant: tum  ligna  inccn* 
dantur. 

Pyruccenfu  A.  Pyrtqut excutitur  B,  Veru  C. 

L igiu  O.  Eorundem ft run  E, 


Plumbi  uero  nigri  ucna,(i  uftionis  indigebit,  in  arcani  conijciatur  prori 
fus  afsimilein,fcd  dccliuem : ciqj  ligna  fuperimponantur : a fronte  etiam  ad 
ucnam,ncdccidat,arbor  apponatur.  Vena  ficuffa  quodammodo  liqutfcit, 
& rccrciiicntis  fit  fimilis.InTaurifcis  autem  pyritcs,in  quo  aliquid  auri,  fui* 
furis, atramenti  futorij  ineffpoftquam  ultimum  ex  eo  aqua  codlo  cofccfhim 
fuit.in  fornacem  furni  figura  fere  fimilem,in  quam  ligna  funt  impolita,  con* 
rj  cicur, ut  cum  uritur, id  quod  utile,cuin  fumo  non  cuolct,fcd  ad  fornacis  te* 
ftudinemadhaerefcatcquo  modofaepe  etiam  fulfur  de  duobus  eiufdem  te* 
ftudinis  foraminibus, per  quae  fumus  elu<ffatur,ftiriarum  inftar  pendet. 
Pyri,  qux  ex  uenj  plumbi  CT  lignis  ei  fuperimpofuis  cmi/?<f,«cce»/ii  A . 

Operunus unum mulrrrem tresm ronijdc  B,  Fom/x  furni  fmilil  C, 

Tortmint  per  qu<e  fumus  eluftutur  D , 

Si  uerd 
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Si  uero  pyritcs  ucl  cadmia,uel  alia  ucna  metalli  particeps  plufculum  fulfu 
ris  uel  bituminis  in  fe  contineat,iic  urenda  eft,ut  neutru  pereat : itacp  in  fer* 
ream  laminam  foraminu  plenam  conieda,  carbonibuscp  fuperiniecflis  uri* 
tur.Eam  laminam  fuftinent  tres  muri, duo  a'  lateribus,tertiusatergo.Sub 
ip(a  ollac,in  quibus  aqua  ineft,colIocantur:in  quam  uapor  fulfurolus  uel  bi 
tuminofus  deferturinen  ea  pinguitudo,fi  fulfur  fuerit, pleruncp  lutea:(i  bitu 
men, picis  indar  nigra  (upernatas  concrefcitiqua:  ni  elicerctur,metallo,dum 
excoqueretur  uena,multum  noceret. Ab  ea  uero  fic  feparata  aliquem  utilita 
tis  ffuiftum  hominibus  praebettmaxime  fuIfurea.Ex  uapore  autem,  qui  non 
inaquam,fedinfolumdefertur,fulfurueI  bitumen  fit  pompholygis  fimile, 
&tam  leue,ut  difflari  fpiritu  pofsit.  Alrj  utuntur  fornace  concamerata,  & e 
fr5te  patente, atejj  in  duas  cameras  diftimfta.  Inferiore  murus,  in  eius  medio 
du<ftus,in  duas  partes  arquales  diuidiqin  quibus  ollae,  fimiliter  aquam  in  fe 
continentes,  collocantur.  Superior  uero  pjrfiis  in  tres  partes  cftdiftributa: 
quarumedia,no  latior  medio  muro.cuius  fuprema  pars  eft,fempcr  patet:  in 
ea  enim  ligna  imponuntunalrjs  duabus  funt  ferrea:  fores,  qua:  lignis  accen* 
fis  dauduntur.ut  non  minus  quam  teftudo  ignis  ardorem  contincancin  il* 
larum  bacillis  ferreis, qug  pro  pauimento  habent,  collocantur  ollg  fundo  ca 
rentes:cuius  loco  cancelli,cx  ferreis  filis  fadfi,in  quacp  imponuntunpcr  quo 
rum  foramina  (uhurofi  uel  bituminofi  uaporesa  uenauftamanaht  in  ollas 
inferiores.Superiorum  autem  ollarum  fingulae  centumpondium  uenac  ca* 
piunnqua  rcpletx  operculis  teguntur, lutocp  oblinuntur. 


Lirxi** 


LIBER  OCTAWS. 

•etfortmmmjlent  A.  M«ri  b.  l-tmint  cui  nent  inie&t  c.  C<f 
faferinit&itrientes  D.  OlU  E.  Fornix  F.  Saprioris  amer* 
G.  Alite iu£ ftrtes  H.  inferioris  ctment  ftrtes  I.  Mttntsme 
OlU <{ute  nent  replentur  L.  Einraoperrnli  M»  Cincrlli  N« 
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Eislcbii  quo®  & in  finitimis  locis  ciim  urut  lapides  fifsiles  bituminis  no 
extjertes.ex  quibus  aes  conflatur,  non  utuntur  ftrue  lignorum,  fedfefcibus 
uireul«orum:quondam  id  genus  lapides  ex  puteis  extraftos  mox  fuper  Eu 
fces  uireultomm  fubftratos  inijdcbant.cuq»  acccnfis  urebant.Nuc  eofdem 
crimo  in  unum  aceruum  conuehunttdeinde  ad  quoddam  tempus  ua  .acet, 
ut  aer  & imber  eos  aliquo  modo  molles  efficianctum  prope  aceruum  iter, 

nunt  fafces  uirgultorum:atcp  in  ipfosinuehut  proximos  lap.dcstpoftearur 

fus  in  uacuo  loco,d  quo  primi  lapides  ablati  funqfefces  uirguhoru  ponunt: 
&C  lapides  primis  proxime  adiundos  eis  inijciut : quod  faciunt  ufi^  ad  eum 
finem  dum  lapides  omnes  ftierint  in  fafces  uirgultoru  comedi,  fiatqj i tumiu 
lus  poftrcmo  incendunt  fkfces  uirgultormucrum  non  ea  parte,  qua  flat  uen 
tus  fed  oppofita,nc ignis  ui  uenti  cocitatusante  confumat  fafces uirgulto* 
nim  quam  lapides  urantur  SC  molles  fiantiquo  fanemodo  lapides  euam  fa* 
fcibus  uicini  ignem  concipiunt, eumqs  communicant  cum  proximtstatqs  hi 
iterum  cfi  finitimisrardetqt  fic  pyra  fepenumero  dies  trigin  ta  plures'ue  con 
tinuos.Lapis  autem  ifte  xrofus  fifsiliscopiofius,utaliasdixi,exudatillud 
cui  natura  eft  Gmilis  armanto. 

hetrmi  Upium  treforim  A.  P jrttccnfi  B. 

LdDiies  umebens  in  Mees  uirethorum  c. 
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At  uenae  pilis  praeferratis  iccirco  tunduntur,  ut  metallum  a lapidibus  & 
tecfti  faxis  difccmi  pofsit. Machinae,  qua  id  ipfum  perficitur, fpecies,  quarto 
machinarum, quibus  metallici  utuntur,  generi  fubietffa,  hoc  modo  fabrica* 
tur: truncus  quemus  longus  pedes  fexjatus  & altus  duos  & palmum  humi 
locatunin  cuius  medio  capfa  cftloga  pedes  duos  & digitos  fex,  alta  ffedem 
& fex  digitosteius  fr5s  patet, qux  olfium  appellari  poteffcciufdem  fundum 
tegitur  (olea  ferrea, craffa  palmum, lata  palmos  duos  & totidem  digitostcu* 
ius  utrunqj  latus  cuneatum  in  truncu  adigitur.  Prior  uero  & pofteriorcius 
pars  eidem  trunco  affiguntur  clauis  ferreis:ad  latera  capfa;  fuper  truncum 
ftatuuntur  duo  tigna,quorum  fuperiora  capita  aliquantum  rccifa  in  formis 
trabium  domicilij  induduntur:a  capfa  pedibus  duobus  & dimidio  duo  ti« 
gna  tranfuerfa  continenter  coniungutunquorum  capita  intrinfecus  parum 
recifa  iaccnt  in  formis  exterioribus  i (torum  tignorum  Ifatutorumtatque  ibi 
cum  ipfis  terebrantur, percp  foramen  hoc  rotudum  penetrat  dauus  ferreus; 
cuius  alteru  caput  duo  habet  cornuatalteru  perforatum  elt,  quod  cuneo  tra* 
iedto  fic  coercetur, ut  tigna  ardius  conlfringat : quinetia  ex  cornibus  alteru 
furfum  uerfus  uergit,alteru  deorfumtat  fiipcr  ea  tigna  tranfuerfa  ad  Ipacium 
pedum  trium  & dimidq  iterum  duo  eiufinodi  tigna  tranfuerfa  fimili  modo 
coniunguntur.Tignis  autem  tranfuerfis  funt  foramina  quadrangula,in  qug 
pila  praeferrata  immittunturtea  longe  inter  lenon  diftant, &ar<flius  in  illis 
contipcntur. Habet  uero  quodep  pilum  retro  dentem , quem  inferius  feuo 
linire  oportequt  eo  facilius  attolli  pofsittcum  autem  axis  angulati  bini  den* 
tes  longi  & fuperiore  parte  in  rotundo  lati  uicifsim  attollunt,  ut  pilum  dea 
dens  in  capiam  capite  ferreo  laxa  in  eam  conieifta  contundat  & comminu* 
at.Sed  axis  rotam  habet  pinnatam, quam  aquae  impetus  impel!it:ucrtim  eas 
pfc  olfio  pro  foribus  affer  eltrqui  in  antis  trunci  excauatis  & leuari  potclf, 
ut  olfio  referato  operarius  arenam, in  quam  faxa  contrita  funt,itemcp  labu* 
lum  & glareas  batillo  eximat:&demitti,ut  olfio  claufo  alia  laxa  inicdtarur» 
fus  pilis  pneferratis  tundanrur:fed,(?  truncus  quemus  in  promptu  non  fu  e* 
rit,duo  tigna  humi  locantur,&  inter  fe  fibulis  ferreis  coiungan  tur : quorum 
utrunen  longum  fit  pedes  fex,Iatum  pedem, altum  fefquipcdcmtqua:  altitu 
do  caplac  cfie  debettea  fit  priore  tigno  latitudine  dodrantis,  & longitudine 
duorum  pedum  & trientis  ac  femuncia:  prorfus  exciloan  cuius  (olo  efFolfo 
locetur  faxum  durifsimum,cra(Iiim  pedem, latum  dodrantemtad  id, fi  quod 
cauum  remanet, ipfum  terra  uel  arenula  copleatur,eacp  tundatunfolu  quod 
elf  antecapfamalleribustcgaturtlaxum  pcrfra<ftumauferatur,&in  eius  loe 
cum  aliud  reponaturtlicet  etiam  capiam  minorem  & trium  tantummodo  pi 
lorum  facere  capacem. 

C ap/a  A.  Tigita/lamta  B.  Tigrt* trtnfunft  C.  Pila  D. 

Eorum  capita  E.  Axis  F.  Dtnspili  6.  Dentes  axis  H. 

t x Pila 
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Pila  autem  efficiuntur  ex  tigillis  nouem  pedes  longis,  quadrangulis,  un* 
diquacp  latis  fcmipcdem:cuiusqj  caput  ferreu  ita  fehabet.  Inferior  eius  pars 
longa  eft  tres  palmos,fuperior  totidem : inferioris  partis  media  pars  lata  8C 
crafla  eft  palrnu, longa  duos  palmosfinfima  extuberat  ut  fiat  lata  quinq;  di* 
gitos,crafla  totidem, loga  duos:fuprcma  ctia  ipfa  extubera  t:fit'qj  lata  &C  craf 
la  fcfquipalmu, longa  duos  digitos:fuperius  ubi  includitur  in  pilo  perfora/ 
tarfimili  modo  pilu  ipfum  terebratu  eft:atqj  pcrutriufcp  foramc  penetrat  cu 
neus  ferreus  latustqui  cotinct  caput  ne  de  pilo  decidat.  V t uerd  pilum  coci* 
nenteruenaru  fragmenta  uel  faxa  tundens  no  frangatur  inter  ipfum  et  fupre 
mam  partis  inferioris  parte  ponitur  lamina  ex  ferro  quadrangula,  crafla  di< 
gitu,Iata  digitos  fepte,alta  fcx.Qui  uerd  tria  pila  faciut,ut  plericp  faciunt,  ea 
multo  maiora  faciuntietenim  cum  quadragula  cxiftant,undicp  lata  funttres 
palmos:cuiufcp  autem  caput  ferreum  ita  fehabet:  totum  longum  eft  pedes 
duos  8c  palmum.-inferius  fexangulum : ubi  latum  8c  craflum  exiftit  digitos 
feptcm.lnferior  cius  pars, qua:  ex  pilo  extat, longa  eft  pede  & palmos  duos: 
fuperior,qux  in  eo  includitur,palmos  tres:inferiore  cius  parte  lata  & crafla 
palmu.  Deinde  paulatim  fitanguftior  & tenuior, ut  fuperiore  parte  mane* 
at  lata  diditos  tres  8 i dimidium,crafla  duos:ubi  anguli  quodam  modo  rec i* 
fifunt;eaqj  parte  perforatum  eft, Foramen  uero  longum  digitos  tres,  latum 
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imum, difbtt  a fuprcma  parte  acuta  digito.  Quidam  fuperiorem  capitis  par< 
tem,quac  in  pilo  inferius  excifo  includitur  uncinatam  Sc  ftriatam  faciunt,  ut 
uncis  in  pilu  infixis  &C  cuneis  in  drias  adadVis  in  ipfo  prorfus  immobilis' nta> 
neat  pnefertim  cum  duabus  praeterea  quadrangulis  laminis  ferreis  cingan* 
tur.  Axem  uero  alij  ad  circinum  didribuunt  in  lex  partes,  alij  in  nouem : fcd 
fatiusedeum  in  duodecim  partiri,  ut  uicifsim  una  pars  plana  dentem  iu  di 
contincat,altcra  eo  careat. 

Pilum  ilterum  A.  Pilum  inferius  excifum  B.  C/f«t  pii»  C.  Alterum  cupd 
uncinttum&ftriitum  D,  Lumim  ferrei  juuJnnguli  E.  Cuneus  F. 

Denspili  G.  Axis  ungulttus  H.  D entuxis  I.  Circinus  K. 


Rota  uero  ne  hyeme  uel  altae  niues  ucl  glacies,  ucl  tepedates  cius  curfum, 
& conuerfionem  impediant.in  quadrangula  contignatione  prorfus  includi 
tur.Tigna  autem, qua  inter  fe  coagmcntantur,undiq?  obturantur  mufeotu* 
num  tamen  cotignatio  foramen  habcttpcr  quod  canalis  deferens  aqua  pene 
tracquae  in  rotae  pinnas  decidens  eam  uerfat:rurfusqj  in  inferiore  canale  fub 
contignatione  effluit.Rotac  autem  radrj  non  raro  in  medio  axe  longo  indii 
dun rur: cuius  dentes  utrincp  pila  attollunttqux  Uel  utraque  ucnas  decas  aut 
udas  tundunt,uel  altera  ficcas,  udas  altcra,prout  reshocaut  illud  podulat: 

t 3 quin» 


At  glareas  faxorum  uel  lapidum  & fabulum  atcp  arenas  c capfa  huius  ma 
chinx  exemptas  & cumulatas,  aut  c tumulo,  qui  cft  prope  fodinam  raltro 
erutas  operarius  inrjciat  in  capiam  fuperius  & c frotc  patentem, longam  pe» 
des  tres, latam  fere  fefquipedcmrcuius  latera  dccliuia  funt  & formata  ex  ane* 
ribus:fcd  fundum  filiS  ferreis  inftar  retis  cotextum  fit,  & ad  duo  bacilla  fer» 
rea,qux  ad  utriufqt  lateris  afTcrem  affixa  funt, item  filis  ferreis  alligatu . Hoc 
eius  fundum  foramina  habet,perquxglarex  nuds  auellanx  magnitudine 
penetrare  non  poffunt:qux  funt  maiores  quam  ut  penetrent,  eas  operarius 
reportat,rurfus'q5  pilis  fubqcittcas  uero  qux  penetrarunt,  & fabulum  atque 
arenas  in  uas  magnum  colligit  & ad  loturam  referuat : cum  autem  laboran» 
di  munus  exequitur  capfam  duobus  funiculis  de  trabe  fufpendit.Hxc  ea» 
pfa  cribum  quadrangulum  retfte  nominari  poteft,ut  etiam  id  genus  aliae 
qux  fequuntur. 

. Caf/i 


tu 
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minctiam  alteris  leuatis&dauis  ferreis  in  eorum  & primi  tigni  tranfuerfi 
toramina  infixis, altera  tantummodo  uenas  tundunt. 

. * Contignatio  A.  b*c  cmfuftrioTt  etiam  parte  nonfittperU. 

hic patet,ttt rota «iieri gojsit.  Rota  B.  Axii  C.  Pila  D. 


liber  octatvs.  ,»*y 

Cepfareflr  in fols  locata  A.  Eius funim .juot! ex filis  ferreis 

confiat  B*  Capfa inuerft  C.  Bacilla  ferret  D.  Capfa 
de  trahe  fujfeitfa, cuius  fundi  peri  fuptna  confficirur  E.  Capfa 
de  trabe  fujfcnfa,  cuius  fundi  p trs  prona  c onjficitur  F. 


Alrj  utantur  cribro,  cuius  uas  ligneum  duobus  ferreis  circulis  cingiturt 
fundum,nonaliteraccaplx,fcrreishlisinftarrctis  contexitunid  imponunt 
duobus  afTcrculis  fic  affixis  ad  ftipitcm,in  terra  defixum, ut  alter  alteri  tranfi 
uerfus  fuperpofitus  fit.Quanquam  quidam  fbpitem  terrx  non  infigunt,  (cd 
eum  fuperfolum  ftatuentes  ufq;  dum  eius,  quod  cribrum  trafmifit,  aceruus 
fiat.cui  illum  infigunt:in  hoc  cribrum  operarius  glareas,  lapillos,  fabulum, 
arenas  tumulo  erutas, batillo  ferreo  inrjcit:& eius  anfas  manibus  tenens,  ip* 
fum  agitando  fuccutittut  eo  motu  per  fundum  arena, fabulum, lapilli,  minua 
tx  glarex  decidant.  Alrj  non  ufurpant  cribrum, fcd  capfam  patentemteu*. 
ius fundum  item  filis  ferreis  contextum  cffceam  in  tigillo  tranfuerfo,in  duo* 
bus  tignis  ftatutis  indufo, locatam  ducunt  & reducunt. 

Cnbrum  A.  Afferenti  B.  Stipes  C.  Cribrifundum  D. 

Capfa patens  E.  Tigtllsow tranfuerfm  F.  Tigna fiatuta  G. 

t 4'  AU) 


DE  *B  MEfAlUC* 


**4 


Alrj  utuntur  cribro,cui  uas  aeneum  eft,utrincp  habens  anfam  aeneam  qua 
drangulamipcr  quas  anfas  pertica  penetrat: cuius  alterum  caput,  quod  ex  ai 
tcra  anla  eminet  ad  dodrantem,cum  operarius  in  funiculum  de  trabe  fufpen 
fumirnpofuerit,pertkamfaepius,&  quidem  uirifsim, a fe  abftrahit,  & ad  fe 
retrahitrquo  motu  per  cribri  fundum  res  minutae  decidunttfed  utperticg  ca 
put  infimem  facile  imponi  pofsit,ipfe  inferius  bacillo  longo  duos  palmos 
diducitunetcnim  duplicatus  defeenditiquod  utruncp  eius  caput  ad  trabem 
fit  religatum.  Attamen  pars  funiculi  poft  bacillum  dependet  longa  femipe* 
dem.Quinetiam  magna  capfa  in  hac  re  cft  ufi tata:  cuius  fundum  uel  ex  afle* 
re  foraminum  pleno  conficitur,uel  filis  ferreis, ut  cactcrarum  capfarum  con< 
texitur:  ex  medqsafleribus,  qui  ad  cius  latera  funt,  femicirculus  ferreus  cx« 
tat:ad  quem  funiculus,ex  tigno  uel  trabe  fufpenfus,  alligatur,  ut  capfa  trahi 
& in  omnes  partes  inclinari  pofsit:ei  utrincjj  duo  fu^t  manubria,cifii  manu* 
brrjs  non  difsimilia:  quae  duo  operarrj  prehendentes  capfam, ultro  citroqj 
tradlam  8f  rctjadam  agitant:hac  Germani,qui  in  Carpato  monte  habitant, 
potifsimumutuntuniras  autem  tribus  cap(is&  duobus  cribris  minutae  res 
a maiufculis  iccirco  difeernuntur,  ut  earum  quae  tranfmiflae  fimul  lauandae 
funt, aequales  fiant  portionestnam  fundum  tam  capfarum  quam  cribrorum 
foramina  habet,quae  glareas  nuris  auellanae  magnitudine  no  tranfmittunt: 
in  fundo  remanctes  metallici  ficcas,fi  metallo  non  carent,  fub  pila  fubrjciut: 
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(ed  glarea  maiufcula  a minutis  non  difeemunturhis  modis,  priufquam  ui* 
ri  uel  adolcfccntcs  ab  eis,&  lapillis,  & fabulo,&  arenis,  8C  terris  in  tumulo  i 
fodina  egefto  liris, faxorum  fragmenta  raflris  quincpdenribus  fepararint, 

C<p/i  A.  Snirifiroiliii  B.  Fwiioliu  C,  Tignum  D. 

M tHuiru  E.  Riftnmijiuiu{ucdnis  F.  Cnfcrxm  G.  j 

E iastnftt  H.  P trtict  I,  FwuciJiit  K.  Trabs  L. 


Neufola  uero,quod  metallum  cft  in  Carpato, tumulos  e fodinis, dum  a* 
ris  uena,quafunt  in  iugis  & cacuminibus  montium  cauarentur,  egcflos  o* 
perarius  alter  difccmit,  alter  terras,  arenas,  fabulum, lapillos,g!areas,  atep  en 
tiamucnas  pauperiores, ne  impenfa  in  no  tritam  & interdum  fere  praecipi* 
temuiam,atqj  longam  & difficilem  uedforam  facienda  fint,  cifio  aduehit: 
&idipfuminucrtens  eas  in  capfam  longam  patentem,  tabellis  tranfucrn 
fis  di(lentam,& ad  rupem  pracipitcm  affixam  inrjcittqua  pedum  fere  cena 
tum  & quinquaginta  altitudine  dclabunturin  capfam  breuem,  cuius  funa 
dum  ex  arca  lamina  crafla  & foraminum  plena  conflat : ea  capfa  habet  duo 
manubria, quibus  attrahitur  &retruditur:fuperius  etiam  duos  arcus,  ex  ba* 
cillis  colurnis  fatflos,  quibus  uncus  ferreus  funis  ex  arboris  ramo  uel  trabe, 
qua  ex  tigno  flatuto  cminct,fufpe(i  inrjcitunhanc  capfam  diferetor  aliquoa 
ties  attrahit, & ad  arbore  uel  tignum  ualide  appellit : quo  modo  res  minuta 


per  cius 
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per  eius  foramina  penetrantes  altera  capfa  longa  decidunt  in  alteram  br<a ' 
uem, cuius  fundum  foramina  habet  anguftioraiqua  fecundus  difcrctor  itent 
ad  arborem  uel  tignum  ualidc  appellifcitenimcp  minutiores  tertia  capGi  ex# 
ceptx  dclabutur  in  tertiam  capiam  breuem, cuius  fundum  anguftifsima  ha* 
bet  foramina,quam  capfam  tertius  difcretor,fimiliter  ad  arbore  uel  tignum 
ualide  appellit,ac  tertio  res  minutula-  per  foramina  incidunt  iri  abaciLDum 
autem  operarius  alio  aduehit  aliam  Tumuli  partem  difccrnendam,  quifque 
interea  diferetor  unco  ex  arcubus  extra  (flo  luam  capfam  aufert, eamcp  inuer 
tens, glareas  uel  fabulum,quod  in  eius  fundo  remanfit,  coaceruat.  Minutu* 
las  uero  res, in  abacu  dclapfas,primus  Iotor,nam  totidem  funt,  quot  difere* 
tores,deuerrit,&  cribro, cuius  foramina  funtangufliora  quam  ternae  caplsc 
breuisforamina,exceptas  lauat  in  uafe,  aquis  fere  pleno.  Quod  cum  fuerit 
eo,quod  cribrum  tranfmifit,refertum,turbineextrahit,ut aqua  effluat:  mox 
id, quod  in  uafe  refedit, batillo  conrjcit  in  abacum  fecundi  lotoris:qui  ipfum 
fauatin  cribro, cui  angufliora  funt  foramina: quod  etiam  tunc  in  uas  decidit 
idem  eximit  & in  tertijlotoris  abacum  inrjdt:qui  id  ipfum  lauat  in  cqbro, 
cui  angufbfsima  funt  foramina.  Airis  autem  ramenta,qux  in  ultimo  uafe  re* 
federunt,exempta  excoquuntunid  uero,  quod  quifep  lotor  radio  abfhilit, 
in  area  linteis  extenfis  contecta  Iauatur.Quin  etiam  Aldebergi,  quod  pium 
bi  candidi  metallum  eft,in  montibus  Bohemiae  finitimis, difcrctores  talibus 
capfis  breuibus  ex  trabe  fufpenfis  ututunquar  tamen  paulo  ampliores  funt, 
& priore  parte  patenttqua  glareae, quas  non  tranlmiferut,  earum  ad  tignum 
appulfu  flatim  excuti  poliunt. 

Operiri  uscifio glereis tduebens  A.  Prima  cipft  longi  B.  Prima 
cipfibreuis  C.  Eou  minubrii  D.  Ltufdem  a mu  E.  Fanis  F. 

Trabs  G.  Tignam  H.  Secundi  cipft  longi  i.  Secundi  apfn 
bretnt  K.  Tertii apfi longi  L.  T ertii  ctpfibrnis  M.  Aba* 
cusprimus  N.  Cribrum  primum  o.  \ it  primum  P.  Secundus 
tbuus  Q_.  Secundum  cribrum  R.  Smtmioiiaas  S.  Tertiutibi 
CMS  T.  Tertium  cribrum  v.  Tertinmuis  X..  Tarbo  T. 
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At  ii  uena  metalli  diues  iucrit,cerra:5arenac/abulum,giarcx  iaxoru,  cx  tc* 
fio  extiforu,  rutro  uel  raftro  e tumulo  erutae, & batillo  in  cribru  implu  ucl 
J in  cor# 


Sed  Bohemi  utuntur  corbe  uiminibus  contexta,  fefquipedem  lata,  (emit 

pedem 
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in  corbem  coniecffcc  lauantur  in  «afe  aquarum  fer*  pleno.Cribmm  plerScp 
Jatum  eft  cubitum,  altum  femipcdcm:eius  fundum  tantula  habet  foramina 
ut  per  ea  glarea:  eruo  non  maiores  decidant.Filis  uero  ferreis  redlis  & tranG 
uerfis  qux  ubi  fe  contingunt  clauiculx  ferreae  compleduntur,  contextum 
circulo  ferreo  duobuscp  bacillis  tranfuerfis  item  ferreis  innititur : reliquam 
cnbri  partem, e tabulis  in  uafis  figuram  formatam,duo  circuli  ferrei  cingut: 
ueruntamen  nonnulli  id  ipfum  columis  autquernis  circulis  utnc.unr.fcd 
tunc  tribus.Habet  autem  utrinqt  anfamrquas  materiam  mctalltcam  lauatu* 
rus  manibus  tenctrin  hoc  cribrum  adolcfcens  res  lauandas  conqat : mulier 
ipfum  uicifsim  ad  dextram  &finiftram  uerfansfuccutit:  quo  modo  terras, 
arenas,glareas  minores  tranfmittit : maiores  in  eo  remanent : quae etedte  & 
coaceruatx  fubiiciuntur  pilis . Limus  uero  cum  arenis,  fabulo,  glareis  aqua 
exantlata  ex  uafc  batillo  ferreo  eqcitur:&  in  canali,  de  quo  paulo  poft  di* 
cam,Iauatur. 

Cribrum  A.  Eiustnfe  B.  Vas  C.  hmimcnlrifUiftrrtis 
contextum  d.  Grcului  E.  Bacilla  I.  Circuli  G.  Mulier 
\ uerfat  cribrum  H.  Aioltfcens ei [uffeiitMt mttcntmUiunitm  I. 

Vir  batillo  materiam, quum  cribrum  ua/r  eijcit  K. 
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pedem  ala : cui  duae  funt  anfae,  quibus  prehenfam  agitat  & fuccutiunt  in  ua 
fe  ud  parua  lacuna  aquis  fere  plena  : quod  ex  ea  in  uas  uel  lacunam  decidit, 
exemptum  lauant  in  lance  : qusepofteriore  parte  altior  eft,  priore  humilior 
& plana : ex  qua, cum  an(is,quas  item  duas  habct,prehcnfam  agitat  in  aqua, 
id,quod  leue  eft,  effluit:  quod  graue  & metallicum,in  eius  fundo  relidet. 

Corbis  A.  Eius tnftc  B.  Linx  C.  Eitis poflrrior 
ftrs  D.  Ziufitm pttTS prtor  E.  tmfltmtnf*  F. 


At  auriuena  malleis  contufa  uel  pilis  cominuta,  atq?  etiam  plumbi  candi* 
di  moliturin  farinam.  Prima  mola,  quam  aquarum  impetus  circumagit,  lic 
fe  habet : axis  ad  circinum  rotundatur,  aut  angulatus  efficitur:  cuius  coda* 
ces  ferrei  uerfanturin  dimidiatis  catillis  ferreis, qui  in  tignis  inclufi  funt:is  ue 
ro  axis  impellitur  rota,cuiuspinnas,ad  frontem  affixas,  percutit  fluminis  im 
petus.  In  eodem  axe  indutum  eft  tympanum  dentatum  cuius  dentes  in  latci 
refixi  funt : hi  impellunt  alterum  tympanum,  quod  ex  fiilis  materia:  durii» 
fimae  conftat.Hoc  autem  tympanum  eft  circum  axem  ferreum,  habentem  in 
imocodaccm,qui  in  tigni  cuiufdam  catillo  ferreo  uerfatur:  in  fummofubs 
fcudem  ferream  que  molam  con  tinct,itacp  cum  alterius  tympani  dentes  alte 
rius  fufos  impellunt, molae  fit  circinatio : cui  machina  impendens  per  infima 

■ dibuluin 
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Molx  praeterea  tres  funt  in  auri  uenis,  in  primis  uero  kpidihusliqucco, 
tibus  eius  metalli  non  expertibus  molendis  ufitatae : quas  omnes  non  iqua 
rum  impetus,  fed  hominum  uires,  etfi  duas  etiam  .umentorum  arcuagj ■ 
Prima uerfatilis  i proxime  deferipta  tantummodo  diften rota.  qux  flaU 
uerfatur  ab  hominibus  ipfam  calcantibus,  aut  ab  introductis  equis,  ucl  a . 
nis,ucl  etiam  robuftis  capris : quorum  iumentorum  oculi  linteis  i ig 
Secunda  tam  trufarilis  quam  uerfatilis  a fuperioribus  duabus  dittert  altero, 
axe  ftatuto,  qui  ei  pro  ftrato  eft.  Axis  ille  ad  inferius  caput  habet  ucj  orbem 
quem  operarij  duo  tabellas  cius  pedibus  retro  trudentes  circiimagm,quaiv« 
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dibulum  fuppeditat  Uenam : qux  in  farinam  molita  ex  lignea  bradlea  rotun 
dataeffundhur  in  canalem,  & ex  eo  in  offici*  fo  Ium  dclapfa  accumulatur : 
fnde  aueifta  rcftruaturad  loturam : quoniam  uero  hacc  molendi  rauo  poftu 
lat  uunola  modo  attollatur,  modo  demittatur,duac  trabes,quac  trudibus  at 
,olh  & demitti  po(Tunt,>.gnum,in  cuius  caullo  ferreo  axis  ferre,  codax  uer. 
fatur,  fuftinent. 

Axii  A.  Rot<  B.  Tymftmim ierttum  C.  Tymftn «mqiioJrx 
fufis  confiet  D,  Axis  ferreus  E.  Moli  Fi  in/nn<iil>«l»on  G. 

Ligari  luBee  rotmitti  H.  Cani  Iis  I. 
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quam  non  raro  unus  cum  labore  fuftinet : ucl  ex  eo  extat  temo, quem  equus 
aut  almus, unde  aftnaria  didta,  circumagit.  Axis  autem  circumacti  tympanii 
dentatum, quod  cft  ad  fuperius  eius  caput,uerfat  id, quod  ex  fu  fis  confiat,  et 
una  cum  eo  molam.Tertia  uerfatilis  eft:nam  non  trufa  manibus, fed  circurru 
acia  uerfatur.-inter  quam  & exteras  magnum  cfl  diferimen : etenim  inferior 
lapis  molaris  fuperius  forma  habet, ut  molam,  qux  uerfatur  circum  ferreum 
axiculi!  continere  pofTit.Is  in  media  molaris  forma  inclufus  per  molam  pene 
trat.  Operarius  autem  ferreum  uctftcm  fiatutum,qui  cft  ad  fuperiorem  lapi* 
dem  molarcm,qui  proprie  mola  dicitur,  manu  prehendens  circumagi emo< 
la  media  efl  perforata : in  qutfd  foramen  uena  coniedta  dclabitur  in  ihferio* 
rem  lapidem  molarem, ibicp  molitur  in  farinam : qux  fenfim  ex  eius  forami* 
ne  decidit : & uarr)s  modis,  quos  poftea  exponam,  lauatur,  priufquam  cum ' 
argento  uiuo  pcrmifceatun 

Prirrumolt  A,  Kotaa'  capris  urrfatd  B.  Secunda  mo Ia  C. 
Orbisaxisflatuli  D,  Eius  tympanum  dentatum  E.  Tertia 
molj  r.  Inferioris lapidis molarie forma  G.  Etufdemaxi- 
culusftatutus  H.  Eiufdem  foramen  1,  Superioris  lapidis 
molaris  uetlis  K.  Eiufdem  foramen  L. 


u x Attamen 
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Attamen  quidam  fabricantur  machinam,  quae  una  auri  uenainuno  co< 
dcmqj  tempore  tundat,molat,lauado  purget,  cum  argento  uiuo  permifeeat 

aurum 


\ 
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aurum. Machinx  unica  eft  rota,  qua  riui  impetus  eius  pinnas  pcrcutiens  uer 
fat:axi  ab  altero  rota:  latere  cxiftunt  longi  dentes : qui  pila  attolIunt,ucnacp 
ficcam  co  tundunt : mox  in  rotundu  molx  receptaculu  inic<fh,&  fcnfim  per 
eius  foramen  illapfa  molitur  in  farina.  Inferior  lapis  molaris  eft  quadrangu» 
lus,fed  forma  habet  rotunda,in  qua  mola  rotunda  uerfatunatcp  foramen, ex 
quo  farina  in  primu  uas  delabi  tur.  V erum  axiculi  ferrei  fubfcus  in  mola,  co» 
dax  in  trabis  catillo  includituncuius  axiculi  tympanu,quod  ex  fufis  conflat, 
a tympano  axis  dentato  tircua&um  molam  ucriat.  V t uero  farina  cotineter 
incidit  in  primu  uas, ita  etiam  aquatqup  rurfus  ex  co  cfHuit  in  fecundu,  quod 
humilius  eft:&  ex  fecudo  in  terti u, quod  humillimurex  tertio  pleruncp  in  la» 
cufculum  ex  una  arbore  cauatu : in  unoquocp  aut  uafe  ineft  argentu  uiuum, 
unicuiqs  aflcrculus  cftimpofitus  &C  ad  ipfum  affixus:  per  cuius  medi)  fora» 
men  penetrat  axiculus  (fatutus : is  ne  altius  q;  oportet,  in  uas  defcendat,qua 
affcrculu  attingit,extuberat:ad  eius  inferius  caput  dug  tabellae  fnter  fe  tranf» 
uerfx  affiguntur,  quas  tertia  decuffac:fupcriori  codax  eft  in  trabis  catillo  in» 
clufus:a  t circu  queep  axiculu  eft  paruu  tympanu,quod  ex  fiifis  coftat:quoru 
quodep  uerfatura  paruo  tympano  detato,quod  eft  circum  axiculu  ftratum, 
cuius  alteru  caput  in  magno  axe  ftrato  inclufum  eft:  alteru  in  tigni  cuiufdam 
cauo  craffis  laminis  ferratontaqj  tabcllx,quarii  ternx  in  lingulis  uafis  in  or» 
bem  torquentur,  farinam  cum  aqua  pcrmifta  agitantes  etiam  minutula  auri 
ramenta  ab  ea  feparant : qux  dclapfa  argentu  uiuum  in  fe  trahit  atep  purgat. 
Sordes  uero  aqua  rapit:argcntu  uiuum  in  alutam, uel  linteum  lini  xylipi  con 
textu  fadum  infunditur:  qux  ciim,ut  alias  fcripfi,  comprimitur, argentu  ui» 
uum  per  eam  defluit  in  ollam  fubiedam:aurum  in  ea  remanet  purum.  Ali)  in 
locum  uaforum  tres  canales  latos  fubftituunt:  quorum  quifep  habet  axicu» 
Ium  angulaturin  quo  fenx  tabellx  anguftx  inclufx  funt,  8c  ad  eas  totide  ta» 
bellx  latiores  tranfuerfx  affixx : quas  aqua  immifla  pcrcutiens  circumagit : 
hx  farinam  cum  aqua  permiftam  agitantes  metallum  ab  ea  fccemuntiucrun 
tamen  fi  farina,  in  qua  auri  ramenta  infunt,  purgatur,priorlauandi  ratio  hac 
longe  prxftat,quod  ea  argentum  uiuum,quod  in  uafis  continetur, ftatim  ad 
feallidat.fi  farina, in  qua  lapilli  nigri, ex  ejuibus  coflatur  plumbum  candidu, 
infunt,minime  eft  afpemanda.Quanquam  rami  abiegni  conuoluri,& in  ca» 
nales,in  quibus  talis  farina  de  mola  per  canaliculum  in  eosdelapfa  lauatur, 
impofiti  utiliores  funt : nam  lapilli  uel  ab  eis  retinentur,  uel,  fi  aqua  ipfos  ra» 
pit,dc  eis  deridunt  & fubfidunt. 


Machina  rota  a.  lAxis  b.  Pila  c.  Mola  receptaculum  rotundum 
Eius foramen  per  medium  penetrans  e.  Inferior  lapis  molaris  f. 

Eius  forma  rotunda  g.  Eiufdcmframtn  h.  cAxiculus ferreus  i. 
Eiusfubjcus  K.  7rabs‘u  Axicultfrrei tympanum tjuoaex fufis 
conflat  m.  Axis  tympanum  dentatum  N.  Vdja  o.  AJferctdi  p. 
zAxiculi  flaturi  q_.  Eorundem  pars  extuberans  r.  Eorundem  tabella 
Eorundem  tympana  qua  exjufs  conflant  t.  Axiculus  Oratus  in  axe 
mclujus  v.  Eius  tympana  dentata  x.  Trescanales  y,  Eorumaxi- 
culi  z.  Tabella  retta  a a.  Tabella  tranjuerfa  bb. 
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li  deuexo,uel  in  amplo  lacu,ucl  in  arca  curta, ucl  in  arca  linteis  extenfis  conte 
<fh,ucl  in  cribro  anguflo.  Cxtcrx  ucro  lauandi  rationes  aut  alicuius  metalli 
propria:  fun  t,  aut  cum  ratione  pilis  tundendi  ucnas  udas  coniuntftx.  Cana» 
lis  autem  fimplex  fic  fc  habet:primd  caput  altius  cfl  quam  canalis,  longu  pe» 
des  tres, latum  fefquipcdcmiquod  conflat  ex  afTeribus  fuper  tigna  impolitis 
& ad  ea  aihxisxius  latus  utrunq;  habet  tigillum  in  afferes  immifTum : quod' 
aquam  in  id  per  fiflulam  ucl  canaliculu  influentem  areet,cogitCB  recfta  deflue 
rc.Eius  ucrd  medium  aliquanto  dcprcfTius  c(l,ut  in  eo  glareae  faxoru  Si  ma» 
iufcula  metallorum  ramenta  fubfidcrc  poflinttad  altitudinem  dodrantis  fub 
capite  cfl  canalis  depreffus  in  terram,  longus  pedes  duodecim, latus  8c  altus 
fefquipcdem : cuius  fundum  & utrunq;  latus  eft  ex  afTeribus  fadhim,  ne  ter» 
ra  forbeat  mctalloru  ramenta,  aut  aquis  madcfacfta  incidat  in  canalem,  eiuf» 
dem  infima  pars  obflruitur  tabella  humiliore  quam  canalis  eft : cum  hoc  ea» 
nali  recto  comittitur  alter  canalis  tranfucrfus,longus  pedes  fex, latus  et  altus 
fefquipcdeni,atcp  fimiliteraflcrum  munitione  feptus : infima  parte  occludi» 
tur  tabella,  fed  etiam  humiliore,  ut  aqua  defluere  poffit : quam  tertius  cana» 
lis  excipit, & extra  domiciliu  deducit.  In  illo  canale  fimplici  lauatur  materia 
metallica, quam  quincp  cribra  ampla  tranfmifcrunt  in  officinx  folurmipfam 
enim  auctflam  & coacerua tam  lotor  intjcit  in  caput  canalis, & aqua  in  iplutn 
per  fiflulam  & canaliculum  immifla,  eam,  qux  in  medium  caput  defluxit  Se 
refedit,  agitat  rutro  ligneo : fic  poflhac  appellabimus  inflrumcn  tum  confc» 
«flurn  e pcrtica,in  tabellam, longam  pedem  & latam  palmum,infixa : qua  agi 
tationc  aqua  fit  turbida,  rapitqj  limum  & arenam,  atq;  minutula  mctalloru 
ramenta  in  fubicdlum  canalem : maiufcula  ucrd  cum  glareis  remanent  in  ea» 
pite : qux  ablata  adolefccntcs  in  abacu  ampli  lacus  aut  in  arcam  cunam  con 
ijciunt,caqj  a glareis  difeemunt : poflquii  canalis  limo  8(  arenis  refertus  fu  e» 
riqlotorfimila,  perquam  aqua  influit  in  caput,occIudit.Moxca,quam  con» 
tinetcanalis,cffluit:quodquamprimumfa<flumfucrit,limum&:arcnas,cum 
minutulis  metallorum  ramentis  pcrmiflas,  batillo  crjrit,&  eas  in  arca  linteis 
extenfis  contedla  Iauat : quinetia  canali  nondum  repleto  perfxpc  adolcfcen 
tes  eas  in  alucum  inicdlas,  in  eandem  aream  inferunt  Si  lauant.  In  capite  hu» 
ius  canalis  etiam  farina  metallica  lauatur,fcd  maxime  ea,  in  qua  lapilli  nigri 
infunt,quo  modo  in  canalem  abiegnus  ramus  conuolutus  imponitur, ficuti 
quocp,cum  uenx  udx  pilis  tunduntur.in  magnos  canales  imponi  folet.  La» 
pilli  autem  maiufculi,qui  in  fuprema  canalis  parte  refident,  feparatim  lauan» 
tur  in  canali  deuexo : feparatim  in  eodem  mcdiocrcs,qui  in  media  fubfidut : 
feparatim  limus,  cum  minutulis  lapillis  miftus,  qui  pofl  ramum  in  infima  ea 
nalis  parte  fubfidit  in  arca  linteis  extenfis  contedla. 


Caputcasalis  A.  FifluI»  B.  C<tnalis  C.  Tabella  p. 

Caruiis tranfuerfus  E.  Batillm  F.  RulrHm  G. 

u 4 Ab  hoc 
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Ab  hoc  alter  canalis  differt  pluribus  tabulis, quibus  in  eum  impolitis  qua 
fi  quibufdam  gradibus  diftinguitur.  Imponuntur  uero  fi  longus  pedes  duo 
decim  fuerit,quatuor:G  nouem,tres : quanto  quacq?  capiti  proximior.tanto 
altiorrquanto  ab  eo  remotior,  tanto  humilior.  Itacp  cumluprcmatuent,alu 
pedern  & palmum,  fccuda  effe  folct  alta  pedem  Sc  digitos  tres,  tertia  pedem 
& digitos  duos,infima  pedem  & digitu.In  hoc  canali  potiflimu  lauatur 

teria  metallica,  quam  cribru  amplum  tranfmifit  in  uas  quod  aqua  continet: 

qusc  materia  ufcp  ad  eum  finem  batillo  ferreo  conqcitur  in  canalis  caput,  OC 
aqua  in  ipfum  immiffa  rutro  ligneo  agitatur,  du  canalis  plenus  luent: tum  ta 
bellis  a lotore  exemptis  aqua  colatur.  Deinde  materia  metallica, qua:  in  eius 
receptaculis  rcfedit,rurfus  lauatur  uel  in  area  curta,ucl  in  area  linteis  cxtcniis 
contc&a,  ucl  in  cribro  angufto : (ed  quia  curta  cum  hoc  canale  &C  lu penore 
plcruncp  coniungitur,fiftula  aquam  primo  in  canalem  trafuerfum  infundit : 
cx  quo  per  unum  canaliculum  defluit  in  canalem, per  alterum  in  aream. 

FiftuU  A.  Ceiulis tranfarrfus  B.  CantUatU  C.  ctfut ctnt* 
lis  D.  Rutrum  liennmt  E.  TubtlU  r.  Aret  curti  G. 

6 Canali* 


Canalis  ucro  deuexus,quod  ad  a fleres  attinet, reliquis  duob.diiltmilis  no 
effceius  etia,ut  aliorii, caput  prirno  terra  copletur,pilisqj  tunditur.dcindcaG 
fere  tegitur : tum  rurfus,qua  oportet,  terra  inictfla  ircru  tuditur,ut  nulla  rima 
remaneat,pcr  qua  aqua  cu  ramentis  metalloru  milia  in  ipfum  penetrare  poG 
finreida.n.defluefc  debetin  canale  deuexu,  longu  ad  pedes  oiflo, latu  ad  leG 
quipcde:cum  eo  comittitur  canalis  trafuerfus.atcp  is  ad  lacu,  qui  extra  domi 
ciliunl  eft,pertinct.  Addlefcens  aut  batillo  ucl  trulla  metalloru  rameta  impua 


ra,ucl  lapillos  nigros  impuros  de  aceruo  fumit,cos'cp  in  canalis  caput  lnrjcit, 
uel  eidem  illinit.Lotor.ucrd  eade  in  canali  agitat  rutro  Iigneo:quo  modo  1G 
mus  cum  aquis  permiftus  defluit  in  canalem  tranfuerfum, ramenta  metallo» 


rum  uel  lapilli  nigri  in  canali  deuexo  reddet:  fed  quia  interdu  ramenta  uel  la 
pilli  flmul  cum  limo  defluunt  in  canale  tranfuerfum, eum  alter  podlpaciu  fc< 
re  fex  pedu  aflerc  claudit,  & limu  flepe  batillo  agitat,ut  etia  is  cum  aquis  mi» 
(his  effluat  in  lacu,remaneat'cp  in  canali  rameta  tantumodo  uel  lapilli.Schlac 
cheualdi&lrberefdorfi  lapilli  nigri  in  iftiufmodi  canali  lauantur  femel  aut 
bis:  Aldebergi  ter  quater'ue:Gairi  farpe  fepties:nam  Schlaccheualdi  & Irbc» 
refdorfi  uena,in  qua  fut  lapilli  nigri  fatis  magni,fub  pila  fubrjcitur:  Aldcbcr» 

g’,in  quO  multo  minores : Gairi  etia  faxoru  fragmen ta,in  quibus  uix  exigui 
pilli  interdu  confpici  poflunt : hanc  Iauandi  ratione  metallici,  qui  tradtant 
uenas  plumbi  candidi,  primd  excogitarunnqua:  deinde  ex  plumbariis  offi» 
cinis  in  argentarias  aliasq?  defluxit.  Certior  enim  hxc  Iauandi  ratio  cft  q?  cri 
bris  etia  anguflis.Prope  hunc  canale  arca,  linteis  ex  tenfis  contcda  efTc  folet. 

Arca 
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TrulU  c.  Rurrum  D.  Lrntrt  E.  Riiini  quo  t ^ ntur Ii«tf l T 


Nunc  duo  canales  dcucxi  fimili  modo  farti  plcrunqj  cG.unguntuncaput 
quidem  a capite  diftat  pedes  tres:Canalis  ucro  a «nali  quamor  fedunus 
nalis  trafuerfus  fub  utroq;  deuexo  cft,unus  etia  adolefccs  mctalloru  ram 
ta  ucl  lapillos  nigros  cu  limo  miftos  ex  cumulo  imjcit  batillo  in  utruticf' 
put.Duo  aut  funt  lotores:quoru  alter  alterius  canalis  later. 
rius  finiftro  infidens  laboradi  munUs  excquitunutercp  utitur 
to:in  catillo  alterius  tigni, duo.n.funt  umcy  canali,  & in  trabis,q  eft  in 
ci!io,dimidiata  armilla  ferrea  uoluitur  pertica  teres, longi  pe  es  n , 
palmmin  ea  furfum  uerfus  indufum  eft  lignS  teres  longu  palmos  tres  Se  to 
dem  digitos  crafsu:cui  affixa  eft  tabellaalta  pedes  duos  lata 
ius  foramme  uerfatur  altem  caput  axiculi,  in  quo  indufum  eft  rutelli  man 
briumialteru  uero  ciufdem  axiculi  caput  uoluiturinaltenus  ta  e 
nc,q  ite  affixa  eft  ad  lignu  teres, quod  f que  ac  pnus  longu  eft  pa  mos  tre,  e 
totide digitos  craffum:  quo  pro  manubrio  lotor utitur.rutellu autc  taaucu 
ex  pertica  loga  pedes  trcs:cui  praefixa  eft  tabella  longa  pede,  lata  digitos  e. 
craftafefquidigitu:  lotor  altera  manuafliduc  mouetmanubriu  huius i in  ru 
menti,  atq?  (icrutcllu  in  canalis  capite  agitat  mctalloru  ramcntaucl  api  os 
nigros  cum  limo  permiftos,  qui  comoti  defluunt  in  canale:  altera  tenet  a tc> 
rum  rutcllu,cui  manubriu  dimidio  breuius  eft : eo  rarneta  ucl  lapillos, qui  m 
fuprema  canalis  parte  rcfederut,cotinentcr  agitatiquo  modo  Iimus  cu  aq  uis 
miftus  defluit  in  canale  trafuerfum:&  ex  eo  in  lacu, qui  extra  domiciliu  ei  . 

Ssftnor 


LIBER  OCTAVV5#  _ 77 

*•  ,c"‘“  JuSftSSI  i 2L-  ’ 

milUferrtd di tuocm iffixd  H.  Ffrnci  I.  Munn™»»  t 


^ ^ — ■~'-7i 

II  s» 

i^pi) 

■p 

V 

oliSi 

A i 

W^/A 

iMil. 

V.^uinctiain 


Digitized  by  GoogI 


« 


metallica 


Quinetiam  priufquam  arca  curta  eflct  inucnta,  & cribrum  anguftum  mw 

tallorum  uena: inprimis  ucro  plumbi  candidi, ficcae  p.lis  tufae  lauabantur  1« 
lallorum  p*  arborjbus  cauat0:ad  Cmus  caput  erat  abacus, 

Tqucmucna  comminuta  contjcicbatur  : quam  lotor  rutro  ligneo  cui  lon. 

gummt  manubrium,  detrahebat  in  lacum,  fcaqua  meum  immiffaucnam 
eodem  rutro  agitabat. 


Uns  A.  Alrcxs  B.  Rutra»  ligneum  C. 


Area  autem  curta  eft  fuperiore  parte,  qua  per  canaliculum  tn  eam  aqua 
luit,  anguftatnempelata  tantummodo  pedes  duos : inferiore latior, pe  es 
"cilicet  tres  &C  totidem  palmos : ad  latera  ucro  longa  pedes  lex  afhxa:  lun 
sellae  alta;  palmos  duos : cacteris  fimplicis  canalis  capiti i fimilts 
in  medio  non  eft  deprefla  : fub  hac  eft  canalis  tranfuerfus  tabella  humiliore 
claufus : in  hac  area  non  ucnae  modo  agitatae  rutro  ligneo  lauantur.lcd  aao> 
lefcentes  etiam  metalloru  ramcnta,in  eam  conictfta,  fecernunt  a laxorum  g 
reis,&  in  uafa  colligunt : ea  metallici  nunc  rato  utuntur : adolelcentiu  enim 
negligentia  faepius  deprehenfa  incaufatft  cur  in  cius  locum  luccellent  cru 
brum  anguftum : quin  limus, qui  iri  canali  refedit,  fi  uena  diucs  fuerit,  lu  ** 
rus  in  cribro  anpufto.uel  in  arca  linteis  extenfis  contetfla  lauatur. 


Ulli  anvui  tum  « vjumiuuuo^ui  m ».*»■“***  — -j  

tus  in  cribro  angufto,uel  in  arca  linteis  extenfis  contetfla  lauatur. 

Arti  A.,  Crnulicului  B.  Trtnfutrfm  C.  Rutrumligurum  D 


Verum 
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Verum  arca  linteis  extenfis  contccfta  fic  fe  habet.Tigna  duo,  longa  pedes 
decem  8C  o<flo,Iata  fcmipedem:cra(Ta  tres  palmos  dediuia  collocatur:  quo* 
rum  pars  prona  dimidia  eft  cxcila,ut  afleru  capita  in  ea  poni  pofsinuetenim 
alTeribus  longis  pedes  tres  & tranfuerfis,contincntertp  politis  teguntundi* 
midia  cft&:  integra  Sfalcior  quam  afferes  palmu,  ut  aqua  delapfa  no  effluat 
ex  latcribus,fed  redla  deflua  t:quinetia  areae  caput  altius  reliquo  corpore  dea 
uexucffut  aqua  delabi  pofsit : ipfa  arca  tota  fex  linteis  extenfis  &C  radio  xt 
quatis  cdtegitunquoru  primum  tenet  infimu  locum, in  quo  fccundu  fic  coi 
locatur, ut  ipfum  paululum  tegacin  fecudo  fimiliter  tertium  Iocatur,&  dein 
ceps  alia  in  alrjs:fi  enim  contrario  modo  collocata  fuerint,  aqua  deflues  mea 
talloru  ramenta, ucl  lapillos  nigros  rapit  fubipfa,&  labor  inutilis  fufeipitur: 
linteis  ita  extefis  adolefcentcs  ucl  uiri  mctalloru  ramenta  ucl  lapillos  nigros 
cumlimomiftosconrjduntin  canalis  caput,  canaliculoqj  rcclufo  aquam  in 
idipfum  emittunt: tum  rutris  ligneis  agitant  metallorum  ramenta,  uel  lapiU 
los,ufqj  dum  aquaru  uis  omnes  inferat  in  lintea:deindt  rjfdcm  rutris  ligneis 
leniter  uerrut  lintea  donec  limus  in  lacum  uel  canalem  tranfuerfum  defluat. 
Quam  primu  autem  nullus  aut  paucus  in  linteis  infederit,  fed  tantummodo 
mctalloru  ramcnta,uel  lapilli  nigri,tunc  ea  auferut,lauat'c^  in  uafc  prope  po* 
fito,in  quod  incidunt:redeutcp  lubinde  ad  eudem  labore.Poftrcmo  aquam 

x ex 
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cx  uafc  effundunt, & metallorum  rameta  uel  lapillos  nigros  colligunfcqtiin 
etiam  fi  ucl  ramenta  uel  lapilli  de  linteis  delapfi  in  lacu  aut  canali  tranfuei-fo 
rcfederinqlimum  iterum  lauant. 


Tig»a  A.  Linrra  b.  Caput trea  C.  Caiuliotlm  D. 
Larus  E.  Rutra  ligata  F.  Va/a  G. 


auferunt,nec  in  uafis  lauant,  fed  ipfis  utrincp  tabellas  an 


Aliqui  lintea  nec  ...  ...... , , • r t * m 

guftas  atque  non  multum  eradas  fuperimponunt,  & eas  ad  tigna  clauis  ama 
gunt:fimiliqj  modo  materiam  metallicam  rutris  ligneis  agitantes  lauant: 
quamprimum  autem  iterum  nullus  aut  paucus  limus  in  linteis  infederit,  led 
tantummodo  metallorum  ramenta  ucl  lapilli  nigri, tum  alterum  tignum  eri 
gunt,ut  tota  arca  in  altero  infiftat,&  aquam, fitulis  ex  lacufculo  hauftam,a& 
iundunt:quo  modo  jd  quod  ad  lintea  adha:refcit,decidit  in  canalem  fubie* 
<ffum,cx  una  arbore  cauatum,& in  terra  effoflalocatumtcuius  cauum  fiipe» 
riorc  parte  latum  cft  pedem, inferiore  minus  latum,quod  rotundatum  fiuin 
eiufdem  canalis  medio  includunt  tabcllam,ut  maiufcula  metallorum  ramen 
ta,uel  maiufculi  lapilli  in  priore  parte,in  quam  inciderunqremaneant,  mmu 
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tula  ramenta  uel  lapilli  in  pofterioremam  aqua  ex  una  in  altera  influit, tart 
■dem  per  cius  foramen  defluit  in  lacum.  Maiufcula  autem  metallorum  rameo 
ta  ucl  lapillos  nigros  cx  canali  eietftos  denuo  lauant  in  canali  deuexotminu* 
tula  ucro  ramenta  uel  lapillos  rurfus  in  hac  area  linteis  ex  telis  con  tc<fta:qux 
ifto  modo, quod  aflixa  maneaqdiutius  duran  t:  & fere  duplum  opus  ab  uno 
lotore  tam  cito  pcrficitur,quam  altero  (impium  a duobus. 


Aret  A.  Aqium  linteis  affundens  B.  Simie  C.  Alterius 
generis  fluit  D.  Rtmenttuel  lapillus  ex  etntli  eijciens  E. 


Cribrum  etiam  anguftum  nuper  in  ufu  metallico  efle  cocpitiin  hoc  mate 
fia  metallica  conrjcitur,cribraturq?  in  uafe  aqua  fere  pleno : fuccutiturqj  eri* 
brum:quo  fuccufTu  id  quod  eft  infra  erui  magnitudinem  tranfmittit  in  uas, 
reliquum  in  eius  (undo  remanctrhoc  duplex  eft : metallicum,  quod  inferio* 
rem  locum  obtinettfaxeum  & tcrrcnum,quod  fupcriorcrmgraue  enim  fent 
per  defcendirjeue  uis  aquarum  furfum  fert,  quod  aufertur  radio,  qui  tabcl' 
Ia  tenuis  eft  fere  femicirculi  figura,longa  dodrantem, alta  femipedemifed  le* 
uepriufquam  aufertur, radio  dccuflarifolet,uteo  citius  aqua  pcnetrarepo(i 

xx  fle. 
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fit  Poftca  iterum  alia  materia  in  cribrum  conijdtur  fcfuccutimr.  Vbiuero 
multa  metallorum  ramenta  incribro  refedennt,  m alueum  aliquem  prope 
nofiuim  eliduntur.  At  quia  cum  limo  non  folum  aun  uel  argentt  ramenta, 

fwe^am^renae,pyritx,cadmi*,galenae,lapidumhquefcentiurri,aliorunKp 

decidunt  in  uas.nec  eas  aqua,quod  graues  fint,aramenns  metal  ms  fepara, 
re  noteft  iterum  limus  ille  miftus  lauatur^bqciturq,  quod  mutile  eft.Ne  au 
lem  cam  arenam  mox  cribrum  rurfus  tranfmittaqlotor  c.  fubftermtlap.llos 
auTplarcas  Ouon.am  ucrd  fi  cribrum  non  redte  fuccuffent,  fed  ind.nauent 
i,„'nr„el  olarexex  una  parte  amoucntur,ac  iterum  tam  metallica 

an^cribrum  fecerunt  metallici  noftrates,  quod  ne  inertes  quide  lorores  po» 
teftfeHere:ad  quam  loturam  eis  nihil  opus  eftfimdo ex  lapillis  fubftrat.s  fiu 
So-qualauand, rationclimus cumminutulis  metallorum  ramentis  decidit 
inuastma.ufcula  in  cribro  refident : quae  inanis  arena  conteg.tiea  radio  au* 
ferturramenta  colledla  fimul  cum  alrjs  excoquuntur : limus  tum  minutuhs 
ramentis  miftus  tertio  lauaturin  cribro  anguftifsimo, cuius  fondum  feus  eft 
contextumrid  quod  radio  eft  ablatum,fi  ucna  mctalh  diues 
fuerit,  in  area  linteis  cxtenfisconte&alaua* 
turtfi  pauper, abrjcitur. 


CriWwgtfw»  A.  R«ta«  B.  CnlnmtngvftM  C. 
Cnbrwm  angu/hfsimwn  D. 


Pcrfolui 


• t 
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de  jj  s lauandi  rationibus, qux  cuiufcp  metalli  uenis  proprix  funt,diccre  con 
ucnit.  Cumanno  m.  d.  xii.  Georgius illuftris Saxonum dux  in Mifes 
na  ius  omnium  tumulorum  c fodinis  egeftorum  dediffet  nobili  Si  prudens 
ti  uiro  Sigifmundo  Malthicio,  patri  Ioannis  epifeopi  Mifcni  Si  Henrici : Is 
Dippoldefualdi  Si  Adelbergi,quibus  in  locis  cfFodiutur  lapilli  nign.ex  qui 
bus  plumbum  candidum  conficitur, reiciftis  pilisficcis, cribris  amplis, mola, 
inucnit  machinam, qux  uenas  udas  pilis  prxfcrratis  tunderet.  Venas  autem 
udasuocamusaquis,quxincapfaminfluunt,madefa<ftas:quo  modo  etiam 
interdum  pila  uda  nominamus, item  aquis  madida:contra  pila  ficcauclues 
nas  ficcas  appellamus  nullis  aquis, dum  pilis  tunduntur, madefadhs : fed  res 
deamus  ad  noftrum  propoli  tum.  Hxc  machina  non  multum  difsimilis  eft 
ei,qux  uenas  ficcas  pilis  prxfcrratis  tundit:horum  tamen  pilorum  capita  di 
midio  funt  maiora  quam  illorum.ncc  capfa,qux  ex  trunco  querno  uel  fagis 
no  confe<fta,in  fpacio,quod  eftinter  tigna  ftatuta  locatur,e  fronte  patet,  led 
ex  altero  latere: ea  longa  eft  pedes  tres, lata  dodrante,  alta  pedem  Si  digitos 
fex:fi  caret  fundo,fimiliter  ftatuitur  fuperfaxum  durum  atep  planum,  in  ters 

ra  paululum  cffolTapofitum:& qua  coiungunturundiqt  mufeoae  linteolis 

rallis  obturatunfin  habet  fimdum,folea  ferrea, longa  pedes  trcs,lata  dodran 
tem,crafla  palmum  in  ea  locatur,  qua  patet  ad  ipfam  ferrea  lamina  foramis 
num  plena  affigitur.ut  inter  eam  & caput  proximi  pili  fpacium  duorum  dis 
gitorum  fiuatcjj  tantundem  inter  laminam  Si  tignum  ftatutum,  in  cuius  fos 
raminc  pofitus  eft  canalis  paruus  Si  longiufculus:pcr  quem  argenti  ucna  mi 
nutim  contufa  cum  aqua  defluit  in  lacum:id,quod  in  canali  remanfit, batillo 
ligneo  crjcitur  in  proximum  folum  alTeribus  tecfhim.-quod  in  lacu  fubfedit, 
batillo  ferreo  feparatim  in  folumiplcriqj  faciunt  duos  canales, ut  dum  opera 
rius  unum,co,quod  refedit,refertu,exinanit,  interea  aliud  in  altero  refideat: 
ad  alterum  caplx  latus,  quod  eft  prope  rotam, qux  machinam  uerfat,  aqua 
per  canaliculum  in  eam  influittqua  etiam  operarius  uenam  contundendam 
inrjcit  in  capfam,nefragmeta,fi  in  pila  fuerint  conie<fta,ipfis  fintimpedimen 
to:atcp  hac  ratione  uena  argenti  uel  auri  minutim  pilis  tunditur. 

Csp  fu  A.  Litus  cippe  patens  B,  Saxum  C.  Solei  ferrea  D.  Lamiui  E. 

Canalis  F.  Batillumhgneum  G.  Lacus  H.  Batillum  ferreum  1.  Emi  <Juo<i 

fubfedit  aceruus  K<  X ena  contundenda  L.  Canaliculus  M, 

Cum 
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per  canaliculu,qui  per  codauis  parte  penetrat, defluit  in  alteru  magnu  cana/ 
lem  fubiediu.Na  iccirco  duo  funt,  ut  du  lotor  alteru  lapillis  nigris  & arenis 
refertu,elfu nd i t,i  11  alteru  exdcrcsinfluant:uterq;  longus  eftpedcs  duode/ 
rim,altuscubitu,latusfcfquipcdc:lapilli  nigri,  qui  in  luprema  canalis  parte 
relidet, maiufculi, ut  funt,nominantur:hi  Ixpius  batillo  commouentur,ut  la 
pilli  mediocres  & limus  cu  minutulis  pcrmiftus,dcfluant:lcd  lapilli  medio» 
eres  plerucp  refident  in  media  eiufdc  canalis  partc,cos'qj  abiegnus  ramus  c5 
uolutus  retinetdimus  uero,qui  cu  aqua  defluit,  inter  ramu  & tabellam  qua; 
claudit  canale.hoc  efl:  in  ultima  canalis  parte, cofiftit.Seorfum  aut  ab  alrjs  ni 
gri  lapilli  maiufculi  batillo  e rjciutur  e canali, (corium  mediocres,  fcorfumli» 
mus.Etcnim  feparatim  in  area  linteis  extenfis  cotech  & in  canali  deuexo  la/ 
uantur,&  torrentur,  & excoquuntur : exceptis  lapillis,qui  in  media  canalis 
parte  refederunt.Hi  enim  etfi  femper  feparatim  lauatur  in  area  linteis  extefis 
coteda,tame  fi  magnitudine  fere  cxxquaucrint  eos  lapillos, qui  in  fuprema 
canalis  parte  refedcrunt,fimul  cu  cis  in  canali  deuexo  lauantur,  fimul  torren 
tur,fimul  excoquu  tur:fed  limus  una  cu  alrjs, neq!  in  area  linteis  extefis  cote/ 
A?,ncq;  in  canali  deuexo  Iauatur,fcd  (cparatim:atcp  lapilli,  ex  eo  cofcdi,  fe/ 
orfuftctia  torretur  &excoquutur.Duosaute  canales  magnos  excipit  tra Ct 
uocfirfitq;  cum  rurfus  retftus  in  lacum, qui  eft  extra  condaue,exoncrans. 

ti limitum pertinens  A.  C itulis  nutfunfus  B.  C/mcul/i  C.  C/uilcim/gm  D, 
B/till/m  E.  R/imuconaoliiriu  rf  Tilcli*  cliuitntei  ctmlcs  G.  Alter  caulis iranfuerfus  H. 


Verum 
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Veru  hacclauadi  ratio  nuper  no  parueft  immutata:nam  canatis, qui  exci* 
4»it  aqua  eu  lapillis  nigris  & arenulis  permiflam,qu«c  perlaming  foramina  ef 
fluit,ad  nullu  canale  tranfuerfum,qui  efl  extra  c5dauc,pertinct,fed  rccfta  per 
eius  pariete  penetrat  in  lacufculuud  aute  quod  in  canali  redto  extra  coclauc 
fubfediqadolcfces  tridenti  rallro  radiqquomodo  lapilli  maiufculi  relidet  in 
iundotquos  lotor  batillo  ligneo  erjdcin  coclauc  importat:in  canalem  deue 
xu  coiedtos  rutro  ligneo  agitat  & Iauatiquinctia  lapillos,  quos  aqua  rapuic 
in  canalem  deuexo  fubicdcu  u fep  eo  refumptos  lauat  dum  puri  fiant : reliqui 
uero  lapilli  cu  arena  mifta  influunt  in  lacufculii,qui  eft  in  codaui.Is  aute  exo 
nerat  in  duos  illos  canales  magnosnn  quoru  fuperiore  parte  lapilli  medio* 
eres  cumaiufculis  permifti  refidcnt,in  inferiore  minutuliifcd  utnqi  impuri: 
quare  illi  feparatim  cictfti  bis  lauatur,prius  in  canali  fimplids  afsimili,poflc* 
rius  in  canali  deucxo.Hi  item  bis,prius  in  area  linteis  extenfis  cotedla, polle 
rius  in  canali  deuexo . Canalis  limplicis  afsimilis  abeo  differt  capitc.quocl 
4iic  totu  habet  dediue, alter  in  medio  dcprcflum.Hic  prcterca  habet  axiculu 
!igncu,qui  in  foraminibus  duoru  crafloru  a!Terum,ad  latera  canalis  affixoru 
uerfatur:utadoIcfcensbatilIu,quo  lapillos  facit  puros, in  cu  pofsit  impptie* 
rctquod  ni  faceret  nimium  illis  laboribus  dcfatigarctunin  quos  llanstfotes 
dies  infumitifed  canales  magni,limplids  afsimilis, deuexus,  arca  lintdfetbefe 
fis  contcdla  proptcrca  coflruuntur  in  codaui,cui  fornax  eft  calorem  per  fi* 
dblia  ucl  tabulas  ferrcas,cx  quibus  conflat, effundens, ut  ctia  hyeme,  fi  Humi 
naprorfus  non  congladauerint,lotores  fuum  munus  exequi  pofsint. 
CinaliSfrimaj  A. . Re/trum  tridens  B.  Laeufcutus  C.  Centies 
nugni  D.  Cunelis fimplicis afsimilis  E.  Axiculus  F.  Afferes  a, 
torum  foramina  H.  Batillum  I.  Concha?  K.  Fornax  L. 
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In  arca  autem  linteis  exteniis  coteda  lapilli  minutuli  cum  limo  raifti,  qui 
fubfederuntin  infima  parte  magnorum  canalium  & canalis  fimplids  afsimi 
lis  & deuexi  lauantur:eius  lintea  in  lacu  ex  una  arbore  cauato,  & duabus  ta» 
bellis, ut  tres  capfae  fiant,  diftindlo  abluuntur:& primum  quidem  &fecun» 
dum  in  prima,  tertium  & quartum  in  fecunda,  quintum  & fextum  in  tertia. 
Sed  quia  in  iftis  lapillis  minutulis  aliqux  lapidis  laxi  marmoris  arenulae  it» 
eflefolenqeosmagifter  in  canali  deuexo  puros  facit  fcopis  fuprema  eorum 
partem  leniter  ucrrens,non  aequalibus du<ftibus,fed  modo  redUs.modo 
trafuerfis:quo  modo  aquaarenulas,quod  fintleuiores,per  canalem  rapitin 
lacum:lapillos,quod  grauiores,in  canali  relinquit.  Canalibus  autem  omni» 
bus  tam  intra  quam  extra  condaue  fubqduntur  uel  lacus,uel  canales  trafuer 
(i,in  quos  exonerancut  aqua  perpaucos  lapillos  minutulos  in  flumen  defer 
re  pol  [sit  .Sed  lacus  magnus.qui  cft  extra  condaue,plerucp  confidtur  ex  con 
lignationibus  quadratis:atcp  longus,&  latus,&  altus  eft  pedes  o<fto:in  quo 
cum  multus limus,cum minutulis  lapillis  nigris miftus,fubfederit, primo 
aqua  turbine  extra  (flo  emittitur : deinde  limus  eiedus  lauatur  ex» 
tra  domicilium  in  area  lintds  exteniis  cote<3a:tum  in  ca» 
nali  deuexo:qui  eft  in  condaui : quibus  modis 
minutilsimi  lapilli  fiunt  puri. 


Gtiulti ti limitum cqft fertima  A.  Kt/hmtriitiu  B.  ta«- 
fcttUs  c.  L iste»  D.  Canalu  iewnau  E.  Sctf*  T, 

Sed  limus 


Digitized  by  Google 


«NWtMwgS*, 

.\'VW  A 


LIBBR  OCTAVT* 


SedlimuSjCum  minutulis  lapillis  comiflMS,qui  nec  ih 


'I  1 


' I 


lr 


: 


i 


SE  KX  METALLICA 

uum  uel  fluuiu,a  tqj  in  cius  alueo  relidet . Vc  uero  etiam  lapillorum  partem 
metallici  capere  pofsint,plures  in  alueo  riui  uel  fluuij  laciut  extruftiones  ii» 
millimas  his.qug  conficiuntur  fupra  moletrinas, ut  impetus  aquarum  defle» 
«flant  ad  foflas,in  quibus  curfu  fuo  ad  rotas  profluut.Ad  alterum  autem  eu» 
iufcp  extrudioms  latus  cftarca  ad  quincp  uel  fex  uel  feptem  pedum  altitudi 
nem  deprefla,&  quaquaucrfus,(i  lod  natura  ita  feret,pedes  habens  amplius 
fcxagintaiitaqj  cum  aqua  riui  uel  fluuij  autumno  &hyemeinundauerit  ter» 
ram,tuncfores  cxtrudionum  clauduntur:  quo  modo  uis  aquarum  limum 
cum  lapillis  permiftum, rapit  in  areasiqui  uere  &acftatc  fimiliterlauatur  in 
area  linteis  extenfis  conte<fla,&  in  canali  deuexo:colligunturcp  lapilli  nigri, 
fed  minutuli.  At  cum  alucus  riui  uel  fluuij  a domidlrjs,in  quibus  lauanturla 
pilli  nigri, iam  coeperint  diftare  qua  tuor  millibus  paffuu,  metallici  tales  ex» 
trucfliones  non  (aciunt,fed  in  pratis  fepes  obliquas,&  ante  fingulas  ciufdem 
longitudinis  folTam,ut  limus  cum  lapillis  nigris  miftus,  riui  uel  fluurj  inun» 
dationibus  raptus  in  his  fubfideat,ad  illas  adnaerefcat : qui  colletfhis  item  in 
area  Sc  canali  lauatur,ut  lapilli  nigri  ab  eo  feparentur:  certe  quidem  tales  a» 
reas  &iepcsplurimas,qux  iftius  generis  limum  cxdpiut,in  Mifenafub  Al< 
debergo  uidere  licet  ad  Mogelicium  fluuium  illum  femper  fubrubru,  cum 
laxa,cum  lapillis  nigri  permilta,  tunduntur  pilis. 

Flw.uu  A.  Extru&o  B.  Fores  C.  Aree  D,  Pretxm  E.  Srprs  F.  Fojjit  G, 
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V Sed  redeo  ad  machinas.  Quida  folcnt  id  genus  quatuor  uno  /n  loco  cort* 
ftrucrc:duas  fcilicet  in  fupcriorc  cius  parte,»:  totidem  in  inferioretquo  mo< 
do  ncceffc  cft  riuum  dedudum  altius  defluere  in  fuperiores  rotas,  quod  a* 
xcs  ucrfcnt,quorum  dentes  grauiora  pila  attollunt.  Machinarii  enim  fupe* 
riorum  pila  fere  duplo  longiora  quam  inferiorum  pila  efle  oportet : 8f  qui* 
dem  proptcrea.qudd  omnes  capfx  in  eadem  planicie  colloceturtqua  de  cau 
fa  etiam  ea  pila  dentes  habent  fub  parte  fuperiorc,n6  ut  inferiora  (upra  infe* 
riorem.  Aquas  autem  cx  duabus  fuperioribus  roris  defluentes  duo  canales 
lati  c.\cipiut,cx  quibus  praecipitant  in  duas  inferiores  rotas. Quia  ucro  iftiuf 
modi  machinarum  omnium  pila  fere  contigua  funt,ne  capita  ferrea  fe  conte 
ran  t,qua  in  cis  includutur,paululum  refecantur.Vbi  ucro  propter  uallis  an* 
gulfias  tot  machinx  conftrui  non  poffunt,montc  duobus  in  lods,quorum 
alter  altero  fit  altior,cauato  & xquato  dux  machinx,  quas  unum  domicili* 
um  in  fc  continet, folent  coficiiaquam  ex  fuperiore  rota  defluentem  item  ca* 
nalis  latus  cxcipittex  quo  fimiliter  prxdpitat  in  inferiorem.  Verum  capfx 
non  in  una  planicie  locantur,  fed  utraq?  in  fux  machinx  propria : quocirca 
duobus  operarijs, qui  uenam  incapfasintjdant  opuseft.  At  cum  nullus  ri* 
uus,quicx  altiore  loco  prxdpitct  in  fuperiorem  rotx  partem  deduci  po* 
tefl, deducitur  qui  inferiorem  uerfetteius  aqux  multx  in  unum  locum, ad  ip 
fas  continendas  aptum,  colliguntur:  ex  quo  foribus  fubleuatis  emittuntur 
in  rotam, qux  in  canali  ucrfatur.Ifliufmodi  autem  rotx  pinnx  altiores  funt, 
& fupinx  furfum  uerfus  extan t:altenus  ucro  humiliores, & pronx  deorfum 
uerfus  uergunt. 


Prima  miebim  A.  Eius  pili  B,  hufdem ctpft  C. 

Secundi  michim  D,  Eis  pili  E.  End dem  ctpft  r. 

Tertii  mtchim  G.  Eius  pili  H.  E iufdemctpft  i. 

Qutrti  mtchim  K.  Emi  pili  L.  Eiufdem  ctpft  M, 
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ri.uel  etiam  argenti  uenafubiedla  pilis, interdum  amplius 


LIBER  OCTA  Vvf.  ijf 

collocatis, uda  tunditur  in  longa  capfa.cui  duai  funt  lamina:  foraminum  ple 
na:, per  qua:  uena  comminuta  (imul  cum  aqua  defluit  in  fubictfhim  canalem 
tranfuerfumrex  quo  duobus  canaliculis  defertur  in  capita  arcaru  linteis  ex* 
tenfis  cotedlarum:utruncp  ex  crafTo  &lato  alTcre,  qui  attolli  &C  erigi  poteft* 
& ad  quem  utrincp  eminentes  tabellae  funt  affixx, conflaturi  eo  a flere  multa 
funt  caua  catillis,  in  quorum  lingulis  lingula  oua  mollia  ucl  forbilia  locati* 
tur,8c  magnitudine  aequalia  & figura  (imilia : quibus  cauisdcorfum  uerfus 
breues  funtrecelfus  auri  Uel  argenti  ramenta  recipientes : quibus  cum  caua 
fere  plena  fuerint, affer  in  alterum  latus  erigitur,  ut  ramenta  excidant  in  aluc* 
um‘grandem:caua  etiam  aquis  affulis  cluuntur. Separarim  aute  hxc  ramen* 
talauanturinalueo,feparatim  eaquxin  linteis  rcfcdcrunttalucus  illelxuii 
8c  altus  duos  digitos  tranfuerfos  figura  fere  nauiculx  limilis  cltncmpc  prio 
re  parte  latus,  pofteriorc  anguftus:in  cuius  medio  canaliculus  cft  tranfucr* 
fus:in  quo  auri  ucl  argenti  ramenta  pura  fublidunt,  arenx  quod  lcuiorcs, 
ex  eo  excidunt. 


PiU  A.  Ctpft  B.  Limine fortminm  flent  C.  Centlis trenjueifus  D. 
Afferet  curis  pleni  E.  Cniulicnli  F.  Alneus  in  juemnmenumciJunt  G. 
Aret  linteis  consedit  H.  Alueus  nitnicuhe  fere  ftmilis  I.  Lriauereifuliedi  K» 


' In  quibufdamprxtereaMarauix  locis  auri  uena, qux  ex  lapidibus  lique 

y * fcenti* 
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fc«itibus,cum quibus  aurum  permiftum  eft,conftat,fubiefta  pilis  uda  ttln* 
diturtcominuta  per  canaliculu  effluit  in  lacum . ibi  rutro  ligneo  agitatur.au* 
ri  minutae  particulx.qua:  in  fupremo  lacu  refidcnt,in  alueo  nigro  lauantur. 
HaAenus  de  machinis.quae  uenas  udas  tundunt  pilis  prae  ferratis, diximunc 
lauadi  rationes  quorudam  metalloru  uenis  quodamodo  proprias  expona 
orfus  ab  auro:uensc  certe  in  quibus  illius  metalli  particula;  infunt,&  arengri 
uoru  ucl  fluuior5,in  quibus  eiufderamenta.Iauatur  in  areis  aut  in  alueis.are 
nae  prxterca  in  lacu;fed  non  uno  modo  lauatur  in  areis:nam  hx  auri  particu 
las  ucl  rameta  aut  tranlmittunt  aut  retinet:atqp  tranfmittut  quidem.fi  habue 
rintfbramina:rctinent,fi  eis  caruerint:ueru  uelipfa  area  habet  foramina/ucl 
capfain  eius  locufub(lituta:fiJpfa,auri  particulas  uel  ramenta  tranfmittit  in 
lacifi  capfa.in  canalem  longu.de  quibus  duabus  lauandi  rationibus  primo 
dica.Arca  conficitur  ex  duobus  afleribus  inter  fecoagmctatis.longa  pedes 
duodecim, lata  trcs.foraminu.pcr  quae  eruum  penctret.plena.Ne  uero  ucna 
uel  arena, cui  auru  cft  immiftum.e  lateribus  excidaqad  ea  tabellae  eminentes 
affigutur.Haec  arca  fuper  duo  fcabclla  imponiturrquoru  prius  iccirco  eft  al* 
tius  poftcriore.ut  glareg  8c  lapilli  ex  ipla  deuolui  pofsint.Lotor  aute  in  areg 
caput, quod  altius  e(t,uena  ucl  arena  conrjcit,& canaliculo  redufo  aquas  in 
eam  immitti  t:mox  rutro  ligneo  ipfam  agitattquomodo  glareg  & lapilli  per 
aream  deuoluuntur  in  humumiauri  particulae  uel  ramenta  fimul  cum  arenis 
per  foramina  in  lacu  areae  fubiectu  decidutiquae  collecfta  in  alueo  lauantur, 
Aroecuput  A.  Aret  B,  Fonmint  C.  TufccIU  D,  Sc<lrlla  E. 

Rutrum  F.  Lacui  G.  Crtilirultu  H,  Alneus  I. 


Cap& 


GooqIc 


Canalis  uero,cui  fundu  cft  ex  lamina  foraminu  pl<na,fupremo  canali, qui 
admodu  loguseif.fed  mediocriter  latus, iupcrimponitur.ln  hac  capfam  auri 
materia  lauada  conr|citur,&  aqua  multa  immitti  tunglcbis  etia,fi  ucna  laua* 
tur, batillo  ferreo  difcufsisidqd  tenue  eft  ex  capfx  fundo  decidit  in  canale, 
qd  craiTum  in  eo  remanet:id  ipfum  rutro  ex  eius  parte  fere  media  alterius  la* 
teris  patete  extrahitur. Quia  uero  aqua  multa  neccffario  in  capiam  immitti* 
tur,nedelapfain  canale  aliqua  auri  rameta  rapiat,is  dece, uel  fi  dimidio  lon* 
giorfucrit,quindecim  tabellis, quaru  antecedes  quxqs  fequete  altior  cil,ex 
ordine  in  ipfum  impoiitis  diftinguitur,& capfulx  ftut  eo  qd  capfa  trafmitrit 
repledpied  quaprimu  repletg  fuerint, & aqua  pura  defluere  coeperit, canali* 
culus,perqueeadeaquain  capiam  influit,occluditur  8c  ipiaalio  dcriuatur: 
mox  infima  tabella  ex  canali  eximitur,&  id  qd  fubfcdit  cu  reliqua  aqua  de* 
flues  excipitur  alueotdeinceps  alia  atep  alia  tabella  extra  dia,  quodqj  fepara* 
tim  aluco  excipitur.quodcp  ctia  feparatim  in  alueo  lauatur,et  puru  efficitur: 
na  auri  particulg  uel  rameta  maiufcula  in  fuperiorib.capfulis, minutula  in  in* 
ferioribus  relidet.  Alucus  aut  ille  humilis  eft  8c  lguis, quippe  oleo  uel  alia  re 
pingui  imbutus, ut  ad  eu  auri  minutula  rameta  no  adhgrcfcat:niger,nepe  fit* 
ligineinfe<flus,ut  aurum  magis  fub  aipedtu  cadat : utrinqj  inferius  in  medio 
paulatim  excifus,ut  manibus  prehedi  & firme  teneri  atep  agitari  pofsit : qua 
ratione  auri  particulxuel  ramenta  pofteriorc  locum  occupant : cum  fi  aluc» 
pofterior  pars  altera  manu  cocutiatur,ut  concuti  folet,in  priorem  cocedanti 
hoc  (ane  modo  Maraui  in  primis  auri  uenas  lauant. 

OiuIuA.  C*pi*  B.  ZiufAeminuerfce fundi  C.  Eiufdem  pe  ri  p*tfni  D . Rutri  ferreum  E.  T4 
htlhtl.  OndimluG.  AlueusquoexcipUuridquodfubfedtt  H.  Alneus  niger  in  quo  Ituetur  I* 
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'i  nudae,  uel  teflx:G  nudx,in 
idhxrefcut.Caua  fiunt  uarr|s  mo* 

1 aream  affixis,  aut  non  pe* 
i in  ipla  eius'ue  capite  cauatis,uel  qua* 
o area:  pellibus  aut  pannis,aut  cdpi* 
Ad  afTcris,longi  pedes  fex,  lati  unum 
affigit  cminetes  tabellas, ne  arena, in  qua  au 
:Deinde  multa  fila  ferrea, digitum  trafuer 
|Ua  cdmittunturalferi  fupino  clauis  ferreis 
lauadas  conrjcit,  8C  anfas,  quas  area 

eam  aliquoties  in  flumine  uel  riuodu* 

irquomodo  fapilli  & glwcx  per  aream  deuoluutur,arenx,cum 
tis  miftx,in  eius  cauis,qux  inter  fila  funt,  remanec:quas  excufla» 
loeu  collcdhs  in  alueo  lauatiatqj  ficauri  ramenu  fecit  pura. 
i (Ter  A.  TtbtlU  B.  hUferrti  C.  Anf<e  D. 


At  auri  ramenta  retinent  arex  uel  tegumentis 
earum  cauis  refidenefi  te<ftx,tegumentis  ad  ~ 
dis.*aut  enim  filis  ferreis  uel  tabellis  tranfuerfis  ad 
netrantibus  foraminibus, uel  rotundis 


&quadrantein, latera  lotor  item 
ri  ramenta  infunt,de  eis  delabatur: 
fum  inter  fe  diftatia,  decuifat,&  qi 
afficit:  tu  caput  altius  facit:in  hoc  arenas 
ad  «put  habcqmanibus  prehendens 
cit  8C reducit:quo  i J- 
auri  ramentis  trulla:, in  eius  cauis, qux 


Alrj.in  quorum  numero  funt  Lufitani, lateribus  arex  itidem  longx 
ter  pedes  fcx,latx  fefquipcdcm  affigunt  eminentes  tabcllas.fed  fupinx 
res  tranfuerfes, digitum  tranfuerfum  inter  fe  diflantes. Lotor  autem  ue 
uxor, aqua  in  arex  caput  immittit:arenam,in  qua  auri  rameta  infunt,in 
inrjcit:dcfluctem  rutro  ligneo,quod  tranfuerfum  locat  in  tabellis, agit; 
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quod  in  cauis^qux  furit  inter  tabellas,fublidet,ligneo  bacillo  cufpidato  Ixo 
pius  eruittquo  modo  auri  ramenta  in  eis  relident : arenas  Si  alias  res  inutiles 
aqua  rapit  in  uas  arcae  fubiedum.  Ipfa  ucro  ramenta  minuto  batillo  ligneo 
epeit  in  ligneam  lancem, ad  pedem  & quadrantem  lataimcamcp  in  riuo  curo 
fum  uerfus  ducendo  Si  reducedo  auri  ramenta  facit  pura : etenim  arenarum 
reliquix  cx  lance  effluunt, ramenta  in  medio  eius  cauo  fimili  catillo  relident: 
quidam  utunturlance  concharum  inftarftnara,led  qua  parte  aquxeffluur, 
planatueruntamcn  ea  planicies, qua  ftriges  in  ipfam  exonerat, anguftior  eft; 
Iatior,qua  defluit  aqua, 

CtfKtirt*  A.  TttelU luiifutrft  B.  Rutrum  ligneum  C.  Bacillum 
cuftiiiintm  D.  Lanx  E.  Euii  mtiixm  ctmm  r.  Lanx  friata  G. 


Sed  caua  rotunda  limul  cum  canaliculis  in  ipfo  arex  corpore  inciduntur, 
uel  eidem  inuruntur:id  copofitum  ex  tribus  alfcribus  longis  pedes  decem, 
latu  eft  ad  pedes  quatuor:eius  tamen  infimu,per  quod  aqua  effunditur,  ano 
guftius  eft.Hcc  area.limiliter  habes  tabellas  ad  latera  afflxas,plcna  eft  iftiulo 
modi  cauis  ro  t udis  Si  canaliculis  ad  ea  pertinentibus:  Siquidem  duobus  ad 
unu,u  t aqua  cum  arenis  mif^,per  fuperiorc  canaliculum  in  cauu  influat.pcr 
inferiore,poftquam  arenx  partim  fubfederint,rurfus  ex  ipfo  effluant  aqux: 
area  duobus  fcabellis  in  riuo  uel  flumine,aut  in  eoru  ripa  locatis  imponitun 

y 4 quorum 


Quidam  in  area,item  ex  tribus  aflcribus  compofita  & longa  pedes  odio 
plures  canaliculos  tranfuerfos  & palmo  inter  fe  diftantes  inddunt.cjuorum 
fuperior  pars  deuexa  e(l,ut  auri  ramenta,cum  lator  arenas  batillo  ligneo  a/ 
gitat,in  eos  illabi  pofsint:  inferior  reifla,  ut  eadem  ex  eis  elabi  nonpofsint: 
qui  canaliculi  quamprimum  ramentorum  cum  arenulis  miliorum  pleni  me 
rint,areaafeabcllisablataincaput,quodhic  non  aliud  quam  fupremaafle* 
rum,ex  quibus  area  conllat,pars  ell,  inuertitunquo  modorajnenta  retrora 
fum  lapla  in  alterum  uas  inciduntmam  in  alterum  lapilli  & glaree  per  aream 
deuoluuntur  aliqui  in  uaforum  locum  alueos  amplos  areae  iupponunt.  Ra* 
menta  autem  impura,ut  exteri, in  alueo  paruo  lauant. 

Coulicsli 
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quorum  item  prius  ell  altius  polleriore, ut  glareae  &lapiUi  per  aream  deuot 
uipo&irtcLotor  autem  arenas  in  eius  caput  inrjctt  batillo,  &C  canali  reclufo 
aquam  immittit:qux  ramenta  cum  paucis  arenis  defert  in  caua,glareas  uerd 
& lapillos  cum  exteris  arenis  in  uas  arex  fubiedhi : illa  quamprimu  caua  rea 
ferta  fUerint, excutit,&  in  alueo  lauarihas  iterum  atqt  iterum  in  hac  area. 

Arttt ctput  A.  Tabflirf  B.  infimum  urt  4.  C.  Cra  D,  Caiuliculi  E. 
SculelU  F.  Bmiilum  G.  V<i fuhicfom  H.  Coalti  I. 
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Cttulictii  trtnf*erfi.  A V«s  trtt fihie&tm  B.  VtitlttfiM  C. 


Verum  Toringi  rotunda  caua, quibus  digiti  tranfuerfi  latitudo  & altitu* 
ido  eft,iimul  cum  canaliculis  ex  alrjs  ad  alia  pertinentibus  in  areae  capite  indo 
duntiipfam  ucro  aream  conteguntlinteis:arena  lauanda  in  caput  conijcitur 
& rutro  ligneo  agiutunquo  modo  leuia  auri  ramenta  aqua  rapit  in  lintea, 
grauia  in  cauis  rcfidcnqquibus  cum  plena  fuerint,  caput  ablatum  in  uas  in* 
uertitur,&  ramenta  colle&a  in  alueo  lauantur.  Aliqui  utuntur  area,  habena 
te  quadrigula  caua,quibus  deorfum  uerfus  breues  funtrcceflusauri  ramen 
taredpientes.  Alijscftareacompoiita ex aderibus  alperis propter  minuo 
tula  refegmina  ad  cos  adhuc  adhxrefcentiaiqux  area:  funt  loco  tegumento 
rum, quibus  nuda  eft.Ad  ea  cum  arena  lauatur  auri  ramentanon  minus  ado 
bgrent  quam  uel  ad  lintea,uel  ad  pelles,uel  ad  pannos,uel  ad  cefpites.Lotor 
autem  aream  furfum  uerfus  fcopis  uerrit : qui  poftquam  tantam  arenam  lao 
uiqquatam  lauare  uoluit, aquam  copiofiorem.qua:  ramenta  eluat,  in  arcam 
immitti t,ea'qj  in  uas  are*  fubiechim  colligit, atep  in  alueo  lauat . Vt  auteTo 
ringi  arcam  contegunt  linteis, ita  nonnulli  pellibus  taurinis  uel  equinis.  Hi 
arenam  auri  non  expertem  rutro  ligneo  furfum  uerfus  agitant : qua  ratione 
id,quodleueeil,unacum  aqua  dcHuiqauri  ramenta  inter  pilos  refidentipef 
ks  deinde  lauantur  in  uafeipoftremo  ramenta  colledla  in  alueo. 

Are* 
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m*4ft  C tocMcnsciutyuiringuU  D.  Ar«  <<W  #r«  mim«« 
„,<ih*T'fcm  E.  Scof*  F.  Ptllti t«rui*  G,  RKtmw ligiimm  H. 
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Ouofanemodo  Colchi  in  fontium  lacunis  pdlcs  animantium  colloca» 
runrquasquia  cum  inulta  auri  ramenta  eisadharfiffent.abftulerun^aura» 
tus  Colchorum  aries  confiftus  eft  i poctis:fimiliter  autem  pellibus  non  fo> 
lum  auri,fed  etiam  argenti  ramenta  8C  gemmas  excipere  rationibus  metalli» 
eorum  conducet. 


fons  A.  Pelli*  B.  AreonM*  C, 


Multi  aream  panno  uiridi,tam  longo  & lato  quam  ipla  eft, contegunt, & 
eum  clauis  ferreis  ita  affigunt,  uthi  facile  rurfus  extrahi  pofsint,  ille  autem; 
oui  cum  aureus  propter  ramenta  qua:  adhaeferunt,  efle  apparuerit,  m pro» 
prio  lauatur  uafe:ramenta  colletfta  in  alueoireliqu*  res  in  uas  deuoluta:  de» 
nuo  in  area. 


CdfKtirt*  A.  Ar m B.  Pinnas  (.  Cdtulicnlns  D» 

ViSirttefnhitlhtm  E.  V <i  in  quo  p»rtmu  Uiutitr  F.  QuldaUA 
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Quidam  in  locum  panni  uiridis  fupponunt  pannu  (eris  equinis  arfte  con 
textumicui  plurimi  funtnoduli,leuiter  a contextu  rafi.  Quia  ucro  hicxtant 
& pannus  cft  afpcr, etiam  minutula  auri  ramenta  ad  eum  adhxretcqux  item 
in  uafe  aqua  abluuntur. 
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Firmus  noiuUs  plritKi  txtenfus  A . No  Juli'  nugis 

canfoau  B.  Vts  iit  quo  punitus  Uuttur  C. 


Aliqui 
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Aliqui  fabricantur  arcam  aon  difsimilcm  linteis  extefis  conte<fhc,  minus 
tamen  longam.Linteorumautcloco  ccfpites  cotinentcr  collocant:  arenam 
in  area:  caput  coniedam  aqua  immifla  lauant:quo  modo  auri  ramenta  re(7* 
dent  in  cefpitibus, Iimus  & arena  fimul  cum  aqua  deferuntur  in  lacum  uel  ca 
nalem  fubie(ftum:qui  munere  perfccfio  recludi  tur:poftqua  omnis  aqua  cfHu 
xit, arena  8c  limus  auferuntur,  & iterum  ifto  modo  lauantur . Ramenta  ucrd 
quae  ad  ccfpites  adha:ferunt,maioraquaruuis, per  canaliculum  in  areamini 
mifla  defert  in  lacum  uel  canalcrmibi  tandem  colledh  in  alueo  lauatur.Hani 
auri  lauandi  rationem  Plinius  non  igndrauicrulexjnquit,  Occatus  uritur, 
cinis  cius  lauatur  fubftrato  ccfpite  hcrbofo,ut  Odat  aurum. 
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Quinetiam  arenae  cum  auri  ramentis  permiftae  lauantur  in  Iacufculo,  ue! 
in  lacu,uel  in  alueo.  Lacufculus,  ex  pofieriore  parte  patens,  aut  ex  arboris 
trunco  quadrangulo  cauatur,aut  ex  aflere  cra(Ib,ad  quem  tabellx  emineiu 
tes  affiguntur, conficitur  longus  pedes  tres, latus  fefquipedem,  altus  digitos 
tres:eius  cauum  in  aluei  altera  pane  angufb  figura  formatur:  quam  partem 
anguftam  ad  caput  conuernead  quod  habet  duo  manuaria  longa,  quibus 
in  nuo  curium  uerfus  ducitur  & reducitur : hoc  modo  lauatur  arenula,  iiue 
in  ea  fuerint  auri  ramenta,fiue  lapilli  nigri,  ex  quibus  plumbum  candidum 
conficitur. 


LinfaiUs  A,  Canum  >.  MamAfia  C 


Itali 


Itali,  qui  fe  auri  colligcndigratia  ad  Germaniae  montes  conferunt,  riuo* 
riim  arenas, cum  auri  ramentis  6C  carbuculis,  maxime  Carchedonijs  miltas, 
lauant  in  longiufculo  & humili  lacu, ex  una  arbore  cauato,intrinfecus  & ex* 
trinfecus  rotundato, ex  altera  parte  patente, ex  altera  daufo : quem  ficin  riui 
alueo  infodiunt,ut  aqua  in  eum  non  inridat,fed  leuiter  influatrarenam  in  ip» 
fum  coniedlam  agitant  rutro  ligneo  item  rotundatome  uero  rameta  uel  cari» 
bunculifimul  cum  leui  arena  effluant,  eius  apertam  partem  tabella  fimilitei1 
rotundata, fed  humiliore, quam  lacus  cauum  e ft, occludunt.  Auri  autem  ra* 
menta  uel  carbunculos,qui  uni  cum  pauca  arena  graui  in  lacu  refedcrunt,in 
alueo  lauant, & in  utres  colligunt,ac  fecum  afportant. 

Licvs  A.  Ei»i pirspitens  B.  EiufJtm pars claufa  C. 

Rimu  D.  Rjunon  E.  TthtlU  F.  Vttr  <3. 
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Quidam  id  genus  arenas  in  alueo  lauanc  amplo : is  in  domicilio  duobus 
funiculis  ex  traDe  fufpenditur,ut  facile  agitari  pofsicincp  eum  arena  comjci* 
tur,&  aqua  infunditur.Deinde  alueus  agitatur : tu  aqua  limofa  effunditur, 
rurfusq;  infunditur  pura:quod  iterum  atque  iterum  fit.  Quo  modo  auri  ra* 
menta  in  pofteriorialuei  parte  relident,  quod  grauialint:arenae  in  priore, 
quod  leues.Hae  autem  abf)duntur,illa  ad  excoquendum  referuantur.Redit 
uero  qui  lauat  fubinde  ad  opus:uerum  hac  Iauandi  ratione  metallici  raro  u* 
tuntur,monetartj  & aurifices  faepe,  ctim  lauant  aurum,  argentu,xs.Sed  eo* 
rum  alueus  tres  tantummodo  habet  anfas.-quarum  unam,  ciim  alueum  agi* 
tant, manibus  prehendutrin  reliquas  duas  unicus  funiculus  includitur : quo 
illefufpenditurdccrabe,uelde  ftjpite,quem  fuftincnt  chelx  duorum  ftipi* 
tum  ftatutorum  & in  terra  defixorum.  At  metallici  in  alueo  paruo  experi* 
menti  gratia  frequenter  lauant uenas.  Is  autem,  ctim  agitatur, in  manibus 
tenetur,  &{jcpe  altera  manu  concutitur : alloqui  haec  Iauandi  ratio  ab  illa 
non  differt. 


Alueus  emplus  A.  Funiculi  B,  Truis  C.  Alnnunlter 
tmplusfHomoitcturijutumitr  D.  Alueus  puruus  B. 
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Dixi  de  uarijs  arene,in  qua  auri  rameta  infuntjauadg  rationib.  nunc  dica 
de  materia:  pcrmiftac  cu  lapillis  nigris, ex  quib.plumbu  candidu  conficitur, 
lauadac  rationib.quaru  otfto  funt  ufitatxtatcp  ex  his  dux  nuper  inuetae.  Tae 
Hs  aut  materia  metallica  plerucp  a ucnis  & fibris  irtipetu  aquaru  abrepta  Ion 
ge  latecp  repcriturtetfi  interdu  uenf  dilatatg  ex  cade  coftantnllam  materiant 
fofToresligonib.latis  eruut,hanc  cufpidatis  cfFodiut.Tcd  anatis  roftro  (imill 
bus  excinaut  lapilloru  expertemtquat  no  raro  in  id  genus  uenis  reperiri  fo* 
let.  Veru  in  locis, qui  ea  cotinet,fi  abundauerint  aquis, &:  uallcftres  aut  moU 
liter  deuexi  & cocaui  fuerin  t,ut  riui  in  eos  deduci  pofsint,lotores  pftiuis  die 
bus  primo  foflam  agut  longa  & decliue,ut  aqug  permanares  rapide  feratur. 
Deinde  materia  metallica  (olla  acta  deteefiam  una  cu  cute,  qug  alta  eft  pedes 
plus  minus  fex,&  coagmetata  coftrat  ex  mufeo,  ex  radicib.  herbarii,  ffuticu, 
arboru,ex  terra, utrinqj  ligonibdatis  fodiut,8c  in  aquas,quae  manat  bcr  foC> 
lam,deiiciut.Tu  arenae  & lapilli  nipri.quod  graues  fine,  in  fundo  foflae  refia 


rapiat  lapillos  nigros  infimufbflae  cefpitib,&  lapidib.  obftruitur:  at  ipfi  lo* 
tores,quoru  pedes  tegutur  altis  peronibus  ex  corio,no  tamen  crudo, fadhs, 
ftantin  foda,  & radices  arboru,fruticu,herbaru,ligneis  furcis  fepticornibus 
ex  ea  erjciut:atcp  lapillos  nigros  ad  caput  foliae  rcpellut.Poftqua  Ipacio  qua 
tuor  hebdomadarii  in  hac  re  cofumpferint  mul  tu  operae  & laboris, iftomoa 
do  tollut  lapillos  nigros.-arena  cu  ipfis  milia  identide  ex  foda  batillis  ferreis 
fublatam  huc  & illuc  in  aquis  agitant  ufqj  dum  arena  ex  eis  defluat  & dcci* 
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dat  in  fo(Tam,foli  lapilli  nigri  reflent : quos  omnes  colleftos  rurfus  iiltftu* 
fculo  furfum  uerfus  batillo  ligneo  agitatos  & conuerfos  lauant : ut  arena  re* 
liqua  ab  eis  fcccrnatur.Poftca  femper  ad  eundem  laborem  redeunt,  donec 
eos  materia  metallica  deficiat,ucl  riui  in  foflas  agendas  deduci  non  pofsint, 
Rims  A.  Fojjit  B.  I-'go  C.  Crfjiites  D.  Furca ftpicornii  E.  BitAlumftr- 
reum  r>  UcufaiUt  G.  Alter  ItcufcuUa  ei fubieiha  M.  Batillum  farnum  lignmm  t. 
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Lacufculusautifteex  unius  arboris  triicocauaturtcuius  parscaua  lonoa 
eft  pedes  v.alta  dodrantem, lata  digitos  fex.Is  ut  decliuis  fit  collocatur,  eicp 
fubrjcitur  uas, quod  abiegnos  ramos  cSuolutos  in  fe  continct,ucl  alter  lacu 
fculus,cuius  pars  caua  longa  eft  pedes  tres,  alta  8C  lata  pede : iri  cuius  fundo 
minuti  lapillitqui  fimul  cu aqua  effluxerut,rcfident.  Quida  in  lacufculi loeu 


ponut  canale  quadraguliuin  quo  fimiliterligneo  batillo  paruo, lapillos 
furfum  uerfus  agitatos  8i  coucrfos  lauant.Lacufculo  fubrjcitur  canalis  trafi 
uerfus:qui  altera  parte  ucl  apertus  exonerat  in  uasaut  lacufculu,  uel  daufu? 
Si  in  medio  perforatus  in  fubie<fta  fo(Tam,quo  modo  aqua  turbine  aliquan* 
fu  extratfto  recta  in  eam  dccidit.Hax  ucro  fofta  qualis  fit,iam  ditfturus  fum, 

Lteaftnlus  A.  B<ti!l#m ligntum  B.  Vas  c.  Casulis  D.  Batillmligneumfaruii  E, 


C analis  tr%r  fu  rrfus  F,  Turbo  G. 


Vas  C. 
Aquaitcidtns  H. 


Toffa 


Ci/io  adathens  mate* 
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Sin autlocusaquarucopianofuppeditaueritjlotores foliam  agut  pedes 
xxx.uel  xxxvi.longamrcuius  folu  fternut  eiufdc  longitudinis arborib. 
inter  fecoagmctatis,&  tabularii  modo  planis  fupina  parte  facftis.Ad  utrucp 
etia  foftic  latus,  8i  eius  caput  quatuor  arbores  eollocam,  & alias  fuper  alias 
imponuttquae  oes,qua  ad  cauu  couerfat  fun  t,etia  plana;  cxiftutvSed  quia  ar 
bores  in  latcrib.obhque  collocat, fofla:  fupremufit  quatuor  pedes  latu,  in* 
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fimu  duos.E  canali  uero  aqua  alte  defluit  prius  in  abiegnos  ramos  cdnuolit 
toS,ut  retfla  & fere  iunftim  decidcre,fuaip  grauitate  glebas  difsipare  pofsiu 
quanqua  aliqui  ramos  canali  rio  fubrjciut,ied  in  eiusforamen  imponuttur* 
binem:qui,cu  canalem  omnino  no  daudat,rtec  ex  eo  effluuiu  prorfus  impc< 
dit,nec  aqua  longius  finitrapi,fed  retfla  delabi  cogit.Opcrarius  aute  materi 
am  lauandam  cilio  aduchit,&  in  foflam  conqdclotor  in  fofla  fere  fuprema 


plerum»  fit  poftqualotor  diem  in  huc  laborem  infumpferit,tumad 

“1  rt  » . _ — - - — --  Mav/iin  <m  frt imVAl  «rl 


^ l cos  ne, 

3efluant,arena  apponit,ac  materia  rurfus  in  foflam  fuprema  inie&aidem  Ia* 
uandi  munus  exequitur.ln  infima  uero  fofla  ftat  adolefcens  atcp  ligone  te» 
nui  & cufpidato  in  id, quod  ibidem  fubfedit,infixo  ipfum  fubleuat,ne  lapil* 
Ii  aqua  rapti  deuoluantunquod  fit,ciim  id, quod  fubfedit,  tam  multftm  fu  e* 
ritjUt  etiam  abiegnos  ramos,quibus  fofla:  exitus  obftruitur, contegant. 
CdHdlis  A.  Aliegiti nmi eous  jlrti  B.  AriomMnuuUtn-utrfJSiMisyurM, 
duoifojfdumtlte  mttmtimUuM  fit  compluamini  no»  poteft  C.  Ario  rei 


Tertia  ifliufmodi  materia:  lauandac  ratio  fic  le  habet.  Canales  duo  con* 
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firuunturiquorum  uter<$  longus  eft  pedes  duodecim,  latus  8c  altus  fefqfli* 
pedem.  Ad  eorum  capita  locatur  lacufculus,  in  quem  aqua  per  canaliculum 
influitrin  alterum  canalem  adolefcens  ucnam,fi  pauper  ruerit,multam : (1  di* 
ucs, minus  multam  corjdcinep  eum  aquam  turbine  uel  ligno  tereti  extrado 
immittit.-ac  ipfam  uenam  batillo  ligneo  agitat : quo  modo  lapilli  cum  graui 
materia  permifti  fubfidunt  in  canalis  fundo,leuc  aqua  rapit  in  canalem  fub* 
iedum,  per  quem  influit  in  aream  linteis  extcnlis  con  tedam:in  quibus  lapil 
Ii  minutuli, quos  rapuit  aqua,(ub(idunt  et  puri  fluntdn  canalem  quocp,poft 
cius  partem  fupremam  imponit  tabellam  humilem,  ut  maiufculi  lapilli  ibi* 
dem  re(ideant.Quatn  primum  autem  canalis  materia  lauata  fuerit  repletus, 
claudit  os  Iacufculi,&  in  altero  canali  idem  lauandi  munus  excquitur.Cana 
lis  uero  repleti  latera  malleo  ligneo, poftquam  aqua  turbine  extrado  deflu* 
xit  in  lacufculum  ei  fubiedum, percutit, ut  id, quod  ad  ipfa  adhaeret, decidat. 
Quod  autem  in  ipfo  fubfedit,id  batillo  ligneo,cui  manubrium  eft  curtu,erj* 
citquinetiam  in  iftius  generis  canali  recrementa  argenti  tufa  pilis  lauantur, 
atq?  ftannum  & particulae  panis, ex  pyrite  conflati, iidunt. 

Canales  A.  Lacufculus  B.  Cauliculus  c.  Uguumttres  D. 

Batillum  ligneum  E.  Mdlrw  ligneus  F.  Bdtillnm  Igneum  cui  manu 
briumcurtum  a.  Turbo  in  curuli  defixus  H.  Lacufculus  ei  fubteclus  t. 


Materi» 


Hac  uetcres  materi ac.quae  nigros  lapillos  in  fe  continet,  lauandac  rationes 
funt:(equuntur  dua:  nouac.Si  lapilli  nigri,cum  terra  uel  arena  comiftyn  de< 
uexa  montis  uel  collis  parte  reperiuntur,aut  in  campi  planicie,quac  uel  riuis 
caret,uel  in  quam  riuus  dedud  non  poteft,ifta  lauandi  ratione  metallici  nu< 
per  uti  coeperunt  etiam  hybemismenfibus:cap(a  patens  ex  afleribus  confi- 
citur longa  circiter  pedes  fex;  lau  tres ; alu  duos  & palmum : in  cuius  parte 

pofteriore 
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Materia  talis  infuper  uda  lauatur  in  cribro,  cuius  fundum  eft  ferreis  fili» 
contextunuatq»  hacc  quarta  lauadi  ratio  eft . Cribrum  autem  in  aqu5,quam 
uas  in  fe  continet,immiftum  c5qualTatur:cuius  ualis  fundum  tam  magnum 
habet  foramen,ut  tantum  aquac,cum  eo, quod  cribrum  tra(mittit,permiftac, 
continenter  ex  ipfo  effluere  pofsit, quantum  influit:id,quod  in  canali  fubfe* 
diqadolefces  uel  ferreo  raftro  tridenti  eruit,uel  rutro  ligneo  uerticquo  mo. 
do  aqua  magnam  tam  arenx,quam  limi  partem  rapiulapilli  nigri  uel  metal- 
lorum ramenta  reGdent  in  canaluqux  poftea  in  canali  deuexo  lauantur, 

» 

Cribrum  A,  V«  B.  AtjuexmsfuHiotffliUHS  C.  CDuIil  D, 

Raftrum tridens  E.  Rutrem ligimon  F, 
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pofteriore  intus  ad  altitudinem  pedis  unius  &femifsis  infigitur  lamina  fer* 
rea  longa  & lata  pedes  tres, ac  foraminum, per  qux  lapilli,  maiores  qua  erui 
femina, penetrare  & decidere  pofsint,plenifsima.Capfx  autem  fubqciturca 
nalis,cx  una  arbore  cauatus,  longus  circiter  pedes  quatuor  & uigin ti,  altus 
& latus  dodrantemiquem  plcrunqs  tres  tabcllx,in  cum  impoliti,  intcrual* 
lis  diftinguunuquaru  alia  alia  altioreffcfed  turbidas  ex  ipfo  dcftuetcs,rurfus 
excipitlacus.  At  materia  metallica  interdu  fub  terrx  cute  altius  reperiri  non 
folet, interdum  ucro  tam  altc,ut  8c  cuniculos  agere  & puteos  fodere  ncccfle 
fit:ea  ciliis  ad  capfam  aduehituncdm  iam  lauaturi  funt,  canaliculum  collo« 
cantrper  quem  tantum  aquar, quantum  ad  loturam  fatis  eft,  in  laminam  fer* 
ream  influit:  in  quam  mox  adolcfcens  materiam  metallicam  batillo  ferreo 
conqcit:ac  maflulas  eodem  huc  & illuc  agitans  difsipat : tum  aqua  & arena 
per  laminx  foramina  penetrantes  decidunt  in  capfam . Quod  uero  cratium 
eft, in  lamina  rcftatrid  eodem  batillo  in  ditum  inrjcit.  Interea  alter  adolcfces 
minor  natu  arena  fub  lamina  rutro  ligneo,ferc  tam  lato  quam  capfa  eft,  ere' 
bro  t rudit, & in  fupremum  capfam  pellitrquod  leuc  eft  aqua  defert  in  fubie* 
dum  canalcm:quanquam  paucos  etiam  lapillos  nigrosihunc  laborem  ado< 
lefcentes  continenter  fuftinent,  quoad  quatuor  cifia,uel,fi  materia  diues  Ia* 
pillorum  nigrorum  fu  erit, tria  rebus  crafsis  & inanibus  repleucrint:quc  dea 
uehunt  & prorjdunctum  prxfes  laboris  aflere,  in  quo  ante  laminam  lito  a * 
dolefeens  ftabat,fublato arenam  cum  lapillis pcrmiftam  crebro furfum  & 
deorfum  rutro  trudit,  & eodem  arenam,  qux,  quod  leuior  (it  quam  lapilli, 
fuperiorem  locum  tenct,de  ds  detrahit  ut  appareant:quos  rutro  in  priorem 
capfx  partem  trados  batillo  cuertit,ut  etia  tunc, quod  leuc  cft,dcfluercpoG 
fit.Mox  omnes  coaceruatos  ex  capfa  crjcit  & aufert . Hxc  dum  prxfes  agit, 
alter  adolefcens  interea  arenam  cum  lapillis  nigris  miftam.qux  ex  capfa  dea 
fluens  in  canali  refedit,rutro  ferreo  agitat,  8c  retro  ad  fupremam  canalis  par 
tem  trudit:qux,quod  plurimos  lapillos  nigros  in  fe  co  tineat , rurfus  in  lami 
nam  conieda  lauatunat  ea  qux  in  infima  canalis  parte  refedit,feparatim  dea 
da  cumulatur, & in  canali  deuexo  lauatunqux  uero  in  Iacu,in  area  lintris  ex 
tenlis  contcda . Omnis  hic  labor  fruduofus  xftiuis  diebus  fxpius,nempe 
decies  aut  undecies  iteratur. Sed  lapilli  nigri,quos  prxfes  ex  capfa  erjdt,de* 
inde  in  cribro  angufto  lauantur,  poftremo  in  lacuiculo,  ubi  tandem  omnis 
arena  ab  eis  feparatur . Quinetiam  omnibus  his  rationibus  materix  miftx 
cum  ramentis  aliorum  metallorum, fiue  ea  fuerint  a uenis  & fibris  abrepta, 
flue  in  uenis  dilatatis  ad  riuos  & fluuios  orta,lauari  poliunt. 


Cd[ft  ti,  Laimiw  B.  Catulit  C.  Tafcrtl<e  D.  Ltcu  B. 
CuukcuM  F.  Batillum  G.  IU /Irum  H. 


Hac 
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Hac  etiam  recentior  & utilior  eft  fexta  talis  materiae  lauandx  ratio : dua: 
conficiuntur  capfx:in  quarum  utrancp  aqua  per  canaliculum  influit,e  canali 

tranfucr* 
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tranfuerfo,  in  quem  fiftula  uel  canaliculus  eam  deferens  exonerat,  dcducTta : 
materiae  batillis  ferreis  a duobus  adolcfcentibus  agitatx  & concufla?  pars,q 
per  ferreas  laminas  foraminum  plenas  uel  ferreos  cancellos  penetrans  deci» 
dit,ex  capfa  in  obliquis  canalibus  defluit  in  alterum  canalem  tranfucrfum.et 
ex  eo  in  arcam  longam  pedes  feptem, latam  duos  &i  dimidiumj:  in  qua  rutro 
ligneo  a prxfidc  rurfus  agitatur, ut  pura  fiat : id  autem, quod  cum  aqua  dcla» 
pfum  in  fubicdio  canali  trafucrfo,ucl  in  redlo.qui  ipfum  excipit,fublcdit,ter» 
tius  adolcfces  raflro  bidenti  radit : quo  modo  lapilli  fidunt,  arenam  inanem 
aqua  rapit  in  riuum.Vtiliorucrohxclauandi  ratio  cft:  nam  quatuor  horni» 
nes  munus  in  duabus  capfis  lauandi  excqui  poliunt,  cum  proxima  gemina» 
ta  fex  requirat : duos  enim  adolcfccntcs,  qui  materiam  lauandam  in  laminas 
inrjciant,&  batillis  ferreis  agitent : duos  item, qui  arenam  cum  lapillis  nigris 
miftam  fub  lamina  rutris  ligneis  crebro  trudant,  & in  fupremam  capfa:  par» 
tem  pellant : duos  prxfidcs,qui  lapillos  nigros  eo, quo  dixi,  modo  puros  fa 
ciant.  V enim  lamina:  foraminum  plenae  loco  nunc  in  capfis  infigunt  canccl 
ios,qui  ex  ferreis  filis  tam  crallis,  quam  fccalis  calamus  cft,conftant!  ne  ucro 
dcprelfi  pondere  finuofi  fiant, cos  tria  bacilla  ferrea,  quae  ipfis  tranfuerfa  fub 
fternuntur,fuftinen  t : ne  batillis  ferreis,  quibus  agitatur  materia  lauanda,  at» 
terantur, cis  quinq;  uel  fex  bacilla  ferrea  fupcrimponuturre<rta,&:  ad  capfam 
affiguntur, ut  batilla  potius  ea  quam  cancellos  atterant : qui  ea  de  caufa  diu» 
tius  quam  laminae  dur3t : ipfi  certe  integri  manent,  atqj  etiam  in  bacillorum 
attritorum  locum  alia  facile  reponi  poliunt. 


CnuhtiJut  A.  Cdmhs  trtnfuerfus  B.  Alij  lue  ctittUcuh  C. 
C*pft  D,  Ltmint  E.  Cenceli  F.  Belill»  G»  Ai Urant. 
Usinnfurfus  H.  Are»  I.  Ruirum  ligneum  K.  Terrim ctntls 
trtnfucrfus  L.  Ctntlis  rrSus  M.  Rifirum  tniens  N. 
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Septima  lauandi  ratione  lotores  utuntur,  quum  mons  eo  loco,  quo  in  (e 
cotinet  lapillos  nigros,  uel  auri  aliorum' ue  metallorum  ramenta,  riuo  caret. 
Tunc  enim  lotores,  in  dediui,quxd  (ubijdtur,  parte  folias  fxpius  plures 
quam  quinquagita  agunt,  uel  totidem  lacus  fadunt,  longos  pedes  fex,Iatos 
tres, altos  dodrantem : quorum  alius  ab  alio  non  ita  longo  interuallo  dillet: 
itaqs  his  temporibus,  quibus  torrens  ex  magnis  & diuturnis  imbribus  o r* 
tus  fertur  per  montem, lotorum  alij  in  fylua  materiam  metallicam  ligonibus 
laris  fodiunt  & in  torrentem  trahunt : alii  torrentem  in  folias  uel  lacus  deiv 
uant : alrj  radices  arborum,fruticum,  herbarum  ex  follis  uel  lacubus,  lignris 
foras  fepticornibus  erjciunt.Poftquam  uero  torrens  delapfus  e II, lapillos  ni 
gros,ucl  metallorum  ramenta,  quae  in  folGs  aut  lacubus  impura  refederunt, 
Batillo  exemptos  fadunt  puros. 

L*cm  a.  Torrens  B.  Furcafepticomk  c.  Vatillum  D. 
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Odaua  ratio  proximae  non  multum  difllmilis,  etiam  in  regionibus,  quas 
Luiitani  in  fua  potcfta  te  & ditione  tenent,  eft  u (i tata.  In  montium  charadris  ’ 
& deuexis  atque  concauis  locis  ex  ordine  plures  fodas  profundas  agunt:  in 
quas  aquae  uelexniuibus  folis  calore  liquefatftis  8f  delapiis,  uel  ex  imbri* 
bus  collccflx  (imul  cum  terris  8C  arenis  rapiunt,  apud  alios  lapillos  nigros, 
apud  Lufitanos  auri  ramenta  a uenis  fibriscp  refoluta  : quae  quamprimum 
aquae  torrentis  omnes  defluxerint,  lotores  cx  fodis  cfjciunt  batillis  ferreis, 
& lauant  in  area  trita. 

• * *»  . • I..  . • i 

MontU charadra  a.  Fojpt  b.  Torrens  c. 
esirea Lufktnorum  D,-  • • 
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v At  Poloni  in  canali  longo  pedes  decem,  lato  tres:alto  unu  & quadratem, 
lauant  impuram  plumbi  nigri  uenam  dilatatam : etenim  cum  terra  fere  lutea 
eft  permifta,  quam  argilla  tegit  uda  & arenofa.Itacp  ea  prius,  ucna  pofterius 
e(Foditur,quam  ad  riuum  uel  Rumen  adue<flam,et  in  canalem,in  quem  aqua 
canaliculo  immittitur,  conie&am  lotor  inferiori  canalis  parti  inGftens  eruit 
rutro  angufto  & ferme  cufpidato : cuius  ligneum  manubrium  ad  pedes  dea 
cem  longum  eft:  quo  modo  aqua  terram  rapit  in  riuum  uel  flumen,  galena 
in  canali  fubfidit : eam  denuo  iemel  aut  bis  eodem  modo  lauatam  facit  ptu 
rarmdeindefole  ficcata  in  pneum  cribrum  inrjrit:atcp  minutula,  quam  tranG 
mi  uit,a  mai ufcula  feparat : quarum  hacc  in  cratc,illa  in  fornace  excoquitur. 

Canalis  A.  Canaliculus  b.  Rutrum  c.  Cribrum  n. 

Atque 


Digitized  b' 


tIBEft  OCTAtfVS 


48*  - 


Atque  tot  funt  iftius  generis  lauandi  rationes : torrendi  ucro  una  poriilia 
mura  ufitata,daix  cremandi : lapilli  nigri  ignis  ardore  torrentur : & quidem 
in  fornace  fimillima  furno.  Torrentur  autemfi  cxrulcus  color  ipiis  infede* 
rit : ucl  pyrites,&  lapis  ex  quo  ferru  conficitur, cum  eis  fuerint  p em  lifti.  Ete< 
nim  cxrulei  non  tolli  plumbii  confumunt:  pyrites  &C  alter  lapis  nifi  in  lftiuf* 
modi  fornace  in  fumum  euanefeant,  plumbum  candidum,  cx  lapillis  nigris 
Confe(ftum,maculofum  fit.  Lapilli  uero  mrjciuntur  ucl  in  pofteriorem  forna 
cis  partem,uel  in  alterum  eius  latus : illo  modo  ligna  ponuntur  ante  eos,hoc 
prope : fic  tamen  ut  necp  titiones  necp  carbones  in  ipfos  lapillos  incidat,  aut 
eos  attingant,  Acccnfa  ligna  gubernantur  rutabulo, quod  ligneum  eft : lapil 
• li  modo  agitantur  raftro  bidenti,  modo  rurfus  sequantur  rutro:  quorum  u? 
trunque  ferreum  eft-  Minutuli  autem  lapilli  minus  quam  mediocres:atq?  hi 
rurfus  minus  quam  maiufculi  torreri  debent.  Quonia  uero,  dum  fic  torreno 
tur  lapilli,non  raro  quxdam  materia  confluit,lapilli  tolli  iterum  in  canali  de 
uexo  lauandi  funt.  Eo  enim  modo  materia  qux  confluxit  impetu  aqux  de< 
fertur  in  canalem  tranfuerfum  : ubi  colleifla  molitur:  ac  rurfus  in 
eiufdem  canalis  area  lauatur:  quaritione  id  quod 
metallicum  eft  ab  eo,quod  caret 
' * metallo  feparatur. 
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Fornax  A.  Eius oi  B.  Rutabulum  C.  Raflrumhidens  D.  Rutrum  e. 


Atpanesexpyriteuclcadmiauclalrjs  lapidibus  scrofis  conflati  creman» 
ttir in  foueis  quadrangulis  8C  ex  priore,  ut  fupcriorc,parte  patentibus  atque 
apertis : quae  foucac  plerunqj  longae  funt  pedes  duodecim,  latae, odo : altx, 
tres. Sed  panes  ex  pyrite  conflati  fere  bis  cremantur : ex  cadmia,femel:atque 
hi  prius  in  limum,aceto  madefadum,  inuoluuntur,  ne  ignis  cos  una  cum  bi< 
tumine,uel  fulfurc,ucl  auripigmento,  uel  fandaraca,  nimis  confumat : illi  pii 
mo  lento  igni,deinde  acri  cremantur.  In  utrofep  uero  integra  node  fcquen» 
ti  immittitur  aqua,ut,fi  in  eis  infit  alumen,aut  atramentum  futorium.aut  ha» 
linitrum  metallis  nocituru,  quanquam  raro  nocere  foIet,id  eluat : & ipios  fa 
dat  molles. Reliqui  uero  fucci  cocreti  fere  omnes,  cum  iftiufmodi  panes  uel 
uenac  excoquuntur,metallis  nocenc  Panes  autem  cremandi  lignis,  cratis  fi» 
gura  collocaus,imponuntur : atqj  ea  lignorum  ftrues  incenditur. 


»•». 
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Sed  panes  ex  Iapide  fiffili  aerofo  excolo  confetfb,  primo  proijciuntur  in 
terram  ut  difrumpatur,  deinde  (afeibus  uirgultorum  fubiedtis  imponuntur 
fornacibus : tum  his  accenfis  cremantur  pleruncp  fepties,raro  nouies  :'quod 
dum  fit,  fi  fuerint  bituminofi,  tunc  etiam  bitumen  ardet  & redolet.  Hac  for» 
naces  ftrudhiram  habent  fimilem  ftrutfhinc  fomacum,  in  quibus  uenae  ex* 
coquuntur,  nifTquod  ex  priore  parte  pateant : altxuerd  funt  pedes  fex, la* 
tx,quatuor:  quod  genus  fornaces  tres  uni,  in  qua|  conflantur  panes,  fuffij 
ciunt.  Primo  autem  in  prima  fornace  cremantur  : deinde  quum  refrigerati 
fiierint, translati  in  fecundam  rurius  cremantur : tum  deportatur  in  tertiam : 
poftea  reportantur  in  primam:  conferuaturqj  is  ordo  ufque  dum  fepties  uel 
nouies  crementur. 


Panes  A.  Fafcet  virgultorum  bj  Fornaces  c< 
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c r i P s i de  diuerfo  uenarum  praeparandam  opi 
ficio,nuc  feribam  de  uaria  eamndem  excoquendae 
rum  ratione.  Quanquam  enim  qui  uenas  urunt,  & 
torrent  & cremant,  aliquid  detrahunt  de  his*  quae 
cum  metallis  mifta  uel  compolita  eflefolent : mule 
tum,  qui  tunduntpilis : plurimum,  qui  lauant,  crie 
brant,difcernut,  omne  tamen  id  quod  metallomm 
fpeciem  ab  oculis  remouet,ac  efficit  informe  qui  de 
dam  8c  rude  adimere  no  poffimt : quocirca  necefla 
rio  inuenta  eft  cxco<fbo,qua  tcrrx,fucCi  concreti, lapides  fic  feparantur  a me 
callis,  ut  fuus  cuique  color  infideat,  ut  purum  fiat,  ut  multis  in  rebus  homini 
magno  ufui  fit. Quum  autem  cxcodiio  fit  eorum,  qusc,antcaquam  ucnac  exe 
coquerentur,  cum  metallis  eran  t permifta,fecretio,  quodque  metallum  igni 
quodammodo  perficitur:  Verum  quia  uenar  metallicae  multum  inter  fe  dife 
ierunt,  primo  metallis,  quae  in  fe  continent : deinde  cuiufque  metalli  copia 
uel  inopia,quac  cis  eft : tum  hac  re,  quod  alia;  cito  igni  liqucfcant,aliae  tarde, 
Carum  excoquendam  plures  rationes  funtrquarum  una  ut  excoftores  ex  rjf< 
dem  uenis  plus  metalli  quam  alia  conficerent,  eos  affiduus  reru  ufus  docuit. 
Etfi  uero  pluribus  inrerdu  excoquendi  rationibus  ex  tjfdeir.  uenis  par  me# 
calli  pondus  coflare  poffunt,  tamen  maiori  fumptu  opus  eft  ad  unam  quam 
aid  aliam.  Atque  uena-  quidem  uel  in  fornace  uel  extra  excoquutur.Si  in  for# 
nace,aut  eius  ore  ad  tempus  claufo,autfcmperpatente:fi  extra  fornacem, uel 
in  ollis.uel  in  canalibus.  Sed  utres  fiat  dilucidior,  fingula  perfequar  exorfus 
a domicilio  & fornacibus.  Munis,  qui  fecundus  futurus  eft,latcreuel  faxo 
ducatur  craftus  pedes  duos  8c  totidem  palmos,  ut  ad  onus  ferendum  fit  ido 
ncus : altus  pedes  quindecim ) longus  pro  numero  fomacum  extruendaru : 
qtiarum  in  uno  domicilio  efle  folent  pleruncp  fex,  raro  plures, fa-piusminus 
inultae.  Earum  uero  tres  parietes,  pofteriorem  dico,  qui  eftad  murum, & u# 
triufque  lateris, effe  fatftos  ex  natiuis  lapidib.  fatius  eft  quam  ex  cotftis.Nam 
lateres  cum  exco<flor,uel  qui  fucccdit  uicarius  cius  muneri,dccutit  cadmias, 
quae  intcrea,dum  excoquerentur  ucnac,  ad  parietes  adhacferunt,cito  faciunt 
uirium  8C  franguntur.  At  natiui  quidam  lapides  iniurrjs  ignium  rcfiftunt,& 
a^longum  icmpus  durant:  maxime  uero  hi  ipfi  qui  molles  funt  & fibrarum 
expertes : contra  duri  8c  quibus  multa;  funt  fibrae, igni  difliliunt  &C  diffipan# 
tur  : quadecaufa  fornaces,  ex  eis  fatftac,  facile  ab  ignibus  labefactantur,  & 
cum  decutiuntur  cadmiar, confringuntur.  Prior  autem  paries  conficiatur  ex 
coctis  lapidibus, et  inferiore  parte  nabeat  os  latum  palmos  tres, altum  fefqui 
pedem,  quum  iam  focus  fuerit  paratus.  Pofteriori  uero  parieti  fit  foramen 
furfum  uerfus  ad  cubiti  altitudinem,  anteaquam  focus  fuerit  praeparatus : id 
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longum  fit  tres  palmos : in  quod  & foramen  muri,longum  pedem,nam  ter» 
gum  muri  fornicem  habeat,  imponatur  fiftula  ferrea  uel  xnea,inqua  nare» 
follium  collocentur : fed  totus  paries  prior  ideo  non  fitaltiorquincp  pedi» 
bus,ut  in  fornacem  commode  uena  conijci  pofiit  una  cum  his,  quibus  magi 
ftroadeam  excoquendam  opus  eft  : at  utriufque  lateris  paries  altus  exiftat 
pedes  fex,  pofteriorfeptem,crafTus  palmos  tres  : quxcp  fomacum  intusia» 
ta  fit  quinque  palmos,longa  fex  & digitum.Latitudinem  autem  nunc  meti» 
mur  interuallo,quod  eft  inter  utriufcp  lateris  parietes  interieftum : longitu» 
dinem  eo,  quod  eft  inter  priorem  parietem  «pofteriorem.  Suprema  uero 
cuiufcp  fornacis  pars  aliquato  plus  fe  dilatet  Sint  etiam  muro  aliquot  oftia : 
fi  fex  fuerint  fornaces,duo : unum  inter  fecundam  & tertiam  fornacem,  alte» 
rum  inter  quartam  &quintam:ea  lata  fint  cubitum,  alta  pedes  fex  : ut  exeo» 
tftores  eis  egredientes  OC  regredientes  offenfiunculam  non  acdpiantQuih» 
etiam  ad  dextrum  latus  primae  fornacis  oftium  effenecefre  efofimiliterad  fi» 
niftrum  ultimx,  fi  murus  longius  fuerit  necne  fuerit  dutflus.  Longius  uero 
tum  ducitur,  cum  officina  fecundarum  fomacum,  aut  aliud  xdificium  cum 
hac  primarum  fornacum  officina  coiungitur,  folumcp  pariete  feparatur.Ex» 
cotftor  autem  & qui  in  prima  fornace  munus  perficit,  & qui  in  ultima,  con» 
templamrus  folles,  aliud  uefadhirus,  ad  fine  muri  egreditur  fuo  oftio:  quif» 
que  uero  alius  fibi  cum  altero  communi : uerum  fornaces  iccirco  inter  fe  di» 
ftantpedibus  fex,  ut  exco<ftores,  eorumip  miniftri  uim  caloris  facilius  fufti» 
nere  poffint.  Quoniam  uero  quxcp  interius  eft  lataquincp  palmos,  alia  ab 
alia  diftat  pedibus  fex,primx  fornacis  dextro  lateri  eft  fpacium  quatuor  pe» 
dum  & trium  palmorum,  atep  tantundem  finiftro  ultimae,  fi  fex  fuerint  ror* 
naces  in  una  officina,  necefle  eft  Ut  murus  longus  fit  pedes  duos  & quinqu» 
ginta:  nam  interior  tot  fornacum  latitudo  efficit  pedes  feptem  8c  femiflem; 
interualla,qux  funt  ab  unius  fornacis  caua  parte  ad  alterius  fornacis  partem 
cauam,pedes  triginta : fpacium  alterius  lateris  primae  8C  ultima:  fomadspe 
des  nouem,&  palmos  duos,  craflitudo  duorum  murorum  tranfuerforupe» 
des  quincp : quarum  menfurarum  fumma  efficit  pedes  duos  & quinquagin 
ta.T um  extra  unamquamcp  fornacum  fitfouea  quae  repleta  puluere,de  quo 
poftea  didhirus  fum,fiftucatione  fpiftetur:  atqj  eo  modo  fiat  catmus,quimc 
talium  ex  fornace  defluens  excipiat. 


Fomacet  a . Catini  ■ . 
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Sub  quoCB  autem  catino  & foco  fornacis  ad  altitudinem  cubiti  fit  trant 
uerfum  & latens  hiunoris  receptaculum,  longum  pedes  tres,  latum  palmos 
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tres,altum  cubitum, ex  faxis  ucl  lateribus  fa<ftum,faxis  tantum  tccftunrquo  d 
ni  cfTct  atqj  ita  fc  habcrct,uis  ignium  humore  ex  terra  eliceret,  tam  ad  focum 
cuiufcp  fornacis  quam  ad  catinum,cos'cp  madidos  inflaret : inflati  uitiutr.  fiu 
cerent,  & metallum  partim  abforbcrct,  partiin  mifceretur  cum  recrementis : 
quo  modo  conflatura  magnum  damnum  contraheret:  cx  unoquoqj  prarte# 
rea  humoris  receptaculo  canalis  ftrudlilis  xque  ac  ipfum  altus,fcd  latus  digi 
tos  fex,  per  murum,  ad  quem  eft  fornax  cxtruifta,  ad  alterum  eius  latus,  fiue 
prius  fiue  pofterius  penetret  & afeendat,  qua  patens  halitu,  in  quem  humor 
eft  conuerfus,  expiret  de  tubo  uel  fiftula  xnca  aut  ferrea : qua:  ratio  recepta# 
culi  confidendi  canaliscp, longe  optima  eft : alrjs  quidem  eft  canalis  priori  fi 
inilis : humoris  uero  receptaculum  diflimile : nam  trafuerfum  fub  catino  no 
latet,  fed  retfhtm,  atq;  longum  eft  pedes  duos  & palmum : latum  pedem  & 
palmos  tres,  altum  pedem  Sc  palmum : qua:  ratio  receptaculi  confidendi  fic 
a nobis  non  improbatur, ut  eorum  qui  receptaculum  uacans  canali  ftruunt : 
hoc  uero  iedreo  improbatur,quod  ab  ipfo  foramen  no  pateatad  aerem, per 
quod  halitus  folute  & libere  penetrent. 

fornices  A,  Citimis  b.  Ofliu m C.  lMtnsh,morisrece(ti- 
culum  D.  Sexum  quo  tegitur  E.  Cunilis  ftrudilis  F.  Saxum 
quo  tegitur  G.  Tubus  halitum  expinns  H. 
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A tergo  autem  fecundi  muri  ad  pedes  quindecim  ducatur  primus  murus 
altus  pedes  tredcdm.In  utrocp  collocentur  trabes  latae  8z  eradar  pedem,lon 
gac  pedes  decem  8Z  noucm  atqj  palmum.  Hj  inter  fe  dident  tribus  pedibus. 
Cum  autem  fecundus  murus  duobus  pedibus  ait  io  r (it  primo, in  eius  tergo 
facienda  funt  caua,al  ta  pedes  duos,lata  pedem, longa  pedem  Sz  palmum : in 
quibus  cauis,qua(i  in  quibufdam  formis,  altera  trabium  capitaloccntur:  at 
inciufmodi  capitum  formis  includantur  capita  totidem  tignorum  datuto* 
rumrque  alta  fint  pedes  quatuor  8z  uiginti.lata  8z  crafla  palmos  tres:cx  quo 
rum  capitibus  fuperioribus  rurfus  tonde  tigna  pertineant  ad  capita  tigno* 
rum.quae  muro  primo  fuperpofita  funt.  Horum  autem  fuperiora  capita  in 
formis  tignorum  datutorura,  inferiora  in  formis  trabium  muro  primo  fu* 
perpoli  tarum  includantunatcp  haec  tigna  fudineant  tctfhim.quod  e tegulis 
cocftilibus  condet.  Singula  etiam  id  genus  tigna  fingulis  tignis  fulciantur: 
(ingulis  tranfuerfarqs  coniungantur  cum  datutis:  ad  quae  (ta tuta,  qua  funt 
fornaces  affigantur  adcrculi  crebri  crafsi  circiter  digitos  duos,lati  palmum: 
quibus  8Z  cratibus,intcr  tigna  interpoiitis  lutum  illinatur, ut  8Z  tignis  Sz  cra 
tibusab  incendio  non  fit  periculum.  Atqj  hoc  (ane  modo  fe  habeat  pode* 
rior  officinae  pars:quae  in  (e  continet  folles, eoru  fcdilia, machinam, quae  fol* 
les  comprimit, organum,  quod  eofdcm  diduritrde  quibus  omnibus  paulo 
poddicam. 
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quartus  diftet  a twtio  pedes  nou em, tertius  i fecundo  pedibus  uno  Sc  uigirl 
(i  atep  femipede:a  quo  fecudo  ad  pedes  duodecim  agna  quatuor  faxis  fub* 
Aratis  erigantur,alra  pedes  feptem  & dimidium, lata  SC  crafla  cubi  tumrquo 
f um  capita  indudaturin  formis  immiflx  trabis, lata;  cubitu,  craflx pedem: 
qux  duobus  pedibus  & totidem  palmis  15gior  fit  fpacio,  quod  eft  inter  fe* 
eundum  &quintu  murum  tranfuerlum,  ut  eius  capita  muris  tranfuerfis  fu* 
perponi  polsintQuod  fi  una  trabs  tam  longa  in  promptu  no  fuerit,  in  eius 
loeu  fubfti  tuantur  dux:quia  uero  ea  longitudo  eft,  & tigna  ftatuta  paribus 
diftingueridafuntinteruallis,necefleeftutaliud  ab  alio  & extimum  utruq? 
a muro  tranfuerfb  abfit  pedes  noue,palmu  unu,  digitos  duos,  Sc  duas  digi* 
ti  quintasin  hac  trabe  loga  & muro  tertio  ac  quarto  collocetur  trabes  duo* 
derim  longae  pedes  quatuor  8 C uiginti,Iatx  pedem, craftx  palmos  tres:qusc 
inter  fediltent  pedibus  tribus,  palmo  uno,  digitis  duobus:  in  quarum  for* 
mis,qua  locatae  funtin  trabe  longa^ndudantur  capita  totidem  tignorii  ob* 
lique  crctftorum  in  aduerfa  illa,qux  retffcr  fuper  fecundum  murum  ftatuta 
iunt.Attamen  obliquorum  capita  ftatutorum  capita  non  attingant,fed  ab 
cis  pedes  duos  abfinqut  per  eam  partem  camini  patentem  fornaces  fumum 
emittanuNe  uero  obliqua  inddant  in  retfta  parum  caucatur  bacillis  ferreis, 
qug  ex  fingulis  ad  fingula  eis  oppofita  pertineanrpartim  tignis,  quanquam 
raris,quxitema  nonnullis  obliquis  ad  retfta,  qux  ex  eorum  regione  funt, 
pertingant, & ipfis  dent  ftabilitatem:quibus  &C  obliquis, qua  fpetfbmt  tigna 
retfta,tum  affigantur  crebri  aflerculi,crafsi  circiter  digitos  duos, lati  palmu, 
ac  inter  fc  diftantes  palmu, tu  lutu  illinatur,ne  cocipian  t igne.  At  in  trabiu  fu 
praditftaru  formis, qua  quarto  muro  fuperpofite  funt,indudantur  inferiora 
capita  totidetignoru  oblique  eretftoruin  priora  obliqua:cu  quorum  capiti 
bus  fic  comittantur  & copuletur, ut  ex  eis  dilabi  n5  pofsinuquinctia  firmert 
tur  fubftru<fh'onibus,qux  fiant  ex  tignis  tranfuerfis  & obliquis.  Atcp  tigna 
illa  etiam  fuftineant  tetffum.  Hoc  modo  fe  habeat  prior  officinx  pars, in  tres 
rurfus  partes  diftributa:quarum  prima , lata  pedes  duodedm,  eft  fub  cami* 
no, qui  conftat  ex  duobus  parietibus , redo  & obliquo:altera,  totidem  pe* 
des  lata,recipit  uenam  excoquendam,additamcnta,carbones,aliaqj  quibus 
opus  eft  cxco<ftoribus:tertia  lata  pedes  nouem,conunet  duo  condauia  pa* 
ribus  interuallis.di fh'ncffa,in  quorum  altero  eft  fornacula,  in  altero  conclu* 
ditur  metallum  in  fecudis  fornacibus  excoquendu.  Ita cpnecefTe  eft  Huic  offi 
cinx  cfte  prxtcr  quatuor  muros  longos  feptem,  qui  inter  illos  fint,tranfuet 
fos:quorum  primus  a fuperiore  capite  primi  muri  longi  perducatur  ad  fupe 
rius  caput  fecundi  muri  longi:fecundus  ab  hoc  capite  procedat  ad  caput  ter 
trj  muri  longirtertius  rurfus  ab  hoc  capite  tranfiens  per  medium  fpadu  per* 
ueniat  ad  caput  quarti  muri  longi . Quartus  uero  ex  inferiore  capite  primi 
muri  longi  ducatur  ad  inferius  caput  fecundi  muri  longi.quintUs  ex  hoc  ca* 
pitead  caput  tertrj  muri  longi  pertineat:  fextus  rurfus  ab  hoc  capite  tendat 
ad  caput  quarti  muri  longi : at  feptimus  fpadum,  quod  eft  inter  tertium 
quartum  murum  longum, in  duas  partes  diducat. 

Huri  longi  futuori  Primus  A.  Stauttbts  B.  Tertius  f,  Qimtuij  fi, 

Muri  trinfuerfi  feptem : Primo  E.  Seeunius  E.  Trrriiu  G.  Qitar* 
tus  H.  Qjtinriu  I,  Sextus  K.  Seettmus fiue medius  L. 
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Sed  redeo  ad  pofteriorem  domidlrj  parte,in  qua,  ut  dixi,  (iint  folles,  eo< 
rum  fedilia, machina  quae  folles  comprimit , organum  quodeofdemdidu# 
cit.  Quifquc  autem  follis  ex  corpore  & capite  conftattcorpus  uero  compo* 
fi  tum  cft  ex  duobus  tabulatis, duobus  arcubus,  duobus  corrjs : fed  fupcrius 
tabulatum  crafium  eftpalmum,longum  quinque  pedes  & tres  palmos,  Ia< 
tum  pofterioreparte,ubiutruncp  eius  latus  parum  arcuatur,  pedes  duos  IX 
dimidium : priore,  ex  qua  caput  attingit, cubitum.  Etenim  totum  follis  cor# 
pus  caput  uerfus  anguftatunquod  autem  nunc  tabulatum  appellamus,  con 
fiat  ex  duabus  tabulis  abiegnis  coagmentatis  8c  conglutinatis,  atep  ex  dua# 
bus  tabellis  tiliaceis, qua:  tabularum  latera  cingunt , & lata:  funt  pofteriore 
parte  digitos  feptem,  priore  ex  qua  caput  follis  attingunt,  fefquidigitum: 
qua:  tabellae  cum  tabulis  iccirco  cdglutinantur,  ut  eis  ferrei  claui.in  corium 
8C  ipfas  ada&i, minus  noceant . Attamen  quidam  nullis  tabellis  cingunt  ta< 
bulas , fed  his  folis,  & quidem  admodum  crafsisatuntur.Superius  illud  ta# 
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Bulaturrihabct  foramen  & caudam.Foramcn  abeft  ab  ca  parte,cx  qua  tabu* 
latum  attingit  caput  follis, pedem  & tres  palmos.Eft  ucro  in  medio  tabula* 
ti longum  digitos  fex, latum  quatuonat  ciusopcrculum  longum  & latum 
I ft  palmos  duos  & digitum,  craflum  digitos  tres,  ex  cuius  pofteriore  parte 
ideo  particula  fuperius  cxcifacft.ut  manu  teneri  qucat:itcm  ex  priore  &la» 
teribusfuperius,utin  tabellis  latis  palmum, crafsis  digitos  tres  fimili  modo 
excifis,(ed  inferius, ucrfaripofsit.Nlam  operculum  obdu<ftum  claudit  fora* 
men,redu(fium  apcricuerum  excotftor  forame  tunc  paululum,  ut  flatus  per 
ipfum  exeat  ex  folle,apcrit  cum  in  metu  eft  propter  coriu,quod  difrumpi  fo 
let  ubi  follis  uehementius  8c  crebrius  fuerit  inflatus:daudit  uero  idem  cum 
corio  rupto  flatus  difsipatunucruntamcn  alrj  fuperius  tabulatum  bis,  terue 
perforantrin  quibus  foraminibus  ro  tundis, qugipli  loco  quadranguli  fora* 
minisfunt:turbinesincludunt,eos'q5,cum  res  poftulaucrit,  rurfus  extrahut. 
■Sed  cauda  lignum  eft  longum  palmos  fcptem,uel  etiam  longius,  ut  extare 
pofsiticuius  dimidia  pars  lata  palmos  duos  &craflapalmu  cum  ul  tima  hu* 
ius  tabulati  parte  conglutinatur  &ad  eam  afHgitur  dauis  ligneis,  glutino 
oblitisidimidia  c tabulato  extat  & eminet  teres  atque  crafla  digitos  leptem. 
Cum  cauda  prxterea&  tabulato  conglutinatur  tabula  longa  pedes  duos, 
lata  totidem  palmos,crafla  palmum.-quinetiam  cum  eiufdem  tabulati  parte 
inferiore  conglutinatur  altera  tabula  etiam  longa  pedes  duos:qux  diftat  ab 
ultima  mbulari  parte  tribus  palmisiatcp  hx  dux  tabule  propterea  cum  tabu 
lato  conglutinantur,^  ad  ipfum  dauis  ligneis  glutino  oblitis  affiguntur,  ut 
uim  diducendi  8C  comprimendi  fuftinere  pofsit.  Inferius  autem  tabulatum 
xque  ac  fuperius  conglutinatum  eft  ex  duabus  tabulis  abiegnis,  & duabus 
tabellis  tiliaceisixquc  etiam  latum  & craflum  cft,fcd  longius  cubito:etenini 
capitis  pars  eft,ut  paulo  poft  dicam. Habet  hoc  inferius  tabulatum  foramen 
fpiritale  & annutum  ferreum.foramen  abeft  ab  ultima  eius  parte  cirdter  cui* 
bitum.  Eft  ucro  in  medio  latitudinis  eiufdem  tabulati, longum  pedem  & la« 
tum  tres  palmostquod  xqualiter  diuidit  columcllaiqux  pars  eft  tabulati  ex 
ipfo  nonexcifa,(imiliterlonoa  palmum, fed  lata  tertiam  digiti  partem.  At  fo 
raminis  operculum  longu  eft  pedem  5c  digitos  tres, latum  palmos  tres  8f  to 
tidem  digitos. Confiat  autc  ex  tabella  fubtili  & pdlc  caprina  eam  tegeteicit 
ius  pars  pilofa  fpedat  terra,  ad  fuperiore huius  tabcllx  parte  minutis  dauis 
ferreis  eft  affixa  pars  corfj  duplicati  8c  lati  palmum, tam  longi  quam  lata  eft 
tabella.  Altera  uero  corfj  pars,qux  poft  tabellam  cft,xqtie  ac  tabulatum  bis 
eft  pcrforata:qux  duo  foramina  diftant  inter  fe  digitis  feptem : per  ea  pene* 
trans  loru  extra  inferiorem  tabulati  partem  conncclitur.  ficcp  tabella  cum  fii 
periore  tabulati  parte  copufcta,de  eo  non  decidit:atque  hoc  modo  fe  habet 
operculu  & foramen  fpiritale. Quod  cum  follis  diducitur, aperiri  folct,  cum 
comprimitur.daudi.  Verum  annulus  ferreus, paululum  copreflus, longus 
eft  palmos  duos,  latus  palmum : qui  poft  foramen  fpiritale  drdter  fpaciurrt 
pedaneum  ad  inferiore  tabulati  partem  fibula  ferrea  affigitur.  Diftat  uero  a 
pofteriore  follis  parte  ad  palmos  tresiin  annulum  iftum  per  tranfuerfurrt  ta* 
bulam,qux  follium  fedilis  pars  cft,penetratcm  peflulus  ligneus  adigitur.ut 
inferius  follis  tabulatu  permaneat  immobilciquanqua  fun  t qui  an  nudo  reic* 
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«flo  duabus  cochleis  ferreis, qua  (i  dauis  quibufdam,id  ipfum  ad  tabulam  a& 
figunt.  At  arcus  utercp  inter  duo  tabulata  collocatur,  8c  aeque  longus  eftac 
fuperius  tabulatuin:utercp  conficitur  e quatuor  tabellis  tiliaceis,  crafsis  digi 
tos  tres.quarum  duae  longx  pofteriore  parte  latae  funt  digitos  fepte,  prioij 
duos  8c  dimidiu:tertia,qux  pofterior,eft  lata  palmos  duos:eius  utruncp  ca# 
put, paulo  crafsius  digito, in  formis  tabellarum  longaru  includitur,  ibicp  pa 
riter  perforatum,ligneiscp  dauis  glutino  oblitis  8c in  foramina  infixis,  cum 
ipfis  tabellis  longis  coniungitur  IX  conglutinatur:  quinetiam  utruncp  eius 
caput  una  cu  tabella:  longg  capite  arcuatur:atcp  ex  eo  nomen  inuenit.  Quar 
ta  autem  tabclla,qux  abeft  ad  cubitum  a capite  follis, diftendit  duas  longas 
tabellas:cuius  capitula, in  formis  tabellarum  longarum  indula,cum  eis  con# 
iunguntur&conglutinantur:longauerdeft,cxceptis  capitulis,pedem,lata 
palmum  & digitos  duos.  Sunt  praeterea  aliae  dug  paruulx  tabellae  cum  capi 
tefollis  & inferiore  tabulato  conglutinatae, & ad  eade  dauis  ligneis, glutino 
etiam  oblitis, affixae, quae  longae  lunt  palmos  tres  & digitos  duos,  alta:  palo 
mum,cra(Tae  digitum:earum  dimidia  pars  paululum  refirtfla  eft.  Hx  tabellae 
capita  longarum  tabellarum  arcent  a foramine  capitis  follis, qux  ni  edent, 
eadem  capita  tanto  & tam  crebro  motu  intro  compulfa  frangerentur.  Coa 
rium  autem  eft  bubulum  ucl  equinum;fcd  bubulum  longe  multucp  prxfiac 
cquino.-utruncp  uero,duo  enim  funt, pofteriore  follis  parte, qua  coniungun 
cur, latum  eft  pedes  tres  & dimidium:fcd  ad  utrucp  tabulatum,  & ad  utrucp 
arcum  longo  loro  fingulis  fubietflo  affigutur  ferreis  dauis  cornutis, qui lon 
gi  funt  digitos  quin«*:eorum  autem  cornu  utriicp  longum  eft  digitos  duos 
& dimidium, latum  lemidigitum.  Verum  ad  tabulata  tam  crebris  dauis affi 
gunturcoria,ut  unius  claui  cornu  alterius  cornu  fere  attingat  :fed  ad  arcus 
difsimiliter.Nam  ad  pofteriorem  arcus  tabellam  tantummodo  duobus  da# 
uisaffigunturad  longam  utrancp  quatuor:  quo  fanc  modo  fit,  ut  ad  unum 
arcum  decem  dauis  aTfigantunatcp  totidem  ad  alteru.-quinetiam  interdum, 
cum  cxcoiftor  metum  habet  ne  uehemens  motus  follis  ab  arcubus  corium 
diuellat  ac  diftrahat,extra  id  ad  longas  eorum  tabellas  alterius  genens  da# 
uis  affigit  tabellas  abiegnasiquales  ad  pofteriores  arcuu  tabellas  affigereno 
poteft,quod  f>aululu  fint  arcuatx. Quidam  corium  ad  tabulata  & arcus  da# 
uis  ferreis  non  affigunt,fed  cochleis  ferreis, in  tabellas  corio  fuperpofitas  (i< 
mul  adadtis.  Etfi  uero  hxc  corrj  affigendi  ratio  minus  quam  altera  eft  ufita# 
ta, tamen  dubium  non  eft,quin  ei  comoditate  anteccllat.Poftremd  follis  ca# 
put,xquc  ac  reliquum  eius  corpus,conftat  ex  duobus  tabulatis,& prxtrrea 
ex  narc.Superius  tabulatum  longum  eft  cubitum,  cra{Tum,fefquipaImum: 
at  inferius  pars  eft  inferioris  totius  corporis  tabulati:fimili  ter  uero  atqj  fupe 
riuslongum,fedcrafTum  palmum  &digitum:ex  quibus  duobus  congluti# 
natis  efficitur  caput,in  quo  perforato  naris  includitur:  fcd  caput  pofteriore 
parte,ex  qua  reliquum  corpus  attingit, latum  eft  cubitum.  Cum  uero  pro# 
ccfierit  ad  tres  palmos, anguftius  fattum  eft  digitis  duobus : poftea  tantum 
refecatur,ut  priore  parte  fiat  teres  8C  craflum  palmos  duos  ac  totidem  digi# 
Cos:ubi  circulo  ferreo, tres  digitos  lato,  dngitur.  Naris  autem  eft  fiftulaex 
bradtea  ferrea faftatcuius  prior  pars  caua,digitos  tres  lata  eft;pofterior,quae 
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iri  capite  includitur, alta  palmum,Iata  palmos  duos. Magis  enim  ac  magis  di 
lataturtmaximc  ucro  poftcriorcpartc.ut  ibi  flatus  copiofus  in  eam  penetras 
re  pofsit.To  ta  autem  longa  eft  pedes  tres.  At  capuc  cum  fuperiore  tabulato 
conneftiturhoc  modo  .Bratfiea  ferrea,  lata  palmum,  longa  fcfquipalmum, 
primo  affigitur  ad  alterum  capitis  latus : diftatq?  ab  cius  extremitatead  tres 
digitos. Ex  hac  bratftca  extat  pars  curuata,15ga  digitos  tres, lata  duos. Simia 
li  modo  altera  alterius  lateris  bratflca  fc  habet. Deinde  ex  carum  regione  ad 
fuperius  tabulatum  affiguntur  alix  dux  bractex  ferrex,diftantcp  a laterum 
extremitate  ad  digitos  duosiquarum  utracp  lata  eft  fex  digitos,longa  fepte: 
utriufcp  etiam  pars  media  refecatur  paulo  plus  tribus  digitis,quod  ad  longi 
tudinem  attinct:duobus,quod  ad  latitudinem,ut curuatx  parti  bratftex  ea* 
pitis,ci  refpodcnti,in  hac  caua  parte  fit  locus:utrincp  ucro  ex  utracp  bractea 
extat  pars  curuata,  longa  digitos  tres,  lata  duos . Ferreus  igitur  axiculus  in 
has  curuatas  bratflcarum  partes  infigitur,ut  circa  eum  fuperius  folli s tabula* 
tum  quodammodo  uertatur . Axiculus  uero  longus  eft  fex  digitos , paulo 
crafsiordigitotfed  ex  tabulato  fuperiore,  ubi  adipfum  bratftcx  affiguntur, 
aliqua  particula  cxcifa  eft:  quomodo  fit,  ut  axiculus  de  bratfteis  iam  affixis 
decidere  non  pofsit.  Affigitur  autem  utraque  ad  tabulatum  quatuorclauis 
ferreis, quorum  capitula  funt  ad  interiorem  tabulati  partcmtacies  ucro,fupe 
rius  retufx, etiam  in  capitula  quodammodo  abeunt:utracp  bractea  ad  caput 
follis  affigitur  clauo,cui  latum  eft  capitulum,SC  duobus  alqs,  quorum  capi* 
tula  funt  ad  exteriorem  capitis  partcm:quinetiam  in  medio  duarum  tabula* 
tibradfearum  remanet fpacium  latum  palmos  duos:  quod  fimiliter  bracflca 
ferrea, clauis  minutis  ad  tabulatum  affixa , tegitur : cui  rcfpondet  altera  bra* 
«ftca,qux  eft  inter  duas  bradteas  ad  caput  affixasdata  ucro  eft  palmos  duos 
& totidem  digitos.Porro  corium  comune  eft  capiti  cum  aliqua  reliqui  cor* 
poris  parte;  nam  eo  teguntur  braciex,  imo  prior  pars  fuperioris  tabulati  & 
utriufcp  arcus  ac  pofterior  capitis  follis, ne  flatus  ea  parte  ex  folle  erumpat: 
latum  autem  eft  palmos  tres  & totidem  digitos:tam  ucro  logum,  ut  ab  uno 
inferioris  tabulati  latere  per  dorfum  fuperioris  extenfum  pertingat : quot) 
ipfum  crebris  clauis  cornutis  ad  fuperius  tabulatum  ab  una  parte  affigitur, 
ab  altera  ad  follis  caput:utrincp  etiam  ad  inferius  tabulatum. 

Tabularum  fuperius  A.  Tabulatum  inferint  B.  Du*  rabulae  ex quibus  urrumj;  conflat  C. 
Vtriufypurspofterior  arcuata  D.  Vm«^ piri  prior  tnguftett  E.  Tabcll*  F.  Sm- 
ferioris  tabulati  foremen  G.  Operculum  H.  Tabellx  I.  C uuit  K.  Tubulnrxtf- 
rior  t.  Tabula  interior  pingi  non  potr/f.  inferioris  tubuluti purs  interior  M.  Capitis 
purs  N.  Foramen [fnriule  O.  columella  P.  Operculum  Q.  Corium  R,  Lo- 
rum S.  inferioris  tabulati  pars  exterior  T.  Fibula  v.  Annulut  X.  Arent  T. 
Tabella:  eius  longa  Z.  Tabella  po/}  enor  AA.  Capitula  arenata  DB.  Tabella  diftetl 
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Ecd  tepus  eftiam  de  coru  fedilibus  diceretprimo  humi  locantur  duo  tigna» 
pauio  minus  longa  quam  murus  fornacum:quorum  prius  eft  latum  8c  cral* 
ium  tres  palmos,p0ftcrius palmos  tres  & digitos  duos:  prius  uero  a tergo 
muri  fornacum  diftat  duobus  pedibus, poftcrius  a priore  pedibus  fex  et  pal 
mis  tribus . Defodiuntur  autem  in  terra,  ut  ftabilia  permaneant : quinetiami 
aliqui, ut  idem  fiat,pcr  utriufcp  aliquot  foramina  paxillos  cuneatos  in  terrS 
altius  agunt.Deinde  duodecim  rignaerigutunquorum  inferiora  capita  in* 
eluduntur  in  formis  tigni, quod  eft  prope  tergum  muri  fomacu  locati : quae 
tigna  loga  funqexceptis  capitibus,  pedes  duos,  lata  palmos  tres  & totidem 
digitos, crafta  palmos  duos.  Surfum  autem  uerfus  ad  palmos  duos  perfora* 
talunt:quorumforaminualtitudoeftad  palmos  tres,latitudo  ad  fcfquipal* 
mum:at  interuallis  paribus  omnia  tigna  non  diftinguiitur.Etenim  primum 
ii  fecundo  abeft  pedes  tres  & digitos  quinque:pari  modo  tertium  a quarto; 
fecudum  uero  a tertio  pedes  duos, palmum  unum, digitos  tres : reliquorum 
etiam  tignorum  interualla  eodem  modo  pariter  & impariter  funt  difhncta: 
quorum  ubicp  quaterna  ad  binas  fornaces  pertinent : fed  eorundem  tigno* 
rum  capita  fuperiora  includuntur  informis  trabis  immiflx : quae  longa  eft 
pedesduodecim,paImosduos,digitostres:namextate  primo  tigno  itatu* 
to  digitos  quinqt,&  totidem  e quartoifed  lata  eft  palmos  duos  & totidem 
digitos, crafta  palmos  duos*.  Quia  uero  earum  trabium  fingulx  quaternos 
folles  luftentant,tria  fint,neceflc  eft.  At  e regione  tignorum  duodecim  toti* 
dem  eriguntur: quorum  lingulorum  bina  capita  inferiora, nam  ima  quidem 
parte, fed  media, prorfus  excifa  funt, includuntur  in  formis  tigni  pofterioris 
humi  locati:ea  uero  longa  funt,exceptis  capitibus,  pedes  duodecim  &C  pal* 
mos.  duos, lata  palmos  quinque, crafta  duos.  Ab  infima  autem  parte  furfum 
uerfus  excifa  funtiquae  pars  caua  alta  eft  pedes  quatuor  & digitos  quinque, 
lata  digitos  fcx:led  eorundem  tignoru  capita  fuperiora  includuntur  in  for* 
mis  trabis  ipfis  impofitx:quxar<5te  fubrjcitur  trabibus  a tergo  muri  foma* 
cum,&  in  pofteriore  muro  collocatis.Eftuero  lata  palmos  tres, crafta  duos, 
longa  pedes  tres  8C  quadraginta.  Quod  fi  tam  longa  in  promptu  non  fae* 
rit,dux  tresue  in  eius  locum  fubftitui  pofliint,qux  iun&g  eandem  habeant 
longitudinem : fed  ne  haec  quidem  tigna  ftatuta  omnia  paribus  interuallis 
diftinguuntur,fed  primum  a fecundo  diftat  pedibus  duobus, palmis  tribus, 
digito  uno:atqucfimiliter  tertium  a quarto  diftat.  Secundum  uero  a tertio 
pede  uno  & palmis  tribus  ac  totidem  digitis:quo  modo  etiam  reliquorum 
tignorum  interualla  pariter &imparitcr  diftinguuntur.  Cuiq?  prarterea  ti* 
gno  ftatuto  qua  fpedat,  oppofitum  tignum  ftatutu  forma  eft  fupra  partem 
capitis  cauam  ad  pedem  & digitunrincp  quatuor  ftatutorum  formis  unum 
includitur  tignum:quod  etiam  ipfum  quatuor  habet  formasataqjformx  in 
formis  indufx  faciunt, ut  melius  coniungfclauiscp  ligneis  transfigi  pofsint. 
Id  autem  tignum  longum  eft  pedes  tredccim,  palmos  tres,  digimm  unum: 
' nam  extat  e primo  tigno  palmos  duos  8i  digitos  duos:atq?  totide  palmos 
8c  digitos  c quartodatum  uero  eft  palmos  duos  8c  totidem  digitos, craflum 
ite  palmos  duos.Quia  uero  duodecim  funt  ftatuta,  tria  fint  eiufmodi  tigna 
necefle  eft  ;uenim  in  lingulis  id  genus  tignis  & lingulis  trabibus,  quae  mi' 
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noribus  daturis  funt  impolitae, collocatur  quanto*  rigillarquonim  quodcjf 
longum  ed  pedes  nouem, latum  palmos  duos  8c  digitos  tres , craffum  paC 
mos  duos  Scdigitu.Primu  autem  tigillum  diftat  a fecundo  pedibus  quincp, 
palmo uno:diglto  uno:8c quidem lara  priore  quam  pofteriore pane: nam 
ibi  extra  datuta  tigna  locantur  fingulatigillatparifpacio  tertiu  didataquar 
to:fed  fecundum  abeft  a tertio  pedem  & digitos  tresiatep  eodem  modo  reli 
qua  o<So  tigilla  interu aliis  diftinguuntunquintu  enim  a fexto,  & feptimum 
ab  oidauo  didat  tanto  fpacio  quanto  primum  a fecundo  & tertium  a quar» 
to.  At  fextum  a feptimo  tanto  Ipacio, quanto  fecundum  a tertio  .Bina  autem 
tigilla  fudinent  tabulam  unam  trafueriam, longam  pedes  (ex,  latam  pedem, 
eradam  palmumtquae  a duobus  poderioribus  tignis  datutis  didat  pedibus 
tribus  8c  palmis  duobus. Cum  uero  tabulae  fex  numere  ltnt,in  lingulis  coU 
locatur  bini  follestquorum  inferius  tabulatum  exeisextat  palmu.  Vtriufcp 
uero  tabulati  annulus  ferreus  per  fuum  tabula:  foramen  defeendit : atque  in 
eum  adigitur  pe(Tulusligneus,utipfum,(icuti(upra  dixi,  permaneat  immo< 
tum.at  uterqj  follis  procedit  per  fui  tigilli  tergum  in  fidulam  acneam,in  qua 
utriufcp  naris  collocatur  capitibus  eorum  arcte  coniuntfhs.Sed  fifhila  lami» 
na  aenea  uel  ferrea  ed  complicata , longa  pedem  & palmos  duos  ac  toridem 
digitos,  craria  fcmidigitum,inferiore  tamen  eius  parte  digitum : cuius  prior 
caua  pars  ed  lata  digitos  tres,  alta  digitos  duos  & dimidium : nam  prorfus 
teres  non  ed.-poderior  uero  lata  ed  pedem, palmos  duos, digitos  tres.Lami 
na  autem  fuperiore  pane, qua  complicatur,  omnino  non  coiungitur,fed  ri» 
ma  manet  lata  femidigitumiquae  poderiore  parte  ad  tres  digitos  dilatatur, 
Hxc  ftdula  imponitur  in  fornaris  foramen,  quod  in  medio  muro  & fornice 
ede  dixitfcd  nares  follium, in  hac  hdula  collocatae, didant  a priore  eius  parte 
ad  digitos  quinque. 

Tignum  priuikumifbrttum  A.  Tignum  po/terim  in  foto  locefxm  B. 

Priori  tigni  Aututt  C.  lorumfonmini  D.  Trtis  immffi  E. 

Poflrrion rignt ftituti  I,  lorumfonmini  G.  Tnis immffi  H. 

Tignum  m eorum  firmorum  fornus  inclufum  I.  Tigilli  K.  Tu- 
M*  L.  Eurum  fonmim  M.  Fi/biU  N.  Eiw  pofterior 
ftrs  O.  Eius  prior  (in  V, 
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At  tigilla  quae  longis  axis  dentibus  deprefla  folles  comprimunt,  tot  funt 
numero  quot  foIles.Quodcp  uero  inclufum  in  binorum  tignorum  ftatutoa 
rum  foraminibus,  longum  eft  pedes  o<fto  & palmos  tres,  latum  Sc  craftum 
palmum.  Rxtat  autem  e priore  tigno  palmos  duos  &C  tantundem  e pofterio 
rc,u  t ibi  id  ipfum  bini  axis  dentes  deprimere  pofsint : qui  non  modo  pene* 
trant  in  pofterioris  tigni  ftatuti  foramen,(ed  extra  ad  tres  digitos  extat.  Per 
prioris  pra:tcrca  tigni  ftatuti  foramen  rotundum, quod  ad  eius  latera  eft  fur 
fum  uerfus  ad  palmos  tres  Sc  totidem  digitos,  atqj  per  forame  tigilli  in  ipfb 
inclufi  penetrat  axiculus  ferreus:circaqucm,quoduoluatur, tigillum  depria 
mi  & attolli  potcft:quinctiaipfe  axiculus  uerfatur.  Cuiufcp  uero  tigilli  pars 
poftcriorad  cubiti  longitudinem  palmo  8C  digito  latior  eft  quam  reliqua, 
ibicp  pcrforata:in  quo  foramine  includiturucais  longus  pedes  fex  & pala 
mos  duos, latus  tres  digitos, craflus  fere  fcfquidigitum,  fuperiore  parte  alia 
quantum  curuus,ut  ad  follis  caudam  pofsit  accedere.  Verum  fub  tigillo  per 
uetftis  foramen  iccirco  penetrat  clauus, ut  ipfe  tigillum  fccu  attollat.  Vcdtis 
autem  a fuperiore  parte  deorfum  uerfus  ad  digitos  fex  perforatus  eft:  quod 
foramen  longum  eftpalmosduos,latiusdigito:in  ipfum  inrjcitur  uncus  irt 
ftrumenti  ferrei, quod  craftum  eft  digitum:luperiore  parte  formatum  infia 
guram  annuli  uel  rotundi,  uel  quadranguli, cuius  pars  caua  eft,lata  duos  dia 
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Sitostinfcriorc  untinatum.Eiufmodi  uero  annulus  altus  & latus  eft  digitos 
uos:at  uncus  altus  eft  digitos  tres.Talis  autem  inftrumentipars  media  in* 
ter  annutum  &C  uncum  longa  cft  palmos  tres,  & digitos  duos.  Sed  in  annu* 
lo  huius  inftrumcti  indufa  eft  uel  cauda  follis,ucl  annulus  magnus  eam  pre* 
hendcns,qui  cralTus  eft  digitum:eiufdem  fuperior  caua  pars  lata  eft  palmos 
duos, inferior  digitos  duos:altcr  annulus  ferreus,  priori  no  difsimilis,  retro 
caudam  follis  prehenditris  anguftiorem  partem  furfum  uerfus  habecin  qua 
indufus  eft  annellus  alterius  inftrumenti  ferrei  fimilis  priorixuius  uncus  ad 
fuperiora  tendens  prehendit  funem  religatum  ab  annulo  ferreo  prehenden 
te  caput  tigni, de  quo  mox  diefturusfum.  Vel  contra  ferreus  annulus  caput 
tigni  prchendit,in  unco  autem  indufus  eft  annellus  alterius  inftrumenci  fer 
rei,cuius  annulus  caudam  follis  tingit:quo  modo  carent  fime.  Porro  trabi' 
bus  in  duobus  muris  collocatis  imponitur  trabs  a tignis  fuperioribus  ftatu 
tis  diftans  pedibus  quatuor  & dimidio.quac  lata  eft  palmos  duos.crafla  fef* 
quipalmumiin  cuius  forma  induditur  inferius  caput  tigni  ftatuti,  longi  ex* 
ccptis  capitibus  pedes  fex  & palmos  duos, lati  palmos  tres,  crafsi  duos.Eiuf 
modi  uero  caput  fuperius  induditur  in  forma  alterius  tignuquod  arde  fub» 
rjcitur  tignis,  qua:  ex  ftatu  tis  ad  obliqua  pertinent.  Id  uero  tignum  latum  eft 
palmos  duos,craflum  unum.  Tignum  prxterca  ftatutum  furfum  uerfus  ad 
duos  pedes  perforatum  effcquoa  foramen  altum  eft  pedes  duos, latum  digi 
tos  fex.Per  eiufdem  tigni  foramen  rotundu,quod  ad  ipfius  latera  eft  furfum 
uerfus  ad  tres  pedes  & palmum,  atep  per  foramen  tigni, in  ipfo  induG,pene* 
trat  axiculus  ferreus:drca  quem,quia  uerfatur  tignum,  deprimi  & attolli  po 
tefttquod  longum  eft  pedes  o&o.Eius  alterum  caput  fuperiore  parte  altius 
■ eft  reliquo  corpore  ad  tres  digitos,fub  qua  eminenda  formam  habet  tatam 
digitos  duos,altam  trcs,in  qua  indufus  eft  annulus  ferreus, a quo  funem  re* 
ligatum  efle  dixLls  longus  cft  palmos  quinqj.  Superior  eius  pars  caua  eft  Ia 
ta  palmos  duos  & totidem  digitos, inferior  palmum  8c  digitum:eiufdemri* 
gni  dimidia  pars,de  cuius  capite  iam  feci  mcntionc,alta  eftpalmos  tres,craf* 
la  unum:cx  tatqj  e tigni  ftatuti  foramine,in  quo  indufum  eft, tres  pedes.  Di* 
miilia  uero, cuius  caput  fpecftat  tergum  muri  fornacum,alta  eft  pedem  & pal 
mutiLcrafla  pedemifupra  quam  parte  ftatuta  &C  affixa  eft  capfa  longa  pedes 
tres  8C  dimidiu,lata  pedem  & palmum, alta  femipedem.  Ea  uero  uariacnam 
inferius  aut  anguftior  eft,aut  aeque  ac  fuperius  lata:utracp  Iapidibus  8C  terra 
completur,ut  ponderofa  fiat. Hoc  autem  cxcoftori  cauendum  & prouiden 
dum  eft,ne  lapides  crebro  motu  ex  capfa  excidant:quod  ipfum  efficiet  baal 
lo  ferreq  ex  utraqj  parte  cuneato, ft  id  capfa:  fuperinicdfu  utrinqj  in  tignum 
egeritdapides  enim  rednere  poteft.  Quidam  capfa:  loco  in  tignum  inngunt 
bacilla  quatuor,plura'ue,atcp  inter  ea  lutum  interijdunt,ut  quoties  res  po* 
ftulauerit,totics  ad  pondus  addere, uel  de  eo  adimere  pofsint. 

Tigillum  quod  axis  dentibus  depreffum  follem  comprimit  A.  foramina  tignorum 
fliMonoi  b.  Vrflis  c.  Terreum  inftrumentum  tui  annulusquairangu* 
lui  D.  Ferreum  inftnmentum  cui  annulus  rotundus  E,  Cauda  follis 
Tignumftatutum  G.  T ignum inclufum  H.  C affa  aequaliter lata  I, 

Catfa  inferius  anguft  a K.  Bacilld  tigno  infixa  L, 
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Reflat  de  ufu,irl  quo  eft  hoc  organum.Tigillum  ab  axis  dentibus  depref* 
fum  comprimit  follem  is  compreliiis  flatum  per  narem  emittit  :rurfus  uerd 
ipfiuscapfepondereleuatus  concipit  flatum,  qui  per  foramen  fpiritalc  in  i* 
pfum  penetrat.  Sed  machina,cuius  dentes  tigilla  deprimunt,  ita  fe  habet. 
Primo  fltaxis,ad  cuius  alterum  caput  extra  domicilium  eft  rota,  ad  alterum 
intra  domicilium  tympanum  e fufis  conftansiquod  coficitur  ex  duobus  ora 
bibus  duplicatis  inter  fe  diftantibus  pede,crafsis  digitos  quincp,  altis  circu* 
rirca  pedem  &digitos  duos.Duplicati  autem  funtmam  utercp  ex  binis  orbi 
bus  tcquc  crafsis  compofitus  efttatcp  dauis  ligneis  conglutinatus.-quineti* 
am  interdum  uterque  fuperius  circumcirca  laminis  ferreis  obducTtus  cffcfuli 
uerd  funtnumero  triginta,  longi  pedem  &f  palmos  duos  ac  totide  digitos: 
Utrinq;  in  orbe  includuntur:  teretes  funt& lati  digitos  tres.Diftantctia  in* 
ter  fetotidemdigitis.Atqjhocfancmodofe  habet  tympanum  quod  ex  fu* 
fis  conftat. Alterum  uerd  dentatueftad  alterius  axis  caput:  cuius  orbis  du* 
plicatus  craflus  eft  palmos  duos  & digitumreius  orbis  interior,qui  compo* 
fituseftex  quatuor  curuaturis,  craflus  eft  palmum  rubicp  latus  palmos  du* 
os  & digitum.  Exterior  ucro, qui  eodem  modo,  quo  interior,  fatftus  eft  ex 
quatuor  curuaturis.craflus  eft  palmum, digitummon  xqualiter  latus,  fcd 
ubi  in  eum  includitur  caput  radij, latus  eft  pedem  5c  palmum,  3c  digit  u.De* 
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inde  utrobiq;  paulatim  fit  anguftior,adeo  ut  anguftifsima  eius  pars  tantum 
modo  lata  fiat  palmos  duos  & totidem  digitos.  Sed  curuaturac  exteriores 
cum  interioribus  fic  committuntur,ut  quaecp  exterior  in  medio  interioris  fi 
niatur:&  contra  queqj  interior  in  medio  exteriorisrquali  compatftionc  tym 
panum  firmius  fieri  dubium  n5  eitCuruaturse  pneterea  exteriores  cum  in» 
terioribus  conglutinantur  crebris  dauis  ligneis . Curuatura  uero  quxque, 
fi  eam  per  tergum  rotudum  dimetimur,  longa  eft  pedes  quatuor  & palmos 
tres.  Verum  radi}  funt  quatuor,  lati  palmos  duos,  crafsi  palmu  & digitum, 

longi  exceptis  capitibus  pedes  duos  & digitos  trestquorum  alterum  caput 
includitur  in  axe.ibiqj  paxillis  adadtis  firmatur.alterum  in  trianguli  figuram 
formatum  in  curuaturac  exterioris,ipfi  oppofitac,  partem  latiorem  includis 
turpartim  fuam  feruas  figuram  tam  alte  quam  curuatura  afeendit,  ligneoqt 
dauocum  ipfaconiungitur&conglutinaturtquiclauus  fub  interiore  orbe 
infigitur  in  radioifed  pars  radi}  in  trianguli  figuram  formata  interior  eft,  Gm 
plex  exterior.  At  triagulus  ifte  duo  latera  habet  aequalia  eredta  fcilicct,  quae 
longa  funt  palmum.bis  uero  fubiedium  eft  inaequale,  nam  longum  digitos 
quinqj.  Ad  eandem  figuram  pars  ex  curuatura  exrife  eft.  Porro  tympanum 
dentes  habet  numero  fexaginta : quia  enim  necefle  eft  tympanum , cui  funt 
fufi,bisucrtianteaquamhocipfumfemcluertatur,tot  Gnt  oportedongiau 
tem  funtpedcm.Extant  enim  ex  tympani  orbe  interiore  palmu,  ex  exterio* 
re  digitos  trestat  lati  funt  palmum,crafsi  digitos  duos  & dimidium.  V t au» 
tem  imus  ab  altero  diftet  digitis  tribus  no  aliter  ac  fufi,  ipfa  res  poftulat.  A» 
xis  autem  crafsitudo  fecundum  proportionem  radiorum  & curuaturarum 
debet  confici. Quoniam  uero  bini  eius  dentes  lingula  deprimunt  tigilla, ip» 
fum  dentes  habere  quatuor  & uiginti  neceiTc  efbquorum  quifq;  ex  eo  extet 
pedem  & palmum  ac  digitum:figuram  fere  habens  femidrculi,  cuius  latior 
pars  lata  fit  palmos  tres  0£digitum:quaeqj  uerocrafla  palmum.  Sed  dentes 
diftribucndifuntfecundumnasquatuoraxis  partes  fuperiorem  & inferio* 
rem  atqj  duas  quae  funt  a Iateribus;itaque  axis  habeat  duodecim  foramina; 
quorum  primum  ex  fuperiore  parte  per  eum  penetret  in  inferiorem : fecurw 
dum  ex  uno  latcrein  alterum.Primum  autem  diftet  a fecundo  pedibus  qua» 
tuor  & palmis  duobus.Eodem  modo  bina  quje^  foramina,  quae  fequutur, 
fehabcant,&ijfdeminteruallis  diftinguantur:cum  praeterea  dentes  finguli 
lingulis  debeant  elle  oppofiti, primus  includitur  in  primi  foraminis  partem 
fuperiorem, fecundus  in  eiufdem  partem  inferiore,paxilliscp  ada&is  firman 
tur  ne  ex  eis  extidancTertius  uero  includitur  in  fecundi  foraminis  partem, 
quae  eft  a dextro  latere.  Quartus  in  eiufdem  partem,  qux  eft  a finiftro  :pari 
modo  alrj  dentes  indudunturinfequentiaforamina:qua  ratione  fit,ut  den» 
tesuidfsim  tigilla  deprimant.Poftremo  ne  hoc  quidem  omittendum,  mul» 
tis  unum  tantummodo  efle  axem, cui  dentes  fimul  & rota  finu 
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curtuturee  G.  Btefdem  demes  U.  Axis  dentes  I* 
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Harc  hadlcnus  pluribus  uerbis : qux  tamen  non  intcmpeftiue  hoclocd 
pcrfecutus  uidcri  podum, quod  fine  his  omnibus  metallorum  cofiatura,  ad 
quam  nunc  aggrediar,  fieri  non  pofsit.  Venarum  autem  auri, argenti, acris, 
plumbi  nigri  in  fornacibus  excoquendarum  quatuor  funt  rationcs:una  au* 
ri  uc!  argenti  diuitum, altera  mediocrium, tertia  pauperum, quarta  caru,  qug 
aes  uel  plumbum  in  fe  continenttfiuc  preciofum  metallum  in  cis  infit,  fiuc  ii* 
Io  careant.Primauenarum  excodtio  perficitur  in  fornace,  cuius  os  ad  tem* 
pus  daufum  cft.reliquac  tres  in  fornacibus, quarum  os  femper  patet. Sed  pri 
mo  dicam  quomodo  fornaces  ad  excoquendas  ucnas  fint  prxparandx : & 
de  prima  excoquendi  ratione.Puluis  quidem  c quo  focus  & catinus  confici 
folent,fi  t ex  carbonibus  &C  terratearbones  pilis  lubiedli  contunduntur  in  ca 
pfarquj  priore  parte  fuperius  occluditur  tabella, inferius  ex  cius  parte  pateti 
te  carbones  in  puluerem  contriti  excidunt.  Pila  uero  non  funt  praeferrata, 
fed  lignea  profus.Attamcn  ima  pane  lato  circulo  ferreo  anguntur. 

Carbones  A.  Ciffa  B.  Pila  C. 

C i Puluis 
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Puluis  autem  in  quem  carbones  funtcontriti,uel  ab  tjfdcm  rcfolutus  con 
rjcitur  in  cribru, cuius  fundum  cftbra&cis  cotextum  ligneis:quod  cribrum 
ducitur  Sc  reducitur, aut  in  duobus  ligneis  uel  ferreis  bacillis  ad  trianguli  ii* 
militudinem  fuper  uas  locatis, aut  in  Icamno  excauato  & polito  in  officina: 
folo:puluis  qui  decidit  in  uas  uel  in  officinae  folum  ad  hanc  temperaturam 
utilis  clfccarbunculi  uero,quiin  cribro  remanfcrunt,cx  co  effunduntur, rut' 
fusqj  fubij  ciuntur  fub  pila. 


V<i  A.  BicilU  B,  Cribrum  c.  Scdmnum  exetuitm  D. 


1.H  br  nosnrs.  ’ 3«y 


At  terra  efFolla  primo  in  fole  exponitur  ut  (iccefcat:  deinde  batillo  inrjci* 
turin  cratem  columis  uiminibus  crafsis,  fed  no  contiguis,  contextam  & ob 
bqueere(flam,& pertica:  innixam:qudmodo  terra  minuta  & eius  glebulae 
per  cratis  foramina  penetrant,  glebae  & lapides  non  penetrantes  deorfum 
ferunturin  folum:tcrra,quac  per  cratem  penctrauit,  cilio  biroto  inuehiturin 
ofHcinam,ibicp  cribratur.Cribrum  autcm,quod  fuperiori  non  eft  difsimile, 
duci  tur&  reduci  turin  tabellis  xqualitercapfar  longae  impo(itis:puluis,qui 
e cribro  decidit  in  capfam,  ad  hanc  compoti tionem  aptus  eft . Glebas  ucro, 
quat  in  eo  remanferunt,  alrj  abrjciunt,alrj  fub  pila  fubrjciuntttalis  puluis  ters 
renuscum  puluere  carbonum  permifeendus  & madefaciendus  in  foueam 
quandam,ut  diutius  bonus  permaneat,  contj  cicur : & afteribus,  ut  impurus 
non  fiat, contegitur. 

Crates  A.  Pertica  B.  Batillum  C.  Cifum  Uromm  D. 

Cribrum  E.  Tibell*  r,  Cajfa  G.  foket cotttefta  H. 

C 3 Duai 


Digitized  by  Google 


... 


Duas  autem  pulucris  carbonum  partes  accipito,  &f  unam  pulueris  terra 
cotufx,eos'cp  pulucrcs  inter  fe  raftello  bene  mifeeto:tum  aquam  infundens 
ita  madefacito, ut  in  pilae  figuram  niuis  indar  facile  formari  pofsit.  Talis  qui 
dem  puluis  fi  lcuis  fuerit,magis  madefiat  aqua:fi  grauis,  minus.  Sed  fbmad 
noua:  tantummodo  lutum  interius  illinatur: cum  ut  hiantium  parietum  ca* 
ua,fiqux  fuerint,  compleantur,  tum  maxime  ut  id  faxa  tueatur  ab  iniuriai< 
gnium.  At  quia  ueteris  fornacis,in  qua  uena  excotda  fuit,  faxa  cu,  podquam 
refrixi t,minider  cadmias,quae  ad  parietes  adhxferunt,ferrca  fpatha  decutit, 
atque  ferreo  rutro  & raftro  quinquedenti  extrahit,  franguntur,  ipfiuscaua 
funt  primo  fragmentis  faxorum  uel  laterum  complenda . Faciat  autem  id  i' 
pfum  manus  in  fornacem  per  eius  os  immittens, aut  fcalis  ad  eandem  appo» 
fitis  carum  gradibus  afeendens  per  fuperiore  partem  patentem : quibus  fca< 
lis  fuperius  aderis  pars  fit  affixa,ut  ad  eam  fe  applicare  et  reclinare  pofsiude/ 
inde  ijfdem  fcalis  ufus,  parietibus  lutum  illinat  fpatha  linea  pedes  quatuor  # 
fonga,crada digitum, inferius  ad  altitudinem  pedis  lata  palmum, uel  etiam 
f ationalioqui  digitos  duos  & dimidium.Hac  eadem  lutum,  parietibus  for» 
naris  interius  illitum  xquet.  Attamen  aeneae  fidulx  os  ex  luto  non  emineat, 
nc  materia  circa  id  ferruminata  impediat  excodhonem. Folles  enim  per  eam 
ornari  infpirare  non  pofIunt,T  um  idem  minider  paucum  puluertm  carbo 
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num  fn  foueam  infjdat,eum'cp  terreno  puluere  confpergatimox  uafeulo  ini» 
fundat  aquam:fcopis  undicj  foueam  uerrat.rjfdcm  eadem  aquam  turbidam 
impellens  in  focum  fornacis  ipfum  etiam  uerrat:  deinde  puluerem  miftum 
& madefa&um  in  fornacem  inqciatuterumcp  fcalarum  gradibus  afcendcns 
pilo  in  fornacem  immiiTo  puluerem  tudat,ut  focus  fiat  folidus. Pilum  autem 
teres  (it  8c  longum  palmos  tres:inferius  latum  digitos  quincp,  fuperius  tres 
& dimidium  .Nam  in  mctx  fuperius  recifae  figuram  formatum  e(Tc  debet: 
Manubrium  pili  teres  longum  fit  pedes  quincp,cra(Tiim  digitos  duos  & di» 
midiu. Pilum  praeterea  fuperiore  parte, qua  in  ipfo  includitur manubriu,cir» 
culo  ferreo  duos  digitos  lato  cingitur.  Sunt  qui  eius  loco  utuntur  duobus 
pilis  teretibus  tam  inferius  quam  luparius  latis  digitos  tres  & dimidiu:func 
_ qui  duabus  fpathis  ligneis,  fed  pila  (pathis  praedant.  Simili  modo  in  foue» 
**  am,qua:  cft  extra  fornacem, inijeiat  puluerem  compofitum  & madefadhim, 
eum®  pilo  tundatiin  quam  fere  completam  rurfus  conrjciat  puluerem,  atep 
eum  furfum  uerfus  fiftulam  aeneam  pilo  protrudat,  ut  ad  digitu  fub  eius  ore 
focus  dccliuis  defeendat  in  foueam  catini.-pofsitcp  metallum  defluere.  Iteret 
autem  eadem  ufep  dum  fouea  fuerit  completa.-quam  mox  curuata  lamina  fer 
rea, longa  palmos  duos  & totidem  digitos,  lata  tres  digitos,  fuperius  hebe» 
te, inferius  acuta  cxcindat,ut  catinus  fiat  rotundus  & latus  pedem,altus  pal» 
mos  duos,fi  centumpondium  plumbi  continere  debet:fin  libras  tantum  fi» 
ptuaginta, latus  palmos  tres,altus  pque  ac  prior  palmos  duos. Foueam  uero 
excifam  rurfus  tundat  pilo  xneo  terete,  alto  digitos  quinque,  lato  totidem: 
cui  fit  manubrium  teres,  curuatum,  craflum  fefquidigitumtaut  altero  pilo 
aeneo,  formato  in  figuram  metae  fuperius  recifae : cui  impofitus  fit  turbo  in» 
ferius  recifus,ut  media  pili  pars  manu  prehendi  pofsit:  quod  altum  Gt  digi» 
tos  (ex,  inferiore  parte  latum  digitos  quinque,  (uperiorequatuor:  alrj  eius 
loco  ufurpant  fpatham  ligneam  inferius  latam  palmos  duos  & dimidium, 
eradam  unum.  Catino  praeparato  redeat  ad  fornacem,  & oris  utrique  late» 
ri  ac  fuperiori  eius  parti  lutum  fimplex  illinat.  In  inferiorem  uero  ponat  lu* 
tum,  quod  inferius  intinxit  in  puluerem  a carbonibus  refolutum:  quo  ca» 
uere  poterit  ne  lutum,  foci  puluerem  ad  fe  trahens , eum  uitiet : tum  in  os  for 
nads  imponat  bacillum  redlum  & teres,  longum  dodrantem,  craflum  di» 
gitos  tres.  Poftea  ad  lutum  apponat  carbonem  ita  longum  8c  latum,  ut  os 
totum-ocdudat.Qiiod  fi  unus  carbo  tam  magnus  in  promptu  nonfuerit, 
duos  in  eius  locum  fupponat.Ore  fic  obftnnflo  tot  carbones, quot  capit  al» 
ueus  bracfteis  ligneis  contextus, inijeiat  in  fornacem.  Ne  uero  carbo, quo  oc 
clufum  cft  os  fornacis, tunc  excidat, eum  magifter  manu  teneat . Sint  autem 
carboncs,qui  in  fornacem  intjciuntur,  mediocres : magni  enim  follium  fla» 
tum  impediunt,ne  per  fornacis  os  exire  pofsitin  catinum, eumcp  calefacere. 
Tum  idem  magifter  carboni  ad  os  fornacis  appofito  lutum  illinat,atcp  bacil 
lum  ex  ipfo  extrahat : ficcp  fornax  eft  praeparata.  At  minifter  rurfus  tot  car» 
bones  maiores, quot  aluei  quatuoruel  quinque  capiunt,in  fornacem  inrjci» 
at,&  eam  totam  compleat  carbonibus : paucos  etiam  carbones  conijciat  in 
catinum,atquc  fuperinrjciat  prunas  ut  calefiat.Ne  uero  ignis  flamma  per  os 
fornacis  ingrefla  carbones  incendat,id  ipfum  luto  oblinat,  uel  claudat  ollae 
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fragmento.  Veruntamen  aliqui  uefperi  nori  calefaciunt  catinum,  feci  ma« 
gnos  carbones  ad  marginem  eius  iic  ponunqut  alius  alio  nitatur : quiprio* 
rem  rationem  fequuntur, mane  uerrunt  catinum,  purgantqj  a carbunculis 
&cineribus:qui  pofteriore, mane  titiones  ardentes,quos  cuflos  officinjpa 
fauit:carbonibus  fuperinijciunt. 


Jonux  A.  SctU  B.  Afftris  fert  tl  ett  tffixi  C.  Ru* 

rmiii  D.  Kiftrum juinifuedens  E.  Spabi  lignei  F.  Sto' 
fte  G.  Pilum  H.  Pili  aquihter  Uti  I.  Du*  jj*tli<t  li- 
gntte  K.  Curvtti  limini  L.  Pilum  ancum  M.  Alterum 
filum  ancum  H.  S pithtUti.  O.  Bacillum  P.  Alunu 

brtRcis  ligneis  contextus  CU  Vefie'  cono  fetli  duo,  quibus 
tqut  ti  reflinguendum  incendium , fi  quo  cfficwt  conflignre  ca- 
perit,biuntur  R.  SifluoicuJuS  oricbulcrus , quo  raiicm 
exprimitur  S.  Vnciino  T.  Rutrum  unum  v.  Openrins 
terrimferrtoinftrumenlouerberins  X. 


Qiiarta  uero  hora  magifter  exordiatur  operam, primocp  carbuculum  ar< 
dente  per  fiftulam  aenea  inter  nares  folliti  immittat  in  fornace ; atep  follibus 
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Ignem  excitet:quo  modo  tam  catinus  quam  focus  dimidia:  horae  fpacio  fa* 
tiscalcfiunt:ac  certe  quidem  fi  prxccdente  die  ucna  in  eadem  fornace  fiie* 
rit  exco&a citius  calefiunt:fi  non  fuerit  excotfta,  tardius.  Focus  uero  & cati* 
nusniantc  calefiant  quam  inrjdaturucna  excoquenda,  ipfiuitium  facient, 
metalla  damnum.Nam  fi  puluis,cx  quo  uterque  eft  confectus,  fuerit  xftiuo 
tempore  humidus,hyberno  congelauerit,utcrquc  ruptus  una  cum  metallis 
&alqstonitruinftarronumfundensdifsipaturnonfincmagno  hominum  , 
periculo.Deindcmagifterinijciatin  fornacem  recrementa  :quxliqucfa<fia 
ex  ore  defluet  in  catinumtmox  oblimat  os  luto, cum  quo  puluis  carbonum 
eftpermiftusnd  autem  manu  apponat  ad  pilum  ligneum  teres,  craflum  di* 

?'tos  quincp  altum  palmos  duos:cuius  manubrium  fit  longum  pedes  tres. 

um  conto  uncinato  recrementa  extrahat  ex  catino:5(  fi  uenam  auri  ucl  ara 
genti  diuitcmcxcotfturuseft,  plumbi  centumpondium  in  ipfum  imponat: 
fin  pauperem, dimidium:ad  illam  enim  ei  multo  plumbo  opus  cft : ad  hanc, 
pauco. Mox  plumbo  fuperinf)ciat  titiones, ut  liquefeat : poftea  rite  faciat  o* 
mnia  & ordine  quodam  inijtiat  in  fornacem, primo  tantam  panum, ex  pyri» 
te  conflatorum.portionem, quanta  ad  uenam  excoquendam  opus  cfhdein* 
de  uenae,cum  fpuma  argenti  & molybdaena  atque  lapidibus  qui  facile  igni 
liquefeunt  fecundi  generis  mifhr  tantum,  quantum  duo  aluei  capiunt : tum 
tot  carbones,quot  recipit  alueus  braefieis  ligneis  contextustpoftrcmo  recte 
mcntaifomacc  iam  dici  is  rebus  repleta  uenam  paulatim  excoquat : fed  eam 
non  nimis  ad  poftenore  fornacis  parietem  adr>ciat,nc  circa  nares  follium  fet 
ruminata  fpiritui  impedimento  fit.ignisq;  minus  luculenter  ardeat.  Is  certe 
in  praedantium  cxcoiftoru  numero  femper  habitus  cft, qui  quatuor  elemen 
ta  poteft  tempcrare.Temperat  autem  qui  uenx,qux  terre  particeps  eft,non 
plus  quam  conuenit,in  fornacem  inrjcitrqui  aquam,  quoties  hanc  res  pofht 
lat,infundit:qui  flatus  follium  moderatur  arteiqui  in  ignem,qua  parte  lucu* 
lenter  ardequenam  iacit.  Magi  fler  quidem  aquam  in  utranque  fornacis  par* 
tem  paulatim  infundens  carbones  madefaciat,ut  ad  eos  adhxrefcant  tenuif 
lima:  uenarum  partes, quae  alioqui  flatu  folIium,&  ui  ignium  agitatae  8C  fub 
lata:  cuin  fumo  euolarent.  Sed  quia  diucrfa  uenarum  excoquendarum  na* 
tura  eft,excodtorcs  ncccffc  habent  focum  nunc  altum  nunc  humilem  para* 
rc,&  fiftulam,in  qua  nares  follium  fitxfunt,  interdum  ualdc,  interdum  pa* 
rum  dccliuem  poncreiatcp  fornaci  flatum  follium  modo  lenem, modo  uehe 
mentem  infpirare.Etenim  ad  uenas,qux  cito  calefiunt  8c  liquefeunt,  exeo» 
tftoribus  opus  cft  humili  foco,fiftula,qux  parum  dediuis  fit  pofita,  flatu  foi 
lium  leni : contra  ad  eas,  qua:  tarde  calefiunt  & liquefeunt  alto  foco,  Sftula, 
qux  multum  decliuis  fit  collocata,flatu  follium  uehcmente:ad  has  etiam  o* 
pus  ipfis  eft  fornace  multum  calfadta,  & in  qua  prius  recrementa funt  rcco* 
<fta,ucl  panes  ex  pyrite  conflati, ucl  lapides,  qui  fadle  igni  liquefeunt,  codti; 
qua:  ni  fiant  ucnx  infidentes  in  foco  fornads,  os  obftruunt  8c  quafi  fufFo» 
cantrquod  etiam  minutula'  particula:  metallica:, qux, dum  uenx  lauaretur, 
fubfederut, facere  folent.  Magni  prxterea  folles  habeant  latas  nares : fi  enim 
anguftx  fuerint,  multus  & magnus  flatus  nimis  ardle  & acute  infpiratut 
fornaci:  unde  materia  liquefada  refrigeratur , Sc drea  nares  ferruminatur, 
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atc»  obftruit  os  fornads : qua  rc  domini  magnum  damnum  faciunt,  Quo4 
fi  uerta  cumuletur  & non  liquefcat,cxco<ftorfcalis  ad  latus  fornacis  appotis 
tis  afccndens  eam  cufpidato  ucl  uncinato  conto  diuidat:quo  etiam  in  fiftu* 
lam,  in  qua  follium  nares  iacet,immiflb  deorfum  uerfus  uenam  drea  eam  fer 
ruminatam  dimoueat.Poft  autem  quartam  horae  partem  cum  iam  plumbu, 
quod  minifterin  catinum  pofuit,liquefa(fhim  foerit,magifter  conto  aperiat 
os  fomacis:bacillum  eft  ferreum,  longum  pedes  tres  & dimidiu,  priore  par 
te  cufpidatum  &C  parum  curuatum,pofteriore  cauum,ut  manubrium  lignea 
um  in  ipfum  includi  queat:quod  longum  eft  pedes  tres:ita  craffum  ut  manu 
bene  teneri  pofsit.Tuncuero  e fornace  primo  in  catinum  defluutrecremen* 
u:in  qux  lapis  cum  metallo  permiftus,uel  ad  quem  illud  adhaeret,  mutatus 
eftatemq?  terra  & fuccus  concretus : deinde  materia,  ex  pyrite  conflata,  de* 
fluit:  tum  aurum  uel  argentbm,  quod  plumbum  liquidum,  quod  continet 
catinus,combibit.Cum  autem  ea, quae  effluxcrunt,aliquandiu  in  catino  fle* 
terint,ut  unum  ab  alio  feparari  pofsit,tunc  magifter  prius  recremeta  uel  con 
to  uncinato  detrahat,ucl  forcilla  ferrea  tollat:que,quod  leuifsima  fint,  fuper 
natant.Pofterius pancs,ex  pyrite  conflatos,dctrahicqui,quod  mediocriter 
graues  fint,medium  locum  tenent  At  mifturam  auri  ucl  argenti  cum  pluma 
Do,quac,quia  grauifsima  eft,  infimum  locum  obtinet,  in  catino  relinquat 
Quoniam  ucro  differentia  eft  in  recrementis,quod  fuprema  paucum  meta! 
Ium  in  fe  contincant:media  eius  plus:infima  multum,quxcp  feparatim  ab  a* 
Irjs  in  aliquo  loco  reponatur  ad  fingulos  acernos, cum  ea  recodhirus  fit, ad* 
ditamen  ta  adrjcere  pofsit  accommodata,&:  tantum  plumbi  pondus,  quan* 
tum  mctallum,quod  in  recrementis  ineft,poftulat,  imponere.  In  recremen» 
tis  autem  reco&isfi  multum  olent,  aliquid  metalli  ineft:  fi  non  olent  nihil 
quicquam.-fcparatim  etiam  panes, ex  pyrite  coflatos  reponat:qui,  quia  pro* 
ximi  fuerunt  metallo,eiusplufculum  in  ipfisquamin  recrementis  ineft:  ex 
his  autem  omnibus  panibus  conficitur  meta:nam  latifsimus  quifqj  femper 
inferius  locatur.Sed  contus  undnatus  priore  parte  habet  uncum,ex  quo  no 
men  inucnit:cxtera  conto  afsimilis  eltMox  magifter  rurfus  claudat  osfor* 
nacis,eamqj  rebus  fupra  didlis  compleat:  iterumqj  uena  excoda  os  aperiat 
&rccremcnta,qux  defluxerunt  in  catinum,  atep  panes  ex  pyrite  conflatos, 
ex  eo  extrahat  conto  unrinato:eundem  laborem  iteret  ufep  dum  certa  & de 
finita  uenx  pars  fuerit  exco<fta,&  tempus  operae  prxtcrierit.  Verum  fiue* 
na  diues  focrit,  opera  perficitur  odio  horis.fi  pauper,  longiore  tempore.  At 
Ume  fi  uena  foerit  ditilsima,quia  ocyus  quam  odio  horis  excoquitur,  inter* 
dum  altera  opera  cum  prima  coniungitur,ambxcp  perficiuntur  decem  ho* 
rarum  fpacio.  Sed  cum  uena  omnis  iam  fuerit  excodla  fpumx  argenti  & mo 
lybdxnx  tantum,quantum  capit  alucus,  in  fornacem  inijeiat,  ut  metallum, 
quod  alioqui  in  cadmijs  remaneret,cum  ipfis  liquefadlis  effluat.  At  cum  po 
ftremo  recrementa  & panes  ex  pyrite  conflatos  ex  catino  extraxerit, tum  ex 
eo  plumbum  cum  auro  uel  argento  permiftum  cochleari  effundat  in  catil* 
los  xneos  uel  ferreos,  latos  palmos  tres,  altos  totidem  digitos,  fed  interius 
luto  prius  oblitos  &caIfaciendo  rurfus  ficcatos,  ne  candens  colliqucfadtos 
perrumpat.  Cochlear  uero  ferreum  fit  latum  palmos  duos : quod  ad  extera 
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attinet  altjs  afsimile  t quae  omnia  iccirco  tam  longa  bacilla  habent  Ferrea,  n£ 
ignis  ligneum  manubrium  comburat.  Porro  cum  iam  ftannum  fuerit  ex  ca 
tino  eftufum,tum  prxfetfhis  rationibus,&  prxfes  fodinj  panes  appendant. 
Magiftcr  uero  conto  totum  fornacis  os  pcrfringat:atquc  ex  ca  altero  conto 
uncinato  & rutro  ac  raftro  quinquedeti  cadmias  & carbones  extrahat.Con 
tus  ille  non  difsimilis  fit  altero  uncinato, fed  maior  & latior.  Rutri  uero  mu 
nubrium  longum  fex  pedes, ex  dimidia  parte  ferreum  exiftat,  ex  dimidia  li# 
neum.Fomace  autem  refrigerata  magifter  cadmias  ad  parietes  adhuc  ad# 
acrentes  decutiat  fpatha  quadrangula, longa  digitos  fex, lata  palmum, prio 
re  parte  acutatquse  teres  manubrium  habeat  longum  pedes  quatuor,  dinri# 
dia  ex  pane  ferreum, ligneum  ex  dimidia.  Atqjhxc  prima  uenarum  exeo» 
quendarum  ratio  elEVenae  autem  auri&argenti  diuites,  quia  plcruncp  ex 
inaequalibus  partibus  confhmt,quorum  aliae  ocyus,aliae  tardius  liquantur, 
tribus  potifsimum  de  cauGs  non  poflunt  alia  ratione  citius  8c  commodius 
exeo  qui:  quarum  una  eitquoties  os  fornacis  oppilatum  conto  aperitur,  to# 
ties  excocior  poteft  confiderare  utrum  uena  nimis  lente  uel  cito  liquefeat, 
an  (parfim  feruens  non  coeatinunum:primo  modo  uena  tardius  excoqui# 
tur  non  fine  maiore  impcdio:altero  metallum,cum  recrementis  permiftum, 
ex  fornace  effluit  in  catinum,in  quod  recoquendum  rurfus  impenfa  facien# 
da  eflttertio  metallum  ignis  ardore  confumitur.His  uero  incommodis  haec 
remedia  funefi  uena  lente  liquefeit  aut  non  coit,  oportet  aliquam  portio# 
nem  ad  additamenti,quod  uenam  liquefacit,  pondus  adqcere : fi  nimis  cito 
liquefcit,aliquam  de  eo  detrahere.  Altera  caula  cft : toties  miftura  auri  cum 
plumbo,  uel  argenti  cum  eodem,  quod  ftannum  nominatur,  experiri  pof# 
fumus,quotieseaexfornace,conto  aperta,  effluxerit,  & in  catino  refederit: 
quod  experimentum  nos  docet  de  miftura  auro  uel  argento  ne  fit  diuitior 
fada,cum  os  fornads  aut  fecundo  recluditur  aut  tertio:an  debilis  & uiribus 
carens  nullum  amplius  aurum  uel  argentum  forbueriLEtenim  fi  diuitiorfa 
fla' fuerit,  aliqua  plumbi  portione  ad  eam  adiedla  uires  eius  refici  debent: 
C non  ex  catino  eft  effundenda  ut  aliud  plumbum  reces  imponi  pofsicTer# 
tiacaufade  tribus  cft : quandoquidem  fomacum  os,  cum  ucnac  exteris  ra» 
Cion  ibus  excoquuntur, femper  patet, anteaquam  auri  uel  argenti  diuites, 
quaceiufmodi  funt  ut  diutius  repugnent  & refiftant  ignis  ardori,  calefiant 
« liquentur, additamenta  facile  liquefeentia  ex  fornacibus  effluunt.  Sequi# 
Cur  igitur,ut  aliqua  talium  uenarum  pars  aut  comburatur  aut  cadmia  coma 
cnifccatur:  quo  modo  interdum  uenarum  maflular,  prorfus  non  liquefadfae, 
in  cadmia  folent  inueniri : contra  cum  eaedem  ore  fornacis  ad  tempus  clau« 
fo  excoquuntur,  neceffe  eft  ipfas  & additamenta  fimul  coqui  & permifee# 
ri.Quanquam  enim  additamenta  citius  quam  uenae  liquefeunt,  tamen  ea  Ii# 
qucfa<fh,quiafunt  in  fornace  conclufa,  uenam  quae  non  facile  liquatur,  li« 
quxfaciunt  & cum  plumbo  permifeent.  Id  enim  combibit  aurum  uel  argen 
tum  nonaliterac  plumbum  candidum  uel  nigrum,  in  catino  liquefadhun, 
forbet  aliud  non  liquefaiftum,cum  in  ipfum  coniedum  fuerit. Si  uero  lique# 
fatfhimnonliquefatflo  fuperfunditur,  id,  quia  undicp  defluit,  fimiliter  non 
liquefacit.  Ex  his  igitur  omnibus  (equitur  uenas  auri  uel  argenti  diuites 
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in  fornace,cuius  os  femper  patet, tam  utiliter  excoqui  no  pofit,  quinj  in  ea, 
cuius  os  ad  tempus  iccirco  claufiim  cft  ut  interea  uena  cum  additamentis  li/ 
quatis  coqui  pofsit:atquepoftca  ore  aperto  una  effluere  in  catinum, & cum 
plumbo  ibi  liquefa&o  permifcetiHacc  autem  uenarum  excoquendarum  ra 
tio  noftris  & Boemis  eftuiitata, 

TresfoTMcts  ABC.  A<i  primtm  fiet  excoftor  a cocbleeri 

mfiurem  ex  cttino  effundit  in  «tilloi:  Caunus  D . Cochlur  E , 

Ctfilli  F.  Pihmlignenmteres  G.  AJ tlteremfornectmfiet 
excoBor,  <f  conorius  os  «ferit:  Contiu  H.  Mutificrfahs,td 
tertum  fonucem  effreBam  eppofius,  pedibus  infifiens  cedmiesde- 
cutiK  Sctlit  t.  Spethe  K.  Alter  contus  uncinatus  L,  Pr<r- 
fesfodin*  penem,in  quem  ligonem  infixit,  eppenfunsed  librem  per 
ut  M.  Alter  [odinx  priefts cifti,in rej fues  cods/ir, «perit  N. 
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Etfi  uero  in  reliquis  tribus  uenarum  cxcoqucndaru  rationibus  quxdam 
cft  fimilitudo,quod  ora  fornacutn  fcmpcr  patcant,ut  metalla  liquefacta  con 
Cinenter  effluere  pofsint,tamcn  multum  inter  fc  dift"crunt:nain  os  prima:  al* 
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cius  in  fornace  Sd  anguftius  eft  quam  tertix:atquc  prxterea  occultum  &la< 
tens:quod  mox  excipit  catinus,altiorquam  folum  officingfefqflpedem,ut 
ad  lxuam  inferius  fieri  pofsit  catinustin  quem,  poftquam  recrementa,  qux 
fornax  occulto  orc  erudlauit, conto  uncinato  fubleuata  fuerint,  ex  fuperio* 
re  catino, ctim  iam  fere  plenus  fuerit,apcrto  miftura  auri  ue!  argenti  cu  pium 


bo,& pyrites  liquefa<ftus,ex  quo  fctlTo  confiriuntur  panes,  denuanefed  pa» 
nes  (Vadi  rurlus  conqciuntur  in  fomacem,ut  omne  metallum  excoqui  pofi> 
fit.Miftura  ucro  in  catillos  ferreos  cffunditur:excodlor  autem,  prxter  pium 
bum  ciqj  cognata, utitur  additamentis  quxcuicp  uenx  conueniunude  qui* 
bus  libro  feptimo  fatis  fupercp  dixi. [fla  metallorum  confiatura  uenis,  qux 
facile  igni  liquefiam  t,utilis  eft,quo^  breui  tempore  excoquantur : qux  diffi 
culter, inutilis, quod  longorcum  enim  additamenta  liquata  in  fornace  no  re* 
maneant,alterisacc5modataefrcnon  potcfbhac  certeratione  cadmixatqj 
recrementa  c6modifsime,quod  cito  liquefcant,excoquuntur.Sedexcodlo* 
rem  induflrium  & expcrictem  efie  oportet,ac  in  primis  prouidere,ne  uenx, 
cum  additamentis  permift c.plus  quam  fornaci  conueniat,  in  eam  infundat. 
Puluis  autem, ex  quo  huius  fornacis  S>C  fequentis  focus  & catini  confici  fo< 
lent,plerunq5  fit  ex  paribus  pulueris  carbonu  8d  terrx,  uel  eorundem  & ri* 
neris  partibus:uerum  cum  huius  fornacis  focus  paratur, bacillum,  quod  ad 
fuperiorem  ufqj  catinu  pertinet,in  ipfum  imponitur : 8d  quidem  altius  fi  uc* 
na  cxcoqueda  facile  liquefcittminus  alte, fi  difficulter:  tam  autc  catino  quam 
foco  prxparato  bacillu  retro  tradhim  ex  fornace  eximitur,  ut  os  pateat : per 
quod  materia  liquata  continenter  effluit  in  catinum:  qui  proximus  fornaci 
fit,ut  ipfc  magis  caleat,miflura  fiat  purior. Quod  fi  ucna  excoquenda  non  fa 
cile  liquatur, focus  fornacis  neqj  nimium  dccliuisfiat,ut&additamentali* 
quefadla  non  defluant  in  catinum  priufquam  uena  excoquatur, & metallum 
non  relideat  in  cadmia,qux  cft  in  lateribus  fornacis : nec  unquam  excodior 
adeo  tundat  focu  ut  ualde  durus  fiatinec  comittat,ut  inferior  oris  pars  tun* 
dendo  dura  fiat:  etenim  nec  ipfa  expirarepoteft,  nec  materia  liquata  libere 
ex  fornace  effluere.  Vena  prxterea, qux  non  facile  liquefiat,  coijciaturin  po 
fteriorem  fere  fornacis  parte,ut  diutius  excoquatunquxuis  ucro  in  eam  par 
tem,uerfus  quam  ignis  luculenter  ardct:qua  ratione  exeo  dio  r eum,  quo  ue* 
lit,ducct.Sed  utra  tandem  naris  lucida  fuerit, ea  fignificat  omne  uenam.qux 
efl  ad  fornacis  latus, in  quo  naris  illa  collocatur, coniedla,  efle  excodlam . Si 
uero  ucna  facile  liquefiat,  tantum  eius, qua  tum  capit  alucus  unus  8C  alter  inij 
ciaturin  priorem  fornacis  partem, ut  ignis  hinc  repulfus  etiam  uenam  circa 
nares  follium  ferruminatam  excoquat.  Hxc  autem  excoquendi  ratio  apud 
Rhetos  perantiqua  efl, apud  Bocmos  non  ita  fane  uetus. 

Tomtcesiux  A.  B.  C itinus  fupenor  C.  Citimis  inferior  D.  Excoftor 
ii  priorem  formceoi  flens  manno  como  recrementi  detrahit:  Contus  i mcinttts  E, 
Recrementi  F.  Miniflerfitulnquam  hmriens,  insanientia  recrementi  infum 
t densetreflinguit  G.  Ahtetts  braflets  ligneis  contextus  H.  Rutrum u/i Ut»  I* 

Vena  excoquendi  K.  Ai  tltertmforniccm  mtgificr  flans, & c irinum  ptrtns  t*m 
duobus  ptlts  tundit:  Pila  j.,  Contw  M. 
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fempcreft  apertum:  hac  ratione  excoquuntur  uenae  auri  ucl  argenti  nimis 
necp  diuites  nccp  pauperes, fed  mediocres,quac  facile  liqucfcut,&  quas  plus 
bumprodiuius  combibit:ea  iccirco  inuenta  eft  ut  plurima  uena:  pars  una 
opera  fine  multo  Iabore.fine  magna  impenfa  excoqui,&  mox  cum  plumbo 
permifeeri  pofsit.Fornax  duos  habet  cadnos,  unum,  cuius  pars  dimidia  eft 
extra  fornacem, dimidia  intra  eam,ut  plumbum  in  ipfum  iniedhim,  quod  e* 
iuspars  contineatur  in  fornace: metalla  uenarumfadlc  liquefeentium  for* 
beat:  alterum, ut  proxima,inferiorem,in  quem  miftura  et  pyrites  liquefadhis 
effluanfqui  hac  excoquendi  ratione  ututur,  auri  ucl  argenti  mifturamcum 
plumbo, fi  res  poftulaueritjfemel  atep  iterum  ex  cadno  effundunt,  & aliud 
plumbum  ucl  fpumam  argenti  in  eum  inqciunt : ipfi  quoqj  ad  hanc  addita* 
rrtenta  eadem, quae  proximi,  adhibent.  Haec  autem  excoquendi  ratio  eft  in 
ufu  Norico. 

Fornaces  i»<t  A.  B.  C itinus fnperior  C.  inferior  D. 

Ai  tltcram  formem fttt  magifter,&fnrcilU  ferret  detrahit  re 
crementi : Ttreilli  E.  Rurum  ligneum  q*o  penes  ex  pyrite 
conflui  ictnhuntur  r.  Cetini  fuperioris  iimiiie  pers  confti 
citur  in  eltera  formee  eperte  G.  Dimiiit  extrt  formem 
eft  H.  Minifl er ptrtt  catinum,  fei  t' formee  feptntum  m 
uiieripofsit  I.  Contui  K.  PiU  ligneo  L.  Setlit  M. 
i*  Cochleor  N. 
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excodtionis  fomax,cuius  os  item  patet,  altior  eft  &Ia 
nacu:ut  eius  etiam  folles  funt  grandiores : 8C  quidem 
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iccirco  utmaiorucnarum  pars  in  eam  inrjci  pofsit. Quod  fifodinxexcoflo 
ribus  ucnarum  copiam  fuppeditent,eas  in  eadem  fomace,fi  necipfa  nec  eius 
uel  focus, uel  catinus  uitium  fecerit,  tribus  diebus  continuis  interdiu  & no* 
Au  excoquunt:quocirca  in  iftiufmodi  fornacibus  pleruncp  omnes  cadmia* 
rum  fpccies  reperiuntur.Etfi  uero  id  genus  fornaci  catinus  eft  catino  foma* 
cis  omnium  primae  non  difsimilis,prarterquam  quod  os  habeat,tamen  quia 
magna  uenx  moles  continenter  & in  ea  excoquitur,  & liquefafla  effluit,  Sc 
recrementa  funt  detraheda,opus  eft  altero  catino,  in  quem  ore  prioris,  cum 
plenus  fuerit,aperto  materia  liquida  influat.Cum  autem  aliquis  exeo  flor  in 
hoc  labore  operam  duodecim  horarum  fpacio  confumpferit,femper  alius 
in  cius  locum  fuccedichac  ratione  uenx  xris  & plumbi  nigri,atcp  auri  & ar 
genti  pauperrimx  excoquuntur.narn  reliquis  tribus  propter  impenfas.quj 
lunt  in  eas  faciendx, excoqui  nequeunt:  etenim  tametii  uenx  centumpon* 
dium  tantummodo  auri  drachmam  unam  uel  duas,  aut  argenti  femundam 
uel  unciam  in  fe  continet, tamen  magna  eius  pars  continenter  excoquitur  fi* 
necaris  additamentis : qualia  funt  plumbum,  fpuma  argenti,  molybdxna. 
Nam  ad  hac  cxcoflionem  nobis  (olo  pyrite,in  quo  aliqua  xris  portio  iniit, 
uel  qui  facile  igni  liquefcit,opus  cft:quinctiam  panes  inde  coflati,  (i  nullum 
amplius  aurum  uel  argentum  forbucrint,rurfus  reficiuntur  folopyrite  cru* 
do.  Attamen  fi  ex  ciufmodi  uenis  pauperibus  cum  pyrite  tantummodo  ex* 
co  Ais  materia, ex  qua  panes  conflantur, confid  non  poterit,  adrjriantur  alia 
additamenta  prius  non  exeo  Aa:utpotc  lapis  plumbarius,  lapides  qui  facile 
igni  liquefeunt  fecundi  generis,  &arcnx  ab  cis  refolutx,  faxum  calcarium, 
tofus  candidus, faxum  filsile  album, ucna  ferri, uel  arida  lutei  coloris. Quan* 
quam  autem  hxc  uenas  excoquendi  ratio  rudis  & nobis  non  magno  ufui  cf 
(e  uideri  poteft,tame  eft  artifidofa  & utilis:ea  enim  magnum  uenarum  pon* 
dus,in  quo  auri  & argenti  & xris  exigua  portio  in  eft,  ad  paucos  panes,  qui 
metallum  in  fc  contincanqredigit:  quictfi  primo  cofli  propter  cruditatem 
habiles  non  funt  fccundx  co  Aioni,qua  uel  plumbum  metalla  prerio(a,qux 
in  panibus  infunt,combibit,uel  ex  eis  xs  conflatur,  tamen  ut  ad  eam  apti  fi* 
ant:(xpius,&  quidem  interdum  fepties  aut  oflies,ut  proximo  libro  explica 
ui, cremantur. Iftiufmodi  autem  excoflores  adeo  acuti  & folertes  funt,uto* 
mne  aurum  uel  argentum,quod  artifex  uenx  experiundx  in  ea  dixerit  inefi 
le,ex  ip(a  excoquendo  eliciantrquod  fi, cum  quis  prima  opera  panes  ex  ue* 
na  conficit, ei  auri  drachma  uel  argenti  (emunda  defuerit,  eam  fecudaexre* 
crementis  elicit.  Atcp  hxc  uenarum  excoquendarum  ratio  uetus  eft  8i  apud 
cos  plerofqj  omncs,qui  alijs  utuntur, peruulgata. 


fornteesiut  A.  B.  Osforiucis  C.  C* tinus fropiorfonuci  D. 

Eiwoi  E.  Alter  citimis  r.  Ad  eltenm  fornicem  tcce  dit  e xcoftor, 

geftans  alurum  brnfleis  hgnris  contexrion  carbomhacs  plenum  G.  Adtl- 
tertm  fornicem  /1  it  excoRor,&  tertio  conto  uncimto  mtteritn,  tpue  circi 
fonucis  os  ferriminitur,imouet:  Contus  unamtus  H,  Acernus  cirio 

itum  I.  G/iion  cui  e/f  ctfti  cnfsis  minimius contexi*, os*  dimetimur  cir- 
iones  K.  Bitilm ferrem  L, 
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Quanquam  autem  uena  plumbi  nigri  in  tertia  fornace,  cuius  osfcmpcr 
patet,  excoqui  folet,  tamen  non  pauci  eam  inproprijs  quibufdam  fornax 
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cibus  excoquunt : quorum  rationes  brcuiter  exponam.  Cami  uenam  iftius 
plumbi  primo  urunt:dcindc  malleis  teretibus,fed  admodum  latis, frangunt 
& comminuuutum  in  duos  humiles  muros  foci,qui  eft  in  fornace,  ex  fixis, 
quae  iniurrjs  ignium  rcfiftunt,&  ambufti  in  calcem  non  abeunt,fa<fla  &con* 
camerata  imponunt  ligna  uiridia,cisqj  arida  fuperimponunt,atcp  in  ipfa  ue* 
nant  conrjciun  t:qux  lignis  incefis  ftillat  plumbo:quod  defluit  in  fubiedhim 
focum  dediuem:is  ex  pulucrc  carbonum  & terreno  conftacincp  eo  eft  ma» 
gnus  catinus, cuius  dimidia  parsfubit  fub  fornacem,  dimidia  ex  ea  extat:  in 
Fune  influit  plumbum:quod  exco<ftor,recremetis  Sc  caeceris  prius  rutro  de» 
tra<ftis,cochleari  effundit  in  proximos  catinostex  quibus  plumbeae  maflae, 
poftquam  refrixerunt,extrahuntur.Fomacis  autem  tergo  eft  foramen  qua* 
drangulum, ut  ignis  plus  flatus  conriperc,utcp  excodor  per  id  in  fornacem 
ferpere, quoties  res  poftuIat,polsit.  Saxones  quoque,  qui  Getulum  ineo* 
tunquenam  plumbi  in  fornace,fumo  non  dilsimili,excoquetes  ligna  per  fo* 
ramen,quodeftin  tergo fornads, imponunt:  quae  cum  uehementer  ardere 
cocpcrint,plumbum  ex  uena  deftillat  in  catinu:  quem  eo  repletum  excodo 
conto  aperittquo  modo  [plumbum  una  cum  recrementis  influit  in  alterum 
catinum  fubiedhimrmox  haec  detrahit.  Poftremo  plumbeam  maflam  refri* 
geratamex  catino  eximit.  At  Veftofaliad  decem  carbonum plauftra  fic 
accumulant  in  aliquo  dediui  montis  loco,  quo  uallcm  attingit,  ut  cumulus 
fuperius  fiat  planus.cui  ftramina  ad  trium  uel  quatuor digitorum  cralsitudi 
nem  inrjciunttquibus  tantam  uenam  plumbi  puram, quantam  cumulus  fer* 
re  poteft,fuperintjciunt.  Deinde  carbones,  cum  flaucrit  uentus,  accendunt: 
is  urget  ignem  ut  uenam  excoquattquomodo  plumbu  deftillans  ex  cumu* 
lo  effluit  in  uallis  planiciem,  htxcp  maflae,  fed  non  admodum  craflae,  fiunc 
in  promptu  autem  funt  aliquot  ueng  plumbi  centumpondiatquam,  fi  res  bc 
ne  procedit, cumulo  infperguncmaflasillaalatas,quod  impurae  lint,impo* 
nunt  lignis  aridis, qua;  fuftinent  uiridia  carino  magno  impolita, eiscp  incen* 
fis  illas  recoquunt.  Poloniuerofodsututur  ex  luto,  quod  lateres  tingut, 
facftis  altitudine  pedum  quatuor : hi  utrincp  funt  dediues.  In  fuperiore  lod 
parte  plana  collocat  magna  lignateisc^  parua  fuperimponunt  luto  inter  ipfa 
interiecfto:quibus  tenuia  lignorum  relegmina  luperinrjciun  t,atcp  eis  rurfus 
uenam  plubi  pura,eam'cp  lignis  magnis  contegunt; quibus  incenfis  uena  li< 
quelcit  & defluit  in  ligna  inferiora : ea  cum  ignis  etia  confumpferit , materia 
metallicam  co!ligunt:iplamqj,fi  res  poftulauerit,iterum  atqj  iterum  ifto  mo 
do  excoquunex  qua  tandem  lignis,quae  catino  magno  luperimpofitalunt» 
fuperiniecta  conflan turmalia:  plumbeae.  Recrementa  uero  una  cum  rameo 
tis  lotura  colledtis  in  terria  fornace, cuius  os  lemper patet,excoquuntur. 

Ctrnorumfonux  A.  Alter  murus  humilis  B.  Lign*  C.  Vent  MUu 
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Forimen  ut  tergo  formeit  L.  Ligni  M.  C iimus  ftperior  N.  Citimi 
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Serimini  R.  Kifjilttt  S.  Crtumi  T.  Polonorimfoou  V. 
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Quinetiam  opcrxprecium  eft  fornacum, maxime  carum  in  quibus  uena: 
predofac  excoquuntur, camerasj  quae  crafsiorem  fumi  partem,  metallis  non 

carentem 


Google 


carentem, concipiant  8C  coerceant,conftruere:quo  (ane  modo  duatplertr<$ 
fornaces  coniunguntur  fubunam  teftudinem : quam  murus,ad  quem  illae 
funt  extru<fbc,& quatuor  pilae  fuftincncfub  qua  uenarum  excodoresfuum 
munus  perfidunt:eadcm  teftudo  habet  duo  foramina, per  quae  fumus  e for* 
nacibus  afcedit  in  latam  illam  cameram:quae  quo  latior  eft,eo  plus  fumi  con 
dpit.In  huius  media  fupra  teftudinem  parte  cft  foramen, altu  palmos  tres,la 
tum  duosrid  utriufq;  fornacis  fiimum,ad  camerae  latera  afcendentem  ulque 
ad  eius  teftudinem,»  cum  eludtari  non  pofsit  rurfus  defcendentem, excipit: 
& per  caminum,quem  Grpd  t(gravoJ\o)^w,  nomine  exreinuento, appellant, 
emittit:qui  totus  in  muro  indufus  habet  aliquo tbra&eas  ferreas,  ad  quas 
materia  metallica, cum  fumo  fublata,  tenuior  adhacrefat,  ut  crafsior,  ex  qua 
fit  cadmia,ad  cameram, qux  non  raro  in  ftirias  concrefdt : in  altero  camerae 
latere  eft  feneftra,in  quam  uitrea  fpecularia  funt  impolita, ut  lumen  tranfmit 
tere,fumum  coercere  pofsicin  altero  ianua,qua:  cum  uenac  in  fornacibus  ex 
coquuntur, tota  dauditur,ut  nullus  fumus  exire  pofsit: cum  fuligo  & pom* 
pholyx  abftergendg  funt,aut  cadmia  decutieda,aperitur,ut  operarius  afeen 
dens  per  eam  in  cameram  ingredi  pofsicea  uero  fuligo  cum  popholyge  per 
mifta,bis  lingulis  annis  undicp  abfterfa,&  cadmia  decufla  per  canalem  lon* 
gum,ex  quatuor  afteribus  coiundiis  in  quadranguli  figuram  formatum , ne 
auo!ct,derjdturin  folum  ofladnac,&  aquis  fallis  afpergitur.rurfusqj  cumue 
na &lpuma  argenti  excotfta  dominis  emolumento  eft.  Tales  autem  came* 
ne,qu*  materiam  metallicam  cum  fumo  fublatam  excipiut,  utiles  funt,  cum 
ad  omnes  uenas  metalli  diuites,tum  maxime  ad  minutulas  particulas metal 
licas,ex  uenis  faxiscp  contufis  & lauatis  collcdas:quod  h*  ipfa:  ex  igni  for* 
nacum  foleant  euolare. 
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tim  dica  de  cuiufqj  metalli  uenis  quomodo  excoquedac,ucl  ex  ipfis 
coficiaida  fint,orfus  ab  auroicius  arena  & rameta  Iotur»,uel  puluis 
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do  eolleftus  fxpius  excoqui  non  debet,fed  aut  cura  argento  uiuo  permiloe 
ri&aqua  tepida  afFufa  omnis  fpurcitia  elui:  quam  rationem  feptinto  libro 
explicaui:aut  in  aquam.qux  aurum  fecemit  ab  argento,  conijri,qux  etiam 
ipfe  illud  feparat  a fpurcitia. Cernimus  enim  auru  in  ampullam  uitream  dela 
bitfed  poftquam  omnis  aqua  ex  puluere  deftillarit,  is  no  raro  fuluus  in  am* 
pullz  fundo  refidcuqui  fxpius  olco,cx  fece  uini  ficca  confrfto,  madcfadhis 
(iccetun&  in  catinum  conictfhis  cum  nitro  fatftitio,  quod  chryfocollam  no* 
minamus,ucl  halinitro  & (ale  excoquaturau  t idem  puluis  cominutus  in  ar< 
gentum  1iqucfa(H:um,quod  ipfum  combibit, intjdatuna  quo  rurfus  id  aqua 
illa  ualcns  fcparet.Scd  auri  uenam  excoquere  oportet:uel  extra  fornacem  in 
cauno,ucl  in  fornace:in  illo  parua  eius  portionc,in  hac  grandem:etenim  au* 
ri rudis, quicucp  colorei  infederit,c5minuti, fulfuris,  falis fingulorum  libra, 
xris  triens, aridx  uini  fecis  quadrans  tribus  horis  lento  igni  coqui  debentih 
catinordcinde  acriori  ut  liqucfcanumifturain  argentum  liquefinftum  inijd. 
Eiufdem  auri  rudis  c5minuti  libra, & ftibrj,itcm  cominuti,(elibra  permifee* 
antur:&  in  catinu  coniecfta  fimul  cu  fcobis  xris  climatx,eis  fubiccfix,  femun 
da  coquantur  ufep  dum  liquefcantrtum  globuloru  plumbeoru  fextans  inrj< 
datur  in  cudcm  catinum . Quamprimuuero  miflura  expirat  odorem, (cobs 
ferri  climata  ad  eam  adijdatunuel,li  ea  in  promptu  non  fuerit,  dus  fquama: 
ucraq;  enim  frangit  uires  ftibij.Quod  cum  ignis  cofiimit  n5  modo  una  cum 
co,qux  ipfius  ftibrj  uis  cft,aliqua  auri  particula,fed  etiam  argenti,  fi  cumaua 
ro  fuerit  pcrmifturn,confumitunmalTa  ex  catino  fidiili  exempta  &reffigera 
ta  in  catino  cinereo  cxcoquatur,primo  ufep  dum  ftibium  exhalctdcinde  do 
nec  plumbum  ab  eo  feparetur.Eodem  modo  pyrites,qui  aumm  in  fe  conti* 
net, cominutus  coquatunfed  ipfe  & ftibium  par  pondus  habere  debencue* 
rum  ex  eo  multis  alijs  modis  aurum  confici  poteft.Nam  cominuri pars  pera 
mifcetur  cum  xris  partibus  fex,fulfuris  parte  una,felis  parte  dimidia,  omnia 
busepin  ollam  iniedtis  fuperfundituruinum,quodc  fecibus  uini  liquidis, in 
ampulla  exco<ftis,deftillauit.Olla  operculata  & luto  oblita  in  loco  calido  te 
ponitur,ut  miftura,  uino  madefedla,  fex  dierum  fpacio  ficcctur:  deinde  tria 
bus  horis  igni  leni  coquituntum  cum  plumbo  miftaacriori.Poftremo  cqjja 
dtur  in  catinum  cinereum, & aurum  a plumbo  feparatut  Aut  ramenti  ex  py 
rite  alio'uclapide,ad  quem  auru  adhxreqlotura  colletfti  libra  mifcetur  cura 
felis  felibra, aridx  uini  feds  feIibra,recrementorum  uitri  triente,  reaemento 
rum  auri  uel  argenti  fextante,  xris  fialico.  Catinus,  in  quem  hxcconicfta 
funt,opercuIo  tedhis  oblinitur  luto, & imponitur  in  fornaculam  quf  modia 
cis  foraminibus  flatu  infpiratunatqt  coquitur  donec  ipfe  rubefeat,  & res  in* 
ietfhc  commifccantunquod  ipfis  quatuor  uel  quinque  horarum  fpacio  foa 
let accidere . Miftura  refrigerata  rurfus  teritur  in  pulucrem,  8C  ad  eam  fpua 
Im®  argenti  libra  adfjcitur,rurfus'cp  in  altero  catino  coquiturufqt  ad  cum  fia 
nem  dum  Iiqucfcat.Maffe  exempta  & a recrementis  purgata  inijritur  in  caa 
tillum  dnereum  atep  aurum  a plumbo  feparatur.  Aut  puluis  qui  habet  talis 
ramenti  metallici  lotura  collcdli  & prxparati,felis,halinitri,aridx  uini  fecis, 
recrementorum  uitri  fingulorum  libram, coquitur  donec  liquelcat.  Rcfrige 
ratus  & comminutus  lauatunmox  ad  cum  adrjcitur  argenti  libra,  Icobisx* 
risclimatx  triens , fpumx  argenti  fextans : 8c  iterum  coquitur  ufquc  dom 


iquetur.  PoftmafTa  a recrementis  purgata  conrjcitur  in  catinum,  & aurum 
atqj  argentu  a plumbo  feparantur : aurum  deniep  ab  argento  aqtia  illa  ualen 
ti  leccrnitur.  Aut  puluis,  qui  confiat  ex  talis  ramenti  metallici  lotura  colledb 
& praeparati  libra,  fcobis  xris  elimata:  quadrate, putueris  fecundi, qui  uenas 
liquefacit,  libris  duabus,  coquitur  donec  liquefiat.  Miftura  refrigerata  de» 
nuo  in  pulucrcm  rcfoIuitur,torrctur,lauatunquo  modo  fitpuluis  exritieus: 
cuius  8C  argenti  & pulueris  fecundi,  qui  uenas  liquefacit,  fingulorum  libra, 
plumbi  libra:  tres, acris  quadrans,  fitnUl  coquuntur  donec  liquefiant  Dein» 
de  mafla,  ut  proxima,  tradatur.  Aut  puluis,  qui  fit  ex  talis  ramenti  metallici 
lotura  colledi  & praeparati  libra,  halinitri  felibra,  falis  quadrante  coquitur 
ufip  dum  liquefiat  Miftura  refrigerata  denuo  teritur  in  puluerem : cuius  li» 
bra  argenti  liquefatfti  librae  quatuor  combibunt  Aut  puluis,  qui  cohficitUr 
ex  id  genus  ramenti  libra,  (ulfuris  libra, falis  fefquilibra,  falis  ex  arida  uini  fe» 
ce  fadi  triente, 'acris  cum  fulfurc  refoluti  in  puluere  triente, coquitur  donec  li 
quefrat.  Poftea  plumbo  recoquitur : & aurum  a reliquis  metallis  feparatiir. 
Aut  puluis,  qui  habet  id  genus  ramenti  libram,falis  libras  duas,  fulftiris  feli» 
bram,fpumac  argenti  Iibram,coquitur  & ex  eo  conflatur  aurum.  His  5c  (Imi 
libus  modis  ramentu  aurum  in  fi  continens,  extra  fornacem  excoqui  debet,- 
fi  ucl  paucum,  uel  ualde  diues  erit.  Si  uero  multum  fiierit,  aut  pauper, in  for» 
nacc:magisuerb  uenaquac  non  teritur  in  pulucreiprxfertim  cum  eius  copia 
auraria  fuppcditauerintSed  ramentum  auri  particeps  cum  fpuma  argenti  et 
molybdaena pcrmiftum,adieda  ferri  fquama  excoquatur  in  fornace,  cuius 
os  ad  tempus  clauditur, autin  prima  uel  fecunda, cuius  os  femperpatecquo 
modo  mox  ex  auro  & plumbo  fit  mifiura,  qux  in  fecundas  fornaces  infera» 
tur.  At  pyritac  ucl  cadmix,  qux  aurum  in  fe  continet,dux  partes  uftx  conij» 
cianturin  unam  non  uftam&  fimul  excoquanturin  tertia  fornace,  cuius  os 
fimper  patet, fiantep  ex  eis  panes : qui  fxpius  cremati  recoquantur  in  foma» 
ce  cuius  os  ad  tempus  dauditur,ucl  inalrjs  duabus,  quarum  os  femperpa» 
tet:  quo  modo  plUmbumforbec  aurum, fiue  purum  fuerit, fiucargentofum, 
fiue  xrofum : qux  mifiura  etiam  in  fecundas  fornaces  inferatur.  Pyrites  ue» 
ro,uel  alia  auri  uena  cum  multa  materia,  qux  igni  confumpta  e fornace  cuo» 
lat,permifia  excoquatur  cum  lapide,  ex  quo  conflatur  ferrum,  fi  is  in  prom» 
ptu  fuerit. Sex  autem  partes  talis  pyritx,uel  auri  uena:  in  puluerem  refolutx 
& cribratx,quatUor  lapidis,  ex  quo  ferrum  conflatur,  item  comminuti,  tres 
calcis  aqua  refiimftx  permifieaatur,  8c  aqua  madefiant : ad  qtlas  adrjciantur 
parces  dux  8c  dimidia  panis,  qfli  aliquid  xris  in  fe  continet : & recremento» 
rum  pars  una  &:  dimidia : fed  tot  panum  fragmenta,  quot  alucus  capit,  inij» 
cianturin  fornacem : deinde  res  permiftx  & recrementa.  Cum  uero  iam  me 
dia  catini  pars  liquoribus,  qui  e fornace  defluxerunt,  referta  fuerit,  tunc  pri» 
mo  recrementa  detrahantur : deinde  panes  ex  pyrite  conflati : poftrcmd  mi 
ftura  xris, & auri, & argeti.qux  in  fundo  reddet : fed  panes  leniter  tofii  cum 
plumbo  recoquan  tur,Hantcp  panes  qui  in  alias  officinas  inferantur. Miftura 
uero  xris  & auri  ac  argenti  non  torreatur,  fed  etiam  ipfacum  pari  portione 
plumbi  recoquatur:  et  quidem  in  catino : atep  conficiantur  panes  multo  ma 
gis  quam  iam  ditfii  xris  «auri  diuites.  V erum  ut  miftura  auri  & argenti  di» 

E tutior 


3*6  DE  RE  METALLICA 

uitior  fiat,  ad  cius  libras  decem  & otfto  adijeiantur,  uenx  crudae  libra:  odo 
& quadraginta,  lapidis,  ex  quo  ferrum  conflatur,  librae  tres,  panis  ex  pyrite 
confcd^ucl  cum  plumbo  permifti  dodrans : Si  fimul  coquatur  in  catino  do 
nec  liquefcanbdetratftis  recrementis  Si  panibus,  ex  pyrite  conflans,  miftura 
inferatur  in  alias  fomaccs.Scquiturargentu,cuius  puri  uel  pracftantiflimi  m 
dis  effodi  maflulx  non  funt  excoquenda:  in  primis  fornacibus, fed  in  catil# 
lis  ferreis, ut  fuo  loco  dicam,  calfatftx,  Si  cum  in  fecundis  fornacibus  argen* 
tum  a plumbo  feparatur  in  ftannum  liquefadu  iniedac, purgandi : fed  eiu& 
dem  tenuiilimae  bradeae,  uel  minuta:  maflulx  ad  lapides  aut  marmora  aut  Ia 
xa  adhxrefcentes,item  eaedem  maffuli  cum  terris  permifti, aut  no  fatis  pu« 
rac,limul  cum  panibus,ex  pyrite  conflatis,& argenti  recrementis, atep  lapidi 
bus,qui  fadle  igni  liquefeunt,  fecundi  generis  excoqui  debent  in  fornace,cu 
ius  os  ad  exiguum  tempus  clauditur : ac  glornis,  qui  totus  e minutis  argenti 
puri  filis  conftat,&  eiufdem  rudiscp  uirguli  in  olla, ne  euolcnt,indufx,acin 
eandem  fornace  conicclx  una  cum  reliquis  argenti  uenis  excoquendp  fune 
Quidam  edam  rudis  argenti  madidas  no  fatis  puras  in  ollis  uel  cadnis  trian 
gularibus, operculatis  Si  luto  obIitis,indufas  excoquunriuenim  eas  ollas  in 
fornacem  non  conrjdunt,  fed  collocat  in  fomacula,qux  flatu  uenti  mo diris 
foraminibus  infpiratur:atcp  hi  adrjciuntad  argend  rudis  partem  unam  fpu# 
mx  argenti  c5minuti  partes  tres,&  totide  molybdeng  partes,  lapidis  pium 
0 barij  facile  liqucfcenris, partem  dimidiant,  atqt  exiguam  falis  Si  fquamx  fer* 

ri  portionem.  Stannum  quidem,  quod  in  fundo  ualis  relidet,  ut  aliud,  in  fe# 
eundas  fornaces  infertur:  recrementa  urrd  recoquuntur  cum  citeris  argen# 
ti recrementis. Sed  olli  uel  catini,  ad  quos  ftannum  aut  recrementum  adhi 
ferit,fub  pila  fubiecfti  tunduntur  & lauantur:  atqj  ramentum  inde  collcdum 
una  cum  recrcmctis  excoquitur : qui  ratio  argenti  rudis  excoquendi,  II  mo 
dicum  fuerit,optima  cft:  quod  ne  minima  quidem  argenti  portio  cx  olla  uel 
, catino  cuolare  8i  perire  podicSed  urna  p^ifnhi  rinrr.-i  Si  ftibrj  ac  molybde 
na, fi  argentum  in  fe  continent, cum  reliquis  argenti  uenis  excoquantur:  limi 
liter  lapis  plumbarius,fi  paucus  fuerit, & item  pyrites.  Si  uero  lapis  plumba# 
rius  fuerit  multus,  fiue  magna,  fiue  parua  argeti  portio  in  eo  ineft,  fcparatirtt 
ab  alrjs  excoquatur : quam  rationem  paulo  poft  explicabo : quia  enim  nigri 
plumbi, ficut  etiam  iris  uem,cis  metallis  plcruncp  communes  funt  cumar# 
gento,  Si  nunc  Si  poftea  de  ipfis  dicere  multum  refert : pari  modo  pyritesd» 
inultus  fiieriqfeorlum  excoquatur.  Ex  eius  tofti  tribus  partib.  Si  crudi  una, 
addito  ramento,  fi  quod  lotura  fuerit  ex  ifflo  confedlum,  & recrementis  in 
tertia  fornace, cuius  os  femper  patct,pancs  conflentur:  qui  aqua  reftimfti  cre 
mentur:  at®  eorum  partes  plcruncp  quatuor  cum  una  pyrite  crudi  parte  rur 
fus  commift x,in  eadem  fomacontcoquantun  iterumep  ex  cis  conflentur  pa 
nes:  ex  quibus,  fi  multa  iris  portio  in  eis  fuerit,  crematis  Si  recoiftis  ftatim 
xs  conficiatur : fin  exigua,  crementur  quidem,  fed  recoquantur  cum  paucis 
recrementis  mollibus : quo  fane  modo  plumbum,  quod  eft  iil  catino  lique# 
fadum,forbet  argentum:  ex  materia  uero  pyrit*,qux  fupematat,tertio  con 
ficiuntur  panes : atque  ex  eis  crematis  Si  recodtis  is.Similiter  ex  cadmil,in 
qua  ineft  argentum,  uftx  tribus  panibus  permiftis,  quum  pyrit*  crudi  par# 
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te  una  8C  recrementis  conflentur  panes : qui  cremati  in  eadem  fornace  reco* 
quantur : quo  modo  etiam  plumbum,  quod  catinus  in  fe  cotinct,  argentum 
combibit : quod  ftannum  in  fecundas  fornaces  inferatur.  Verum  crudi  fili* 
ccs  & lapides,qui  facile  igni  liquefeut,  tertij  generis, ac  exteri, in  quibus  pau 
ca  argenti  portio  ineft,  crudo  pyritaeuel  cadmix  infpcrgi  debent:tofti  ue* 
ro,crematis  pyritx  uel  cadmix  panibus:quod  feparatim  utiliter  excoqui  no 
pof&nt : fimili  modo  terrae,  qux  paucum  argentu  in  fe  continent,  rj  felem  in* 
fpergendx  funt.  Quod  fi  pyrites  & cadmia  excotftorem  defecerint,  tales  la* 
pides  8rterraS  excoquat  cum  (puma  argenti,  molybdxna,  recrementis,  lapi* 
dibus  qui  facile  igni  liquefeunt.  Sed  rilfnen  tum, fi  lotura  ex  argento  rudi  fu  e 
rit  oruM^ljgoqM^tur,  uel  cum  fpuma  argenti  & molybdaena  permiftum,8c 
prius  imum  donec  liquatu  fuerit : uel  aqua  madefactu  cum  panibus  ex  pyri* 
te  Sc  cadmia  coflates : neutro  modo  delabitur  ex  fornace,  aut  ex  eadem  euo* 
lat  ui  flatus  follium  et  ignis  agitatum.Sin  ortum  fuerit  ex  lapide  plumbarip, 
tofturri  tumet  excoquatur : fi  ex  pyrite,  cum  pyrite.  At  aes  purum  fiue  pro* 
prius  ei  color  Aj^Jcrfq  fiue  chryfocolla  uel  cxruleo  fuerit  tin<fhim,&rude 
. 'plumbei  coloris,  aut  fufci,aut  nigri,  excoquantur  in  fornace,  cuiusos  uel  ad 
exigiium  tempus  clauditur,  uel  ftmper  patet : &tunc  quidem  in  prima  : in 
eo  fi  magna  argenti  portio  fuerit,  maiorem  ipfius  partem  plumbum  in  cati* 
num  iniedum  Sffiquatu  forbe  t,rcliqua  fimul  cum  p re  uenditur  dominis  of* 
ficirix,in  qua  argentum  ab  xre  fcccrnitur  : fin  exigua,  nullum  plumbum  in 
catinum  conrjcitUr,  quod  argentum  combibat,  fed  id  una  cum  aere  domini 
iam  comemorati  mercanturifi  nulla, gs  flarim  perficitur. Quod  fi  tale  aes  in  fe 
continet  aliquam  rem  foflilcm  non  facile  liquefccntcm,  fiue  pyrites  fuerit,fi* 
ue  cadmia  metallica  foflilis,  fiue  lapisj  ex  quo  conflatur  ferrum,  ad  eam  adrj* 
ciatur  pyrites  crudus  facile  Iiquefceris,&rccrcmcta,atcp  ex  cis  excotftis  con* 
flentur  panes,  ex  quibus  toties  cremaris,  quoties  res  pofiulat,  & recotftis  xs 
conficiatur.  Attamen  fi  aliqua  argenti  portio  in  panibus  fuerit, in  quam 
plumbi  impcnfa  facienda  fit,  prius  etiam  id  in  catinum  iniciflum  Sc  liquefa* 
tftum  ipfam  combibat.  Ais  uero  rude  minus  fynccrum,  quale  cUm  plcruncp 
fit  cinereum  uel  purpureum,  nigricat  & interdum  partim  caeruleum  eft,  hoc 
modo  apud  Rhetos  excoquitur  in  prima  fornacc,cUius  Os  fcmpcr  patet.  Pri 
mus  excotflor  ( tres  enim  funt ) ad  tantum  xs  rude,  quantum  fecipiunt  uafa 
decem  &T  otflo,  quorum  quodqj  capax  eft  modiorum  Romanorurit  fere  fe* 
ptem,adrjcit  tantam  plumbi  recrementorum  partem,quantam  capiunt  cifia 
tria: tantam  lapidis  fi ffilis, quantam  comprehendit  cifium  unum: tantam  lapi 
dis  facile  igni  liquefcentis,quanta  pendit  quinum  ccntupondrj  partem : ali* 
quam  prxterca  particulam  ramenti  lotum  ex  diphryge  & cadmia  colleifli : 
qux  omnia  duodecim  horaru  fpario  excoquit,  conficite^  primarios  panes 
pendentes  fex  centumpondia : & mifturam,cuius  dimidia  pars  ex  xrc  & ar* 
gento  conflat,  pendentem  dimidium  centumpondiu : atep  ea  infimum  cati* 
ni  locum  occupatdn  fingulis  autem  panum  CcntUmpondi}s  ineft  argenti  fe* 
libra, & interdum  prxtcrea  femuncia : in  dimidio  mifturx  centupondio  ar* 
genti  bes  uel  dodras, qua  ratione  fingulis  hebdomadis,  fi  operarum  dies  fex 
nierinqefEtit  panum  centumpondia  fex  & triginta : mifturx  tria : in  quibus 
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plcruncp  infunt  argenti  fere  quatuor  &uiginti  librae.  Alter  excodora  pru 
marrjs  panibus  feparat  maximam  argenti  partem,  quam  plumbu  forbet : et* 
enim  ad  decem  & odo  centumpondia  panum  ex  aere  rudi  conflatorum  ad» 
dit  moly bdenac  Si  fpumae  argenti  duodecim  centumpondia:lapidis,ex  quo 
conflatur  plumbum  nigrum,  tria : panum  duroru,qui  plus  argenti  in  fe  con 
unent, quincp.panum  aereorum  fatifcentiu,duo:  addit  infuper  aliqua  recrc* 
mcnta,qux  ctim  excoqueretur  ars  nide,fupernatarunt:&  particulam  ramen 
ti  ex  cadmijs  confedi  : quxomniaitem  duodecim horarufpacio excoquit, 
efficite]?  tot  fccudarios  panes,  quot  pendunt  decem  Si  pdo  cen  tumpondia: 
atep  mifturam  xris,&  plumbi, &f  argenti,  pendente  duodecim  centumpon* 
dia ; in  quorum  Angulis  ineft  argenti  felibra : quam  mifturam,po(fQ(^  con» 
to  uncinato  detraxit  panes,  effundit  in  xncos  uel  ferreos  catinos : quo  mo» 
do  quatuor  fiunt  panes  qui  inferuntur  in  officinam,in  qua  argentum  ab  xre 

fccernitur:idcm  excodor  die  fcquenti  ad  fccundariorum  panum  decem  8i 
odo  centumpondia  rurfusadrjcit  molybdxnx  Si  fpumx  argenti  duode» 
cim  centumpondia : lapidis, ex  quo  coflatur  plumbum  nigrum, tria : panum 
durorum, qui  plus  argenti  in  fecontinenJ,quincp:rccrcmenta  qux, ctim  ipfe 
excoqueret  panes  primarios,fupcrnatarunt:ramentu  loflira  ex  cadmijs  qux 
tunc  fieri  folent,  confcdum : qux  omnia  fimiliter  duodecim  horarum  fpa* 
cio  excoquit : atque  efficit  tot  tertiarios  panes,  quot  pendunt  trcdccim  cen» 
tumpondia:ac  mifturam  xris,&  plumbi, & argenti,  pendenteunderim  cen* 
tumpondia : quo  rum  fingula  in  fe  co tinent  argenti  tricntrtn  Si  fcmunciam: 
quam,  ubi  conto  uncinato  detraxit  tertiarios  paries,  effundit  in  xrcos  cati» 
nos : qua  ratione  iterum  quatuor  fiunt  panes : qui,  ut  priores,  inferuntur  in 
officinam,  in  qua  argentum  abxrc  fcccrnitur  : hoc  modo  fecundus  exeo» 
dor  alternis  diebus  primarios  panes,  alternis  fecundarios  excoquit.  Atter* 
tius  excodor  ad  tot  panes  tertiarios,  quot  capiut  undecim  cifia,  addit  panu 
durorum,  in  quibus  minus  argenti  ineft,  tria  cifia  : Si  recrementa, qux, cum 
ipfe  excoqueret  fecundarios  panes,  fupcmatarunt:&  ramentum  lotura  ex 
cadmijs,qux  tunc  fieri  folcnt,confcdum : ex  quibus  omnibus  excodiseffi» 
dt  tot  quartarios  panes, quos  duros  nominat, quot  pendunt  uiginti  centum 
pondia,  & tot  panes  duros,  qui  plus  argenti  in  fe  continent,  quot  pendunt 
quindecim  centumpondia : in  quorum  fingulis  ineft  argenti  triens.  Hos  pa 
nes  fecundus  excodor, ut  dixi,adr)rit  ad  pnmarios  Si  fccudarios  panes  ctim 
eos  recoquit : idem  ex  tot  quartarf)s  panibus  ter  crematis, quot  rccipiuntun 
decim  cifia, conficit  ultimos  panes, quorum  centumpondium  tantummodo 
femundam  argenti  in  fe  continet : Si  panum  durorum,  in  quibus  minus  ar* 
genti  ineft,  quindecim  centumpondia : in  quorum  fingulis  ineft  argenti  fe* 
xtans.Hos  panes  tertius  excodor, ut  dixi,  addit  ad  panes  tertiarios  ctim  cos 
recoquit.  Sed  ex  ultimis  panibus  ter  crematis  8i  rccodis  confidtur  xs  ni» 
grum.  At  xs  rude,cx  quo  conficitur  xs  purum, quod  uel  paucum  argentum 
in  fe  continet, uel  non  facile  liqucfdt,primd  excoquatur  in  tertia  fornace  cu* 
ius  os  femper  patet : atque  ex  eo  fiant  panes, qui  fepties  cremati  deinde  rcco 
quantur,&  ex  cis  confletur  xs:  cuius  panes  inferantur  in  alterius  generis  for 
naccm  : in  qua  fic  tertio  coquantur,  ut  in  xris  parte  inferiore  plus  argenti, 
: minus 
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minus  in  (iipfriorc  remaneat, quam  rationE  liber  undecimus  explicabit  Py* 
ritu  autem,  quiapleruncp  non  modo  gs,fed  etiam  argentum  m fe  connnet. 
quomodo  excoquendus  fit  cum  de  argenti  uenis  fcnWm,  expofuc  Sed  fi 
in  eo  argenti  min.md  fUerit, & scs,quodex  eo  cdflacur,  non  fealc  natari  po 
t eri  tratione, quam  proxime  exp!icaui,excoquatur.  Poftremo  lapis  fitillis  f. 
rofus,fiue  bitumen,  Guefulfurin  fe  contineat,  uftus  excoquatur  cum  lapidi* 
bus,qui  facile  igni  Kquefcunt, fecundi  generis,conhcianturmpanes,quibuj 
recrementa fupematant.Ex  panib.fcpties  plcruncp  crematis  & recoctis  con 
flentur  recrementa  & duplices  panes : quoru  alteri  aerei  funt,&  infimu  in  ca* 
rino  loeu  occupant : atqj  Ki  uenduntur  dominis  officinaru,in  quibus  argen» 
tum  ab  aere  fecernitur : alteri  cum  primarqs  panibus  recoqui  folent.  Si  uero 
lapis  fiffilis  paruam  arris  portionem  in  fe  contineat,uratur,fub  pila  fubiedtua 
c5minuatur,Iauetur,  cribretur : ramen  tum  inde  confedtu  ex  coquatur  i of  ex 
eo  fiant  panes : ex  quibus  crematis  aes  conficiatur : uerum  fi  ad  lapidem  hflv 
lem  chryfocolla,  uel  cxruleum,uel  terra  lutea  aut  nigra  adhxfent,  m quibus 
aes  & argentum  infunt,non  lauetur.fed  cominutus  cum  lapidibus,qui  facili 
..  .«*  .r r J:  mnrln  rvrnfliiatur.  AtDlumbi  nipri 
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nus  firpe  in  tertia, cuius  os  femper  patet.  Focus  Si  catinus  coficiuntur  cx  pul 
uere,in  quo  parUa  quaedam  fquamae  ferri  portio  ineft : recremctl  fem  potu* 
fimum  talis  uen*  additamentufunt : quorum  utrunque  folertes  cxeeCtores 
utile  arbitrantur,&  i re  dominorum  efiequdd  ea  ferro  natura  fit,  ut  nigrum 
plumbum  in  unum  cogat.Si  molybdxna  uel  lapis, cx  quo  id  conflatur, exeo 
quitur,  mox  i fornace  in  earinum  effluit  plumbum  I quod  recrementis  detra 
ais  cochleari  hauftu  effunditur : G uerd  pyrites,  primo  c fornace,  ut  Gofela* 
rii  uidere  licet,  in  catinu  defluit  liquor  quidam  candidus,  argento  inimicui 
iC  nociuus.-id  enim  comburit:quocirca  recrementis,  quat  fupematant,detra 
Ais  effunditur:  uel  induratus  conto  uncinato  extrahituneundem  liquorem 
parietes  fornacis  exudant:  deinde  ex  fornace  in  catinum  defluit  ftannu,  hoc 
eftmiftura  plumbi  nigri  ctitn  argento : dc  quo  ftanno  prius  detrahuntur  re* 
ercmenta,non  raro, ut  nonulli  pyrita:  font,  candida,  poff  erius  pyrit*  panes, 
flquoshabet : inhis  aliqua  seris  portio  folct  irtefTe : fcd  quia  perexigua  2>C  fyl 
nae  earbonu  copiam  non  fuppcditanqxs  ex  ipfis  nort  conflatur.Ex  ftano  au 
tem  in  catillos  ferreos  infofo,  item  fiunt  panes.qui, cum  in  fccuda  fornace  co 
quuntur.argentufeparatur  a plumbo : quod  partim  in  fpumam  argenti,p«lr 
tim  in  molyDdxnam  mutatur  i ex  quibus  in  prima  fornace  recotas  cohfici» 
tur  plumbum  depauperatu : nam  eius  centumpondium  unam  cantumodo 
argenti  drachmam  in  fe  cotinet : cdm  anteaqua  argentu  ab  eo  feparafetur  iri 
eius  centumpondio  argenti  plus  minus  undae  tres  inerant.  Sed  lapilli  nigri 
& exteri, cx  quibus  confici  turplumbum  candidu,  excoquantur  in  fui  gene* 
ris  fornacibus : quxanguftiores  quam  reliqug  fornaces  effedebent,utigni9 
paruus,  quem  poftulat  uena,parefur,  fed  altiores,  ut  anguftiam  fua  altitudi» 
ne  compenfenu&  fere  eadem  capacitas,  quae  aliarum  eft  fomacu,  fiat : fope* 
ritts  a fronte  claufae  fint,ab  altero  latere  pa»eant,&  ad  ipfum  gradus  habe3t : 
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nam  cos  ad  frontem  propter  catinos  habere  non  poliunt : quibus  gradibus 
excodorcs  afcendcntes  lapillos  in  ipfas  conrjcianLcuiufqj  fornacis  fundum 
nullo  puluere,  cx  terra  & carbonibus  comminutis  fado,  paretur,  fed  in  ipfo 
officina:  folo  faxum  arenarium  non  nimis  durum  locetur&  quidem  paulu* 
lum  dediuerquod  longum  fit  pedes  duos  & dodrantem,  latum  totidem  pe* 
des,craflum  pedes  duos:quato  enim  craffius  focrit, tanto  diutius  in  igni  du* 
rat  Circum  id  quadrangula  fornax  alta  ad  pedes  odo  uelnoucm  futura  ex* 
truatur  ex  latis  arenariis  faxis  uel  ex  iftis  uilibus.qua:  natura  de  diucrfa  mate 
ria  compofuit:interius  undiqj  aequabiliter  luto  oblinatur.ut  pars  caua  fupe* 
rius  fiat  longa  pedes  duos,  lata  unum,  deorfum  uero  uerfus  paulo  minus  & 
longa  8C  lata:fupra  eam  duo  fint  parietes:  inter  quos  fumus  ex  fornace  afcen 
dat  in  folartj  pauimentum.atcp  tandem  per  anguftu  tedi  foramen  eludetur. 
Saxum  autem  arenarium  iccirco  in  fondo  fornacis  dediuc  locetur,  ut  pium*, 
bum  ex  lapillis  conflatum  per  os  fornacis  in  catinum  defluere  poffit.  Quo* 
niam  uerd  excodonbus  acri  igni  opus  noh  effinec  necefle  habent  folliu  na* 
res  in  xneam  uel  ferream  fiftula  imponere,  fed  tantum  in  muri  foramen.  At* 
tamen  folles  pofteriore  parte  altius  collocentur,ut  naribus  flatum  redi  uer* 
fus  os  fornacis  expirent:ut  uero  non  acrem,narcs  latae  fintacrior  enim  ignis 
ex  lapillis  nigris  plumbum  conflare  non  folet,  fed  eos  cSficere  & in  anerem 
mutare:prope  gradus  faxum  ponatur  excauatu:  in  quod  consciantur  lapilli 
nigri  excoquendi:  quorum  quoties  tot  in  fornicem  excodor  imjdet,  quot 
batillum  ferreu  capere  poteft,  toties  fupcrinrjciat  carbones:qui  omnes  prius 
in  uas  coniedi,  & aquis  abluti  ab  arenis  atep  Iapillis,fi  qui  ad  eos  adhjlennt, 
purgentunne  fimul  cum  lapillis  nigris  liquefccn  tes  os  obftruant,  & plumbi 
liquidi  ex  forhace  effluuium  fiftanuos  fornacis  femper  pateat : ante  quod  in 
catinus  paulo  femipede  altior,  Ionius  dodrantes  duos,  latus  unum.  In  eum 
luto  oblitum  ex  ore  influit  plumbu : ad  cuius  catini  alterum  latus  fithumihs 
murus : latior  dodrafite,longior  pede,in  quo  puluis  carbonum  iaceanadal* 
terum,offidnac  folum  dediue,  ut  eo  commodius  recrementa  defluere  « de* 
trahi  poffinequamprimum  autem  plumbum  ex  ore  fornatis  in  earinum  de* 
fluere  cceperit, excodor  partem  pulueris  a muro  in  eum  detrahaqut  a calido 
recrementa  feparentur:  utcp  eo  cotegatur,ne  pars  ipGus  calore  refoluta  cum 
forno  euolet.  Si  uerd  poftdetrada  recrementa  puluis  totum  plumbum  non 
<oteget,cius  plufculum  rutro  detrahatridem  fadat  cum  os  catini,quod  con* 
to  redufit  ut  plumbum  in  alterum  catinum  rotundu,  item  luto  oblitum,  ef* 
fluere  poffit,rurfus  luto  uel  puro,  uel  cum  puluere  carbonum  permifto,  ob* 
ftruet.  Habeat  etiii  eXcodor  in  promptu  fcopas,  quibus  uerrat  parietes,  qui 
font  fupra  fornacem : ad  eos  enim  & ad  folarq  pauimentum  aliqui  minutuli 
lapilli,  ut  excodor  diligens  & experiens  fit  partim  cum  forno  adhxrefcere 
folent.Si  quis  uerd  harum  rerum  non  fatis  expertus,  lapillos,qui  plerunque 
triplices  funt,  maiufculi  fcilicet,mediocres,  minutuli,fimul  excoxerit, domi* 
ni  non  exiguam  plumbi  iaduram  facient : etenim  antea  quam  maiufculi  uel 
mediocres  liquefeunt,  minutuli  uel  exuruntur  in  fornace,  uel  ex  eo  cuolan* 
tes  non  modo  ad  parietes  adhaerefcunqfed  etiam  in  folari}  pauimentum  de* 
cidunuquos  dominus  officinsc.uenarum  dominis  fuo  quodam  iure  abripfo 
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qua  de  caufa  experienriffimus  quifq:  excodor  alios  frparatim  ab  alijs  exeo* 
quit:&  quidem  minutulos  in  latiore  fornace:  mediocres, mmedJa:matu(cti* 
fos,in  anguftiore.Quinetiam  ctim  minutulos  excoquit, leni  follium  flatu  uti 
tureum  mediocres, mediocri:cum  maiufculos  uehemett.  Nam  fi  pnmos Jx 
coqui  t,lcnto  igni  indiget,fi  alteros,mediocri:fi  tertios,  acn.MuIto  tametni* 
nus  acri  quamcum  uenas  uel  auri  uel  argenti,  uel  xr.sexcoqutt.Cum  autem 
in  hoc  labore  cotinenter  tres  dies  & nodes.ut  fieri  folet,excodorcs  operam 

confumpferint,  lapillorum  minutulorum  maius  pondus  conflare  poliunt, 
quod  cito  liqucfcancmaiufculorum minus, quod  tarde:mediocrium  medio 

ae  quod  medio  modo  fehabeantiqui  tamen  in  fornace,  modo  latiore.mo/ 
do  mediocri,  nunc  uerd  anguftiore  no  feda,  lapiUos  omnes  excoquunt,  hi, 

ut  magnum  damnum  non  feciant,  primo  in  eam  minutulos  inqcmnt,  deiri* 
de  mediocres,tum  maiufculos,  poftrcmo  non  fatis  puros : atqj.ut  conuenit, 
follium  flatum  immutant.Ne  uerd  lapilli  prius  ex  magnis  carbombus,m  for 
nacem  iniedis.deuoluantur  iri  earinum  quam  ex  cis  plumbum  confletur, e* 
codor  pardis utitunatque primo  tales  carbones, aquarnadefados,  inilcit  in 
fornacem,  deinde  lapillos,  tum  iterum  ac  fxpius  uidflim  carbones  IapiU 
los  Sed  lapilli  colledi  ex  materia,qug  diebus  xftiuis  in  foiTa,m  quam  immit 
titur  riuus.Iauatur,  hvbemis  in  laminam  ferream  foraminum  plenam  corne* 
da,  excoquantur  in  fornace  palrfium  latiore  quam  ea  eft  in  qua  minutuli  la* 
pilli,ex  terra  cffofli.conflantur : fed  ad  eos  excoquendos  uehemenuore  Ha* 
tu  follium,  & acriore  igni  opus  eft  quam  ad  maiufculos  excoquendos.  Ve* 
nim  quicuncp  lapilli  coquuntur,  fi  prius  plumbum  ex  fornace  effluit,  mul* 
tum  ex  eis  conficitur:  fi  recrementa,  paucum.  Cumipfis  enim  permifeetur: 
quod  time  accidere  folet,  cum  lapilli  uel  minus  puri,uel  ferrugine,  qux  fatis 
cremata  non  fuiqinfedi  in  fornacem  coniedi  foerin  t,uel  plures  quam  opor» 
teti  tunc  enim.quanquam  puri  funt  3C  facile  Iiquefcunt,fimul  cum  recremen 
ris.cum  quibus  mifeentur,aut  effluunt, aut  in  fornace  adeo  fubfidunt.ut  mu* 
nere  excoquendi  neceflario  intermiffo  refringenda  fitQuories  autem  reae 
menta  de  plumbo  per  dediue  officinae  folum  defluxerint,  & rutro  detrada 
foerin t, toties  os  catini  aperiatur,  & plumbum  deriuetur  in  alteru  catinum : 
quod  quamprimum  effluxerit  os  luto  cum  puluere  carbonum  permifto  rur 
fos  obturetur.  In  hoc  carino  prunae  infint,  ne  plumbum  mox  effundendum 
refrigefeat : ex  eo, fi  tam  impurum  foerit,  ut  opera  inde  formari  non  poffint, 
effufo  conficiantur  panes  recoquendi  in  foco,  de  quo  paulo  poft  dicam:  fi 
purum,  ftatim  aerea:  laminae  craflae  fuperfondatur  prius  redis  lineis,  deinde 
fuper  eas  tranfuerfis  ut  cancelli  fiant:quorum  finguli  ferro  fignatorio  in  eos 
impreflb  fignentur,  fi  plumbu  ex  lapillis  cffbflis  conflatum  focrit,unum  tan 
tummodo  fignum,magiftratus  fcilicet  imprimi  foleufi  ex  lapillis  fola  lotura 
colle<fh's,duo  magiftratus  & forca,qua  fotores  utuntur  tum  ex  id  genus  can 
cellis  plerunque  tribus  ligneo  malleo  compadis  & coagmentatis  fonnetur 
una  mafla.Recrementa  uerd  detrada  mox  batillo  ferreo  conij  datur  in  lacu* 
fculum  ex  una  arbore  cauatu,& agitata  purgentur  a carbonibus:  tum  exem* 
pta  contundantur  malleo  ferreo  quadrangulo:deinde  cum  lapillis  proximi 
coquendis  recoquantur.  Sed  quidam  recrementa  ter  uda  pilis  fubieda  tun* 
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dunt,terip  recoquunt:  quorum  adhuc  humidorii  fi  magnus  acernus  focnt 
co$us,ex  eis  paucum  plumbum  propterea  conflatur,  quod  mox  liquefefla 
riirfus  ex  fornace  defluant  in  catinu.Scd  lutum  & glareae, quibps  tales  foma 
ces  ineruftantur,item  cadmiar,quia  no  raro  concipiunt  lapillos  prorfus  non 
liquatos  uel  femiliquatos,  & plumbi  guttas  combibunt,  pilis  udis  fubiefla 
tundantur:quo  modo  lapilli  prorfiis  non  liquati  per  cancellos  effluunt  in  c* 
nalcm,&  ut  reliqui  lapilli  lauantur : femiliquati  ucro  & plumbi  guttae  ex  ci» 
pfa  exemptae  primum  cribro,  in  quo  non  exigua  earum  portio  remanet, la* 
uentundeinde  in  arca, linteis  extenfis  contetfta.  At  fuligo  ad  partem  camini, 
qusc  fumum  emitti  t,adhacrefcens,quia  etiam  ipfa  faepius  in  fe  continet  lapit» 
los  minutulos, qui  cum  fumo  cx  fomace  euolarunt,  in  area  iam  di<Sa,& alte» 
rius  canalis  lauctur : ueriim  plumbi  guttx  & femiliquati  lapilli,  quos  lutum 
& lapides.quibus  incruftantur  fornaces,  combiberunt,  atqj  reliquia:  pium» 
bi,ex  utrocp  catino  exempti,  fimul  cum  lapillis  excoquantur.  Cum  autem  la 
pifli  nigri  tnbus  diebus  Sc  totidem  notflibus  in  fomace, ficuti  fupra  dixi,pa» 
rata,  excotfli  fuerint,  nonnullae  parti culx  faxorum,  ex  quibus  fornax  eft  ex» 
trutfla,  igni  labefa atae  decidunt : quare  follibus  fublatis  fornax  pofleriore 
parte  perfringatur,  & cadmia  primo  malleis  decutiatur,  deindefbmaxintc» 
rius  tota  eorundem  faxorum  glareis,ad  id  aptati s,&  luto  rurfus  aequabiliter 
incruftetur : laxum  etiam  arenariu,in  folo  fornacis  locatum, fi  fecerit  uitium, 
eximatur, & in  eius  locum  reponatur  altcru : quod  ei  fupcrcft^xcofior  acu» 
to  malleo  rcfecct  atque  aptet. 


Fornax  A.  Eiusos  B.  Catinus  c.  Eius os  n.  J^pt* 
menta  E.  Rutrum  r.  culter  catinus  G.  Parietes  ca- 
mini  h.  Scopa  i.  Lamina  area  t.  Cancc&i  u 
Ferrum  limatorium  K.  Malleis  N. 
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Alii  ad  murum  extruunt  duas  fomaces,tam  a me  defcriptis  prorfus  alTrmi 
Ies,&  fupra  eas  teftudine : quam  murus  & quatuor  pilae  fuftinent,  per  cuius 
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tcftudinis  foramina  fiimus  e fomacib.  afcendit  in  latam  camera,  ei, quam  fu» 
pra  defcrip(T,fimilem,ni(i  quodin  utroque  latere  habeat  feneftram,oftio  ca< 
reat.Exco(flores  enim  (uliginem  abftenuri  primo  gradibus,  quifuntadla» 
tera  fornacum  afccndunt,dcinde  fcalis  per  tcftudinis  foramina,qui  funt  fu» 
pra  fornaces,  in  cameram,  ubi  fuliginem  abftergunt,  conuerrunt,  in  alueos 
colligunt : quos  alius  alio  deportandos  & effundendos  tradit : ea  camera 
etiam  ab  altera  differt  caminis  : quos  duos  habet  domi  u (itatis  non  diflimi» 
les:  hi  fumum,  qui  per  fuperiorem  partem  concameratam  elucftari  nonpo» 
teft,refra<fhim&:repercufrum  excipiunt,  & inanem  plumbi  tandem  emit» 
tunt : nam  plumbum  calore  ignis  refolutum  & in  cinerem  imitatum,  atep  Ia» 
pilli  minutuli  cum  fumo  euolltes  in  camera  remanent,aut  ad  laminas  aereas, 
qua;  funt  in  camino  adhaerent. 


Fornaces  A.  Catinus propior fornaci  B.  Eius  os  c. 

z/lltcr catinus  d.  Pila  e.  Camera  v.  Feneftra  e. 
Camini  H.  Vl/u  in  quo  carbones  abluuntur  i. 
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dixi, qui  in  foco  denuo  cotfH  purgatur.  Is  coftat  ex  faxis  arenarrjs  media  cius 
partem  & catinum  uerfus  paululum  decliuibus, &qua  coniungunturluto 
oblitis : in  eo  utrincf  arida  ligna  uiciilim  recfta  & tranfuerfa  collocatur,  item 
in  medio  crafliora:quib.imponuntur  plumbei  panes  quincp  uel  fex,  qui  cen 
tumpondia  circiter  fex  uniuerii  pendunt : hi  lignis  incenfis  ftillan  t plumbo, 

3uod  corinenter  defluit  in  catinu,qui  in  officinae  folo  effiin  cuius  earini  furw 
o plumbu  impuru  (ubfidct,  purum  fupernatat,  utruncp  magifter  cochleari 
hauriefed  prius  puru  haurire  poteffcex  quo  f reae  larhinac  craftac  fuperfufo  ef 
ficit  cacellos : pofterius  impuru, ex  quo  pane.Difcrimc  aut  quod  inter  ea  eft 
dum  & haurit  & effundit  fluendi  facilitate  atqj  difficultate  dignofciccacclla 
ti  centupondiu  pluris,  in  panis  figura  formati, minoris  ueditur.  Nam  preriu 
illius  preriu  huius  aureo  numo  foperat,  ex  cancellis  quincp,  ijd  alrjs  leuiores 
(int,Iigneo  malleo  copiflis  8c  coagmctatis  formatur  una  mafla,  & ferro  fig* 
natorio,in  iplam  impreflb,fignatur.Quida  nullum  in  officing  folo  catinu, in 
quem  defluat  plumbu, faciunt,  fcd  in  ipfofoco:ex  quo  magifter  carbonibus 
remoris  plumbu  haulfum  laminae  aereae  fuperfundiLPurgamenta  uero,  quf 
ad  ligna  & carbones  adhaerent,coIleda  in  fornace  recoquuntur. 

Focus  a.  Catinus  b.  Ligna  c.  Panes  d.  Cochleare  e. 
osierea  lamina  F.  Cancelli  a.  Ferrum Jignatorium  h.  Mal- 
leus ligneus  i.  Majfaplumhi  cancellati  K.  'Batillum  l. 
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. Quidam  uero  Lufi  tani  cx  lapillis  nigris  plumbu  candidum  in  paruis  for* 
nacibus  conflare  folent.  Vtunturautem  follibus  teretibus  e corio  fa<ftis:qui 
bus  priore  parte  cft  orbis  ferreus, pofteriore  ligncus:in  illius  foramine  naris  \ 
eft  indufa,in  huius  medio  foramen  fpiritaletfuperius  autem  manubrium  uel 
anla,qua  follis  teres  didudhis  accipit  auras,comprelTus  eafdcm  redditas  itu 
ter  orbes  habet  aliquot  annulos  ferrcos,ad  quos  corium  fle  eft:  affixu,  ut  ta* 
les  flnus  fianqquales  uidentur  in  his  laternis  chartaceis, quae  complicari  pof 
funt.Cum  autem  iftiufmodi  folles  flatum  uehementem  no  expirent,  atque 
tardius  diducantur  & comprimatur,excoftor  toto  die  paulo  plus  quam  die 
trudium  plumbi  candidi  centumpondium  conflare  poteft. 

Fornax  A.  folles  B.  Orbis/rnrus  C.  Naris  D,  Orbis  ligneus  E, 
Foramen/jnritalc  F.  Manufenitm  G.  An/a  H. 

Annuli  I.  Hifjit  (lumbi  ctniiii  K. 


At  ferri  uena,  cui  praecipua  bonitas , excoquatur  in  fornace, quj  fecundg 
fere  flmilis  fltretenim  focus  exiftat  altus  pedes  tres  8(  dimidium, latus  &C  lon 
gus  ad  pedes  quincp:in  cuius  medio  fit  catinus  altus  pedem,  latus  fefquipe* 
dem.QuanquaaItioruelhumilior,atcp  latior  uel  anguftioreflc  poteft,  pro 
ut  ex  uena  plus  minus'ue  ferri  conficitur.  Magiftro  certa  uena:  ferri  mcnfu* 
ra  dctUTjfiue  ex  ea  ferrum  multum  flue  paucu  conflare  pofsit.is  operam  & 
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laborcin  hac  re  infumpturus  primo  in  catinS  cSfjdat  carbone^at^ipfis  taa 
tam  ferri  uenam  comminutam  & cum  calce,  aquis  nondum  reftinda,  perm. 
ftam infpereat, quantam  batillum  ftfrreum  capit.  Tum  iterumac  fxpms& 
carbones  imjciat,&  eis  uenam  infpergat:&  quidem  ufqj  dum  acernum  dea 
menter  affurgentem  conftruacquem  tandem  carbonibus  incenfis  igni,  foU 
lium  artificiofein  fiftula  collocatorum,  flatu  ad  ardendum  exauto,  exeo* 
auarquod  opus  perficere  poteft  modo  horis  odo  modo  decem,  nunc  uea 
% duodecim.  Ne  autem  ignis  ardor  ei  feciem,ut  folet,adurat,totarn  pileo  te 
Lat  • cui  tamen  fint  foramina  per  qux  cernere  & fp.rare  pofs.nad  fomacem 
fit  ocrtica  qua  quoties  res  poftulat,poftuIat  autem  cum  folles  nimis  acrem 
flatum  infpiranquel  ipfe  uenam  reliquam  & carbones  adijdqaut  recremena 
ta  detrahiqfores  canalis,per  quem  aqux  defluunt  in  rotam,  axem,qu.  folles 
comprimit,mouentem  fiftaquel  uerfari  perm.ttatiquo  fane  modo  ferru  con 
fluic&  mafla  pendens  duo  tria'ue  cqntumpondia,pro  ut  uena  fem  foent  di 
ues, poterit  conficirmox  magifter  uiam  recrementorum  conto  apenat : qux 
cum  tota  defluxerint , malTam  ferream  refrigerari  linat : poftea  ipfe  & mini* 
ftri  trudibus  ferreis  commotam  de  fornace  in  terram  deqciantrcamqj  marcu 
Us  ligneis, quibus  manubria  fint  tenuia:fed  quinq;  pedes  longa,  percutiant, 
ut  &Vecrementa,qux  adhuc  ad  eam  adhxrcfcunt,  decutiant,  ac  ipfam  adu* 
nent  fimul  & d.latcnt.Etenim  fi  ftatim  incudi  impolitam  percunct  magnus 
malleus  fcrreus,ab  axis, quem  uerfat  rota, dentibus  fublatus  difsipetur.atta* 
men  non  multo  poft  forcipibus  fublata.&  eidem  malleo  fubieda  acuto  fera 
ro  in  partes  quatuor,uel  quincp,uel  fex.prout  magna  foent  aut  pamajecca 
turtex  quibus  in  altero  camini  foco  recodis,&  rutius  incudi  impotius  fabri 

formant  maflas  quadrangulas, uomeres, canthos, fetf  m pnmis  bacillaiquo* 
rum  quatuor,aut  fex,aut  odo  pendunt  quinum  centumpodq  partem  s atqt 
exhis  denuo  uaria  inftrumenta  confici  folent.  Ad  quancp  autem  mallei  pera 
cufsionem  adolefcens  cochliari  aquam  in  candens  femim,quod  formantia 
bri  infunditiatqj  hinc  eft  quod  percufsiones  um  magnum  Ionum  edunqut 
longe  ab  officina  audiatur.  MafTa  autem  de  fornace, in  qua  ferri  uena  excoa 
auitur,deicdain  catino  remanere  folet  ferrum  durum,  & quod  difficulter 
ducitunexquo  confici  pofTuntprxferrau  piloru  capita,&  durifsima  qujqi 


opera. 


Focus  A.  Acemus  B.  Vtarrcremrntomm  c,  Ma/Je  D. 
Marculi  ligari  Ea  Mallem  F.  Uicss  G, 
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Sed  ad  ferri  ucnam,qua:uel  scrofa  effiucl  coda  difficulter  liquefeit,  mairi 
re  opera  & acriore  igni  nobis  opus  cft, 'etenim  eius  partes,  in  quibus  metaU 
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Ium  incft,non  modo  a reliquis, qua:  nullum  in  fc  continent  metallum  opor 
tet  fccernere,&  pilis  ficcis  frangcrcifcd  & urere, ut  alia  metalla  atque  fuccos 
nociuos  exhalent:&  lauarc,ut  lcuia  quatep  ab  cis  feparentur.  Excoquantur 
uero  in  fornace  prima;  afsimili,uerum  multo  ampliore  & altiorc,ut  multam 
ucnam,mulros'qj  carbones  continere  pofsittnam  partim  uenac  fragmentis, 
qua;  maiora  nuce  non  fint,partim  carbonibus  compleatur ; quas  res  exeo» 
(ffores  gradibus,qui  fint  ad  alterum  latus  fornacis, afccnd.entes  inrjciant.  At 
cx  tali  uena  modo  fcmel,modd  bis  codta  conflatur  ferrum , quod  idoneum 
eft  ut  in  foco  fornacis  ferraria:  rccalflat,  & magno  illo  malleo  feneo  fubie* 
(ftum  dila  tctur,atq?  ferro  acuto  in  partes  fecetur. 

Fornax  A.  Gradi « B.  Vrna  c.  Carlonn  d. 
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At  ars  hoc  modo  ferru  igni  & additamentis  perficit, et  ex  eo  efficit  aciem, 
qua  Grxcisoiw/M  nomina t,Eligatur  ferru, quod  ad  liqucfcendueftaptums 
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8c  praeterea  durum, atq?  quod  facile  duci  poteftNam  etfi  ex  uenis,  qua:  ipfl 
cum  alrjs  metallis  communes  funt,  conflatum  liquefiat,  tamen  aut  molle  eft 
aut  fragile.Tale  uero  candens  primo  in  minutas  particulas  fecetur,&  cum  Ia 
pidibusliquefcentibus  comminutis  permifeeatur:  deinde  in  foco  fornacis 
ferraria:  fiat  catinus  ex  eodem  puluere  madido,  ex  quo  fiunt  catini,  qui  funt 
ante  fornaces  in  quibus  uenae  auri  uel  argenti  excoquuntur : cuius  latitudo 
fit  ad  fcfquipedem  altitudo  ad  pcdem.Folles  autem  fic  collocentur,  ut  uen» 
tum  medio  catino  per  narem  infpirent:tum  catinus  totus  optimis  carboni* 
bus  compleatur  & circumcirca  ponantur  laxorum  fragmenta,  qua:  feni  par 
ticulas  & carbones  fuperfufos  coerceatifed  quamprimum  carbones  omnes 
arferint,&catinus  excanduerit,folles  uentum  infpirent,atq?  magifterfenfim 


infundat  tantam  ferri  & lapidis  liquefcentis  mifturam, quanta  fibi  infunden 
ninquam,  cum  liquefa<fta  fuerit,  mediam  quatuorferri  maflas. 


da  uidebituninquam, 
quarum  fingula:  pendant  libras  triginta,imponat:S<:  acri  igni  quincf  uel  fex 
horis  coquat,&  bacillo  immiflo  ferrum  liquatum  faepius  agitet,  ut  eius  te» 
nuifsimam  quanque  particulam  maflarum  parua  foramina  combibantrqup 
particulae  fua  ui  cofumun  t & dilatant  craflas  maflarum  particulas:quaemol* 
les  8C  fermeto  fimiles  fiunt.Poftea  magifter  miniftro  adiutus  maflam  unara 
forcipe  extra  «fiam  incudi  imponat,ut  malleus  a rota  uicifsim  fublatus  8c  de* 
mifliis  ipfem  dilatet: quam  confcfbm  adhuc  calidam  in  aqua  inrjdat  & tem* 
peret: temperatam  rurfus  incudi  imponat,  earric^  eodem  malleo  perculfam 
frangatimox  infpicicns  fragmenta  confideret,utrum  aliqua  ex  parte  ferrum 
adh  uc  appareat,  an  totum  quodammodo  fit  denfatum  8C  mutatu  in  aciem. 
Deinde  aliam  atq?  aliam  maflam  fordpe  prehenfam  & extractam  in  partes 
fecct,tum  mifturam  recalfacia  t,&  ad  eam  addat  recentis  partem:qu£  & in  lo 
cum  illius, quam  combiberunt  maffir,fuccedit,& uires  eius  qup  reliqua  fuit, 
refici  t,&  maflarum  paniculas,rurfus  in  catinu  impolitas, fecit  puriores.qua» 
rum  quanq?,ut  primum  excalfetfta  fuerit,forripe  prehenfam  malleo  fubijd* 
at,& in  bacilli  figuram  former. Quod,cum  adhuc  excandefiat,  in  fiigidilsi* 
mam  aquam  profluentem,qua:  prope  fit,inqciat:quomodo  repente  denfe» 
tum  in  meram  adem  uertitunquac  ferro  eft  multo  durior  & candidior. 


Ct:ima  A.  folles  B.  Forcipes  C,  Mdltw  D.  FI umeit  E. 
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Reliquoru  aute  metalloru  aenae  in  fornatib.no  excoquutur,fed  argcti  ui 
ui.uteuafbbfyinoUis.pIubitinere^in  canalibus. Sed  primo  dica  de  argeto 
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uiuo:id  in  lacunis, in  quas  ex  uenis  fibrisqj  confluxit, repertum  colligatur»  ' 
ceto  lalecp  purgctur:in  linteum  lino  xylino  contcxtu,uel  in  alutam  infunda 
tunperquam  complicatam  & comprcflam  argentum  uiuum  penetrans  pu« 
rum  in  ollam  ucl  patina  fubicdam  dclabitur.  V ena  uero  argenti  uiui  in  ollis 
excoquitur  binis  uel  fingulis:li  in  binis, fuperiores  figura  non  multum  difsi 
miles  funt  uitreis  ampulTis,in  quas  urinae,  medicis  infpedandx,  infiindi  fo* 
lenccontinuo  tamen  reda  fimum  uerfus  anguftiorcs : Inferiores  uero  fimi» 
les  funt  catillis.in  quibus  uiri  uel  mulieres  cafeos  coficiuntifed  utrfcp  utrifqj 
maiores.Inferiores  ulqj  ad  margines  in  terra,  uel  arena,  uel  cinere  defodere 
oportet, in  fuperiores  uenam  in  particulas  fradam  inrjcere,cacp  completas 
obturare  mulco,  & inuerfas  in  ora  inferiorum  imponere,  qua  coniungutur 
^oblinire  luto,ne  argentum  uiuum, quod  in  eas  confugit,exhalet. Quaquam 
funt  qui,propterea  quod  defoflae  fint,nihil  tale  metuentes  eas  no  oblinunt: 
quicp  glorientur  fe  non  minus  argenti  uiui  pondus  conficere  quam  eos  qui 
ip(asot>linunt:ueruntamen  oblitae  luto  ab  exhalando  magis  tutae  funequo 
fane  modo  feptingenta  ollarum  paria  in  folo  ucl  foco  collocentur, et  undicp 
miftura,quae  confiat  ex  pulucrc  terrae  comminutae,  & a carbonibus  refolu» 
to,circumfundantur,ut  ex  ea  luperiores  palmum  modo  extenttad  utrunque 
foci  latus  laxa  prius  polita  (int,eis'qj  fuperimpofita  tigna, quibus  operarij  15 
ga  ligna  intjciant  tranfuerfa.Etfi  uero  ligna  non  attingunt  ollas,  acris  tamen 
ignis  ardor  eas  calfacicns  argetum  uiuum  caloris  impatiens  per  mufeum  in 
ollas  inferiores  defluere  cogit.  Nam  liuena  excoquitur  in  fuperioribus  o{* 
lis, de  eis, qua  datur  exitus,tugit  in  inferiores:ii  contra  in  inferioribus,  fertur 
in  fuperiores  ucl  in  opercula,  qua:  fimul  cu  uafis  cucurbitinis  ollarum  fupe* 
riorum  locum  obtineuSed  ollae,ne  uitium  faciant, cx  optima  argilla  fingam 
tunlienim  uitium  fecerint,  argentum  uiuum  ex  eis  una  cum  fumo  euolat: 
qui  ii  magna  dulcedine  odoratum  commouerit,  idipfum  cofumi  fignificat. 
Quoniam  uero  is  dentes  mobiles  effici  t,excodores  & carteri  a flantes  huius 
mali  admoniti  terga  obuertunt  in  ucntos,qui  fumum  in  contrariam  partem 
pellunt.  Etenim  officina  circa  frontem  atque  latera  patere,  & uentis  expolia 
ta  efle  debet:  tales  aute  ollae,fi  ex  acre  caldario  fadac  fucrint,in  longu  tempus 
in  igni  poterunt  durare.  Hacc  ratio  uenac  argenti  uiui  excoquendx  plurfl 
mis  eft  u ii  tata. 

focus trinu  A.  ligni  B.  focus  non  irdcns in  quo 

olUfunt collocat*  c.  Sixi  D,  olhrum ordines  e. 

Oli*  fuperiores  t.  OlU  inferiores  G. 
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Simili  modo  ftibrj  ucna,fi  reliquorum  metallorum  expers  fucrit:cxcoqul 
ttirin  fuperioribus  ollis.-qux  duplo  funt  maiores  quam  inferiores. Sed  qua* 
tx  illae  fuerunt, ex  panibus  cognofcitur.-quibus  non  omnibus  in  locis  idem 
eft  pondustnam  alibi  conficiuntur  pendentes  fex  libras, alibi  decem, alibi  ui- 
ginti:cura  excodorin  eo  labore  operam  confumpferit,  ignem  aqua  rcltin* 
guittopercula  dc  ollis  remouct:circum  & fuper  eas  terram,  cum  cinere  per* 
miftam,conrjdt:pancs,ubi  refrigerati  fuerint, ex  ollis  eximit.  Altera  uerd  ue 
nae  argenti  uiui  excoquendae  ratio  Haec  cft.Ollx  uentrofx  in  fuperiore  for* 
nzcfs  quadrangulx  partem  patentem  impolitx  uena  comminuta  complen* 
tur,atqj  operculis, quibus  lingulis  eius  tintinabuli,quod  uulgus  eampanam 
nominat, figura  eft  ac  naris  oblonga, teguntur  & oblinuntur: lingula  uala  fi* 
<flilia,qux  parua  funt,&  in  cucurbitx  figuram  formata, binas  nares  reciptut, 
itemcp  oblinuntur:mox  aridis  lignis  in  inferiore  fornacis  parte  collocatis, et 
accenlis  uena  coquitur,donec  omne  argentum  uiuum  in  operculum , quod 
fuperiorisollx  loco  eft,  feratur : id  deinde  ex  naribus  defluens,  uafa  fidilia 
cucurbitina  redpiunt. 

011«  A.  Ofrrrxie  b.  Narii  C»  Vtfi fidilu cncitrbitiiu  o. 

'■  ~ " Alij 


Alrj  condaue  concameratum  extruunt: cuius  folum  pauimentatum  faci' 
unt  medium  uerfus  concauum,  & in  muro  eiufdem  condauis  craflo  foma* 
ces, quarum  ora,per  qux  in  eas  ligna  imponuntur,cxterioreipfiusmuri  par 
tefunt:fomadbus  ollas  fuperponunt,&  eas  uena  cominuta  complent: circa 
uero  ollas  fic  fornaces  undicp  lateribus  luto  conglutinatis  claudunt,  ut  nui* 
Ius  fumus  eludfari  pofsit:fed  eum  totum  cuiufcp  fornads  os  emittacDrinde 
inter  teftudinem  & pauimentu  collocant  arbores  uiridcs:tum  oftium  dau* 
dun  t,&  fencftdlas  fpecularibus  obducut,atc^  fic  undicp  mufco  & limo  ob* 
turant,ut  condaue  nullum  argentum  uiuum  exhalare  pofsit : poftea  lignis 
accenfis  uenam  coquunt: qux  tandem  exudat  argentum  uiuum.quod calo* 
ris  impatiens, frigoris  amans  in  arborum  fblia,quibus  refrigeratoria  uis  eft, 
fertur.Exco<ftor,cum  opus  perfedqignem  reftinguit,& omnibus  refrigera* 
tis  oftium  & feneftellas  redudit,atq?  colligit  argentu:quod,quia  graue,ma* 
gnam  partem  fua  (ponte  ex  arboribus  deadit:&in  concauam  foli  partem 
confluittattamen  fi  totum  non  dedderit  arboribus  commotis  deridet. 

Conciant  a.  oftium  B.  TcneftelU  c.  Ori  feruleum  D. 

Toriux yulisin coacUni  E.  OlU  t.  • ''  ' 
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Quarta  rado  uenx  argenti  uiui  excoquendae  itafe  habet.  Olla  maior  fu^ 
per  tripodem  ftatuta,completuruena  comminuta:  cui  fuperfunditur  arena 
uel  cinis  duos  digitos  cra(Tus,&  tunditur:  mox  huius  ollae  ori  alterius  ollae 
minoris  os  imponitur,&  luto  obturatur, ne  Ipiritum  emittat : uena  igni  coa 
fta  exhalat  argentum  uiuum:quod  per  arenam  uel  dnerem  penetrans  fertur 
in  ollam  fuperiore:ubi  in  guttas  concrefcens,recidit  in  arenam  uel  dnerem; 
quo  lauato, argentum  uiuum  colligitur. 

Ollcmcrtr  A.  Mittor  B.  Trifw  C.  V« i» juo Unitur trtiu  o.' 

Quin» 
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Quinta  ratio  eft  quartx  non  multum  di(similis:etenim  in  locum  ollarum 
ollae  fiueuafa  item  ficftilia  reponutur.-quorum  (undum  eftanguftum,osam< 
plum:eaferecomplenturuenacomminuta:cui  fimiliter  fuperfiinditur cinis 
duos  digitos  crafius  & tunditur.  Vala  uero  teguntur  operculis  digitu  crafi 
fis,& interius  fpuma  argenti  liquata  obdu<fUs:quibus  lapis  grauis Tuperpo* 
pitunuafa  in  fornace  collocantur:in  quibus  uena  codla  fimili  modo  exhalai 
argentum  uiuum:quod  fugiens  calorem  fertur  in  operculum : ubi  congela* 
tum  recidit  in  cinerenuquo  item  lauato  argentum  uiuum  colligitur. 

....  - ' ' • • — v 
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f 011«  A.  Oftradd  b.  Ld  fides  C.  Torndx  D. 
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His  quincp  rationibus  argcntuuiuum  confici  potcfbquarum  nulla  fper/ 
nenda  & repudianda  cfhucruntamen, (i  fodina  magnam  uenje  copiam  fupa 
pedi  tat, prima  e it  expedi  tifsima  &iitiiifsima:quod  multa  uena  fimul  fine  ma 
gno  impedio  excoqui  pofsit.  At  plumbu  cinereu  ex  fui  generis  uenis  argeti 
expertibus,  coflatur  uarijs  modis.Primo  fouea  in  folo  ficco  fbditur,&  pulue 
re  carbonu  inietfto  pilis  tunditurdeinde  carbonibus  candetib.ficcatunmox 
fouef  ligna  (agina  lata  & arida  fupcrponuturiatcp  in  ea  plumbi  cinerei  uena 
conrjcitur:quamprimu  autem  ligna  inccfa  arferin  t,uena  excalfa&a  ftillat  plu 
bo  in  foucam  defluente:  cuius  panis  refrigeratus  ex  ea  eximitur:quonia  uerd 
lignis  igni  aduftis  fazpe  carbones, interdum  rccrcmcta  decidunt  in  plumbu, 
quod  fouea  concepit,&  ipfum  faciunt  impuru,  rurfus  liquefaciendum  cft  in 
aliquo  catino,ut  panis  purus  fieri  po(Tit:quam  rem  nonulli  confiderantes  fo 
ueam  in  decliui  loco  fodiut,&  fub  eo  catinum,  in  quem  plumbum  ex  fouea 
ftatim  effluens  manet  puru:atqj  inde  cochliari  hauftum  infundut  in  ferreos 
catillos  luto  interius  oblitos, & ex  eo  coficiunt  panes.Talem  autem  foueanl 
planis  lapidibus  ft ernunt.eorucp  comi(Turis,ne  liquidum  plumbu  forbeanr, 
lutum  eu  puluere,ex  carbonibus  cominutis  fa<Ao,pcrmiftum  illinunt.  Alrj 
uenam  in  canales,e  picea  (Iris  fa<Aos,&  loco  decliui  pofitos,  cum  lenis  uetus 
flaueritjntjciut,& lignis  paruis  fuperimpofitis  & incenfis  coquuntiquo  mo 
do  plumbum  dnereum  liquatum  ex  canalibus  defluit  in  fubicdlam  foueam. 
Recrementa  uero,fiue  lapides, croceo  colore  in  eis, Ut  etiam  in  lignis  latis  fo 
uex  fuperpofitis,remancnt:qui  ipfi  quoc^  diuenduntur. 
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Foiili cui ligni fnprrpo/iti fmtt  A.  Citimi!  B.  CocMiirt  C.  Citi 
nusferrtvs  D,  Putes  B.  iim»'u  fonti  luibus  fbtu  T.  Ct  tu* 
Ifj  a.  Fok:«  ctnilibii!  Jntitft*  H.  Ligni  pirni  ct«thbns  fufer(» 
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Ali)  ucnam  in  ferreis  catillis  excoquunt  hoc  modo.  Arida, & quidem  exit 
gua,  ligna  in  lateres  circiter  fcfquipedcm  inter  fediftantesuicifsimredia  8C 
tranfucrla  imponunt  & inccdiintiad  qua:  apponunt  catillos  ferreos  luto  in* 
terius  oblitos, &uena  fratfta  plenos,  itacp  cum  uentus  acris  ignis  flammam 
perfert  in  catillos,  tunc  uena  ftillat  plumbo : quod  ut  confluere  pofsit,  uena 
forcipe  agitaturiquam  primum  autem  conrjciun  t eam  omne  plumbum  exu» 
daiTe,catillos  forcipe  prehendentes  auferunt,et  plumbum  in  uacuos  catillos 
effunduntiatcp  fic  ex  multo  una  confufo  panes  efficiunt.  Altj  uenam,  cum 
quacadmianon  cft  mifla,excoquuntin  fornace  ferraria;  fimillima:in  cuius 
fouca  catinum  ex  terra  comminuta,  8c  cum  puluere  carbonum  permifla  fa» 
ciuntiatcp  in  cum  corjciunt  uenam  fra<fbm,uel  eius  ramenta  lotura  colletfla, 
ex  quibus  plus  plumbi  conficitunfi  uenam  eam  una  cum  carbonibus  & par 
uis  lignis  aridis  cxcoquutili  ramenta,cum  carbonibus  tantumiutrancp  uero 
materiam, leni  follium  flatu. Catino  eft  canaliculus, per  quem  liquidu  pium» 
bum  defluit  in  catinum  fubie<flum,atqt  ex  eo  fit  panis. 

Ligna  A.  Lateres  B,  Catilli’ c.  Fornax  D.  Catinus  E. 

Canahculm  t.  Catinrf fnhie&us  G. 


Alrj  in  tumu!o,e  fodinis  egefto,&  uentis  expolito  focum  conftruunt,  af< 
tum  pedem , latum  pedes  tres,  longum  quatuor  &C  dimidium : eumqj  qua* 
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tuor  aflcrum  complexu  coercent  & continent  ,atcp  totum  luto  crafTo  fup&< 
Jus  obducuntnn  hunc  primo  imponunt  arida  & parua  p.ceaftn  lgna,  dem 
de  fuper  ea  uenam  fradam  iniiciunt:tum  ei  fupenmponunt  I.gna,  &,quo  fp. 
ratucntus, incendunt : quo  modo  uena  ftillat p umbo : hgms  .gn.  confunu 
ntis  cineres  & carbones  dcuerrunt.Guttas  uero  plumbi,  quae  ceademnt  m 
focum  & iam  frigore  concreuerunqforcipe  exemptas in  alueum  conqciunt, 
»tcj  ex  liquatis  in  catino  ferreo  panem  conficiunt. 

Tocusinquoutnttxco^M  A.  Foewi^uofUbgufti ieeew  B. 

* _ «1 V.-rut  V. 


Alrj  denicp  capiam  logam  pedes  odo,latam  quatuor,  altam  duos,  totam 
fere  arena  complent  & lateribus  fternunt, atque  lic  focum  efficiunt,  ap  a 
medio babet ligneum  codaccm , qui  uerfatur  in  forma  duorum  tignorum 

ter  fe  tranfuerforumtea  funt  dura,  crafla,in  terra  defofla,utrinqj  per  orata.i 
quae  foramina  pali  cuneati  adiguntur,ut  tigna  immobilia  maneant.cap  a ci 
cumagi  & in  uentum,ex  quacuncp  coeli  parte  flantem,  obuerti  polsit.  n ta^ 
foco  locant  ferream  cratem,tam  longam  & latamquam  ipfe  eft,  altam  ucr 
dodrantemteui  pedes  lex  funt,  bacilla  autem  tranfuerla  tam  multa  ut  crme 
contigua  fintterati  ligna  tedae  imponunt,  & fuper  ea  uena:  fragmenta . upe 
qua:  rurfus  ligna  tedae,his  accenfis  uenam  excoquunt:cuius  plumbum eme 
reum, quo  ftiliaqquia  minime  comburitur,hatc  excoquendi  ratio  uti  ^s"'^ 
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«ffcnam  plumbum  per  cratem  in  focum  deftillat,reliquiar  frondeum  carbo* 
nibus  in  ea  remanent. Opere  femcl  pcrfctflo  cxcodiores  cratem  pertica  de  fo' 
co  deponentes  cucrtunqatq;  reliquias  accumulant.  Scopi»  uerq  plumbum 
cinereum  conucrrcntesinalucumcolligunt:&exeo,in  catillis  ferreis  colli* 
quefaiflo, panes  conficiuntiquos, quamprimum  refrixerint  fiirca  bicorni,  cu 
ius  alteru  cornu  rurfus  eft  bicorne, fubuertunqut  panes  ex  eis  excidant : atq»- 
iubinde  ad  eundem  laborem  redeunt. 

: Capfa  A.  Codex  B.  Ligna  inter  fetunfuerfe  C.  Cretes  D.  Eiut 

pedes  E.  Ligna  ardentia  r.  Pertica  G.  Catillas  in <juo plumbum citte 
rem colliqnefit  H.  Catilli  1.  Panes  K.  Furca  L.  Scope  M* 
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voniam  nono  libro  uenarum  excoquedarum  & 
metallorum  conficiendoru  rationem  explicaui,con 
fequenseft  ut  explicem,  quomodo  metallum  pre* 
ciofumauili,uel  contra  uile  a preciofo  fecematun 
fxpius  enim  duo  metalla, rarius  plura  ex  una  ea* 
demcB  uena  conflari  folent . Naturaliter  autem  po* 
tifsimum  auri  quxdam  portio  ineft  in  argento  et  in 
xrctargcnti  quxdam  in  auro,in  xre,  in  plumbo  ni» 
^asal  pro, in  ferro.xris  aliqua  in  auro, in  argento, in  pium 
bo  nigrOjin  ferro:plumtn  nigri  aliqua  in  argento : ferri  denique  quxdamin 
xre  ^d  ordiar  ab  auro:id  ab  argento,  uel  hoc  etiam  ab  illo,leu  natura, feu 
ars  pcrmifcucrit ea.feparaturaqua  ualenti,  & puluere,  qui  fere  « «lfdem  r 
busPcx  quibus  aqua  conflat.  Verum,  ut  hic  etiam  ordinem  conferuem.di* 
eam’ primo  de  compofitionibus  rerum, ex  quibus  aqua  illa  conficitui.  cin* 
de  de  conficiendi  rationeitum  de  modo, quo  aurum  fecermturab  arg  , 
uel  araentum  ab  auro.  In  omnibus  autem  fere  compofitionibus  inelt  a 
mentum  futorium  uel  alumen,quod  fola  per  fe  magis  tamen  am  hdinur 
coniumfla  ualeant  ad  feparandum  argentum  ab  auroicum  «terx  r«  utc.S 
adiumento  fint,folx  fua  ui.fuacp natura  ea: metalla fecemerc  non polluce 
feduixmultx  coniunfl*.  Vemm  cum  plures  compofmones  ex.ft  n^al 
quas  fubqciam.ln  prima  quidem, cuius  ufus  communis  & “ulgans 
tramenti  futorrj  hbra  & tantunde  falis  acaqux  fontanx  triens.  S^h 
bet  atramenti  futorq  libras  duas.halinitri  unam,  tantum  aqux  fontanx, uc| 
fluuialis  pondus, quantum  atramenti  futonj,dum  ignis  ui  in  pu  u 
ueretur , perrj t . T ertia  conflat  ex  atramenti  futorq  l.bns  quaiuor>hn.m 
duabus  & dimidia,  aluminis  felibra,  aqux  fontanx  fcfquihbra.  Q. 
atramenti  futorij  libris  duabus, halinitn  totidem  libris,  aluminis  q 
te,  aqux  fontanx  dodrante.Qmnta  ex  halinitri  libra.alumims  libris  tnbus, 
lateris  comminuti  fclibra,aqux  fontanx  dodrante.  Sexta  ex  atramen 
rri  libris  quatuor, halinitri  tribus, aluminis  una, lapidis,  qui  in 
dentes  conietflus  facile  igni  liquefeit  tertq  generis  item  una,  aqux  1 
fefquilibra.  Septima  fit  ex  atramenti  futorq  libris  duabus,  hal",ia! Il  ^ • 

bra, aluminis  felibra,  lapidis,  qui  in  fornaces  ardentes  coniedus  bn  g 
liquefeit, tertrj  generis  libra,  aqux  fontanx  dextante.  Otflaua  con 
atramenti  futorrj  libris  dtiabus,halinitri  totidem  libris, aluminis  t <1  j-# 

fecis  aquarum,qux  aurum  ab  argento  fcccrnunt,libra:ad  fingu  as  aut 

bras  affunditur  aqux  putidx  fextans.  In  nona  infunt  in  laterum  co  ® ^ 
librx  dux,  atramenti  (ucorij  una,halinitri  item  una, (alis  tantum,quant  ^ 

nu  comprehendi  poteft.  aqux  fontang  dodrans.Decima  fola  caret  atra 
io  futorio  & alumine ; Habet  uerd  halinitri  libras  tres,  lapidis,  qui  in  or  ^ 
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ces  ardentes  conieiflus  facile  igni  liquefcit  tertrj  generis  duas,  xruginis,  ftu 
brj,  fcobis  ferri  elimatae, amianti  fingulorum  fclibram,aqug  fontang  librant 
& fextantem.  Atramentum  autem  futorium,cx  quo  hac  aqug  confici  folent, 
omne  prius  refoluatur  in  puluerem  hoc  modo.Ipfum  inrjcia  tur  in  catinii  fi» 
jftilem  interius  fpuma  argenti  obdu<flum,&  coquatur  donec  liquefeat : tum 
filo  greoagitctunpollea  refrigeratum  teratur  in  puluerermeodem  modo  ha 
linitrum  ui  ignis  liquatum  & refrigeratum  conteratur  in  pulucrem.quin  alu 
memquodtartien  quidam  bradlex  ferree  impolitum  urunt,acin  puluerem 
refoluunt.Quanquam  autem  omnes  illg  aqug  auri  etiam  ramentum  uel  pul» 
uerem  feparant  afpurcitia,  tamen  funtqugdam  compofitiones,qug  lingula» 
rem  uim  habent;earum  prima  conflat  ex  gruginis  libra,atramenti  futorq  do 
drate.  Acf  lingulas  uero  libras  affunditur  aqug  fontanguel  fiuuialis  fextans; 
de  qua  re  ad  omnes  compolitioncs  pertinente, femcl  dixific  fatis  cfl.  Altera 
compolitio  conficitur  ex  auripigmenti  fatfticr),  atramenti  futorq, calcis,  alu» 
minis, cincns  qua  lanarum  infectores  utuntur  finguloru  libra,  gruginis  qua» 
drante,flibij  fefcunria.Tcrtia  ex  atramenti  futortj  libris  tribus,  hahnitri  una, 
amianti  felibra,  lateris  cocii  item  felibra.  Quarta  ex  halinitri  libra,  aluminis 
item  libra,  falis  ammoniaci  felibra. Fornax  autem,in  qua  ualens  aqua  confi» 
citur, latericia  lit  Sc  quadrangula,  longa  quidem  Sc  lata  pedes  duos,  alta  to» 
tidem  pedes  S>C  femilfem  prxterea.Laminis  uero  ferreis, quas  fullineant  ba» 
cilia  fcrrea,tegatur.Hx  laminae  fuperiusluto  obdudlxin  medio  eorum  Io» 
co  habeant  tantum  foramen  rotundum,  quantum  capere  pafsit  catinum  fi» 
«fhlem,in  quo  ampulla  uitrea  collocatur  :& ab  utrocp  eius  foraminis  latere 
bina  foramina  fpiritalia.quae  parualint  & fimiliter  rotunda:  infima  forna» 
cis  pars, ubi  ad  altitudinem  palmi  alTurrexit,  rurfus  laminas  habeat  ferreas, 
quas  item  bacilla  ferrea  fullineant, ut  ipfac  laminae  carbones  ardentes  ; poli  a 
fronte  media  habeat  os,  ignis  in  fornacem  inrj ciendi  caula  factum , altum 
atque  latum  femipedem,atque  fuperius  rotundum  :fubquo  lit  osfpiritale. 
In  earinum  autem  fidrilem,in  foramen  collocatum,  inrjciatur  arena  pura:cu» 
ius  altitudo  fit  ad  digitum  tranfuerfumrin  quam  ampulla  uitrea  imponatur 
tamahequam  ell  obdutfla luto.  Etenim  eius  parti  paulo  plus  quam  quar» 
tx,&  quidem  infimx  lutum  fere  liquidum  otfties  aut  decies  uix  cultelli  cral» 
fitudinc  illinitur, & toties  rurfus  exiccatur,  ut  eius  luti  crafsitudo  fit  ad  polii» 
cem  tranfuerfum : eiufmodi  lutum  cum  pilis  &C  lino  xylino,  uel  floccis  a pan 
no  abrafis,&:  lale,  ne  rimis  fatifcat,permi(lum  fit,&  bacillo  ferreo  fxpius  uer 
beratum.Tam  autem  multg  res,ex  quibus  compolitio  conllat,in  ampullam 
non  concludantur  ut  prorfus  plena  fiat,  ne  non  cxcodlx  ferantur  adoper» 
culum.id  item  uitreum  cum  ampulla  linteolis,  farina  triticea,  oui  albumine 
, & aqua  madefacfta, illitis  ardlifsime  coniungatur:&f  ea  parte  eis  lutum,  quod 
careatfale, illinatur.  Simili  modo  naris  operculi  cum  altera  ampulla  uitrea, 
qux  aquam,  qua  ipfaflillat, recipit, linteolis coniungatur,& ea  parte  luto 
obducatur. Attamen  admodum  tenuis  dauus ferreus, uel  cuneolus ligne» 
us, paulo  crafsior  acu, inter  utramque  figatur, ut  quoties  ad  hanc  dcllil» 
landi  rationem  artifici  opus  fuerit  aura,  extrahi  pofsit.  Ea  uero  opus  ell 
cum  halitus  ualentifsimi  nimis  feruntur  ad  fuperiora.  Quatuor  etiam  fora» 
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mina  fpiritalia,quac  fiiperius,ut  dixi,efle  debent,  ad  latera  magni  foraminis,' 
in  quoampulla  collocatur.luto  ocdudantur.Hi*  autem  omnibus  ritefitdis 
res  in  ampullam  coniedfae  ufcp  ed  carbonibus  ardentibus  paulatim  coquan 
tur  dumipfe  uaporem  exhalare  coeperint  & ampulla  fudore  manare  uidea 
tur  Sed  cum  iam  ea  propter  humorem  fublatum  rubefcit,  & operculi  naris 
aqua  ftillat,fummam  operam  dare  oportet,  ne  una  gutta  cadat  anus  quam 
auinc»  horologii  momenta  prxterierint,feu  potius  tot  lom,  cum  eius  tintw 
nabulum  pulfatur,auditi  foerint,tardius  quam  decemtetenim  fi  dtius  cedde 
rit  uitra  rumpuntur.fi  tardius,fufceptum  munus  certo,  defimtoqj  tempore, 
ho'c  eft  quatuor  & uiginti horarum  fpacio,non  perficitur:  quorum  alteram 
ne  fiat,  carbones  partim  ferramento  uulfellse  fimili  extrahatunalteram  ut  fie 
ri  pofsitmaruula  & arida  ligna  querna  carbonibus  fupraponantunatcp  res 
in  ampullam  conie<ffac  acriori  igni  coquantunfupenonbus  enarn  foratmnu 
bus  fpiritalibus,fi  res  poftulauerit,redufis.  Quamprimum  autem  deftillaue 
rint  guttae  ampulla  uitrea,quae  eas  redpitjinteo  aquis  madeferto  tegatur, ut 
halinis  ualentifsimos,qui  furfum  feruntur,  repercutiacfed  cum  rebus  exeo, 
tfos  ampulla  in  quam  coniedbc  fuerunt,humore  albefdt,acrion  igni  coqua* 
tur  ufes  dum  omnes  guttx  deftillauerincpofteaqua  fornax  refrigerata  fue* 
rit,aqua  coletur  & intundaturin  paruam  uitream  ampullamiatcpin  eandem 
inficiatur  dimidia  argenti  drachma:quod  diffolutum  aquam  turbidam  etfu 
cit  liquidanuquae  in  ampullam,  omnem  reliquam  aquam  continentem,  in* 
fundatur:  & quamprimum  feces  in  fundo  refederint, aquis  eftufis  auferatur, 
aquae  ucro  ad  ufum  refementur. 


Fonte*  A.  Eiw/oramoi ronaihan  B.  Ttrtmiiuftiriuli* 

C.  Osfonucis  D.  Osfliirittlefuhn  E.  Carimu  E. 

Ampulla  G.  operculum  H.  EiuJliariJ  I.  Altera  am- 

pulla K.  Corlu  is  yu  b<c,«e /rangantr.collocari/olet  1* 
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At  aurum  ab  argento  hac  ratione  fecemitur.  T emperatura  primum  adiea 
Cto  plumbo  coquatur  in  catino  cinereo  ufcp  dum  omne  plumbum  exhalet* 
atq?  eius  besxris  tantummodo  drachmas  quinq;,aut  fummum  fex,in  fe  eoa 
{ineat:  nam  fi  plus  aeris  in  ipfa  fuerit,  argentum  ab  auro  feparatum  mox  rur*  4 
fus  cum  eo  coniungitur;taleargentum,in  quo  aurum  inefl,liquatum  uel  for 
meturin  globulos  bacillo  inferius  diffifTo  agitatum,uel  in  canaliculum  fe» 
reum  infundatur,&  ex  refrigerato  efficiatur  tenuis  braiftea.  Quoniam  uero 
ratio  faciendi  globulos  ex  auro  argentofo  acriorem  curam  &C  diligentiam 
quam  ex  alijs  metallis  defiderat,eam  nunc  paucis  exponarmid  primo  conrjx 
ciendum  eft  in  catinum:  qui  deinde  operculo  tegendus  & imponendus  cft 
in  alterum  catinum  fidlilem.modicum  cinerem  contincntemitum  ita  funt  in 
fornace  collocandi,ut  ignis, flatu  follis,  infpirari  pofsit . Poftea  eis  carbones 
circundandi  funtihisqj,  ne  cadant,lapidcs  uel  lateres : mox  catino  fuperiori 
carbones  inrjciendi  funt,&  eis  pruni  fuperinrj  cienda::quibus  rurfus  carba 
nes,ut  catinus  undicp  eis  circundetur  Si  contegatur:qucm  finere  oportet  fex 
mibora,ucl  paulo  longiore  fpacio  carbonibus  candentibus  calcfieri:&  prox 
uidcre,ne  deficientibus  i}fdemrefrigefcat:pofthcc  per  follis  narem  flatus  in* 
fpirandus  dt,ut  aurum  incipiat  Iiquefcere:mox  uerfandum,  8c  experimenx 
to  rapto  confiderandum  an  liquatum  fit.Si  fuent  liquatum, additamento  ad 
ipfum  adicclo  catinum  rurfus  confcftim  operculare  conuenit,  ne  id  exhalet: 
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let:&  fimul  coquere  tantulo  temporis  fpacio,  quatulo  quis  quindecim  ptC 

fus  ambulare  pofsit:tum  catillo  forcipe  prehenfo  hauriendum  eft  aurum, 8C 

in  uas  oblongum, quod  aquam  frigidifsimam  contineat,  ex  alto  infunden* 
dum  paulatim.ne  globuli  nimis  craTsi  fianuquanto  enim  magis  fuerint  ma. 
«es  & tenues, minus  rotundi, tanto  magis  funt  idonei : qua  de  caufa  bacillo, 
ab  imo  ad  mediu  in  quatuor  partes  fciflb,  aqua  fxpius  eft  comouenda.  Sed 
braftea  fecetur  in  particulas  & inqciatur.ut  etiam  globuli  argenti,in  ampul* 
lam  uitream:&  tanu  aqua  eis  affiifa, quanta  ad  digiti  altitudinem  fuperet  ar* 
centum, ampulla  tegatur  uefiea,uel  linteo  incerato  ne  exhalettmox  calefiat,. 
Sonte  argentum  diflbl»*tur:  cuius  rei  fignum  eft  aqua  ebulliens.  Relidet  au 
tem  in  hindo  aurum  colore  nigricans,argentum  cum  aqua  perm.ftu  fuper* 
«atarquam  alrj  effbndunt  in  catinum  aereum,&  ei  affundunt  frigidam,  qua: 
argentum  ftatimc5gelat:idaquacffiifa  cxempt5 liceant:  ficcatum coquunt 
in  catino  fiAili  donec  liquefcacliquatum  infbndut  in  canaliculum  ferreum. 
Aurum  uero,quod  in  ampulla  remanfit , eluunt  calida , colant,  ficcant,  cum 
pauca  chrvfoco!la,quam  boracem  uocant,  in  catino  coquudiquatum  itera 
infundunt  in  canaliculum  ferreum.  Ali)  in  ampullam,qua:cotinetaurum  & 
argentum,& aquam, quae  eam  feparauit,  calidam  illius  ualcntis  duplam  ud 
triplam  infundunt,  & in  eandem  ampullam,uel  in  catinum,  in  quem  omnia 
effufa  fuerint, conqciunt  braAeolas  plumbi  nigri  & acris:quo  modo  aurum 
ad  plumbum, argentum  ad  xs  adhaerefeit : atep  feorfum  plumbum  ab  auro, 
feorfum  xs  ab  argeto  feparat  in  catino  cinereo.  Sed  neutra  ratio  nobis  pro* 
batur,  quod  aqua,  aurum  ab  argento  feparans,  pereaqciim  rurfus  ufm  elle 
pofsit.ItacK  ampulla  uitrea  interius  in  fundo  in  metulam  adurgens, exterius 
luto  inferioreparte,ut  fupra  dixi,obducatur,&  in  eam  inqciatur  argentum, 
quod  pendat  Romanas  libras  tres  & dimidiam : atq>  aqua,  qua:  alterum  ab 
altero  fecernat, infundatur  & imponatur  in  arenam,quam  catinus  fictilis  aut 
capl#continet:lcnicpigni  primo  calefiat.Neuero  exhalet  aquam,  eiusfupe* 
riori  extremitati  undicp  lutu  illinatur,  & tegatur  operculo  uitreo:cuiu*nan 
(ubrjciatur  altera  ampulla, quae  guttas  deftillantes  rccipiacea  fimiliter  in  ca* 
pfa,qux  contineat  arenam, collocetur.CoAum  autem  rubefeit : fedeura  ru* 
bor  amplius  non  apparuerit,  ampulla  ex  catino  uelcapfa  exempta  mouea* 
turtquo  motu  aqua  incalefcens  iterum  rubefrit.Quod  fi  bis  aut  ter  faftu  tue 
tit,anteaquam  alia  aqua  affundatur,&:  opus  citius  perficitur,  & aqua  minus 
multa  confumitur.Sed  cum  prima  omnis  deftillauerit,  in  ampullam  inijcia* 
tur  tantum  argentum,quantumprius:nam  fi  tam  multum  femel  fuerit  ime* 

Aum, aurum  ab  eo  difficulter  fecemitunatcp  infundatur  altera  aqua,  e ca» 
lefaAa:ut  ipfa  & ampulla  pariter  caleanqutcp  haec  frigore  non  difsiliat . quae 
quocj),fi  uento  frigido  affletur, difsilire  folct:deinde  tertia  aqua  *n  . n at  . 
atep  etiam, fi  res  hoc  poftulauerit,quarta,hoc  eft  aqua  alia  atq;  alia  intun  a* 
tur,donec  lateris  co  Ai  color  auro  infoderit.  Artifici  a(Kcm  fint  in  promptu 
duacaquae,quarum  unafit  altera  ualentior.Efficaciore  primo  utatur,  em» 
de  minus  potete,poftremd  rurfus  ualentiorc.Sed  cum  iam  fuluus  color  e* 

rit  auro,  aqua  fontana  affuiafubditis  ignibus  efferuefeat:  quater  eadem  a * 

I uatur: ufque  eo  coquatur  in  catino  dum  liquefcacaqux,quibus  abluiturau 
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him, reponantur, in  eis  enim  paululum  argenti  ineft : qua  de  re  in  ampullam 
infufae  coquantunfcd  guttas  prius  deftillantcs  altera  ampulla  recipiat,  alte* 
ra  eas  quae  pofterius  exddunt,cum  fcilicct  operculum  rubefcercinccrpcrit: 
haec  aqua  ad  experiendum  aurum  utilis  crt,ijla  ad  abluedunrprior  etiam  re* 
bus,cx  quibus  aqua  illa  ualens  conficitur, affundi  poteft . Vcnim  aqua  cum 
argento  permifta,quac  primo  deftillauit,  in  ampullam  inferius  latam  infulit 
eodem  modo  coquatur, ut  ab  argento  feparari  pofsit:cuius  fuperiori  extrea 
mitati  item  lutu  illinatur, & tegatur  operculo.  Quod  fi  aqua  adeo  multa  fu^ 
rit  ut  feratur  ad  fuperiora,uel  inrjciatur  partilius  unus  & alter  ex  eis  qui  coni 
ftant  ex  fapone,in  tenues  particulas  (e<rto,&  arida  uini  fece  in  puluerem  con 
trita, atqj  fimul  in  olla  leni  igni  codhs  & comiftisiuel  argentum  commouea* 
turuirgulac  corylo  defctfta  & inferius  diffifla,utroqj  modo  aqua  efFeruefcit 
&paulopoftrurfusrefidct.Scdcumiamhalitusualcntifsimi  apparet, aqua 
oleifpeciem  ofFcrt,operculumrubefcit:neuero  halitus  expirent,  ampulla  &C 
operculum  ea  parte,qua  eorum  orae  inter  fc  committuntur,Iuto  prorfus  ob* 
ducantur,&aquacontincnteracriore  igni  coquatur:  totdemum  carbones 
in  fornacem  imponantur, quot  ardentes  catinu  atti  ngant:(cd  quam  primum 
omnis  aqua  dcftillauerit,&l  folum  argentum  ignis  calore  ficcatum,in  ampul 
Ia  remanferit,ea  eximatur:decutiaturargentum:inrjdaturin  catinu  fidilem: 
coquatur  donec  liquefeat : filo  ferreo  inferius  recuruato  extrahatur  uitrum 
liquatum, ex  argento  coficiatur  panis:at  uitrum  ex  catino  extratrtum  teratur 
in  pulucrerruaddatur  fpuma  argenti, fex  uini  ficca,uitri  recrcmcntum,hahni» 
trum,&  in  catino  fi<ffali  coquatur:ma(Tula,qux  refidebit,in  catinu  cinereum 
translata  recoquatur.  Sed  fi  argentum  non  facis  ignis  calore  fuerit  ficcatum, 
id, quod  fuprema  ampullae  pars  continet,  nigrum  uidetur : quod  liquatum 
comburi  tur.Quorirca  ampulla  luto,quo  eft inferius  obducta,  ablato  repo* 
natur  in  catinum, & recoquatur  ufep  ad  eum  finem, dum  nullus  nigror  appa 
reat.Quinetiam  fi  priori  aquae  altera, item  cum  argento  permifta,affundcn* 
da  fuerit,affundatur  priufquam  halitus  ualentifsimi  appareant, aqua  olei  fpe 
ciem  offerat,  operculum  rubefeat : nam  qui  portea  aqua  affuderit,damnum 
faciet:  quod  aqua  foleatexilire,  uitrum  difsilire.  Quod  fi  ampulla,dum  au* 
rum  ab  argento,  aut  ab  hoc  aqua  fecemitur,  difsiliat,& aquam  uef  arena, ucl 
lutum.uel  lateres  combibat,Gne  ulla  mora  prunis  ex  fornace  exemptis  ignis 
rertinguatur:  arena  & lateres  comminuti  conrjciantur  m ahenum,  & eisaf* 
fundatur  calida, ate^  duodecim  horarum  fpacio  rcponatur:poft  aqua  in  Iin* 
teum.Iini  xylini  contextu  fadhim,  infula  coletur:id,quia  continet  argentum, 
folis  uel  ignis  calore  ficcatum  conijciatur  iu  catinu  fi<rti lcm,&  coquatur,do« 
nec  argentum  liquefcat:quod  effundatur  in  canaliculum  ferreum.  Aqua  ue* 
ro  colata  infundatur  in  ampullam,&  ab  argento, cuius  exigua  quxdam  por 
tioineaineft/eparetur.-fedarena  cum  fpuma  argenti,  uitri  recremento, ari* 
da  uini  fece,halinitrO,falemifceatur,  8iin  catino  fidfili  coqiiatunquomo* 
do  mafiula  in  fundo  refidebiuqux  in  catinum  cinereum  translata  recoqua* 
tur,ut  plumbum  ab  argento  feparetur:fcd  lutum  adiecflo  plumbo  coqua* 
turincatino  fidhli,deindc  recoquatur  in  cinereo.  At  argentum  feparamus 
ab  auro  eadem  ratione, qua  id  ipfum  experimunetenim  primo  iccirco  atte* 
s--  - ritur 
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riLcotfcut*  utfdri  po&it  quota  argenti  portio  inGtta  «o  .Deinde  ad  mu. 

rumargcntofumadrjcitur  tantum  argenti,  cuius  bes  folum  femunaam,  ud 

fcmunciam  & ficilicum  acris  in  fe  continet,quantum  adijcare  opottecatque 
X olumbo  coquuturin  catino  cinereo  ufep  dum  ipfum  &*s  exhalent; 
tum  auri  miftura  cum  argento  dilatatur^ &fiftulae  ex  bradlas  fiuntjquac  con 
Entur  in  ampullam  uitream,ac  eis  affundatur  aqugualemes  duae  uel  tres; 
Rftulx  quae  fuperfunqprorfus  punc  exiftunt,  unis  tantummodo  quatenus 
filiquis  exceptis, quae  argenteae  funtitantum  enim  argentum  m unoquoque 
auri  belle  remanet. 

Ampullae  in  ettinis  coUoctt*  A.  AmpwIU  c&actt*  inter  U.Ut/rrrM 
rcacftituu  b.  Ampulla  in “?f‘ eontinr«,colt»ctr« : r 
rum  operculis  exijlunt  ntre.  exipfl 5 reftu  per.ineme. i»  fuWa«  tmpul- 
* ; iiS  <?.  Ampulle  itimin  <m«,  <jwm  c<pf<  commetcolloeatrf.^ium™ 

«perculi.  rxiftunt  ntrts  ex  ipfis  trunfuerjle  pertinente.  m/ik.eatwmp.I- 
J.  D.  Alter*  <mpnUae,<^ntm deffillaitrem recipiente., etmnnn trent, 

Mim  eiff*  inftriores  contineat,  collocet*  E.  ™p«/emn.,m 
«mpullc,cum  exigu.  «ri  pcrticult  «b  urgento  non  mallo  eil  fep*rtn<U,/i- 
i II — • «r  G. 


Sed  quia  magna  impela  facienda  eft  in  talem  feaetionem  illorum  ™ 
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lorum, qualem  expofui,&  cum  aqua  ualcns  conficitur, nodu  manendum  in 
uigilia:atq;  omnino  in  hac  rc  multa  opera,fumma'cp  cura  ponenda,  a uiris  fo 
lertibus altera fecernendi ratio  inuentaeft  minus  fumptuofa,  minus  operor 
fa,minus,ii  incuria  errorem  attuIerit,damnofa.  Ea  ucro  diuiditur  tripartito. 
Etenim  una  fulfure  perficitur, altera  ftibio,  tertia  aliqua  compofitione,  quae 
ex  his  altjsq;  rebus  conftat.Primo  autem  argentum^n  quo  ineft  aliqua  auri 
portio, foluin  in  catino  Iiqucfadtum  redigatur  in  globulos : quot  ucro  glo# 
bulorum  librae  fuerint,toridem  fint  fulfuns, ignem  non  experti,  (mantes  8C 
fidlici:fcd  id  c5minutum  globulis  madefadis  infpcrgatundcinde  comjcian 
turin ollam fidilem nouam,quatuor  fextariorum  capaccm,autin  plures,fi 
globulorum  copia  exriterit.OlIa  repleta  operculo  item  fidili  tegatur  &ob 
linatur,atcl)  imponatur  in  ignem  circularem:  qui  fefquipedcm  ideo  abolla 
undicp  diftet,utfulfur  argento  tantum  admifccatur,  non  liquatum  deftilletr 
tum  aperiatur  olla, globulicp  nigrore  infedi  eximantur:  poft  in  catinum  fi# 
dileminrjdantur  talium  globulorum  librae  tres  &C  triginta, fi  tot  libraru  ca# 
pax  fuerit.  Quotautem  libras  globuli  argentei, priufquam  eis  infpcrgeretur 
fulfur,pendcbant,totidem  aereorum  globulorum  fextantes  & ficilici  apperi 
dantur,fi  quarqj  libra  dodrantem  argenti  & quadrantem  acris  in  fe  contine# 
at:uel  dodrantem  8i  fcmunciam  argenti, fextantem  & femuciam  acris.  Si  ue# 
ro  dextantem  argenti,&  fextantem  acris, ucl  dextantem  & femuciam  argen# 
ri,fefcunriam  acris  appendantur  globulorum  aereorum  quadrantestfi  deun#- 
cem  argenti, undam  aeristuel  deuncem  & fcmunciam  argenti,  femunciam  g# 
ris  appendantur  totidem  globuloru  aereorum  quadrantes  & femudae  atqj 
ficilicufi denicp argcnmm purum  fuerit,totidem  globulorum  aereorum  tri# 
entes  6C  femunciae  appendanturtfed  dimidia  eorum  globulorum  aereorum 
pars  moxadqciatur  ad  globulos  argenteos  nigrore  tnfcdos.  Catinu  autem 
flarim  operculare  8c  oblinire, & in  fornacem, quae  foraminibus  uento  infpi# 
ratur, imponere  conuenittquamprimum  ucro  argentum  liquefadum  fiierit, 
aperiatur  carinus,& in  eum  inijeiatur  cochlear  cumulatum  reliquorum  glo* 
bulorum  acreorum,item'cp  cochlear  cumulatu  pulucris,qui  habet  pares  por 
tiones  fpumac  argenti, globulorum  plumbeorum,  (alis,  recrementorum  ui* 
tritatque  catinus  rurfus  operculo  tegatur:  qui  globuli  aerei  cum  liquati  fue* 
rint,alrj  inrjciantur  cum  puluere,ufque  dum  omnes  iniedi  fuerint. tum  de  ca 
tino  pauca  miftura,  non  tamen  aurea  mafiula  quae  in  eius  (undo  relidet,  ca# 
tillohaufta effundatur, ipliuscp  drachma  conqciaturin  qucnqj  catillum ci# 
nereum,  qui  plumbi  liquefadi  undam  in  (e  continetmam  plures  fint:quo* 
modo  dimidia  argenti  drachma  confidtur.  Quam  primum  autem  plubum 
& gs  ab  argento  (eparata  fuerint,eius  triens  inijeiatur  in  ampullam  uitream, 
& affundatur  aqua  ua!ens:eo  enim  modo  perdpitur, an  fulfur  aurum  omne 
fecreueritabargento,nec'ne.  At  fiquisfdreuoluerit,quantula  aurimaffula 
in  catini  fundo  refidcat,is  filo  ferreo  erado  cretam  aquis  madefadam  illinat: 
cum  ea  ficcata  fuerint,filum  reda  demittat  in  catinum:quod  tam  alte,  quam 
alta  efl  auri  maflula,remanet  cadidurmrcliquam  eius  partem  miftura  nigro# 
rc  infici  t:qug  ad  filum,ni  cito  rctrahatur.adherefdt.  ltaqj  fi  cx  trado  filo  au# 
rum  uifum  fuerit,ab  argento  faris  e(Fc  fecretum,  miftura  cfftifa  auri  maffula 

H e catino 
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riA  globuloruni  rcrroni  qu.drru, 
pcndunt,touacm  fimul  conI^danturin catinum fi&ilem.nonmola 

tesappendantur,&  drius  in  catini  fimdorefideat,adiiciatur 

Iam:cum  tam  ”arn  autem  in  tali  miftura  iris  & argen» 

pulu.s,de quo Pr°J ' . .cuI qugcdam fcmtillac apparent, tamen, fi oa 
ti  mmutifs.mxaurp^  q^^^mp^m  non  pendunt,fatis  bencfulfiir 

mncs,qu*  m libra' ucrd  nummUlum  pedunt  aut  plus,mifturarur* 
fecreuitaurum  ab  arg  c^ienrad  quamfulfur  adpcercnon  conuempfed 
fus  inficiatur  in  modo  iterum  auri  maflula  refla 

tantummodo  paucum  P ' _ ■ iaaUdnondiuitecoiungatur:fedcum 

debit  in  fundo:qux  cum_  r inta  fcccrnitur,argenti'q?  & xris.&fulfii 

aUrUTu«fifqu!c  ^tlibiLt centum  triginta  duas,ad£sfcparandum  ab 

ns  miftura  ht,quae  pena  ^inus  quingetisrcum  quibus  mu 

egento  nobis  opus  cftp  quomod0  fit  fpuma  argenti  & molyba 

fturam  fecudis  fornacibu  q ibus>panes  ex  eis  conflati  in  tertias 

dacna,quae  recoquantunp  ^ paululum  argeti  in  fe  continet,  ab 

fornaces  imponantur,utp  ni m catini  & eorum  opercula  cotundan 

tur,lauentur,fedimen  u P g f uolunt,hi  unam  aun.tres 

autem  ifta  ratione  omne  argetum  ab  auro  lcparare  u ’ ’ nceos  in  ampU| 

nem  libro  feptimo  expl.cau..au>n^^  f^^atrtcoaum  ufqidumfua 
im  liquefadum,ab  eo  aurum  fecermt. 


mumi 
gentuml 


Olla  A.  ignis ciralUrit  B.  Cntinns  C.  Eius optrrt- 

I„m  n.  OiUoMrmlKi»  E.  Foraax  P-  lAmftnrnM  e. 
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At  ftibio  fic  argetum  ab  auro  feparetur.  Si  in  befle  auri  fucrirlt  argenti  Ce* 
ptem,uel  fex, uel  quincp  binae  fcxtulac,  ad  unam  auri  partem  adrjciantur  tres 
ftibrj  partes:(ed  ne  (libium  confumat  aurum  in  catino  ficflili  ignefeente  coa 

auatur  cum  aere:  quod  fi  aurum  aliquam  seris  portioneminie continet,  ad 
ibrj  be(Tcm  adrjciatur  aeris  fi cilicus.-fi  nullam, fcmunciarnam  aes  ftibio  ad  au 
rum  ab  argento  feparandum  eftadiumento.  Aurum  autem  primo  intjciatut1 
in  catinum  fidilem  ignefcentemiatcp  quam  primum  liquatum  in  orbem  fera 
tur  ad  ipfum  paucum  (libium  adrjciatur  ne  cxiliattid  liquefadum  breui  tem 
poris  ({jacio  etiam  in  circum  fertunquod  cum  facftum  fuerit  omne  reliquum 
(libium  intjcere  conuenit,catinum  operculo  tegere,  mifluram  coquere,  doa 
nec  quis  iter  longum  palTus  quincp  & triginta  Facere  pofsittmox  effundatur 
in  alterum  catinum  ferreum, fuperius  latum,inferius  angu(lum,in  ferreo  uel 
ligneo  trunco  collocatum,fed  prius  calefadum,&  fcuo  uel  cera  illitumiatqi 
is  concutiaturrquo  modo  aurea  mada  in  ipfius  fundo  reimebit:  quae  catino 
refrigerato  decutiatur,eadcm'cp  ratione  aahuc  quater  coquatur:(ed  lingulis 
uicibus  minore  ftibrj  pondere  ad  aurum  adiedo:(itcp  ultima  ftibiu  auri  tan* 
tummodo  duplum,  aut  paulo  amplius.Tum  aurea  quidem  mada  in  catino 
cinereo  coquatur.ftibiumuerorurfus  ter  uelquaterin  fidili:(ingulis autem 
uicibus  refidebit  aurea  maftulatfed  fiuc  tres  (tue  qua  tuor  madidae  fuerint,co 

H % i unctae 


t autem  aqua  ualcns,fi  argentum, a quo  aurum  fulfiir  fecrcuit,in eam  ifw 
qciatur, nobis  offendit  utrum  omne  fuerit  fecretum,an  aliqua  huius particu 
lain  ilio  re(tct,ita  quxdam  rerum  compofitiones  fi  alternis  ipfx, alternis  au* 
rum,a  quo  argentum  ftibio  feparatum  fuit,in  olla  uel  catino  pofitf  coquan* 
tur, nobis  dedarant,omncfcparauerit  necne  fcparaucrit:  quin  etiam  ijfleni 
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iuntffx  coquanturin  catino  cinereo.  Ad  talis  autem  ftibq  libras  duas  & dia 
midiam  adrjciantur  aridae  uini  fecis  librx  dux,&  recrementorum  uitri  libra 
una,atcp  coquantur  in  catino  fuftili:atque  etiam  maflula  refidebit  infundo: 
quxin  catino  cinereo  coquatur.Poftremdftibiumadietfto  pauco  plumbo, 
coquatur  in  catino  cinereo, in  quo  exteris  omnibus  igni  confumptis  folum 
remanebit  argentum.Quod  (i  ftibium  priufquam  in  cinereo  coquatur  cum 
arida  uini  fece  & recremento  uitri  in  fidtili  codlum  non  fuerit,partem  arocn* 
ti  confumit,& cinerem  atque  pulueres,ex  quibus  catinus  facfhiseft,ad?eab 
licit. Catinus  autem, in  quo  aurum  argento  miftum  coquitur  cum  ftibio,  ut 
etiam  cinereus, collocetur  in  fornace, qualis  uel  uento  foraminibus  infpin» 
tur,ud  aurificum  efTe  folet. 

Tomix ifux ucmo  fonmimius inffintur  A.  iortux lurificum  B. 

CUliitiu  findis  C.  Citmus  ferreus  D.  Truncus  E. 


LIBER  DECIMVS. 


compofitionibus  utimur, cum  abfcp  (Vibio  argentum 'ucl aes,  uel  utruncp  ab 
auro  illaefo  ingeniofe  & admirabiliter  fecemimus.  Sunt  uero  uarix : nam  ax 
lia  conftat  ex  pulucrislatcricrj  felibra, falis  quadrate, halinitri  uncia, (alis  am< 
rnoniacifemuncia,(alis  fofsilis  item  fcmuncia.  Tales  autem  lateres  uel  i (Vim 
generis  tegulas, ex  quibus  puluis  conficitur, cx  terra  pingui  & arenx.fabuti, 
lapillorum  experte  dudos  effe  oportet,atcp  modice  uftos,&  admodum  uex 
tcrcs:idqj  perpetuum  cft.  Alia  compofitio  fit  cx  putueris  latcricr)  befle,  (alis 
fofsilis  triente,  halinitri  unda,  (alis  fadicrj  fcmunciaralia  ex  putueris  latericrj 
bc(Te,falis  faeflierj  quadrante,  halinitri  fefcuncia,  (alis  ammoniaci  uncia,  (alis 
fofsilis  fcmuncia. Quxdam  habet  putueris  latericrj  libram,  (alis  fofsilis  felix 
bram,  quibus  nonnulli  adrjciunt  atramenti  futorrj  fextantem  & fi cilicum. 
Quaedam  confidtur  cx  pulueris  latericq  felibra, falis  fofsilis  triente,atramen 
ti  futorrj  fefcuncia.halinitri-uncia.Quxdam  conftat  ex  pulueris  latericrj  be(x 
fc, falis  (a  di  crj  triente, atramenti  futorrj  candidi  fex  tante,  xruginis  fcmuncia, 
halinitri  ite  feniuncia.  Aliqua  fit  ex  pulueris  latericrj  libra  8i  triente,  falis  fofx 
filis  befle, falis  ammoniaci  fextante  & fcmuncia, a trameti  (utorij  item  fextanx 
te  & femucia, halinitri  fextante . Aliqua  denicp  habet  pulueris  latericrj  libra, 
(alis  fadicrj  trientem, atramenti  futorrj  fefcunciam.Atcp  hxc  cuiufcp  compo 
(itionis  propria  funttqux  uero  fequutur,  communiter  ad  omnes  pertinent, 
Singulxres  primo  feparatim  conterendx  funtin  puluerem.latcrcs  quidcftl 
per  marmor  ucl  faxum  «durum  impoGti  ferramento,  reliqux  in  mortarium 
piftilloifingulx  quocp  feorfum  cnbrandx:deinde  uniuerlx  commifcendx: 
& aceto  uel  hominis  urina,qua  paucus  fal  ammoniacus,  fi  compofitio  eum 
non  habucrit,rcfolutus  fi t,madefadendx.  Quidam  tamen  aureos  globulos 
aut bradeolas eadem  madefacere  malunt:  tum  altcmatimin  ollis  nouis& 
puris, & in  quas  nulla  unquam  aqua  infitfa  fuit, collocari  debcntiin  ima  parx 
terescompofitx,quxmox  ferramento  xquandxfunt:poftea globuli  uel 
bradcolx,quarum  alix  iux  ta  alias  ponendx,ut  illx  eas  undiqr  pofsint  attin 
gere: tum  rurfus  res  compofitx  tantx,quantx  manu  comprehendi  poflimt, 
aut  amplius,fi  ollx  amplx  fuerint,inrjciendx  funt,&  ferramento  xquandx, 
atqj  rjfdem  eodem  modo  globuli  uel  bradeolx  fuperponendx.Hxc  autem 
iterare  conueniqdonec  ollx  utrifquecompleantundein  operculis  tcgere,& 
qua  inter  fe  commi ttutur  lutu  artifictofum  illinirc.quod  ciim  ficcatum  fuerit 
ollas  in  fornace  imponere:ea  tres  cameras  habeat,quarum  infima  fit  alta  pex 
dcm:in  hanc  & aura  per  os  eius  pcnetrat,&  cinis  decidit  e lignis  combuftis, 
qux  fuftinent  bacilla  ferrea  fic  collocata, ut  cratis  figuram  reprgfentcnt.  Mex 
dix  fit  altitudo  duorum  pedum:pcr  cuius  os  in  eam  immittuntur  ligna:qux 
uel  qucrna,uel  roborea,ucl  ilignea,ucl  cerrea  ede  debent : ex  his  enim  ignis 
lentus  & diuturnus, quali  ad  hanc  rem  nobis  opus  eft.  At  fuprema  camera  fu 
perius  patcat,u t olle  in  eam  demitti  pofsincquaru  altitudinem  habcatteiufx 
dem  fundum  conflet  cx  badllis  ferreis  tam  ualidis,ut  ollarum  podus  & uim 
ignis  fuftincrequcant:tantointerfefpaciodiftantibus,ut  hic  bene  penetrax 
r e,&  ollas  calefacere  pofsit:que  etia  ipfx  inferius  fintanguftp,ut  igni  in  mex 
dium  intereas  interuallum  recepto  incalefcantifupcrius  amplf,  ut  coiundg 
eundem  aliquantum  arccant:quinctiam  fornax  fuperius  laterculis  non  adx 
moducraftis  uel  tegulis  & luto  obturetur:  relidis  tantum  odo  duobus  uel 
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to  ollsc  femper  rubrg  maneancPolt  tot  horas  omwtrw***™™ 

«fili* extraheda:ipfa  fornax  laterculis  uel  tegulis  refira&is fupenus  aperien 

daXcalcntcs forcipibus eximcda.iop.rcularcmouedaimm  fioaumda» 
tur  aurOfincre  oportet  per  fe  refrigefcere,minus  enim  damnu  faaet*.  fi  uero 
negeirium  ad  eam  rem  tempus  non  cocedit,aureac  particula:  fingulgmoxin 

ua^ulohgneo  aut  aheno  funt  urina  uel  aqua  refhnguedgfenfim,ne  res  com 

rofitIqux  argenta  in  fe  rraxeraq.d  exhalcnt.Sed  aureae  particulg  & res  c5 
pofitead  eas  acfhgrentes  refrigeratg  autreftincftgrutello  funt 
rumglebulc  comminui,  illf  ab  ipfis  nudari  pofsmudem  angufto  cnbro.cui 
fopplfitu  fit  ahenum,inceniendg  funt:quo  modo  copofitf  res  cum  argen, 
to  ud  ere  uel  utro®  permiftg  e cribro  deciduntin  ahenum, aurei  globuli 
braffin  eo  rem.^qug  in  uafculu  prorjdedg  funt  * 
fande  ut  a rebus,que  argentu  uel  gs  in  fe  traxcrunqpurgetur.Res  utroipl* 
«tu?  de  cribri  foraminibus  in  ahenu  delapfg  funt,  in  alueo,  fuP«uae  g 

Janibus  agitato, lauandg  funt,ut  minutg  aur.  part.culgqug  fimuWxcb^ 
decidcrunqab  eis feparari pofsint : quae rurfus in uafodo  aquacaUdalaua 
dx  funt  8C  ligno  uel  fcopis  uerfandx,  ut  res  madcftifbe  ab  ipfis  delaban  tur 
p *ftea  omne^urum  denuo  calida  lauari,&  fetis  V o»» 

betin  aheno  foraminum  pleno, cui  uafculum  fitfubiedum  ' , 

bem  ferreum.cui  item  fuppofitum  fit  uafculum,  proqcere 
da  lauare.  Ad  extremum  ipfum  conuemt  conqcerein 
bulum  uel  bratfleolam  coticulx  atterere  una  cum  acu,  & corlfid'®  , 

purum  an  temperatum  fit:  fi  nondum  purumfoentgtobul.uelb^* 
cum  rebus  compofitis,qux  argentum  8c  xs  in  fe  trahun^fimili  modo^uw* 
natim  collocatis  coquantur  iterumamo  uero  toties,quoties  «P««  P 

ftulat.  Sed  nouifsimc  tothoris,quot  ad  eas  expurgadas  opus  crun  . 
quidem  una  aliqua  compofitionead  globulos  uel  bratfteolasa  ie : <1 

reat  rebus  a metallis  ortis:quales  funt  xrugo&  atramentum  fut  • 

nim  hxc  fuerint  in  copofitione  aurum  aliquam  uihs  metalli  particu  ^ 

c6cipere,uel,fi  eo  caruerint,ipfis  infiri.Quamobre  quidam  nunqua 
compofitionibus,in quibus ifta funt,utatur:& refle  fane lUimamfo  P - 
uis  latericius  & fal, maxime  fofsilis,totum  argentu  & xs  ex  auro  e 
fe  trahere  po(lunt.Atmonetarrj  non  necelTe  habent  aurum  pro  u P - 
efficere, fed  coquere,  donec  talis  temperatura  fiqqualis  eile  de  eat 

nummum  quos  cudunt-Verum  cum  iamfuluus  ille  color  auro  in  e . ^ 

omnino  fuerit  purum,aut  tale  quale  prxparant  monetarii,  cum  ea  c q ^ 
colla, quam  Mauri  boracem  nominant,  uel  cum  fale  confecto  ex  1X1  V 
cinere  anthyllidis  uel  alterius  herbx  falfx  faiflo,  coquatur,  & ex  eo  1C> . 
flo  bacilla  nant . Sed  res  compofitx,  qux  in  fe  traxerunt  argentum  i 


Sunt  praeterea  rerum, que  auru  ab  argento  feparant,aliae  quaedam  copoQ 
tiones  ex  fulfure  & fhbio  alrjscp  cofedte:quaru  una  condat  ex  atrameti  futo* 
rij  ignis  calore  ficcati  in  pulucre  refoluti  femuncia.falis  facfhcrj  purgati  (ex 
tante,ftibrj  triente, fulfuris  igne  non  experti  8C  preparati  felibra.uitri  Gdlico, 
halinitri item  licilico,(alis  ammoniaci  drachma.SuIfur  uero  Gc  praeparatur. 
Primo  conteritur  in  puluereideindefex  horis  ex  acri  aceto  coquituntum  cf< 
fufum  in  uafculu  aqua  calida  abluitunpoftlkmo  quod  refedit  in  uafculi  futi» 
do  Gccatur:at  fal  coie&us  in  aqua  fluuialem,coquitur:ut  purgetur,  & rurfus 
exiccatur.  Altera  copofitio  habet  fulfuris  igne  non  experti  libra  unam,falig 
purgati  libras  duas.Tertiafitex  fulfuris  ignem  non  experti  libra,  falis  fatfti* 
crj  purgati  felibra,  falis  ammoniaci  quadrante,  minrf  e plumbo  ftufli  unda. 
Quarta  confidtur  ex  falis  facTtictj, fulfuris  ignem  n5  experti, aridae  uini  fecis, 
Cngulorum  libra,chryfocolla:,qua  Mauriboracem  uocant,  felibra.  Quinta 
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•quaeffirfa  ficcentur, ligno  terantuncum  molybdaena  Sc plumbo  depaupea 
rato  permiftac  excoquantur  in  prima  fomaceimiftura  argenti  & plumbi, uel 
argenti  & aeris  & plumbi, quae  effluxi  t,denuo  coquatur  in  fecunda  fornace, 
ut  plumbum  & aes  ab  argento  feparetur:hoc  poftremo  in  uffrina  perpurge* 
tunquo  (ane  modo  argenti  nulla,ucl  perexigua  particula  perit. 

Fornax  A.  olU  fi.  Opertui»»  C.  Spirtmenti.  D, 
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habet  pares  portiones  fulfuris  ignem  non  experti.falis  ammoniaci.halinitrf, 
aeruginis.  Argentum  autem, in  quo  ineft  aliqua  auri  portio,  primo  una  cura 
plumbo  liquefiat  in  catino  fi<ftili,atq$  fimul  coquantur  ufcp  dum  argentuex 
halet  plumbu:fi  argenti  fiierit  libra, plumbi  fint  drachmae  fex.-tum  argentum 
afpergatur  aliquo  de  iftis  pulueribus  c5pofitis,qui  pendat  undas  duas : de» 
in  agitetur:poftea  effundatur  in  alterum  catinum  prius  calefadum&feuo  il 
litumiiscp  concutiaturecaetera  perficiatur  ratione  iamexplicata.  Quineuam 
aurum  ab  argeteis  pocuIis,alrj  s<p  uafculis  & operibus  inauratis  integris  ma 
nentibus  fcparaturpuluere,qui  conflat  ex  (alis  ammoniad  parte  una,fulfu» 
ris  dimidia:poculum,fiue  aliud  opus,inauratum  oleo  illinitunei  infpergitur 
puluis:manu  uel  forcipe  prehenfum  admouetur  igni,cocutitur:  quo  modo 
aurum  deddit  in  aquam  uafisfubiedti, poculum  manet  illacfum.  Separatur 
etiam  aurum  ab  argenteis  operibus  inauratis  argento  uiuo:id  infundatur  in 
catinum  fidilem,&  igni  fic  calefiat  ut  digitus, in  ipfum  immiffus, calorem  fu» 
itinere  pofsit.in  eo  argentum  opus  inauratum  collocetur:  cum  ad  ipfum  ar« 
gentum  uiuum  adhackrit  exemptum  imponatur  in  !ancem:in  quam  aurum 
refrigeratum  una  cum  argento  uiuo  decidit.Itcrum  uerb  & frpius  idem  ar< 
genteum  opus  inauratum  in  argeto  uiuo  calefatfio  collocetunidemcp  labor 
iufeipiatur  ufep  ad  eum  finem  dum  nullum  aurum  appareat  in  opere,cumin 
ignem  impofitum  fuerit,&  ex  eo  argentum  uiuum, quod  ad  ipfum  adhaefit, 
euoIarit:mox  artifex  capiat  pedem  leporinum,  atqj  conuerrat  argentum  ui» 
uum  & aurum:  quae  fimul  ex  opere  argenteo  deciderunt  in  lancem : eaqj  in» 
fundat  in  Iinteum,lini  xylini  contextu  fatffu,uel  in  alutam:per  illum  uel  hanc 
argentum  uiuum  expreffiim  altera  lance  excipiatur.  Aurum  uero  in  linteo 
uel  aluta  remancbit:quod  collc&um  in  carbonem  excauatum  inrjdat  & co» 
quat  donec  liquefeat , & ex  eo  maffula  fiat : quam  cum  pauco  ffibio  coquat 
in  catino  fi<ftili:eacp  in  alterum  uafculum  infundat:quo  modo  aurum  in  nm» 
do  refidere,ftibium  tenere  fuperiorem  locum  uidebit:  tum  eudem  laborem 
fumaepoftremo  aureas  maffulas  in  laterem  excauatum  conijdat:eumcpin 
igni  collocet:qua  ratione  aurum  fit  purum.  Atcp  his  modis  aurum  ab  ar» 

eento,uel  contra  argentum  ab  auro  fccernitunnunc  exponam  rationes, quf* 
us  aes  ab  auro  fcparatur:Sal,quem  uocamus  artificiofum,confidtur  ex  atra 
menti  futori),aIuminis,halinitri,  fulfuris  ignem  non  experti  fingulorumli» 
bra,falis  ammoniad  felibra:quae  res  comminutae  coquantur  ex  Iixiuiofaflo 
ex  dneris,quo  lanarum  infeaores  utuntur, parte  una,calds  aqua  non  reftn» 
<ffac  item  parte  una, cineris  fagini  partibus  quatuor.  Res  autem  ex  hoc  lixi» 
uio  coquantur  ufque  dum  totum  confumant:mox  ficcentur  & reponantur 
in  loco  calido, ne  in  oleum  uertantundeinde  cum  ds  comminutis  plumbi, in 
dnerem  refoluti, libra  permifce*ur:atquc  huius  putueris  compofiti  fingulf 
fefeundae  fingulis  aeris, in  catino  calefadti,  libris  paulatim  infpcrgantunac  fi» 
Io  ferreo  multum  & celeriter  agitentur:  catino  refrigerato  & conffafto  au» 
rea  maffula  repen  tur.  Altera  fecernendi  ratio  haec  cftefulfuris  ignem  non  ex» 
perti  librae  duae/alisfadticij  purgati  quatuor  cominuantur  & commif«an!l 
tur:huiuspulueris(extans  8c  femuncia,adrjcianturadbeffem  globulorum 
confcdlorum  ex  plumbo.  & aere, in  quo  ineft  aurum, plumbi  duplo : fimulqj 
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coquantur  in  catino  fidtili  donec  liquentur:  quo  refrigerato  eximatur  maf* 
filia,  3d  a recremento  purgetur.-ex  qua  rurfus  conficiantur  globuli, ad  quos, 
fi  pedunt  trientem  putueris  iam  di  dii  felibra  addatur,altcrnatim'cp  colloccn* 
turin  catinoiquem  operculare  oblinire  conuciutimox  leni  igni  coquant 
tur  donec  globuli  liquefcant:paulo  poli  catinus  ex  igni  eximatur:  ex  refei* 
geratomallulaextrahatuncx  qua  purgata  & denuo  liquefadla  tertio  globu 
Ii  fiant:ad  quos, ii  pendunt  rcxtantem,pulucris  femunria  & iicilicus  adifrian 
tur,  eodemqj  modo  coquantur,  & in  catini  iundo  aurea  maffula  reiidebit. 
Tertia  ratio  eftiin  acris  Iiquefadti  libras  fex  ,’fubinde  intjciantur  fulfuris  cera 
inuoluti,uel  cum  ea  permifti, particulae,  8d  comburantunpendac  uero  fulfur 
lemunciam  8f  ficilicum:dcinde  halinitri,in  pulucrem  contriti,  iicilicus  unus 
& dimidius  proij dantur  in  idem  acs,item'cp  comburantur:  tum  denuo  fulfix» 
ris  cera  inuoluti  femuncia&  iicilicus  poftea  plumbi  in  cinerem  refoIuti,8c 
cera  inuoluti, uel  minrfiex  plumbo  fadii, iicilicus  & dimidius:mox  auferatur 
aes,&  ad  auream  maflulam  adhuc  cum  aere  pauco  pcrmiflum  adqciatur  ilia 
bium,quod  maflule  iit  duplum;&  iimul  ufep  eo  coquantur, dum  eadem  ex* 
halet  ftibiumitum  mafTula  8d  plumbum, quod  iit  inaiTulae  dimidiu,coquan* 
turin  carino  cinereo.Poftremo  aurum  ex  eo  eximatur,  & hominis  urina  re* 
fbnguatunquod  ii  color  nigricas  ei  infederit  cum  pauca  chryfocolla,  quam 
Mauri  boraccmuocantifi  pallidus, cum  ftibio  recotftum,  fuluum  illum  tra* 
het. Sunt  qui  £cs  liqucfadlum  cochleari  ferreo  hauriunt  & effundunt  in  alte* 
rum  carinum,qui  foramen  habet  oblitum  luto,  eumbi  imponunt  in  carbo* 
nes  ardetes,&  iniedlis  pulueribus  iam  di  diis  maflamfilo  ferreo  celeriter  uer 
fant:atqj  hi  aurum  ab  acre  fecernunt:  illud  in  catini  fundo  relidet, hoc  fuper* 
natatimox  forripe  ignita  catini  foramen  aperiunt, & effluit  js.  Aurum  uero, 
quod  remaniit,cum  ftibio  recoquuntiid  cum  exhalauem, aurum  tertio  cum 
quarta  plubi  parte  coquunt  in  catino  cinereo,&  hominis  urina  reftinguunt. 
Quarta  ratio  eft,  teris  libra  & triens,  atque  plumbi  fextans  liquefiunt  & ef* 
funduntur  in  alterum  catinum, intrinfecus  oblitum  feuo  uel  gypfo : & ad  ea 
adrjriturpuluis,qui  conflat  ex  fulfuris  praeparati,arruginis,halinitri  iingulo 
rum  femuncia,falis  codri  fefcuncia.  Quinta,aeris  libra  & globulorum  pium 
beorum  librae  duae,atcp  falis  arrificiofi  fefcuncia  inrjciuntur  in  catinu,  & pri* 
mo  coquatur  leni  igni,deindc  acriori.  Sexta,aeris  bes, fulfuris, falis,ftibq,firt 
gulorum  fextans  iimul  coquuntur.  Seprima,aerisbes,fcobis  ferri  elimatae, 
lalis, ftibrj, recrementorum  uitri  fingulorum  fextans  una  coquuntur.  Odia 
ua  aeris  libra, fulfuris  fefquilibra, aeruginis  fe!ibra,falis  purgati  libra,  fimul  co 
quuntur.  Nona  in  aeris  Iiquefadti  libram  inijeitur  fulfuris  ignem  non  ex* 
perti  8d  cSminuti  tantundem,Sd  filo  ferreo  celeriter  uerfantur : mifhtra  con* 
teritur  in  puluerem:in  quem  argentum  uiuum  infunditur:  quod  aurum  ad 
fe  allicit  & trahit.  At  aes  inauratum  aqua  madefadlum  igni  imponitur:  igni* 
tum  frigida  rcftinguitur:aurum  filis  orichalceis  colligatis  abraditur.  His  fa* 
ne  rationibus  auru  ab  acre  fecernitunat  idem, uel  plumbu  ab  argeto  ratione, 

Sua  nunc  exponam,feparatur.Officina  uero,fiue  domiciliu  in  quo  id  ipfum 
t,prope  officinam,in  qua  uenae  auri, uel  argenti:uel  miftae  excoquuntur,co 
ftruatuncuius  murus  medius  fit  longus  pedes  unum  Sduigfnti,  altus  quin* 

detim; 
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a ano  primus,  qui  eft  ad  flumen,  diftet  pedibus  quindecim, po^. 
Ius  dec?mTnouem:utet'q,  longus  fit  pedes  (ex  & tnginta,  altus  quatuor. 
dltrim  fcdex  primi  muri  capite  murus  tranfuerfus  pertineat  ad  oput  poflre 
deam.ua  «p  des  quindecim  ex  eodem  muro  pnmo  alter  muras 

m-Ss  duLs  fit  ad  capu  t mun  medp.In  hoc  fpaao,  quod 'ft  inter  duos 
^osSuerfo» , collocentur  pila , quibus  uen*  & alta  ad  eas  exeo. 
,ftos  ™uros  1 . franoaIUUr:a  primi  quocft  muri  poftenore  capite  tertib» 

quendasne  alterum  caput  muri  medi),  & ab  eodem 

ad  caput  mun  p £.  poftremum  & medium  murum  longum, 

qua  plumbumfep  aratur  ab  auro  uel  argen 
conuneat  lec  ^ re<qus  ftatuatur fuper medium  murum,  obliquus  fu. 

l°,CTb^ue  ex  fecundo  muro  tranfuerfo  pertineatad  tertiumtra  ita  loca 
tredccim  diftet  a medio  muro  longo,  quatuor  a poftremo: 
tafit,utjaea  tDedes  duos:a  terra  furfum  uerfus  ad  trabem  hanc 

lonM^fint  pedes  duodecim.  Quinetiam  neparies  obliquus  inddatmre. 
SSueatur  parti m crebris baoll.s ferreis, parum  rans ngms  lutoobdu. 
STo^e  utraJe  tignis  parietis  obliqui  ad  tigna  retfti  peruneant.  Poftremo 
Sum^odcm  modo  fehabeat,quo  tetftum  officinx,in  quauenc  excoquo, 
tettum  eo  . ft  inter  medium  & primum  murum  longum,  «uv 

^tranfuer^ 

CSP2SS2?5==^ 

V nJ°  Verum  plumbum  ab  auro  uelargento  fcccmiturin  nac  lecunu 

fornace- cuius  ftrutftura  conftat  ex  (axis  quadrangulis,  ex  duobus  muns 

uwd  caiinus  conficitur  fxpuluerctmeno&dnere:fed  pnmo  deftrucbin 

aten  adeo  defaxis  quadragulis  dicamrea  fintalta  pedes  quatuor,  &-p 
tres  craflfa  pedem:ab  imo  furfum  uerfus  ad  pedes  duos,&  palmos  crc  , 
aore&tuprcma pane  ,d  pdmSpn.*.  ndb 

datunfed  ea  ftrudlura  faxea  habeat  fpiritalia  foramina  fex  a terr  ’ 0< 

fus  ad  pcdemtatcp  ita  ab  ima  faxorum  parte  ad  pedes  duos  p o-^igi. 
rum  quodque  fit  inter  bina  faxa  altum  palmos  duos,latum  p mu . ,tem  ab 

tostres.Vnum  fit  a dextro  latere  inter  murum,  qui  murum  pnncip 

igni  tuetur, &canaliculu,per  quem  fpuma argenti  ex  fomaascaun 
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©aeteraqulnc^  fintdrcucircaparibus,quoad  fieri poteft, intcruallis  diftin#: 
tftaiper  ea  exit  halitus, quem  terra  cocalefa&a  expirat : qua:  ni  eftent  cum  ca* 
tinus  ad  fe  traheret,ac  uitium  focerctihoc  eft  talis  cumulus  fieret,  qualis  fieri 
folct  cum  talpa  terram  egeri ticiniscp  fupernataret,  atqj  catinus  ftannum  ab# 
forberet. Aliqui  eadem  aecaufapofteriorem  ftrutftura:  partem  prorfuspa* 
tentem  faciut.  Ac  duo  muri  interiores  conftruantur  lateribus,  laritudinemq) 
habeant  laterisiatque  alter  alterum  tranfuerfus  fccct:quibus  etiam  ipfis  qua# 
tuor  Gnt  foramina  fpiritaliaiin  quacp  parte  unum : quae  circiter  digitum  fint 
altiora  & latiora  alrjs:in  ea  quatuor  templa  inrjciatur  tantu  recrementorum, 
quantum  capit  cifium,  eisqj  fuperfundatur  tantus  puluis,  a carbonibus  re# 
folutus,quatum  capit  alueus  maior  brabeis  ligneis  contextus.  Muri  autem 
extern  e terra  cubitum:quibus  8c  laxorum  quadrangulorum  parti  excifg  fu# 
perponatur  orbis  c laxo  formatus,cralTus  palmu  & digitos  tres : qui  undiqj 
pertingat  ad  laxa  quadrangula. Quod  (i  rima  aliqua  fuerit, ea  fragmentis  fa# 
xorum  uel  laterum  expleatur.Orbis  autem  priore  parte  dediuis  fit,  ut  cana# 


liculus,  per  quem  effluet  fpuma  argenti,  confici  pofsit:  attamen  orbis  faxei 
loco  quidam  ponunt  tabulas  aeneas,  ut  miftura  uel  ftannum  citius  calefiat. 
Sed  operculum,  quod  globi  dimidiati  figuram  habens  tegit  catinum  con# 
ftet  ex  ferreis  circulis  &C  bacillis, atep  operimento . Circuli  numero  fint  tres, 
lati  circiter  palmu,crafsi  digitumiinfimus  a medio  diftet  pede : medius  a fu# 
premo  pedibus  duobus:fub  eis  fint  bacilla  ferrea  dece  &C  odo,  ad  ipfos  cla# 
uis  ferreis  affixa:qux  bacilla  eandem  quam  circuli  latitudinem  Sc  crafsitudi# 
ncmhabcat:fcd  ita  longa  fint, ut  curuataab  infimo  circulo  ad  fiipremuper# 
tingant:hoc  eft  pedes  duos  & palmos  tresicum  alioqui  altitudo  operculi  fit 
tantummodo  ad  pedem  & palmos  tresiad  omnia  operculi  bacilla  &circu# 


los  in tcrius  bratfteac  ferreae  filis  ferreis  fint  alligatae.  Opcrculit  quoqj  habeat 
foramina  quatuoriquoru  poftremu,quod  e regione  fit  canaliculi,  perquem 
fpuma  argenti  cffluet,inferius  latum  Iit  pedes  duos:fuperius,quia  clementer 
afturgct,anguftius, nempe  latum  pedem  & palmos  tres  atep  digitum:carcat 
badllomam  id  ex  fuperiorc  circulo  ad  medium  tantumodo,no  etiam  ad  infi 
mum,pertineat.AIcerumucrdforame,quod  exiftat  fuper  canaliculo,  latum 
fit  inferius  pedes  duos  & dimidium,fupcrius  pedes  duos  & palmumrquod 
etiam  carcat  bacillo. Etenim  non  bacillum  modo  non  pertineat  ad  infimum 
circulum, fcd  ipfc  etiam  infimus  circulus  ad  cam  partem  n5  pcrtincat,ut  ma* 
giftcrfpumam  argenti  ex  catino  pofsit  extrahere.  Ad  murum  praeterea, quo 
murus  principalis  munitur  contra  uim  caloris,  ubi  follium  nares  fituantur, 
fint  duo  foramina  lata  palmos  tres,alta  circiter  pedcm:in  quoru  medio  duo 
bacilla  defccndant  bractea  interius  contetfla.FiftuIx  autem,  in  quibus  nares 
follium  collocetur, ufep  ad  ea  foramina  pertincantiqug  fiftulae  ex  laminis  fec 
reis  complicatis  faiftec  logx  fint  palmos  duos  8c  digitos  tres.Earu  uero  pars 
caua  fit  lata  digitos  tres  & dimidiu, in  quas  duas  fiftulas  nares  folliu  fic  con# 
dantur, ut  ab  earu  foriculis  diftent  digitis  tribus.  At  operimentu  conficiatur 
ex  circulo  ferreo  lato  digitos  duos  qui  inferius  fit,&cx  tribus  bacillis  ferreis 
incuruatis,quc  ab  una  circuli  parte  ad  altera  ei  oppofita  pertingat.  Aliud  aut 
alij  fuperpoiitu  fit  fuperiore  parte, ibiqj  per  ea  dauus  ferreus  ifixus  penetret: 

fub 
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r!b  quibu»  item  fintb”^f 

habeat  pania  ^{"‘"^^rere  porsit.08perculum  praeterea  habeat  tres  an» 
interius  illum.  d^b^^rerep^  foraminibus,qirac  Gntineo» 

nulos  ferreos  in^r°  Hi  daui  ea  parte  connedant  bacilla  cum  cir» 

tur.quod  fit,cum  magifter  catinum  prxparat. 

S.«i«uW«  A-  Saxeas ortis  B.  Spiritalia/» umiM  C.  Mariterrio- 
r s d CaL  e.  Opercula»»  E.  Grc*  G.  Bacilla  H.  M»*» 
cl,  Operimentum  K.  Aaaali  L.  Fi/W-  «•  N'  C<,e,,<  °' 


In  fornacis  aute  orbem  uel  tabulas  aeneas  & faxa  injicja‘“* ’ co  dum 

mentis permiftum,altum  tres digitosiatt?  tudatur  pdoligneo  9^ ^ 

ad  digiti  altitudinem  deprimatur.Pilumuero  fit  teres  ,lim  loneumfit 

inferius  latum  duos/urium  uerfus  anguftiusrcuius  manu  Qu|netiafTi  h* 
pedes  trestqua  in  pilum  includitur,circulo  ferreo  cingatur*  r •nJCjjnc  pal 

xisfuperius  illinatur  lutum3etiam  cum  ftraminibus  mil  unie  i efeifhtafue* 
mi:in  quod  occumbat  operculum.Hxc  omnia  tlua’”Pr|*’*’*  * 1Iins  fuftinet, 
rint,reficiantur.  Artifex,  qui  hoc  feparadorum  mctalloru  nauCum  pt* 
laborem  in  duas  duorum  dierum  operas  diftnbuitraltcro  mane  p ^ ^ 
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mo  cinere  infpctgit  luto,  Se  aquam  affundens  fcopis  uerrit:  deinde  inrjcit  ei» 
nerem  cribratu,»  aqua  fic  madefacftu,  ut  niuis  inftar  in  pilae  figuram  forma» 
ri  pofliticinis  ucro  fit  ex  quo  lixiuiu  aqua  percolata  fuerit  facflum,  nam  alius, 
quia  pinguis  cft,denuo  urendus  eflct,ut  macer  fieret.Eum  autem  cinere  ma» 
mbus  copreflis  aequat, catinumcp  mediu  uerfus  dediucm  facit:  tum  pilo  iam 
deferipto  ipfum  tun^it:po(fea  duobus  pilis  paruis,itcm  ligneis,fonnat  cana 
Iiculum,per  quem  effluit  fpuma  argeti : una  enim  manu  comprehendit  unu, 
altera  alteru : utruncp  latum  eft  palmu,  craflum  digitos  duos,  altum  pedem. 
Vtriufcp  manubriu  aliquantum  teres  ad  fefquidigitu  minus  quam  ipfum  la 
tum  cft,fed  longum  pedes  tresttam  uero  pilum  cp  manubriu  ex  uno  ligno  fa 
dium  eft.Mox  calceatus  infeendit  in  catinum, & cum  Undicp  pedibus  calcat: 
quo  modo  fubfidit  fit  dcdiuis.Deindc  iteru  eundem  tundit  pilo  magno: 
tum  exuto  dextri  pedis  calceo  catini  circulu  co  defignat,&  defignatu  excin» 
dit  lamina  ferrea  utrincp  curuata,  atep  longa  palmos  tres,  lata  totidem  digi» 
tostcui  funt  manubria  lignea,alta  palmum  & digitos  duos,  crafla  item  digi» 
tos  duos.  Per  ea  penetrat  utrincp  pars  laminae  ferreg  cufpidata  & fuperius  re 
curuata. Quidam  parte  lignex  bra(ftea?,cribru  cingentis, laminae  loco  utun» 
tur.Ea  ucrd  lata  eft  tres  digitos,  utrincp  ad  extremu  fic  incila,  ut  manibus  te» 
neri  poflit.  Poftea  tundit  canaliculu  per  quem  effluit  lpuma  argenti.  Ne  uc» 
ro  cinis  dclabatur,apcrturam  faxo,ad  hanc  formato, obftruittaa  quod  appo 
nit  tabellamicui  rurfus  ne  decidat, trudetr.  opponit:tum  cineris  alueQ  infun» 
di  tjCumcp  pilo  magrio  tundi  t : iteru  deinde  iterumqj  cinerem  intjcit,&  eum 
pilo  tundit.  Canaliculo  fadfo  ficcum  cinerem  catino  undicp  fupcrinijcit  ( ri» 
bro,  ac  eum  manibus  complanat  &T  atterit: tum  madcfadh  cineris  alueos  tres 
in  marginem  earini  circucirca  inrjcir,  opcrculu  demittit.  Mox  infrendens 

in  catinum, id  undique  cinere  obftruiqne  miftura  1 iquefada  effluat.  Deinde 
operculi  operimeto  fublato  in  catinu  carbones  aluco  inrjcit,  prunas  uerd  ba 
tillo  ferreo : has  quidem  etiam  per  foramina,  qua;  operculu  in  Iatcrib.ha» 
bet,cascp  eodem  batillo  adxquat: atep  tantu  laborem  & munus  duarum  ho 
rarum  fpacio  perficit:  tum  paruit  truncum  fuperponit  lamina:  ferreae, qup  in 
terra  polita  eft fub  canalicuIo:ea longa  eft  pedes  tres  & palmu, lata  pofteric» 
re  parte  pedem  Sc  palmos  duos  atep  totide  digitos,  priore  palmos  duos,  St 
iterum  totidem  digitos : at  trunco  fupcrponitfaxum,  ac  ipfi  lamina  ferream 
aflimilcminfcriori:in  quam  contjcit  carbonu  alucum  bratfleis  ligneis  conte» 
xtumriricp  cos  tot  prunas, quot  batillo  ferreo  conijcerepotelhatque  catinus 
unius  horx  fpacio  calefitideinde  conto  uncinato, quo  detrahit  fpuma  argen 
ti,c5mouet  reliquias  carbonu.  Vncus  autem  longus  palmu,8t  latus  digitos 
tres  habet  figura  duorum  trianguloru:  cuius  manubriu  ferreum  longum  eft 
pedes  quatuorjigneu  uerd, in  ferreum  inclufum,fex.  Veru  aliqui  fimplicem 
contum  uncinatu  ufurpant.Poft  horg  fere  unius  fpacium  rurfus  eodem  con 
to  uncinato  comouet  reliquias  prunaru,  & batillo  eas, quae  in  canaliculo  ia» 
cenqin  catinum  inijcit.Tum  iterum  poft  horae  fpaciu  eodem  conto  commo 
uet  prunas:quas  ni  ita  comoueat,in  catino  aliquis  nigror  manet,atcp  ea  par» 
te  uitium  facit:utpotc  non  fatis  exiccatus : etenim  minifter  comoucndo  uer» 
tit  prunas  ut  prorfus  coburantur,  bcnecp  calefiat  carinus:quod  ipfum  fit  tri* 

I busho» 
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bus  horis:rcliquis  duabus  iteru  catinus  quiefcit.  Cum  aut  fonitus  Hors  un/ 
decimae  fuerit  auditus.tunc  cinere,cx  carbonib.fadium,fcopis  uerrit  & de  ca 
tino  derjeit : mox  afeendit  fuper  operculu,  & linteum  tritum  intingens  in  a 
quam,cum  cinere  permifta,quam  uafculum  contineqtotum  catinu  eo  made 
facit,&  uertit  per  foramen  operculi  manum  immittens.  Confumit  aut  inter* 
dum  duo  aquae  ficmiftac  uafcula:  quorii  utruncp  capit  fextarios  Romanos 
quinqnquod  iccirco  fit,nc  catinus,  cum  feparatur  metalla, difrumpatuntum 
corio  ccruino  eundem  terens,  rimas  oblinit.  Quinctia  ad  finiftrum  canalicu 
li  latus  collocat  duo  molybdenac  fragmenta, alterum  alteri  fuperponesiquse 
aliqua  ex  parte  liquefadiac5fidunt,&obftaculofunt,nefpuma  argenti  a flaa 
tu  folliu  in  orbem  moucatur,fcd  ibi  fubfiftatrucru  expedit  in  loco  molybd;* 
nae  ponere  laterem : citius  cnim,quod  is  ualidius  calefiat, oritur  argenti  fpua 
ma.  Catinus  autem  iuxta  media  eius  partem  profundior  fitpalmit  duobus 
8c  totidem  digitis:ipfa  ucro  media  pars  praeterea  digito.  Sunt  qui  catino  fic 
praeparato  illinunt  albumen  oui  fpongia  conceptum,  & ex  ea  rurfus  expret 
fum,quo  refolutu  (it  thus  in  puluerem  contritu. Quidam  ei  illinunt  liquore, 
qui  coftat  ex  oui  albumine,  & cius  duplo  fanguinc  taurino,ucl  medullaaion 
nulli  eidem  catino  calce  cribro  fuperinrjciunt.  Poftcamagifterofficinarpon 
derat  plumbum, cum  quo  aurum  uel  argcntu,uel  utrunqj  cft  pcrmiltum:cu* 
ius  interdu  centumpondia  centum  imponuntur  in  catinum : fcd  frequenter 
fexagintauel  quinquaginta,  uel  minus  multa:quo  facto  tres  ftraminumani* 
pulos  circucirca  infperjxi t catino,  ne  plumbum  fua  grauitate  inaequabile  effi 
ciat:  mox  per  canaliculu  imponit  aliquot  plumbi  nrifti  panes,  & aliquot  ad 
latera  per  foramen  operculi  poftremu : deinde  per  eiufde  operculi  fuperius 
foramen  infeendens  in  catinum  panes,  quos  ei  minifter  porrigit,  circucirca 
apponit  ad  operculu:tum  afccndens  rurfus  manibus  immiffis  per  idem  fora 
men  etiam  aliquot  panes  imponit  in  catinum.Eos  uero  qui  remanferunt,fe< 
eundo  dic  furca  ferrea  lignis  per  poftremu  operculi  foramen  fuperimponit. 
Panibus  fic  collocatis  carbonum  alueum  bracteis  ligneis  contextum  perfu» 
perius  operculi  foramen  inrjcit,  ac  imponit  operimentu  operculo : quorum 
iuneftura  minifter  luto  illinit : ipfe  magifter  dimidium  carbonu  alueum  per 
foramen, quod  cft  ad  fiftulas  nanum, inrjcit  in  catinum, ac  folles  pnrparat,ut 
fequenti  die  mane  fecundam  operam  inchoare  poftit.Talc  autem  laborandi 
munus  hora:  unius  fpacio  perficit,  duodccimaqj  omnia  funt  prarparata.quy 
hora:  omnes  colledtar  conficiunt  fummam  horarum  odio. 

nArtifex pilo  tundit  catinum  a.  Pilummaius  b.  Scopa  C.  Duo  pi- 
la minora  d.  Lamina ferrea curuata  e.  Pars  braBea  lignea  F.  Ori 
brum  a.  Cinis  h.  "Batillum ferreum  i.  Lammafcrrea  K.  Tntn 
cus  l.  Saxum  m.  zAluetts  braBets  lignis  contextus  n.  Contus 'vn- 
cinattts  o.  csiltcr  contus 'vncinatut  P.  Linteum  tritum  Vafcu- 
lum  r.  Corium  ceruinum  s.  Manipuli jbraminum  T.  Ligna  v.  « 
Panes plumbi  mifli  x.  Furca  r.  Meer  artifex  luto  extrinjecus  obducit 
fornacem, tfua  ei  operculu  ejl  impoftum  z.  Alueus  cineribus  refertus  AA. 
Operculi  operimentum  bb.  Minifler pedibus  infiflensf colu  carbones  per 
fuperius  operculi  foramen  imjat  in  catinum  cc.  Ferramentum  ijuo  tutum  ■ 
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'Vtrltr/UKr'i  DD.  Lutum  ee.  Cochltire <jua urtiftx fur mugijler ex- 
perimentum rapit  ff.  Rutrum auoplumhicutu impura dttrahitur  G o 

Cuntws ferrtus  quo  arcenti  mctjjet Jubleuatur  hh. 
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Sed  iam  tempus  eft  ut  ad  fecundam  operam  ueniamus.  Mane  artifex  prw 
mo  accipiens  batilla  prunaru  duo,  ea  inrjcit  in  catinum  iuxta  fiftulas  narium 
per  foramen:  deinde  per  idem  foramen  imponit  ligna  abiegna  uclpiceaftri 
parua,  qualia  folent  ea  efle,  quibus  pifces  coquimus  : tum  machinae,  depri/ 
mentis  tigilla  follium,  fores  attollit  ut  uerfaripoflitracqjita  fpacio  unius  ho 
rx  plumbum  miftum  liquefcit : quod  cum  fatftum  fuerit  quatuorligna,lon< 
ga  pedes  duodedm,  per  polirem  um  operculi  foramen  imponit,  & totidem 
per  canaliculum : quae  ligria,ne  catinum  uitient, premendo  utrinqj  fuftinent 
icam  naxa  funt  tigna  longa  pedes  trcsjata  palmos  duos  & totidem  digitos, 
crafia  palmos  duostquibus  utrincp  funt  duo  pedes  diuaricati.  Adfcamnum 
praeterea  ante  canaliculum  locatum  apponit  laminam  ferream,  nefpumaar/ 
genti, cum  ipfam  ex  catino  extrahit,  ei  in  calceos  infiliat,pedes'cp&  crura  of< 
fendat.quinctiam  reliquos  panes  batillo  uel  furca  ferrea  lignis  iam  dictis  im 
ponit  perpoftremu  operculi  foramen.  At  argentum  rude  purum, aut  pium 
bei  coloris  uel  cinerei,  uel  rubri, uel  dcnkp  alterius  dilatatum  &concifum  at 
que  calcfa&um  in  catinis  ferreis, tunc  in  liquidum  plumbum, cui  argentuim 
miftum  cft,quod,  ut  fxpius  dixi,  nomina  tur  ftanum, infunditur : ac  lic  quod 
impurum.efl,ab  co  feparatur.  V erum  quum  ligna  oblonga  priore  parte  fue 
rint  combufta,  tum  cuneos  ferreos  longos  pedes  quatuor,  priore  parte  la* 
tos  digitos  duos,  deinde fcfquidigitum  latos  & crafTos,  magifter  malleo  in 
ea  impellit,  atque  ipfis  promouet : iacent  uero  cunei  in  fcamnis.  At  ali}  cum 
feparSt  metalla,  duo  ciufinodilignaimponuntin  catinu  per  foramen,  quod 
eft  inter  folles:  totidem  per  poftremum  foramen,  unum  pcrcanaliculum:fed 
his  maiore  lignorum  numero, nempe  fexaginta, opus  eft:  cum  illi  lignis  qua 
draginta  operam  perficere  poilint.  Quumucrd  plumbum  duabus  horis  ita 
fiient  calefinflu,  tum  idipfum  commouct  conto  uncinato,  ut  magis  calefiat. 
Quod  fi  difficulter  feparatur  ab  argento,  in  flannum  liqucfacftum  injjritzs 
&pulucrcm  carbonum. Si  uero  miftura  auri  argentofi  cum  plumbo  uel  ftan 
num  ex  ucna  contraxit  impurum  quiddam, in  id  inijcitportiones,autparcs, 
uel  ergo  aridxuini  fecis  & uitri  Veneti,  fiue  falis  ammoniaci,  uel  uirn  Ve* 
neti,&  faponis  item  V cncti : au  t impares,  nempe  aridx  uini  fecis  duas,ferm 
ginis  unam.  Sun  t qui  Ungulis  compofitionibus  admifccnt  halinitri  particu# 
lam.  Ad  mifturx  autem  centumpondium  adtjciturpulueris  bes,  aut  libra  & 
triens : prout  magis  uel  minus  impura  fuerit.  Puluis  certe  id, quod  impurum 
eft,ab  ipfa  miftura  feparat.Tunc  uero  plumbi,cum  carbonib.  pcrmiPti, quali 
cutem  quandam  rutro  per  canaliculum  extrahit : eam  plumbum  cum  cale/ 
fit,gignit,fcd  ut  minus  multam  gignat,  conto  frequenter  comouendum  eft: 
deinde  ad  horae  partis  quartx  Ipacium  catinus  combibit  plumbum.  Eo  au/ 
tem  tempore,  quo  penetrat  in  ipfum,  falit  & bullit .'  tum  magifter  cochleari 
ferreo  haurit  paucum  plumbum, quod  experitur  atep  ex  co  cognofcit,  quan 
ta  argenti  portio  in  ea  miftura  tota  iniit.  Cochleare  uero  latum  eft  digitos 

Suinque : eius  manubrij  pars  ferrea  longa  eft  pedes  tres,  lignea  totidem.Po 
ea  conto  extrahit  Ipumam  argenti : qux  fit  ex  plumbo  & xre,(i  id  quoque 
inerit  in  miftura, ullis : quare  redtius  fpuma  plumbi  quam  argenti  diceretur. 
Etenim  uitium  argenti  tunc  nullum  eft,  frd  plumbum  &C  xs  ab  eo  feparatur. 

Vcnim, 
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Verum  plumbu  magis  etiam  in  alterius  fornacis  catin6,in  quo  argentu  per« 
purgatum  fit  purum. Quondam, Plinio  autore,fub  catini  canaliculo  alter  et 
rat  carinusidefluebatqj  fpuma  argenti  ex  fuperiore  in  inferiorem.cx  quo  uc< 
ruculo  fublata  conuoluebatur,ut  efletmodici  ponderisiquodrea  ex  ca  olim 
fiebant  tubuli:nunc,quia  non  conu61uiturueruculo,conhdunturmaflae. 


Fornax  A.  Ligna  B.  Spuma  argenti  c.  Lamina  d.  Magijler  i 
ieiunus  edit  butyrum,  ne  venenum,  quod  catinus  exhalat,  ei  noceat  peculiare 
enim  illius  remedium  ejl  e . 


Sipericulufuerit,he  mirtura  fimul  cum  fpuma  argenti  effluat,  magifterin 
promptu  babet  lutum  in  cylindri,  quiutrincp  acutus  fit,figuram  fofmatu:id 
ad  contum  unanatu  appones  miftunc.ne  effluat,opponit.  At  cum  iam  fuus 
argento  infidebit  color, tum  apparent  macula:  lucentes,  &, quali  quidam  co 
Iores,albar.  Articulo  temporis poftprorfus  fit  candiduunox  itiinifter  demit 
tit  fores,  ut  canali  claufo  rota  non  uerfetur,  & folles  quicfcaht.  Sed  magifter 
aliquot  aquae  uafculainfunditin  argentum  ut  rcfrigefcat.Alrj  infundunt  cer 
uifiam  ut  albidius  fiat:fcd  hoc  nihil  habet  momen ti,cum  argentum  adhuc  fit 
perpurgandurmpoftea  ferramento, cui  figura  cunei  data, panem  argentium 
attollit,  quod  15guui  eft  pedes  tres,  latu  digitos  duos.  In  eius  partem  cauam 
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nclufum  eflmanubriu  ligneum  longum  arcter  pedes  quatuor.  Extractum 
uero  ex  catino  panem  argentei  lapidi  imponit, & altera  cius  parte  molybdf 
nam  altera  fpumam  argenti  malleo  decuttL  T um  onchalce.s  hlis colligatis, 
& in  aquam  mtmdKs  eum  purgat.  Cum  autem  plumbu  feparatur  ab  argen. 
to  plus  argenti  pleruncp  repentur,  quam  cum  expenmentu  fieret:  etenim  G 
ante  in  centumpondio  inerant  unciae  tres,  & totidem  drachmae,  inueniuiw 
, uncix  tres  Sc  dimidia.  Sed  molybdaena  remanens  in  catino  pleruncp, alta 
cft  palmum : qua  fublata  cinisxeliqUus  rurfus  cnbratur : quod  relidet  m cru 
bro  quia  molybdaena  eft,ad  molybdaenam  adijatur.C.ms  uero,qu,  dcadtt 
per  cribrum, eundcm,quem  prius, prxbet  ufunuqumetiamex  eo  & puluere 
offium  catilli  fiunt  cinerei.Poftremd  ad  panetem,ad  quem  fornax  cft  extrn* 
(Tta  p0mpholyx  lutea  adhiret:atcp  etiam  ad  operculi  annulos,  qui  prope  to 
ramina  funt:ea,poftquam  multa  adhxfent,abftcrgitur. 


Panis  a.  Upu  b.  Mallie.  FtUoMett d.  . Vascum 

continens  e.  Fornax  ex  qua panu  exemptus  ett, adhuc Jumans  t.  ha- 

iulus  panem  ex  officina  deportans  g. 


Sed  grus,  ut  etiam  hoc  organum  deferibam,  quo  operculum  lcuatur,  i 
fe  habet.  Primo  cft  ftatutus  axis  quadrangulus  undique  latus  pedem,  oiv 
pus  pedes  x 1 1.  eius  codax  inferior  uertitur  in  catillo  xnco.incl  1110  in  altem 
« r tignum 
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tignum  quernum:duo  enim  funt  fic  tranfucrla  locata,  ut  unius  forma, que  in 
eius  parte  media  eft,in  alterius  formam,  qux  item  in  cius  parte  media  clt,in» 
eludatur, crucisq?  fpeciem  praebeat : quorum  tignorum  utruncp  longum  cft 
pedes  tres, latum  & craflum  pedem. At  fuperius  axis  caput  teres  cft:  nam  fic 
excifum,ut  latum  (it  palmos  tres:id  uertitur  in  dimidiata  armilla,  utrincp  infi 
xain  trabe,  cui  paries  camini  obliquus  innititur.  Ad  axem  uero  affixum  cft 
loculamentum : etenim  primo  furlum  uerfus  ad  cubiti  altitudinem  in  forma 
axis  inclufum  cft  tigillumjongum, exceptis  capitulis,cubitu  Se  digitos  tres, 
latum  &C  craflum  palmos  duos:  deinde  iterum  furfum  uerfus  ad  altitudinem 
pedum  quincp,alterum  tigillum  aeque  longum,  latum,  craflum  cft  inclufum 
in  axe.  Eorum  autem  duorum  tigillorum  altera  capitula  inclufa  funt  infora 
mis  tigni  ftatuti  longi  pedes  fex  ix  palmos  trcs,lati  &T  crafli  dodrantenuatqj 
'dauis  ligneis  transfixa : tum  ab  inferiore  tigillo  furfum  uerfus  ad  trium  pala 
morum  altitudinem  in  axis  formis,  qux  funt  a lateribus,  inclufa  funt  iterum 
duo  tigilla  Ionga,exceptis  capitulis,  pedem  S(  palmum, lata  palmum  & digi 
'tos  tres,crafla  palmu.  Pari  modo  fub  fuperiore  tigillo  funt  duo  ciufdcm  ma* 
gnitudims  tigilla:  quinctia  in  ftatuti  tigni  formis  totidem  tigilla  inclufa  funt 
eiufdem,cuius  proxima  longitudinis,  fed  crafla  digitos  tres, lata  palmum  & 
digitos  duos : & duo  quidem  inferiora  fupra  inferius  tigillum  tranfuerfum, 
fuperioraucro  c regione  duorum  fuperiorum  tigillorum  in  axis  lateribus 
tnduforum.Exterius  autem  ad  tigilla  afleres  funt  affixi : fed  pars  loculamen 
ti  prior  fores  habet : atque  etiam  pofterior  : quorum  cardines  infixi  funt  in 
afleribus, affixis  ad  tigilla  in  lateribus  axis  inclufa:tum  inferiori  tigillo  tranfi 
nerfo  afleres  funt  fuperpofitua  quibus  furfum  uerfus  ad  duorum  palmorum 
altitudinem  cft  axiculus  ferreus  quadrangulus:  cuius  latera  funt  lata  digitos 
duos : capitula  quorum  utrunque  teres, in  armillis  aeneis  aut  ferreis  uoluun* 
tur:  earum  altera  eftin  axe,  altera  in  tigno  ftatuto  inclufa.  Circa  uero  axicu* 
lum  utrinque  eft  orbis  ligneus,  altus  palmos  tres  & digitum,craflus  palmu, 
fuperius  bradea  ferrea  tedus  : hi  duo  orbes  inter  fedilfantpalmis  duobus 
& totidem  digitis  : habciuq;  fufos  quinq; : qui  crafli  digitos  duos  &dimi* 
dium  diftant  in  ter  fe  digitis  tribus : quomodo  tympanum  fui  generis  effici* 
tur : quod  ipfum  a tigno  ftatuto  abeft  palmum  & digitum : longius  uero  ab 
axe,  nempe  palmu  &:  digitos  tres.  Deinde  ab  hoc  axiculo  furfum  ucrfusad 
pedis  & palmi  altitudinem  eft  alteraxiculus  ferreus  quadrangulus,  cuius 
quodep  latus  eft, latum  digitos  tres.  Ipfcxquc  acpriorin  armillis  xneisuel 
ferreis  uerfatur:  circa  eum  cft  tympanii  dentatum,  duobus  orbibus  compa* 
dum, latum  pedem  & palmos  tres,  craflum  palmum  & digitos  duos : cui  in 
fronte  funt  dentes  tres  & uiginti,  lati  palmum,crafli  digitos  duos : extant  c 
tympano  palmum : diftant  inter  fe  digitis  tribus : atque  etiam  circa  eundem 
axiculum  uerfus  tignum  ftatutum  ad  duorum  palmorum  & totidem  digito 
rum  longitudine  cft  alter  orbis  xque  ac  tympani  orbis  latus,  fed  craflus  pal* 
mum.Is  uertitur  in  tigno  ftatuto  ea  parte  cxcifo.Ex  hoc  orbe  & tympani  or* 
be  fit  alterum  tympanum  fufos  habens  item  quincp.  Ab  hoc  altero  prxterca 
axiculo  furfum  uerfus  ad  altitudinem  cubiti  eftaxiculus  ligneus  : cui  ferrei 
funt  codaces.cuiusqj  capitula  circulis  ferreis  funt  cinda.utVodaccs  in  eis  fir* 
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nii  maneant;  qui  f que  ac  axiculi  ferrei  uoluuntur  in  armillis  aereis  ud  ferreis. 
Hicaxiculu. diftat  a fuperiore  tigillo  tranfuerfo  circiter  cubitum : &pmp« 
tignum  ftatutum habet  tympanum  dentatum,  latum  pedes  duos  & dum, 
S cui  infronte  funt  Jentes  feptem  & uigint,  : at  altera  ax.cul,  pars  axem 
uerlbs  bratfteis  ferreis  eft  te<fta,ne  a catena^quae  arca  eam  uoluitur, exedatur. 

fius  Mtenaeannulus  extremus  indufus  eft  in  fibula  feme^&in  axiculum  in 

fixa*  ipfa  catena  ex  loculamento  exiens  in  orbKulo,quieft,merroftn  ngna, 
uerfamrEtenim  a loculamento  furfum  uerfus  ad  pedis  et  palmi  altitudinem 
eftm^s  roftrum : quod  conftat  ex  duobus  tignis  indufis  m axe,long,sp« 
dcs^auindecim,lafo palmos  tres,  craffis duos : qua:  a tergoaxis cminnuai» 
bitum  • ibim  fibulatur,ligneo  praeterea  clauo,  qui  pcnpla  & axem  penetrat, 
conncdluntur : is  dauus  altera  parte  capitulum  habet  latum,  alteraforanen, 
in  quod  infigiturpaxillus  ferreUs,ut  tigna  cum  axe  artfte  conftnngatEiue. 
ro  roftri  tigna,  fulciuntur  & fuftinentur  altcns  duobus  tignis  longis  pedes 
fex  & palmos  dtios,  latis  & craffis  item  palmos  duos : quae  mfenus  mdufa 
funt  indormis  aJcis,  fuperius  ad  tigna  foftri,  qua  abfunt  ab  axe  ciraterptdes 
„ quatUor,  dauis  ferreis  affixa.  Polt  fuperiora  horum  tignorum  n£ta 
J cft  fibula  ferrea,inferius  in  tigna  roftri  infixa,ut  ea  coerceat  &.  conftn 

gatX^ufo  tigni  caput  prius  indufumcftinlartilha  ferrea  quadrangulati» 

fer  quas  cftTcrua  lamina  ferrea  quadrangula  ihtrtictTta  J qua  ra,'°"c  ^. 
onfroftri  neque  dilabi  poffint,  nec  alterum  in  alterum  inndert  .quxtig 
fuperiore  pane  bracleis  ferreis  funt  tc<?ta,ad  pedum  fex  lortgitudincm,utlin 
gua  in  eis  promoueri  poffit : qua:  lignum  eft  ex  oftrya 
fe  dura  fartum, longum  cubitumjatum  pedem,craflum  palmos  q 

mrinque  ad  altitudinem  &£ latitudinem  palmi,pars  mfenus 
qua  inter  duo  roftri  tigna  ire  & red.re  poffit.  Prior  autem  parte  mcd.a  xa. 
L eft  ad  palmorum  duorum  Se  totidem  digitorum  l0"^"^ 
biculus  jencus,  qui  eft  drea  axiculum  ferreum, m eo  uolu.  poffit.  Habet p« 
tcrea lingua  propeangulos  quatuor  foramina :.n quibus  toadcmorbicue 
li  rircumarti  promouentur  in  roftri  tignis:  fed  quialingua,  quu 
8C  retrahitur , fonitum  edit  quodammodo  fimilem  ,atratu'  «"  ’ Pv 

nos  ex  eo  nomen  iriuehit.Vefli  quidem  p*oibouetur,catenar^wBH^V^ 
cus  eft  ferreus,  cuius  annlilus  uertitur  in  fibula  ferrea,  in  dextrum  gj 

tus  infixa : qui  uncus  induditurin  unum  aliquem  ferreum  dauu  , q 

n_  • -fl-  Ar  o frrtntr  avis  orbiculus  c(t  aeneus,  CU  ** 
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lamento,  uoluitur : atcp  per  dorfum  linguae  cxcauatum  Pc"ct”"*  jjs  un, 
biculum  cius  aeneum,  in  ipfo  circumarto  uerfatur,  dccp  eo  defeeit  m 

cus  implicatur  annulo,  in  quo  inclufi  funtannuli  fupremt tnu  ■ fora* 
longarum  pedes  fex, qua:  penetrant  per  tresannulos  ferreos,  q - 

mimbus  dauorum  infixorum  in  meaio  Operculi  annulo  effie  dixi.  H>  . 

magiftef  operculum  grue  uoliieritlcuare,  tunc  minifter  in  ue  c c 

dit  axiculum  ferreum  iriferiOrem,  qui  extat  etignoftatuto  palmum 
tos  duos : cftcj  ea  parte  axiculus  etiam  quadrangulus,  latus  ldqui  ‘8  ’ 

craflus  digitum.  Pari  modo  uertis  foramen,  in  quo  induditur,  qua  8^ 
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lum  eft  &f  longum  digitos  duos, latum  paulo  plus  quam  digitum.  Vctftis  au 
tcm  fcmicirculus  longus  cft  pedem, palmos  tres, digitos  duos,latus  totidem 
digitos,craftus  digitum.  Manubrium  uero  cius  rectum,  & teres  longum  eft 
palmas  trcs,craffum  fefquidigitum.In  axiculi  capite  foramen  eft, in  quo  da< 
uus  ferreus  infigitur  ne  uetftis  excidat.  Hic  autem  grus,  quia  quatuor  habet 
tympana,  duo  quibus  funtfufi,  & totidem  dentata,  facilius  mouetur  quam 
ali),  quibus  tantum  duo  tympana  funt,  alterum  fcilicet  quod  fufos  habet,al* 
tcrum  dcntatum.Multis  autem  fimplex  cft  organumreuius  axis  ftatuti  coda 
ces  codc  modo  uerfantur,  alter  in  catillo  ferreo,  alter  in  armilla.  Ei  axi  tranf» 
uerfum  exiftit  tignum,quod  obliquum  fuftinet. Ad  caput  tranfuerfi  ualidus 
annulus  ferreus  cft  affixus,  ex  quo  alter  annulus  ferreus,  in  eo  inclufus  emi* 
net:  in  quo  ualidus  uetftis  ligneus  arifferurfus  eft  inclufus  : cuius  caput  cin* 
git  tertius  annulus  ferreus : ex  quo  dependet  uheus  ferreus,  fupremo  cateng 
operculi  annuli  iniechis.Ad  alterum  uero  uediis  caput  eft  catena : quae  cum 
deprimitur,  alteram  uetfhs  partem  attollit, atqj  ipfa  operculum : cum  relaxas 
tur, eandem  demittit  fimul  cum  operculo, 


csfxit  ttatutus  a.  Catillus  b.  Tigna  quema  Dimidiata  armilla  d 
Trabs  e.  Loculamentum  r.  Tigilla  a.  Tignum  Hatutum  h.  Ti- 
gilla qua  jiintd  lateribus  axu  I.  Tigilla  qua funt  a lateribus  tigni  flsuuti  K. 
Tympana  qua  ex fisfis  conflant  l.  Tympana  dentata  H.  Catena  n. 
Orbiculus  o.  Rpfhitigna  p.  Tigna quxfuflinentrojlri tigna  La- 
mina quadrangula  r.  Ligna  s.  Operculum fomacu  t.  csinnulus  v. 
Trescatena  x.  Vctlu  t.  Alterius  organi  axis  Hatutus  z.  Tignum 
tranfiserfum  aa.  Tignum  obliquum  bb.  Tigni  tranfuerfi  annulus  cc. 

Alter  annulus  dd.  Pellis  be.  Tertius  annulus  n.  Vntut  aa.  Ca- 
tena operculi  hh.  Catena 'veHu  II,  • 

' At  in  notia 
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bet  foramina  duo  uel  tria : quorum  primum  a fronte  eft  altum  fefquipedem, 
latum  pedem : ex  quo  effluit  fpuma  argenti.  Altcrum,atcp  etiam  tertiu,fi  tria 
fuerint,a  lateribus  funt  alta  fefquipedem,lata  pedes  duos  8c  dimidiUmmt  is, 
qui  catinum  parat,in  fornacem  pofCtlrrepcre : fed  bafis  eius  circularis  ex  cea 
mentis  efFedla  duas  habet  uias,  halitum  expirantes,altas  pedes  duos,latas  ua 
num : qua;  ab  una  parte  ad  ei  aducrfam  dudfac  ac  diredbe  fic  penetrant,  ut  ala 
tera  alteram  tranfuerfa  fecare,  & foramina  quatuor  e fle  uideantur : eg  dem  fu 
perius  tecftec  funt  &xis  latis,  fed  tantummodo  palmum  craflis : in  quae  & reli 
quam  bafis  partem  interiorem,  ex  cementis  effe<fhim,ut  etiam  in  prioris  fora 
nacis  Orbem, uel  tabulas  aeneas  & faxa inrjcitur  lutum  cum  flramentis  permi 
ftum,  altum  tres  digitos.  Tam  autem  id  quam  cinerem  inieiflum  magi  fler  fia 
ue  minifler,qui  praeparat  catinu,  genibus  innixus  tundit  curtis  pilis  ligrleis, 
B<  marculis  item  ligneis. 


fomactt camera  a.  EtujRem hafis  b.  Vuc  c.  Pilum  d. 
Marculus  e.  tMrtifcx Romano mo rc et argertttjpuma tru- 
Intlos  conjicit  r.  Canaliculus  g.  <•  Annii  Ibuma  h 
Catinus  inferior  i.  Veruculum  k. 


4 

Mre enti  /fuma  h. 
Tubuli  L. 


AtPoa 


At  Polonis  & Vngaris  fecunda  fornax  item  fuperius  lateribus  concamec 
rata  fere  fumo  fimilis  cft ; inferius  autem  baOm  habet  folidam,  dC  halitus  re« 
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ccptaculo  carctem.Scd  ad  cius  alterum  latus  eft  murus,inter  quem  & bafim 
catini  uia  receptaculi  loco  eftfuperius  bacillis  ferreis  ex  muro  pertinetibus 
ad  catinum,&  duobus  digitis  inter  fc  diftantibus,tc<fta.In  catinum  pr-rpai  a 
tum  primo  ftramina  inrjciuntuncp  ca  panes  ftanneos  imponut: in  bacilla  uc« 
rd  ligna,quae  acccfa  catinum  calefaciant, & pancs,odlogin  ta  modo  centum* 
pondia,modo  centu  pendentes, colliquefaciant.Dcindc  ignem  leni  follium 
flatu  excitantuum  bacillis  tam  multa  ligna  fuperinijciunt,  ut  tanta  flamma 
fiat,quanta  fola  in  catinum  perrinens, plumbum  ab  argento  feparare  pofsit. 
Sed  argenti  fpuma  detrahitur  ex  alterius  lateris  foramine  tam  amplo, ut  ma* 
gifter  per  id  in  catinu  ferpere  queat.  At  Maraui  & Carni, qui  perraro  plus 
quam  argenti  bcflcmucl  dextantem  conficiunt,  ab  eo  nec  in  fornace  fumo 
fimili  plumbum  (eparan  t,nec  in  catino, qui  tedhis  eft  operculo, fed  qui  uen* 
to  expoiitus  eo  caret,in  quem  panes  flanneos  imponunt,  ipfisqj  fuperimpo 
nunt  arida  ligna: quibus  rurfus  crafla  uiridia.  Lignis  autem  accenfls  ignem 
primo  follis  flatu  eiid tant. 

Fornix  furno  ftmilis  A.  Vii  B.  Bt  cilia  ferret  C. 

Foramen  fer  quoi  argenti  ffumt  intrahitur  D.  Citima. 

operculo  arens  E.  Ligntcnffi  F.  Follis  G. 


Dixi  de  ratione,qua  plumbum  ab  auro  uel  argeto  feparatur : nunc  dicam 
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de  ea, qua  argentum  perpurgatunnam  auri  perpurgandi  rationem  anteex* 
plicaui.  Argentum  autem  perpurgatur  in  uftrinatcuius  fornacis  focum  fufti 
net  tcftudo  lateribus  concamcrata:eius  fbmix,qui  priore  parte  exiftit,  altus 
eft  pedes  tres. Sed  ipfe  focus  longus  pedes  quincp, latus  quatuona  lateribus 
& pofteriore  parte  muri  funt  integri:a  priore  uero  alter  fornix  alteri  fuper» 
pofirus  efttfuper  quem  & murum  caminus  ftatutus  eft.Focus  foueam  habet 
rotundam, latam  cubitum, altam  palmos  duos:in  quam  inqcitur  cinis  cribra 
tus.&f  in  eum  tefta  preparata  fic  imponitur, ut  cinis  undicp  g que  altus  ac  ipfa 
fit.Tcfta  autem, quae  fitfiilis  cft,repleturpuluere,qui  confiat  ex  paribus  por* 
tionibus  ofsium  in  pulucrcm  contritorir,8c  cineris  fumpti  de  catino,  in  quo 
plumbum  ab  auro  ucl  argento  feparatur : alq  ad  cinerem  admifeent laterem 
comminutumrquo  modo  neuter  puluisargetum  ad  fe  allicit:  puluiscompo 
fitus,8f  aqua  madefaifius  paucus  inrjcitur  in  tefiam,&  tunditur  pilo  ligneo 
'terete,longo  pedem, lato  palmum  & digitum : ex  quo  extant  dentes nume* 
ro  iex,cralsi  digitu,lati  & alti  digitu  & tertiam  eius  partem,inter  fe  difiantes 
fere  digito.  Hi  fex  dentes  circulu  efficiunt,  in  cuius  medio  efi  feptimus  dens 
teres  xque  altus  ac  cacteri,fed  crafius  fefquidigitu.  Pilum  uero  paulatimab 
inferiore  parte  furfum  uerfus  fit  angufiius,  ut  ultima  manubrij  pars  teres  fit, 
crafia  tres  digitos. Quidam  utuntur  terete  pilo  quod  dentibus  caret. 


Pilum  cui  ie nt es  A.  Pilum  quod  deiuibu  enet  B.  Alneus  cinerum  plenus  C.  T eftte 
fr*[irit*& iffenbusimpoftt*  D.  Tefta  mente  E.  Ugntfectnit  t.  Seni  G. 


Deinde 
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Deinde  iterum  paucus  puluis  madcfadus  inrjcitur  in  tertam, & tunditurt 
qui  labor  iteratur  ufqj  dum  tcfta  tota  tali  putuere  fuerit  completa : quam  ma 
giftercxcindit  cultello  utrincp  acuto,&  utrincp  diredo  furfum  ucrfusadot 
ut  media  pars  caua  fi t, lata  palmum  & digitum : quae  modo  reda  cft,  modo 
curuata.Ipfe  Uero  cultellus  latus  (itfcfquidigitum,utrincp  furfum  Uerfus  lori 
gus  palmos  duos, quae  manubria  ad  altitudinem  palmi  carcant  acie,uel  in  li« 
gneis  manubrqs  includantur.  Magifter  autem  una  manu  cultellum  prehena 
dens  tertae  puluere  excindit,ut  circumcirca  craflus  maneat  tres  digitos : tum 
ci  puluerem  ofsium  ficcum  cribro  fuperirttjcit : cuius  fundum  fetis  admodu 
angufte  collocatis  eft  contextum.Poftca  globo  ex  ligno  durifsimo  fado,& 
craflo  fex  digitos, iniedo  tertam  utracp  manu  comotam  aequat, & denuo  fo 
lidam  cfficit:quinetia  altera  manu  globum  agita  t.Tcftac  autem  diucrfic  funt 
capacitatis:  carum  enim  praeparatarum  alia:  capiunt  argenti  libras  plus  mia 
nus  quindecim, aliae  uiginti,partim  triginta,quaeda  quadraginta,  alia:  quin* 
quaginta.Sed  quae  cp  terta  fic  praeparata  in  fole  ficcatur,  ucl  in  loco  calido  8C 
tedo  repofita. Quanto  autem  fuerit  ficcior  8C  antiquior, tanto  cft  melior : o* 
mnes  uero, cum  argentum  perpurgandum  eft,prunis  ini  edis  calefiunt.  Alq 
loco  tertae  utuntur  circulo  ferreo,  led  utilior  eft  tcfta . Nam  G puluis  uitium 
feceriqargcntum  in  illa  remanet,ex  hoc  fundi  experte  dilabitur.  T cfta  prae* 
terea  in  focum  facilius  quam  circulus  imponi  poteft,  & minus  multi  pulue* 
ris  indiget:attamen,ne  terta  dilabi  pofsit,&  argentum  damnum  facere,  qui* 
dam  rede  eam  circulo  ferreo  cingunt. 

CnItrllwrrftitJfliiligitM  nunuhriifimt  A.  Cultellus  curmsaaittm 
liguri  menubne  B.  CvItrUu  cunas  ligneis  munubrijs  cereus  C» 

Cribrum  D.  Globus  E.  For»  ferree,  quem  megijler  cum  perpur- 
get er gentum,ie  mittit  ,ne  celor  ignis  oculos  leeiet  F.  ferrumentumcui 
imponunturlignucumurgetumiumli^uutumperpurgunJumeft  G,  Hx 
iuseltere  fers  penetret  m circulum  ulterius  ferrumenti  informas  muro 
tucluft  H.  Tefhc  m tpues prurite  [unt  wicSet  I» 


K 1 Purgator 


Purgator  autem  in  promptu  habet  cratem  ferream,  cui  panes  argenteos 
fuperimponit,coscp  prunis  fubiedlis  calefacit, ut  facilius  frangi  pofsint.  Ha» 
bet  item  feliam  orichalccam,Iatam  & logam  palmos  duos,  & digitos  duos, 
ac  in  eius  medio  cauamieam  imponit  trunco  ex  oftrya  fatflo, atque  panes  ar» 

Irenteos  in  ipfa  locatos  ancipiti  malleo  percutit, &T  in  partes  diuidittqui  mal» 
eus  longus  eft  pedem  8C  digitos  duos, latus  palmum.  Ali)  ufurpant  tantum 
modo  truncum  ligneum  in  medio  cauatum . Panum  uero  fragmenta  adhuc 
calida  forcipe  prehcfa  in  alucum, foraminum  plenum, inrjdt,eis'cp  aquam  ab 
fundit, ut  refrigerata  in  tcftam  fcite  imponere  pofsit.Imponit  uero  ca,ut  ere» 
«fla  flent, cmineantqj  ex  tefta  interdum  ad  duorum  palmoru  altitudincm.m» 
ter  ipfa  uero, ne  unum  in  aliud  incidat,carbuculos  collocat : deinde  inrfrit  in 
tcftam  prunastmox  carbonu  duos  alueos  braiflcis  ligneis  cotextosttum  fol* 
le  uentum  i nfpirat.Is  duplicatus  longus  eft  pedes  quatuor  & palmos  duos, 
pofteriore  parte  latus  pedes  duos,& totidem  palmos.CgterafimiliaJuntei, 
quem  libro  feptimo  defcripfi.Eius  follis  naris  fita  eft  in  fiftula  gnca,logape* 
demicuius  foramen  priore  parte  prorfus  teres, eft  latius  digito:pofleriorela 
tum  duos  palrnos.Follem  quidc,magifter,  quod  ad  hoc  munus  argetiper* 
purgadi  acrisignis,atqj  iccirco  uehemetis  flatus  indigeat,ualde  dediuem  po 
nit,ut  in  mediam  teftam  fiue  argentu  liquefatflum  infpiret.Id  efFcruefces  de» 

primit  paruo  truco  ad  ferrei  inftrumea, cuius  extima  pars  furfum  uenus  emi 
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net,affixo,  & aqua  madefacto . Liquefeit  ucro  argentum  cum  fuerit  circi  ter 
horam  in  teftacoclumiquo  liquato  carbones  ardetes  ex  tefta  remouct,  atep 
ei  fuperponit  duo  ligna  abiegna  longa  pedem  & palmos  tres,  lata  palmum 
& digitos  duos,crafta  fuperiore  parte  palmum, inferiore  ad  tres  digitos.In* 
feriores  autem  partes  coniungit:in  quae  ligna  rurfus  conii cit  carboncs:nam 
acriignifcmpcripfi  opus  eft  ad  purgandum  argentum. Purgatur  ueroho* 
ris  duabus  uel  tribus,prout  fuerit  purum  ucl  impurum : hoc  globulis  aereis 
aut  plumbeis  in  teftam  fimul  iniecftis  efficit  purius.  Vt  autem, dum  argetum 
purgat,  tantum  ignis  calorem  fuftincrc  pofsit,forem  ferream, longam  pedes 
trcs,altam  pedem, & palmos  tres  demittit.  Hgc  utrincp  indufa  eft  in  bratftcis 
ferreisiquam  cum  operam  in  hac  re  confumpferit,batilIo  ferreo  rurfus  attol* 
Iit,ut  eius  cultellus  in  ferrum  uncinatum, quod  eft  in  fornice,  incidens  ipfam 
apertam  tcncat.Sed  cum  argentum  iamfere  fuerit  purgatum,  quam  conics 
tfiuram  de  eo  facit  ex  temporis  fpacio, tunc  in  ipfum  infigit  contu  totum  fer 
reumiqui  aciem  habet  chalybeatam  & teres  cft,atcp  longus  pedes  tres  & di< 
midium,craflus  digitum. Braiftcam  autem  argenteam  adhaerentem  ad  cons 
tum  orichalco  impofitam  malleo  decutit:ac  ex  eius  colore  conrjcit  an  argens 
tum  fatis  purgatum  fit  nccne.Si  fuerit  perpurgatum,  albifsimum  eft,  & eius 
bes, drachma  cxcepta,purus  exiftit. Quidam  uero  argentum  hauriunt  ferrei 
tnftrumenti  cauoifcd  cuiufcjj  befsis  argenti  ficilicus  comburitur:intcrdu  cti« 
am,cum  ualdc  fuerit  impurum, drachmx  tres  uel  femucia.  At  purgator  igne 
gubernat,&  argetum  liquidum  comouet  inftrumento  ferreo,  longo  pedts 
noucm,crafTo  digitum, priore  parte  primo  ad  latus  dextrum  curuato,  dein* 
de  recuruato.ut  efficiatur  circulus, cuius  caua  pars  ad  palmum  lata  fit,  Alrj  u * 
tunturinftrumeto  ferreo, cuius  extima  pars  redla  furfum  uerfus  extat.  Quin 
idem  ferreum  habet  inftrumentum  fiuc  forripem  uulfcllx  figura, quo  carbo 
nes  prehcndit,&ipfo  manu  compreflo  cos  ponit  ac  rcponit.-id  longum  eft 
pedes  duos,latum  fefquidigitum,cra(Tum  tertiam  digiti  partem. 

I 

Cutes  A.  Stlld  orichdlce*  B.  Truncus  C.  P*m's  drgenteut  Ii. 

Hallfki  E.  Truncus  ligneus  m medio  ctuetus  F.  Alueus  fordminum 
plenus  G.  Truncus di  ferreum inftrumentum nf fixus  H.  Lignddbie 
giM  i.  Contus  ferreus  K.  Terrei  inftrtmenti  cduum  L.  lnftru- 
mentum,cui  arculus,feejuens  piRuru  continet:  inftrumentum  cuiuS  extimd 
pdrsfurfusuerfusextdt  M.  inftrumentum uulfcllte fgurd  N. 
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Cum  autem  argentum  uidetur  ipfi  effe  pcrpurgatum.tunc bacfllo  carbo 
nes  ex  tcfta  ainoucttpaulo  poft  aquam  haurit  cochlean  aeneo,  raimaniuJn^ 
nm  ligneum  cft,longum  pedes  quatuor:  quod*  « altera  parte  xn  fumhK 
marginis  medio  habet  paruum  foramen.per quod  fere  canabis  fem  P 
trat.Hoc  cochleare  ter  replet  aqua, ter  ea  per  foramen  tota  effluens  m a g 
tum, paula, im  ipfum  reftinguiufi  enim  repente  aquam  multam, n « » 
deret,difsilircratcp laederet  aftantes.Dcinde  artifici  ferreus  eft  contusculp, 
datus,longus  pedes  trcs:cui  manubrium  ligneum  totidem  pedes  1 
hunc  contum  in  teftam  infigir,ut  eam  commoueat. Idem  c icitcon 
uncinato, lato  digitos  duos,  alto  palmum : cuius  pars  ferrea  item  o'  g 
tres  pedes, lignca,fiuemanubriu,totidcm.  Tum  teftam  ex  foco  amo 
tillo  ucl  furca  fubucrtit:quo  modo  argetum  dimidiati  globi  hgur 
cadit : quod  batillo  rurfus  fublatum  infjcit  in  uas,  in  quo  inc  ^ 
huc  magnum  fonitum  reddit,ucl  panem  argenteu  furca  fublatum  p 
poniLinftrumeto  ferreo  uulfellae  fimili,in  uas  aqua  refertum  lrnpo  i • 

refrigeratum  rurfus  ex  uafe,  exprimens  trunco,  ex  oftrya  facto  “P“P, 

& malleo  pcrcutit,ut,(i  puluis  in  teftam  inictftus,  ad  ipfum  a * en  ’ jjim 

decidat.Purgat  etiam  argentum  eodem  inftrumento,  in  uas  i(\uxP  .fluot, 
poiito  fuperimpofitu,fiIis  orichalceis  colligatis, & in  aquam  intin  ^ p0 

laborem  percutiendi  &C  purgandi  iterat, ufqj  dum  omnino  fuerit  pur  j 
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Rea  id  imponit  tripodi,  uel  crati  ferreae.  Tripus  altus  eft  palmum  & digitos 
duos,latus  fefquidigitum, cuius  caua  pars  eftlata  palmos  duos:tum  fubqcit 
tripodi  uel  crati  prunas, ut  argentu  aqua  madefadlum  rurfus  cxiccctur . Poa 
ftremo  praefetftus  rebus  regis,  uel  principis,  ucl  dominorum  ipfum  argena 
tum  imponit  trunco,  & caelo  exdndit  duas  particulas,  unam  inferiore  para 
te, alteram  fupcriore.quas  igni  expcritur,ut certe  fcirepofsit utrum  argetum 
perpurgatum  fit  nec' ne,  & quo  precio  mercatoribus  uendi  debeat : mox  fi< 
gillum  regis  uel  principis,  uel  dominorum  in  id  imprimit,  & prope  ipfusa 
ponderis  numerum, 

Infrrumcnnm ad  circulus  A.  Cochleare  B.  Eoufomtnt  c.  Contio 
atfodatus  D.  F urca  E.  Pano argenteus  infirumemo  mlfelU  /igura ima 
pofuus  F.  Vas<nj«<  refertum  G,  Trnnci/1  cui  pinis  impofitiu  H.  Mal 
Irus  l.  Argentu  rurfns  infinimmo  HulfelU  fimilifupcrimpofitm  K.  Al- 
terum uas jqux plenum  L . Fila  orichalrea  M.  Tripus  N.  Alrrrtnut-. 
rus  O.  Ccclam  P.  Fornacis cttinus  Tcfttudhucfumtns  R. 


Sunt  qui  argentum  in  tefta.fub  tegula  ferrea  uel  fidbli  collocata,  perpura 
ganttrjs  item  fornax  c(t:in  cuius  foco  locant  tefta,in  qua  infunt  argenti  fraga 
menta, eiqt  fupcrimponut  tegulam, a lateribus  feneftellas  habentem,  a frona^ 
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te  ponticulum:ad  tegula:  latera  lateres  apponunt:quibus  & tegulae  carbo* 
nes  fupcrinrjciun  t:pon  ticulo  titiones  ardcntes,ut  argcntu  colliqucfacFor» 
naci  eft  foris  ferrea  luto,  qua  fpccftat  ignem,  obdu(fla,ne  ei  noceat : ea  claufa 
ignis  ardorein  cotinet:ueruntamen  feneftellam  habet,  ut  artifices  in  teftara 
infpicere,& interdum  ignem  flatu  follis  excitare  pofsincqui  quanquam  tar 
dius  quam  caneri  argentum  perpurgant,  tamen  utilius,  quod  minus  detru 
menti  accipiat.Lcnis  enim  ignis  particulam  eius  minorem, qua  acris  ille  pera 
petuo  follis  flatu  excitatus  confumicijdcm  retffc  panem  argenteu,G  propter 
magnitudinem  difficulter  afporcari  poteft,cum  tegula  fuerit  fublata,ipfe 
adhuc  caleat,  cuneo  ud  fecuri,  ineo  imprefla,fecant  in  duas  uel  tres  panes; 
nam  qui  refrigeratum  difTecant,  non  raro  minutas  aliquot  particulas  difsi* 
lientes  perdunt. 

T egula  A.  EiusfeneftAl*  B.  Eiuplem  fonticulus  C. 

Lateres  D.  Fo ris ferret  E.  EiusfeneftclU  F.  Fol- 
lis G.  Securis  H.  A nnulus  ferreus  quo  quidum  pro  reflu 
utuntur  I.  Ptfhllum  quo  anis  in  annuluminteftus  tunditur  K. 
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i x i de  modo, quo  auru  ab  argento  lecernitur,quo 
contra  argentum  ab  auro , quo  a:s  ab  eodem,  quo 
plumbu  tam  ab  auro  quam  ab  argento,  quo  dcniqj 
duo  illa  preciola  metalla  perpurgantunnunc  dicam 
de  ratione,  qua  argentum  ab  acre,  qua  idem  a ferro 
feparari  debeat.  Officina  autem,  Gue  domidliu  ne* 
cellarium  ad  opportunitatem,  &ufum  eorum,  qui 
argentum  ab  aere  lecernu  t,ita  le  habeat.Primo  qua* 
tuor  muri  longi  ducantur:  quorum  primus,  qui  ad 
alueum  fluminis  exidat,&  fecudus  longi  fint  pedes  ducentos  fexaginta  qua 
tuorfed  fecundus  ubi  longus  fuerit  pedes  centum  quinquaginta  unum  de* 
Gnat,&  quafi  intercifus  pod  pedes  quatuor  & uiginti  rurfus  ufque  eo  duca* 
tur,dum  primi  longitudinem  exaequet.Tcrtius«utem  longus  fit  pedes  cen* 
tum  & uiginti:qui  ex  pedealiorum  murorum  feptimo  & lexagefimo  ufque 
adcentefimum  odogefimum  fextum  pertineat.  Quarti  ucro  longitudo  fit 
pedum  centum  quinquaginta  unius.  At  cuiufq;  muri, ut  etiam  duorum  reli* 
quorum  8c  tranluerforum,de  quibus  pofthac  dicam, altitudo  fit  pedum  de* 
cem,crafsitudo  duorum  8C  totidem  palmorum.Solus  tamen  fecundus  mu* 
rus  longus  propter  fomaces,ad  eum  condruendas,  altus  fit  pedes  quinde* 
dm:ueriim  primus  murus  longus  a fecundo  didet  pedibus  quindecim,  & 
totidem  pedibus  tertius  a quarto  :fed  fecundus  a tertio  pedibus  noucm  8C 
triginta.  Deinde  muri  tranfuerfi  ducantur:  quorum  primus  a capite  primi 
muri  longi  ad  caput  fecundi  muri  longi  perducatur : fecundus  uero  a capite 
fecundi  muri  longi  ad  caput  quarti:nam  tertius  murus  longus  eo  non  perti* 
net.Tum  ex  capite  terti}  muri  longi  ducantur  duo  muri:alter  ad  fecundi  mu 
ri  longi  pedem  feptimum&fexagefimum:alter  ad  eundem  numero  pedem 
quarti  muri  longi.-fed  a quarto  muro  tranfuerfo  ad  decem  pedes  uerfusfe* 
eundum  murum  tranfuerfum,ex  quarto  muro  longo  ducatur  quintus  mu* 
rus  tranfuerfus  longus  pedes-  uiginti . Ac  uero  etiam  ex  eodem  quarto  mu* 
ro  longo,qua  didat  ab  altera  parte  quarti  muri  tranfuerfi  pedibus  triginta 
ducatur  fextus  murus  tranfuerfus  ufque  ad  tergum  terti}  muri  longi . Septi* 
mus  uero  murus  tranfuerfus  a fecundo  capite  fecundi  muri  longi,  ubi  pri* 
mo  definit,perducatur  ad  tertium  murum  longum:&  ab  eius  tergo  octauus 
ad  inferius  quarti  muri  longi  caput:deinde  a feptimo  muro  traniucrlb,  qua 
didat  a fecundo  muro  longo  pedibus  decem  &nouem  perducatur  quin* 
tus  murus  longus:cuius  longitudo  fit  pedum  centum  8c  noucm : ex  quo  ad 
pedes  quatuor  & uiginti  ducatur  nonus  murus  tranfuerfus  ad  tertium  ca* 
put  fecundi  muri  longi:&  ex  eiufdem  quinti  muri  longi  capite  inferiore  du* 
catur  decimus  murus  tranfuerfus  ad  podremum  caput  fecundi  muri  longi; 

8C  ex  eo  undecimus  ad  inferius  caput  primi  muri  longi , Podremo  ab  hoc 
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quinto  muro  longo  uerfus  tertium  murum  longum  ad  pedes  qtrincp, itera 
cx  fepdmo  muro  tranfuerfoducaturfextus murus  longus:cuius  longitudo 
(it  quincp  et  triginta  pedu:a  cuius  inferiore  capite  duodecimus  murus  tranf» 
uerfus  perducatur  ad  tertium  murum  longum:&decimustertius  ab  eodem 
adquintummurumlongum:at  fpacium,quod  eft inter feptimum  murum 
mnfuerfum  & duodecimum, diuidat  in  xquales  panes  decimus quanus 
murus  tranfuerfus. 

Muri  longi  fex:  Prima  A.  iteundi  prior  ptrs  B.  Secundi  pofir- 
riorpers  C.  Terti  IU  D.  QMrnu  E.  OjjjWiB  F.  Se- 
xtus  G.  Mari  trmfuerfi quutuordccim:  Primus  H.  Secundus  i. 

Tertius  K.  Qutrtus  L.  Q«mms  M.  Sextu  N.  Septe- 
mus  O.  OOuuus  P.  Nema  Qj.  Decimat  R.  V nitemus  S. 

Duodecimus  T.  Decimus  tertius  V.  Decimus  qutrtus  X. 
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gnorum  oblique  eredtorumin  alia 
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ro  longo  collocat®  funt . filorum  uerb 
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eundi  ordinis,quod  abeft longius.  Eiufmodi  autem  , jl  Ajis  trabibus 
tales  fintfubftru<fH5es:fuper  alteram  quacp  trabem  in  m;dUOd  etiami* 
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. mili  modo  alterius  ordinis  media  tigna  obliqua  incumbant  in  trabem  lon< 
gam,qux  alrj s redis  imponatur.  Ab  unaquacj;  prxterea  trabe,  in  duabus  iU 
lis  & quarto  muro  longo  collocata,  furtum  uerfus  ad  duos  pedes  ponatur 
tignum  tranfucrfum:quod  ex  medio  tigno  obliquo  primi  ordinis  ad  medi* 
um  tignum  obliquum  fecundi  ordinis  pertineat : quibus  tignis  tranfuerfis 
imponatur  canalis  ex  una  arbore  cauatus:tum  a cuiufq?  tigni  medrj  primi  or 
dinis  tergo  tignum,Iogum  pedes  fex, pertingat  fere  ad  canalem : cuius  tigni 
caput  inferius  fuftineat  tigillum  longum  duos  pedes.  Id  ucrd  infiftat  in  eo* 
dem  tigno  medio  primi  ordinis:(imilitcr  a cuiufq;  tigni  medrj  fecundi  ordie 
nis  tergo  tignum  fere  pertingat  ad  canalem,fed  longum  pedes  feptem:  cuius 
item  caput  inferius  fuftineat  tigillum,  quod  infiftat  in  eodem  tigno  medio 
fecundi  ordinisntacp  fuprema  parte  ad  primi  & fecundi  ordinis  principalia 
tigna  obliqua  affigantur  aflerculi  longi, ad  quos  appendantur  tegula:  cocfi< 
les:mcdia,ad  primi  & fecundi  ordinis  media  tigna : infima,  ad  tigna,  qux  a 
tergo  cuiufcp  tigni  medrj  primi  & fecundi  cardinis  fere  pertingunt  ad  canas 
lem:attamen  adaflcrculos,adha:ctigna  affixos,  inferiores  affigantur  fcans 
dulx  abiegnxin  canalem  pencsrantes:minus  enim  imber  maximus,  ucl  nix 
liquefacta  permanat  in  domicilium.  At  interiores  fubftrmftiones,  qux  fuftu 
neant  obliqua  tigna  fecundi  ordinis,  & adueria  tertfj,  quod  inlblcntcs  non 
(int,non  necefle  habeo  explicare.In  hac  autem  domicilrj  parte  ad  fecundum 
murum  longum  fint  fornaces. in  quibus  panes  xrei  fathifccntcs  iam  torrefiu 
«fti  coquuntur,ut  denuo  xris  colorem  & fpcciem  habeant, fiepti  re  ucra  funt 
xreiireliquum  fpacium  occupentalix  dux  fornaces:una,in  qua  calefiunt  xs 
rei  panes  integri:altcra,in  qua  ignis  calore  torrentur  fathifcentes:&  uia,qux 
aianuaeftadfomaces.Tuminmedio  tertfj  & quinti  muri  tranfuerfi  fpacio 
fimiliter  duo  rigna  fubftratis  faxis  erigantur : quorum  utruncp  fit  altum  pe * 
des  o(fto, latum &craffum  duos.  Alterum  a fecundo  muro  longo  diftetpea 
dibus  tredecim, alterum  totidem  a tertio  muro  longo . Ipfa  ucrd  inter  fe  dis 
ftent  pedibus  item  tredecim;his  duobus  tignis  & tertio  muro  tranfuerfo  fu* 
perponantur  dux  trabes  longx  pedes  unum  & quadraginta  ac  palmum,la* 
tx  &craflx  pedes  duos.Alix  item  dux  trabes  ciufdem  longitudinis,Iatitu« 
dinis,crafsitudinis  fiiperponatur  altjs  duobus  tignis  ftatutis  & feptimo  mu* 
ro  tranfucrfotcapita  binarum  trabium,  qua  coeunt,  fibulis  ferreis  copulcn* 
tur.In  eis  autem  trabibus  rurfus  collocentur  trabes  una  & uiginti,  longg  pc* 
des  tredccim,latx  pedem,  craflx  palmos  tres:  quarum  prima  locetur  in  ter* 
tio  muro  tranfuerfo,  ultima  in  feptimo  muro  tranfuerfo,  reliqux  in  medio 
eorum  fpariotdiftetcp  una  ab  altera  pedibus  tribus.  In  haru  formis, qua  fpe* 
«flant  fecundum  murum  longum  includantur  capita  totidem  tignorum  obii 

3ue  eredorum  in  aduerfa,qux  reda  fuper  fecundum  murum  longum  funt 
atutxfiatcp  hoc  modo  altercamini  pariqs  obliquus.  At  quafpecfhint  tertii 
um  murum  longum  in  carundcm  trabium  formis  includantur  capita  toti * 
dem  tignorum  oblique  crc<ftorum,in  adueria  tertrj  parietis  obliqui  tigna: 
fiatqj  hoc  modo  alter  alarius  camini  paries  obliquus.  Ne  ucrd  hic  incidat 
in  contrarium  obliquum,illc  in  contrarium  rccftum,caucatur  partim  crebris 
bacillis  ferreis, ex  nonnullis  tignis  ad  eis  oppofita  pertinentibus : partim  ti* 
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onis  raris  qux*  tergo  tignorum  obliquorum  ad  tergum  obliquorum, qua 
retro  funt,pertinct:ea  craffa  & lata  funt  palmos  duos,  utrincp  perforata.  V* 
tracu  tigna  obliqua  cingantur  laminis  ferreis,  latis  digitos  tres,  crafsisfemi» 
digitum,qux  complexu  fuo  contineant  capita  tignorum,de  quibus  iam  di. 
xicqua:  copulationes  ut  firmae  fint:in  cuiufcp  capitis  tignorum  foraminein» 
figatur  clauus  ferreus  utrinque  per  laminam  penetrans.  Quia  enim  pondus 
ponderi  reni  titur,  tigna  utrincp  oblique  ercda,in  oppofita  incidere  no  pof< 
finuSed  trabes  & tigna  mcdia,quae  canales  & tedu  fuftinerc  debent,  omni» 
nofe  habcant,utfupradi<fh,nifi  quod  media  obliqua  fecundi  ordinis  non 
fint  longiora  mediis  primi  ordinis:& quod  tigna,  qua:  a tergo  cuiufqjme. 

dn  tigni, obliqui/ccundi  ordinis  pertingent  fere  ad  canalem,  no  fintlongio 
ra  tionis,qux  a tergo  cuiufcp  medii  tigni  obliqui  primi  ordinis  pertingent 
fere  ad  canalem . In  hac  domiciltj  parte  ad  fecundum  murum  longum  fint 
fornaces, in  quibus  ps  cum  plumbo  mifcetur,&  recremeta  recoquuntur.  Ad 
tertium  uero  murum  longurn  fornaces,  in  quibus  argentum  & plumbum 
ab  gre  fecernuntur.  Medium  (pacium  occupent  dupmachinp,  quarum  alto 
ra  panes  xrei  de  catino  lcuati  in  terra  reponuntur : altera  de  terra  in  fecunda 
fornace.In  tertio  prpterea  & quarto  muro  longo  collocentur  trabes  item  u« 
na  &C  uiginti,longe  pedes  decem  & odo,  ac  palmos  tres : in  quarum  formis 
que  a tergo  tertii  muri  logi  funt  ad  duos  pedes,  includantur  capita  totidem 
tignorum  oblique  ercdorum.in  aduerfa  tigna  obliqua  alterius  obliqui  pa» 
rictis  fecundi  famini : fiatep  ifto  modo  tertius  paries  obliquus, alrjs  prorfus 
afsimilis.Totidem  quoq?  tignorum  capita  includantur  in  formis  carundem 
trabium, qua  collocatg  funt  in  quarto  muro  longotquc  tigna  etiam  ipfa  obli 
que  creda  incumbant  in  terga  proximorum, & liiftincant  tedum,  quod  io» 
tum  condet  e tegulis  codilibus,  & fubftrudiones  habeant  ufitatas . In  hac 
parte  domicilij  fint  duo  condauiatin  quorum  priore  concludunturpancs 
crei,in altero plumbci.Deindein medio  noni  muri  tranfuerfi  & decimilpa» 
cio,  quod  ad  latera  habet  fecundum  & quantum  murum  longum,  fubltrans 
faxis  iterum  erigatur  tignum  altum  pedes  duodecim,  latum  &crafuimdu» 
os:  id  difict  a fecundo  muro  longo  pedes  trcdccim,  a quinto  muro  longo, 
fex.Ei  tiono  datuto  & nono  muro  tranfuerfo  fuperponatur  trabs  longa  p« 
des  tres  et  triginta,atcp  palmos  tres, lata  et  craffa  palmos  duos.  AI  tcra  quoqj 

trabs  eiufdem  longitudinis, Iautudinis,crafsitudinis  eidem  tigno  datuto,  ^ 
decimo  muro  traluerfo  fuperponatunquarum  duarum  trabium  capita, qua 
cocunqfibulis  ferreis  copulentur.ln  his  trabibus  & quinto  muro  longo  co 
locentur  trabes  numero  decem, longa  pedes  odo,&  palmos  trcs:quaru  pn 
ma  locetur  in  nono  muro  tran(uerib,ultima  in  dccimo,reliquginme  io 
rumfpacio.  Alia  ab  alia  abiit  pedes  tres:in  ipfarum  formis,  qua  fpcctant  e* 
eundum  murum  longum,  etiam  includantur  capica  totidem  tignorum  o > 
liquorum  crcdorum  in  aduerfa, que  fuper  fecundum  murum  longum  re» 
dafuntdatuta:  fiatqt  rurfus  hoc  modo  camini  paries  obliquus,  cactcnso' 
mnino  fimilis.-quifuprema  pane,  quafumus  eludatur,  a redo  diftetp 
busduobus.Totidcm  quoqj  tignorum  capita  infludantur  in  earum  tra  v 
um  formis, qua  collocat^ funt  in  quinto  muro  longo  ;quj  etiam  ob  iquj 
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erc&a  interga  prox  imorum  incumbant, fuftincantqj  teiftu  c tegulis  codili* 
bus  fatfiu.  In  hac  domicilij  parte  ad  fccundu  muru  longu  fint  quatuor  forna 
ces,in  quibus  plumbum  ab  argento  fcparaturiatqj  machinae.quibus  earum 
opercula  de  catinis  leuanturiquinctiam  domicilii  pars,  quae  eft  inter  primu 
muru  longum, & parte  fecundi  muri  longi  intercifam,in  qua  eft  pilum,  quo 
panes  aerei  franguntur:&  quatuor  pila,  quibus  cadmiae,  quae  decutiuntur  e 
parietibus  fornacum/ubieiflx  franguntur  dC  cSminuuntur:  atqj  lateres,  fu* 
t)crqij.atyajne£acrcifathifccntes(latuti  torrefiunt,tc(?Ki  habeat  ufitatum:  ut 
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tus  maiTam  fubleuatiroftro  ducflus  ad  focum  eam  lignis  imponit : deinde  a< 
liam  atep  aliam  rnailam  operari)  aduehant,  & ilmili  modo  in  lignis  foci  cole 
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co!locent.Etemm  mattae  qug  pendunt  circiter  centum  8c  fexaginta  centum* 
pondiafimulin  ea  imponi  & liquari  folent.  Tu  operarius  carDonesinmaf» 
fas  conrjciat:qug  omnia  uefperi  paretur:  quare,  fi  metuerit  pluuias,  ea  tedo, 
quod  huc  atep  illuc  portari  poteft,  operiatld  pofterioreparte  duos  habeat 
pcdes,ut  pluuix,quas  excepiqe  dediui  defluant  in  areamtfequenti  die  mane 
prunas  batillo  in  carbones  corjciattquo  modo  matta:  plumbeae  carbonibus 
fubinde  adieettis  Iiquefcunt.Plumbum,quam  primum  id  ipfum  conceperit 
catinus,cochleari  ferreo  effundat  in  catillos  aereos,  qualibus  fecretor  unfo< 
let.Quod  fi  ftatim  refrigeratum  non  fuerit,tum  aqua  affundat  & malleo  cuf 
pidato,in  ipfum  infixo,  extrahat : cuius  mallei  pars  cufpidata  fit, longa  pab 
mos  tres:teres,d>gitos  duos.  Sed  catillis  aquam  lutofam  illinire  oportet,ut 
ex  eis  inuerfis,&  mallei  parte  terete,quar  lata  eft,percufsis  panes  plumbei  fv 
cile  excidantrqualis  aqua  ni  catillis  illinatur,periculum  eft,ne  plumbum  per 
colliqucfadtos  penetret.  Alrj  in  finiftram  fumunt  lignum  inferiore  parte  gra 
ue,co'qj  catillum  percutiunttdextra  uero  mallei  aciem  in  paneplumbeuinfi* 
gunt,atcp  fic  ipfum  extrahut.Mox  operarius  aliud  plumbum  in  catillos  ua< 
cuosinfundat:idcpfaciat,donec  munus  plumbi  liquandi  perfecerit. Cum  au 
tem  plumbum  liqua tur,quiddam  fpump  argenti  fimile  naftiturtnec mirum, 
cum.ea  quondam  Puteolis  ex  folo  plumbo, in  fecundis  fornacibus  acri  igni 
co<tto,fa<tta  fit,&  nuc  fieri  pofsitlfti  porro  plumbei  panes  in  condaue  pium 
barium  inuehantur. 

Forus  A.  Stxiintemitfofft  B.  Murus  jui qurtm  murum  loiw 
gum ut rniuriu igms turtur  C.  Catinus  D.  MujJ* (lumbe*  E. 

Vehiculum  F.  Eius  orbiculi  C.  Grus  H.  Forceps  1.  Ligna  K. 

Catilli  l.  Cochlear  M.  Mulleus  N.  Pu nes  O. 
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ganturtqualis  machina  ficfehabeat.Truncusquernushumilocetur  longus 
pedes  quincp, latus  X craflus  trcstcuius  capfa,in  media  eius  parte  priore  pi* 
tens,longa  fit  pedes  duos  X totidem  palmos,  lata  pedes  duos,  alta  palmos 
tres  X digitos  duostcuius  pars  extuberans  fupina  exiftat,  lata  iaceatintrun 
co.In  eorum  medio  locetur  fella  scneatcuius  pars  fenfim  deprefla  & lata  pal« 
mum.ac  digitos  duos  interiedla  fit  inter  duas  mafias  plubeas,  altior  utrincp 
lata  palmum, eildem  fubietfbt . Itaqj  tota  fella  fit  lata  palmos  tres  & digitos 
duos, longa  pedem, crafla  palmos  duos.  At  fupcr  truncum  utrincjt  ad  latus 
capfx  ftatuatur  tignum  latum  & cralTum  cubitum : eorum  capita  fuperiora 
aliquantum  recila  includantur  in  formis  trabium  domicilrj : a truco  furfum 
uerlus  ad  pedes  quatuor,& digitos  duos, duo  tigna  tranfuerfa  continenter 
coniunganturtquorum  utruncp  latum  X craflum  fit  palmos  tres : eorum  ca* 
pitaintrinfecus  recila  includantur  in  formis  exterioribus  tignorum  ftatuto» 
rum,unaq?  cum  cis  tercbretunirt  qux  foramina  infigantur  claui  fenei,  prio< 
re  parte  cornuti.-quorum  alterum  cornu  furfum  uerfus  ad  tignum  ftatutum 
adigatur,aIterumdeorfum:pofterioreuerd  parte  perforati,  ut  ferreis  paxib 
lis  latis  in  foramina  infixis, & adacfbs  tigna  tranfuerla  coercere  pofsint : ea  t i> 
gna  in  medio  habeant  foramen  quadrangulum,  quaquaucrfus  latu  palmos 
tres  &femi«Jigitum:in  quod  pilum  praeferratum  immittatur . Ab  his  tignis 
tranfuerfis  furfum  uerfus  ad  pedes  tres,&  palmos  duostiteru  eiufmodi  auo 
tigna  fint,habeatcp  foramen  quadrangulum  in  le  cotincns  idem  ptlu : quod 
quadragulum  fit,SC  longum  pedes  undecim, latum  X crafium  palmos  tres: 
Eius  ferrflongi  pedem  X palmum, caput  longum  & latum  fit  palmos  duos, 
craflum  fuperius  palmu  X digitos  duos, inferius  totidem  digitos:nam  paiu 
latim  fiat  anguftius. Cauda  uero  longa  palmos  tres, lata  & crafla,  qua  de  esu 
pite  oritur, palmos  duos:quo  longius  ab  ipfo  difccdet,  eo  etiam  fiatangtu 
ftius.  Superiore  parte  includatur  in  pilo  perforata,  ut  paxillus  ferreus  infi» 
gi  pofsit:tribus  laminis  ferreis  quadrangulis  uinciatur:  quarum  infima  lata 
palmum  fit  in  ter  caput  ferri  X caput  pili:mcdia  lata  digitos  tres  deinceps  ca 
putpili  cingatra  quo  fuprema  tonde  digitos  lata  abfit  digitos  duos.  Ab  infi 
ma  ferri  parte  furfum  uerfus  ad  pedes  duos,& totidem  digitos  fit  dcnsquK 
drangulus.e  pilo  pedem  X palmum extans,cra(Tus palmos  duos: attamen, 
cum  a pilo  difceflerit  fex  digitos, inferius  ad  duos  digitos  fiat  tenuiora  den* 
te  furfum  uerfus  ad  palmos  tres,pilum  in  medio  habeat  foramen  rotudum: 
in  quod  infigatur  clauus  ferreus,  teres,  longus  pedes  duos,  latus fefquidigi* 
tumtin  cuius  pofteriore  parte  caua  inclufum  fit  manubrium  ligneu  longum 
palmos  duos  & totidem  digitos.Is  clauus  in  inferiora  tigna  tranfuerfa  inctw 
bens  obftar,ne  ipfum.cum  res  hoc  n5  poftulat,decidat.  Axis  autem,  qui pi» 
lum  attollit,utrincp  habeat  binos  dentesrqui  inter  fediftent  palmis  duobus 
X digitis  tribus:qui  ex  eo  extent  pedem  X palmu,ac  digitos  duos : qui  per 
eum  penetrantes  paxillis  adadbs  firmentur.qui  lati  X crafsi  fint  palmum  ac 
digitos  duos:quorum  capita  rotudata  tegantur  lamina  ferrea  arque  ac  ipfa 
lata,utnnqt  pedem  demifla,clauis  ferreis  ad  ea  affixatqux  capita  habeantfo 
raminarotunda:in  quae  includatur  axiculus  ferreus  per  axiculum  acneupe' 
netrans.llli  ab  altera  parte  caput  fit  latum, ab  altera  foramen, in  quod  infigi' 
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tur  dauus  ferreus, ne  ipfe  axiculus  e dentibus  excidat.  jE.nea  praeterea  fiftula 
fit  longa  palmos  duos,lata  unumtpcr  cuius  foramen  rotundum  latum  digi 
tos  duos  ferreus  axiculus  penetret  in  ea  indufus.  Nec  aeneus  folum  uoluaa 
tur  circa  ferreum, fed  ipfe  quocp  ferreus  uerfetur.Itaqj  cum  axis  uoluttur,axi 
culi  aenei  uicifsim  leuSt  dentem  pili.Quoniam  ucro  axiculis  ferreis  aeneis 
ex  dentibus  extradiis,hic  pili  dens  no  attollitur, alterius  organi  pila  (ine  hoc 
fubleuantur.Porro  unum  idemcp  tympanii, quod  circa  axem  rotae  eft,cui'cp 
fuli  funt,& huius  axis  tympanum  dentatum  moueat,&  alterius,  qui  tigilla 
follium  fequentis  quartae  domicilij  partis  deprimitefed  cdtrario  motu. Nam 
tympanum axis,qui pila attolliquerfus  feptentrionem  circumagit;  eius, qui 
tigilla  follium  deprimit, uerfus  meridiem. 

T notem  A.  Tigna /farina  B.  Tigna  trtnfuerft  C.  Pili 
caput  D.  Eius  iens  E.  EiufJem  foumen  F,  Cl tuus  fer- 
reus  C.  Majr  plumbc*  H,  Scita  tenet  I.  Axis  K. 

Dentes  eius  L.  Axiculus  ferreus  M.  Tijiult  tenet  N. 


Sed  panes  qui  crafsioresfunt,  quam  ut  itfhbus  pili  praeferrati  cito  frangi 
pofsint,qualespotifsimumfunthi,qui  in  infimo  catini  loco  refederunt,  in* 
uehanturin  primam  officina:  partem.atqj  ibi  calefiant  in  fornace,  qua:  a fe* 
eundo  muro  longo  diftet  pedibus  odio  dC uigintiia  fecudo  tranfuerfo  duo* 
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decim:cuius  tres  parietes  faxis  quadrangulis,quibus  fuperpofid  fint latere*, 
cxtruantur.  Pofterior  altus  exiftat  pedes  tres  & palmumtquf  altitudo  etiam 
fit  his,qui  funt  a lateribus.Eorum  tamen  uterqj  priore  parte,  qua  patet  for< 
nax,decliuis,altus  fit  tantummodo  pedes  duos,&  palmos  tres:oitinesuerd 
crafsi  pedem  & palmum:fupcr  hos  parietes,ne  ipG  minus  cra(si,nimis  graue 
onus  impofitum  ferre  non  pofsinqftatuantur  quatuor  tignadutoij  oblinan 
tur.Ea  fuftineant  caminum  afiiirgentem,  & per  tedum  penetrantem : cuius 
camininonmodocratibus,fedetiam  tignis  lutum  craflum  illinatur.  Focus 
aute  fornacis  quaquauerius  fit  longus  pedes  fex,  lateribus  liratus,  dediuis. 
Panes  aerei  in  hac  fornace  collocati  calefiant  hoc  modo:  in  fornacem  primo 
continenter  ponantur,tantummodo  lapillis  oui  magnitudine  interpolius, 
ut  ignis  calor  in  medium  inter  eos  fpacium  penetrare  pofsit : quinctiam  qui 
in  infimo  catini  loco  refederunqin  dimidium  laterem  eadem  de  caufa  impo 
fi  ti  exaltentur.Ne  uero  ultimi,  qui  funt  ad  odium  fornacis, cadant,  ad  eoslaa 
minae  ferreae, uel  panes  xrei,ctim  xs  rurlus  perfiri tur,cx  catino  primum  a» 
tradi  apponantunatep  ad  hos  panes  prei  fathifccntcs,aut  laxa.  Deinde  in  pa 
nes  inrjdantur  carbo  nes,  eum  prunx.Primo  aute  panes  calefcantaleni  igni: 
mox  ad  eos  adqciantur  plures  carbones:in  terdum  altitudine  dodrantis,  A» 
criori  certe  igni  nobis  opus  ed  ad  duros  xreos  panes  calefariedos  quam  ad 
fragiles:panibus  fatis  calefa  dis, quod  fpado  horarum  fere  duarum  fieri  fo< 
let,ex  odio  fornacis  remoueantur  laminx  ferrep,  &Jjanes  aerei  fathifcentes 
uel  laxa.Deinde  panes  calcfadi  ordine  extrahantur  raftro  bidenti, quali  is, 
qui  panes  fathifcentes  torrefadt,utitur.Tum  primus  pani  fathifcenti  fuptr< 
ponatur: & malleis  a duobus  operarijs  percutiatur  donec  difsiliat  Quo  ue» 
ro  quifep  panis  magis  calet,hoc  fragitur  dtius;quo  minus,hoc  tardius:  nam 
xrei  uafis  indar  huc  & illuc  fleditur.Primo  pane  frado  fecudus  in  eiusfrag» 
mentis  collocetur  & percutiatur, ufep  dum  etiam  ipfe  diffilTus'difsiliacGmili 
modo  reliqui  panes  ex  ordine  frangantur.  Verum  malld  fint  longi  palmos 
tres,Iau  unum,u  trincp  acuti.eorum  uero  manubria  lignea  tres  pedes  longa: 
fragmenta  xrea,fiue  panes  frigidi  pilo  fuerint  fradi,fiue  calefadi  malleis,  in 
condaue  xrarium  inuehantur. 

Piries  poftrrior  A.  Pirietes  fa  fmt  t latfriliu  B.  Tigiu 
fient*  c.  Caninia  O.  Pn«n  collocati  E.  Itmtutfer- 
rtt  r.  Saxa  <S.  R* firmi  bidens  H.  Mellas  I. 
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At  praefes  officinas  aes  fecundum  diuerfas  argenti  portiones,  quae  in  eius 
centumpondio  infunt,cum  plumbo  temperet,fine  quo  argentum  ab  aere  Ce* 
parari  non  po teft. Si  mediocris  argenti  portio  lncnunscrc,  id  quadrifariam 
temperet.Etenim  fi  in  tribus  quartis  ccntupondrj  aeris  partibus  argenti  feli» 
bra,uel  felibra  & ficilicus,uel  felibra  & femuncia,  uel  felibra  & femuncia  8C 
fidlicus  non  fuerint,  tum  diuitis  plumbi, hoc  eft  cius, a quo  nondum  argert* 
cum  feparatum  fit,dimidium  centumpondium,  uel  totum,  uel  totu  & dirnia 
diu  addat,  ut  in  acris  & plubi  mifturainfitunu  aliquod  cx  iam  didis  argenti 
ponderibus.-quar  prima  teperatura  eft:ad  quaadrjdat  tantu  plubi  depaupe* 
rati,uel  Ipumae  argeti  p5dus,quantu  ad  hanc  rem  fetis  fit,  ut  ex  his  omnibus 
panis  cofletur,qui  in  fe  contineat  fere  duo  plubi  centupondia. Quonia  uero 
ex  fpumae  argenti  libris  centu  & triginta  plcruqj  conficiuntur  plubi  tantum 
modo  centum  libnc,pro  coplemento  fpumg  argenti  plus  quam  plumbi  de* 
pauperati  adrjciat.Sed  quia  quatuor  iftiufmodi  panes  fimul  collocantur  in 
fornace,in  qua  argentum  cum  plumbo  miftum  ab  f re  fecemitur,in  tot  pani* 
bus  erunt  aeris  tria, plumbi  odo  centumpondia.  Sed  ,'plumbum  cum  fuerit 
ab  aerefecretum,pendat  fex  centumpondiarin  quorum  fingulis  argenti  qua 
drans  & fere  fidlicus  infit.Eiufdem  uero  argenti  feptunx,  remaneat  in  aereis 
panibus  fethifcentibus,  &in  ea  aeris  ac  plumbi  mifeura,quam  noflri  fpi* 
nas, non  tam  quod  non  careat  aculeis, quam  quod  uilis , nominant.  Sin  au* 
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tem  in  tribus  quartis  centupondrj  xris  partibus  non  fuerit  argenti feptuax, 
&femunda,  uclbesttum  plumbum  diucs  tantum  addat,ut  xris  & plumbi 
miftunc  alterum  exiam  dicTtis  argenti  ponderibus  infit:qux  fecunda  tem* 
peraturacltadquam  rurfus  ad  iciattantu  plumbi  depauperati, uel fpum* 
argenti  pondus,uc  ex  miftura  coflari  pofsit  panis,  qui  plumbi  duo  centum* 
pondia,&  quartam  centumpondij  parte  in  fe  contineat : quo  modo  in  qua* 
tuor  illius  generis  panibus  incrut  xris  tria,  plumbi  nouem  centumpondia. 
Plumbum,quodex  illis  panibus  dedillat,centUmpondiafeptempendat:  in 
quorum  lingulis  argenti  quadrans,  & paulo  plus  quam  licilieusinlintifcrc 
leptunx.remaneatin  panibus  fathifcetibus& fpinis:  liceat  nobis  uttus  no* 
men,noux  rei  impolitum, terere.  Si  uero  in  tribus  quartis  centumpondij 
arris  partibus  argeti  dodrans,aut  dodrans  & fcmuncia  no  infunt,tum  pium 
bum  diucs  tam  graue  addat, ut  pris  & plumbi  millura  alterum  ex  iam  dnflis 
argenti  ponderibus  in  fe  contineat:qup  tertia  temperatura  cil:ad  quam  adij 
dat  tantum  plumbi  depauperati,ucl  fpumc  argenti  pondus, ut  panis,  ex  his 
omnibus  conflatus,duo  plumbi  centumpondia, & tres  quartas  ccntumpon 
drj  partes  in  fe  contineacquo  modo  in  quatuor  id  genus  panibus  prisma, 
plumbi  undedtn  centumpondia  inerunt.  Plumbum, quo  hi  panes  in  foma* 
ce  recodli  (lillan t,ccn tumpondia  ferme  nouem  pendat : in  quorum  Ungulis 
argenti  quadrans  & plus  quam  fidlicus  infint:feptunx  in  panibus  fathilcen* 
tibus  & fpinis  reliquus  Iit.  Si  denic^  in  tribus  quartis  centumpondij  aris 
partibus  argenti  dextans,aut  dextans  & femuncia  no  infunt,tum  tantam  di* 
uitis  plumbi  portionem  addat,ut  xris  & plumbi  millura  alterum  ex  iam  di* 
diis  argenti  ponderibus  in  fe  cotineat.qux  quarta  temperatura  e(l:ad  quam 
adrjciat  tantum  plumbi  depauperati  uel  fpumx  argenti  pondus,  ut  panis  in» 
de  fadlus  tria  plumbi  centumpondia  in  fe  con  tiheat : quo  modo  in  quatuor 
illius  generis  panibus  xris  tria,  plumbi  duodecim  centumpondia  inerunt. 
Plumbum, quod  inde  manat,centumpondia  fere  decem  pendauin  quorum 
Gngulis  argenti  quadrans,&  plus  quam  femuncia  infunt,aut  feptunx:inpa* 
nibus  lathilcen  tibus,  & fpinis,  bes,  uel  leptunx  8i  femunda  rcGdeant.  Infe* 
eunda  autem  domidlrj  parte,  cuius  Ipadum  ell  longum  pedes  odloginta, 
latum  nouem  &C  triginta,  ad  fecundum  murum  longum  fint  fornaces  qua* 
tuor, in  quibus  xs  cum  plumbo  codlum  pcrmifcebitur:&  fex,  in  quibus  re* 
crementa  recoquentunharum  pars  caua  lata  fit  pedem  & palmos  tres, longa 
pedes  duos  & digitos  tresrillarum  lata  pedem  & palmum, longa  pedem  & 
palmos  tresacdigitum.Parietibus  fit  altitudo  fornacum,  in  quibus  auri  uel 
argenti  uenx  excoquuntur.  Cum  autem  fpadum  definitum  in  duas  panes 
tignis  llatutisdiuidatur,  prior  habeat  primo  loco  duas  fornaces, in  quibus 
recrementa  recoquentur:fecundo  d uas,in  quibus  xs  cum  plumbo  mifccbi* 

tur, tertio  unam, in  qua  recrementa  recoquentur.  Pollcriorucrd primo lo< 

co  unam, in  qua  recrementa  recoquentur:  lecundo  duas,  in  quibus  xs  cum 
plumbo  commifcebitur:tcrtio  duas, in  quibus  recremeta  recoqucnturuna* 
quxcp  ab  alia  didet  pedibus  fex . Primx  dextrum  latus  occupet  pedes  tres, 
&palmos  duos:uItimx  finillrum  pedes  leptem.  Bine  fornaces  habeat  .com* 
mune  olliu  altum  pedes  fex, latum  cubitum : attamen  prima  habeat  propri* 
um,itemcp  dedmaicuiqt  fornacum  fit  fuus  fornix  in  muri  tergo;  fu»  afroj1' 
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tc  fbuea,qug  repleta  puluere  compofito  fi  ducatione  lpifletur,ut  catinus  fiat: 
& fub  eo  latens  humoris  rcceptaculum,ex  quo  canalis  ftrudilis  per  muri,ad 
quem  cft  fornax,  tergum  dextrorfum  penetrans  halitus.expiret,  fuus  deniep 
catinus  greus  ad  dextrum  frontis  latus, in  quem  ex  altero  catino  gs  cu  plumas 
bo  milium  fundatur,ut  panes  gque  graues  cofici  pofsint.  Hic  catinus,  greus 
fit  crafius  digitum, eius  caua  pars  lata  pedes  duos,aIta  digitos  fex. Poiluerd 
fecundum  murum  longum  lint  follium  paria  decem, dug  maching  cos  conw 

Erimentes,uiginti  organa  eofdem  diducctia : qug  omnia  cuiufmodi  cfie  de* 
eant,  ex  nono  libro  poteft  incelligt.  Excotftor  autem  millurus  gs  cum 
plumbo  in  fornacem,  excalfadam  primo  maiora  gris  fragmenta,  in  manus 
iumpta,inqciat:deinde  alueum  carbonumttum  minora  gris  fragmefa.  Cum 
uerogs  liquatum  coeperit  ex  ore  fornacis  dcfiucre  in  catinum,  tunc  in  cana 
dem  inrjciatfpumam  argenti, ac  ne  ex  fornace  pars  eius  cuolct,  carbones  fu* 
perinijciatjpoftrcmd  plumbum. Sed  quamprimum  gs  plumbum, ex  qui» 
bus  miliis  panis  poteft:  confici  in  fornacem  conicccrit,rurfus  inrj  ciat  alueum 
carbonum, & mox  gris  fragmenta,ex  quibus  fecundus  panis  conflari  pote* 
rit,cis  fuperintjciat : mox  gs  & plumbum,  que  influxerunt  in  catinum,  rutro 
purget  a rccremeto.Rutrum  autem  tale  cft  afterculus,in  quo  contus  ferreus 
eftinfixusrafierculus  ex  alno  uel  falicc  fedus, longus  cft  digitosdccem, latus 
fcx.crafius  fefquidigitum . Contus  ucro  longus  pedes  tres : fed  crus  manu* 
brium  ligneum  in  eo  incIufum,longum  eft  pedes  duos  SC  dimidium.  Dum 
autem  mifturam  purgat  &C  cochleari  effundit  in  catinum  aereum, interea  gris 
fragmenta,ex  quibus  fecundus  panis  fiet, liquantur.  Quod  ubi  coeperit  de* 
fluere, rurfus  fpumam  argeti  inijeiat,  6c  carbonibus  fuperiniedis  ftacim  plu* 
bumrquem  laborem  iteret, ufcjs  dum  panes  triginta  confecerit:  in  quo  ope* 
ram  & fpacium  horaru  nouem,aucfummum  decem  confumct.Si  panes  plu* 
res  quam  triginta  conflauerit,cum  extraordinarios  triginta  confecerit,  ei  u* 
nius  opcrscprccium  perfoluatunuenim  fimul  ut  gris  & plumbi  mifturam  in 
earinum  xrcuin  infuderit,  aquam  fuperiori  earini  parti  paulatim  affundat: 
deinde  ligno  fiffo  Si  hiante  prehendat  uncum, & eius  partem  redam  in  pa* 
nem  adhuc  liquidum  immittat.  Vncus  ipfe  crafius  fi t fefquidigitum.cius  re* 
da  pars  longa  palmos  duos, lata  & cralla  dfgitos  duos:poftea  etiam  pani  a* 
quam  fupcrfundatiquo  refrigerato  includat  uncum  catcnne  ab  orbiculo  lin* 
gux  gruis  demiffx,in  annulo  fcrrco:cuius  pars  caua  fit  lata  fex  digitos,  iple 
crafius  fere  fefquidigi  turmatep  eundem  annulum  in  unco, cuius  pars  reda  in 
panem  immifia  cft:atcp  fic  panem  de  catino  lcuatu  in  fuo  loco  reponat,  ^ts 
autem  & plumbum, cum  ita  recoquuntur, paucum  recrementu  exudan  t,ipu 
ma  argeti  multum:quod  non  cohaeret, fed  ficuri  reliquia:  hordei,ex  quo  cer 
uifia  fit  fada,dilabitur.  Ad  murum  & parietem  ei  fuperpofi tum  pompholyx 
in  candido  cinerea  adhxrcfcit,ad  latera  fornacum  fpodos, 

Fornax  in  <juu  recrementi  recoquuntur  A.  Fornax  indutus  cum 
plumbo  mifcctur  B.  Ofttum  C.  Catinus  qui  eft  m rerru  D. 
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Atcp  hoc  fane  modo  plumbum  mifccatur  cum  arrc,  in  quo  mediocris ar/ 

fenti  porrio  fuerit.  Si  ucro  magna  in  co  ineriqutpote  librae  dux,  uel  dux  & 
es  in  centumpondio, quod  pendat  libras  centum  triginta  tres& trientem, 
aut  centum  quadraginta  fex  & bedem, tuncpncfcsoftidnae  ad  talis  arris  cen 

tumpondium  addat  plumbi  tria  centumpondia:  in  quorum  lingulis  fitar/ 

genti  triens,ucl  triens  & fcmuncia:quo  modo  tres  fiant  panes:  in  quibus  x< 
ris  tria,plumbi  nouem  centumpondia  inerunt.Plumbum  ,cumfueritab  x/ 
re  fecrctum,ccntumpondia  feptem  pendat : in  quorum  lingulis,  fi xris  cen/ 
tumpondium  duas  argenti  libras, plumbi  trientem  in  le  continebat,  argen/ 
ti  libra  & fextans,ac  plus  quam  (emunda  incruntrin  panibus  ucro  fathifeen/ 
tibus  &C  fpinis  remanebit  triens.Sin  autem  aeris  centumpondiii  duasargen/ 
ti  libras  & bellem, plumbi  trientem  & femunciam  in  fc  contincbaqin  fingu/ 
lis  panibus  argenti  fcfquilibra  & fcmunda,atcp  plus  quam  fidlicusincrunt: 
inpanibusuero  fathifcentibus  triens  & femuncia  remanebunt.  Atficxi/ 
gua  argenti  portio  in  aere  fuerit,  ea  ab  ipfo  lecerni  utiliter  non  poteft,  priuf' 
quam  in  alia  fornace  ita  fit  rccodhun,  ut  in  eius  parte  inferiore  plus  argenti, 
minus  in  fuperioreremancat.Ea  fornax  crudis  lateribus  concamerata  finii' 
lis  eft  furno  aeque  ac  altera,in  qua  plumbum  ab  argento  fcparatur,a  nobis 
proximo  libro  delcripta.Eius  catinus  eodem  modo, quo  illius  ex  cinere  co/ 
fidtur  a fronte  fornacis  eft  os, ex  quo  aes  rccotftuin  duos  catinos,  qui  tripus 
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pedibus  alte  fynt  a folo  officinae,  deriuatura  finiftro  uerd  latere  iccirco  fora 
itien, ut  ligna  fagina,quibus  ignis  alitur, in  eam  imponi  pofsint . Itacp  fiueitl 
aeria  centumpondio  argenti  fextans  & femuncia  fuerint,  fiue  quadrans,  fiue 
quadrans  & femuncia, cius  odo  & triginta  centumpondia  fimul  in  hac  fbr« 
Dace  recoquuntur, ufep  dum  in  unoquoqj  aeris  reildui  centumpondio  rema 
neat  argenti  triens  & femunciaiuerbi  caufaiSi  in  aeris  nondu  recodi  centum 
pondio  argenti  quadrans  & femuncia  fuerint  odo  & triginta  eiufdem  cena 
tumpondia,quae  fimul  recoqui  folent,  undecim  argenti  libras  Sc  unciam  iri 
fe  continebut. Quoniam  uerd  a tanta  xris  maila  recoda  quindecim  centum 
pondia,quibus  de  libris  argenu'  quatuorac  triente  & femuncia  reflant  duae 
librg  ac  triens, auferuntur,tria  & uiginti  centumpondia, in  quibus  infunt  are 
genti  librae  odo  & dimidia  atqj  quadrans, rcmanenttquoru  quodej  argen/ 
ti  trientem,  fernunciam,  drachmam,  drachmx  partem  tertiam  & uicefimarri 
in  fe  continet. Atqj  a tali  xre  argentum  fecemere  fruduofum  eft.  Vtautem 
magifterde  numero  centumpodiorum  xris  refidui  certior  fieri  pofsiqab  ed 
abftradum  ponderet:primo  enim  deriuatur  iri  catinum  fornaci  fubiedum, 
& ex  eo  panes  fiunt:atqj  in  xre  fic  diuidendo  operam  & fpacium  horarum 
quatuordecim  confumittxs  quidem  rcfiduum,cum  ad  ipfum  certum  pluma 
bi  podus,de  qua  temperatura  mox  dicam,adiedum  fuerit,  denuo  coquitur 
’ in  prima  fornace, ac  conflantur  panes,& ab  xre  argentum  fccemitur.  Abftra 
dum  uerd  etiam  iterum  coquitur  in  prima  fomace:deiride  in  fecunda  reco» 
quitur,ut  refiduum  rubrum  fiat : at  tuc  abftra  dum  etiam  denuo  coquitur  iri 
prima  fornace,  ac  in  fecunda  recoquitur,  ut  inde  conficiatur  xscaldarium. 
Cum  autem  gs  uel  fuluum,uel  rubrum,uel  caldarium, in  fecunda  fornace  re* 
coquitur,  cuiuscp  quadraginta  centumpondia  in  ea  collocatur;  atq?  ex  ipfis 
conficiuntur  minimum  uiginti/ummiim  quine»  & triginta  centumpondia. 
Quinetiam  panum  fathifcentium  circiter  duo  oi  Uiginti  centumpondia,  & 
aeris  fului  decem,  rubri  odo  fimul  in  hac  fornace  collocata  recoquuntur,uf 
inde  fiat  aes  perfedum. 

Foriwx  A.  Cttimts fuftriot  B.  Cattam iit/rrior  C.  Ptntt  D. 

M Itaqi 


Digitized  by  Gaogle 


CE  RE  METAILICA 


Itaqj  tale  xs  refiduum  triferam  mifcetur  cum  plumbo,  ttem  P 

ris  quinqj  ccntumpondrj  odaux,  & plumb.  ccntup°nd.a  duo  & tresquar 
tx  fumunuinex  quibus, quia  unus  conflatur  panis,  ex  xns  cen  P 

duobus  & dimidio, atcp  plubi  undecim  coficiuntur  quatuor  pa  -Q- 

d^^ 

in  fingulis  plumbi, poftquam  ab  xre  fuerit  f^«um,centUmpondr,s^  g 
ti  uncia  &C  drachma:quam  miftura  appellamus  ftannum  p p d gmu| 
cum  argentum  in  fc  contineat. Quoniam  uero  quinqj  id  genus  P jf( 

in  fornace  collociitur,ex  eis  conflantur  ftanni  pauperis  centump 

runcp  noucm  &C  tres  quartxiin  quorum  (ingulis  argenti  uncia  ct  ^ 
infunt,in  uniucrfis  ucro  deunx  minus  drachmx  quarta. fpinanim  a 
manent  centumpondia  triarin  quorum  fingulis  argeti  tres  “cl  1CJ.  Un  nncni 
num fathifccntium centumpondia quatuortquorum fingulain  eco 
fcmunciam,&:  drachmx  quanam  & dimidiam.Quod  fi  in  xrisrc  i ; • 

tumpondio  prxter  argenti  trientem  fuerit  femuncia, in  quinqj  pani 
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bufcp  infuper  argenti  fefcuncia  & drachma  dimidia  inerunt.  Deinde  rurfus . 
ex  aeris  rcfiduialrjsccntupondijs  duobus  8c  dimidio,ac  plumbi  ccntupon* 
drjs  undecim  coficiumurquatuorpancs.Quod  fi  in  lingulis  arris  centupo* 
drjs  fuerit  argenti  triens,  in  tot  uilioris  metalli  centumpondijs  preciofioris 
dextans  ineltiad  quod  xsadijciuntur  ftanni  pauperis  odo  centumpondia: 
quorum  lingula  argenti  unciam  & drachmam  in  fe  continent,  uniueria  do* 
drantemiitemplumbidepaupcrtati  centumpondia  triaiin  quorum  lingulis 
ineft  drachmaiquo  modo  quatuor  id  genus  panes  argenti  libram,  feptun* 
cem,ficilicum,drachmam  in  fc  continentiae»  fic  lingula  plumbi,  cum  ab  ara 
re  fuerit  fecretum, centumpondia  argenti  fefcunciam  8i  ficilicumiquam  mi* 
fturam  ftannum  mediocre  nominamus. Tum  iteruex  arris  refiduialijs  cena 
tumpondps  duobus  & dimidio,  ac  plumbi  centumpondrjs  undecim  con* 
flantur  quatuor  panes.Quod  fi  in  lingulis  aeris  centumpondijs  etiam  fuerit 
argenti  triens,in  tot  uilioris  metalli  centumpondijs  preciofioris  dextans  in* 
eft.ad  quod  xs  adrjciuruur  ftanni  mediocris  nouem  centupondia : quorum 
fingula  argenti  fefcunciam  8t  (i cilicum  in  fe  continencuniucrfa  libram, qua* 
drantem,(emunciam,ficilicum:item  ftanni  pauperis  centumpondia  duo : in 
quorum  utrocpargenri  unda  & drachma  infuntiquo  modo  quatuorid  ge* 
nus  panes  argenti  libras  duas  Si  triente  in  fecdtinentiatcp  fic  lingula  pium* 
bi,ctim'abxre  fuerit  fecretum, centumpondia  argenti  fextantem  & femun» 
riamacdrachmamiquammifturamftannum  diues  appellamus : id  infertur 
in  fecundas  fornaces, in  quibus  plumbum  ab  argento  feparatur.  Quot  ratio 
nibus  xs  pro  diuerfa  argenti  portionc,qux  in  eo  ineft,curn  plumbo  mifcea 
tur,utrocp  in  fornace liquefadto,&  in  catinum  deflucnte,dixi : nuc  dicam  de 
modo, quo  plumbum  una  cum  argento  rurfus  ab  xre  fecernatur.  Panes  pri* 
mo  fic  grue  de  terra  leuati  in  xncis  fomacum  laminis  collocenturiuncus  ca* 
tenx  a roftro  gruis  demiffx  includatur  in  annulo  forcipis, altera  chela  habe* 
cis  uncuiin  cuius  forcipis  utroqj  manubrio  annulus  cftinclufus  latcp  hi  duo 
annuti  rurfus  in  tertio, in  quo  deinceps  uncus  catenx.  At  uncus  chelx  mal* 
leo  pcrcuffiispcnetretinidipfum  panis  foramen,  in  quod  pes  unci  erat  im* 
milTus, ciim  de  catino  xreo  leuaretur.  Altera  uero  forcipis  chela  non  uncina 
ca  panem  comprimat,  ne  illius  uncus  ex  eo  excidat . Forceps  autem  logus  fit 
fefquipedem,  annulus  quifep  craflus  fcfquidigitum,  pars  eius  lata  palmu  & 
digitos  duos.Tales  autem  grues, quibus  panes  ex  catinis  xreisleuari  inter* 
ra  reponun  tur,&  ex  ea  rurfus  fublati  collocantur  in  fornacibus, duo  fint : u* 
nus  in  medio  fpario,quod  cft  inter  tertium  murum  tranfuerfum,  & duo  ti* 
gna  ftatutaialter  in  medio  fpacio,quod  eft  inter  eadem  tigna  & feptimu  mu 
rum  tranfuerfum.  Vtriufq?  axis  quadrangulus , latus  & craflus  pedes  duos, 
diftet  a tertio  muro  longo  pedibus  decem  & odio,  a fecundo  decem  8c  no* 
uem.Vtriufqj  loculamento  duo  tympana  fuffiriant : alterum  ex  fiifis  coftet: 
alterum  fit  dentatumiutriufcp  roftrum  ex  axe  extet  pedes  decem  Sc  feptem, 
atep  palmos  tres,&  totidem  digitos.  Vtriufcp  lingua  fit  longa  pedes  duos, 
& totidem  palmos, lata  pedem  & digitos  duos,  crafla  ab  utrocp  latere  pal* 
muni  & digitos  duosiqua  uero  inter  roftri  tigna  fertur,Iata  digitos  tres.craf 
fa  palmuiquincp  habeat foramina,iu  quibus quinqj  orbiculi  orichalcei uer* 

M i fentur 


Digitized  by  Gopgle 


411  DE  BB  METALLICA 

fentunquorum  quatuor  parui  fint.quintus  citeris  multo  maior.  Foramina,' 
in  quibus  parui  uerfentur,longa  fint  palmos  duos, aliquanto  latiora  palmo: 
quod  orbiculi  crafsi  fint  palmurfcd  lati  palmu  & digitos  duos.Quatuorfo< 
ramina  fint  prope  quatuorlinguianguIos,quintum  in  medio  duoruprio» 
rum:a  fronte  tamen  abfit  duos  palmos. Orbiculus  cgteris  maior, qui  in  eo  fb 
ramine  uoluetur.latus  fit  palmos  tres, craflus  palmum, circumcirca  cauus,ut 
catena  ferrea  uoluatur  in  ea  parte  caua.Eadem  lingua  duos  habeat  axiculos; 
ad  eorum  alterum  priores  tres  orbiculi  fintaffixi,ad  alteru  pofterioresduo. 
Duo  promoueantur  in  uno  roftri  tigno:duo  in  altero:quintus,  citeris  trua 
ior, inter  hic  duo  tigna.  Qui  uero  carent  gruibus  panes  in  aflerem  triangm 
larem  imponucad  cum  bacilla  ferrea  funt  affixa, ut  diutius  durare  pofsit.  Eia 
dem  funt  tres  catem  ferrei  fuperius  in  annulo  ferreo  indufi.Openrrj  duo 
perticam,  per  eundem  annulum  penetratem  humeris  fuftinentes  panem  ad 
fornacem, in  qua  argentum  feparatur  ab  aere, deponant. 

Crus  A.  Tjmpeiuwi  ^uod  ex  fufis  conflet  B,  Tymfimm  ienti* 

tum  C.  Lingua  eiustfc orbiculi  D.  Affer  tritngultns  E.  Pinei  I. 
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bus  argentum  cum  plumbo  permiftum  ab  xrc  fcccmctur.  Cum  autem  hoc 
ipacium  fit  longum  pedes  oftoginta  & palmos  duos,atcp  in  cius  medio  ter* 
tius  murus  longus  habeat  oftium  latum  pedes  trcs&  palmos  duos,  ex  u* 
traqt  ipfius  parte  reliqua:  crut  pedes  otfto  & triginta,  atqt  palmi  duo:cumcn 
fornacum  quxq?  occupet  pedes  quatuor  Si  palmum,  intcruallum,  quod  ab 
una  ad  aliam  eftjatum  fit  pedem  Si  palmos  tres, latitudo  quincp  fornacum, 
& quatuor  interuallorum,  efficiet  pedes  otfto  & uiginti  ac  palmum, reflant 
ergo  pedes  decem  Si  palmus:qux  inenfura  fic  diuidatur,ut  quincp  pedes  Si 
duo  digiti  fint  a prima  fornace  ufqj  ad  murum  tranfuerfum,  Si  totidem  pe* 
des  ac  digiti, a quinta  fornace  ufep  ad  oftiu.  Simili  modo  in  altera  fpact)  par* 
te  ab  olfio  ad  fextam  fornacem  fint  quincp  pedes  Si  duo  digiti,  & a decima 
fornace  ufq?  ad  feptimum  murum  tranfuerfum, item  quincp  pedes  & duo  di 
giti.  Oftium  ucro  fic  altum  pedes  fcx,&T  palmos  duos:  per  id  officinxprgfcs 
&C  operarij  ingredienturin  concIauc,in  quo  plumbum,eum  argento  permf* 
ftum,rcponctur.Qugcp  fornacum  habeat  bafim, focum, murum,  parietes, ea 
tinum. Bafis  coftet  ex  duabus  (oleis  faxeis,quacuor  faxis,quadrangulis,  dua 
bus  laminis  xncis.  Solex  fint  faxa  longa  pedes  quincp  & palmum,  lata  cubi 
tum.crafia  pedem  & palmumihx  in  terra  defodiantur, ut  extern  palmum  Si 
digitos  duos:diftent'cp  inter  fc  palmis  fere  tnbusrquod  tamen  fpaciu  pofte* 
riorc parte (itanguftius.Atfaxorum quadrangulorum  quodqj  longum  fit 
pedes  duos  Si  totidem  palmos,latum  cubitum,  cratium  exteriore  parte  eu* 
bitum,interiore,qua  fpetftat  focum,  pedem  Si  palmum.  Dediuia  enim  for* 
men tur  ut  laminx  xrcx,qux  ipfis  imponentur,  dediucs  locari  pofsint : eo* 
rutn  enim  duo  in  una  folea  collocentur:  iricp  ea  fuperius  foramina  incidan* 
tur, Se'  immifsis  fibulis  ferreis  copulentur:  plumbo  etiam  infufo.  Verum  fic 
in  foleis  collocentur, ut  ipfa  a lateribus  exten  t palmu,folex  priore  parte  tan* 
tundcmemincant:fi  faxa  quadrigula  non  fuerint  in  promptu,  lateres  in  eo* 
rum  locum  fupponantur.Sed  laming  xrex  fint  longx  pedes  quatuor  Si  pal 
mos  duos  ac  totidem  digitos, latx  cubitu, craflx  pa!mum:utracp  habeat  par 
ticulam  emincntcnraltera  priore  parte, altera  pofteriore  :qux  longa  fit  pal* 
mum  8i  digitos  tres,lata  Si  crafla  palmum.Hx  laminx  fic  imponantur  (axis 
quadrangulis,utipfx  parte  pofteriore  abfint  a tertio  muro  longo  tres  digi* 
tosdaxa  priore  extet  totidem  digitos,!  lateribus  palmum  atep  tres  digitos; 
cum  laminx  coniunclx  fuerint, caua  pars,  qux  cft  inter  particulas  eminen* 
tcs,&  perquam  ltanniim, quo  Ibllant  panes. defluet,  lata  fit  palmum  Si  digi 
tos  tres.loga  pedes  quatuor.Laminx  ucre uel  igni  uel  dcculTu  flanni,  quod 
ad  eas  (briarum  figura  adhxrcre  folct, corrupte  permutentur,  dextra  in  lo* 
cum  finiftrg  repofi  ta,contracp  finiftra  in  locum  dextre.  Earum  enim  pars  Ig* 
uis,quc  dum  eris  fufura  fierent, arenam  conti git,efTc  debet  fupina.Scd.quia, 
ctim  laminarum  permutatio  fatfta  fuerit, eminent^  particulx,qug  tunc  exte* 
riorem  locum  tenent, a faxis  extant.ne  fecretori  fint  impcdimento,ex  cis  de* 
cutiatur  aliquantulum. In  utriufcp  uero  locum  fupponatur  ferrum  longu  pal 
mos  trcs,crafium  utrincp  digi  tum, fed  palmum  media  eius  parte : qug  longa 
fit  palmum  8i  tresdigitos.Pars  caua, qug  cft  fub  ipfis  laminis,  inter  utriuicp 
lateris  laxa  quadrigula  pofteriore  parte  lata  fit  pedem, priore  pedem  8i  pal* 
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mumipaulatiin  enim  dilatetur.  At  focus,qui  eft  intra  bafim,ftratusfit  motyb 
dcna,cx  catino,in  quo  plumbu  ab  argento  feparatur,fumpta.Poftremapar« 
te,qux  fumma  eft,  tam  altus,ut  digitos  tantumodofexabfita  laminisiaqua 
aequaliter  dediuis  ad  imam,ut  ftannu,quo  ftillant  panes, tn  catinum  defluo  4 
re  pofsit.Sed  murus  ad  tertium  murum  longu,ut  eu  ab  iniuria  ignium  tuca 
tur,lateribus  fuper  laminas  xreas  ftatutis,  & luto  conglutinatis  ducatur,  al« 
tus  pedes  duos  & palmum,ac  digitos  duos,crai!us  palmos  duos,  inferius la 
tus  pedes  tres  & palmu,a  tep  digitos  tres,nam  utrancp  laminam  ibidem  con 
tega t:fupcrius  pedes  tres, etenim  utrincp  oblique  aflurgat.  Ad  utruqj  iftius 
muri  Iatus,qua  fub  fumma  eius  parte  fuberit  altitudine  palmi  & duorum  di 
gicorum.fit  bacillum  ferreum  uncinatu,in  foramine  tertrj  muri  longi  indu» 
lum:plumbo  eciam  infufo:ex  quo  muro  extet  palmos  duos.Ipfum  latum  fit 
digitos  duos,cralTum  digitum: habeat  uncos  duos : altcru  ad  latus, alterum 
parte  poftrema,&  quidem  fuperiorc:quorum  utercp  fpetfret  murumiuterqi 
crafius  fit  digiturmutercp  includatur  in  ultimum  aut  fcqucntem  aliquem  an» 
nellum  catellae  ferreae, quae  confiet  ex  quatuor  annellisrquorum  quifqj  lon» 
gus  fit  palmum  & digitum, crafius  femidigitum.Sed  primus  in  foramincan 
tecedcntis  bacilli  ferrei  tncludaturun  uno  autc  aliquo  ex  reliquis  tribus  an» 
nellis  alteruter  fcquentis  bacilli  ferrei  uncus.  Bacilla  uero  duo  antecedentia 
fint  longa  pedes  tres  8i  totidem  palmos  ac  digitum,lata  digitos  duos,  craf» 
faunum.  Vtrunqj  utnufcp  caput  habeat  forameiquorumpofterius  teres  fit, 

& latum  digitum, in  quo  primus  annellus,ut  dixi, includendus  efi:prius  lon 
gum  digitos  duos,&dimidium,latum  fcfquidigitum. Etenim  hoc  bacilli  ca 
put  latum  fit  digitos  tres, cum  reliquum  eius  corpus  tantummodo  digitos 
duos  fit  latumipoficrius  caput  digitos  duos  8c  dimidium. In  priora  bacillo» 
rum  foramina  repagulum  ferreum  infigatur,  longum  pedes  tres  & palmos 
duos, latum  digitos  duos,craftum  unum. Id  priore  eius  parte  quincp  parua 
foramina  qiiadragula,undicp  lata  duas  tertias  digiti  partes,  habeat.quorum 
aliud  ab  alio  diftet  (emidigito:fed  primum  a capite  circiter  digitunrin  ea  fe» 
cretor  dauum  ferreu  mfigatifi  fornacem  anguftarc  uoluerit, in  poftremum: 
fi  dilatare, in  primumifi  mediocriter  contrahere, in  aliquod  mcdium:eadem 
caufa  efi,cur  alteruter  bacilli  uncus,  modo  in  ultimo  catellae  annello, modo 
in  tertio, nuc  uero  in  fecudo  includatur.  Dilataturautcm  fornax,  cum  panes 
multi  in  ea  collocantur  contrahitur,  cum  pauci . Veruntamen  plures  quam 
quincp  collocari  necp  folent  necp  po  fiunt : quinetia  panes  tenues  caula  funt 
cur  paries  in  trorfus  ponaturidem  repagulum  pofteriore  pane  utrincp  cor» 
nu  eiufdem  latitudinis  & crafsitudinis,  cuius  ipfum  eft,  habeat:quod  extet 
digicum.Eacornuaobftant,nercpagulumperforamendextri  barilli pene» 
tret:in  quo  infixum  etiam  tunc  manet,ciim  ipfum  ac  bacilla,  parietes  foma» 
cis  complexu  fuo  non  coercent  et  c5tinent.Porrd  parietes  fornacis  tres  fint, 

duo  a lateribus, unus  a frtffi  ternam  a tergo  murus  alter  eftiqui  a lateribus  exi 

fiunt, longi  fint  pedes  tres,8f  totidem  palmos  ac  digitos  duos,alti  pedes  du 
os:prior  uero  longus  pedes  duos,&  palmum,  atep  digitos  tres,  altus,  xque 
ac  parietes  a latcnbus,pedcs  duos:quifcp  coftet  ex  ferreis  bacillis,  pedibus, 
bradteis : rjs,qui  a lateribus  exiftunt,  feptem  fint  bacilla : quorum  inferius  5C 
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fuperius  habeant  longitudinem  parietis:  illud  ftatuta  fuftincat,hoc  eis  impo 
natur.Statuta  quine»  numero  altitudinem  habeant  eandem  quam  parietes: 
eorum  media  incluta  fint  in  foraminibus  inferioris  &C  fuperioris  bacilli,  ex  tu 
4 ma ex  uno eodemcp  bacillo,ex  quo  inferius  & fuperius  fadaiquodq;  latum 
Iit  digitos  duos,cra(Tum  unu.  At  paries  prior  quincp  habeat  barillaunfcrius, 
quod  item  ftatuta,fcd  tria  tantum, fuftineat : fuperius,  quod  eis  imponatur. 
Singulis  autem  parietibus  bini  fint  pedes,  ad  inferius  bacillum  utrincp  afft« 
xi,Iongi  palmos  duos, lati  unum,crafsi  digitum.  Sed  bradieae  ferre®  ad  inte» 
riorem  bacillorum  partem  filis  ferreis  alligetur, & lutum  cis  illinatur,  ut  diu« 
tius  in  igne  durent,  & incorruptae  permaneant.  Sint  praeterea  lateres  ferrei 
longi  palmos  tres,lari  unum,crafsi  fefquidigitum. Superiore  parte  aliquan» 
tum  caui,ut  panes  in  eis  flatui  pofsint.  Hi  lateres  in  uas,  in  quo  eft  terra  cum 
aquis  mifta,in  tindli  fupponantur  tantumodo  panibus, qui  fiunt  ex  acre  cum 
plumbo  in  fornacibus  permifto : nam  in  eis  plus  argenti  ineft  quam  inaltjs 
qui  conficiuntur  ex  fpinis  uel  cadmrjs,uel  recrementis  recodhs.  Singulis  ue» 
ro  panibus  bini  lateres  fubrjriantur,ut  ignis  in  exaltatos  maiorem  uim  cort» 
ferre  pofsit:eorum  alter  in  dextra  Iamina,alter  in  liniftra  collocetur.  Poftre* 
mo  extra  focum  fit  catinus.Iatus  pedem,altus  palmos  trestis  corruptus  folo 
luto, quod  facile  continet  flannum,rcficitur. 

Sole*  A.  Saxa quadrangula  a.  Laminx  c.  Pariesprior  d: 

Parietes  quifitnta'  lateribus  E,  Repagulum  F.  Bacilla  anteceden- 
tia G.  Catenula  H.  Bacillnm  uncinatam  I,  Murut qui ab iniudi 
ignium  tuetur  tertium  muntm  longum  K.  Tertiw  murtu  longus  L,  Pe- 
des parietum  M.  lateret  N.  Panet  O.  focus  P.  Catinus  Q_. 
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Sed  panes  quatuor  numero  in  unius  fornacis  laminis  collocentur, ^ 
fubrjcianturlatcresferrei.Quodfi  fuerint  panes  conflati, uel  ex  ere  re  i 
uel  ex fpinis,uel  ex  cadmrjs,uel  ex recrementis,de  quibus  partiin  iupM 
pG,partim  paulo  poftfcriba,quincp  numero, quod  tam  magni  & grauc  ^ 
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fint,fimul  in  xreis  laminis  collocentur,  nec  eis  fubrjciantur  lateres.  Verum 
ne  panis  alius  in  aliu,aut  ultimus  in  muru,qui  tertiu  murum  longum  ab  iniu 
ria  ignis  tuetur, incidat,carbones  logi  digitos  fex  intcrponaturmcdrjsqi  Io* 
cis  uacuis  ite  longi  & magni. Deinde  parietibus  appofitip,&  repagulo  obdi 
to  fornax  carbonibus  paruis  c5pleatunttim  tot  carbones,quot  capit  alueus 
b radicis  ligneis  cotextus,inrjcianrurin  catinu:  & fupcrinijci.itur  prunc.pau* 
lo  poft  carbones  ardentes  batillo  fublati  in  omnes  fornacis  partes  difperga* 
turut  carbones,qui  in  ea  funt:xqualiter  accendant.  Qui  uero  remanferut  in 
catino,intjciantur  in  focu,utipfe  calefiat.quod  ni  (adlum  fuerit  ftannu,  quo 
(lillant  panes, foci  frigore  cogclans  non  defluit  in  catinu.Indpiunt  aute  poft 
quartam  horae  parteftillare  ftanno:quod,qua  non  coeunt  laming,  defluit  in 
focum:carbonibus  longis  cobuftis,fi  panes  inclinant  ad  murum, conto  unci 
nato  erigantunlin  ad  repagulum, carbonibus  fuffuldantur . Si  prxterea  pa* 
nis  aliquis  magis  quam  exteri  fubfideqad  illum  carbones  addantur,  ad  hos 
n5  addantur.  Argentu  quidem  una  cu  plumbo  dcftillat : nam  utruncp  citius 
quaxsliquefcit:ipinas,qugnonefHuut,fed  refident  in  foco,  crebrius  conto 
uncinato  uerfarc  oportct,ut  etiam  ipfx  ftillent  ftanno,  mox  in  catinum  de* 
fluentc:etenim  id, quod  in  eis  remanet,rurfus  excoqucndu  eft  in  primis  for* 
nacibus.quod  in  catinum  defluit,ftatim  cum  reliquo  in  fecudas  fornaces  in* 
fertur, & plumbu  ab  argento  feparatur.Contus  aute  uncinatus  manubrium 
ferreu  habeaqlogum  pedes  duos:in  quo  ligneu  indufum  fit  longum  pedes 
quatuor.Stannu.quod  effluxit  in  catinu, fecretor  cochleari  enco  effundat  in 
odio  catillos  xrcos,Iatos  palmos  duos  & digitos  tresrquibus  prius  aqua  lu 
tofa  illinatur.ut  eo  facilius  ex  cuerfis  ftannei  panes  excidanuueru  fi  eu  catilli 
propterea  defidut,quod  Itannum  nimis  celeriter  defluit  in  catinum,  tunc  in 
ipfbsaquainfundat,utpancsreffigerati  citius  ex  eis  elabatur.utcp  mox  rur* 
fus  ijfdem  catillis  uti  pofsitmifi  enim  talis  necefsitas  urgeat  fecretorem, catil* 
lis  uacuis  aqua  lutofam  illinat.Cochleare  aut  prorfus  eius  eft  fimile,  cuius  u* 
fus  eft  in  effundendis  metallis,  qug  in  primis  fornacibus  colliqucfedla  funt. 
Sed  cu  omne  ftannu  e foco  defluxerit  in  catinu,  & in  catillos  xreos  cffufuni 
fucrit,tunc  primo  fpinx  rutro  trahantur  e foco  in  catinum.-deinde  ex  catino 
in  folumitum  batillo  conijcianturin  cifium:quo  auedlxcoacerucnturatque 
recoquantur.Rutrum  uero  fit  longum  palmos  duos  & totidem  digitos, la* 
tum  palmos  duos  & digitu,  cumcp  eius  pofteriore  parte  coniundlum  fit  ma 
nubrium  ferreum  Iongu  pedes  tres.In  quod  indufum  fit  ligneu  totidem  pe* 
des  longum. Poftqua  itannum  ab  xre fuerit  fecretum,  panes  refiduos  appel 
lamus  fathifccn  tcs,quod  fic  cxcodli  fint,  ut  exudli  cfte  uideantur.  Hi  fpatha 
fub  ipfos  adla  fubleuetur,&  fordpe  prehenfi  corjdantur in  cilium,a tep  adue 
hanturad  fornacem,  in  qua  torrentur.  Spatha  quidem  afsimilis  fit  eius, qua 
cadmig,qug  ad  parietes  primarum  fornacum  adhxferunt,  decuti  fo!ent:for* 
ccps  uero  longus  pedes  duos  &dimidiu.  Eadem  fpatha  ftirix  decutiantur 
e laminis, ex  quibus  pendent : eadem  ferrei  lateres  e panibus  fathifcentibus, 
ad  quos  adhxrent.Secretor  autem  opus  diumu  perfecit,  cum  a panibus  ma 
ioribus  quater  quaternis, a minoribus  quater  quinis  ftannum  fccreuit : fin  i 
pluribus, extraordinarix  operx  precium  ipfi  feorfim  perfoluatur. 
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Atcjt  argenti  quidem,fiue  plumbi  cum  argento  permifti,  quod  (lannuin 
appellamus, ab  aere  fecernendi  haec  ratio  eft. Stannum  uero  in  fecundas  for*, 
naces  infertur, in  quibus  plumbu  ab  argeto  feparatur : de  qua  ratione,  quod 
eam  proximo  libro  pluribus  uerbis  expofui,  unum  illud  dicam.  Apud  nos 
abhinc  aliquot  annos  ftanni  tantumodo  quatuor  & quadraginta  ccntupon' 
dia,&  aeris  unum  (imul  in  fecudis  fornacibus  fuerunt  codta,  nunc  ftanni  fex 
& quadraginta, aeris  unum  & dimidium  coquuturralibi  uero  ftanni  plcrucp 
Centum  & uiginti,aeris  fexrquomodo  fpuma:  argenti  centupondia  plus  mi* 
nus  centu  8C-  decem , molybdaenae  triginta  conflantur.  Omnibus  autem  his 
modis  argentum,  quod  ineftin  aereinie<fio,  cum  reliquo  argento  pcrmifee*. 
tur,ipfum  ses,xque  ac  plumbu,partim  in  argenti  {pumam,  partim  in  molyb 
daenam  mutatur.Stannum,quod  non  liquefcit, e margine  in  catinum  conto 
uncinato  trahatur.  At  munus  torrendi,in  quatuor  operas  diftributu,qua* 
tuor  perficiatur  diebus.Primo,ut  etiam  caeteris  tribus,  magifter  mane  hora 
quarta  ordiatur,&:  una  cum  miniftro  ftirias  e panibus  fathifcentibus  dccu* 
tiat, &C  hos  aduehat  ad  fornace, illas  auetflasfpinisfupcrinrjciat.  Malleus  uc* 
ro  longus  (it  palmos  tres  & totidem  digitos,  acuta  eius  pars  lata  palmum, 
teres  cralla  digitos  tres, manubrium  ligneum  longum  quatuor  pedes. 
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Deinde  magifter  pulucrem  terrenum  contjtiatin  uaftulmn,&«mcum 
*qua  affufa  pcrmifccatiqua  totu  fornacis  focu  perfundat,  eiqj  digiti  crafji, 
tudine  pulucrem  carbonum  infpergat.  Quod  fi  facere  neglexerit,  aejinurj» 
infidens.ad  laminas  xreas  adhxret,e  quibus  difficulter  decutitur : autadla» 
ter  es,  fi  focus  eis  foratus  foeriqqui  aere  excis  decufoo  (adi  e franguntur.  Secu» 
do  die  idem  magifter  lateres  ordinibus  decem  dtfponatiquo  modo  duode» 
dm  fiunt  uix  .Primi  autem  duo  laterum  ordines  fint  inter  primum  fontadt 
foramen, quod  eft  ad  dextram,&fecundum:tresinter  fecundum  & tmiurtt 
foramen:  rurfus  tres  inter  tertiu  & quartum:duo  inter  quartum  8 C quintum. 
Lateres  iftiufmodi  Gnt  longi  pedem  & palmum,  lati  palmos  duos  &digj» 
tum,crafsi  palmum  & digitos  duostfeptem  inlaterc  craftbr  ex  ordine  collo* 
centurfint  enim  feptuaginta  numero.Mox  tribus  cuiufcp  ordmisprionbiu 
lateribus  imponat  panes  (athifcentes,&  tot  carbones  magnos  in  eos  conrj# 
dat,ut  ad  altitudinem  digitorum  quinqt  aftitrganudeinde  firailiter  panes  fj 
thiferntes  fuper alios  lateres  ftatuat.eiscp  carbones  fuperinijdat,  hoc  modo 
feptuaginta  panum  centumpondia  in  foco  fornacis  collocantur.  Si  utro di/ 
midia  tot  ponderum  pars,aut  paulo  maior  foerit  torrenda, cui q?  ordini  latu 
res  quatuorfuffiriunt.attamen  qui  panes  fathifccntcs,exxre  refiduo  confla 
tos, torrent, hi  centumpondia  nonaginta,ueI  centum  fimul  in  fornace colIo> 
eant. Priore  fornacis  parte  locus  relinquatur  (upremis  panibus  ex  catino, in 
quo  xs  perfici  tur,cxeptis:quos  fuftincrc  panes  fathifcentes  facius  eft,  quam 
laminas  ferreas.Etenim  fi  panes  illi  calore  liqucfinfli  ftillauerint  xrc.id  cum 
ipinis  in  primas  fornaces  referri  poteft:  ferrum  liquatum  his  in  rebus  nullo 
nobiscftufui.  Panibus  iftiufmodi  antepanes  fathifcentes  collocatis,  torre/ 
faAor repagulum  ferreum  includat  in  muri  interioris  foraminibus, quaea 
foco  furfum  uerfus  funt  ad  palmos  tres,  & digitos  duos : quorum  finiimim 
longius  penetrat  in  murum,ut  repagulum  in  ipfiun  immitti  et  retrahi pofoc 
id  teres  fit  & longum  pedes  o Ao,crafl!iim  digitos  duos.  Ad  dextru  lania  ha 
beat  ardam  item  ferream, quxa  dextro  capite  abfit  pedem: eius  pars  caua  flt, 
lata  palmum, alta  digitos  duos,ip(a  crafla  digitum.  Repagulum  autem  ob» 
ftaqne  panes  fathifcentibus  oppofiri,  uni  cum  eis  decidant:  id, cum  munus 
torrendi  fuerit  perfeAum : torrefaAor  conto  uncinato,  in  ipfiusanfa  indu/ 
fo,ut  poftea  dicam,extrahat.Sed,ut  ea,qux  dixi,quxqj  di  Aurus  fum,  imelli 
gipofcint,  etiam  de  hac  fornace,  qualis  efle  debeat , prxeipere  oportet.  A 
quarto  muro  longo  abfit  pedes  nouem,  & totidem  a muro  qui  eft  interfe/ 
eundum  & quartum  murum  tranfoerfumteonftet  ex  parictibusformdbus, 
camino, interioremuro,foco.  Parietes  duo  fint  a lateribus, longi  pedesun/ 
decim,palmos  tres, digitos  duos.  Alti,  qua  fuftinent  caminum , pedes  odo 
&palmum:qua  prior  fornix  eft, tantummodo  pedes  fcptcm:crafsi  pedes  du 
os,palmos  tres, digitos  duos : conficiantur  ex  fixis  uel  lateribus : dident  in< 
ter  fc  pedibus  o Ao,&  palm  o,atep  duobus  digitis.  Fornices  quocp  duo  fint: 
etenim  fpacium  etiam  poftremum  inter  parietes  ftatim  a folo  fornicatum  Iit» 
ut  caminum  fuftincre  pofsit . Eius  fornicis  fondamentum  fit  in  parietibus: 
pars  caua  inferius  eadem  longitudinem  habcat,quam  (parium,  quod  cfl  in* 
ter  parietcs,habet:fuprema  parte  fi t al  ta  pedes  quinque  8C  palmum,  at  duos 
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digitos.  In  huius  fornicis  parte  caua:exiftat  murus  ex  lateribus  calce  conglu 
tinatis  factus  : quifurfumuerfusa  folo  pedem  Si  palmos  tres  habeat  quin* 
que  foramina  fpiritalia,alta  palmos  duos  8i  digitum, lata  palmum  Si  digitG: 
quorum  primum  fit  ad  dextrum  murum  interiorem,  ultimum  ad  finiftrum, 
reliqua  tria  in  medio  eorum  fpado : quinctiam  ea  foramina  per  murum  inte 
riorem,qui  eftad  fornicem, penetrent.  In  eiufmodi  foramina  lateres  dimidia 
ri  imponantur, ut  foriiax  nimia  aura  non  infpiretur:  Si  eximantur  interdum, 
ut  is,  qui  panes  aereos  fathifcen  tes  torrefacit,  in  uias,  quas  uocant,  infpiccre 
polii  t,et  contemplari,an  refte  torreantur.  At  prior  fornix  a pofteriore  diftet 
pedibus  tribus : Si  palmis  duobus : cuius  pars  caua  trque  longa  fit,ac  pofte* 
rioris  fornicis : fed  lata  pedes  fex.  Ipfe  fornix  eadem  habeat  altitudine, quam 
ibidem  habent  parietes.  Fornicibus  autem  &parietibuscaminus,cx  laterib. 
calce  conglutinatis  fa(fhts,fuperftruatur,  altus  pedes  fex  Si  tnglntatis  per  te* 
fluin  penctrct.Murus  uero  interior  ad  pofteriorem  fornicem  Si  uiruncp  pa 
rietem  appofitus,  ex  quibus  extat  ad  pedem,  altus  fit  pedes  tres,  Si  totidem 
palmos,  craflus  item  palmos  tres : ex  lateribus  luto  conglutinatis  confe&us 
undicpluto  crafifo  illinatur,  adeo  ut  idipfi  fuperius  illitum  dementer  afliir* 
gat  ad  altitudinem  pedis.  Murus  hic  quidam  quafi  clypeus  eft  aliorum  mu* 
rorum : cos  enim  tuetur  ab  ignis  calore  muros  labcfadlante:  qui  non  fadle 
refici  pofTunt,quum  ifte  leui  Opera  reparari  poflit.  Focus  uero  fiat  ex  luto,& 
tegatur  ucl  laminis  xncis, quales  funt  fornaci, in  qua  argentum  ab  a: re  feccr* 
nitur,fed  quae  particulis  eminentibus  carcant : ucl  lateribus,  fi  domini  in  ta* 
bulas  aeneas  impenfam  facere  noluerint.  Horum  latior  pars  ponatur  decli* 
uis : qno  modo  focus  pofteriore  pane  tam  altus  fit,ut  ufquc  ad  quincp  fora* 
mina  ipiritalia  pertingat  : priore  tam  humilis,  ut  pofterior  prioris  fornicis 
pars  caua  fit,alta  pedes  quatuor,  8i  palmos  tres,  ac  totidem  digitos,prior  pe 
des  qliirique, palmos  rr&,&  totidem  digitos.Quinetiam  focus  extra  forna* 
ccm  ad  pedes  fex  tctfhts  fit  lateribus.  Prope  hanc  fornacem  ad  quartum  mu* 
rum  longum,  eft  lacus  longus  pedes  tredcdni  Si  palmum,  latus  pedes  qua* 
tuor,altus  pedem  Si  palmOs  tres  tafleribus  undiqj  munitus,  ne  terra  in  cum 
inddat : in  quem  altera  parte  per  fiftulas  aqua  influit,  altera  eandem, fi  turbo 
fuerit  extraftus, terra  forbet.  In  huius  lacus  aquam  conrjciun  tur  panes  aerei, a 
quibus  argentum  Si  plumbum  funt  feparata : prioris  fornicis  pars  prior  par 
tim  claudi  folct  fore  ferrea,  inferius  lata  fex  pedes  & duos  digitos,  foperius 
aliquantum  rotundata,  altiflima  pane, quae  media  eft,  alta  pedes  tres  Si  pal* 
mos  duos.  Compofita  uero  eft  ex  feneis  bacillis  Si  bratfteis,  ad  ea  filis  item 
feneis  affixis,  Bacilla  numero  funt  feptem,  tria  tranfuerfa,  quatuor  ftatuta:  • 

quorum  quodqj  latum  eft  duos  digitos,  craftum  femidigitu : fed  infimum 
tranfuerfum  longum  eft  pedes  fex,  & duos  palmos,  medium  caridcrti  habet 
longitudinem,uipremum  incuruatu  media  parte  altius  eft,atqucfic  longius  • 
alrjs  duobus.  Sta tutoru  aliud  ab  alio  diftat  pedibus  duobus : quorum  uirun 
que  extremum  altum  eft  pedes  duos,&  totidem  palmos, media  uero, alta  pe 
des  tres  Si  palmos  duos.ex  fupremo  tranfuerfo  curuato  extant.  Si  foramina 
habent,in  quae  indufi  funt  unci  catellaru  longarum  duos  pedes.-quamm  fu* 
premi  annelli  induG  in  unum  aliquem  annellum  tertia;  catellae:  qua;  extcnfa 

N tigilli 


tigilli  caput  aliquantum  cxcifum  comploditur,  & ei  circuUoluitur,rurfus'q 
demiflaruncus  uni  alicui  ipfius  annello  iniedus  haeret.Tigillum  autem  lon« 
gum  pedes  undecim, latum  palmum  & digitos  duos,crafium  palmum, ora 
ferreum  axem,in  proxima  trabe  infixum  ,uoluitur.  Pofteriore  parte  feneum 
habet  clauum : qui  logus  palmos  tres,&  digitum  per  tigillum, qua  fubitfub 
trabem, penetrat : 8C  ex  ipfa  cxtat  altera  parte  palmum  & digitos  duos,  alte* 
ra  digitos  tres,  qua  perforatus  eft,ut  annellus,  in  eo  infixus,  ipfi  obftet,ne  ex 
tigillo  excidat : nam  ea  pars  uix  crafla  eft  digitum,  quum  altera  teres  craffior 
fit  digito.  Is  dauus,  quum  foris  demittitur,  fub  trabem  fubit,  & fecit,  ut  ibi 
retenta  prorfus  non  decidat. Idem  obftaqne  ferrea  lamina  quadrangula, 
nuar  ante  ipfum  comploditur  tigillum,  8C  cui  iniedus  eft  annulus  longi  uru 
ci,de  capite  decidat.Catena:  autem  ferres?, longj  pedes  fex,infimus annulus 
iiiclufuseft  in  annulo  fibula?  utrincp  in  dextrum  fornacis  parietem  a&e,  & 
plumbo,  in  foramina  infofo,  firmatae.  Vncus  uero  fuperius  ex  annulo  pen* 
dens, in  uno  aliquo  annulo,  cum  foris  attollitur,  includi  folet : cum  drnutti» 
tur,&  ex  eo  eximi, & in  fupremum  imponis 

Parietes  A.  Fomixfrior  b.  Fornix pojlerior  c.  Murus  in  eius par- 
tecaua  d.  Murus  interior  e.  Foramina  r.  Caminus  c.  Fo- 
cus h.  Lacus  i.  Fiftula  k.  Turbo  t.  Forisjerrea  m.  ‘Bacilla 
tranfiserja  n.  Bacilla fiatuta  o.  BraBce  p.  BaciUonsmfirami- 
na  Qi.  Catella  r.  Ordines  laterum  S.  Repagulum  T.  Eius  au-, 
fa  v.  Tabula  anca  x. 
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Terio  die  magifter  aggrediatur  opus  principale  perficere.  Primo  totcar* 
bones,  quot  capit  alucus,  in  folu,  quod  cft  ante  focu,  conrj  ciat,  & prunis,ad 
cos  additis, accendat.Cadentcs  carbonib.  in  panes  inicftis, batillo  ferreo  fu= 

N x perinqri^. 
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perinfjdat,  acqualitercp  difpcrgat.  Batillum  longu  fit  palmos  tres  & digitu. 
latum  palmos  tres:eius  manubriu  ferreum  longu  palmos  duos, ligneum  pe< 
des  x.  utadpofleriorc  fornacis  pariete  pertingat.  Cum  panes  fathifcentes 
iam  excadefcunt,quod  eis,  (i  aes  bonu  & duru  fuetit/cfquihorx  fpado  acci* 
dicfi  malu  & fragile,  poif  duas  horas, tunc  torrefador  ad  ipfos  addat  carbo 
nes,qua  cos  deficere  uidentur:  qs  carbones  poflca  per  patens  (paciu,  quod 
utrincp  eft  inter  pariete  & forem  dcmifTam,in  fomaceinrjriatid  uero  latu  (it 
pede  o£  palmu.rorem  aut  demittat,  cum  recrementis  primu  effluentib.uiam 
conto  aperi  c^d  fit,poftcp  horae  quincp  abierint:  & iccirco  quidem  foris  fub 
fuprema  fomids  parte  cauam  ad  pedes  duos  et  toride  digitos  demittitur, ut 
magi  fler  uini  caloris  fuftinere  pofTit.  Sed  qua  panes  defidet,ea  carbones  no 
funt  adrj  ciert  di.ne  linquentur.  Quod  (I  panes, ex  malo  & fragili  (re  conflati, 
cum  panib.ex  bono  & duro  aere  c5fe&s,torrentur,faepen umero  ars  adeo  in 
urjs  infidere  folet,ut  contus  adadhts  in  eas  penetrare  non  poffit.Ii  ferreus  (it, 
& logus  pedes  fex  atep  palmos  duos:  in  quo  manubriu  ligneum  includatur 
longu  pedes  quincjj. Deinde  rutro  recremeta  detrahat  de  foco  ad  dextra:  id 
ex  b radica  ferrea  facftu  priore  parte  : latum  fit  pedem  & palmum : mox  pau< 
latim  anguflius  fiat  manubriu  uerfus.  Altum  uero  exiflat  palmos  duosicius 
manubriu  fciteum  fit  longu  pedes  duos,  Iigneu,in  hoc  indufum,  decem. 

Foris  demtjffa  A.  Contus  a.  Panes fathifcentel  C.  Lateres  D.  Forceps  e. 


Cum  autem  panes  fathifcentcs  fuerint  torrefit  Ai,  magifter  forem  eo,  quo 
dixi  modo,fubleuet:repagulum  quocp  conto  uncinato,  irneius  anfa  inclufo, 
ex  dextri  muri  foramine  trahat  in  foramen  finiftri:atcp  inde  retra Aum  repo» 
nat  tum  contis  uncinatis  ipfc  8C  magifter  extrahant  panes  (athifccntibusop 
pofitosimox  de  lateribus  detrahant  panes  fathifcentes.V ncus  autem  quifq? 
fit  altus  palmos  duos, latus  totidem  digitos, crafTus  unum : eius  manubnum 
ferreum  fit  longum  pedes  duos,  ligneum  undecim.  Sunt  enarn  ipfis  raftri  bi 
dentes  quibus  torrefit  Ai  panes  extra  Ai  trahantur  ad  latus  finiftrum,ut  foret 
pe  prehendi  polT.nt : eorum  dentes  cufpidati  exiftant,  alti  palmos  duos,  lati 
totidem  digitos,  craffi  unum.  Eorundem  manubrr)  pars  ferrea  fit  longa  pe» 
dem  lignea  pedes  nouem.  Panes  torrefaAos,  a magiftro  & miniftfis  e foco 
exemptos,  alq  forcipibus  prehendentes  in  lacum  quadrangulum,  aqua  fere 
plenum,inijciant:qui  forceps  longus  fit  pedes  duos  & palmos  tres.  Eius  ma 
nubrium  utruncp  teres  & digito  craflius,  pofteriore  parte  ad  latus  rcAa  ex» 
tet  palmum  & digitos  duos:  utraqj  chela  priore  parte  lata  fit  fefquidigitu  8C 
acuta,  pofteriore  crafla  digitum,  deinde  paulacim  tenuior.  Hx  cum  coeunt, 
pars  caira  fit,lata  pafmos  duos  & totide  digitos.Pancs  autem  torrefaAi,  qui 
ftillant  xre,  ftatimin  lacum  inrjcicndi  nonTunt:quoddifliliant,&  tonitru  in 
ftar  fonitum  reddant:ijdem  panes  rurfus  ex  lacu, duobus  aflenb.tranfucrfis, 
in  quibus  ftent  operarq.fupennicAis  ipfi, forcipibus  mox  eximanturquan» 
to  enim  citius  ex  eo  fuerint  exempti,  tato  facilius  ex  ipfis  xs.quod  cinereum 
colorem  contraxit, decutitur.Poftremo  magifter  fpatha  lateres  adhuc  calen 
tes  de  foco  parumper  leuet: ea  longa  fit  palmu  & digitos  duos,  inferius  acu» 
ta,&  lata  palmum  & digitum, fuperius  palmumrqua  manubriu  uerfus  fiat  te 
res:cuius  pars  ferrea  fit,fonga  pedes  duos,lignea  feptem  8i  femiflem. 


for  ii  JuiLua  A.  Contus  'vncituutu  b.  Rfjlrum 
tidem  c.  Forceps  o.  Lacus  e. 


Quarto  dic  magifter  primo  extrahat  fpinas,q  in  utjs  fubfedcrunchar raw 
jis diuites  funt  argenti,  cp  qux  confetfl®  funt,  eum  fjannuab  irefccm, 
L.E  tenim  panes  torrefacti  ftillant  xre  pauco,fcd  reliquo  (hno  fere  toto  ex 
,uo  fpinx  c5 ftant: certe  quide  cum  acris  torrefetfi  centupondio  argenti . an 
tummodo  femuncia remanere  dcbeat,interd5 drachmx  tres  rem  an  en  • 
inde  torrcfatffor  de  laterib.metalla,q  ad  cos  adhxrent,  malleo  decutut.Utre 
coquantur.  Alt)  uerd  lateres  fub  p.la  fubiccffps  contundant  & !«£•*** 
plumbu fic etiam colletfb rccoquantur:magifter,cum has rcsau«ta  , 
locis  repofucrit,  opus  diurnu  perfecit.  At  miniftri  panes  torrefaCo  ,p 

modie  ex  lacu  exemptos,  truncis  quemis  impolitos,  pnmo  malleis  • 

percutiant,  ut  f s cinereu  de  ipfisdecidat.deinde  eorundem  pania  bn» g 
in  quibus  idem  xs  ineft,malleis  cufpidatis  excauet.  Mallei  terct£.s  , ff 
palmos  tres  & digituiquorum  altera  pars  fit  teres  & lata  ac  craffa  duo 
tos:altera,qux  acuta  (it,lata  digitos  duos  S£  dimidiu.  Mallei  uero  P 
cum  eandem  habeant  longitudine,  quam  teretes, altera  parte  fint  cuipi  w 
altera  acuti.  S jd  cufpis  ex  quadragula  fuperiore  parte  paulatim  hat  tc  • 

Hfc  autem  eft  natura  xris,ut,ciim  torretur,  colorem  cinereu  contra  a -q 
uerd  tale  xs  in  fc  continet  argentum, recoquatur  in  primis  fomaabus. 

Lacus  a.  csijjcr  s.  Forceps  c.  PanestorrefaEli  exlacutxtraEh  D- 

Truncus  s.  Molitus  teres  F.  Malleus  cufbiswus  a.  _ _ 
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De  ratione, qua  panes  scrci  fathifccn  tcs  torreri  tur,  fatis  dixi : riunc  dica  dc 
modo,  quo  ex  tjfdem  torrefadlis  rurfus  *s  conficitur.  Hi  autem,  ut  arris  ipc* 
ciem  quodamodo  amiflam  recuperent, coquanturin  fornacibus, quaru  qua 
tuOt  fint  ad  fecundum  murum  longum  in  ea  domicilrj  partc,quac  cft  inter  fe 
eundum  & tertium  murum  tranfuerfum:  cuius  fpacium  longum  cft  pedes 
tres  8c(exaginta,  atep  palmos  duos. Cum  ucro  quacqs  fornacum  occupet  pe 
des  tredecim.utruncp  fpacium, quorum  alterum  cft  ad  dextrum  latus  prima: 
fornacis, alterum  ad  iiniftru  quarta:,  latum  fit  pedes  & palmos  trcs,mediuin 
fpacium, quod  cft  inter  fecundam  & tertiam  fornacem,  longum  erit  pedes 
fex.  In cuiufcp honlm  trium  fpadoru  medio  fitoftium  latum  fcfquipcdcnr,’ 
altum  pedes  fex:  quorum  medium  commune  fit  utriufcp  fornacis  magiftro : 
quarque  fornax  proprium  caminum  habcat:qui  inter  duos  camini  longi, fu* 
pra  deferipti,  parietes  afTurgcns  inriitaturduobus  fornicibus  & muro  coma 
muni.  Is  fit  in  medio  duarum  fornacum  longus  pedes  quincp,  altus  decem, 
crafTus  duos.  Ante  hunc  murum  fit  pila  communis  duobus  duarum  forna* 
cum  prioribus  fornidbus,  craffa  pedes  duos  Sl  totidem  palmos,  lata  pedes 
tres  & dimidium.  Itacp  fornicum  prior  ex  hac  pila  cSmuni  pertineat  ad  alte* 
ram  pilam  ei  coinuncm  cum  altero  riufde  fornacis  fornice : is  nero  ex  fccun* 
domuro  longo  dextrorfum  ad  eandem  pilam  pertineat : q inferius  crafla  8C 
lata  fit  pedes  duos,&  totidem  palmos.Scd  prioris  fornicis  fpacium  uacuum 
• N 4 fiqlora 
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fit  hmgum  pe<!es  nouem  & palmu:altiore  cius  pane  altum  pedes  ofto.Eius 
uero,qui  a latere  dextro  eft,  fpacium  fit  longum  pedes  quincj  & palmum, al 
titudo  alteri  aequalis:  uterqj  autem  fornix  aeque  altus  exiftat  aemums  com* 
munis.  His  certe  fornicibus  muro  communi,  muri  camini  innixi  obliqui 
aflurgentes  fic  cotrahuntur  ut  fuprema  parte,  qua  fumus  eludatur,  fpacium 
fiat  longum  pedes  odo, latum  pedem  & palmos  tres.  Quartus  uero  camini 
paries  eltrcdus  ille  fuperfccundu  murum  longum  ftatutus.Vt  autem  mu* 
rus  medius  communis  eft  duabus  fornacibus,  ita  murus  fuperftniftus  duo* 
bus  caminis:atcp  hoc  fanc  modo  fe  habeant  alrj  camini.  Ac  primo  quacqj  fot 
nax  longa  fit  pedes  fex,  8f  palmos  duos,lata  pedes  tres  & palmos  duos, alta 
cubitum. Cuiufqj  etiam  pars  pofterior,  ad  fecudum  murum  longum':  prior, 
uacua.  Primae  latus  dextrum  item  uacuum  & decliue,  ut  recrementa  detrahi 
poftint:  finiftrUm  ad  murum  communem,  ubi  inurum,ex  lateribus  luto  con 
glutinatis  fadhim,  habeat,  qui  murum  comunem  ab  iniuria  ignis  tueatur  at* 
que  defcndat:contra  fecundae  fomads  latus  finiftri!  uacuum  fit,  dextrumad 
murum  comunemmbi  etiam  ipfi  fuus  murus.qui  igni  tutamentum  fit.  Dem 
de  cuiufcp  fornacis  pars  prior  extruatur  faxis  quadragulis,  media  terris  com 
pleatur:  tum  quaccp  fornacum  ad  fecundum  murum  longum,  qua  in  ciusfo» 
raminc  & fomice.qui  a tergo  eft,  collocatur  fiftula  aerea,  foucam  habeatjro* 
tundam,  latam  pedes  duos  Sc  totidem  palmos,  quae  a muro  communi  abfit 
pedes  tres.  Poftrcmo  fub  cuiufcp  fornacis  fouca  ad  altitudinem  cubiti  fitla* 
tens  humoris  receptaculu,  alrjsafTimile:  cuius  canalis  ftrueftilis  pcnctransin 
fecundum  murum  longum  declinet  ad  latus,  dextrum  quidem  prima:  foma 
cis,finiftrum  uero  fecundx.  Magiftcr  autem  primo  catinum,  G aes  proximis 
diebus  in  eo  fuit  confcdlu,  exrindat  fpatha  lata  digitos  tres,  longa  totidepal 
mos:cui  manubrium  ferreum  fit  longum  pedes  duos,  erafliim  fcfquidigitu: 
ligneum  uero,in  eo  inclufum,  teres,»  longum  pedes  quincp,  craflumaddi* 
gitos  duos.Deinde  altera  fpatha  cxciforia  eundem  catinum  xquecipfa  fit  Ia 
ta  palmum,longa  palmos  duos.  Eius  manubrium,  partim  ferreum, parnmli 
gneum,  omnino  fimile  priori.  Tum  pulucrem  terrenum  &C  carbonu  in  cum 
inrjciat,aquam  afFundat,fcopis,quibus  pertica  eft  infixa, uerrat.  Mox  in  cun 
dem  catinum  conrjciat  puluerem  compofitum  : qui  habeat  pulucris carbo* 
num  cribrati  cifia  duo,pulucris  terreni  item  cribrati  totidem  cifia,arcna:Hii< 
uiatilis,  quam  cribrum  anguftifsimum  tranfmifi  t,  alueos  fex.  Is  puluis  aeque 
ac  ille,  quo  cxcotftores  utuntur, -aqua  confpcrfus,  priufqtiam  conijcianir  in 
catinum,  madefiat,  ut  manibus  niuis  inftarin  pilx  figuram  formari  polsiu 
inietftum  primo  magiftcr  pugnis  aequet  atque  tundat:  deinde  duobus  pu 
ftillis  ligneis : quorum  utrunque  longum  fit  cubitum  jutrunquehabeatu’ 
trinque  caput  teres, fed  alterum  latum  palmum,altcrum  tres  digitos  :utrun* 
que  in  medio  fit  anguftius,ut  manu  teneri  poffit.Tum  iteruin  catinum  con* 
rjciat  pulucrem  madcfatfhim^iterumcp  cum  pugnis  aequet,  ac  rjfdcm&.p1' 
ftillis  tundat:  quinctiam  afccndcns  8C  digitis  infiftcns,margincm  catini  p an 
tis  xquet.  Poftea  catino  aequato,  ficcum  puluerem  carbonum  infpcrgat, 
iterum  eundem  piftillis  tundat : fed  prius  anguftioribus  eoru  capiubus, po* 
ftcrius  latioribus.  Deinde  catinum  percutiat  marculo  ligneo,  longo  pc  » 
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duos : cuius  utruncj  caput  teres  fit,&  latum  digitos  trestmanubriu  ligneum 
logum  palmos  duos,crafTum  fefquidigitu.  Poltremo  ih  catinum  inrjciat  tan 
tum  cinerem  purum  8c  cribratu, quantus  utraqj  manu  comprehendi  potefh 
ac  in  eum  infundat  aquam : & fumpto  panno  lineo  trito,  eundem  cinere  ma 
dido  oblinat.' Catinus  autem  rotundus  & decliuis  fiat : atcp.fi  ars  ex  optimis 
panibus  torrefatfhs  confidtuf,  latus  pedes  duos,  alnis  unum : fin  ex  alrjg.  Ia» 
tus  cubitu, altus  palmos  duos.  Magifter  praeterea  habeat  laminam  ferream 
urrincp  recuruatam,  longam  palmos  duoS,latam  totidem  digitos : ea  margi 
nem  cauni,!!  fuerit  altior  quam  par  fit,amputet.  At  fiftulae  aenes.qtia:  dedi» 
uis  polita  ex  muro  eminet  extat  palmos  tres,fuperiori  parti  & utricp  eius  la« 
ten, ne  aduratur, lutum  c rallum  illinat : inferiori,  tenue : nam  eam  margo  ea* 
tini  fere  attingit : aes,  riim  catinus  ipfo  liquefacio  fuerit  plenus,  ungit : quin 
muro, qui  eftlupra  fiftulam,ne  uitium  faciaqlutum  illinat.Item  alteri  parti  la 
minae  ferresU,  longae  pedem  & palmos  tres,  altae  pedem  : quam  prope  cati* 
num  ad  latus  fbd  dediue  fupra  lapillos  ftatuat,  ut  recrementa  fub  ipla  efflue 
re  poflilntAlrj  lamina*  non  fupponunt  lapillos,  fed  ex  ea  inferius  cxdndunt 
particulam  logam  digitos  tres,  altam  totidem.  Verum  laminam, ne  decidaq 
bacillum  ferreum  muro,  furfiim  uerfits  ad  palmos  duos  & totidem  digitos, 
infixum  teneat : id  extet  ex  muro  palmos  tres. 


Fomacu ficus  a.  Caminus  b.  Pilacommunis  c.  cyilte- 
rdcoLsmna  D.  Murus communu poH pilam  communem  efi,&> 
'viden  nonpotcH : Fornicet  e . Murus  tjui  communem  murum 
di  iniuria  ignium  tuetur  T.  Foued  a.  Secundus  murus  lon- 
gus h.  Ofiissm  i.  Spatha  K.  altera /patha  L.  Scofd 
qssilsss pertica  eH  mfixd  m.  PifiiSd  k.  Marculus  ligneus  o< 
Lamina  t,  Lapilli  Q.  TUctUum ferreum  r. 


. . I 

Tumba» 


Tum  batillo  ferreo, cui  manubriu  ligneum  longius  lex  pedibus  prunasin 
catinuinrjciat,uel  carboncs,quos  pauds  prunis,adeosadie<ftis,acccndacOC 
prunis  fuperponat  panes  torrefados,  qui,  fi  ex  arre  fuerint,  cui  prima  bonu 
tas,  centupondia  tria,  uel  tria  & dimidiu  pendant : fi  ex  a-re,  cui  fecunda  bw 
nitas,duo  & dimidiu : fi  ex  eo.cui  tertia,tantum  duo.  Qui  uero  a?ris,cui  pne 
cipua  bonitas,  centumpondia  fex  imponunt,  hi  catinfi  latiorem «alnorem 
feriunt,  fsed  infimus  panis  torrefa&us  a fiftula  diftet  duobus  palmis,  erten 
longius.  Etenim  quitrti  inferiores  liquati  fuerint,  fuperiores  delaplt  propius 
ad  mhilam  accedunt.  Quod  fi  non  delabuntur,batillo  uel  altera  fpat  a nw 
ueri  debent.  Batillum  autem  longum  fit  pedem,  latum  palmos  tres  *.  'gl* 
tos  duos.  Eius  manubrrj  pars  ferrea,  longa  palmos  duos,  lignea  ped«no< 
uem.Circum  panes  torrefa&os  carbones  longi  & magni  locandi  iunt . m 
ftula  mediocres.  His  omnibus  ordine  difpo  fitis  ignis  acrior  natu  ro  ium 
citetur.  Quum  uero  ce  re  iam  liqucfccnte  carbones  flammant,  tunc  map 
contum  terreum  in  medios  infigat,  ut  ipfi  flatum  conripere,flammac  u 
ri  pofTit:  qui  contus  cufpidatus  longus  fit  pedes  duos  6c  dimidium. 
ro  manubriu  ligneum,  quatuor.  Panibus  partim  liquefadis  magilter  cg 
fus  ofho  per  (i (miam  aeneam  infpectet  catinum ; fi  aduerterit  recrementa 
mis  ad  os  fiftula;  adhaerere,  flatumcp  follium  impedire, contum  ™Tclj,ra(]0|) 
cinatum  in  fiftulam  inter  nares  folliu  immittat,&  eum  circum  os  filtu  * u 
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uens  recrementa  ab  ipfo  remoueatrqui  uncus  (it  altus  duos  digitos.Eius  ma 
nubrrj  pars  ferrea  longa  pedes  tres, lignea  totidem  palmos.  Atque  tunc  tem 
pus  eft  contum  fub  lamina  infigere,  ut  recrementa  effluere  poflint.  Cum  ue* 
ro  panes  omnes  liquefa&i  in  catinum  influxerint,  tunc  ex  sere  rapiat  experi» 
mentum,tertio  conto  terete,&T  prorfus  ferreo,  longo  pedes  tres,cra(To  digi* 
tum,habente  cufpidem  chalybca  tum, ne  hifcens  ars  in  fe  recipiat.  Hunc  con* 
tum  altero  folle  compreflo  per  fiftulam  inter  utnufcp  narem, quam  poteft  ce 
lerrime  immittat  in  catinu.  Rapiat  ucro  experimentu  bis,  ter,quater'ue,  imo 
ufqj  dum  intelligat  ars  perfedle  coiftum  efle.  Si  aes  bonu  fuerit,  facilead  con» 
tum  adhaeret,  tunccp  duobus  tantummodo  experimentis  ipfi  opus  eftrfi  bo 
num  non  fuerit,pluribus.Etenim  necefle  habet  id  tandiuin  catino  coquere, 
ufep  dum  ipfi  ad  contum  adhaerenti  orichalceus  color  infidere  uideatur.  At» 
que  fi  eius  brafteolar  arrear  pars  tam  fuperior  quam  inferior  facile  frangitur, 
aesperfeifte  codfu  efle  fignificat.  Conti  autem  cufpidem  in  parua  incude  fer» 
rea  locet, &T  de  ea  bracfteolam  malleo  decutiat. 


Contuf cu/pidatm  A.  BraBeola  area  B.  hem  c.  Mallem  D. 


Quineriam  fi  aes  non  fuerit  bonum,  magifter  recrementa  detrahat,  bis, 
ter 'que, fi  res  hoc  poftulauerit : primo, quum  aliqui  panes  fuerint  liquefacffi: 
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fecundd  cum  omnes:tertid,cum  xs  aliquandiu  fuerit  coftum.  At  fi  xs  frient 
bonum,rccrementaanteaquam  opus  perficiatur,  detrahere  necefle  non  eft: 

fcd  detradhmis  recrementa  utriufqj  follis  tigillum  deprimat,  & fuptr  utruru 
que  ftatuat  lignum  longum  cubitum,  latum  palmum,  fuperiore  parte  dimi» 
dia  excifum,ut  fub  ferreum  dauum,pof)tcriori  ligno  perforato  infixum, fubi 
re  poffit.Idcm  agat,cum  xs  pcrfede  codum  fuerit.  Tunc  uero  miniftcrlami 
nam  remoucat  forcipe,longo  pedes  quatuor,&  palmos  trestcuius  chdxeir 
citer  pedcrri  longx  lint : etenim  earum  pars  reda  palmos  duos  & tres  digu 
tos.curuata  palmum  & digitum.Idem  miniftcr  batillo  ferreo  maiores  carbo 
nes  conrjciat  in  foci  partem, qux  eft  ad  murum, qui  alterum  murum  ab  initu 
ria  ignis  tuetur,  & eos  coaceruct,  ac  aquis  affiifis  partim  reftinguat.  Venim 
magifter  xs  bacillo  colurno,etiam  in  catinum  immiflo  bis  agitet : pofteare» 
crementa  detrahat  rutro  : quodconftatexfpatha  ferrea  lata  & acuta.  Se  alni 
ligno : fpatha  fit  lata  fefquidigi tum, longa  pedes  tres : manubrium  ligneum, 
in  eius  parte  caua  inclufum,longum  totidem  pedes.  At  alni  lignum, in  quod 
fpatha  cftinfixa,  fpccicm  quandam  gerat  rhombi,  longum  ucro  fit  palmos 
tres  & digitum,laturn  palmum  8 C digitos  duos,craftum  palmum.  Moxfco* 
pis  fumptis  cum  puluerc  carbonum,  & carbunculis  catinum  totum  conum 
rat,ncxs,priufquarn  ei  conducat,rcfrigcrctuntum  tertia  fpatha  refccetretre 
menta, qux  ad  marginem  catini  adhxlcrunt : calongafitpalmos  duos, lia 
palmum  &C  dlgitum.Eius  manubrrj  pars  ferrea,  loga  pedem  & palmos  tres, 
lignea  fex  pedes.  Deinde  iterum  recrementa  detrahat  de  catino : qux  mini* 

fter  nunquam  aqua  affiifa  reftinguat,  ut  alia  recrementa  reftingui  folent,ftd 

eis  paucam  aquam  infpcrgat,  & linat  refrigerari : fi  xs  bullauerit,  bullas  fpa* 
tha  deprimat  tum  aquam  muro  & fiftulx  affundat,  ut  tepida  dcfluatincati* 
num.  Etenim  xs,  fi  frigida  in  ipfum  calidum  ftatim  fuerit  infula,  diflipatur. 
Certe  fi  tunc  lapillus,  uel  lutum,uel  lignum,  ucl  carbo  madidus  in  id  incide* 
rit, catinus  xs  omne,  magno  cumfonitu,  qualis  eft  tonitru, cuomit,  & quic* 
quid  tetigcrit,lxdic,&  incendit.  Poftha'c  aflcrculum  excindendo  curuatura 
ad  priorem  catini  partem  apponat:  Is  longus  fit  pedes  duos,  latus  palmum 
digitos  duos,  craflus  digitum.  Mox  xs,  quod  ineftin  catino,  cunco  fer* 
reo  ili  partes  fecare  debet : is  longus  fit  pedes  tres,  latus  digitos  duos,priorc 
parte  ad  digitos  duos  chalybeatus : cuius  manubrium  ligneum  item  pedes 
tres  fit  longum.  Efunc  auterri  cuneum  aflerculo  curuato  imponat,  & in  xre 
infixum  agitando  deprimat : quo  modo  in  uacuumxris  fparium  aqua  m* 
fluit,&  panem  a reliquo  cius  corpore  feparat.Si  xs  fatis  pcrfetffe  codhwino 
fuerit,  panes  fiiiritnimiscrafli,&nonfarileex  catino  eximi  poflunriquen* 
queucro  panem  mox  miniftcr  forcipe  prehenfum  & fublatum  in  aquam, 
quam  contineat  labrum, immergat : & hunc  primum  fcorfim  reponat,ut  ma 
gifter  cum  ftatim  recoquat:  nam,  quia  aliquid  recrementiad  eumadhxret, 
um  perfectus  no  eft,quam  qui  ipfum  fubfcquitur.Quin  fi  xs  non  fuerit  bo< 
num,duos  priores  panes  reponat : tum  iterum  aquam  muro,&  fiftulx «*un 
dens  fecundum  panem  cxcindat:  quem  miniftcr  item  in  aqua  imm«fum,m 
officinx  folo  reponat,  cicp  reliquos  omnes,  eodem  modo  excifos,fuprt'm< 

ponat.  Qtri  fi  xs  fuerit  bonu,  erunt  rrcdecim  aut  plurcs : fi  non  fuerit, minus 
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multi : atcp  «iam  fi  xs  fuerit  bonu, unam  operae  partem,nam  in  quatuor  par 
tes  diftributa  eft,duab.horis  magifter  perficit : fi  mediocre,  duabus  & dimi 
dia:fi  uile, tribus.  Alternis  autem  in  uno  catino,  alternis  in  altero  panes  torre 
fatftos  recoquat  :fcdminifter  quam  primum  panes  omnes,  ex  altero  catino 
excifos, aqua  reftinxeri  t,laminam  ferream,  qux  eftin  priore  fornacc,forcipe 
reponat  in  fuo  loco,&  carbones  batillo  in  catinum  reijciat:dum  hoc  fuu  mu 
nus  cxcquitur  magifter,  interea  rcmoueat  ligna  a tigillis  folltu,  ut  in  alrjs  pa* 
nibus  recoquendis  tertiam  operg  partem  confumat.  Hoc  prxtereundu  non 
elfcfi  particula  alicuius  inftrumcnti  ferrei  cafu  in  catinum  inciderit, aut  ab  ho 
mine  malcuolo  inietTta  fuerit,  gs,anteaquam  ferrum  confumatur, confici  non 
poteft : quo  modo  duplicatus  labor  in  id  infumitur.  Ad  extremum  minifter 
carbones  candentes  omnes  extinguat:&  malleo  lutum  ficcatu  ex  ore  fiftulx 
aeneae  decutiat. Is  altera  parte  cufpidatus  fit,al tera  teres.  Manubrium  habeat 
ligneum  quincp  pedes  longum.  Quoniam  uero  periculum  eft,ne  xs,fi  pom 
pnolyx  & fpodos,  quae  adhxferunt  ad  murum  & parietem  ei  fuppofitu,  de» 
cidant  in  catinum, diflipetur,eas  interdu  abftcrgattfed  lingulis  hebdomadis 
florem  acris  ex  labro  acjuis  effufis  eximat:  in  id  enim  de  panibus,  cum  reftin» 
guuntuf,decidit.Porro  folles, quibus  rr  agifter ille  uti tur,ab  alrjs  difFerut  ma 
gnitudineinam  eorum  tabulata  funt  longa  pedes  fejjtem  St  femiflcm.poftc» 
riore  parte  lata  pedes  tres,priore,qua  caput  attingunt,pede  & palmos  duos 
ac  totidem  digitos. Caput  uero  longum  eft  cubitu  St  digicu.pofteriore  par» 
te  latum  cubitum  & palmum,  deinaepaulatim  anguftius:  follium  nares  con 
ftringuntur  catena  ferrea : quam  coercet  batillum  craflum, cuius  alterum  ca< 
put  penetrat  in  terram  adlecundimuri  longi  tergum:  alterum  fub  tignum, 
quod  prioribus  tignis  perforatis  eft  impoGtu,fubit.  Exdem  nares  fic  collo» 
cantur  in  fiftula  xnea,ut  ad  palmum  unum  abfint  ab  ore:quod  latum  efle  de 
bet  digitos  tres, ut  flatus  eo  uehementius  perangufbas  elucfletur. 


Catinus  a.  c^jjerculus  b.  Cuneus  c.  Panes  ex  are, cu- 
neo dtutjofaEh  o.  Forceps  e.  Labrum  F. 
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ex  acre  «plumbo  conflaris, dum  ftannu  ab  aere  feceni«etur, ortae  funt:& ad 
toridcm  centumpondij  partes  fpinarum,  quae  de  panibus,  cx  fomel  recoctis 
(pinis  coflacis  eodem  modo  ortae  funt,addatur  plumbi  depauperati  centum 
pondium,  molybdenae  dimidiu:fin  officina  abundat  fpuma  argenti,  ea  in  Io 
cum  plumbi  depauperati  fupponatur.  Vel  ad  idem  podus  primarum  (pina* 
rum,&  ad  centumpondii)  dimidium  (pinarum,  qui  de  panibus, exbis  reco 
<ftis  fpinis  conflaris, (imili  modo  ortae  funt : &f  ad  quartam  ccntupondij  para 
tem  fpinaru,  quae,  dum  panes  fathifcentes  torrerentur,  nata:  funt,  adrjciatur 
fefquicentumpondiufpumi  argenti  & molybdenp:  utrocp  modo  ex  tribus 
centumpondrjs  fit  panis  unus,  fciufmodi  uero  panes, cxcocflor,  fingulis  die* 
bus  plus  minus  quindecim  conficiat:  qui  diligenter  curet  ut  res  metallic£,ex 
quibus  antecedens  panis  conflatur, prius  retfle  atque  ordine  effluant  in  cati* 
num  quam  aliae,ex  quibus  infequens  confidtur.  Quincp  autem  panes  fimul 
in  fornace, in  qua  ftannu  feparaturab  gre,col!ocentur:qui  centumpondia  fe 
requatuordecim  pcndunt:nam  recrementa, inde  conflata,plcruncp  centum 
pondium.  In  tot  uero  panib.  argenti  libra  & unciae  ferme  duae  infunt:at  ftan 
num, quo  hi  panes  ftilIant,centumpondia  feptem  & dimidium  pendit, quo* 
rum  quodcjj  argenti  fefeundam  in  fe  cotinet : fed  fpinae  tria  centumpondia, 
in  quoru  fingulis  argenti  feri  uncia  ineft:  panes  fathifcentes  centumpondia 
duo  & quarta  panem:  quae  omnia  argenti  ferme  fefeundam  in  fe  continent. 
Attamen  hic  pro  fpinarum  uarietate  multum  uanant:«enim  in  fpinis, quae 
de  panibus,  ex  ite&  plumbo  conflaris,  dum  ftannumabacrefecemeretur, 
ortae  funt,&  quae  de  panibus  fathifcenribus  dum  torrcrentur,argenti  undae 
fere  duae  infunt,in  cactcris  unda  no  iritcgra.Sunt  aliae  praeterea  fpinae,de  qui 
bus  paulo  poft  dicam.  Sed  qui  ex  acre  refiduo,  quod  in  fornace  fimili  furno, 
cum  fuperior  acris  pars  ab  inferiore  fuerit  diuifa,  remanet,  in  Carpatho  mon 
te  panes  confidunt, hi  (pinas, qui  de  panibus, cum  ftannum  pauper  uel  me* 
diocrc  ab  aere  fcccmerctur,  orti  funt : item  eas,  qui  de  panibus  ex  recotffis 
(pinis,  aut  fpuma  argenti  recodta  conflatis,  uno  in  loco  coaceruant : fed  eas, 
qui  de  panibus  ex  molybdina  conflatis  in  loco, a primo  fcparato,locant:(i 
militer  ex  panibus  fathifcenribus,  dum  torrerentur,  natas  fepararim  locant. 
Ex  his  autem  fpinis  fic  confidunt  panes.  De  primo  aceruo  fumunt  quartam 
centumpondij  partem,  dealtero  tantundem,de  tertio  centumpondium : ad 
quas  fpinas  addunt  fpumi  argenti  fefquicentupondium,&  molybdeni  di 
midium  centumpondium, atep  ex  eis  in  prima  fornace  co  Ais  panem  confla* 
re  (olent.  Tales  uero  panes  excotflores  finguli  fingulis  diebus  confidunt  ui« 
ginti.  Hic  quoqj  hadlenus,  redeo  ad  noftra.  JE s cinereum,  quod  c panibus 
torrefacftis,ut  dixi, decutitur, abhinc  aliquot  annis  infperfum  fuit  fpinis,qui 
de  panibus, ex  ire  & plumbo  conflatis,  orti  fuerunt,  quod  in  ipfo  ique,ac 
in  illis  argenti  uncii  dug  infinununc  uero  ramento, ex  cadmrjs,alrjscp  rebus 
loris  colletfto.infpergitur.  At  incoli  Carpathi  montis  is  iftiufmodi  coquut 
in  fornacibus,  in  quibus  recrementa,  qui,  dum  is  rurfus  conficeretur,  funt 
conflata,recoquuntur.  Quia  uero  id  dto  liquefcit,  & ex  fornacibus  defluit, 
adipfum  coquendu  opus  eft  duobus  excocforibus : quorum  alter  coquat: 
alter  panem  crafTum  mox  ex  catino  eximat:  hi  panes  tantummodo  torren* 
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tur,&  ex  torrefadtis  xs  denuo  conficitur.  Sed  recrementa, flue  mox  rutro  de 
metallis  mii^is  dctradla  fuerint,fiue  cum  ad  catinum  cinereum  digiti  craflitu 
dine  adhxferint,&  eum  anguftiorem  fecerint,poftea  fpathis  exc<fta,dics,no 
dlesqj  continenter  recoquantur:  quomodo  pancsduouel  tres  conflantun 
prout  multa  uel  pauca  recrementa,  de  miftura  xris  & plumbi  Iiqucfadn  de» 
tradla, recoquuntur.  Talis  autem  panis  ad  tria  centumpondia  pendere  foleu 
in  quorum  fingulisineft  argenti  femuncia.  Quinqjucro  panes  fimul  in  for» 
nace,in  qua  ftannum  fecemitur  ab  xre,colloccntur : ex  his  fit  plumbum, cu* 
ius  centumpondiu  argenti  femunciam  in  fe  continet : panes  fathifcemcsap» 
ponantur  ad  reliquos  panes  fathifcentes  uiliores : ex  quorum  utrifep  a:slu< 
tcum  conficitur.  Spinx  uiles  tunc  ortx  cum  pauds  recrementis  udioribus  re 
coquantur : ramento,  ex  cadmtjs,ali)scp  rebus  fadlo,ipfis  infpcrfo : quo  mo» 
do  lex  uel  feptem  panes  conflantur : quorum  quifep  pendit  ad  duo  centum» 
pondia:eorum  quincp  fimul  in  fornace,  in  qua  ftannu  ab  xrcfecernitur,col» 
locentur.qui  ffillant  plumbo, quod  pendit  tria  centumpondia : in  quorufin 
gulis  ineft  argeti  femuncia.  Spinx  uiliflimx  tunc  natx  tantumodo  cum  pau 
cis  recrementis  recoqui  dcbent:xs  miftum  cum  plumbo,  quod  c fornacede 
fluit  in  catinum  cinereum,  cochleari  effundatur  in  xreos  catinos  oblongos: 
hi  panes  cum  uilibus  panibus  fathifcentib. torrentur.  Spinx  tunc  ortx, adij» 
cianturad  fpinas  uiles, atque  ex  ipfis  eo  modo,quo  dixi, conficiantur  panes, 
fcd  ex  panibus  torrefadtis  efficiatur  xs : cuius  exigua  quxdam  portio  adda» 
turad  optimos  panes  torrcfa<ftos,ciim  ex  ipfis  xs  conficitur : ut  xs  ude  una 
cum  bono  permiftum,finc  dc  trimen  to,diucndi  poffit : recrementa  fecundo 
& tertio, fi  fuerit  utile, recoquantur : panes  inde  fadli  torreantur:  ex  torrefa» 
diis  conficiatur  xs:  quod  xri  bono  immifccatur.  At  recrementa, qux  detra» 
hit  magifter.qui  xs  ex  panibus  torrefadbs  conficit,cribrentur:qug  ex  cribro 
decidunt  in  uas  fubie<ftum,laucntur:qux  in  eo  remanent,  in  cifium  effiifaad 
uehanturad  primas  fornaces, & recoquantur  una  cum  alijsrecrementisiqui 
bus  etiam  infpergatur  ramentum  quod  ex  iffis  uel  tunc  natis  cadmijs  lauatis 
colligitur,  xs  quod  c fornace  defluit  in  catinum  cinercu,  etiam  cocblearief» 
fundat  in  xreos  catinos  oblongos:  quo  modo  conflantur  panes  nouem  uel 
decem:qui  fimul  cum  uilibus  panibus  fathifcentibus  torreantur : ex  torrda» 
dh's  conficiatur  xs  luteum.  Quinetiam  cadmia,apudnosuocata,fitcx  reae» 
mentis, qux  detrahit  magifter  qui  xs  ex  panib.  torrefa  diis  confici  t,una  cura 
alrjs  uilibus  recrementis  recodhs.  Etenim  fi  panes  xrei,ex  talibus  recremen* 
tis  conflati, franguntur/ragmenta  nominant  cadmiam : ex  qua  & are  lutto 
duobus  modis  ht  xs  caldarium : uel  enim  cadmix  dux  portiones  cum  una 
xris  lutei  in  primis  fornacibus  colliqucfadlg  permifccntur:uel  contra  xris  Iu 
tei  dug  cum  una  cadmix : xs  autem  quod  e fornace  defluit  in  catinum  tine» 
reum, cochleari  effunditurin  g reos  catinos  oblongos  ante  calefadtos,ut  cad 
rr  ia  & gs  luteum  bene  comifccanturtqfdem  catinis,  priufquam  gs  caldarium 
futurum  in  ipfos  infundatur,puluis  carbonum  infpergatur, & eodem  pulue 
re  g s infufum  fuperfpargatur,  ne  cadmia  & gs  luteum,  antcaquatrffccne  mi» 
fceantur,congelent:quencp  panem  ex  catino  effufumminiftcrapuluercpur 
get  lignoudem  eum  inrjciat  in  labru,in  qua  calida  infit.pulchnus  enim  fi:  ** 
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in  qua  calida  infit:pulchrius  enim  fit  aes  caldarium,!!  calida  reftinguatur.  V c 
ntm  quia  farpe  mentionem  feci  de  g reis  catinis  oblongis,  quales  efie  debeat, 
paucis  dicam.  Longi  fint  pedem  &C  palmum : eorum  pars  caua  fuperius,lata 
palmos  tres  &T  digitum, inferius  rotundata. 

Fornax  a.  Catinus  B.  Catini  oblongi  C. 


Verum  ranientu  duplex  eft,prcciofum  & uilc:illud  fit  aut  ex  cadmps  pri* 
marum  fomacum  ortis, cum  panes  confian  tur,  uel  ex  acre  &C  plumbo,  ucl  ex 
(pinis  preciofis,uel  ex  recrementis  melioribus, uel  ex  ramento  pncftantiore: 
aut  ex  purgamentis  & lateribus  fornacum,in  quibus  panes  fathifcentcs  tora 
rentur:quac  omnia  quibus  modis  tundenda  & laiianda  fint,  libro  otfiauo  ex 
plicaui.  V ile  ucro  ramentum  conficitur  ex  cadmrjs  natis,ciim  panes  confian 
turuel  ex  (pinis  uilibus,uel  ex  recremetis  deterioribus.  Excocftor  autem,  qui 
ex  ramento  predofo  confidet  panes,  ad  tria  eius  cilia  (puma:  argenti  &C  mo<  t 
% ly  bdacnac  quatuor  dfia, acris  cinerei  unum  adijdat:quo  modo  nouem  uel  de 
cem  panes  conflantur:  quorum  quincp  fimul  in  fornace,  in  qua  ftannum  ab 
»cre fecernitur, collocentur: centumpondium plumbi,quo  ftillanthi  panes, 
argenti  unciam  in  fe  continet:fpinar  feorfim  locentur:  quaru  alueus  cum  fpi* 
nis  preciofis  recoquendis  comifceatur.  Panes  fathifcentes  una  eunt  alr)s  bo* 
nis  panibus  fathifccntibus  torreantur.  At  lpintc,quac  de  plumbo,  ciim  in  fe* 
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eundis  fornacibus  fcparaturab  argento,  detrahuntur, atqt  molybdena, qur 
in  earundem  fornacu  media  catini  parte  relidet,  ac  focus,  qui  uitium  fecu  & 
ftannum  combibit,  limul  cum  paucis  recrementis  in  primis  fornacibus  eo* 
quantur:plumbum,fiue  potius  ffanum,quod  e fornace  defluxum  catinum, 
effundatur  in  catillos  acrcos.qualibus  utitur  fecretor.  Talis  plumbi  cernunt 
pondium  argenti  uncias  quatuor,aut  fi  focus  uitium  fccerit,plures  in  fe coru 
tinet:  cuius  exigua  portio  addatur  ad  aes  &T  plumbum,  cum  ex  cis  conficiunt 
tur  panes.  Si  enim  magna  adficeretur,  temperatura  ditior,  quam  par  iit,  fiet 
rct : qua  de  caufa  folertes  officinx  prxfides  (pinas  cum  alfis  fpinis  preciofis 
permifeent : molybdaenam,  quae  in  media  catini  parte  refedit,  & focum,  qui 
ftannum  combibit,  cum  alia  molybdena,  qux  in  carino  refedit.  Attamen  ali 
quot  panes  iffiufmodi  diuites  una  cum  reliquis  panibus  (fanneis,quosfecre 
tor  confecit,  rurfus  in  fecundas  fornaces  inferri  pofiunt.  Sed  incolxCarpat 
thi  montis,  fi  abuudaucrintparticulis  axis  tufi,  aut  plumbo  ex  recrementis 
confecfto,ueI  in  fomace,in  qua  panes  fathifcentes  torren tur, collecto, aut  fpu 
maargenti,eauarrjs  modis  temperant.  Prima  temperatura  habet  plumbi  ex 
fpinis  conflati  centumpondia  duo,fpumx  argenti,  (pinarum  ex  molybdfna 
cofectarum:  plumbi  in  fornace, in  qua  panes  fathifcentes  torrentur  collefri,, 
xris  minuti  fingulorum  dimidium  ccntumpondiu : ex  quibus  conflamr pa» 
nis:quo  modo  excoctores,  cum  debitam  operam  in  coquendo  confuiiiplc» 
rint,  panes  id  genus  quadraginta  confidunt.  Altera  tempcraturahabctfpu» 
mx  argenti  centumpondia  duo,  plumbi  depauperati,  uel  excrementis  con» 
flati  unum  & quartam  partem,  plumbi  ex  fpinis  confcdti  dimidium  centum 
pondium,  pris  minuti  tantundem.  Tertia  fpump  argenti  centumpondia  tria, 
plumbi  depauperati,  plumbi  cxfpinis  confedi,  xris  minute  contufi  Gngulo 
rum  dimidium  ccntumpondiurmutroqs  modo  conflatur  panis.Excodore* 
ctim  munus  coquendi  perfcccrint,pancs  triginta  confecerunt.Rationemau 
tcm.qua  apud  Rhetos  panes  fiunt,  a quibus  item  (fanum  feparatur, libro  no 
nocxplicaui.  At  argentu  hoc  modo  a ferro  fcccrnatur:  fcobis  fem  clima» 
tx  & ffibfi  pares  portiones  cofirianturin  catinum  fieftilem : qui  operculatus 
&C  oblitus  imponatur  in  fornacem, qux  aura  infpira  turbis  liquefa&s  & mr 
fus  refrigeratis  catinus  frangatur.  Maffula,  quxtin  cius  fundo  relidet  exem» 
pta,in  puluerem  conteraturad  quem  plumbi  tantundem  addatur:  in  alftro 
catino  ficftili  coda  permifeeantur:  ad  ultimum,  maffiila  inficiatur  in  earinum 
cinereum,  & plumbum  ab  argento  feparctur.  Atque  tot  &tam  uanxfunt 
rationes, quibus  metallum  a metallo  fecemitur.Modos  uero, quibus  eadem 
mifcentur,  partim  in  libro  de  natura  foffilium  otftauo  expofui,  parum  alii* 
t exponam:  nunc  ad  reliqua  pergam. 

9 

De  re  Metallica  libri  underimi  finis. 

oeoas» 


’ Digitized  by  GooJle 


43? 

GEORGII  AGRICO 

LAE  DE  RE  METALLICA 

LIBER  DVODECIMVJ. 

r A E c e p ta  argenti  difcernendi  ab  xrc,  libro  pro 
ximo  tradidi,fupcreft  ea  pars.qug  ad  fuccos  concre 
tos  pertinenqux,  quum  aliena  a re  metallica  uideri 
pofilt,  quid  caufx  fit  cur  ab  ca  fcparari  non  debeat, 
libro  fecundo  cxplicaui. Succi  autem  concreti  cono 
ficiuntur  uel  ex  aquis, quas  na  tura, aut  ars,fuccis  in* 
fecit,uel  ex  ipfis  fuccis  liquidis, uel  ex  lapidibus  mi* 
ftis. Initio  folcrtcs  homines  cum  uiderct  aquas  quo 
rundam  lacuu,  natura  fiicci  plenas,  folis  ardorib.  fic 
catas  confpiiTari,atcp  ex  eis  fieri  fuccos  cocretos,  ucrifimilc  elteos  aquas  afsi 
miles  alijs  in  locis  iniudifle  uel  corriualTe  in  arcas,  ad  aliquam  altitudine  de* 
prcfias,ut  ipfas  etiam  folis  calores  condenfarenr.  Deinde,  quia  uidcrentifta 
ratione  fuccos  concretos  tantumodo  xftate  c5fici  po  fle,  nec  tamen  in  omni 
bus  regionibus,  fed  in  calidis  & temperatis  iolum,in  quibus  xftiuo  tempo* 
re  raro  pluit,  eas  quocp  in  uaiis  igne  fubierio  coquere  ad  fpiffitudinem  ccc* 
pifle : quo  modo  omnibus  anni  temporibus  in  omnibus  regionibus,  etiam 
frigidiflimis  cx  aquis  fuccofis,  fiuc  natura,  fiucarseas  infecerit,  coriis  fucci 
concreti  confici  poflunt.Poftea  cum  quofdam  lapides  uftos  (lillare  fuccis  ui 
derent,  cos  in  ollis  coxifle,  ut  etiam  fic  aliquos  fuccos  concretos  efficerent. 
Sed  quot  & quibus  rationibus,  eorum  quifcj  confici  poffit;  operxpnrccium 
eft  cognofcere.Itacp  ordiar  a faleiqui  fit  aut  ex  aqua,qux  uel  naturaliter  falia 
eft,ucl  talis  hominu  operis  effeifta : aut  ex  diluto  falfo,aut  cx  lixiuio  item  fal* 
fo.  Atcp  aqua  quidem  naturaliter  falia,  aut  in  falinis  a folis  ardorc,aut  in  cor* 
tinis  uel  ollis, uel  follis,  ab  ignis  calore  confpiiTata  uertiturin  ialem.  Qux  uc 
ro  arte  falia  eft,  igne  deniata  in  eundem  falem  mutatur.  Salinae  autem,  fi  lori 
ratio  ita  fcrt,ac  ipia  res  hoc  poiluIat,fodicndx fun t : nec  tamen  plures  quam 
utile  fit.  Tantum  enim  falem  conficere  debemus,  quantum  poffumus  diuen 
dere.  Si  uero  earum  altitudo  modica  & planicies  aequata,  ut  omnes  aqua: 
folis  caloribus  (iccentnrin  falem : quinctiam  arcae  {alinariae,  ne  combibant 
aquas,  fale  primum  ferio  cruftentur.  Vetus  hoc  cft&  multis  in  locis  ufira* 
tum, aquas  marinas  infundere  in  falinas,iiuc  in  cafdem  deriuare : non  minus 
uetusied  minus  ulitatum  aquas  puteales  in  felinas  ingerere:  quod  Babylo* 
ne  ferium  cfle  autor  cil  Plinius : & in  Cappadocia  non  modo  putealcs.inge 
ftasc(Ie,fed  etiam  fontanas.  Certe  in  calidis  regionibus  omnes  aquae  felix, 
lacuftres  quoque,  in  tales  felinas  durix,  uel  filix,  uel  ingeftx,  8c  folis  ardo* 
ribus  ficcatx  in  felem  conuerti  polfunt.Dum  autem  aqux  felfx,quas  conti* 
nent  felinx.fole  coquuntur,  fi  magni  SC  crebri  imbres  effluxerint,  fpifsitati 
funt  impedimento : fi  rari,  fal  feporem  gratiorem  contrahit:ut  etiam,  quum 
falinx  alia  aqua  dulci  rigantur.  Sed  fal  ex  aqua  marina  hoc  modo  conficitur: 
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qua  partemaread  littus  ftagnauerit,  & ampla  fuerit  ac  xquata  campi  plani 
aes, in  qua  marini  fludtus  non  infunduntur,  ea  uel  tria,uel  quatuor,uel  quin 
que,  uel  fcx,incilia  fiunt,  lata  pedes  fex,alra  duodecim,  longa  fexccntos:  ud 
longiora,!!  planicies  illa  fe  extendit  in  longius  fpacium:eonun  unum  ab  alte 
ro  diltat  ad  pedes  ducentos.  Rurfus  inter  ea  fiunt  tria  incilia  tranfucrfa:quin 
fofia  principalis  fic  agitur,  ut  aquas  e agno  hauftas,  infundere  poflit  in  ind 
lia,atqi  harc  in  falinas,  quibus  inter  incilia  planicies  plena  eft.  Salina;  autem 
funt  areae  ad  modicam  altitudinem  depreflarrcirca  quas  terrae,  ex  cis,cumde 
primerentur,effb!Tac,uel  cum  purgarentur,  extra tffy, aggerantur:  atqjcuana 
interareasfiuntaggercspedemalti:qui  rctincntaquasm  eas  immiflas.  lnd* 
lia  habent  ora,per  qux  aquas  primi  quae cp  arex  recipiunt.  Arex  quocpha» 
bent  ora,  per  qux  aqux  rurfus  ex  alrjs  in  alias  permanant  Praecipi  turauicm 
libramento, ut  aqux  ex  area  in  aream  influere,  S>C  eam  replere  pofluu.  Histw 
mnibusretfle  & ordine  fa<ftis,fepto  reclufo  aperitur  os  ftagni,  quod  aquaj 
marinas  cu  aqua  pluuia,ucl  fluuiali  permiftas  continet:  ac  omnia  incilia com 
plentur.  Deinde  aperitur  os  primx  cuiufcp  arex:  qux  reliquas  talibus  aquis 
rcplet:hx  cum  fale,in  que  denfantur,  totas  areas  incruftaucrint,  ipfx dmud 
ab  omnibus  rebus  terrenis  purgantur:  tum  rurfus  prima  quxqueareaindU 
proxima  repletur  iftiufmodi  aquis:  quxrclinquutur, donec  plurimis  carum 
partibus  tenuibus,  ardore  folis  in  halitum  conuerfis  & diflipatis  aliquatum 
craflefcafmox  aperto  ore  ex  ea  emittuntur  in  fecunda:ubi  cum  certo  tempo 
ris  fpacio  mafcrint,cius  quocp  os  aperitur, ut  in  tertiam  arcam  influat:in  qua 
tandetotx  fpiffanturin  falcm.  Arex  ucroiteruatcpiterum/ale  ex  empto,  nia 
4 rinis  aquis  complentur.  Veru  fal  raflris  ligneis  corraditur,batillis  ci)dtur. 
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ni,&f  ad  eam  tabella  pitfta  illius  effigiem  exprimes  affigi.  Cuiufcp  cafa-  pane* 
tes,uel  ex  terra  fbrnacei  funt,  uel  craticrj  cralTo  luto  illiti:  quanqua  etiam  lapi 
dei  aut  latericii  fieri  poflun  t:qui  funt  in  lateribus  alti  pleruncp  funt  pedes  le» 
dccim:itacp  fi  te<fhim  in  altitudinem  pedum  quatuor&uigintiafTurgiqcos, 
qui  in  fronte  & tergo  cxiftut,altosd7e  quadraginta  pedes  oportet:  ut  enata 
interiorem  parietem  intermedium.  Tctftum  autem  conflat  ex  tabulis  longis 
pedes  quatuorjatis  unum,  craflis  digitos  duos:ad  quas  inferius,  qua  longis 
& anguffis  a Herculis, ad  tigna  in  imo  diuaricata,  & in  fummo  coniumfta  alti 
xis,imponuntur,ftraminaluto  illita, & ad  digiti  craflttudinem  coagmentata 
apponutunfuperiusuerd  eis  item  ftraminalutoillita,&adfefquipediscraf* 
(itudinem  coagmentata  fuperimponuntur : ut  cafae  ab  incendio  periculum 
non  fit,&  ab  imbribus  tuta  efle,atcp  calorem  ad  maflas  falis  ficcandas necet 
farium  corincre  poffit.  Qusccp  autem  cafa  in  tres  partes  cft  diftnbuuan  qua 
rum  prima  ligna  uel  ftramina  collocantur : in  media,  inter  quam  & primani 
paries  communis  cxiftic,  focus  eft,  fuper  quem  imponitur  cortina  :ad  cuius 
dextram  eft  cupa,in  quam  falfa,in  cafam  a baiulis  a(portata,infunditur:adli» 
niftram  fcamnu.in  quo  falis  maflpplusjminus  triginta  reponutur.Sed  triplo 
pleruncp  plures  in  poftrema  cafae  part  c:quar,ex  luto  & cinere  fa<fta,odo  pe» 
dibus  altior  eft  quam  folum:  quam  altitudinem  etiam  fcamnum  habet:  nam 
magifter  & miniftri,cum  falis  maflas  de  cortina  deporta t,ex  illa  in  hoceunt. 
In  eam  uero  ad  cortinae  dextram  afeendunt,  non  gradibus,  fed  terra  cliuuH 
inftar  aggerata. In  fummo  poftremi  parietis  funt  duae  fencftcllae,  & tertia  ibi 
dem  in  tccfto.per  quas  fumus  elutftatuneum  tam  pofteriore  quam  priore fb» 
ci  parte  emiftum  excipit  operculum:fub  quo  progrefTus  ad  fcneftellasafccn 
di  t. Hoc  operculum  conftat  ex  a(Teribus,quorum  aliud  alio  paululum  eft  im 
pofitum : cos  autem  duae  trabes  paruae  fuftinent : quas  trabes  cafa::interme» 
dius  paries  c regione  foci  ianuam  habet  patentem,  altam  pedes  odo,  latam 
quatuonper  quam  lenis  aura, quae  fumum  in  poftremam  partem  agaqinfpi* 
ratur.  Eiufdem  altitudinis  & latitudinis  ianuam  habet  pnmus  panes  in  alte» 
ro  la  tereiutracjs  igitur  tanta  eft,ut  per  eam  ligna  uel  ftramina,  atque  falftr  im» 
portari, falis  maftae  exportari  poffint.  Sed  hpc,cum  uentus  flauerit.necodio 
ni  impedimento  fit,daudenda  cft : quinetia  in  primi  ifhus  parietis  feneftta* 
nitrea  fpecularia  funt  impofita,ut  uentum  cxcludantjumen  tranfmittant 

Cafe  A.  Earum  tabcllx  piEla  B.  E ar  undem.  Prima  pars  C. 
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odo  & dimidium, latum  feptcm  & dodrantcm,aItum,fi  ligna  crcmantur.fc* 
re  quatuor,fi  dramina,fex.  Tum  autem  bacillum  ferreum,  ad  quatuorpedti 
longu,in  foramine  ferrei  pedis,qui  in  medij  oris,  lati  pedes  tres,  folo  infiftit, 
includunt:&  in  ipfum  intus  procedens  dramina  inrjciunt:  at  unaquancp  cot 
tinam  ex  ferri  ucl  plumbi  nigri  laminis,Iongis  pedes  tres, et  totidem  laus, mi 
nus  duobus  digitis  quadrangulam  conficiunt,longam  pedes  odo, latam  ft* 
ptcm,altamfemipcdem:  quxlaniinx  iccirco  non  admodum  craflxfunt,  ut 
aqua  citius  igni  calefcat,  & decoquatur  : quo  ucrofalfior  fuerit, cobrruio* 
re  tempore  aenfatur  in  falcm.  Hanc  cortinam,  qua  lamina;  dauis  confixx 
pinguntur,maltha,  qua;  habet  taurinum  iecur,  taurinum'que  fanguincm& 
cinerem,  oblinunttnc  (alia  effluat,  aut  exudet.  Ad  utrunque  foci  medtj  latus 
bina  tigilla  quadrangula  ad  tres  pedes  lon ga,ad  ferm pedem  lata  & crafla  fle 
defodiunt  in  terra,ut  alterum  ab  altero  didet  pede:utruncp  fefquipcde altius 
quam  cortina  afTurgat:quibus,podquam  cortina  fuerit  in  fori  muris  locata, 
immittuntur  duo  tigilla  eiufdem  latitudinis  8i  eradi  tudinis, fed  longa  pedes 
quaiuonqux,ne  decidat, curta  tigilla  excauata  continent  Illis  autem  longis 
tres  perticas, longas  pedes  trcsjatas  digitos  tres,craflbs  duos  tranfueifasim 
ponunt : quarum  alia  ab  alia  didat  pede.  Singulis  autem  ternos  bacillomm 
ferreoru  uncos  inrjciunt,  binos  extra  tigilla,  Angulos  in  eorum  medio.  H*c 
bacilla  pedem  longa  utrinqj  funt  uncinata : alter  uncus  dexteram,  alter  fini* 
flram  fpedat : inferiorem  qucnqj  inrjciunt  fibulis, 'qux  utrincp  dauis  fundo 
cortinxaftixx  in  medio  curuatx  eminent.  Sunt  prxterea  duae  pertica: lon* 
gx  pedes  fex,latx  palmum,craflx  digitos  tres:qux  priori  tigillo  fubditx  in 
poderiore  iacenrutriufcp  poderiori  capiti  inrjciunt  uncum  bacilli  ferrei, lon 
gi  pedes  duos,  & digitos  tres:cuius  caput  inferius  retortum  cortinam  fudi* 
net : nam  eius  podenor  pars  duobus  poderioribus  foci  angulis  non  infiftit, 
fed  ab  cis  abed  fere  bcflem,ut  flamma,&  fumus  clutfhiri  pollint : qux  pofte* 
rior  fori  pars  femipedem  crafla, femipede  altior  ed  quam  cortina:quam  erat 
fitudinem  & altitudinem  etiam  habet  paries  inter  hunc  & tertiam  cafx  par* 
tem  medius  & utricp  cotiguus,ut  hxc,ex  terra  & cinere  fadus,non  ut  ille  1* 
pidibus  fallis  dutftus:  fed  cortina  prioribus  duobus  foci  angulis, riustp late* 
ribus  infidi  t:qux, ne  flamma  ex  foco  exilia  t,  cinere  obturat.Si  falfx  fitulain* 
fufa  in  omnes  cortinx  angulos  influi t,retfie  ed  fuper  focum  impolita. 
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cafam  afportatx  in  cupam  effunduntur:  & cx  ca  in  his  loris.in  quibus  uaHc 
falfx  fuerint, mox  fitulisin  cortinam  transfunduntur.  In  quibus  ucro  minus 
falfx  prius  cochliari  alto,  Gmul  eu  manubrio  ex  una  arbore  cauato  in  par# 
uas  cupas,  in  quas  falli  lapides  iniedb  funt,  ut  acrimonia,qux  in  eis  eft,aqmi 
imperuant:tumeffuff  in  canaliculos, per  eos  ducuntur  in  cortina;  ex  feptem 
& triginta  falfx  ficulis  Halx  Hermunduroru  magifter,  & qui  fucccdit  uica< 
nus  eius  muneris  uiaffim  duas  fidis  maftas,  quibus  eft  metar  figura,  conii# 
riuiiL  V terep  habet  miniftru,aut  pro  eo  uxorem  foriam  laboris:  adeft etiam 
adolcfccns,qui  ligna  uel  ftramina  cortinx  fubtjcit : omnes  hi, quod  lftiufmo 
di  officinx  ualde  incalefcant,  capita  tantummodo  pileolis  firamincis  &ut# 
renda  fubligaculis  tcgunt,cxtera  nudi:  fed  quam  primum  magifter  primam 
lalfx  fitulam  infuderit  in  cortinam, adolefcens  ligna  uel  ftramina  fubinfta  ac 
cendit,  fi  ligna  cremantur  uel  fafces  ramorum  aut  uirgultorum,  fal  fit  candi# 
dus:fi  ftramina,non  raro  fubnigereorum  enim  fauillx  cum  fumo  in  opertu 
Ium  fublatx,rurfusdcciduntinaquas,eascp  nigrore  inficiunt.  Vt  autem  fal# 
fx  celerius  condcnfentur,cum  magifter  duos  lalfx  modulos  & totidem  ficu 
las  infuderit,  circiter  fefquicyathum  Romanum  (anguinis  bubuli, uel  uituli# 
ni, uel  hircini,url  mifti  in  undeuigefimam  fallx  fitulam  effundit,  caqi  difiolu 
tum  in  omnes  cortinx  angulos  diftribuit.  Quanquam  alibi  fanguinem cer» 
uifia  diftoluun  t,  fed  cum  iam  aquarum  feruen dum  fordes  fpumis  mift*  ap> 
parent, eas  batillo  defpumat:  quam  fpumam,fi  ipfi  lapidibus  fidfisopusfiic# 
rit,pcr  foramcn,quod  fumum  cmittit,in  focum  infundiuibicp  coquiturinla 
pides  falfosrfi  non,in  officinx  folum  effundit:  quod  primu  coquendi  & de» 
fpumadi  munus  femihora  perfici  t.Deindc  eas  adhuc  horx  quadrantem  de» 
coqui  t:q uo  tempore  inripiunt  in  falem  denfari:quas  iam  calore  conaefcetu 
tes  ipfe  & minifter,  afTiduc  fpathis  ligneis  uerfan  t:tum  hora  eas  feruerc  liniu 
quo  tempore  fefquicyathum  ceruifix  infundit:  &f,ut  aura  cortinx  non  infpi 
ret,  cius  fronti  minifter  imponit  afTercm  logum  pedes  feptem  & dimidium, 
altum  pedem : utricp  etiam  ciufdem  lateri  alterem  longum  pedes  tres  & do# 
dratem.  Ille.quod  conina  in  ipfius  formis  fit  indufa,  ftabilis  manet.  Hiduo, 
quod  illi  & priori  tigillo  tranfuerfo  infift an  t : poftea  afleribus  fublatis  duas 
corbes  altas  pedes  duos,et  fuperius  totidem  pedes  latas, inferius  tantummo 
do  palmum,tigillis  tranfuerfis  idem  miniff er  interponit : in  quas  magifterfa 
lem  batillo  inrjcit,easqt  femihora  complet.  Deinde  rurfiis  afleribus  cortina 
impofitis,falfas  feruerc  finit  horx  dodrante.Tum  iterum  falem  batillo  fubla 
tum,& faIi,quo  utracp  corbis  completa  eft,  fuperinicdfum  accumulat.  Indi» 
uerfis  autem  locis,  diucrfas  fali  dant  figuras : in  corbibus  fiunt  maflx figura 
metx,fed  non  in  his  folis,uerum  etiam  in  inftrumcnus,qux  imagines  multa 
rum  rerum  exprimunt, ut  etiam  tabulx  quxdam,in  quas  itrin  falconijatur. 
Tamuero  tabulas  quam  corbes  in  altiore  calx  loco,  qui  tertia,  ut  dixi,  ciui 
pars  eft,  uel  in  fcamno  xque  alto,  & in  quod  cx  eo  itur,  reponunt,  utfalatr* 
calido  magis  exiccetur.  Magifter  & eius  uicarius,!intcrdiu  nodhi  que,  feftt 
diebus  anniucrfarqs  tantummodo  exceptis,  fallas  alternis  coquentes  filem 
conficiunt.  Nulla  cortina  diutius  anno  dimidio  ignis  uim  fuftinet.-camma' 
gifter  lingulis  hedomadis  aqua  infula  lauat : lauatam  ftraminibus  fubie# 
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<flis  imponit  & percutit:fed  recente  primis  duabus  hebdomadis  ter,reliquis 
bis.  Quo  modo  crudae  de  (undo  decidunt : quae  ni  decuda:  fuerint,  tardius 
uehementiore  igni  fal  conficitur: qui  & plus  falfae  confumi  t,  & cortina:  lami 
nas  adurit.  Si  tunc  aliquae  rimae,quibus  cortina  fathifrit, apparent,  oblinun* 
tur  maltha. Sal, qui  primis  duabus  hebdomadis  conficitur,minus  bonus  cd, 
quod  ferrugine  fundi,nondum  crudas  contrahentis,foleat  infici.  Quanqua 
uero  fal  ido  modo  ex  lallis  tatum  putealibus  & fontanis  fit,  tamen  etiam  eo* 
dem  ex  fluuialibus  8c  lacudribus,&  marinis  poted  cofici.-quin  ex  his  etiam, 
quae  arte  (alfae  funtJStenim  in  lods,in  quibus  lat  cffodicur.rius  impura  frags 
menta  & ramenta  conrjciunturin  aquam  dulcem^ipfacpdccotda  (piflatur  in 
falem. Quidam  fal  em  quocp  marinum, aqua  duld  affufa, recoquunt,  ct  in  me 
tarum  paruarum  figuram  formant. 

Situla  a.  Modulus  b.  Cupa  c.  tSWagi/ler  d.  Mdo- 
lejcens  E.  Vxor  p.  Spatha  lignea  G.  MJJcres  h. 

Cortes  1.  Batillum  K.  Rutrum  l.  Stramina  m. 

rus  n.  Vajculumjdnguinem  continens  o.  Can- 
c mu  fiam  continens  t. 
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Aliqui  falem  ex  fal(is,quar  fcructcs  ex  terra  effluunqhoc  modo  confiai* 
In  lacunam  fcaturiginolam  imponunt  ollas  fidbles,  incp  eas  tantam  aqium> 


r x fcaturiginc  cochlearibus  hauftam,  infundunt,  ut  femiplena:  fiant : quam 
perpetuus  aquarum,  quas  lacuna  continet,  feruor,  non  aliter  ac  ignis  ardor 
falfam  in  cortinas  infulam  coquit. Quamprimum  autem  coeperi  t cralfefcere, 
quod  fit  cum  ad  tertias  aut  amplius  fuerit  decoda,  forcipibus  ollas  prehen* 
dentes  eam  in  ferreas  cortinas  paruas,&  quadrangulas  item  in  lacuna  collo* 
catas  effundunt:quarum  cauum  longum  cfle  folet  pedes  tres,  latum  duos,al 
tum  digitos  tres.  Quoniam  ucro  fingulis  quaterni  funt  pedes  graues,  quib. 
infiftunt,aqua  eas  fubit  & undicp  cingit : nec  tamen  influit.qux,  quia  conti* 
nen  ter  & ex  lacuna  per  canales  effluit, & fcaturigines  recentis  copia  fuppedi 
tantjfempcr  feruet,  atep  crallefcente  aquam  in  cortinas  infiifam,in  falcm  den 
fare  poteft : qui  mox  batillis  eximitur,idemcp  labor  faepius  iteratur.  V erum 
fi  falfir  cum  altjs  fuccis  permifta:  fuerint,  ut  plcruncp  calidae  elle  folent,cx  cis 
fal  non  debet  confici. 

Lacuna,  a.  Olla  b.  Cochlear  c.  Cortina  d.  Forceps  e. 


Alrj  aquas  fallas,fcd  maxime  marfnas,in  magnis  ollis  ferreis  coquiit : qui, 
quia  plerunq?  Itramina  folent  concremarc,falcm  nigriorem  conficiuntiqui* 
dam  in  ijfdem  ollis  muriam  falfamentorum  decoquunt:  hi  ucro  falcm  citi* 
ciunt.qui  pifces  & faptt  8C  olet. 


DE  RE  METALLICA 
Tripus  b.  Cochlear altum  c 


Eos  autem, qui  falem  ardcntib. lignis,  aquas  fallas  infundendo  cofidunt, 

folias, in  quibus  collocent  ligna,face«oportet:quasc5uenitefie  longas  pe* 

des  duodecim,latas  feptem,  altas  duos  &C  dimidium,  ne  aquae  infu/ac  effluic 
undicp  lapidibus  fal(is>quaprimum  haberi  poliunt,  coftru<JIas,ut  nec  aqua* 
forbeant,necp  terra  ex  carum  fronte,  tergo, lateribus  decidat:fed,quonia  car 
bones  una  cum  liquore  lalfomutanturin  falem,  Hifpani,  ut  Plinius  feribit, 
etiam  lignum  referrearbitrantur.  Quercus  optima,  ut  quae  perfe  cinere fyn* 
cero  uim  falis  rcddat.alybi  corylus  laudatur.  Attamen  lal,quicucp  ligno coa 
fiqnon  multum  probatur,  quod  niger  fit  8c  parum  fyncerustquocircaifta» 
lis  confidendi  ratio  a Germanis  & Hifpanis  repudiata. 


FoJJi  a.  Vae in  quod 'falfa  deriuatur  b.  Cochlear  C* 
Situla  ad  perticam,  m ea  inclutam, affixa  d . 
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falfa,uel  falis  & halinitri  foea 


Sed  dilutum^ex  quo  conficiturfal,fit 
eunda : lixiuium  uero  ex  cinere  arundinis  ucl  iund.  Verum  ex  terra  falfa  oria 
tur  dilutum, ex  quo  decotflo  fal  tan  tumodo  conficitur: ex  altera, dt  qua  paua 
Id  poft  plura  dicam, ex  quo  fal  8i  halinitrum.  At  ex  cinere  nafeitur  lixiuium, 
ex  quo  etiam  fal  folus  fit.  Tam  autem  cinis  quam  terra  primo  conrjciatur  in 
magnam  cupam:deinde  aqua  dulcis  ei  affundaturtqutc,  cinere  ucl  terra  pera 
tfds  agitata,  horarum  fermi  duodecim  (pacio  imbibit  fal  em:  tum  turbine  ex 
cupa  extra  (flo, colata  excipiatur  labro,  mox  fiue  dilutum  fuerit  fatfum,fiueli 
xiuium  uafculis  hauftum  infundatur  in  paruas  cupas : ad  extremu  transfuna 
datur  in  cortinam  ferream  ud  plumbeam,  & coquatur, donec  aquis  exhala# 
tis  fuccus  denfetur  in  falcni. 

Cupa  magna  a.  Turi»  b.  Labrum  c.  Cochlear 
alium  d.  Cupaparua  e.  Cortina  i. 

P 4 Atque 
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Atqj  h£  tere  felis  coficiendi  rationes  funt.Nitrum  ucro  item  hen  loi 
c aqua  nitrofe,  uel  cx  diluto, uel  cx  lixiuio.  Vt  aut  aqua  maris,autalia^^ 
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in  falinas  infufa,  calore  folis  coquitur  & mutatur  in  falem,  ita  nitrofa  Nili  in 
nitrarias  infufa  fiue  deriuata,  & eodem'  ardore  folis  decojfta  uertiturm  ni» 
trum  : quinctiamficutimare  fiiaui  influens  in  eiufdem  itgypti  folum,  abit 
in  falem,  ita  Nilus,  cum  circa  caniculae  ortum  exundat,  in  nitrarias  influens, 
in  nitrum  conuertitur. 


a.  Nitraria  b.  Tales 'Vtro effi contjcio. 


At  dilutum,  ex  quo  conficitur  nitrum,  fit  ex  aquis  dulcibus  terra  nitrofa 
nercolatisdixiuium  ex  ijfdem  percolatis  cinere  roboris  uel  quercus:utruncp 
labris  exceptum.fc  in  aereas  cortinas  quadrangulas  ingeftum  coquitur  ufqj 
ad  cum  finem  dum  in  nitrum  fpifTetur.  Sed  nitrum  tam  nanuum  quam  fa* 
ifticium  in  cupis  pueri  impubis  urina  temperatu  decoquitur  in  ijfdem  corti» 
nis  Decodhiminfurtditurin  cupas,  quibus  funt  fila  aenea:  ad  qux  adhaere* 
fcens  concrefcit,&  fit  chryfocolla,quam  boracem  Maurorum  uocabulo  no 
minamus.  Quonda  nitrum  prf  ter  urinam  Cypria  aerugine  temperatu  fuifTe* 
& tritum  Cyprio  aere  in  Cypnjs  mortarijs, Plinius  autor  eft.  Quinettam  qui 
dam  chryfocollam  ex  alumine  foflili,&  fate  ammoniaco  conficiunt 
Cupainaua nitrum mijcetur  cum rvrina  A.  Cortina  b.  Cupa 
in  qua  chryjocolia  denjatur  c.  Fila  D-  Mortarium  e.- 
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Verum  halinitru  conficitur  ex  terra  ficca  & fubpingui:cj,fi  aliquantulum 
ore  retineatur,  guftatu  falfedine,  cum  acrimonia  quada  permifta,comouct. 
Ea  terra  SC  puluis  miftus  altitudine  palmi,  alternarim  ponantur  in  cupis.pu 
uis  ille  habeat  duas  portiones  calcis  uftx  & aqua  non  refhndtx,  atqs  tres  eu 
neris  quernei,  uel  ilignci,ucl  roborei,  ilei  ccrrci,ucl  fimilis : cum  quxcp  eupi 
his,altcrnatimpofitis,  tota  excepto  dodrate  fuerit  completa,  tsntxaquxa  > 
fundantur  ut  plena  fiat:qug  poftqj  terra  percolata:  halinitru,quod  in  ea  erat, 
combiberunt,  turbine  ex  cupa  extracto  dilutum  excipiatur  labro, &ualcu  u 
haufhim  in  paruas  cupas  infundatur.  Quod  fi  fapor  ei  fuerit  ualdc  faltus, 

aliquatumacris,probatur:finminus,improbatur:atcpiccircorurfusca  tra 

terra  percoletur, uel  altera  recenti : quineria  aqux  dux  uel  tres, una  cauowf 
terra halinitri  plena  percolentur:  fcd  diluta  non  commifceantur,mliidcir  a 
por  omnibus  eis  fuerit:quodrard,ucI  nunquam  accidit.  V erum  prima  qup 
que  in  unam  cupam  infundantunin  alteram  fecunda, in  tertiam  tertia. ^ 
queuero  fecundum  uel  tertium  dilutum  loco  fimplicis  aqux  tern  ptrc0  ^ 
turrecenti:quo  modo  ex  utrocp  cSfickur  primum  dilutu:cuius  quapnmu 
copia  habetur  in  xream  cortina  quadrangulam  infundatur  & decoquatur 
ad  dimidias:  mox  transfundatur  in  cupa : in  qua,operculo  te<fia,cuid,qu° 
terrenu  eft,  (ublederit,  & dilutu  fuerit  limpidu,  in  eandem  cortina, uda  tc 
refundatur  atqj  rccoquatur.Cum  uero  efferuefccns  fpumaucrit  nc  effluat,^ 
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magis  purgetur,  in  ipfum  infundantur  librae  tres  uel  quatuorlixiurj,  fadi  ex 
tribus  cineris  quernei,  uel  allimilis  portionibus,  & una  calcis  uftx,fed  aqua 
non  rcftindp.  Verum  aqua, prius  quam  infundatur,  alumen  foflilc  refolua* 
tur : fint  uero  illius  librae  centum  & uiginti, huius  qutncp  rpaulppoft  dilutu 
uidebitur  efle  limpidum  5i  cxruletim : fed  coquatur  ufque  dum  aquas,qux 
lubtiles  funt, exhalet : maxima  falis  poftea  cochlearibus  ferreis  exhauriendi 
pars  in  fiindo  cortinae  refidfcat.  Succus  autem  trasfundatur  in  cupam.in  qua 
bacilla  reda  & tranfuerfi  funt  indufarad  qux  refrigeratus  adhxrcfcit:atcp,fi 
multus  fuerit,  tribus  quatuorue  diebtis  denfatur  in  halinitrumideinde  dilu* 
tum,non  congelatu  effundatur, & refettteturatep  recoquatur.Halinitru  ue* 
rd  excifum,  S?eo  ipfo  diluto  lauatum  conijciatut  in  tabulas  ut  hocdcftillet, 
ipfum  exiccetur.Halinitrum  certe  ex  diluto, pro  fucri.quem  combibit  multi 
tudine  uel  pauci tate.oritur  mul  tu  uel  paucum:ex  lixiuio  affufo,quod  ipfum 
purgat,quodam  modo  puru  di  lympidum.  Sed  puriflimu  di  translucidum, 
quod  magis  a fale  purgetur,  & craflitudinem  exuat,  hoc  modo  conficitur: 
quotamphorj  diluti  infuhduntur  in  cortinam.tbi  congij  lixiurj,dc  quo  iam 
dixi,affundantur:&  in  eandem  cortinam  conqciaturhalinitrum  faditium, 
quan  tum  diluto  & lixiuio  difTolui  poflit : quam  primu  miftura  efFeruefcens 
fpumauerit,trasfundatur  in  cupam,  in  quam  iniedum  fit  fabulum,  de  fluuid 
fumptum  & lauatum:ea  panno  tegatur : mox  turbine  ex  fundi  foramine  ex* 
trado  miftura  fabulo  percolata  excipiatur  labro:  deinde  in  eandem  iiel  alte* 
ram  cortinam  infufa  dccoquatur,donec  maiorem  diluti  partem  exhalet.  V e 
runtamen  fi  quando  ualde  bullit  8i  fpumat,  luiiuium  paucum  affundatur. 
Tum  transfundatur  in  altera  cupam : in  qua  bacilla  funt  indufa : ad  qux  etiS 
ipfa  adhxrefcens  fi  pauca  fuerit  biduo,  fi  multa  triduo,  uel  fummum  quatri* 
duo  congelat : qux  uero  denfata  non  fuerit,in  cortinam  refundatur  & rcco* 
quatur ad  dimidias:  atep  in  cupam  transfufa  refrigeretur:  quod  toties  facere 
oportet,  quoties  res  hoc  poftiilat  ut  fiat.  Alq  alio  modo  halinitrum  purgat : 
eo  enim  ollam, ex  xre  caldario  fadam,  complent,&  operculo, item  xreo,te< 
dam  in  prunis  locant:ac  ipfum  coquunt  donec  Iiquefcat.Ollam  autem  oper 
cularam  no  oblinunt,  ut  operculo,  cui  anfa  eft,fub!ato  uidere  poftint  utrum 
liquatum  fit  necne.  Cum  liquefadu  fuerit  fulfure,  iri  puluefem  refoluto  con 
(pergunt. Quod, fi  olla, in  igni  rcpofita,n5  arferit,acccndjnt:quo  fimul  cum 
crafra  halinitri  pinguitudine,  qux  fupernatat,&'  fola  tuncardct,confumpto 
fit  purum : mox  ollam  ex  igni  remouent:poftca  ex  refrigerata  eximunt  hali* 
nitrum  puri(Iimu:quod  candidi  marmoris  fpeciem  gerit:  atep  tunc  criam  id, 
quod  terrenu  eft,in  fundo  refidet.  At  terra,ex  qua  dilutum  fuit  fadum,&  ra*  / 
mi  quernei  uel  cSfimilis  arboris  alternis  fub  dio  ponatur,  & aqua, qux  com 
hibit  halinitru,  confpergantur : quo  modo  quinq;  uel  fex  annis  rurfus  apta 
fitad  conficiendu  dilutum.HaIinitru,quodammodo  purum,quod  dum  ter 
ra  tot  annos  quieuit  interca,  ortum  fuit,  & quod  lapidei  parietes  in  cellis  ui* 
narius  & locis  opacis  exudant,cum  primo  diluto  permiftum  decoquatur. 

Cortina  a.  Cupa m quam fxhulum efl micElum  b.  Turbo  a 

Labrum  d.  Cupa mtjuikui bacilla funt incluja  e. 

Hadenus 
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Hatftcnus de  nitri  conficiendi  rationibus,quae  non  minusacfalisuarifSl 
multiplices  funt,dixi : nunc  dicam  de  ratione  conficiendi  aluminis, quaenec 
ipfauniufmodi&fimplexeft.  Etenim  fit  ex  aqua  aluminofa  decocla  ufquc 
dum  denfetur  in  alume,uel  ex  diluto  aluminolo,  quod  ex  id  genus  terra,  uel 
faxo,uel  pyrite,uel  alio  mifto,coficitur.T erra  effofla  primo  tanta, quanta tre 
centis  cilrjs  uchi  potcft,conqciaturin  duo  caftella:  deinde  aquis  in  cadcriua 
tis,&T,fi  atramenti  futorij  particeps  fuerit,urinis  puerorum  impubium  fupt* 
fufis  diluatur.  Operarij  autem  quotidie  faepius  uenam  perticis  oblongis  a 
craffis  comouean  t,ut  cum  aquis  & urinis  permifeeatur : tum  turbine  ex  utro 
que  caftcllo  extracto  dilutum  excipiatur  lacu,  ex  una  uel  duabus  arboribus 
cauato.  Si  ucro  locus  aliquis  talium  uenaru  copiam  fuppeditauerit,  ipfc 
tim  non  contjciantur  in  caftclla.fed  primo  conuehanturin  areas, atcp  cumiK 
lentur:  quanto  enim  diutius  aeri  & pluuqs  expofitar  fuerint,  tanto  melior» 
fiunt.Naniineiuftnodi  cumulis,aliquotpoftmenfibus,quam  uenac  inarta* 
fuerunt  congcflac.nafcuntur  fibrae  longe  uenis  bonitate  praedantes:  dcin  e 
uehantur  in  fcx,plura'uc  caftella,  longa  & lata  ad  noucm  pedes, ad  quincp  " 
ta : mox  aquis, in  ea  deriuatis,  fimiliter  diluanturrpofteaquam  aquae  com  » 
berunt  alumen  turbinibus  extratftis,  dilutum  excipiat  lacuna  rotunda, 
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pedes  quadraginta, alta  tresitum  ucnx  ex  his  cafletlis  euedtg  conijrianrurin 
alia  caftclla,&  aquis, denuo  in  ea  deriuatis,atcp  puerorum  impubium  urinis 
fupcrlufis  c5moueanturpcrtiris:quod  dilutum  turbinibus  extradis  eadem 
lacuna  cxcipiatitiue  ucro  hxc,(iuc  lacus  dilutum  conducat  paucis  pofl  dica 
bus  exandatum  caniculis  infundatur  in  plumbeas  cortinas  quadrangulas, 
8c  in  eis  coquatur,donec  multo  maximam  aqua;  partem  exhalarit,atqj  terra 
ab  eo  fecrcta  fucritiquf  in  fundo  cuiufa  cortina;  relidens  pinguis  eft  & alu* 
minofa,ac  ex  minimis  cruflis  conffare  folct : in  quibus  non  raro  candidifsi* 
mus  & lcuifsimus  amiand,ucl  lapidis  fpecularispuluis  inett.  Tum  dilutu  fa* 
rinx  fimile  uidetur.Sunt  qui  modice  codfum  effundunt  in  cupam,  ut  limpi* 
dum  & purum  fiaudeinde  in  cortinam  refufum  recoquunt,ufq?  dum  farina: 
fimile  cuadatmtro  modo  fpiffatum  fucrit,mox  transfundatur  in  uafa  lignea, 
in  terra  defofTa,utrefrigefcat:dcinde refrigeratu  effundatur  in  cupas,  in  qui* 
bus  furculi  redti  Sc  tranfuerfarq  funt  induti,  ad  quos  adha-refeens  denfatur 
in  alumenrfiuntbt  cupi  parui, & candidi, & translucidiiqui  in  hypocauffis  re 
potiti  (iccentur.Si  uenx  aluminofx  atramenti  futorij  pardcipi,cum  aquis  di . 
lueretur, urina:  fuperfufx  non  fuerint,  eas  in  dilutum  limpidum,  & purum, 
cum  recoqui  tur, infundere  necctle  eft.  Ipfx  enim  atramentum  futoriu  ab  alu 
mine  feparant.-quo  modo  illud  in  fundo  cortinx  fubfidet,  hoc  fupernatat: 
utruncp  feorfum  effundere  c5uenit,in  uafa  minora,&  ex  his  in  cupas,ut  fpif* 
fetur.Si  uero,dum  dilutum  recoquitur, feparata  non  fuerint,mox  ex  minori 
bus  uafis  infundatur  in  maiora, caqj  conci  udantur  in  quibus  item  atramen* 
tum  futorium  feparatum  ab  alumine  concrefciuutruncp  excifum,&  in  hypo 
cauffoficcatumdiuendatur  dilutum,  quod  in  uafis  & cupis  non  concreuit, 
in  cortinam  refufum  recoquatunfed  terra.quc  in  fundo  cuiutcp  cortinx  refe 
'dit,ablata  in  cati ello  una  cum  uenis,denuo  aqua  & urina  diluatur.  At  terra, 
qux  in  catlellis  diluto, poftqua  effluxit,fuperfuit  egeffa  Si  coaceruata  quo* 
tidie.rurfus  magis  ac  magis  fitaIumino(a,non  aliter  a tep  terra,  ex  qua  halini* 
trum  fuit  cofedfum,fuofucco  plenior  Huquare  denuo  in  caftella  conqdtur, 
& aqux  affufx  ea  percolantur. 

Ctftelh  A.  Pertic*  B.  TKrlio  C.  L«rio  D.  Luni- 

IU  E.  Cin  tliculus  F.  Ccrtiiu  f lumbe  t G.  Vufu  lignei 

in  terre  defofft  H.  Cupi  in  fu  furculi  iitclufi  fwu  I. 

Q,  Atfaxa 
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nicis  parsuacua  copleatur  tota  fifdemfaxis  aluminofis:moxigni  continen* 
ter  urantur  donec  rubcfcat,&fumufulfurcum  exhalentiquod  eis  fecundum 
diuerfam  ipforu  naturam  fpado  decem  ucl  undecim  uel  duodecim,  uel  plu» 
riumhoraruacciditthocunuinmagiftro  maxime caucdumcft, ne faxa  plus 
minus  quam  oportet,urat:nam  altero  modo  aquis  cofpcrfanon  mollefcut, 
altero  uel  duriora  fiunt  ucl  in  cinerem  refoluutunneutro  ex  eis  alume  copio 
fum  coficitur,quia  uires,quas  habet,ipfa  deficiut:dcinde  refrigerata  extrahi 
tur,& in  aream  c5uehantur,alia'cpalrjs  fupcrponatur,utftrues  fiat  longa  ad 
pedes  quinquagintajata  o<fto,al  ta  quatuor:  quibus  aqux,cochliari  alto  hau 
ftx.infpcrgantur  diebus  quadraginta:uemis  quidem  mane  &C  uefperi,xfti* 
uis  ctia  meridie: tanto  temporis  fpacio  madefacta  calcis  indar  reftindlx  refol 
uun tur,oritur'q5  noua  quxda  aluminis  fiituri  materia, qux  mollis  eft  atep  fi* 
millima  liquidx  medullx  in  laxis  repertx:&quidecandida,fi  faxa  ante  fu  e» 
runt  candida  quam  urerentur:rofca,(i  rubor  candore  miftus  cisinfedit:cx  il 
Ia  fit  alume  candidu,ex  hac  rofeuttum  fornax  fit  rotuda:  cuius  pars  inferior, 
utuim  caloris  fuftinere  pofsit,fiat  ex  (axir,qux  igni  neque  Iiquefcunqncc  in 
pulucre  rcfoluuntur,cratis  inftar  conftrudtistab  bis  alte  duobus  pedibus  in 
muro,fifde  (axis  dudlo, collocetur  grandis  cortinc  fundutquod  conftct  c la* 
minis  xreis:eius  fundi  concaui  & rotundi  linea  dimeties,pcdu  fit  odio:  in  lo 
cum  uacuu,qui  eft  fub  fundu, imponentur  ligna  igni  accedenda.  Super  mar 
gine  fundi  cortina  faxis  extruatur  figura  turbinata,  ut  eius  fundi  linea  dime* 
tiens  fiat  pedu  fepte,oris  deccnpfa  alta  odlo:qux  intus  oleo  perfricetur,  de» 
inde  malthetur,ut  aquas  bullientes  cdtinere  polsiumaltha  fiat  e calce  receti, 
cuius  gleba  uino  fit  reftindla,e  fquama  fcrri,cx  umbilicis  cum  albumine  ouo 
rum  & oleo  tufis  atep  permiftis:margini  cortinx  fuperponatur  ligneus  cir* 
culus, craftus  pede, altus  (emipede:in  quo  excodloresreponat  batilla  lignea, 
quibus  aquas  a terreno  5i  glebis  faxoru  non  refolutis,qug  refidet  in  corting 
fundo, purgant.  Cortina  fic  prxparata  fere  tota  copleaturaquis.in  eam  per 
canaliculu  infulis,  quas  acri  igni  coquere  cduenit  ulcp  dum  bulliant : deinde 
materix,ex  (axis  uftis  8i  aqua  confpcrfis  ortx,cifia  odio  paulatim  a quatuor 
excodloribus  conficiantur  in  cortina:qui  batillis,  qux  ufep  ad  fundum  per* 
tingant,  materia  ab  imo  reuoluant&  cum  aquis  mifceicfifdem  glebas  laxo 
rum  n5  refolutas  e cortina  eximant:quo  modo  ter  aut  quater  omne  materi* 
am  inficient  horis  plus  minus  duabus  uel  tribus  interpoli tis:quibus  aquc.fa 
xea  illa  materia  refrigeratx,rurfus  incipiet  feruere:aquas  tandem  fatis  purga 
tas  &ad  congelandu  aptas  alus  cochlearibus  effufas  per  canaliculos  ducant 
in  triginta  lacus  roboreos,uel  querneos,  uel  cerreosiquorum  pars  uacua  fit 
loga  pedes  fcx,alta  quincj,lata  quatuor.ln  his  aqug  congelant  & in  alumen 
denfanturuerno  tepore  diebus  quatuor, gftiuo  frx.poftea  foraminibus  que 
in  lacuu  fundo  funt,apertis,aqu£  n5  cogelatx  excipiantur  uafculis,  &C  refim 
dantur  in  cortina,uel  referuetur  in  uacuis  lacubus,ut  cu  magiftro  cxcodloru 
uifum  fuerit  eas  miniftri  in  cortina  refundant.qug  quia  non  carent  alumine, 
meliores  funt  aquis  eius  prorfus  expertibus:  tum  alumen  fcalpro  uel  cultro 
excindetunquod  craftum  & prxftans  erit  fecundu  (axi  uires:candidum  uel 
rofcum  fecundu  eiufdem  (axi  colore.  At  terrenus  puluis,qui  aluminis  parti* 
ccps  infundo  lacuu  refidet  crafliis  ad  digitos  tres  aut  quatuor, denuo  cu  no* 

Q_  i uaalu* 
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• Sed  cxpyritis  crudis  alrjs'uc  miftis  aluminofis  alumen  fic  fiat.  Primo  in  a# 
reis  urantundeinde  aliquot  mefibus  acri  exponantur, ut  mollefcant : tum  in 
cupas  conietfti  diluantunpofthxc  dilutu  in  plumbeas  cortinas  quadrangu* 
lasinfufum  coquatur  donec  fpifletur  in  alumemfed  pyruac  alifcp  Iapides  mia' 
fti  non  aluminis  modo.fed  atramenti  etiam  futorrj  participes  fuerint,  ut  pica 
ruqj  cITe  fo!cnt,cx  ipfis  utrucp  co,quo  dixi, modo, cofiat.Poftremo  fi  in  pyri 
tis  alrjscp  miftis  lapidibus  dilutis  fuerit  mctallu,ficccntur,&  ex  eis  in  fornace 
cotftis  ipfum,fiuc  auru,fiue  argcntu,fiue  gs  fucrit,c6ficiatur.  Atramentum 
uerofutoriuquatuor  modis  cdficipotefttduobus  ex  aqua  atrametofa,  uno 
ex  melanterig  &foryos,8fchaIcitidis  dilutontcm  uno  ex  terris  uel  lapidibus 
uel  miftis  atramentofis.  Aqua  au  te  atram?tofam  in  lacunis  collecftam,fi  inde 
deriuari  non  poteft.operarrj  uel  fitulis  hauftam  ex  ipfis  exportent , 8i  in  caa 
lidis  regionibus  aeftiuo  tempore  in  fubdiales  areas,  ad  aliquam  altitudinem 
dcpreftas  infundanttuel  machinis  e puteis  extradtam  in  canales  fundant:per 
quos  in  areas  influat,&  in  eis  folis  calore  concrefcat. 

Cuniculus  A.  Simia  B.  Area  C. 


In  frigidis  aute regionibus  & hyeme  eade aqua  atrametofa  8C  dulcis,  pari 
menfura  primo  in  plumbeis  cortinis  quadrangulis  dccoquantur:dcinde  rea 
frigeratac  infundan  tur  in  cupas,  Uel  in  lacus,  Plinius  uocat  pifeinas  ligneas, 

Q_  3 quibus 
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cuibus  quxda  quafi  tranftrafuperius  fkindufa  fint.ut 

«his  pendat  refles  lapillis  extet*,ad  quas  humor  fpiffus  adhjrrfc«  denb 

turin  traslueetes  atrameti  futorij  ucl  cubos  ucl  acinoS>qu.  uuE  fpeae  gmit. 

GrtW  A.  L.ck«  b.  Trtnftr*  C.  R*«  D.  Uf.1t  E. 


Tenio  modo  atramentii  futori5  coficitur  ex  melanteria  & 
citis  magis  uero  mify,fi  fodina:  melatcrig  & fery  copia f“PPed  ” J 

«nS:quod  ex  eis,prxfertim  ex  mify  atram cn tu 
ita®  hfc  effoffa  & in  cupas  inieeffa  primo  diluatur  aqua:dcindc^  • HJJJj . 
quibus  no  raro  xs  coflatur.qui  in  fundo  cuparu  refederu^  P‘ 
lut5  in  alias  cupas, latas  pedes  noue,altas  tres  'jans^^nSm  ^ 

mia,qux  fupernatat, exciantur  fcopis : poftqua  omn' . u|j,|on 
cuparu c6federit:dilutu infundaturin  plumbeam  co  i ,3  g^lcniii 

gam  pedes  o<flo,lata_&  alta  trestin  qua  decoquatur  ufep  d U cra 
hactum  in  canaliculu  effundatur, per  que  in  altera  cortina  P ’ alicu' 

dxxquale8Cfimileinfluat:rcfrigcratum  effundatur  in  uo  c...  ,j|Um) 

los:e  quibus  defluatintotide  uaia  hgnea,  alta  pedes  quatuor  /-  diflan 

latatrcs.His  uaiis  imponatur  tranilra  digitos  quatuor  aut  tXin  uc)  cunc 
tia,qux  perforata  fint:arcp  e foraminibus  arudines  graciles  paxi  ffl 

is  adadlis  depedeant  ad  fundu  ufep  pertinetes : ad  quas  atrament  n< 

adhxrefcens  paucoru  dieru  fpacio  concrcfcit  in  cubos,  qui  aDia  r 
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tur  in  coc!aui:cuius  folu  afleribus  tccftu  dediuc  fit, ut  humor,quo  atramcntu 
futorium  ftillat,in  fubietffu  uas  defluere  pofsitrqui  cu  diluto  recoquatur:  ut 
etiais,qui  in  duodecim  illis  uafis,  propterea  quod  nimis  tenuis  & liquidus 
cfict,non  concreuit,atqj  fic  in  atramentum  futorium  conucrfus  non  fuit. 

Vas  ligneum  A.  Tranflra  B.  Armtiincs  C.  Solum 
cqticUm itchne  D.  VtseifubieSium  E. 


Quarto  modo  atramcntu  futorium  fit  ex  terris  aut  lapidibus  atramento* 
fis.Talis aute  ucna primo cduehatur Sdcoaceruetur, 8i  imbribus uernis uel 
autunaIibus,caIoribusxftiuis  pruinis  & gclicidrjs  hybernis  quinqiautfex 
menfes  exponatur,&  aliquoties  batillis  ita  fubuertatur,ut  ea,  qua:  in  fundo 
refidebat,lupremu locum  teneat:ita  ucntilctur,utrcffigcfcat:quo  modo  ter* 
rarrloluitur  atqj  fcrmentefcit, lapis  ex  duro  mollis  cuadiudeindeuena  tetfio 
operta, ucl  fub  tciflum  uetfta  rurfus  in  eo  loco  remaneat  fex,  aut  feptem , aut 
otfFomcnfcsipoftea  eius  tanta  portio, quanta  fatis  eif,contjciatur  in  caftcllu, 
cuius  dimidia  pars  aquis  fit  repleta:id  longu  exiftat  pedes  centu,latu  quatu* 
or  & uigin  ti,al  tu  o<fto:habeat  ad  fundu  forcm,ut  ea  aperta  ucna:,  qua:  exuit 
atramcntu, feces  eximi  pofsinuhabeat  a fundo  alte  uno  pede,  tria  ucl  quatu* 
or  foramina, ut  ipfis  daufis  aque  contineri  pofsint,reclufis  dilutum  effiucre, 
uena  fic  cu  aquis  mifta,&:  perticis  agitata  in  caffello  relinquatur,  donec  eius 

Q_  4 partes 
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partes  terrenae  in  fundo  refederint,  aquae  fuccofas  cobiberintttnm  fbramiirf’ 
bus  reclufis  dilurum,cx  caftcllo  efflues, excipiat  caftcllum  ei  fubiedKi : quod 
eandem  habeat  longitudinem,fed  latum  fit  pedes  duodecim,  altuquatuor, 
ut  dilutum  capere  pofsit:id  fi  non  fuerit  fetis  atrametofum,  ipfo  uenareceni  . 
diluatur:  finatramen  tofum  fiierit,nec  tamen  omneucnac  diuitisatramrtura 
exorbuerit,uena  denuo  aqua  fimplici  diluere  conuenit : dilutum  quam  pru 
mura  limpidu  fueriyn  plubeas  cortinas  quadrangulas  per  canaliculos  in  fii» 
fum  coquatur, ufep  du aquas  exhalet:mox  inrjciantur tantulae  ferribrade* 
refoluedae  quantulas  diluti  natura  poftulatrinde  rurfus  co<ftu  bulliat,  donec 
tamcralTum  fiat,ut  refrigeratu  in  atramentu  futoriu  fpiflari  pofsit : pofthrc 
effundatur  in  lacus, aut  cupas,aut  alia  uafa , in  quibus  omne  duobus  uel  tri< 
bus  diebus  congelat, quod  ad  congelandu  aptum  cffcid  uero  quod  non  fiic 
rit  congelatu  uel  ftatim  in  cortina  refufum  recoquatur,  uel  refeructur.utto 
uena  reces  diluatunnam  aqua  fimplici  longe  prarftat.  Atramentu  utro  dem 
fatu  excindatur,&  denuo  in  cortina  coniectu  recoquatur  & liqucfiacliquai 
tum  infundatur  in  catinos  ut  exeo  paffilli  fiant : fi  primo  non  faris  fpifiatur, 
diluto  effiifo  denfetu  bis,  uel  ter,  rurfus  in  cortina  liquefiat,  & in  earinos  re» 
fundatur: quo  modo  ex  eo  paftilli  crinficiuntur  puri,&  afpedhi  pulchri. 
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Sedpyritxatramctofi,quiin  numero  miftorum  funt,  ut  aluminofi  uran* 
tur,aquisdiluantur,di1utum  coquatur  in  cortinis  plumbeis  donec  denfetur 
in  atramentum  futorium.Quanqua  ex  his  alumen  &T atramentum  futorium 
pleruncp  confiunt;  nec  mirumtfucci  enim  funt  cognati,  Sd  in  hac  re  Colu  diffe 
runt,quod  illud  minus,hoc  magis  fit  terrenum  .Iiliufmodi  autem  pyritx,ii 
quid  metalli  in  eis  ineriqitem  in  fornacibus  excoquantur.  Eodem  modo  ex 
alijs  miftisatramentofis  atep  metallicis  conficiatur  atramentum  futorium  & 
metallum.  Quinctiam  fi  uenx  pyritis  atramentofis  abundaucrint,  quidam 
metallici  non  magnas  arbores  medias  diffindunt , eascp  rarius  in  partes  fe* 
eant  tam  longas  qu3  latae  funt  foflx  latentes  8d  cuniculi,  in  quibus  eas  tranG 
uerias  collocant;  quoniam  ueroipfas  Habilitatis  ergo  fic  humi  ftemunt,  ut 
pars  lata  fit  prona:  teres, fupina:  inferius  quodammodo  comitti  podiint,  fu* 
perins  no  pofluntnntermedium  fpacium  uacuum  pyritis  coplent,  & rjfdcm 
ac  lignis  pyritascSminutosfuperinrjdunt,  ut  ingredientibus  & egredienti* 
bus,iter  planum  & aequabile  explicem.Hi  pyritx,cum  foflx  latentes  ucl  cu* 
niculi  (fallant  aquis,  ipfis  madehttffa  ex  fe  gignunt  atramentu  futoriumteicp 
cognata:cum  aquae ceflant  dcftillare , iplum  ficcatur8ddurefrit,&  e puteis 
tina  cum  pyritis  nondum  aqua  refolutis  tractum, ucl  e cuniculis  euedlu  con» 
tjciunt  in  cupas  uellacus,& aquis  feraentibusfuperiufis  atramentum  refol» 
uunt,atcp  pyritas  diluuequod  dilutum  uiride  in  alias  cupas  aut  lacus  tranf* 
fondut,ut  limpidum  8d  purum  fiat:td  deinde  in  cortinis  plumbeis  coquunt 
donec  fpifTeturjmox  inuafa  lignea  infundunt  tubi  ad  reftes, ucl  arundines, 
ucl  furculos  adWrentis  in  atramentum  futoriu  uiride  concrefcit.  Atfulfur 
conficitur  ex  aquis  fulfurofis,ex  uenis  fulfurcis,ex  miffas  item  fulfurcis,aqug 
quidem  ingerantur  in  cortinas  plumbeas,  & coquantur  donec  denlentur  in 
folfor.Ex  hoc  pleruncp  Sd  fquama  ferri  cocotffas,  ac  in  urceos  transfufis,  at cp 
poftea  facticio  fulfure  luteo  obducitis  fit  aliud  fulfiir  fa  darium,  quod  caballi 
num  nominamus.  Venx  u ero, quae  fere  conflant  ex  fulfure  8d  terra,  ex  alqs 
fbfsilibus  raro, coquantur  in  uentrofis  ollis  fidfalibus.  Ipfe  fornaces  duarum 
capaces  in  tres  partes  fint  diflributx:quarum  infima  alta  pedem  a fronte  ha» 
beat  os, quo  infpiretunfuperius  tcdla  fit  laminis  ferreis, latera  uerfus  perfora 
cii:quas  bacilla  ferrea  fuflineant , ipfae  uero  ligna  in  fornacem  impofita ; me* 
dia  pars  alta  fit  fefquipedemiqux  item  os  habeat  a fronte, ut  ligna  in  forna* 
cem  immitti  pofsint;fuperius  habeat  barilla,fuper  qug  fundum  ollae  cuiufqj 
ftatuatur:fuprcma  alta  fit  fere  duos  pedestfed  ollarum  quxcp  item  alta  duos 
pedes,  8d  crafla  digitum:quxcp  fub  ore  habeat  narem  longam, ueram  angu* 
ftamequfCp  tegatur  operculo  item  fidfali  fic  fa dio, ut  os  olla:  tegat, & in  eo  ali 
quantum  includatur.  Ad  binas  quafqj  id  genus  ollas  opus  eft  lingulis  ollis 
eiufdem  magnitudinis  & formae, cuius  illae  funt:fed  hx  naribus  careant,  tria 
uero  habeant  foraminatquoru  duo, qua-  funt  fub  ore, duas  duarum  ollarum 
nares  recipiant; ex  tertio, quod  ede  contraria  eius  parte  ad  fondu  effluat  fui» 
for:  fingulx  fornaces  binis  ollis, quibas  nares  funt,in  eas  impolitis  tegantur 
laminis  ferreis  luto  erado  digitos  duos  oblitis, eicp  totx  concludantur,  reli» 
diis  tantummodo  duobus  uel  tribus  (piramcntistollarum  eria  ora  ex  cis  emi 
neantExtra  quanqj  fornacem  ad  alterum  eius  latus  collocetur  olla,  uacans 
narean  cuius  foramina  illarum  duarum  nares  penetrent,  ea  lateribus,  ut  im» 

mobilis 
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Sed  miftafulfurea,fiucex  lapide  & fulfur  c tantumodo  co(btcrint,fiufCt 
lapide &fulfure&metalIo>cocjuatur in  iimilib.ollis,fcdin  fundo  perfora^ 
tistfornax  fic  fe  habcat:ad  muru  officina;  1 1 .extruan  tur  latcricrj  parietes,"11 
pedes  vi  i.Iogi  trcs,crafsi  fcfquipcde.Hidift:cc inter fc pedibus  xxvnij1® 
quos  itelatcrc  ducatur  vi  i. muri  humiles,utpo  te  alti  pedes  1 1.8C tocidcdig* 
toSjfcd  logi,gque  ac  parietes, pedes  1 1 1 .craffi  unu,parib,  imcruallis  inlcrC  rt 
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mobilis  maneat, utrin^t  muniatur, cu  uenae  fulfureae  in  o11as,in  fomacainu 
po(itas,c5ie<ftae  fuerint  eas  cofeftim  operculare, & qua  cu  opeTculo  comun» 
guntur.luto  oblinire  conuenit  ne  fulfur  exhalet:  eade  de  caufaollx  fubiei&t 
operculis  teganmr  8 C luto  oblinantunlignis  accenlis  uensc  coquantur uf« 
dum  fulfur  exhaIarint:uapor  fublatus  dum  per  narem  penetrat  in  ollam  fub 
ietftam  crafTefcit  in  fulfiinquod  ccnc  liquefackc  fi rrule  in  fundum  dcciditta 
quo  cum  e foramine, quod  ad  ollae  fundum  elle  dixi, defluxerit  excodorud 
panem  effiriquel  cannas  bacilla'ue  format,  uel  fulfurata,  exilibus  lignis  in  id 
intin<fhs,confidcmox  ardentia  ligna  Sc  prunas  ex  fornace  extrahat, «(pro 
frigerata  duas  illas  ollas  aperiat,  & exinaniat  purgamen  tistqua:, fi  ucnj com 
politae  fuerint  ex  fulfure  & tcrra,cineris  fua  fponte  reftintfb,  iimilia  fiint : fln 
ex  fulfure  & terra  & lapide, uel  ex  fui  fure  & lapide  tantum,  terrae  ualdc  Gea 
tx,uel  lapidi  multum  toftotpofthacc  ollae  rurfus  uenis  copleantur.&tadtm 
ifta  omnia  iterentur. 

OIU  quibus  nires  funt  A.  OlUiuctnsture  t.  Opercula  c. 


mst.  BTOJv 


in  eius  fuperius  indufa  lint  bacilla  f mr* 

* gas  & latas  pedes  tres,cra!Tas  digitu,  ut  c*  ~ 

luibnerepo&inuearumquaecpinmediohabee'  - 

latum  fi  t fefquidigitum:quia  uero  nec  pium  c ' ' ' - 

tidetn  olla:  in  fundo  perforata:  fuperponantur  *~* 

tunilla:  contineant  mifta,& operculis  tcgantur.HaJ'  J ' 
laminas  pertineant:mifta  bgnisjdrca  fuperiores  oIUo- 

«fia  ftillant  fulfure  rubro, uel  luteo,ucluiridi:quodpCT?^  * ' 
piunt  ollae  laminis fuppo(itx:quarum  aqua moxrefnorc”  ■ 

metallum,careferuatacxcoquuntun(i  minus, abrjciuntur  V " “**  ->> 

fur  ex  iftiufrnodi  miftis  optime  poterit  dici,  fi  olla:  luperior^ » 
concamerata  locatae  fuerint,ut  illac,de  quibus  libro  oftauo  (V^ 
metalli, quod  in  eis  ineft.caufa  tracftare,dixi,ut  eaedem  fundo 
eas  cancelli  fuerint  impofiti:infcriorcs  uero  eis  hoc  modo  ruppof^T'1** 
led  laminam  quancp  amplius  habere  foramen  oportet.  * ‘ 
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Alii  uricum  defodiunt  in  terra,  & in  eum  imponunt  alterum  urteomiH 
fondo  perfora tumlin  quo  pyriten,uel  cadmiamuel  almm  lapsem  fulfuro. 
funi  fic  condudunt,ut  fulfor  exhalare  n5  pofsit.Is  acn  igm  eo&is  ftillatfub 
(ure, quod  iit  urceum  inferiorem, qui  continet  aquas,defltut, 

Vrcnsmftrior  A.  Vrcm  fufenar  B.  OffrnJim  c. 


At  bitumen  fit  ex  aquis  bituminofis.ex  bitumine  liquido,  ex  m 
minofismam  aqua  bituminofa  fimul  & falfa  Babylone, ut  P 

liqui t,SC  c puteis  in  falinas  ingefta,&  flagrantifsimo  fole  coda  deni ' P. ^ 
tini  in  bitumen  liquidum,  partinun  falem.  Sed  bitumen.utleui  ^ 
rem:fal,ut  grauius, inferiorem  iocu  obtinet.Bitumen  uero  iqui  > 

tum  aquisrontium,riuorum,fluminudnnatarit,  utulis,  aJrjs  ue 
lbm:li paucum,alis anferum, linteolis, rallis, arundinum panmcu ' ’ 
ad  quae  facile  adharrefeit,colIe<fhim  in  magnis  ollis  aereis  ue  erra ' „ 

tur  8c  igne  fpifTctur.  Verum, quia  ad  diuerfos  ufus  expetitur,  qui 
quidomifeent  picem, quidam  axungiam  ucterem,  ut  eius  lentore 
rent.Sedhi,quanquaniipfum  coquunt  in  ollis,durum  n°n  ciu^n 
fta,in  quibus  incftbitumcn,eo  modo, quo  ea, in  quibus  eftfulnir^n  ^ 
xta fondum  terebratis  coquuntunetfi  rariushoc  fieri folet,quo 
men  non  magni  aeftime tur. 
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Fons  bituminofui  A. 


ITOBECHITSf 

Situla  B.  Olla  c. 


Operculum  d. 


4*9* 


Quin  omnes  fucci  cocreri,  fi  copiofe  SC  abundarer  cum  aquis  fuerint  pera 
«nifti.atcp  omnes  eriam  terra;,  refident  in  fontibus,&  in  riuorum  ac  fluminu 
alueis : atep  lapides,in  his  iacentes  eis  obducutur:  necindigent  ullo  folis  aut 
ignis  caIore,quo  concrefcant.Quod  cum  uiri  Tagaces  confideraflTent,excogJ 
tarunt  rationes, 'quibus  reliquos  quofdam  (uccos  concretos,  & terras  quaU 
dam  infignes  colligerent  :|etenim  talem  aquam, fiue  ex  fonte,fiue  ex  cunictu 
Io  defluat,aliquot  lacubus  ligneis, uel  caflellis  ex  ordine  collocans  excipiut: 
in  eis  enim  refidcnt:quare  fingulis  annis  derafi  colliguntur:  ut  in  monte  Car 
patho  Chryfocol!a,in  Meliboeo  ochra. 


Oscuniculi  a.  Canalie  b.  Caflella  c.  Canaliculi  D. 
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Reflat  nitru, cuius  cofetftura  propterea  huc  pertinet,  ex  fueris  quibut 

dam  cocretis,&  fabulo, ucl  arena  ui  ignis  & artefubtili  exprimatur:&quod 
«xprcfsUjUt  fucci  cocreti  & gemmae,  atep  lapides  quida,trasluceat:ut  Iapides 
liqucfcctcs  & metalla  fundi  poflittfed  primo  mihi  dicendu  eft  de  materi», ex 
ex  qua  uitru  conficitur,deinde  de  fornacib.in  quibus  conflatur : tum  deeris 
coficiendi  rationc.Confit  aut  ex  lapidibus  liquefcentib.et  ex  fueris  coactis, 
aut  ex  aliaru  rerum  fuccis,  qui  cu  his  naturali  cognatione  iungutur.  Lapides 
quide  liquefeentes,  (i  fuerint  cadidi  & traslucidi, caeceris  prj  (tanfquibusde 
caulis  ad  ctyflallos  primas  deferunt : ex  his  em  fradlis  in  India  fieri  uitru tam 
traslucida  facilitate  praecellens,  ut  nullu  cum  eo  coparari  poffit,  autoresefle 
Plin.fcribit.fccudas  tribuunt  lapidib.qui,tametfi  cis  duricia  cryflallorunon 
fit,  tamen  fimili  modo  cadidi  funt  8c  rraslueent : tertias  dant  his  lapidib.ca» 
didis, qui  traslucidi  no  funcEos  aut  omnes  prius  urere  necefle  efbpoltep* 
lis  fubicdlos  fic  fragere  8C  cominuere,ut  inde  fabulum  flatuum  cribrarequo 
circa,fi  tale  fabulu  uel  arena,  fe  uicrarijs  ad  oflia  fluminu  oflendit,eos  urendi 
& tundendi  labore  leuat.  Quod  uero  ad  fuccos  cocretos  attinet, primae  defe 
runtur  nitro:fecundae  fali  follili  cadido  &T  translucido:  tertiae  fali,qui  confit» 
tur  ex  lixiuio,ex  cinere  anthyllidis,aut  alterius  herbg  falfse  fa<fto.Suntramen 
qui  huic  (ali,no  illi,fecudas  tribuunt.  Veru  fabuli  uel  arenae, ex  Iapidib.li<p* 
fcenubus  cofetfbc, portiones  duae  cum  nitri  uel  falis  foffilis,  aut  ex  herba  uj* 
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fa  fadi  una  comifceatur:  ad  quas  adpciatur  minuta  magnetis  particula:certe 
Angularis  illa  uis  noffris  ctia  temporib.  a:que  ac  prifeis  ita  in  fc  liquore  uitri 
trahere  creditur,ut  ad  fe  ferru  allicit : tradu  aut  purgat,  &i  cx  uiridi  uel  luteo 
eandidu  facit:fed  magnete  poftea  ignis  cofumitiqui  uero  lam  didis  fuccis  ca 
rent,ip fi  duas  portiScs  cineris  quernei  uel  ilignei,uel  roborei,  uel  cerrei, aut, 
fi  hi  in  promptu  n5  fucrint,fagini  uel  abiegni  cu  una  (abuli  uel  arena;  permii 
fcent,et  addunt, modicu  falem,cx  aqua  falla  uel  marina  fadu,atcp  exigua  ma 
gnetis  parti  culfi:  fed  ifti  minus  candidu  & translucidu  uitru  conficiuntiueru 
«inis  ex  antiquis  arborib.fitiquarum  truncus,ubiaflurrexit  ad  altitudine  lex 
pedu  cauatur,&  inicdo  igni  arbor  tota  coburitur,ac  in  rincre  uertituri^d  fit 
hyeme  cu  niues  diutinae  (edenquel  acftatc,  cum  no  pluit.na  imbres  alrjs  anni 
temporib.^d  eineres  cum  terra  mifceat,  impuros  reddunt : quaobrc  tunc  cx 
tjfije  arborib.in  plurcs  partes  fedis,&  fub  tedo  cobuftis, cinis  confiat.  Sed 
uifrarij  s alijs  tres  funt  fornaces,  alijs  dux:alrjs  unaiquib.  tres,  hi  in  prima  coi 
quunt  materia, in  fecuda  ea  recoquut,  in  tertia  refrigerat  uitrea  uafa  & cgtera 
opera  cadentiaieoru  prima  fornax  cocamerata  8C  furno  fimilis  iitiin  cuius  fu 
periori  camera, longa  pedes  fex, lata  quatuor,  alta  duos  lignis  aridis  accenfis 
res  miftae  coquatur  acri  igni  donec  liquefcat,&  in  maflam  uertatur  uitreaieti 
fi  nondu  fatis  a recremento  purgatam : ea  refrigerata  extrahatur  8i  in  partes 
diuidatunin  eadem  fornace  olIae,qua:  continebunt  uitrum, calefiant. 

Prinue • fornacis  inferior  camera  a.  Superior  B.  Vitrea  majft  c. 
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Secunda  fornax  rotunda  Se  lata  pedes  decem,  alta  odo,extrinfecus,nt(ic 
firmior,cingatur,quincp  arcubus  fefquipcdcm  craffis:  ea  item  coftet  ex  dui* 
bus  camcris:quarum  inferioris  tefludo  Iit  crafla  fcfquipcde : ipfa  camera  ha* 
beat  a fronte  os  anguAu,  ut  ligna  in  focum,  qui  eft  in  eius  folo,  imponi  pot 
fintrin  fumma  uero  et  media  eiufdem  tcAudinc  magnum  foramen  rotundi: 
quod  ab  ea  pateat  ad  fuperiore  cameram.ut  flamma:  in  ipfam  penetrare  poG 
fuit.  At  in  fuperioris  camerae  muro  inter  arcus  fint  odo  feneftra:  tata:,  ut  per 
eas  ollae  uentrofae  in  folo  camerae  circum  magnu  foramen  collocari pollim: 
quarum  ollarum  craflitudo  fitad  digitos  duos,  altitudo  ad  totidem  pedes, 
latitudo  uentris  ad  fcfquipedcm,oris  & fundi  ad  pedem.  In  po Acriori fomi 
cis  pane  flt  foramen  quadrangulu,cuius  altitudo  atcp  etiam  latitudo  adpil* 
mum:per  quod  calor  penetret  in  tertiam  fornacem,  cum  hac  coniun&mjca 
quadrangula  & longa  pedes  odo, lata  fex  (imiliter  conftct  ex  duabus  came* 
ris : quarum  inferior  a fronte  habeat  os,  ut  ligna  in  focu,  qui  etiam  cfl  in  eius 
folo, imponi  poflint:ab  utrocp  oris  latere  in  muro  fit  oblongi  ualis  fictilis  it 
ccpta  culum, logum  circiter  pedes  quatuor,altum  duos,  latum  fefquipcdcm. 
Superior  uero  camera  habeat  duo  foramina,al  teru  a dextro  latere, alteruma 
Ani  Aro, tam  lata  & alta, ut  uafa  illa  commode  in  eam  imponi  poflincquacua 
fa  Gnt  longa  pedes  tres,alta  fefquipcdcm,  lata  inferiori  parte  pedem, fuperio 
ri  rotundata : in  his  opera  uitrea  iam  conflata  recondantur,  ut  mitiori  calore 
refrigerentur : qux  ni  ita  paulatim  fuerint  refrigerata,  difrumpuntur.  Dein* 
de  uafls  iftis  ex  fuperiori  camera  extradis  & repo  ficis  in  receptaculis  pro» 
fus  refrigerentur, 

S ecuruLe fornacis arcus  a.  Eius  camera  inferioris  os  b. 

Fenefha fuperioris  camera  c.  OlLcumtroJ it  d.  Ter- 
na fornacis  os  e.  Receptacula 'vaforum  f.  Foramina 
fuperioris  camera  g.  Vafa  oblonga  h. 

Atqui* 
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At  quibus  dux  funt  fornaces, eorum  param  in  prima  coquunt  mifturam, 
& in  fecunda  non  modo  eandem  recoquunt, ueriim  opera  etiam  ui trea  repo 
nunt:  quanqua  in  diuerfis  cameris  partiin  in  fecunda  materiam  coquunt  pa 
riter  & recoquunt, in  tertiam  ucro  opera  uitrea  recondun  t:atq>  ita  illi  carent 
tertia  fornace,  hi  prima:fed  iftiufmodi  fornax  fecunda  differt  ab  altera  forna 
ce  fecunda:ctenim  rotunda  quidem  eft,fcd  eius  caua  pars  lata  pedes  oclo,al* 
taduodecim,quod  conflet  ex  tribus  cameris : quarum  infima  non  diflimilis 
eft  inferiori  alterius  fecundae  fornacis.  In  medix  ucro  camcrx  muro  funt  fex 
fomices,qu£  cum  ollx  calefa&x  in  eam  impofitx  fuerint, ctia  luto  obftruun 
turrelitftis  modicis  feneftellisun  huius  medix  camerx  fumma  & media  par< 
te  eft  foramen  quadrangulu, cuius  longitudo, itemcp  latitudo  ad  palmurper 
id  calor  penetrat  in  fupremam  cameramrquxpoftcriori  parte  habet  os, ut  in 
oblongum  uas  fi<ftilc,in  ea  locatu,  opera  uitrea  paulatim  refrigeranda  repo* 
ni  pofltnt.Ea  autem  parte  folum  officinp  eft  altius, aut  fcamnum  habet  appo 
fitum,ut  uicrarq  confcendentes  commodius  opera  poftint  recondere. 

tsfkeriui fomacu fecunda  cumeri  infima  A.  Media  b.  Suprema  c. 
fima  d.  Foramen  retundam  s.  Foramen  quadrangulum  r. 
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pueri  interdiunoducp  alternarim  igne  alunt  aridis  lignis  in  focu  impolitis. 
At  quibus  una  tantumodo  fornax  eft,utuntur  ea  fecunda, cj  ex  tribus  came* 
ris  coftattnam  ut  proximi  materia  uefperi  imjciunt  in  ollas : mane  uero  rccre 
mentis  detractis  opera  uitrea  coficiunt:q  in  fuprema  camera, ut  alteri, recon* 
dunt.  Veru  fecunda  fornax,  fiue  ex  duabus,  liue  ex  tribus  Cameris  coftiterit, 
atcp  etia  prima, fiant  ex  laterib.  crudis  in  fole  ficcatis:qui  dudi  fint  ex  terra, q 
facile  igni  neqj  liquefcit,nec  in  puluere  refoluitur : Si  q a lapillis  purgata  fit, 
atcp  bacillis  ucrbcrata:eadem  terra  calcis  loco  lateres  interlinatur:  ex  eadem 
figuli  formet  tam  uafa  cp  ollas,  eaip  in  umbra  ficcent.Duabus  partib.  abfolu 
tis,  reftat  tertia. Mafla  uitrea  in  prima  fornace  eo,  quo  dixi  modo,  cSfeda  Si 
frada  miniftri  fecunda  excalfaciut,ut  ea  fragmeta  recoquant.Dum  uero  hoc 
agunt,interea  ollae  in  prima  fornace  primu  lento  igni  calefiunqut  humorem 
cxhalcnttdcinde  acriori, ut  ficcatae  rufefeaumox  uitrarij  huius  os  aperiut,  SC 
ollas  forripe  prehenfas,fi  rimis  no  filthifcunt,  celeriter  in  fecunda  reponunt: 
Si  recalfedas  fragmetis  uitrea:  ma(Ta:,ucl  uitri  coplerit : deinde  feneftras  oes 
luto  & latcrib.obftruun  t : cuiufcp  loco  duab.  tantumodo  feneftcllis  relidis, 
de  quaru  altera  infpcdat  Si  fiftula  rccipiut  uitru,  quod  olla:  in  fc  cotincn t:in 
altera  reponunt  altera  fiftula  ut  calida  fiat.-utracp  orichalcea,  uel  aenea, uel  fer 
rea  cft.trcs  pedes  loga:quin  ante  fencftcllas  crufta  marmoris  fornici  imponi 
tur:atcp  ei  rurfus  terra  aggerata  Si  ferru:  hoc  fiftula  in  fornace  immiftam  reti 
net, illa  oculos  uitrarrj  ab  ignis  calore  tuctunhis  omnib. ordine  (adis  uitranj 
opus  perficiendu  aggrediuntur.Lignis  aut  aridis, qua:  flamarn,non  fumum 
emittunt,fragmeta  rccoquunttfed  quanto  diutius  recoxerint,  tanto  puriora 
Si  magis  trasludda  ex  cis  fiunt  opera: tanto  minus  maculofa  Si  ucftculis  tura 
gefcenria:tarito  deniep  facilius  uitrarij  fuu  munus  exequuntun  quocirca  qui 
materia,cx  qua  uitru  coficitur,  unam  modo  node  coquut,ac  mox  ex  ea  ope 
ra  uitrea  effreiut, minus  pura  et  traslucida  faciunt, cp  qui  primo  (naflam  confi 
dunt  uitrea, dcin  eius  fragmeta,  diem  nodecp  recoquunt : atcp  hi  etia  minus 
pura  & traslucida,  cp  qui  duos  dies  nodescp  eade  recoquut:nam  uitri  boni* 
tas  no  folii  in  materia, ex  qua  coficitur,  (ita  cft,  fed  etia  in  coquendo.  Sarpius 
aut  uitrarij  fiftulis  rapiunt  experimentu:fed  quaprimu  ex  eo  didicerint  frag» 
menta  recoda  fatis  ede  purgata,quifcp  altera  fiftula  in  olla  demi(Ta,&  paulas 
tim  uerfata,recipit  uitru : qd  tancp  lentus  aliquis  Si  glutinofus  fuccusad  ea 
adhxrefcit:&  quidc  globofum.Recipit  uero  tantu,quantu  ad  opus,^jd  efK» 
cere  uult,  faris  eftrid  marmori  imprefsu  uoluit  Si  reuoluit,  ut  adunetur:  atcp 
per  fiftula  infpiras  ucficg  inftar  inflat:  qua  fiftula  qties  infpiraqfj pius  uero  in 
fpirare  neccfle  habet,  toties  ea  repete  remota  ab  ore  ad  maxilla  admouet,  ne 
flamamfpiriturcdudoinostrahattmoxfiftulafublata  dreu  caput  in  orbe 
torques  uitru  facit  Iongu, aut  idem  in  xreo  inftrumcto  cauo  uerfans  figurat: 
tu  recalfadedo, inflando, premedo,  amplificado  in  poculi,  uel  ua(Is,ucl  alte» 
rius  rei  figura  mente  cocepta, format:  deinde  rurfus  marmori  imprimit, atcp 
fic  fundu  dilatat:  quod  altera  fiftula  in  parte  interiore  copcllit:  poftea  forfice 
eius  os  amputa ttatcp, fi  res  hoc  poftulat, pedes  Si  anfas  affingit.quine  tia,fi  ei 
libitu  fucrit,inaurat,et  uarijs  colorib. pingi  t.Poftrcmd  in  oblogo  uafe  fidil/, 
^d  eft  in  tertia  fornace, uel  in  fuprema  fccudx  camera  reponit,  finitep  refrige 
rarii^d  cum  talibus  operib.fenfim  refrigeratis  plenu  fuerit,  bacillo  ferreo  Ia» 
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Vitrarrj  autem  diuerfas  res  efficiuntictcnim  cyphos,  phyalas,  urceos, am« 
pullas,  lances,  patinas,  fpecularia,  animantes,  arbores,  naues : qualia  opera 
multa  praeclara  8C  admiranda  cum  quondam  biennio  agerem  V enetrjs,con 
templatus  fum:in  primis  uero  anniuerfarrjs  diebus  feftis  afcenfionis  domini 
ea:  cum  uenalia  efient  apportata  Moranoiubi  uitrariac  oftirinx  omnium  ce* 
Icberrimx  funt : quas  uidi'  cum  aliis,  tum  maximi  cum  certis  de  caulis  An* 
dream  Naugerium  in  xdibus,  quas  ibi  habebat,  una  cumFrancifco  Afula* 
no  conuenirem,  , 

De  re  Metallica  libri  duodecimi  Sc  ultimi  finis. 
SCRIPTORVM»  avORVM  INVENTIS 

‘tsiuthor  m fequenti  De  animantibus fuhterraneu  lihro  'vfus,  f{) 
ad  hanc  experientiam  excitatus  ejl, 
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Albertus 
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difienlis 

Martialis 
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Oppianus 

A 

Athenxus 

Ouidius 

Caffianus  Theologus 
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Charifius 

Plautos 
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Cicero 

Plinius 

Columella 

Pfellus 

Corn.Tadtus 

• * ~mj 

Seneca 

Diofcorides 

Galenus 

Seruius 

Strabo 

Theophraftus 

Homerus 

Varro 

Horatius 

Virgilius 

lomandes 

Xenophon, 
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SIO  FABRICIO  S.  F.  D. 

VA  N QV  A h duos  libros  de  fiirpibus  fcripfit  Ariftotdcs, 
tamen  rjs  Theophraflu  difdpulum  non  deterruit,  quo  mi 
nus  fuam  dcrjfdcm  Rirpibus  fentcntiam  multis  libris  au 
plicaret  Nec  ipfcThcophrafius  tanta  fcientia,tantatpco< 
pia  Rudium  Diofcoridis  ardorem cp  rcfiitixittfcd  etiam  ii 
poReritati  feruiens quarundam arborum  achabarafigu 
ras  & uires,  longo  at  cp  multo  u(it  perceptas, literis  metuo» 
rixip  mandauit.Malc  enim  fe  habuiflent  Rudia,!?  aetate  infcriorib.adcaqup 
a maioribus  erant  inuenta, nihil  addere licuiflet : certe  fi  Graeci  haclcgemini 
quam  quondam  accepiflent,  nulla  ars, nulla  fdentia,  nulla  difdplina potuit 
fet  perfici.  Quapropter  etfi  Arifloteles  libros  coplures  edidit,  in  quibus  ani 
manrium  naturas, partes, ortus,  ratione  & uia  eR  pcrlecutus: tamen  philofo* 
phiae  deditos  anocare  nec  uoluit,  nec  debuit,  a Audio  tum  perquirendi  po< 
Aeris  cp  prodendi  naturas  earum  animantiu,  de  quibus  parum  autnihil  fetu 
pfit:  tum  tra dandi  loco  s, quos  in  tjs  libris  no  fatis  exprcflit.Itaqj  etiam  apud 
Graecos  Oppianus  fcripfit  de  pifdbus,  de  animarium  natura  PorphyriusSc 
jElianustapud  Latinos  item  dc  pifdbus  Ouidius,de  omnibus  fere  animatu 
tibus  Plinius. Quos  feriptores  ego  fecutus  cum  res  fubterraneas,  qupanima 
carent,  cxpofuilfem  pluribus  libris,  ut  rationem  inRitutam,  quoad  fieri  pod 
fe  t,ab  Alluerem,  animantes  etiam  defcripfi  fubterraneas : nec  eas  modo  qu* 
perpetuo  fere  uerfantur  in  terra,  fed  eas  quot»  quae  certis  anni  temporibit» 
in  eadem  folent  latere.  Qtio  fane  modo  & beltiara  quarundam  formasAw 
Roteli  & alrjs  uel  incognita s,uel  parum  expreflas,  & illius  locum  deaniman 
tibus, quae  hybemis  fe  condunt  menfibus,uolui  latius  explicare.  Hunclu 
brum  fi  probauero  tibi,  qui  Latinis  & Graeds  literis  in  primis  eruditus, ani* 
manrium  naturasferutaris,  & iam  multarum  cognitionem  cepiflt,eum6w 
lius,ut  Ipero, exteris  qui  item  rerum  occultarum  Rudio  deledantuqprofi» 
bo,  ValeKempnitij,  ui.  Idus Aug. Anno  at.  o.  xivni. 
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antore  recognitus » 

ojpts  fubterraneum, utres ipfa demonftrat,ih 
animatum  diftribuitur,&  inanimatu : quod  autem 
animi  expers  eft,  rurfus  diuiditurin  id,qd  fua  fpon 
te  erumpit  ex  terra,  Si  in  id,  quod  ex  eadem  effodi* 
tur.De  altero  inanimi  genere  dixi  in  quatuor  libris 
De  natura  eorum  qua:  effluut  ex  terra  infcriptis,de 
altero  in  decem  Dc  natura  folfiliu:  nunc  de  fubter* 
rancisanimantib.  dicam. Cum  utro  genus  animan 
dum  omne  coftet  ex  quatuor  elementis,  Si  corpus 
humidum  ac  liccum,  id  eft  aqua  & terra,  adaqcipienduapta  fint,neccfle  eft 
ea  ipfa  duo  elementa  animatium  materiam  efle.Ex  quo  rurfus  illud  quadam 
naturae  ncceflitatc  cofcquitur,  ut  omne  animal  Si  in  aqua  uel  terra  gignatur, 
& in  eis  corrtorctur  atque  uita  fruatur.Nam  beftix  uolucres,  Si  fi  pallim  per 
aerem  uolitan  t, tamen  in  terra,  uel  irt  ftirpibus  ex  ea  natis,  uel  in  xdificrjs  fu* 
per  ipfam  collocatis,conftruunt  nidos, tk  eis  aut  terra  aut  aqua  cibos  fuppe« 
ditat.  V t enim  ueru  fit  quod  perhibent,aues  raras  illas, et  non  adeo  magnas, 
quarum  pennas  longas,et  colore  luteo  dilutiore  fplendentes,rex  Turearum 
in  fuperiore  parte  coronx.mulris  gemis  preciofis  ornata:  geftat,in  aere  per* 
petuum  uitx  curfum  tenere,  fbeminam  ouis  quxparit,  fuper  dorfum  maris 
finuatum,loearis  uentre  item  finuato  incubare, & pullos  exduderc,neutram 
uiuam  unquam  pedibus  breuiffimis,  Si  in  plurima  reconditis  terram  attin* 
gere,  tamen  folo  aere  nec  ali  uidentur  pofle.ncc  augefcere,fcd  his  quibus  ue* 
icuntur.  At  ucro  etiam  beftiolx,  quae  wiytni,  propterea  quod  in  terreno 
ifti  igni  gignuntur,a  Graecis  nominantur,  terra  Si  aqua  non  carent.gignun* 
tur  autem, ut  Ariftoteles  feribit,  in  his  Cypri  fornacibus, in  quibus  lapis  aera 
rius  multos  dies  crematur)  atq?  magnis  mufeis  paulo  maiores  fimt  & fubla* 
tae.In  igni  ambulant  & faliunt,fed  emoriuntur  quam  primum  ab  eo  dimotae 
fuerint.  Animantiu  autem  partim,tametfi  latere  foleant,  no  fubeunt  terrae  ri» 
mas,necfbramina,nec  fpeluncas:  qux  in  fubterranearum  numero  non  funt: 
partim  no<fhr,aut  interdiu  fubterraneas  fuccedunt  cauemas,panim  certo  an 
ni  tempore : quarum  utraecp  eo  ipfo  diei  uel  anni  tempore  fubterraneae  funt, 
atep  dia'  poliunt : partim  fere  perpetuo  occulte  in  terra  laten  t;quae  fubterra* 
nae  & femper  funt,8f  proprie  dicuntur.  V t autem  res  expreflior  Si illuftrior 
fiat, paulo  alnus  ordiar. Quoniam  animantes  omnes  natura  mutariones  tem 
porum  fennunt,  plera: cp  frigoris  aut  caloris  uitandi  caufa,  uel  regionem, lo* 
curnuemutantmel  ingrediuntur  in  domicilia,  aut  arbores  exefas  &cxcaua* 
tas:  uel  fubeunt  terram.  Earum  autem  quae  regionem  mutant,  alia:  femele* 
greflsc  nunquam  reuertuntur,  alia:  reuertuntur:  nunquam  redire  folent  ra< 
tionis  participe^,  hoc  eft  homines.  Etenim  hinon  modo  frigoris  aut  caloris 
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uitandi  caufa  alibi  fedcm  collocant,  ucrum  etiam  ex  regionibus  macris  & ni 
hil  ferentibus  migrat  in  opimas  8i  fertiles:  uel  cum  tanta  multitudo  fuerit  ot 
ta, quantam  non  fatis  commode  alit  regio,  partim  alio  ad  habitandum  eunt. 
Quo  fane  modo  alia  ora  parscp  terrarum  onus,quo  premimr.inaliafapcde 
ponit-quibus  de  caufis  Scandia,  peninfularum  omnium  maxima,  olitn  ma* 
pnam  Gothorum  copiam  una  cum  coniugibus  & libenscffudit  in  Sanna, 
nam  & Daciam.Cymbros  uerd  & Teutones, ex  ultimis  Gallic Bclgicc oris, 
in  quas  e Germania  c5migrarunt,maris  inundationes  exegerunt  Et  exdem 
ac  terrse  motus  atqi  eruptiones  ignium  & aquarum  calidarum  efhtfiona  e* 
Unaria  colonos,  quos  Hiero  tyrannus  Syracufanus  eo  miferat  Atqjhisfa 
re  de  caufis  gentes  aut  uidfc  ab  his  quae  migrarunt, cxpelluntur  & qciuntut 
ex  propriis  icdibus  ac  pofieflionibus,  uicifEmcp  etia  tpfa:  in  alienas irruum 
6C  eas  occupatam  fubatftx  & bello  domita:  utftricibus  fetuiunttauttamuU 
quam  m<flrices  communi  conditione  libertatis  eandem  regionem  obdi 
nent.  Simili  modo  animantes  rationis  expertes,  maxime  uolucres.cx  regio» 
nibus  in  quibus  &C  nat*  funt  & uiuere  confueucrunt,  nunquam  redituram 
exteras  fe  conferunt : ctfi  rarius.  Quo  padto  ab  hinc  annos  lex, locultx,di« 
herbarum,lcguminu,fegetum,ftirpium,  quas  uaftant,  pe(tes,grcgaummuo 
hrunt  in  Pannonias,in  Daciam, in  ueterem  regionem  Marcomannoni,L]< 
oiorumq? : ut  quondam  edam  faepe  ex  Africa  in  alias  Europae  oras. 
mterdum  unicus  homo  in  longinquas  regiones  abit,  nccredit  unquam, ffl 
unum  folum  animal : quo  modo  annos  ab  hinc  prope-  uiginti  inINoncow 
ptum  eft  animal  canis  uillis  ucftitum:cuius,ut  ccphi  Aihiopictpnonbuspc 
dibus  fimilitudo  erat  cum  humanis  manibus:  pofterioribus  cu  humanis p» 
dibus.Et  Alberti  cognomento  Magni  temporibus  in  Slauorum  iyluiscom 
prehenf*  funt  animantes  du*,  mas  6:  fermina,  quarum  pedes  priorts  «m» 
erant  fimiles  manibus  humanis:  pofteriores  pedibus  humanis:eas  utro  ip 
putauit  cfle  in  fimiarum  genere.  Ac  ibim  A-gyptiam  in  Alpibus  a Marco 
gnario  Caluino  prafedfo  uifam  Plinius  memorif  prodiditAquilamqno^ 
Northufx  in  Toringia,cum  ibi  c5fcnuifTet,mortuam  fcimus.Hocctum 
no, qui  eft  odlauus  & uicefimus  impcifj  Caroli  quinti,  lanius  quidam  J 
celfpyhelenfis  aquilam  profligatam  occidit,  8i  quafi  donum  fenaiuiat  • 
qu*  aquila  in  eum  in  equo  fcaentem,  pridie  Epiphani*  pmopeKotc 
eidum  impetu  tam  uiolento  inuolauit,utnon  procul  abcffetapen 
Eodem  modo  uerifimile  eft  aliquos  etiam  pifces,  cum  femelreliqujnm^ 
re,in  fluuios,  qui  perlonginquas  regiones  fluunt,  ingrtdi,Kmin<fin 
redire.  Hatftcnus  de  generibus  animantium  dixi,  qu*  in  regionem  q 
egreflx  funt, non  reuertuntur : nunc  dicam  de  his  qu*  reucrtifolent.q  1 
e*dcm  funt,  & eadem  fere  de  caufa,  caloris  frilicet  uel  frigoris  uitani.»  ^ 
gione,  cuius  incolx  funt,  femigrant : & quidem  xftate  in  locis  frigidis,  p 
me  in  tepidis  moratur.Etenimhomines  qui  ualetudini  dant  operam, ut  m 
ri  fe  poflint  a calore,in  aftiuis  funt : ut  a frigore, in  hybemis : qui  mosin  p^ 
mis  fuit  Romanis.  Atcp  etiam  reges  & domini  multarum  gentium 
alias  terras  abeunt,  in  alias  hyeme : nam  reges  Perfarum  olim  hybernot  ^ 
pore  Babylone  degebant,  uemo  Sufis,  xltiuo  in  Ecbatani%  Eodem ^ 
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bcftix  uolucres  Sc  aquatiles  folu  mutant  &i  fecedunt : quaru  ali*  in  his  ipfis 
regionibus  & locis,  in  quibus  *uum  agere  confucucrunt,  refrigerationem 
in  xftatc,in  hyeme  teporem  folent  penequitalix  in  longinquis  & ultimis. 
At  fere  uolant,natant,eunt  adhabitandum  in  locis,in  quibus  aer  ita  fit  tcm< 
peratus,ut  cibos  ferat  uel  fuggerauquorum  nafccndi  facultatem  cis  adimit 
tcrra,quando  frigore  obriguic,uel  calore  cxaruit:aqua  eos  non  fuppeditat, 
quando  c5gladauic  Aues  enim  quxdam  xftiuo  tempore  in  fyluis,  hyema* 
li  ad  horrea  & tcdla  plcruncp  commorantunut  pica, cornix,lunda, quam  /k* 
Ttfycfj  Grxci,  Latini  uocant  galgulum : quxdam  cum  x flate  xuum  agant  in 
fyluis,hyeme  demigrant  in  hnitimos  locos  apricos,  montium  rcccilus  fccu» 
txtficuti  uulturcs,milui,flurni,turdi,  merulx,  palumbes,  upupx.  Aquatiles 
etiam  uolucres  temporibus  hy  bemis  fe  conferunt  ad  lacus  & fluuios,  in  au* 
ftri  partibus  fitos,qui  frigore  non  congclant:aut  ad  aliquam  fluminum  para 
rem, cui  aqua  non  conglaciauutardeolx,mergi,corui  aquatici,  onocrotali, 
fulicx,anatcs  immafuetx,querquedulx:quxda  ab  ultimis  quafi  terris  difcc 
dunt  in  ultimas : ueluti  grues.  Etenim,  quod  Arifloteles  tradit,  ex  Scythix 
campis  proficifcuntur  ad  paludes  Aigypto  fuperiores, unde  Nilus  profluit. 
Abeunt  etiam  longius  olores,  ciconix,  immanfueti  anferes.  Paucx  ucro  a» 
ues  hyeme  in  fyluis  manent,  ut  tetraones,  attagenes : minus  multx  in  agris, 
quarum  in  numero  funt  perdiccs.Item  pifeium  alrj,ut  uitare  pofsint  (olis  ca* 
lorcs,xflatc  de  litore  abeunt  in  altum:&  contra,  ut  confcclari  queant  tepO< 
rcm,confcquenti  tempore  ex  alto,in  quo  fe  merferant,  emergunt,  ac  in  lito* 
, reuerfantur:uelutidclphini:alq  ex  mari  ingrediuntur  in  mare, ut  thynni  hy* 
berno  tempore  ex  Ponto  in  magnum  mare:&  contra  uerno  ex  magno  ma« 
riin  Potum. Alrj  eodem  tempore  in  fluuios, ut  falmoncs, thynni,  fluriones, 
Atquehx  animantes fubterranex dici  non pofTunuutncculIxalix quae 
terrx  caucrnas  non  fuccedunueriam  fi  frigoris  uitandi  caufa  hybernis  menfi 
bus,  caloris  xfliuis  occultentur  & lateant,  quales  funt  in  hominum  genere 
qui  multu  frigidas  aut  calidas  regiones  habitant.-nam  qui  illas  hyberno  tem 
pore,qui  has  fftiuo  in  domibus  latent,  in  quadrupedu  genere  crinacei:hyc* 
me  enim  fe  conduntin  cauas  arbores,in  quas  antumno  poma  coportarunt. 
Similiter  glires  &;  mures  Pontici, ac  ferpetes  quidam  fe  condunt  in  cauas  ar 
bores:fed  hi  ipfi  maxima  ex  parte, ut  poflca  dicam,faxorum  caucrnas  fuccc* 
dut.  Quxdam  etia  blattx  & afellx  rimis  parietu  & domorum  latebris  occul 
tantur.Formicx  quocp  codunturin  aceruis,in  quibus  cogercndis  uere  & g* 
flate  multum  operx  & laboris  cofumpferunt.  Apes  item  domcflicg  hyeme 
ingrediuturinalueos,fyIueflrcs  aut  in  ctrtia  arborum, aut  in  terrx  caucrnas, 
aut  in  parietinas.-crabones  quocp  fylueftres  in  caucrnas,  & quofda  quafi  ni* 
dulos  arborutuefpx  in  earunde  domorum'ue  nidulos, quos  xflate  conftril 
x erunt.  Similiter  hyeme  latent  in  cauis  arboribus  no  paucx  uolucres, ut  cu* 
culus,picus,coruus,  cuius  caput  rubra  macula  infigne,qui  propterca  w/yjw 
RPfi rf  a Grxds  nominatur, upupx  quxdam.  At  hirundines  tam  domcfticX 
qua  agreftes  in  loca  uicina  qux  funt  tepidiora  feccdunt.quf  fi  defuerint  cis, 
fe  in  angufbs  motium  lods  codun  t,in  quibus  aliquando  etia  dumi,  palum* 
besjtunurcs,  merulx,  turdi,  alaudx, upupx  latere  cofucucrunt.Siuc  autc  in 
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arboribus,fiuc  in  montibus  latuerint,ea  de  caufa  uerno  tempore  deplumo 
folent  cbfpici.Satis  multa,et  fortafsis  plura  quam  inftituta  ratio  poftulibat, 
dixi  de  his  animantibus  quae  caloris  frigorisue  uitandi  caufa  non  Tubcunt 
terrae  ncqj  rimas  nccp  foramina,nccp  fpeluncas.Quanquam  que  diftjfunt, 
ita  apte  natura  cum  his  quae  (equuntur  cohaerent, ut  diltrada  uix  pofsintfa* 
tis  comodc  explicari.  Igitur  animanti  u,quarum  gratia  potifsimum  hunefai 
bendi  laborem  fufccpi , tria  funt  genera. Quaedam  enim  uel  noctu  uc!  inier- 
diu  fubeunt  terrp  cauernas, atqj  in  eis  delitefcut,  dormiunt' uetfed  plcrpcp  os 
mnes  etiam  hvemc  egrediuntur  ad  pafhim  capefcendumiqupdamcenoatu 
ni  tempore  fubterraneas  fuccedut  cauernas, & in  cis  graui  fomno  preffp  alu 
quot  mefes  confumunttquaedam  fere  perpetuo  occulte  in  terra lattntPnmi 
generis  non  folum  terrenp  funt,fed  etiam  uolucres.ueru  terrenas  primo  per 
lequar.Earu  autem  in  numero  habentur  homines  cauernas  fuccedcntes,qui 
ex  eo  nominanturTroglodytptquoram  alrj  eas  cauernas  fubeut  caloris  uu 
tandi  caufa, ut  qui  in  Africa  habitant  ad  mare  rubrum,  & Syrricpgcntesabj 
frigoris, ut  qui  in  Aiia  poft  Caucafum  montem  incolunt  planiciem  fepten» 
triones  ucrius  fi  tam,  & Scythicp gentes,& fylueftres  homines , quiinSan» 
dip  regione  ScricRnnia  noctu  nautis  infefti  lunttquos  fj  rogis  arderibusabit 

funt. In  Armenia  etiam  maiore,ut  Xenophon  optimus  author  fcribit,fuiU 
ornus  fubterrancp,quarum  oftium  putei  inftaranguftum  eft,  inferior  pm 
lata, aditus  iumentis  funt  fofsiles, homines  defcendut  gradibus.  Quin  in  Te 
nedo  infula  pifcatores  hodie  rupiu  fpeluncis  pro  domibus  ututuriut  quon» 
dam  Cacus  latro  fpeluncaintcr  Auentinu  montem  &falinas  -Facies  qua 
dira  tegebat  Solis  inacceftam  radrjs:  ut  Sybilla  Cumpa  antro  illo  ad  Aucr* 
num  lacum  tam  muiiuo  opere  infigni  quam  uaurinationibus  nobili.fi Cib 
ce, mulier  cationibus  dara,habitauit,</r  artari  y-Tvxqvpoio-i,  ut  Homerus  canu. 
In  Sedunis  etiam  tratftu  Sittenfi  ad  Bremifam  pagum  ex  rupe  cxcifa  fincul» 
lis  tignis  & trabibus  ligneis  formatum  eft  integrum  ccenobiu,hoccft,tctw 
pium, cubicula, condauc,culina,cclla  uinaria.Similiterin  altis  mdtibuscoiw 
fpiciuntur  arces  fubtcrranesciutqux  in  Alpibus  Couolum  nominaiur,in 
quam  nec  equites  nec  pedites  poflunt  afccndcre,fcd  cum  homines,  tum  orn 
nia  ad  uiucndum  nccefraria  ad  ipfam  attrahuntur : quae  in  praecipio  Sicili* 
rupe, non  longe  ab  Eryce  monte  exiftit , cum  Drepano  promontono  con* 
iuntfta  ponticulo, quo  foloadiri  poteft:  quae  in  Saxonia  inter  Blanchcbu» 
gum  & Halbcrftadu  effcqup  inToringia  inter  Vimariam  & Blanchcnhaw 
nam  prope  Mellingum  pagumrillius  nomen  eft  Reinefteinum  uetus,buuis 
Pufhardum,atcp  eadiftat a VimarTa  quatuor milibus  pafluumiutracpaSlu 
bitatoribus  nunc  defertaeft  Sc  uacua : utracp  habet  in  faxo  incila  hypoaiy 
fta,conclauia,fcamna,ftabula,praefepia,ianuas,fencftras:Saxonica  ucro  cw 
amtemplum,fupraquod  incoli  extraxerunt  (peculam,  quae  fola  fubiecta 
fuit  fub  afpcdtum. Hoc  templum  tcftudinis  figura, Sc  pila  media  rotunda  im 
figne  eft:cctera  omnia  funt  quadra  ta.lp(c  mons  Saxonicus  preceps  eft  ero* 
mni  parte, prpter  eam  qua  a(cenditur:in  cuius  planicie  excclfus  collis  deme* 
terafturgit,qui  qua  parte  planiciem  fpe<ftat,fofTa  fatis  alta  & lata  arcu"»*' 

tur:ex  huius  collis  faxo  arenaceo,nonnihtl  rubro, cxdfo  formata  eft*1*1 
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cui  multae  8C  magnae feneftrar, quin  in  pede  ipfius  montis  cellae' funt  fiibter* 
rancac  cum  equoruitem  (fabulis.  V traqj  arx  hoc  aenigma  peperitulitatum 
Saxonibus  8C  T oringis. 

Dic  quibus  in  terris  arx  alto  condita  monte, 

Mille  ubi per  teclum poffunt  errare  bidentes. 
Hoenlfeinictiam,quacarxelt  Mifenac  trans  Albim, equorum  (fabula  iri  fa* 
xo  incila  (unt.EtPraenedinac  foflae  fubterraneac  literis  celebrantur,in  qua» 
rum  una  Caius  Marius  obfelfus,extin(fhiscp  occidi t.Graecas  quocp  mulie* 
res, quae  meretricium  quaeftum  faciebant  publice,in  cellulis  fubterraneisha 
bitaneex  comicorum  (criptis  apparet:  a quibus  yx/xocmraeitt  nominatur. 
Et  ganeum  «*>  <p) y&s,  quod  cfTet  in  terra,  dnfhim  putatTerenri)  interpres. 
Tales  etiam  cellae  Romxfuerunt,  &ffequentiores  quidem  fub  circo  maxi* 
mo,qua  pertinet  ad  naumachia,& in  uico  Suburano, & Summaeniano  atep 
Thufco:quin  Romae  fubterraneac  Ditis  arae  fuerunt, & fubterraneum  Cor» 
fi  templurmac  antiquos  drjs  inferis  efFodifle  ferobes  fubterraneas,  nymphis 
antra  legimus.  In  maritimis  quoque  Germaniae  quibufdam  urbibus,  ficut 
in  Prufsis  Dantifci,&  in  Saxonibus  Lubeci,bona  uulgi  pars  fub  terra  habi* 
tat  in  telf udinibus,fuper  quas  exftrudfx  funt  magnificae  domus,  quae  a do* 
minis  incoluntur. Eodem  modo  cuniculus,uulpes,fiber,lutra,meles,&for* 
tafsis aliae quxdambeftiaelubeuittcauemas/edegrediunturad  palfum  ca* 
pefcendum  etiam  hyberno  tempore.  Ac  cuniculus  quide  multos  fodit  fpe* 
cus,&in  colles  terrenos  agit  cuniculos:  ex  qua  re  nomen  inuenit.  Mane  Sc 
uefperi  egreditur, reliquo  tempore  fere  latet.  Aliquos  autefpecus  operit  pul 
uere,ne  deprehendantur.  Sed  eum  uiuerra  atep  parui  quidam  canes,  quibus 
cltad  inuelfigandufagacitas  narium,  in  fpecus  & cuniculos  immifsi,  aut  li* 
quor  ferues  in  eofdem  infufus, fugatum  & exturbatum  pellunt  in  retia,  quia 
bus  capitur.Cuniculis  aute  no  unus  e fi:  color:ucl  enim  in  cinereo  fufeus,  uef 
lepori  nonnihil  fimilis,ucl  maculofus:  quomodo  candidi  nigris  ucl  rutilis 
maculis  (fellantur.  Vulpes  ucro  in  primis  ad  fraudem  callida, no  tam  ipfit 
fodit  fpccus,quam  ab  altjs  animantibus  cfFolTos  occupat.  Etmelemafpc 
cu  praerepto, quia  eius  os  ftercoribus  inquinat, foetore  abigit.  Venatur  lepd 
res, cuniculos, mures, gallinas, aues,pifciculos.Dolole  aute  agit  omnia.  Ete* 
tiim  fxpe  lepores  & cuniculos, dum  (imulat  fe  cum  cis  colludere  uclle,  capit 
incautos:muribus,utfelcs,infidiarifolet:gallinasnocflu,clam  ingrefiain  cis 
(as,prehedit  dc  a(portat:aues,dum  infidiofe  fe  fingit  mortuam, ad  iplam  adi 
uolantes, captas  necat  & deuorat:aquilae  impetu  lupina  iacens  in  terra  pedi* 
bus  arcet  donec  comprchenfam  laniet.  Cauda,quam  huic  animali  magna  &C 
uillis  denlam  natura  donauit,a  ripis  in  flumen  demifla,pifciculos  in  eam  in* 
natantes  capit:& cum  paululu  de  ripa  fe  fubduxerit,illam  conquafians  pifei 
culos  captos  excutit  in  terram  ac  dcuoratRetrorfum  etiam  grandiendo  ad 
nidulum  uefparu  accedit, quod  (ibi  ab  earum  aculeis  mctuat:ac  cauda  in  ni* 
dulumimmifla,uefpasexdpit:mox  his  ipfis  refertam  extrahes  proximo  la* 
pidi,uel  arbori, uel  parieti,  ucl  maceriae  illidit : omnibusq;  ucfpis  ifto  modo 
opprefsis  & interfedis  nidulu  ualfat  atq?  exinanit.  Eadc  cauda  cane,  cu  eam 
infc<flatur,hac &illac  per  ipfius  ritflu  duda,  eludit.  At  erinaceum,  quod  ob 
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mct5  fe  in  globu  condudat.ut  fe  fanis  undiqj  pofsit  defendere,  permingit, 
eoqj  modo  fufFocat.Etcnim  propter  urinam  111  lpfius  os  influentem  fpimu 
duTendi  nullam  habet  potcftatem.Ea  ucrd  uulp.s,qux  canis  mediocris ma» 
onitudo  eft.  Color  autc  f;rpcrutilus,priorc  tamen  parte  canclcensrrarocaiu 
Sidus  rarius  niger.F.ber  etiam  & lutra  egrediun  tur  ex  n parum  caucm.s, ,in 
auibus  latent, & fe  in  fluminibus  mergunt,ac  p.fccs  capiunt  quibus  uricum 
turfed  frudus  quo®  & cortices  arbord  comedunt.  Lutra  autem  a lutando 
aooellatur  Frequenter  enim  fe  lauat  cum  capiendi  pifeis  caufa  fc  inaquas, ia 
rnofcpc  in  earum  proftindum,penitus  immergit:quanqua  Vatrohoc  uoca 
bulum  a Grxcis  fluxi(Te,&  lytram  iccirco  nominatam  putat,  quodfucadea 
re  dicatur  radices  arborum  innpa,atq,  eas  difloluereiad  tantum  autemfoe 
foacium  fub  aquis  natat  & currit  anteaqua  rurfus  emerges  aerem  fpmtudua 
cat,ad  quantum  arcus  intentus  fagittam  poteft  em.tteremuem  aeremUdu, 
cerc  nequit, ut  exterx  animantes  gradientes,  fuffocatur.  Corpus  ei  lanus  & 
15oius  fele, pedes  breues, dentes  acuti:a  fibro  cauda,poftcnonbus  pedibus, 

pihs  differt  Nam  lutra  caudam  habet  longam &rel.quaru quadrupedum 

fimilcmifibcr  pifcisifquamis  tamen  non  obdudam,admodum  ptngucmla, 
tam  fere  palmum, longam  dodrantem.Is  fi  lacet  in  gradibus, caudam  &po. 
ftcriorespedes  demittit  in  flumen  cum  frigoribus  non  conglaciat:  fi  naut, 
cauda  mota  quafi  remigare  folct.Lutnr  aiftcm  pedes  omnes  caninis  funi  fi. 
milesfibri  priores  caninis,  pofterioresanfenms.  Etenim  membrana:  qui. 
dam  digitftfunt  interiedxritaq,  hi  ad 1 natandum,  .11.  ad  eundum  magno» 
ti  apti'c|nam  in  aqua  & in  terra  uiu.cF.bri  uero  pilus  eft  in  cinereo  cato 

& mxqualismbicp  cnimabreuibus  duplo  longiores  ex.ftunttfed  lutra  b 
fcus  nolin.hil  ad  caftaneac  colorem  defledit,  & breu.sac 

uero  nitidus,&mollis,quareutriufcp  pellibus concifis  fimbriasucftmm* 

pellibus  nobilibus  confedarum.folcnt  exornaretquanqua  lutrx pcl « 
gc  prxftant  fibri  pcllibustattamen  fibroruquocp  pelles  inter  fe  multum  dj 
ferunt  coloremam  alix  magis  alix,minus  ad  nigrum  accedunt,  quton  > 
rufummigriores  quidem  longe  extens  prxftanc,minus  nigri  J 

tenent,fuDrufi  funt  deterrimi.  Fiber  autem  in  primis  prouiduscft&to 
etenim  fruticibus  & arbufculis  dente,  tanquam  ferro,  rcfcchs  nP*  , 

cauernas  conftruit  paruas  quafdam  calas, & in  qs  duos  tres  ue  gradus, q 
quafdam  cameras:utcum  aquafluminis  crcfccns  mundaucnt  ripas,  p 
afccndcre  cum  decrefccns  refederit,defccndcrc.  Atque  etiam  cum 
iam  fere  fccuit, quoties  idum  fccit,totiens  fufpiciens  confidcm  num 
ra.Timet  enim  nc,fi  eo  idu  cocidar,  ab  ea,  priufqua  recedere  de  loco  p 
incautus  opprimatur.  Nec  uero  minus  eft  conflans  in  propo  it  q 
lcrs:nam  quam  arborem  ad  ripas  primo  elegit  fecandam,cam  non 
tiam  fi  longo  temporis  fpacio  diflecarc  n5  pofsit.Hoc  animal  uocc 
tis  inftar  mitti  tiipfum  aut  ucnamur  non  modo  propter  cauda  qua  uc  ^ 
& pellem  qua  ucftimur,fed  etia  propter  tcftes,quibus  ut  medicam* 
munprxfcrtim  Ponticistmaxima  enim  uim  habent:Eos  tcftcs,ca 
dici  nominancFibru  enim  Grxduocant  ngiscga.  Sedfibcrautorc  ^ 
dictus  ab  extrema  ora  fluminis  dextra  8C  finiftra,  qua  maxime  lo  « ^ 
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nam  anriqui  fibrum  dicebant  extremum.  At  meles  exit  e caucmis,8Cuaga 
tur  in  fyluis  non  aliter  atep  lupus, lupus  ccruarius,  lcpus,apcr,ccruus,  trage» 
laphus,tarandus,alcc,pIatyceros, caprea, ibex,  rupicapra,  dama,  & aliae  plu» 
res.  Verum  hx  animantes  in  fyluis  cubant:  pofteriores  tamen  in  altifsimis 
montium  (axis  & rupibus.Mcles  aut  auide  appetit  incl,  ex  quo  nomen  boc 
duxit.  Magnitudine  eft  uulpisaut  canis  mediocris,  cuius  quodamodofpe» 
cicm  prae  (e  fert, maxime  canina.Nam  eius  duo  funt  genera.  Vnum  canis  in» 
ftar  digitatum:quod  caninum  uocantralterum  ungulas, ut  fues, habet  bilul» 
cas,quod  idcirco  fuillu  appellant.  Omnibus  autc  melibus  crura  funt  breuia, 
dorlum  latum, cutis  fpi(Ta,cuius  in  metu  fufflatx  diftetu,  utor  Plinij  uerbis, 
itfhis  hominum, & morfus  canum  arccnt:quanquam,fi  quando  cum  ijfdem 
pugnant,ualde  mordent. Duris  ueftiuncur  uillis,  qui  funt  uel  albi  uel  nigri, 
& dorfum  quidem  abundat  nigris,  reliquum  corpus  albis,excepto  capite, 
quod  alternis  quibufdam  quali  lineis  nigris  8c  candidis  afuprema  capitis 
parte  ad  rufium  duefiis  dccoratur.Crallx  autem  meles  non  funt,  pingues  ta» 
mcn.qux  carum  pinguitudo  inun(fla,uel  cum  alrjs  infula,  renum  dolores  fc» 
dat.  Ex  huius  animalis  pelle  collaria  fiunt,  qux  ex  eo  melia  a Varrone  no» 
minantur. In  ripis  etiam  fluminum  & lacuum  nidos  fingunt  halcyones : nec 
Ariftotelcm  latuit  eas  in  fluuiosafccnderc,fcd  hyeme  no n occultantur.  A» 
uis  eft  non  multo  maior  padere.  Cum  autem  marina:  halcyonis  corpus  to» 
tum  coloribus  cxrulco,  uiridi,(ubpurpureo,fed  miliis  inligne  (Tt,adcout 
neqj  collum,nec  alx  aliquo  ex  cis  careant,  & roftrum  habeat  fubuiridc,lon» 
gum, tenue, fluuiatilis  fcu  riparii  petftus  purpureum  eft,  collum  & dorfum 
in  uiridi  ciruleum,  ali  fufei,  roftrum : ut  etiam  pedes,  cinereum.  Vefcitut 
pilciculis&uermibus.Lagopusquocp  in  altifsimarum  Alpium  fpecubus 
iuxta  glaciem,qui  tota  nunquam  xftatc  folis  calore  liquefaefia,  uel  alrjs  et i» 
amanni  teporibus  imbre  dilapfa  diffunditur, nidos  coftruit  8c  cubat.Ex  pe» 
dibus,quos  habet  leporis  inftar  uillis  & quidem  candidis , non  plumis,  ue» 
ftitos,nomen  traxit.  Ei  magnitudo  coIumbx.Color  hyeme  candidus, xfta» 
te  in  candido  cinereus . Longe  non  uolat,fed  Alpibus  fc  tenet.  Capta  non 
uiuit,nedum  manfuefcit.Caro  huius  auis  fano  palato  eft  bona,xoro  to  falu» 
taris.  At  aues, quibus  oculi  diurno  Ipacio  funt  hebetes, acrcs,acutiq;  notftur» 
no,interdiu  latere,  notftu  ex  latebris  euolare, &ad  paftum  folent  accedere, 
quas  iccirco  nodhirnas  appellant:  quales  funt  ucfpcrtilio,bubo,ulula,  no» 
<ftua,ny<fh'corax.  Verum  hx  non  folumin  tencbricolis  montium  &rupi< 
um  caucrnis  latent, fed  etiam  in  cauis  arboribus,  in  xdificrjs  defertis,  fub  te» 
&is  domorum  magnificarum  templorum  Sc  turrium,qux  raro  homines 
fucccdunt.  Vefpertilio  autem  ucnatur  culices  & mulcas,  exedit  pernas , ali» 
ascp  carnes  fuillas  de  trabibus  fufpcnfas.Cxterx  aues  nodturnx  perfequun 
tur  mures,hirundines,aucs,fcarabcos,apes,  ucfpas,  crabrones.  Sed  bubo  e» 
tiam  capit lepufculos  & cuniculos.  Ea  omnium  notfturnarum  auium  maxi» 
ma  ex  fono,imo  uero  gemitu, quem  edit,mihi  uidetur  nomen  inuenide.Ca» 
put  habet  magnum:  corpus  anlcris  magnitudine,  breue  tamen  8c  quali  de» 
curtatum  ac  colore  uariurmroftrum  curuum, ungues  aduncos, oculos  gran» 
des.  Huic  no  multum  difsinhlis  eft  ulula, fed  minor:quaa  item  ex  ululanti 
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uocc  nomen  hoc  traxit.  ■ Cum  his  duabus  cognationem  habentnoftia 
fcd  differunt  uocc.Ncc  enim  ululant,ucrum  edunt  fonum,qucm  Ariftopha 
nes  HiKugfcaM  nominauit.Earum  quatuor  funt  genera.  Vnum.cui  pluma  au» 
rium  modo  eminct:quod  maximum  eft,& afio  uocatur.  Altcru  eximi)  can* 
doris  in  gutture  & ucmrc, alioqui  candidis  Si  luteis  maculis  alternis  diftin» 

dtum.Tcrtium  paruu.quo, ut  etiam  fcqucnti,aucupcsucnanturaucs.Quar» 

tum  minus  illo:  quod  in  rupibus faxiscp  uerfatur.  Hoc,iicut& proximum, 
rincrcis  & candidis  maculis  uariat,item  alternis.  Nycticorax  autem,hoc 
cft  coruus  nocturnus, niger  eft,ut  alterius  generis  coruus,  fed  eo  plcrunque 
minor.  At  ucfpcrtilio,quar  ex  uc(pcre,quo  euolat, nomen  hoc  duxit, mu» 
ri  nonnihil  limilis  eft.quare feite  fcripfit  VarrotFactus fum ucfpcrtilio.necp 
in  muribus  plane,neqj  in  uolucribus  fum.  Alas.cnim  habet  Si  uolat,quodei 
non  conuenit  cum  muribustfed  animalia  parit,nonoua,in  quarecumuolu* 
erum  natura  non  congruit,& foetus  uberibus  admotos  lacte  nutrit,cumuo 
lucres  cibos  conquirant  undicp,quos  in  os  pullorum  inferant,Prp  tcreafimt 
ei  dcntes,quibus  carent  uolucres.  Caputautcm  fimile  habet  muri  uelcani: 
aures  plcruncp  duas,raro  quatuondentes  ferratostcorpus  obfcurefuluispi» 
lis  ucftitum,roftrum  tamen  nigrum,  item  aures : alas  duas,  qua:  ut  draconis 
Si  pifeis  uolantis,non  ex  plumis  conftant.fcd  ex  membranis.  Si  quidem nu 
gris.In  utraq;  uero  ala  habet  digitum,cui  cft  unguis,  caudam  latam,  &' licut 
alas,mcmbranaccam,in  qua  duos  pedes, quorum  uccrcp  quinos  habet  digi» 
tos  uncis  unguibus  armatos, quibus  in  parietibus  Si  rimis  cauernarum  ad» 
luere  Icit.  Aut  enim  pcndct,aut  uolat.aut  iacet.Quia  uero  pedes  non  oriun» 
tur  ex  corpore, fed  ex  cauda, ei  effe  traditur  coxedix  una  .Vocem  acutam  itt 
mus  no  cmittit,ucrum  fere  ut  catellus  latra  t.Gcminos,autem, ut  Plinius, uw 
litat  amplexa  infantes, fecumqj  deportat.Cauda  & alis  affixa  dies  aliquotui 
uit.QuinctiamTroglodyt*,qui  in  Africa  habitant:interdiu:maxinicucrd 
meridie  latent  in  fuis  (pecubus. 

De  primi  «eneris  animantibus, qua:  noiftu  ucl  interdiu  in  terra:  caucrnis 
dclitcfcunt,dormiunt'uelatis.Abeo  ad  fecundi  generis  animantes, quf  cet> 
to  anni  tcmporc,ut  dixi,fubtcrrancas  caucrnas  fucccdunt,  & in  cis  gtaui  fo* 
mno  prcffa:mcnfcsaIiquot,qua(i  mortua:  finccibo  confumunt,aculqucad 
finem  cum  latent,  dum  tepore  ueris  humo  excitata:  reuiuifeunt,  Sircmini» 
fcunturcibum,quem  tanto  tempore  oblitx  erant  fumcrc.Tametfi ex  hisde 
quibus  iam  dixi, aliqua:  funt  etiam,  ut  omnis  generis  quaedam  bcftia:  funt, 
in  harum  numero, ut  luo  loco  dicam. Hxautc  aut  terreng  funt, aut  uolucres, 
aut  aquatiles,  aut  carum  uitain  terra  pariter  & in  humore:  fed  terrenas  hic 
quoque  primo  perfequar.  Itaque  muftx  quadrupedes hyemis aut 
tis  tempore  fc  in  fpccus  condunt. Etenim  mures  Alpini  autumno  fubcunt 
caucrnas, in  quibus  a:ftate  cubare  confucuerunt.  Nam  in  eis  ex  forno, IW' 
m in  ibus, farnuntis  cxftruunt  cubilia, in  quibus  totam  hyememufqsaduct 
erinaceorum  inftarconuolutidclircfcunt  & dormiunt.  In  unacaucmapjc; 
runcp  feptcm,aut  noucm,aut  undecim,  aut  tredecim.  Mira  uero  eis  niJcW* 
natio &lolertia  cum  fccnum  ac  reliqua  iam  congcfferunt.  Vnus  enim  bn' 
mi  ftratus  crctftis  pedibus  omnibus  iacet  in  dorfo,  in  quem,  tanquain  pbw 
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ftrum  quoddarti.cxferi  ca  quae  conge(rcrunt,conijdunt,&r  dc  onuftum,tau 
da  mordicus  apprchcnfa,  in  fpecum  trahunt,  &T  quafi  quodammodo  inuc* 
hunt:exquocucnit,utpcrid  tcmporij detrito  dorloclle  uideantur. Itaque 
pofteaquam  cubilia  tn  fpecu  ftrauerint,ipfum  aditum  atep  os  cius  (armentis 
& terra  obftruunt&  obturant,  ut  tuti  aucmorum  ui,  ab  imbribus,  a frigo* 
re  eflepofsint.Tam  autem  arcte  & grauitcr  dormiunt,  ut  cffofsi  & extradi 
non  excitentur  antequam  in  (ole  expodti  ucl  ad  ignem  locati  concaluerint* 
Hic  mus  cognomen  ex  AJpibus,in  quibus  nafcitur,  traxit:  color  ei  cftaut  fu* 
^ fcus,aut  cinereus, aut  rutilus : magnitudo  fere  leporis  muris  fpccics  ac  figu* 
9 ra,ex  qua  mus  dicitur.  Attame  mutilas  habet  aures  & quaG  dccurtatas:prio 
res  dentes  longos  &facutos:caudam  amplius  duos  palmos  longam,  pedes 
breues&uillisfuperiusrefcrtostdigitos  pedum  urfinis  Gmilcs:ungucslon* 
gos,  quibus  alte  effodit  terram  :poftcrioribus  pedibus  non  fccus  ac  rurfus  . 
ire  foleqacinterdu  ingredi  bipes.Si  cibus  huic  animanti  datur, cum  in  prio* 
res  pedes  fumit,ut  fciurusiut  idem  fciurus  &C  (imia  cretfius  ufquc  eo  in  cluni* 
bus  reddet  quoad  ipfum  comederit.  Vefeitur  no  modo  frudibus,  fcd  etiam 
pane,carnc,pifcibus,iurc,  pulmento : cupide  uero  lacie,  butyro,  cafco,  quae 
cum  madiqoris  fuiftu  fonitum  de  uti  porcellus  cdit.Multum  dormit:at  eunt 
uigilat,(cmpcr  aliquid  agit, ftramina.fccnum, linteola, ralla  cubili  fuo  irrtpoC 
tanstquibus  os  ita  complct,ut  nihil  amplius  capcrrc  pofsit : reliquum  pedi* 
bus  accipit  Se  trahit.Cum  irritatus  exarferit  iracudia, acriter  niordct.Si  qua* 
do  inter  fe  colludunt  mures  Alpini,  ut  catelli  clamorem  faciunt.  Cum  e ca* 
uerna  monuuagi  egrediuntur  ad  paftum,  excis  unus  aliquis  remanet  iuxta 
illius  aditum,quampotcftdiligcntifsimc  & longifsimc  profpicicns.  Is  cum 
uel  hominem, ucl  armentum, ucl  feram  uidcrit,dnc  mora  damat.quo  audito 
undicp  omnes  ad  cauemam  concurrunt. l:orum  autem  uox  h Itui  a'  acutx  8C 
laedentis  aures  dmilis  efhqua  & mutatione  acris  dgnificant,  & dbi  quid  ad* 
uerfi  accidcrc.Dorfum  ualdc  pingue  habent, quum  extera:  corporis  partes 
fint  macrx.-quanquam  hxc  ucrc  nec  pinguitudo  nec  caro  dici  potcfbfcd,  ut 
mammillarum  caro  in  bubus, inter  eas  clt  mediu  quiddam.  Illud  ipfum  utile 
eft  puerperis, &his  quae  ex  utero  laborant: quibus  etiam  eorum  prodeft 
pinguitudo.  Vigilias  praeterea  tollit.  Glires  etiam  hyeme  non  folum  in  ca 
uis  arboribus, de  qua  re  fupra  dixi,  fcd  in  terrae  latent  (pccubus.  Glirem  au* 
tem'Anftotclcs  iXetoji  nominat,cincrcus,ut  Albertus  feribit  eft, excepto  uen 
tremui  albicat. Ab  eo  differt  bcftiola  paulo  minor:  quam  alij  Graeci  hac  de 
caula  vgnXngop  uocarunt.quod  uertat  & furfum  uerfus  inflectat  caudam: 
aliqui  uero  a-xjipop , quod  cauda  fua  uillis  ucftita  & conferta,  quad  flabello 
corpus foleat  inumbrare: aliqui  puw  crningop, quod praeterea fimilitudincm 
quandam  gerat,fpecicmcp  muris:dcut  etiam  (durus  Fennicus,  qtii  non  cau* 
da, non  figura  & liniam  entis  totius  corporis, non  magnitudine,  non  mori* 
bus , fcd  (olo  colore  differt  a noltrate  fciuro  : nam  in  candido  cinereus  cTf, 
cum  fciurus  noftras  dt  aut  rutilus,  aut  niger : attamen  in  ca  Sarmatiae  parte, 
quam  hodie  Poloniam  uocamus,inucniturcui  rutilus  color  miftus  cinereo. 
V tricp  autem  fciuro,  hoc  eft  tam  Fcnnico  quam  noftrari,duo  inferiores  den 
t£s  fui)tlongi:utcrcj5  cum  graditur, demiffam  caudam  trahit.quum  uefeitur, 
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nbus  &C  clunibus  j^^^flyane  uero  conis  abietis, pices, tt/ 

,uett»n.s,pom.s,  Jv  ucrno  tempore  pariunt,&  pullos, fi  quis  m 

dx,aharumcp  arb  •’  ,v,-,i,f,m  nam  faciunt  plures,trasterunt  Virorum 
num  in  nidum im'"' f ‘ ’ .diuj[cs  ’qUod  guftatum  fapore  quodi ingrato  co 

carnem  tenues  com  v ^ qufm  in  arboribus  uerfantur, Te  tamen 

«oueaqmomanduncVmjq^  bemot^orelatent,prodbofonw 

™ Totd  mihi  dormitur  hymi^pingvor , 

Temvore(um,qw>menilnififimn,*st“t'  , 

10Mporej  ^ alires uiuunt in fvluis,ut  non  immentode 

Kusautemcaroddas.fctfiuwog.res  to^Wiurf*cSq|m. 

eorum  penuria  mFundan.o,ue 1 Ueadm  « Rabebant.  Qu*q><* 

tur,Glis  nullus  eft  m £erf  mftica  tradidit.  Etlaodiein 

lia  debeant  effe,  'dem  Varro  fodiunt  tellurem,  ut  in  eius  cauemis 

in  quibufdam  locis  fyluelbibus  in  & in  cibo  uti  pofsint.  Apud 

glires  inhabitare, & quando  uel.nt  eo  «pere  OC  m P ^ 

Romanos  uero  gliribu^iuat^sm^olq^FoluiusHiqj^^^^^^^^^ 

niusferiptu  reliquit.  Mu*aut,  f ' d^xi  Eft  uerotoms  niuisinftar 

h verne  folii  in  cauis  latet  arboribus, ut  iup  dimidia  pars,  & quidem 

candidus, excepta  cauda  digitum  longa.ciu  PerfequiturmurtsSC 

inferior, nigemma.Huic  animant.  magnl^°^ 
aues  quibus  uefcitur.Eius  pcl  es  in  precio  nec  duobus  digitis oi& 

ris  quem  LafsieiS  uocanu.s  ,n  cinereo  «ndKtaM^  caucLhabtr 
fior!  At  mus  Noricus,  quem  Citellum  1 ^ admod5bre, 

tat.Ei  corpus  ut  muftclxdomcfticx,  cinereus  fed  obfcurior.SU 

uistcolor  pilis, ut  cuniculorum  quorundam p l.s,c an  ’fonum  maulsre, 

cut  talpa  caret  auribus, fed  non  caret  foramin  ,q  ■ n.ii,hus  cuin> 

dpftDentes  habet  muris  dentium  fimiles  Ex 

quam  non  funt  preciofae,ueftes  folent  confic  . magnitudo  muris, 

mus  Pannonicus,cui  color  fiibuiridis , adpw 

Sorex  quocp  menfibus hyberms fecon^' C rjj,  £Xp0fitus,uta«' 
dum  fere  trium  altitudinem  dcfccnditrefFoifus  &i  P 

rx  animantes, qux  totam  hyemem  dom.unt  fenfim  fe  cmcrcui: 

dodrantalis  longitudotcolorxftate  rufiis,  fafcomdbts^aut  ^^^^ 

aures,ut  Plinius  fcribit,pilofx : caudx  caulis  '"fi™a  aurium  pilii** 

totam  habet, ut  fciurus,uilhs  confertam  et  plena  .q  ^ & (durus, 

perexiguiihic  mus  fylueftris  arbores, ficuti  g is  .n„areapudGcrmJ' 

lcandit:  femina  pyrorum  comedit,  & nuces  auc  p)rcuiorcft,ttc< 

no? excorilo nome inuenit.  Ataltermusfyluc  n ■ at,jsfub fru* 

nim  femipedalisicolor  dorfo  & lateribus  murinus,ucntcr  aucrv{,d 
ticibus  terram  fodit  ad  duurft  pedum  altitudinemnncp  u _ uCieosccm 
pedes  quatuor longx, parte  cdgerit  omne  genusglandnM  H* 
foru  & prunoru,aliorumqj  fru«uu,fcd  maxime  nuces  aue  an  , ^u£fnl 

optimasiunde  etiam  ipfe  ab  iftius  generis  nucibus  nomen  trax  (g* 
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fere  media  nidum  pilei  inftar  cx  folps  arborii  facit, ut  aqua, fi  quando  ca  ftil* 
lauerit  terra, cxtrinfccus  defluaqipfe  ficcus  intus  in  nido  cubctrad  altcrir  cri4 
amcaucma:  latus  habet  foramen, per  quod  ex  ea,cum  aucllanx  nuces  cfto* 
diuntur,cffugcrepofsit.  Musautcarancusuclutireliqui  mures  domefti* 
ci,no  latet  in  terratqui  ex  co,quod  ucncnu  morfu,ficut  araneus, infera  t,apud 
Latinos  nomen  duxittapud  Graecos  ucrd,qui  (jvyxKlw  uocant,cx  eo  quod 
magnitudine, ut  Aerius, qui  breuiter  cum  dc(cribic,autorcft, muri  fit  aequa* 
lis.eolore  muftelac  fimilisihoc  eft  in  fufeo  fubrufus, excepto  uentre,  qui  cx  c< 
nereo  albicat,  roftcllu  habet  longiufculumrin  utracp  maxilla  dentes  in  bifi* 
dos  mucrones  dcfinunttquarc  animantes  ab  comorfx  quadrifida  uulncrx 
accipiuntrocellos  habet  minutulos  8c  nigrosicaudam  breuemiSc  in  ea  bre* 
uifsimos  pilos, cius  morfus  in  calidis  regionibus  plcruncp  eft  pcftifer,  in  fri.4 
gidis  n5  cfttled  ipfe  diuulfus,aut  differtus, & uulncri  impolitus  proprio  uc* 
neno  mcdcturthunc  captu  feles  interimut,  ab  cius  ueneno  abhorrentes  noti 
manduntiutncc  murem  maioremrqui  tamctfi  etiam  ipfe  hycinc  non  latet, ta 
men  in  ualle  Ioachimica  ex  proximis  domiciIrjs  in  cuniculos  ingreditur,  &C 
in  his  uerfaturtalioqui  hyberno  etiam  tepore  in  domibus  noftris  folct  uaga 
ri:molc  corporis  muftclx  minimae  magnitudinem  fere  aftequitur  &exx* 
quattpilis  eftfubnigrisrcauda  procera,nec  admodu  gracili,  nec  prorfus  nu* 
da  pilis.  At  in  terra  latent  aliquot  muftelaru  gencrama  plurafun  treft  eninf 
mufteladomeftica,qua  Graeci  yaslxu, Germani  cx  fono  quecdit,uifelam  no 
tninat.  Ea  pleruq?  eft  in  dorfo  & lateribus  rutila, raro  fubfitlua : in  gutture  Si 
uetre  femper  candida.-qui  nonnuquam  tota  candida  reperitur,  quanqua  ra* 
rius.Corpus  habet  tenue, dC in  longius  dudtuicaudam  breuc, primores  dert 
tesbrcues,n5  ficuti  mus, longos, appetes  eft  fcui.  Catulos  nuper  natos,quia 
ab  hominibus  & nonullis  alqs  animatibus  eis  periculu  metuit,  lingulis  die* 
bus  ore  prehefos  alio  trasfert.Pcrfcquitur  mures, depugnat  cu  ferpentibus, 
fed  ut  a ueneno  tuta  fit, prius  edit  ruta.  Vbcra  uaccaru  mordet, que  quampri 
mu  in  tumore  fuerint, muftelina  pelle  perfricata  fanaturHccmuftcla,  fi  no* 
ftrg  domi  uiuiqctfi  habet  fuas  cauemas,  n5  diu  ac  multti  fc  condinfi  ruri,hy* 
berno  tepore  in (pecubus  latet.  Sccundu  muftelaru gcnusGcrmani  tltt|i 
nominat  exGr  jco  uocabulo  ixTis,quo  erudita  illa  ges  appellat  ly  lucftre  mi» 
ftelaiid  uero  habitat  in  riparu  cauernis , ubi  lutre  & fibri  morcpifccs  captos 
comedit:&  uerfaturin  fyluis,  ubi  prehendit  aucsrin  domibus,  ubi  gallinas  ; 
quare  Plinius  ca  effe  domeftica  diceretiquaru  fanguinccxugitrfcd  ne  dama' 
re'poflint,earu  capita  primo  mordicus  aufert.  Atq?  eriii  carundeoua,qux  fur 
rari  folct,ac  multa  in  unu  c5gercre,exorbct.  Aliquato  maior  eft  muftela  do 
meftica,breuior,fed  crafsior  ea  fylueftri,qug  martes  uocatur:  pilos  habet  ing 
quales  &no  unius  coIoris.Etcnim  breues  fubfului  funt:logi,nigri:qui  fic  cx' 
multis  corporis  partibus  eminet, ut  diftimftx  nigris  maculis  efle  uideantur: 
attamc  circa  os  eft  candida:cugrauiterexarferit,male  olet.  Quocirca  noftti 
uililsimum  quodep  fcortum,&  maxime  foctidu,  pellem  huius  ictidis  folenC 
nominare.  Tertium  muftelx  genus  etiam  fylueftre.in  laxorum  rimis  Sc  ca 
nemis  cubat,  quod  a Martiale  martes,  a Germanus  martarus  nominatur. 
Martialis  uerfus  hic  eft  in  libro  decimo  Epigram, ad  Maternum.  . 
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Venator  capta  martefuperbus  adeft.  Ei  magnitudo  fdis,fed  paulo  Ion» 
gior  eft: crura  uero  habet  breuiora,item'cp  breuiores  ungues.  Totu  eius  cor 
pus  pilis  in  fuluo  fubnigris  ucftitur,  excepto  gutture,  quod  candidum  eft. 
Haec  muftela,  fimiliter  atep  proxima,ingreditur  domos  & necat  gallinas^a» 
rumen  fanguinem  exugit,& oua  exorbet.  Quartum  muftela:  genus  itera 
fylueftre,in  arboribus  uitam  uiuit,quod  etiam  uocabulo  mards appellatur. 
Ea  muftela  fyluas  infolenter  & raro  deferittatep  in  hoc  diffena  proxima  fm 
periore  muftclai&infupcrquod  guttur  eius  lutei  fit  coloris,  & quod  relri 
qui  corporis  pilus  magis  fit  obfcure  fuluus. Huius  duo  genera  quidam  efle 
cenfenttunu  quod  in  fageis  fyluis  ucrfatunaltcrum  quod  in  abiegnis,  atque 
id  fane  eft  afpctftu  pulchrius.  Quintum  muftelarum  genus  omnium  puli 
cherrimum  & nobilifsimum  eft,quod  Germani  zobelam  uocantdn  fvluis, 
ut  martes  de  qua  iam  dixi, degit, ea  paulo  minor,  tota  tahien  obfcurc  hilua, 
praeter  guttur,quod  habet  cinereum.Muftelac  horum  trium  generum  boni 
tate  canteris  omnibus  eo  magis  prarftanqquo  plures  pili  candidi  cum  fuluit 
permiftifucrint.Zobclinxautepcllcsprecrj  maioris  funt  quam  panni  amo 
texti.  Etenim  coperi  optimas  quadraginta  numero,  tot  enim  uno  fafriculo 
colligari  & una  uendi  folent.plus  quam  milibus  nummum  aureoru  ucnifle, 
Omne  aute  muftelarum  genus  incitatu  graue  quiddam  olet,  fed  maxiracid 
quod  Germani  tlnjj  appellan  t:omnis  praeterea  muftela:  ftercus  aliquantum 
redolet  mufeu,  Noerza  aute, quae  item  in  fyluis  uerlatur, magnitudine  eft 
martis.-pilos  uero  habet  aequales,&  breues,atcp  colore  fere  fimilcslutrzpii 
(istfed  noerza:  pelles  longe  lutra:  pellibus  antecelluttattp  hae  etiam  prylfanl 
fi  pili  cadidi  cum  reliquis  fuerint  mifb.Reperitur  hoc  animal  etiaminuift» 
& denfis  fyluis  qua:  funt  inter  Sueuum  & Viftulam.  Etfi  uero  muftcl/w 
mnes  nec  hybernis  latent  menfibus,necp  fubeunt  tenam.tamen  earum  fer< 
mas  exprefsi  lingulas, quod  id, ut  arbitror,rerum  naturalium  ftudiofisude 
fit  futurum.  At  uiucrra  quae  cuniculos  ex  fpecubus  ex  turbat,paulo  maior 
eft  muftela  domeftica.Color  ei  plerucp  inalbo  buxeus.  Audax  hocanimal 
& truculcntu,ac  omni  fere  animantiu  generi  infenfum  atep  inimicum  nanw 
ra  fanguine  earu  quas  momorderit  ebibit, carne  no  ferme  comedit  Kbusfer 
me  ferocitatis  eft  etia  agri  uaftator& Cereris  hoftis  hamefter,  que  quidam 
Cricetu  nomantuncolac  Paleftinx  quondam  Cratce  dficniuw  uocarunc& 
quide  iccirco  quod  generis  & murini  fit,  & urfini,  cu  eredhis  poftcrioribns 
pedibus  infiftit  ob  uentris  nigrore  efle  uideatunexiftit  iracudus  & mordax 
adeo  ut  fi  eu  eques  incaute  perfequatur,(olcat  profilire,&  os  equi  appetere 
& fi  prehederit,  mordicus  tenere.In  terrae  cauemis  habitat, no  aliter  atqt** 
niculus, fed  anguftis:& idcirco  pellis,qua  parte  utrincp  coxam  tegicapili* 
eft  nuda.  Maior  paulo  cp  domeftica  muftela  exiftitrpedes  habet  admodum 
breues.  Pilis  in  dorfo  color  eft  fere  leporistin  uentre  niger,  in  lateribus  ruti* 
lus. Sed  utrinqj  latus  maculis  albis,  tribus  numero  diftinguitur.  Suprema  o 
piris  pars, ut  etia  ceruix:eundem,  que  dorfum, habet  colore,  tempora  nm 
funt,guttureft  candidu:caudae,quac  ad  tres  digitos  trafuerfos  loga  cfU'lW 
liter  leporis  color.Pili  aute  fic  inhaeret  curi, ut  ex  ea  difficulter  euelli  P°'sult' 
Ac  curis  quide  facilius  a carne  auellitur.cp  pili  ex  cute  radicitus  extrahar1^ 
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Atqj  obbanc cautam  &?  ujnietate pelles  cius  funt  preciofx.Multa  frumenti 
grana  in  fpecu  cogerit,8Cutrincp  denubus,malas  enim  amplas  habet  atq?  Ia* 
xas,madit.Qparc  noftri  homine  uoracem  huius  animatis  nomine  appellat, 
tanquam  taurus  prioribus  pedibus  tum  aures  & os  demulcet,  tum  cibu  fu 5 
mit:incp  eos  ere(fhis,poftcrioribus  & clunibus  infiftes  edit.  Ager Toringix 
eorum  animalium  plenus  ob  copiam  & bonitate  frumen,  neq;  Mifenx  eo*, 
rum  expers  eftinam  in  tracftu  Pegano  & Lipfiano  repcriutur.  Criccto  mi* 
nor  eftuormela,Sc  magis  uaria.Etenim  prxter  uentrem,  qui  item  niger  eft, 
totum  corpus  albis,fubluteis,rutilis,obfcure  fuluis  maculis  decoratur.  Cau 
da  etiam, qua;  longa  fefquipalmum,habet  pilos  cinereos  cum  candidis  per* 
miftos,fed  extrema  parte  nigros.  Haftenus  dixi  de  muriu  & muftelarunt 
ac  cognatorum  animaliu  generibus,  quoru  maxima  parsfuccedit  cauernas 
(ubterraneas:nunc  de hiftricc  dicam,  qui  item  in  fpecus  fecedit,  fcdxftiuis, 
ut  Albertus  fcribit,menfibus:idcp  fecit  contra  morem  exterarum  animanti* 
um.EumGrxci  quidam  cadXJiSfyifOji  uocant , quod  & (imilitudinem  gerat 
fpeciemcp  porci  bimeftris,&  (pinis  erinacei  inftar  hirfutus  (1  t:attamen  caput 
habet  leporino  fimilius : aures  humanis,  pedes  uriinis.  Iuba  ei  eft  fuperiore 
parte  erecfta  & priore  cana, tubercula  cutis,qux  ex  utracp  oris  parte  funt,  (e* 
tas  longas  &C  nigras  continent  ex  eis  natasrquin  rcliqux  etiam  fetx  funt  ni* 
grx.Primx  fpinx  a medio  oriutur  dorfo  & a lateribus, Jed  longifsimx  a Ia* 
teribus,fed  potifsimum  a fuperiore  eoru  parte.Qux  fingulx  partim  nigrx, 
partim  candidg  funt.longx  duos,ucl  tres,uel  quatuor  palmos,  quas,ii  quan 
do  libitum (uerit,ut pauo  caudam  erigit,ingre(Turus  in  caueam  demittitur* 
ritatus  iracundia  cum  cutem  intendit,mifsiles  in  ora  urgentium  canum  inH* 
giqaut  tanto  impetu  iaculaturut  in  ligno  figat. Dentes, ut  lepus, quatuor  ha 
bet  !ongos,duos  fuperiore  parte,&  duos  inferiore.  Notfhi  uigilat,  interdiu 
dormit.  Vefdturpane  cdminuto,  pomis,  pyris,rapis,paftinacis,  bibit  aqua, 
fed  cupide  uinum  dilutum. Hoc  animal  gignit  India  & Africa,  unde  ad  nos 
nuper  allatum  eft.  Vrfiprxtereafehyemistempore  in  (pecuum  latebras, 
quas  locus  ipfis  (uppedi  tat,conrjciunt:quod  fi  nullas  fuppeditet,  eas  priori* 
bus  pedibus  pro  manibus  ufi,feciunt  ex  ramis  8c  fruticibus  congeftis  8i  ita 
eonftrutftis  ut  non  recipiant  imbres, in  que  latibula  fupini  irrepunt.  Timent 
enim  de  fuis  ucftigrjs,quod  in  folo  imprefla  eos  uenatoribus  prodant.  Ma* 
res  autem  quadraginta  dies,  fceming  quatuor  menfes  fe  occultant  latebris: 
quo  tempore  candidam  informemcp  carnem  & pariunt,  & lambentes  fen» 
fim  in  propriam  formant  figuram:quod  non  ignorauit  Ouidius  qui  canit: 
Nec  catulus  partu, quem  reddidit  'vrja  recenti. 

Sed  male  'vtua  caro  ejl.lamhendo  mater  in  artus 
* Fingit,  ft)  in  formam, quantam  capit, ipfd  reducit. 

Abditi  primum  iacent  &C artffius  dormiunt  ad  dies  quatuordeam,  multucp 
tim  graui  fomno  fiunt  pingues : deinde  refident,  & priores  pedes  fugentes 
uitam  ducunt.  Ex  latibulis  uero  rurfus  prodeunt  uere:  mares  ualde  pin* 
gues,focminx  non  item, quod  pepererint  eo  tempore,  aluum  aftritftam  fol* 
uunt  aro  herba  deuorata.Etfi  uero  urfi  funt  auidifsimi  exdis,  tamen  urfx  in 
homines  fi  proftraucrint  fe,  8C  os  ad  terram  uerterint,  ac  aerem  (piritu  non 

duxerint 
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duxerint, nullam  adhibet  fcuitiam:fcd  cos  tantumodo  odorantes,tartqiam 
mortuos,quosodiflecxiftimantur,rclinquunt:urfiaute  hominibus  noftns 
noti  funt:multos  enim  regiones  frigidx  gignunt,  Sc  quidem  fufeos  aut  ni* 

gos:quorum  duo  funt  genera, magni  & paruirhi  facilius  arbores  fandum, 
in  tantam  magnitudinem, in  quantam  illi,nunquam  crefcunt.  Vtncp  coi 
medunt  carnes, mei, frudus  arboru, herbas.  Myliauero albos urfos gignit, 
qui  pifees,ut  lutra  &C  fiber, capiunt.  Latetctiain  terra  hybernismenfibus 
laceita:quanquam  fuerunt  qui  negarent  eam  femeftrem  uitam  excederem* 
liquis  autc  anni  teporibus.plerunq?  in  rubetis  & fpinctis  folet  uerfaritciqm 
drupedi  lingua  bifida  & pilofa : pedes  humiles : uemo  tepore  uiridis color, 
zfbuo  nonnihil  pallidus.  Latet  lacerta  Chalcidica,  ex  aerei  coloris  lineis, 
quibus  tergum  cius  diftinguitur, nominata. Eadem  feps  uocatur,quoduuU 
nus,fi  quem  momordcrit,putrefcat,&  fanie  male  olente  foleat  manare: ala* 
certa  uiridi  n5  corporis  figura  differt,  fed  colore  tantum.  Latet  lacerta a^ 
quattlts,  cuius  uita  clf  in  aqua  & in  terra, fed  crebrius  in  aqua.Gigniturinla* 
cunis  opacis, qua:  in  pingui  (olo  funt,& in  quibufdam  tnceniu  fofsis. Parna 
eft,&  hanc  preterea  habet  ab  alrjs  lacertis  in  colore  difsimilitudinem,cjjipla 
uel  cinerea  fit,ucl  in  cinereo  fufea.  T cftudims  aut  falamandra:  indar  tardius 
ingrcditur.Irritata.fi  exarferit, elata, & quodammodo  inflata,  redis  pedibus 
infifh’t,&  terribilis  cyis  hiatu  acriter  oculis  intuetur  eu  a quo  fuerit  laccfsia 
manatq?  fcnfim  latfteo  &'  uirofo  fudore  ufep  dum  tota  fiat  candida.  Impoliti 
(ali  caudam  mouet  ac  effugere  conatu r:nam  cum  quia  ualdemordet,nopo* 
teftferre.-ftatimcp  morituncum  alioqui  uerberata  diu  uiuat.  Latet  champ 
leon,in  India  & Africa  natus:cuius,ur  Ariftoteles  fcribit,corpus  in  Iacenefi 
guram  eft  formatu. Eius  uero,ut  pifeium,  & latera  deorfum  duda  & direda 
cum  uentre  iungutur,&  fpina  lateribus  imminet.Facies  fimillima  fimif,qua 
Gebu  uocant. Cauda  praelongarum  in  tenue  definit,  & lori  modo  pcrmul» 
tisimplicatur  orbibus.  Quum  fteterit, altius  quam  lacerta  abfcediiatttn. 
Crura  non  aliter  ac  lacerta  infledit:finguli  eius  pedes  diuifi  funt  in  binas  par 
testqua?  talem  inter  fe  habent  fitum,qualem  pollex  ad  reliquam  nunuspar* 
tem  ei oppofitam.Quin  etiam  hae  ipfae partes  fingulaepaululumindigitos 
quofdam  diuifae  funt:priorurrfquidcm  pedum  interiores  tripartito, eximo 
res  bipartito:pofterioruuerd  interiores  bipartito, exteriores  tripartito. Di* 
giti  preterea  unguiculos  habent  fimiles  unguibus  animantium, quibus  funt 
adund.Totum  corpus  crocodili  inflarafperum.OcuIi  in  recedit  cauo  poC' 
ti  pracgrandes,rotundi,obdudi  cute  fimili  reliqui  corporis  cutirin  quorum 
medio  exigua  rclida  eft  regio,qua  uidetream  nuquam  cute  operit-Oculum 
uerfat  in  orbem,& alpedum  quoquo  ucrfiis  refert,atqueita  quod  uult,ccr* 
nit.  Mutat  colorem  inflatus:  cum  alias  niger  a crocodili  colore  non  mu* 
tum  differat:&  ut  lacerta, pallidus  fit, nigris  tamcn,utpardus, maculis  citu11 
rius.Fit  autem  mutatio  coloris  totius  corporis.  Nam  oculorum &CJU' 

dac  color  non  aliter  ac  reliqui  corporis  mutatur:  motus  eius.utteftuduiis, 
admodum  tardus  eft.  Pallefdt  cum  moritur, & uita  defundo  idem  color"1' 
fidet.Gulam8Cafpcram  arteriam  codcmfitu  continet  quo  lacerta.  Carnem 

nufquam  habet  nifi  in  capite  & maxillis, cactcra  membra  carent  ea.  Exigu* 

utro 
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aero  caraiculx  funfmaxillis  & caudx,qua  parte  corpori  eft  agnata.  Sanguis 
nem  tantumodo  habet  in  corde,inoculis,in  loco  cordis  fuperiorc,&  inue*. 
nis  hinc  dutftistatcpm  his  quidem  perpaucum . Cerebrum  paululum  fupra: 
oculos  poftcum,  oC  cum  eis  continens  eft.  Cute  autem  oculorum  exteriore, 
dctraffta  complecftitur  quiddam  quod  uelut  annulus  xneus  tenuis  pcllucet. 
Membrana:  multa:  ac  robuftx  & quae  multo  praedant  his  qug  caeceris  funt,. 
diftribuunturintotueiuscorpus.Totusdifledhisdiu  fpiraqquod  exiguus: 
admodu  motus  adhuc  in  ipiius  iniit  corde. Cum  omnes  corporis  partes  co* 
trahit, tu  uel  maxime  coftas.Liene  qui  cSfpici  pofsiqnufqua  continet.  Aura 
uero  perhibetur  alirunde  Ouidius  no  modo  dulcis, fed  etiam  dodius  poetat. 
Id  quod  •ventu  animal  nutritur  ft)  aura,  , 

' Prorium  afirmlat,  tetigit  quojcun^colorts. 

Stellio  etiam  latet,figura  (imilis  eft  lacertx,  natura  chamaeleonti : nam  rore 
tantu  uiuit,&praeterea  araneis  8c  melle.Eum  Nicander  iurugXttfioy,  Arifto* 
telesao-^Air^uTiui  nominat. Etenim  illius  tergu  guttis  ftellaru  indar  lucent 
tibus  pidKnex  qua  re  etiam  apud  Latinos  nomeinuenittatep  hoc  differt  a Ia* 
certa.  Idem  yaXumK  a Graecis  uocatur.  Vt  anguis  exuit  uere  mebranam  hy 
bernam  tanquam  fenetftutem : eamcp  nili  praeripiatur,  deuorat.Quem  mo< 
mordent  ftellio,ftupor  opprimit.  In  Graecia  eft  uenenatus  & pcftifer,  in  Si« 
cilia  innocens.  Aduerfaturfcorpionibus : uitam  agit  inrepulchris,in  carnea 
ris,in  locis  oftiorum  & feneftrarumiinclufus  in  uitro  uitam  ftne  ullo  cibo  (ii 
pra  fcmeftre  fpacium  ducere  poteifceius  oculi  tantumodo  intumcfcunt,ma* 
ti  praeterea  nihil  tum  patitur. 

> Latet  praeterea  hybernis  menfibus  falamandra.  Etenim  hoc  anno  in  Fe* 
bruario  Sncbergi  maxima  uis  (alamandraru  ex  uicinis  locis  colletfta,agglo* 
meratacj;  in  ultima  cuniculi  cuiuldam,quondam  in  Molebergum  montem 
4<fh',  tunc  uero  inftaurati,parte  fuit  reperta.  Et  proximo  anno  inNouembri 
falamandra  uiua  ex  fonte  finitimx  fylux  per  fiftulas  in  hoc  oppidu  influxit. 
Pluuix  autc  &C  fubfequens  ferenitas  falamandras  excitant  ex  uenis,  uenulis, 
eomifluriscp  (axoru,hanc  quadrupedem,  cui  item  lacertx  flgura.  Germani, 

2uia  propter  crura  breuia  tarde  graditur,Grxco  nomine  noXylw  appellant. 

laput  ei  magnum,uenter  lutei  coloris,  ut  etia  ima  caudp  pars : rcliquu  cor* 
pus  totum  alternis  maculis  nigris  & luteis  quali  ftdlatum  diftinguitur . Pro 
pter  frigus  ignem, non  aliter  ac  glacies,extinguit.'quo  modo  etia  oua  ferpen 
tium  in  igne  camini  conietfta,flamma  folent  extingucreiattametam  ipla  oua 
quam  falamandra  cdburuntur.Salamadra  aute  irritata  fanie  cuomit  ladtea: 
huic  animali  necmafculinum  nec  focmininu  genus  falfo  putant  efle.  Tcftu 
do  etiam  terreftris  tota  hyemem  in  terra  latet,atque  graui  fomno  prefla  tem 
pus  line  ullo  cibo  traducit.  Scarabei  denicp  rutili,  & grylli,  qui  potifsimu 
nodtu  ftrident, aridam  fodiut  terram,ut  in  eius  caucmis  cubent  e Itate : grylli 
domeftici  etiam  hyeme.Nam  fcarabei  ante  autumnum,  imo  prius  intereunt 
quam  totafftaseffluxerittgrylliagreftes  ante  hyeme,  ut  etiam  aranei  nigri, 
qui  (imiliterhabitant  in  terrg  rimis.  Atfcolopendra  in  truncis  arborum, 
aut  in  lignis  fupra  terram  locatis,aut  in  palis  terrp  infixis,unde  nomen  inue* 
nit,cum  putrefcunt,&  gigni  tur&Tuiuit:  quibus  amotis  aut  comotis  egredi* 
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rurtalids  plcruncp  foletlatere.Pcnnis  caret,fed  plurimos  habet  ptdtt:qu0/ 
circa  eam  ex  Latinis  alp  multipedam,alij  centipeda,alrj  millipeda  uocarunt: 
fi  quando  repit, panem  corporis  mediam  taquam  arcum  intendit: (i  bacillo 

alia  ue  re  tangi tur,fc  contrahit.Color  ei  aeneus.corpus  tenue, nec  ualde  lato, 

longu  ucro  tres  digitos,aut  fummu  quatuor,  lam  in  uolucribus  qua  fe  Co 
dunc, hirundines  ripariae  funt.Etenim  plures  numero  inter  fe  nexg  hvbemis 
menfibus  latent  in  ripis  fluminu,lacuu, paludum, &in  litoribusac  (copulis 
maris:undeaccidit,ut  pifcatofes  interdii  itainterfe  iundas  ex  aquis  extra» 
hant.Didae  autem  funt  ripariac,qu6d  foleant  ripas  excauarc,  &in eis  nidos 
coft  ruere  ac  latere:has  Grgci  & iwAt s uoc3t,n5  quod  fine  pedibus  fmt,fed 
eoru  careant  ufu:&  Ki/4-&9t«,qudd  oua  pariat  et  excubent  in  ciftellis  longis, 
ex  luto  fidis:quibus  aditus  fit  anguffus,ut  omni  anni  tempore  belluaset  ho 
mines  uitare,hyeme  a frigoribus  tuta:  cfiTe  pofsint.  Hoc  differunt  abhirun/ 
dinibus  tamagreffibus  qj  domefticis,  cp  tibias  habeant  hirfutas.Hs,inquit 
Plinius, funt  qug  toto  mari  cernutur,ncc  unqua  tam  longo  naues,  tamly  co* 
tinuo  curfu  recedunt  a terra, ut  non  circumuolitent  eas  apodes.  Cjteragene 
ra  relidunt  Sc  infift unt,his  quies, nifi  in  nido  nulla:aut  pcndent,aut iacent. 

Hyemeetiain  cauernis  montium,  etfi  non  in  his  folis,  latent  uefpenilio» 
nes,  bubones,  ulula:,  no<fhiae,hirundines,fturni,paIumbes,  turtures,  mtmlf, 
turdi, alauda:, upupae.de  qua  re  fupra  dixi. 

lam  ex  aquatilium  quae  latet  genere, quaedam  hyeme,quxdam  acfbttcw 
dun t ic,ucl  in  cceno,uel  in  arena:&  ita  quide  fe  in  ijs  cSdunttut  reliquu  cor» 
pus  totum  tegatur, os  fit  liberu.Hybernis  menfibus  hi  pifces  eonduntfe,pri 

madix,hippurus,coracinus,murena,orphus,conger,  turdus, merula,  pero, 

thynnus, raia,&  omne  genus  cartilagincu,cochleae.  jtfhuis  uero  menfibus 
condit  fe  glaucus, afellus,aurata.Tricenis  diebus  circa  canis  ortum  purpura, 
buccinu,  peden,  delphinus,  lam  in  numero  animantiu,quaru  uiuellmttr 
ra  pariter  8 C in  humore  latet  hyeme  lacerta  aquatibs,de  qua  fupra  dixi.Cro» 
codilus  quocp  fpccu  ciufdc  hyemis  uitandx  caufa  fuccedit,&  in  eo  quatuor 
latet  mefes.Frigus  adeo  molefte  patitufut  etiam,  cum  n5  foleat  latere,  inter» 
diu  in  terra  ucrfetur,in  aqua  nodu . Viuus  in  Europam  raro  nunc  affertur: 
fed  mortuum  fxpe  pharmacopolae  in  officinis  fuis  de  trabe  fufpendunt.Pfc 
niuseius  figuram  & natura  diligenter  eftpcriecutus:quadrupes  malum, in< 
quit,&  terra  pariterac  flumine  infeftum.Vnum  hoc  animal  terreftrc  linguf 
ufu  caret:unu  fuperiore  mobili  maxilla  imprimit  morfum,  alias  terribile  pe» 
dinatim  fhpante  fe  dentium  ferie.Magnitudine  excedit  pleruncp  duodeuu 
ginti  cubita.Parit  oua  quanta  anferes,  eacp  extra  eum  loeu  frinper  incubat 
prgdiuinatione  quadam,ad  quem  fummo  audu  eo  anno  egreffuruscftNj‘ 
lus.Nec  aliud  animal  ex  minori  originein  maiore  crefcit  magnitudinem, 
unguibus  hic  armatus  eft,& contra  omnes  idus  cute  inuida.Hunc  fiturum 
cibo  pifeium  & femperefculento  orein  litorefomno  datum.paruaauis,!]11? 
trochilos  ibi  uocatur,rex  auium  in  Italia, inuitat  ad  hiandum  pabuli  fu i|°' 
tia, os  primo  eiusadfultim  repurgans,  mox  dentes, & intus  fauces  quoiy. J 
hanefeabendi dulcedinem  quam  maxime hiantes:in qua uoluptate  fomno 
preflum  confpicatus  ichneumon,per  eafdem  fauces, ut  tclu  aliquod, 
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(us-  erodit  aluu.  In  eo  erat  maior  pedis,  quam  ut  uno  eflct  eius  hofte  natura 
cotenta.  Itacp  8c  delphini  immeantes  Nilo,  quorum  dorfo,tanqua  ad  hunc 
ufum, cultellata  ineft  pinna, abigentes  eos  praeda,ac  uclut  in  (iio  tantum  am< 
ne  regnantes,alioquin  impares  uiribus  ipli,  aftu  interimunt : in  uentre  mob 
lis  eft,tenuis'cp  cutis  crocodylo,ideo  fe  ut  territi  irtimcrgut  delphini, fubeun 
tescp  aluum  illa  fecant  fpina.Quin  & gens  hominum  eft  huic  bellux  aduer* 
fainipfo  Nilo. Tentyrita;  ab  infula  in  qua  habitat  appellata.Mcfura  eorum 
parua.fed  prxfentia  animi  in  hoc  tantum  ufu  mira.Terribilis  hxc  contra  fiu 
gaCes  bellua  eft, fugax  contra  infequentes  i fed  aduerfumirefoli  hi  audenti 
quin  etiam  flumini  mnatanqdorfoqj  equitantium  modo  impoliti, hiantibus 
refupino  capite  ad  morfum,addita  in  os  daua,dextra  ac  lxua  tenentes  extre 
ma  eius  utrincp,ut  frenis  in  terram  agtlnt  captiuos.  Ac  uoce  etia  fola  territos 
cogunt  cuomere  recentia  corpora  ad  fepulturamritacp  ei  uni  infulae  crocodi 
li non  adnatant,olfe<fhi'cp  eius  generis  hominum, ut  Pfyllorum  ferpentes  fua 
gantunhebetes  oculos  hoc  animal  dicitur  habere  in  aqua, extra  acerrimi  ui* 
Jus.Quidamhocunuqnandiuuiuat,crefcere  arbitraturtuiuit  autem  longo 
tempore.  - Latent  etia  hybernis  melibus  in  terra  ranae  omnes,exceptis  tem 
porarijs  iftis  minimis.qu  p pallent  in  caelio,&  reptant  in  uqs  8C  litonbus.Hg 
enim,quianonexlcmine,quod  effundunt  mas  & fbemina,  cum  complexu 
uenerco  iunguntur.fcd  ex  puluere  xftiuis  imbribus  madefatfto  oriri  uiden* 
tur,diu  in  uitaeffe  non  poliunt.  Itacp  conditur  uiridis  illa  parua,  qua  Graeci 
HgOvc/Mjiui  uocant,quod  in  arundinetis  agere  confueuerit:  quanquam  etiam 
arbores  fcandit,  atcp  in  herbis  uiuit:&  /lft|orm,  q>  fono  fui  generis  pluuiaS 
futuras  prxnunciet.Nec  enim  ut  Plinius  a nobis  difTentiat,  eft  muta&linO 
uoce.  Verno  tempore  fxpenumero  uidetur  ex  terra  eminere  media,  media 
adhuc  in  ea  latere.  Conduntur  uirides  rana?,  quae  uerfantur  in  fluufjs  atque 
pifcinis,&  hae  quidem  uocales  & edules  furt  t.Conduntur  fubliuidx  & fuba 
cinerex,qux  item  in fluurjs,lacubus,paludibus,  lacunis  uiuunt : hae  partim 
uocales  & edules  funt,partim  mutae  & non  eduntur : quas  hybernis  menlia 
bus  in  terra  latere  argumento  eft,  quod  uemo  tempore  non  tantum  earu  foe 
Jus  confpiciantur  inlacunis,fed  ipiae  ueteres  etiam  ranae.  Quare  ucrum  nort 
eft  quod  feribit  Plinius  tmirumcp  femeftriuitarefoluunturin  limum  nullo 
cernente, &rurfus  uernis  aquis  renafcuntur.qux  fuere  natae : perinde  occul 
ta  ratione, cum  omnibus  annis  id  eueniaufbctus  aute  earum  funt  primo  cara 
nes  paruac,rotundae,nigrae,dein  oculis  tantum  & cauda  inlignes : quas  Ni> 
candcr, quia  caudam  moucnt,4uoA9t/&Vlas,  Aratus  quia  rotunde, ^vgtVtrs,  alrj 
Grp ci  ^acTqatylJlas,  quali  dicas, ranunculos,nominant:quorum  poftea  figu 
ranturpedes,prioresexpe<ftore,in  pofteriores  finditur  cauda.  Conduntur 
preterea  rang  pallide  in  hortis  agentes, quj  non  comeduntur,&  mutg  funt. 
Conditur  denicp  rana  rubeta,qu£  ex  rubis,  fubuepribus  enim  uerfarifolet, 
nomen  inuenitteam  Poeta  bufonem, Grpci  <p(twot>  uocant.  Duo  eius  gene* 
ra,al  tera  terrena, qup  in  domibus  &uepribus  agi  traltcra  paluftri  j,que  fui  ge 
neris  uocem  edit.  V tracp  uenenata  eft, utra  que, li  bacillo  fepius  uerberetur, 
inflato  corpore  uirus  primo  e clunibus  exprimit  longius,deinde  fudat : cue 
ius  fudoris  latftci  gutte  admodum  grauis  & putidi  funt  odoristac  cum  otctf 
• T i dituf 
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ditur  fere  oprj:  occiditur  autem  difficulter.  Rana  rubeta  mulieres  ueneflea  t 
quondam  ad  uencficiafuntufec.  Mus  quocp  aquatilis  hyeme  latet  in  ripis 
fluminum  & riuorum  quos  incolit.Gi  magnitudo  fere  muris  fylueftristmor 
det  fepe  manus  pifcatoru,cum  ex  foraminibus  riparu, cancros Huuiatilcsex* 
trithunt.  Vorat  pifciculos  paruos, quales  funt  gobiones  fluuiatiles,  &albur 
nhuorat  foetus  lucrj,felaris, barbi, aliorurriqs : quocirca  ubi  magna  uisidge* 
ntis  muriu  nafcitur,riuis  uaftitatcm  folet  inferre. Cancer  etiam  fluuiaulisfuc 
cedit  ripas, & in  eis  hyeme  lateqaeftate  plcrucp  uerlatur.  Atfcorpius,quem 
Germania  tantumodo  importatu  nouit, in  terra  non  latet:quanqua  in  patie 
tibus,&fub  lapidibus,  lam  dcnicpin  ferpentium  genere,  qui  maxima  a 
parte  terreni  funt,uipcra,quam  Graeci  lyiAvbjj  uocant,hyemefubitfaxa.Ea 
longa  cft  circiter  cubi  tum, 8C  maculis  in  cinereo  fufas  plena.  Primo  intra  fe 
oua  parit:dcin  his  exclufis  uiuas  ammantcsinec  tamen  ipfa  catulos  (ingulos, 
ut  Nicander  & Plinius  fcribunt,dicbus  fingulis  parit  uiginti  numeroaicc  cf 
tcrae  tarditatis  impatientes  perrumpunt  latera  occiia  parente  :fed  ut  nobis 
ferpentium  fpcculatorcs  affirmanquno  eodemcp  die  catulos  plerunqueun* 
dccim,plures  interdii  parit:&  quidem  eis  fuperftes  uiuit.Nec  uero  etiacum 
uiperp  comifeent  corpora  fibi  circuuolutsc  focmina  maris  caput  infertumin 
os,ut  idem  Plinius  fcribit,abrodit  uoluptatis  dulcedine : no  aut  mas  modo, 
ucrum  etiam  fccmina  natura  breuem  & quali  mutilam  habet  caudam, nout 
plera: qs  alif  ferpentes  longatp:fed  differut  inter  fe: etenim  fccminp  caput cft 
latum, maris  acutu.Ctim  hic  mordet  ac  uirus  euomit,  apparet  ucitigia  duo* 
rumdentiuacutorumtcum  illa  pluriumtuipera  non  lac  modoficuti  ferpen* 
tes  cartcri, appeti  t,fed  etiam  uinu:unde  eam  Galenus  in  lagenam  uino  refer* 
tam  irrcpfiire  fcribit,SC  uinu,in  quo  demortua  fiiiqpotum  elephatiafe  labo* 
ranti  remedium  fuifleteontra  ad  uipera:  morfum  multa  feciunqfed maxime 
Oxi  arboris  fuccum  facere  Claudium  Ca:ferem  cdnfto  propofito  Romanos 
admonuiflc  Suetonius  feriptum  reliquit.  Minori  autem  uipera: dipfes cft 
afsimilistquae  cum  alba  (it,  eius  caudam  dua:  nigra:  di(bnguuntlinea:.afc 
idium  inexplebili  liti  enecat,ex  quo  nomen  hoc  duxit.quin  ipfa  multum  ii' 
tit:quocirca  immoderato  potu  onuftc  umbilicus  rumpitur,&  grauiusonus 
effundit:hanc  alq  caufonem,alrj  prefterem  uocattfed  prefter,  ut  corporis fot 
ma  non  multum  a dipfede  difFerat,cfFcdiu  diffcrt:nam  ictum  extemplo  fide 
ratione  quadam  reddit  immobilem  ac  mente  alienum ; mox  pilis  defluenti* 
bus  cum  pruritu  ac  uentris  folutione  abfumit,  Conditctiam  fc  in  terra, 
cuti  cactcrac  ferpentes  fere  omnes, ucl  in  faxorum  rimis  cacculatex  caccitatca* 
pud  Germanos  quocp  nominatatqua eadem  de  caufa  Nicader-n/^Ai*1’^ 
-nxpWnip  nominant : etenim  caret  oculis  . Color  ei  in  luteo  uiridis,  & ual« 
fplendcnsmunquam pede eftlongior,  nunquam  digito  cralsior, ea licut 
«ripcra.ut  Columella  feriptum  reliquit,  ferpectim  inpafcuabos  improui  e 
fupcrcubuit,lacc(sita  onere  morfum  imprimit.  Quin  amphisbatna  hebe' 
'tes  habet  oculostitcm  parua  cft  & tarda,  fcd  biceps : quare  alterutro  capto 
cum  ei  libitum  fueriqprogrcdi  uel  regredi  potefbundc  ei  nomen  impo"IU- 
n c V CUt*  co^orin fidet  terrae, uarrjs  notis  diftindhe.  Huic  non  difiut711 11 
eit  figura  fcytale,fed  pinguionci  crafeicudo  qug  manubrio  ligonis, lonolf^ 
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<it)  quae  luhibricorhacc  cum  ueneno  tempore  exuuias  pofuer/t,  fceniculo,  ut 
caeterac  ferpentcs  non  uefcitunex  baculo  nomen  inuenit.  Tum  hyberni» 
mcnfibus  in  caua  terras  uel  loca  faxofa  ingreditur  natrix  a natando  appella» 
ta:qua  de  caula  a Graecis  ex  aqua  nominatur:  & "xfpcm</f&J,  quod  & 

in  terra  & in  aqua  uerfetur.  Nec  alTcntior  Lucano  qui  cherfydrum  a natrice 
diftinguit.Eft  aute  inferta  &C  inimica  ranistforma  no  differt  ab  afpide,fed  co 
lore, qui  ei  pleruncp  in  cinereo  candidus.Ex  natricu  genere  uidetur  efle  Ca» 
labricus  ferpcns,ctiamfl  maculofus  (it. Eum  his  uerlibus  deferibit  Virgil. 

EU  etiam  ille  malui  Calabris  m follibus  anguis, 

> Squammea  conuoluens fublato  pcElorc  terga, 

i ..  ^!(h  notis  longam  maculofus  grandibus  aluum, 

• Qui  dum  amnes  •vli  rumpuntur fontibus,  f()  dum 

i Vere  madent  'vdo  terra, ac pluuiahbus  aufirsS 

Stagna  coit, ripis cy  habitans  hic pifeibus  atram 
’ Improbus  ingluuiem, ranis cp  loquacibus  explet. 

' Poflquam  exhaujla  palus, terre^  ardore  dehifcunt, 

ExiLt  in  ftccum , fg)  flammantia  lumina  torquens 
Sauit  agris, ajpenffti  atque  exterritus  xftu. 

Ex  natricum  praeterea  genere  funt  boae,  in  tantam , Plinio  autore,  amplitu/ 
dinem  exeutes,ut,diuo  Claudio  principe,occifg  inVaticano  folidus  in  alutJ 
fpetrtatus  fit  infans.  Alutur  primo  bubuli  latflis  luceo,  unde  nomen  traxere: 
funt  enim  nihil  aliud  qua  domefticp  atqj  uemacula:  natrices.  Afpis  autem 
ert  15gitudinequatuorpcdu,crartitudinchartp.Coloreisnounus:nam  alrjs 
fqualidus,alijs  uiridis  & uarius,alrjs  cinereus,alrjs  igncus:maxime  Aithiopi 
cis. Oculi  hebetes  in  temporibus,&  iuxta  fupercilia  carunculae  inrtar  calli  ea 
mincnttquocirca  quali  fomniculofa  ni  (fla  re  non  certat,  fcd  animantiu  ftrepi» 
tu  facile  excitatur. Gignit  eam  Algyptus,  Aithiopia,  & exterae  regiones  A» 
fricas.  Coniuga:, utor  Plini)  uerbis,ferme  uagantur,  nec  nili  cum  compare  ui 
ta  eftritaqs  alterutra  interempta,incredibilis  alteri  ultionis  cura : perfequitur 
interfc<florem,unum'qp  cum  in  quantolibct  populi  agmine  noticia  quadam 
infeftatiperrumpit  omnes  difficultates, permeat  fpacia,  nec  nili  amnibus  ara 
cctur,autpra:cclerifuga.Huic  ichneumon,  qui  limilis  eftmuftelac,  maxime 
inimicus  ert:itacp  non  tantum  eius  oua  perdiqfed  ipfum  etiam  interficit:ete» 
tiim  mergit  fe  limo  faepius,(iccat'cp  foletmoxubi  pluribus  eodem  modofe 
corfjs  loricauiqin  dimicatione  pergitan  ea  cauda  attollens  i<flus  irritos  aucr 
fus  excipit,donec  obliquo  capite  (peculatus  inuadatln  fauces : afpides  aute 
Galenus  in  tria  dirtribuit  genera,  in  chelidonias,  chcrfeas,  ptyadas,  a fputo 
cognomina  tas:quas  Cleopatra  (ibi  admouit.  Afpis  ucro  frigoris  impatiens 
hyeme  indutas  atque  abditus  latet  in  arenistut  in  cauis  fagis  aut  quercubus 
dryinostex  qua  re  nomen  inuenit:eam  ali),  ut  Nicander  feribit,  hydron,alrj 
chelydron  nominantieft  enim  natrici, quod  ad  caput  attinet,  limilis, fed  ter» 
gu  habet  cinerei  coloris, crafsitudo  & longitudo  ci  cft  mediocris  anguilla*, 
grauiterolet.-ranarum  foetus, cauda  inlignes  pcrfequitur:&eam  contra  mu 
lea  magna.  At  ceraftes  excornibus  nomen  traxit, qua:  modo  cochlea:  in» 
(fargemina,modo quadrigemina gertat in  capite:& quide  corporea: quo» 
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rum  motu.fcribit  Plinius,  reliquo  corpore  occultato  folidtatadfeaues:alio 
qui  in  uiperae  ii  guram  eft  formatus.Color  ei  fqualidus:in  (rigidis  tamen  re* 
gionibus  repentur  natrici  (imilis  figura  & colore:quanquam  raro  in  his  re* 
periri  foleat. In  Africa  in  arenis  & orbitis  uerfatur:  alibi  plcrunqueinfaxo» 
rum  rimis,in  quibus  latet  hyberno  tempore.  Ariftoteles  colubros  ena  The* 
banos  tradit  eiTe  cornutos.  Haemorrhoos  quocp  in  faxorum  rimis  agie 
ea  ex  profluente  fanguine  nomen  inuenit:  nam  cum  aliquem  momorderit, 
prima  notfte  (anguis  erumpit  ex  auribus,  ex  naribus,  ex  ore  una  cum  (puto, 
exuefica  cum  lotio,ex  uulneribus  cum  (anietgingiuae  praeterea  & caro  qux 
eftfub  unguibus, ftillant  fanguine,  (i  quem  haemorrhois  foemina  momor* 
d eri t:eft  autem  longa  pedem, no  multum  crafla:  etenim  paulatim  in  tenuem 
caudam  definit : colore  alias  cinereo, alias  candcnte.Ex  fronte  eminent  duo 
comicula,item  corporea: oblique  ac  tardius  ferpit,&  perinde  ftrepit ic (1 
arundines  tranfeat.  Huic  figura  fimilis  eft  fepedon,  fed  corniculis  caret,  & 
contrarie  ferpit:color  ei  rubcra  putredine, qua:  mox  fequitureiusmorfum, 
nominatur.  Porphyrus  uero,  ut  Aelianus  tradit,  palmi  eft  magnitudine, 
capite  candidilsimo.reliqua  purpureus,morfu  innocuus, quippe  qui  denti* 
bus  careat . Inucnitur  in  India:  locis  uadofis : captam  cauda  fufpendunt,ui» 
uentiscp  ex  ore  defluentem  liquorem  leguntin  uafculis  aercis:alterum  itent 
exiamdefunifto  liquorem  nigrum  fimiliter  inaltero  uafe  excipiunt:&hic 
quidem  in  efculenris  feu  poculentis,cum  grano  felami  datus  tabe  lenta  uni* 
us,ucl  etiam  duorum  annorum  (pario  paulatim  enccatrille  more  ricutclu* 
timablumit.  Acontias autem, quem  Latini  iaculum  appellant, ex arbo* 
rum  ramis  fe  iaculi  inftar  uibrat  in  animal  quod  prgrcrieriuex  qua  re  nomen 
repcrittnec  uero  folum  defuper  (e  uibrat  in  animal,  fed  humi  politus,  II  luo 
rit  lacefsitus, iaculi  modo  corpus  intorquens  eminus  petit  aduerfarium. 

Cenchris  uero,  quam  Nicander  cenchrinen  uocat,ex  eo  quod  crebrisma 
culis  milij  femini  colore  fimilibus,fit  interftincfta, nomen  inuenit,  de quaLu 

canus: 

£htam  jemper  reSlo  lapfurus  limite  cenchris 

Pluribus  illi  notu  'variatam  tingitur  aluum, 

Quampanul 'uncius  maculis  Thebanus  ophites 

Conceler  exuHu  atque  indijeretus  arenis. 

At  bafilifcus  ex  eo  nominatur,quod  ita  ueneno  caeteris  ferpentibus  prpftet, 
ut  rex  purpura  & infignibus  regijs  ijs,in  quos  dominatur, antecellit.  Caput 
ei  acutum, & color  flauus.  Cyrenaica,  inquit  Plinius,  hunc  generat  prouin* 
cia,  duodecim  non  amplius  digitorum  magnitudine,  candidain  capite  mi* 
cula, ut  quodam  diademate  infignem:fibtlo  omnes  fugat  ferpentes : nccdt* 
ueumulnpl^utrefiqux,  corpus  impellit,  fed  ceftus  & eredhis  in  medio  in* 
cedens, necat  frutices:  non  contadtos  modo,  uerum  & afflatos : exurit  her* 
basuumpit  faxa:  talis  uis  malo  eft. Creditum  quondam  ex  equo  ocdfo  bv 
lta,8c  per  eam  fubeunte  ui,non  equitem  modo,fed  equum  quoque  abfuit1* 
ptum.Huic tali  monftro,facpe  etenim enetftum  concupiuere  reges uidcre, 
multelarum  uirus  exitio  efbadeo  natura:  nihil  placuit  effe  fine  pari.Inqciunt 
cas  cauemis  facile  cognitis  lola  tabe;  necant  illae  fuo  odore,  monunnri?: 
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naturae  pugnam  conficiunt.  Bafilifcum  ex  uolucrum, quas  ^gyptrjuocant 
ibes,oujs  gigni  theologus  Cafsianus  affirmat : uulgus  ex  ouo,  quod  gallus 
peperit,  monftrofe  afferit  nafci:  qualis  fuifle  perhibetur  is  qui  Zuiccac  ali» 

Siuot  homines  necauit  fuo  ueneno,  qua  de  caufa  dominus  cellae, in  qua  erat, 
ores  claufit,  murocp  fepfit.  Sequitur  draco  a uidendo  appellatus,  quod 
acrius  cernat  quam  caeterac  ferpentes,  quocirca  ueteres  eum  thefauris  curto 
diendis  praefecerunt :atque  inipfiuscuftodra  aedes  facras, adyta,  oracula 
pofucrunt.Eft  autem  ad  adfpedum  pulcher : etenim  totus  niger,praeter  uen 
trem,qui  fubuindis,  &C  carhem  fub  mento, barbae  fperiem  prae  fe  ferentem, 
quae  felle  unda  uidetur  efle.  Pellis  utriufque  fupercilij  pinguis. Ipfe prae» 
terea  utrinque  triplici  dentium  ordine  decorus:  nec  tamen  multum  mor». 
dens.  Pugnat  in  alijs  regionibus  cum  aquila,  in  Africa  & India  cum  ele» 
phante.  Nam  in  his  funt  uicemim  cubitorum.  Duplex  eius  genus :unum 
terrenum , quod  iam  defcripfi:aIterumuolucre,cui  ut uefpertilioni mem» 
braneac  funt  alae.  Id  ex  uaftitate  Libyae  uento  Africo  inuehi  in  Aigyptum 
Cicero  feriptum  reliquit.  Vnum  habui  longum  fefquipedem,  quo  Am» 
brofium  Fibianum  donaui : cui  fere  color  crocodili  fuit : de  hoc  fcribii 
Lucanus: 

Vos  quoque  qui  cunflis  innoxia  numina  terru 
Serpitis  aurato  nitidi  fulgore  dracones 
PeBiferosardensfacitzffrica, ducitis  altum 
oAera  cum pennis, armenta^  rota Jequuti 
Rumpitis  ingentes  amplexi  'vertere  tauros, 

9i<rc  tutus  jfacio  eB  elephas,  datis  omnia  letho, 

•votu  opus  eB  ad  noxia  fata  'veneno. 

Vt  autem  cx  didis  ferpentibus  aliqui  in  calidifsimis  regionibus  nullo  anni 
tempore  necefTc  habent  latere, certe  in  arenis  8c  rimis  (axorum  (olent  cuba» 
fe.  Serpit  etiam  teredo, caret  enim  non  modo  pennis, ueru  edam  pedibus: 
fed  ea  cui  color  gneus  fub  lignis  putridis  & nafeitur  8i  latet.ac  plerucp  iuxta 
fcolopendram  inuenitur.Crafsitudo  ipfi  eft  minima:  pennae  anferina:,  qua 
utimur,cum  fcribimusrlongitudo  fcolopendrg,fed  teres  eft.  Hadenus  de 
animandbus,quac  in  terra  latent,aliquo  anni  tempore:nuc  dicam  de  fubter» 
raneis  proprie  uerecp  fic  didis,hoc  eft  de  his  quae  intra  terram  gignuntur,et 
femper  fere  fub  terra, quali  defofla:uiuunt.Hacauteipfa:  partim  in  terra  fic» 
ca,partim  in  humida,uel  in  aquis  fubterrancis  uita  agunt, Primi  generis  funi 
talpa,  mus,ranauenenata,fpondylis,afcarides,  lumbrici,  cochleae  cauadcae:af 
terius,pifcesfubterranei:quas  animantes  fingulas  perfequar:  8c  primo  qui» 
dem  talpam.  Ea  quadrupes  eft  non  multum, difsimilis  muri,  caeca  tamen: 
quanqua  oculorum  effigies,fcribit  Plinius, ineft,fi  quis  praetentam  detrahat 
membranam,quae  non  eft  pilis  ueftitatliquido  audit  etiam  obruta,  extrada 
ex  terra,qua  in  aruis, magis  uero  in  prads  & hortis, pafsim  egeri t,diu  no  po» 
teft  uiuere:  crura  habet  Dreui a,  quare  tarde  graditundigiti,  qui  in  prioribus 
pedibus  funt  quini,  in  pofterioribus  quaterni, omnes  acutis  unguiculis,  qui 
bus  terram  fodit,armantur:pilosaute  habet  nigrore  fplendidoinfignestqui 
catulis  earum funtalbi.Vefdturranis,edamuenenatis, lumbrids,  radicibus 
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ioik  nitedulam  putat  nominari.  De  hoc  Vergilius: 
fecpe  exiguus  mus 

Sut  terris  pojuit^  domos, atque  horrea  fecit, 

zAut  ocuL  capri  fodere  cubilia  talpa,  . ' 

huentus Reatus  bufo,  ft)  qua plunma  terra 

Duplexamei£norfcilicet&maior,.11e  non  multo  maiortxiftitdo. 

meftico  mure  niinorc:hic  non  multo  minor  domeibcomureirm^quii, 
«udamm  ille  longam  habet  ac  craflam.Corrodit,  imo  exefljplancqi  intew 
dum  confumit  rachces  lupuli,paftinaeae,rapi,8£  reliquorum  leguminu.  Va< 
ftjrmffTes-uerS  ea  pedis  non  femper  in  terra  latet,fed  nonnunquam  tgrtdi 
jj?*  «fi  rarius*11  Connd  rana  uenenata,quam  metallici  noftri  ex  ignis  colo» 

ouatt  condita  & fepulta  latet.  Alnus  intra  terra  gignitur,  BC  repmturraoflo 


, cu  cuneis  dioidunnu. 
inuenta.Eaex  fubtttw 
talis 


nis,uenulis,laxoru  comuiuns,«.u  

dis,ut  nulla  foramina,qux  uideri  pofsmMpparean^ 

didis  maculis  diftin<fto,ex  quo  molx  fiunt : ^ mohe u0 

inuenit.Ei  longitudo  & crafsitudo  minimi  digituaput 
Dusalbu  nifi quod fupeme fit aliquantu  nigrum, ubi cibo,q  , 

oetauihonorS  peftis,  cdm  neccareat  pedibus,nam faUK^ 
famen  Plinius  feribit, genus  id  ferpennseft  radices  herbam “JJJ  J nttiim 
fruticu  corticem,quo  radices  eorum  obducutur.tantum ^abro 
edit  radices  cucumeris  afinini,chamelxontisnign,cent  ,P  . 

ftolochix,uitis  fylueftrisicu  aliud  animal  eas  non  ^n£t 

drupes,qui  in  Maio  natusin  agris  curnq.tem ? ^tSit Ei  corpus 
digitum^ut  pulices  terreni,in  leguminibus  ort^upra  terra  parspjori 

molle,nigr0rfplendidus, gracilis  ifthmus  :poftenor  «*on» 

adhxrettcum  in  manus  fumitur,eas  pingui  liquore  ■ &ou£ 

unafanguinem.  Afcarides  etia,  qui  funt  uermes  parui,  non » ^ 

dem  colorismam  alrj  candidi,alij  lutei, alrj  nigri.fxpius  ara  . , . 
periuntur  autem  plures  in  unum  aliquem  locum  congregati.  • ^ 

etenim ualidas fegetes radicibus fubfedis enecant.  Atium  ° • ■turgu» 

intra  terram  gignutur,&  oculis  carent,pluuix  cliciunt-tyoncin  g 

dioPlautinus,lolicitusdeaulaauroreferta,inquitadStrop  y 

Foras, feras  lumbrice, qui  Jub  terra  erefpfti  modo, 
i Qui  modo  nujquam  compar eb  as, nunc  quom  compares, pera. 
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..Quin  cochleoc  in  Balearibus  infulis,ut  Plinius  fcribit,cauaticx  appella  tg, 
non  prorepunt  e cauis  tcrrx,necp  herba  uiuunt,fed  uux  modo  inter  fe  cohg 
rqnt.  Accedo  nunc  ad  alterum  animantium  fubterranearum  genus,  quod  in 
humidis  terrae  locis  agit:etfi  lumbrici  etiam  & aliae  quxda  id  genus  animan 
tes  in  terra  tantum  gigniitur  humida.Pifces  autc  fofsiles  duorum  generu  ins 
ueniuntur,fed  intra  terra  nonihil  teretes  ut  anguillx,  ucru  pelle  carent  tena*  1 
cufquamis  etiam, ut &gobij:duram'q;  nec  admodum  iucundamguftui  ha* . 
hent  carne:  maiores  craisi  funt  fere  duos  digitos:minores,digitum:illi  longi 
circiter  palmos  quatuonhi  trcs.Sonu  edunt  acutu.Eos  pharmacopolg  in  ui 1 
trum  indufos  de  trabe  fufpedunt,ut  fpetflaculum  hominibus  prxbeantdon 
gocp  tempore  alunt  pane  &alrjs  quibufdam.  Ex  fluminibus  autem  quae* 
currunt  in  locis  paludinofts,cgrcfsi  per  riparum  ucnas  longius  penetrant  in 
terram:&  interdum  in  proximi  oppidi  cellas  ufep  fubterraneas,  in  quibus  ui ; 
num  uel  ccruiiia  folet  condi.  Attamen  Theophraftus  feribit  cos  reperiri  io* ' 
Xtafluuios,&inaquofislocis.Ctim  enim  terram  inudaucrit  aqua,  cxalucis 
fluminum  egredi  in  eam: cum  dccrcucrit,  relinqui  in  exiccata.  Itaque  perfe* 
quentes  humorem  terram  fubire:dein  humore  exiccato  in  halitu  permane* 
re:non  aliter  ac  pifces  inter  exteros  falitos  uiuunt.  In  latebris  autem  propter 
(cnfuum  ftuporem  cos  nihil  fenore, ied  cfFofTosfemouerc,  NondifsimilC 
ait  accidere  in  Ponto  hispifeibus  quos  glacies  compleatur.  Etenim  non 
prius  fentiunt&mouentur,quam  in  patinam  inictfti  coquantur.  Verum 
nullos  pifces,  qui  in  fluurjsuerfari  femper  foliti  fuerunt,  poft  inundationes' 
in  locis  ficcis  relitflos  fubire  terram  uidemus,  fcd  omnes  de  uita  decedere.’ 
ftaqj  cum  fofsiles  pifces  edam  in  Iocis,quos  non  inundauit  aqua,  folcant  in* 
ueniri,certum  eft  illos  eo  per  uenas  8c  uenulas  penetrarc.Dc  qua  re  ultra  Af 
fcim  Orteranti,quod  oppidum  eft  ad  Polfcniciumfluuium,diIigcteraduer* 
ki.  Nec  in  Germania  modo  fofsiles  pifces  reperiri  folent,  fcd  etiam  poft  Py* 
renxos  montes,  ut  Polybius  in  quarto  &trigefimo  hiftoriarum  libro  tra* 
dit,ufq;  ad  Narbonem  amnem  planicies  eft:  perquam  fluuij  feruntur  Ilibe* 
ris,&:  Rofchinus, fluentes  propter  urbes  eiufdcm  nominis,  qux  habitantur 
a Celtis.  In  hac  igitur  planicie  funt  pifces  fofsiles  di<fti.In  ea  enim  eft  terra  tt* 
nuis,&  multum  nafeitur  gramemfub  quod  altitudine  duoru  uel  trium  cubi 
torum  per  arenam  aqua  fluminum  dilatata  fluit.Et  fi  quando  inundaucrinc 
cum  aqua, pifces  terram  fubcuntcs  alimenti  cau(a,nam  mirifice  appetut  gra* 
minis  radices, planiciem  efficiunt  refenam  pifeibus  fubterraneis.quos  ineo* 
lx  efFodiunt.lnueniuntur  etiam  fofsiles  pifces  circa  Heracleam,  & in  multis 
Ponti  loris,ut  Theophraftus  memorix  prodidiuin  Paphlagonia,utEudo* 
xus.Quin,fi  Scnecx  crcdimus,fub  terrafunt  ftagna  obfefTa  tenebris  etlocis 
amplis.  Animalia  quocp  illis  innafcuntur,fcd  tarda  & informia, ut  in  aere  cg* 
co,  pingui®  concepta,  & in  aquis  torpentibus  fadla.  Et,  ut  idem  feribit,  in 
Caria  circa  Idimum  urbem, cum  exilifTct  unda,  periere  quicunque  illos  ede* 
rant  pifces, quos  ignoto  ante  eum  diem  ccelo  nouus amnis  oftendit. 

Poftremo  in  fubterranearum  animatium,feu,quod  placet  theologis,  fub 
ftantiarum  numero  haberi  pofTunt  dxmones,  qui  in  quibufdam  uerfantur 
fodinis, Eorum  autem  duplex  eft  genus . Sunt  enim  truculenti  8c  terribiles 
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*fpe<?hi:qui  plerunc^  metalliris  infefti  atqt  inimici  funt-Talisfuit  Anntbw/ 
gius  ille,qui  operarios  duodecim  amplius  flatu  interfecit  in  fpecu,qui  cor» 
na  rofacea  appellatur.  Flatu  uero  emittebat  ex  ri(ftu.Equi  enim  fpcaehaben 
cis  proceru  collum  & truces  oculos  didtur  uifus.Eiufmodi  etia  fuit  Sncbcn 

Eus.nigro  cucullo  uefbtus.qui  in  fodina  Georgiana  operarium  e foloful» 
tu  in  luperiorc  loco  maximae  illius  concauitans  quonda  feraci»  argeri  coU 
locauit.non  (ine  corporis  attritu.  Certe  Pfellus,  cum  fex  genera darmonura 
definiat  numero,hoc  cg teris  peius  efle  dirittquod  ipfi  amichu  Gtcrafiiorma 
teria. Quidam  philofophi  hos  & fimiles  dacmones,qui  nocentes  fum,& na 
tura  improbi,nominant  b rutos, Sc  rationis  expertes. 

Sunt  deinde  inites,  quos  Germanoru  alij,  ut  etiam  Gned,  uoantCobu 
los,quod  hominum  funt  imitatores.  Nam  quafi  Iartiria  geftientes  ridenc& 
multa  uidentur  facere, quu  prorfus  nihil  faciant.  Alq  nominant  uinmculos 
montanos, fignificates  ftaturam,qua  pleruncp  funcnempe  nani  tres  dodran 
tes  longi.  Videntur  autem  efle  fenedones  & ueftiti  more  metallicorii,idcfl, 
uittato  indufio,  & corio  circum  lumbos  dependentes  induti . Hi  damnum 
dare  non  foIentmetalIids,fed  uagantur  in  putris  8C  cuniculis  :&qunmnu 
hil  agiit,in  omni  laborum  genere  uidentur  fe  exerceretquafi  modo  fodiam 
uenas,modoin  uafa  infundant  id  quod  cfFofTumcfhmodo  uerfentmadiii 
nam  tradioriam.Quanquam  uero  interdum  glards  laceffunt  operarios, ra> 
rifsime  tamen  eos  lacdunuNec  laedunt  unquam, nifi  prius  ipfi  cachinnoiio 
rim,au  t maledicto  laccfsiti .Itacp  no  admodum  difsimiles  funt  datmonibm, 
tum  his  qui  raro  hominibus  apparent,quum  quotidie  partem  laboris  doni 
perficiant,  8C  curent  iumentatquibus  quod  noftri  caufa  benigne  faciant,  go 
nericp  hominum  finqaut  faltemefle  uidentur  amid^nomen  impofummt 
Germani, Gutelos  enim  appellantttum  Trullis  uocatis:  quos  fexu  tam miu 
lieris  quam  uiri  ementito, cum  apud  alias  nationes,tum  maxime  apudSuio 
nas  in  famulatu  fuifle  ferunt.  Sed  daemones  montani  potifsimum  laborant 
in  his  fpecubus,e  quibus  metalla  eflbdiutur  iam,uel  ea  effodi  pofTe  fpeseft. 
Quocirca  meullici  non  deterretur  a laboribus, fed  omen  inde  apicntfs ala 
Criori  animo  funr,&  uehementius  laborant. 
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LIBRO  BRIMO. 

FofTor  ^«uct/obct  bagb«utt 
Pratfe&us  mctalloru,  ber<j«rttptm<OT 
Prg  feifhis  rationibus,  Gdjubtmdfler 
[Venam,qua  parte  abundat  metallo, 
luto  oblinire,  b«6  crtj  no:(Trcid>en 
[Venam  tcrris,faxis,afTere,palo  tege< 
re,  &«8<rQ  votfojcn 
Praefes  fodinae  uel  cuniculi,  Stdcfcr 
«ber  fiumwn 

Magider  metallicorum,  bcrcfmdfTcr 
furati  duumuiri,  Swenc gcftbwome 
bic  dncfebircjcn  bcf«btcn 
Deferere  fodinam,  2tuffUu»fTc» 
CoIIeblam  exigere  a dominis,  't)«n 
bat^ewcrcfoi  $upu«  fotbcrn 
Symbola  dominis  indicere,  Supufi 
«nlcgtn 

Symbola  dare,  3upufi0cbcn 
luratus  partium  uenditor,frenQl« 

LIBRO  SECVNDO. 

Fodas  ducere,  Sdjotffcn 
Arenas  rtuorumufl  fluminum  laua* 
re,  ©ojfien«bcrw<ifcbcn 
Cuniculus,  Gwln 
Cuniculum  agere,  Qt«lntrcibcn 
Venas  corio  nudare,  ©e^centblefien 
Fragmenta  uenarum,  (Scfcfoube 
V irgula  furcata,  bic  rute  bamit  ctlidpe 
vcrmcmcncjcnac  vjjjuncbtcn 
Puteus,  ©cb«djt 

libro  TERTIO. 

J/ena,<8«n<f 


Venula,uel  fibra,  Rufftober<(cfcbidf< 
Commillurae  laxorum,  9 «e  «bfcgctt 
bee^effeine  , ; 

Vena  profunda,  cin^an^fo  inbietcuf 
fcvficlc 

Venadilptata,  cm  fd>wcbcnbcr,<f«n<J/ 
obctfletje 

Vena  cumulata,  ctn^efdjutc  ob  (fiet 
Primo  difei  figura  fe  nobis  offendit, 
crfllicb  Uffcficb  b«e  auge  fefiert 
Interuenium,  an  fctl  berjeo 
Vena  profunda  lata,em  mccbtfcjcfdn^ 
fo  m bic  tcuffe  vfidt 
Vena  profunda  angufta,  dn  fdpmftl 
5cnglmf«  in  bic  ccuffc  vi^clc 
Vena  dilatata  alta,  cmbicfcrobmcd? 

cujcr  fcfcwcbcnbtr  gang  ober  flcqc 
Vena  dilatata  humilis,  dn  biinncr  ob 
fcfmwlcr  fcbwcbebcr  gang  ober  flctjc 
Vena  ex  oriente  pertines  in  occiden 
tem,dn<j«3bcrvommojcfeninbetr 
«benb  flrddjt 

Vena  ex  occidente  pertines  in  orien 
tem,  dn  cfflmj  ber  voro  «benb  in  m»* 
SenfTrdcbc 

Vena  ex  meridie  pertinens  in  fepten 
triones,  an g«n<j  bcr  psn  mutagt 
in  mittermtdjt  (Tradit 
Vena  ex  feptentrionibus  pertinens 
in  meridiem,  angang  bcrvonmtt» 
tcrmubt  in  mittgg  (Tradit 
Inftrumentu  metallicum  fignificans 
mundi  partes,  ber  bcrgcompafs 
Ventus,  tnnb. 

Subfo« 
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Subfolanus,  ba  wfctbba  von^  «i* 
fcetobascba 

Ornithia;,  fo  von  ojt  ojtfubcn 
Cxrias,  fo  voti  oftfuben 
Eurus,  f«  Doti  tiuttcl  o jl  fubm 
V ultumus,  fo  von  fubcno  jl 
Euronotus,  fo  von  fubcn  fubcnojl 
Aufter,  fo  von  fubcn 
Altanus,  fo  voti  fubcn  fubcn  wejv 
Libonotus,  fo  von  fubcnwcjl 
Africus,fo  vom  mittcl  fubcmwjf 
Subuefperus,  fo  von  wcftfubcn 
Argeftes,fo  von  oxjl  wcjlfubtn 
Fauonius,fo  von  t»c  jl 
Etefiae,  fo  von  twjl  wcjf  nott 
Circius,  fo  von  wcjlnoit 
Caurus,  fo  vomnntttl  wcflnoit 
Corus,  fo  von  nottrMjl 
Tbrafcias,  fo  von  no:t  no  Jtrwfl 
Septentrio,  fo  vonnott 
Gallicus,  fo  von  no:t  nottoff 
Supernas,  fo  von  nostofl 
Aquilo,  fo  votu  itwtttl  noitojf 
Boreas,  fo  von  ojtnost 
Carbas,  jo  von  ojlojbiott 
Vena  profunda  defeendens  reda  in 
' profundum  terrar.etngan^  ba  foi- 
ga  gexubt  in  btc  tcujfc  vbclr 
Vena  profunda  defccdens  obliqua, 
ein^oncj  bcr  fl ad)  in  btc  tcufft  vb«lt/ 
oba  ctn  fladjergang 
Vena  profunda  defeendens  torta, 
tin  gang  ba  fid?  flottjt 
Vena  dilatata  reda,  ctn  fcfowebenba 
gang  o$  flet}  fo  ft<b  fdS«  gaid>tv$* 
btettet 

Vena  dilatata  obliqua,  ctn  fdjwebm 
bagang  ober  flctj  fo  (i id)  fl«b  «»£= 
b ititet 

Vena  dilatata  curuata,  tin  fdjtwbcn* 
bergang  oba  ffctjc  fo  fuf>  jteiefeb  vn 
vb«Ucnbv^b:cttct 

Deuexum  ucl  dediue  motis,  b46<ft* 
bcn^cbcegcbir^to 

Planicies  montis,  bit  flcdjt  tmtgagt 


Vena  principalis,'  ba fymbtgfiig  cr 
Vena  tranfuerfa,  atiiqgang  «M 
quagttig 

V ena  principale  oblique  diffindens, 
ctn  gag  bcrottfdncb  iibtr  fompuii 
bet  ftd?  iiber  btn  bMbtgagottn 
Vena  prindpaleobliquc  diffindens 
rapta,  tin  gong  btn  bet  ficubyang 
mit  ftib  fcfeUpptt 

Vena  principale  oblique  diffindens 
in  priorem  partem  translata,  an 
gang  be  btr  baubtgoitg  jumctfUjic 
Venarum  coniundio,  tm»  tmjtatjf 
j»m«nbanvbclt 
Venadurifsimo  faxo  finditur  in  par 
tes,cmvbcjt  ^cjftin  }U|t»pt  fcjwg 
Venam  fibrae  in  molli  faxo  diliiaut, 
Plufftc  vn  fletje  jcrfcbmtttcrn  vnW 
«tden  bengang  tm  fttmaagejcjbn 
Vena:  caput,  boa  v&tl>n  tx* 

Vena:  fundamentu,  ltcgmfclu 
gangt» 

V ena:  tedum,  boa  fiongenbe 
Saxi  pars  pendens,  boafiongoik 
Saxi  pars  iacens,  b«a  licgtntx  t 

Vena  caput  profertin  lucem  uduJ 
orientem,  bct^ffltgbatfantfgd)'» 
tm  mo:$tn 

Vena  caudam  tendit  in  occidentem, 

ba  gang  vbtlc  i»  btc  ttufjcgtj'  M 
«bcnbe 

Venafolida,  etuvolligaS^ 
Vena  cauernofa,  cin  b:ufig«jf«n<|  _ 
Cauemulac  uenaru  & fibratu, 
Vena  uacua  fofsilibus&aqmspn» 
uia,  ongangbaMfettrtgt  _ 
Fibra  tranfuerfa,  ctn  frcuij  M V1 

Fibra  oblique  uenam 

Rufft  btc  cttfdptrfauba 

Fibra  dilatata, an g«nQ  / 

Fihra  incumbens,  ein 
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Fibra  fubdialis,  quae  eadem,  etnttg 
ttufft  oberta^  gcben^c 
ibrafolida,  ein  voUteje  flufft 
ibra  cauernofa,  ein  bnificre  Iflufft 
Fibra  fofsilibus  uacua,&  aquis  per 
uia,  cin  Elnfft  bic  «'affer  tre<jt 
Saxa  inuerfa,  citt  wibcrpoqfuj  cjcflcm 

LIBRO  QUARTO. 

Caput  fodinarum,  funbcpube 

Fo  dina,  tf  :«bc  «bcr  jcdje 
Area  fodinarum,  maffc 
Area  capitis  fodinarum,  (uitb^tube 
Pes  metallicus,  wcrgfcbucb 
Vncia,  J*1 

Palliis  metallicus,  lacter 
Dcmenfum,  Uben 
Demenfum  duplicatum,  xotyt 
Subciiiuum,  iiberfebor 
Quod  (i  demenfum  duplicatu  fuerit 
woit  ficb  vff  «n  <jam}Tvber  crfftccft 
Caput  fodinarum  aduerfum,  cmo<Jc 
<jcnb:umbe  fimbgtubc 
Area  capitis  aduerli  fodinarum,  «n 
funbgtubc  beo  gccfcnb:  umbo 
Arca  fodinarum  aduerla,  cmmaffe 
bes  cfcjcnbtumbo 

Aduerla uensc pars,  ciucpxjcnbiumb 
Quadratum,  bic  vicrmi^ 

Demetiri,  «otmejfen 
Machina  tracftoria,  bafpcl 
Sucula,  ronbaum 
Saxum  terminale,  UcfofTein 
Stipites  ad  faxa  terminalia  affixi,  pfcl 
fo  man  <m  bte  locbftcm  fcblcbet 
Signo  in  laxum  incilo  pagere  termi* 
nos,  «n  ffuffe  fdjkbcit 
Decuma,  bcrjcbcnbe 
Cuniculus,  ffolu 
Canales  cuniculi,  waflcrfcicfc 
Cuniculus  habens  ius  pollelsionis, 
etbffoln 

Cuniculus  non  habens  ius  poflelsio 
nis,  tmyftoln 

Foflam  patete  ducere,  an  tofd)  btctbe 


Batillum,  fdjduffcl 
Siccare,  trcuijcn 

Auram  fuppeditare,  wetter  b:en<jt» 
Nona,  boo  ncuiibe 
Fodinarum  fru<ftus,au|jpc{itc 
Partes  fodinae  uel  cuniculi,  tcil/  ober 
fuefue 

Fodinae  uel  cuniculi  femis,  ein  balbe 
jccb  ober  jloln  (frfjubt 

Quadrans  fodinae  uel  cuniculi,  «tt 
Sefcuncia  foding  uel  cuniculi,  «nbol 
bc  ftbtcbt 

Fodina:  uel  cuniculi  (icilicus  & dimi 
dia  fextula  ac  fcripulum,  ein  jwb* 
bMiffi^jltal 

Fodinae  uel  cuniculi  fextula  & (impii 
um,«n  balber  }w«buifl|»3(ttea 
Proprietarius,  cftimbbcrie 
Proprietarij  partes,  erb?ucfu« 
Accepti  expeliqj  rationem  reddere; 
rccbnumjtbim 

Foramina  qua:  fuppeditant  (piri tum 
TBUtblocbCt 

Spiritum  fuppeditare, wetter  btencjen 
Machinae  (piritales,  winbfcnge 
Putei  fpiritales,  wmbfcbccbte 
Foramina  (piritalia,  wmblieber 
Vicarius  domini,  voilecfcr 
Profcripti,  bcrtcil  ttw  retarbat^efaQt 
wurben 

Eximere  partes  de  prolcriptoranu* 
mero,  bict«lv|ibemretarbatneme 
Scriba  fodinarum,  bcrcffebtciber 
Scriba  partium, £c£cnfcbtc>bcr 
Decumanus,  jebcnbcr 
Diftriburor,  oufjcctUr 
Purgatorargenti,  filbcrbtennet 
Scribamagiltri  metallicorum,  bea 
berjmcijtcra  febtriber 
Monctarioru  magifter,muntjmet(fer 
Monetarius,  tniimjcr 
Intermifsione  operarum  concedere, 
frijfjjcbcn 

ludex  metallicus,  ber^nebter 
Locare  aliquotpailiis  uenae  fodiene 
V d*. 
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dx,vo:bm<fct» 

Opera,  fd>td;C 

Opera  extraordinaria,  IcOt^qepic^c 

Ingeftores,  bic  bcr^flnfdMcn 

Ve(ftiarri,bcfpd£t  M 

Vedtores,  bsedrer/bievff  &<» 

va$  «rbciten/mit  Uiffcn 

ober  frtrncn 

Difcrctores,  ertjpucbet 
Lotores,  wefcbet/xmb  fcifftic* 

Excodlores,  fdpmclQcr 

libro  q,vinto. 

Venam  aperire,  em^an^  cntbloffcn 

Capfa  putealis,  l?«w 

Capfa  quam  habitat  prxfcs  fodinx, 

JC  d)OU*  ■ 

Agere  cuniculum,  ctn  ff«h*  trcibeu 
Affcrculi  ucl  pali  in  quibus  fedet  fof 
fores  qui  cuniculum  agut,  fitjpfclc 
Puteus  rectus,  em  fcb<td?t  bcr  cycneae 
eycfuncfcn 

Puteus  obliquus,  ctnfhwbcrfcbadjt 
Folfa  latens  uel  occulta,  cinlcncyobec 
fclo:t  ober  qucrfcblaej 
Os  cuniculi,  beo  jtolno  munblod) 
Materia  metallica  reperiturin  cana* 
libus,uel  cohprens,8(  continuata, 
cjan^buffnjucl  difperfa  & per  cos 
‘ fufa,  mrtcy:  uel  uentris  figura  extu* 
bcras.baucfoylf/  fo  b'  jaucj  em  b.tudj 
wir  jft : ucl  in  ucnis  & fibris  a ucna 
principali  ortis, quali  in  ramis  par 

fa,qtij 

T erra  ferruginea,  etfcnfcbu* 

Res  fofsilis  Ipumx  argenti  (imilis, 
mitpiicfel  m swittcr  gi  ubett 
V ena  putris,  em  fdjnencycr  ejiutcj 
Vena  dura,  em  vbcjter  efancj 
Vena  in  fodinis  igni  frangere,  fetjett 
Cruftx,  fcbalen 

Cauu,  b vfgcbtivwti  fcbmm  ©b  fctjott 
Ligna  quibus  funt  tcnuifsimx  bra* 
Ctex  flabellorum  quorundam  in* 
(tarcrifpatf,bcrte 
Filfuras  adigere,  etitruj  h<wen 


Venam  tcdli  uclfundametifaxisab» 

rumpere,  eine  nvmb  wcrffcn 
Remanere  quali  turbines  quofdam, 
fccfcbleibctv J 

Venx  durifsimx  nodus,  em  ^nuijj 
obcrtiufpicfel 

Aer  fc  fundit  in  caua  terra, &rurfuj 
euolaqbt»  wetter  ;cifrcc  wb  ein/ 
fommer  jcit  jum  bocbjff  etn/  juront 
bcr|fe  b-irauB  / wmtcrjcittrtbetnmb 
$utn  mberflc  em/j»ml^*(U  frt«ip 
Puteus  qui  lacuna;  loco  cft,  wa|fer* 
Lacuna,  etn  fumpjf  (fdxaljt 

Rectus  puteus,  etn  rid>cfcb«bt 
Putei  ftrudtura. 

Tigna  per  interualla  collocata, tr»}< 
Tigilla,  bonboltJtr/oSbiib*  (fH# 
bolqerwienwn  yeqonennet 
Alteres  qui  ad  tigilla  prope  funda» 
mentum  affiguntur,  botllKn 
Scalc.fartcu 

Aff  eres, & qui  utrinqj  putcu  aucni, 
& qui  reliqua  eius  parte  ab  ea,tn 

quafunt  fcalf  ,diftinguut,ffltiW 

Cotignatioes  quadragulf,tod>tr 
Cotignationcs  (i e facte,  ut  capita  n> 
gnoru  in  formis  alioru  tignorum 
includantur,  ^efciiloljcne iccber  ^ 
Contignationes  lic  fadtc,urtignoro 
capita  cxcila  (int,  aod?er fo uieuicat* 
ber  ejcvbcllct  , 

Afferes  diffcctp  arboris  extimi, 

Tigna  longifsima,w<uib:nti  (atw 

Tigilla  tranfuerfaria, 

Afferes  ad  latu  fcalaru  tignis  (W9* 

impolite,  rhubmtc  ober  ubtnt 

Tigilla  rudia  cotinuata  tignis  pul° 
iupra  infimam  putei  partem  °P 
polita,  fduif  bime 
Cuniculi  ftrudlura 
Tigilla  ftatuta,tbo:lcw  fidlS» 
Tigilla  teretia,  Ltppen 
Tigilla  inferiora,  |fr<jc 

Oltiolum,tho:lem 
Tigna  duo  coniundta. 
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Eorum  cauum,  bae  glcto 
Foda;  latentis  ftrudlura. 

Foffam  latentem  fubftrucre,  et»  Pajfe 
Tigna  robufta,  tracjffrmpffd  (fdilabe 
Tigna  teretia,  (?a(Tcn|la»<JCit 
Fo?  fores  qui  colla  gerunt  intorta, 
frumpbdfc 

Saxa  ucnx  acris  dilatata? , cfcbtrcfcfccs 
fdt  wcbcitbc  cfancje  ob'  flcQce  am  bartj 
Corium  terra:,  btc  erb  ober  Ictni 
Saxum  rubrum,  rotgcbtr^e 
Alterum  item  rubrum,  rotcrflc 
Argilla  cinerea,  tfionc  obertfian 
Tertium  faxum,  cfcrbullc 
Cineris  ucna,  A)ct;c 
Quartum  faxum,  cpttcjf 
Quintum, fdjweblc» 

Sextum,  obert«»d»(fo» 

Septimum,  jcd>|Tci» 

O&auum,  vnbertaudiffoit 
Nonum,  blttterjtcui 
Decimum,  obcrfdmdot 
Vndccimum,  rmctdff  «it 
Duodecimum,  xmbcrfdmdcn 
Decimumtertium,  bacfi 
Decimumquartum,  »otwe£ 
Decimumquintum,  lotttxrjj 
Decimumfextum,  femine 
Lapis  a;rofus  fi  (silis,  fdnfcr 
Fultura  natiue  ucl  fornices, bet^x>bc^ 
Rescffoflasalucisfubtrahcrc&  (|1e 
retro  fundere,  be  beref  $5  rudi 
Menfor,  marfd?«bcr  ober  fd;met 
Eius  inftrumcnta,  fetit  jottj 
Funiculus  canabinus,  bie  fefi  iture 
Funiculus  ex  phyliris  tilig  factus,  bad 
Hemicyclium,  boitlctfebKdau  (pajt 
Pertica,  ffttb 
Tripus, 'jtul 

Inftrumentu  cui  index  eft,  compajs 

Orbis,  fdieube 

Cochlea,  fditaube 

Ferrum  perforatum,  boa  «fc»  • 

Libra  ftatiua,  aufffatj 

Ligula  eius,  fo»  juiylct» 


PRIMVS. 

Libra  penfilis,  roacfe 
Inftiumentir  cui  index, quo  Alpini 
meforesututur,bcrfd?mcrcoiupa£ 

LIBRO  SEXTO. 

Ferramenta,  bcr  fiaucr  jcucf 
Ferramentum  primum,  bcrcjcifc» 
fecundum, ruQofcn 
tertium,  fumpffofc» 
quartum,  ftmmd 
Manubrium,  jtil 
Cuneus,  Kctl 
Lamina,  plog 
Bractea,  feber 

Malleorum  minorum  minimus,  ritf 
fcujlcl 

medius,  hanbfcuffd 
maximus,  paufdid  ju  eincr  fianb 
Malleorum  maiorum  paruus,  pcufd? 
djubctbcit  hcnbe» 
magnus,  cjtofi  fcuffd 
Bacillu  ferreu  fofloru  teres,  baa«fc» 
battut  nutu  «ne»  burcbfcbUuf  mad?c 
Bacillum  ferreum  fodoru  latum,  bae 
b:cd?«f«t 

Contus  fofforum,  bie  b:ctb(fa»5< 
Ligo,  fctlbaw 
Rutrum,  fraije 
Batillum,  fdiauffcl 

Vaforu,  in  quibus  res  fofsiles  extra»» 
huntur,  minus,  fobd 
maius,  t«nnc 

Corbis,  Ifoib 
Saccus,  libcrucrfadr 
Cifium,  laufftfartt 

Cillum  alterum,  laufffarn  fo  bie  fctff* 
ncrbtaudpe» 

Capfa  patens,  fiunb 
Eius  magnusclauus  ferreus  obtufus, 
Icttnagd  f«  im^loe^thct 
Canalis,  teaderfn^e 
Alueus  minor,  crqtrocf 
Alueus  maior,  bcrjtro^ 

Aquaria  uafa,  bic^cvbee  barrnot  nta» 
wa|fcrj«hct 

Situla,  pfuijaimct  vnb  waffetlfanne 
V a Modii 


Soogle 
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Modulus,  waffrtJ»'** 

Bulga  per  fe hauries  aquas,  n»<jcbul 
Bulgae  in  qua  aquae  batillo  agi»  (5 
tatx  infunduntur,  jttcicto 
In  bulgf  partem  ruptam  bacilli  tere 

tis  et  Hnriati  particula  immittere,&c. 

tm  fcrbholB  obcrfcfe:«ubc  cmbmbcn 
Infundibulum,  fWW 
Machinx  tradlonx,  gc$cugcf«  ber$ 
vnb  wa(Tct  hebeit 

Machinx  fpiri  tales,  c^eugefo  wetter 
bjengen 

. Machinx  fcanforix,  fvwten 

Machina  prima, qua  etia  aqux  extra 

hunturMpcUhancaliqu.  girg.h 

lum  uocabulo  Latinis  non  ufitato 

Tignainfronte  & tergo  putei  collo* 
cata,  pjfilbcumc 
Palos  in  tigna  immittere,  •octpfcnbcn 

Sucula,  tonbbaum  * . 

Stipites  ucl  afferes  crafsi,h<'f,Pcl^ur^e 
-Lamina  ferrea  craffa,pf<tb«fcn 

Vectis,  h4pclho:tt 

Funis  ductarius,  fcil 

Vncus  ferreus,  fnlh<*df« 

Collis  affurges  circa  machinx  cafam 

Machina  altera  qua  etia  res  (b«K>e 

fofsiles  extrahuntur,  fcbwe^rab  obet 

Bacilla  ferrea  in  fucula  inclufa,fd)Wo3 
Vedtisi  metallis  ufitatus,  h4pcl9*'*u 
Vc(ftcs  redii,  bafpeltwnbe» 

Modiolus  rotx,n«be 

Radius,  fpeid>e 

Curuatura,  fcltj*  , . 

Tertia  machina,  btcwnbtftbctbc 

bamit  man  bcr^jtih41 
Orbis,  fcfectbc 
Axis  (latutus,  fpiUc 
Axis  (Iratus,  «xll« 

Tympanum  dentatum,  fumprabe 
Tympanum  quod  ex  fiafis  conflat, 
furtjclctfc  ober  «jetriebe 
Tabella,  Uijlc 


Machina  quarta  qua  etiam  tes 
fofsiles  extrahuntur, gcpd 
Tigna  ercdla,fculcn 
Tigna  humi  (Irata,  febite 
Tigna  oblique  dcfcendemia,pantx 
Area  ro  tunda,  vmbUuif  tmgcptl 
Crater,  f effcl/  bati  cr  ijl  »btn  wu  vnW 

cngctriectnlcflcl 

Contigua  tigilla  per  qua  penetrant 
pali,  0rt6gc5imm«cl<bt«t 
Tignum  in  imo  crateris  (Iratum,  ber 
ber  »nbcr  btwgeymmabttfef* 
fel»  quervbcr  gelcgt 
Catillus  ferreus  ex  ade  temperatus, 
bns  ciferne  gejttUc  pfcnldn 
Axis,fpiUc 
Codax,j«pf« 

Circulus  ferreus, eifenanng 

Tigna  oblique  afccndenda,  (l#ti 
Oc.taiifbicatnunibcn 
Ticna  tranfuerfaria  duplicata,  «ntt 

fobuquerrberg^nvninan^ 

gcfcblojTcn  fetn  • 

Tympanum,  f«tb 

Rotx,  fotbfdjctbtn 
Fufi,  Ifo-.bWlqcrbwimbbtt^ 
fetn  attgetriebe/ban  m««  btf  Ft"‘w 
b&qer  jufamivccmmfctb 
Dudtarrj  funes^cpclfaU 

Trabes,  flc^fctftuifbicgqpdf*^ 

^asrsass 

oSSife 
'jgsSSS? 

Auriga,treibct 

Statera,  -trage  . 

Harpago,  (Turqwageoberfa^ 

Machina  quinta,  bicwFl 

ber  p:etnb|ftbcibe  - guoJ 

Tympanum  prope  tymynq 
elhifis  conlLqptcmbthbf  ^ 
T ympanu  qd  ex  orbibus  co 

Harpago,  pMmlfaiKb  y,gnUm 


metallica  primvs* 


Tignum  mobile,fd}ncl$cu<j 
Tignum  breuc,  fct?cmd 
Tabulatum,  biine 
Alter  harpago,  faborfc 

Venas  autem  &Cc.  boa  furfubren 
vnb  bcr^fobcm 

Traha  cui  impolita  eft  capfa,  fellite 
Traha  carens  capfa,  fctjleffc 
Bacillum,  fitcbcl 

Sacci  e fctofis  pellibus  fuillis  cofetfti, 
potjfigcfeufed-c 

Homo  funem  inbrachiu  uel  pedtis 
inuoluen  s,bcr  facfjicbcr 
Longa-  capfx  patentes,  rollcn 
Tabcllx  tranfucrfx,  lajten 
Cilia  birota  a tergo  trahentia  arboru 
truncos,  fdjlef  Ifanc 
Capfx,  trunctt 
Prxfcsofficinx,  mulmetjfcr 
Capfx  in  quas  uenx  diftribucdc  ini) 
. ciuntur,  teilcr 

Machina  qua  res  graues  demite 
tuntur  in  puteum,  brufhptnbc 
Vedes  redii,  wtnbefiaitgen 
Trochlea,  ftobc 
Vtres,  bukjc/aucblibctne  fccf 
Pilx,  tafcbcn 
Situlx,  fannen 
Orbiculi,pompett$o.tfe 

Machinpfitulis  aquas  exantlari 
tes.wafferf  u|ilciii  fo  nwt  Faiieit  bebeu 
Prima,  bte  waflerfunjf  foctn  befpelcr 

Loculamentum,  bae  cifernecjcvicrte 
bcuftlm 

Axiculi  ferrei,  tifcme  welcfiin 
Catillus,  pfenlem 

Receptaculum,  boa  h^lQtrnc  cjenifle 
Vncus  ferreus,  bcr  «ferite  fperbaef e 
Orbiculus  ferreus,  bae  «fcrnc  rcblcin 
Tympanum  fuperius,btc«bcrcfcbcibc 
Fioulxferrexter  curuatx,  fropeauf 
btetottcnvotbtoebcn 
Librametum  liuetympanu  inferius, 
bcr  wtberwag  ober  vtibete  fcficibe 


• Secunda,  bea  SChmmij  wafferfutijf 
mtt  bem  mancjclrabc 
Tertia,btc  waffctf  unfl  mit  be  waffer  r4 
Siphones,  pompen  (be 

Primus  (ipho 
Lacuna,  fumpff 
Fiftula,  tote 
Fibula  ferrea,  flammer 
Truncus,  pompotjlocfe 
Lignum  teres,  japfe 
Foricula,  bea  ventila  tbotlem 
Foramen  trunci,  baa^epor 
Siphunculus,  rotlan  wclcbca  bierotl 
hat  fo  fie  fotne  obeit  niefet  aufjgcfcbmte 
Operarius,  pomper 
Pilum,  pompcn|tait$e 
Calceus,  pompenfcbucb 
Sipho  fecundus 

Stipes  chelas  habens  perforatas,  citi 
3c$wtfelt|famboli5 
Axiculus  ferreus,  f4>»en£elmufel 
Vedis,  bsttbbabe 
Tertius  fipho  nulla  habet  propria 
uocabula  Germanica 
Quartus  fipho, biepompen  v»a(ferfujf 
Truncus,  flocf 

Axiculus,  TOcldjmobctferncmffrumft 
Pila  ferrea,  riferne  ffcn^lctn 
Fibula,  anvmrffe 
Parui  cunei  lati,  febem 
Quintus  fipho,  bafpelpompe 
Dens  pili,  jcbcmcl 

Dentes  fuculp,  bcbblatte  bea  rottbaiM 
Foramina  fiftularum.bjcfcpote  (mea 
Sextus  fipho,  rabpompe  b’  bafpclpont 
Corbis,  fo:b  (pcnglcid? 

Septimus  fipho,  bieneue  ACrenfribu 
fto  tfifdjc  rabpompe 
Si  tresfiphortes  fuerint,  fobtetpont* 
penwcrdrfetit 
Lacufculus,  faffe 
Pila,jcflencfc 
Rota,  waffenab 
Pinnx,  btc  fcfiauffcln  bea  rabeb 
Axis  rotx,  welle 
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Ferfumin  alterum  axis  caput  infixu 
&oe  ncnnctt  m<ui  fdjlccbt  buo  «if«n 
Pilum  latum,  bun  b:citc  jcjfenst 
Chelae,  fcfiaen 
Cochlex,  fcfituubcit 
Axiculus,  wddpn 
Pilum  teres,  boa  ronbc<tejltneje 

Laminis  ferrata,  mrtof«nm  bltc^en 

bef<bla£cn 

Foricula,  bon  ventila  tfio;Uttt 
Aperturam  habet,  tjlojfcn 
Octauus  fipho,  btc  unbc  ttcuc  rubpont 

Nonus  fipho,biebattcnculub(te 
robpompc 

Machina;  quae  ut  (iphones  filtu 
lis  hauriunt  aquas,  $«uge 
Machina  prima,  b«nt$eotf  ctn  $ujl 
Cauerna,  rabjtube 
Rota,  bdmjcnrub 
Tympanum,  fcficibc 
Fibulae  ferreae,  fropett 
Catena  duftaria,  bcimjcnftil 
Fiftulx,  ro:bcrct 

Tigna  excauata,  $ fajl  bce  bctntjefale 

Libramentum,  wcUtobctwibctwutf 

Pilx,ta|fcbcit 

Altera  machina,  bcrttmfucbebttuj* 
Canales  occludere,  •ootfbutJCH 
Canales  recludere,  «ufjtbm 
Tertia  machina,  rubfau  ©bet  rpffunjl 
Axis  fta  tutus,  fpiUc 
Rota  dentata,  Lwttpwb* 

Dentes,  Ihtncn 
Axis  ftratus,  wtUc 

Tympanu  qd  ex  fufis  coftat,  «fetntbe 
Tympanu  cui  infixx  funt  fibulacfer 
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loufrab  tric  in  an«  mun^d 
Machina  omniu  quj  aquas  tw 
hunt  maxima,  ?cr:flb  ©bet  funjl 
Caftellum,  wuflarfujU 
Fores  quibus  uedes  funt,  jtrubd 
Antx  excauatx,  buo  au£gefaweif|tt 
bctbcrfcitj  bcr  jfrubd  bunnnt  i fymg 
fujer  «ufstfict  vnb  wtbet  Ujft  v#ts 
vballcn 

Canales  fub  oftqs,  tatttnbuhnnenbj 
wajfcr  «tifbaa  froub  fltujl 
Rotc  theca  (iueloculametu,M>|Jiite 
Rota  duplices  habens  pinnas,  bjrab 
fo  yonfueb  gcfcfiauffdt 
Orbes,  fdjObcn 

Tympanum  quod  ex  quatuororbi» 
bus  & pluribus  tignis  cdftat,  b* 
Catena  d u dtari  a , eifcr  n feil 
Tympanum  alterum,  p:ctnbf<bdbt 
Harpago  pergrandis,  ptttnba 
Tabulatum  aliquantudcdiuc,jbit?t 
Palus,  |lcmpfd’ 

Catena  ferrea,  (fette 
AI  ter  harpago,  fafiufc 
Reifior  macninx,  bm^tt 
Loculametum  pefilc>ng»W«" 
Socius  cius  harpagone pergrandem 
ad  alteru  tympanu  admoucs,fayt 
Qui  bulgas  effundunt,  (fur?® 
Puteus,  f unjtfdxwtot 
Bulgarum  gubernator, 

Lacuna,  jtrcubfumpf  bfirwwW 9» 
xrnlfcr  fundet 

Fofla  latens  iuxta  lacunam, 
dtbrocbeneotcletn 
Machin y fpiritales, 


ytnpanu  cui  inhxx  lunt  bDulxrer*  ixwwuuf  ■ 

rex,  bicfdjdbcbumnbufrpptn^  in btt  gtube btenge/ob  b©|  W P 
fdjUwcn  Primum  genus,  twnbfeitgc 

Quarta  machina,  tufcficnbufpel  Prima  fpecies,  tvmbfunjmtt 

Sucula,  ronbuum  vberecfccreuqwcm 

Tympanum,  febeibe  Puteus,  wtnbfrtxubt  — mfonM 

Quinta  machina,  bunbjug  f«  jwo  wcl  Operculum  in  orbis  hgu 
Icit  fiat  tum,ronbtebecfe 

Sexta  machina,  tufd?cnrob  Secunda,  ya>«crlcilottcnwn  p» 

Rota  qux  a calcatibus  uerlatur,vmb  Canalis  longus,  Utttn 
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T ertia,  ber  tttnbfancf  tm  v>b<ttTc 
Os  fpiritale,  b fpunb  fo  bc n wmb  ftljtc 
Ala,  flocci 

Secundum  genus, fodjet 
Prima  fpecies,bcr  fod;ct  in  !>’  fdjobe  ob 
tonbcii3cbcufcbt:  einbcfpclcr  jcitjet 
Secunda  & tertia,  berfoebet  inemem 
3cvtertc3cbcufci«tbcr  erben  vitent* 
bot  mit  ^iicfelrt  w<  cm  mule 
Ala:,  flii^cl 

Quarta,  bcr  f®d>ct  in  tttter  fd>«ibe  ben 
«n  uM|fcrwb  vntbcrcibct 
Primum  genus  flabellorum,  fliufcl 
von  bmnen  vnb  fhtrcfcn  btetten 
Secundu, fluter  von  f urijen  btctftucM 
Tertium,  fUic^cl  von  fiinjcn  b tcqt  ucfe 
baran  jtnfcflujclcfcnMcbt 

Tertium  genus,  wcttcrbUfbel^c 
Prima  fpecics,  bcr  wetter  b4<J/J>  bAfc 
moter  <ut|j  bem  fdwcfete  burcb  lottm 
yibct/ob^utcA  boburcb  bman  bstgtt 
Secunda,  bcrwcttctb4^  fo  burd)  ro* 
ren  m einen  floln  wetter  btciufct 
Tertia,  btc  wctrcrbcl^c  fo  man  tric 
Quarta,  bic  wetter  bdcfc  mit  ber  tonbc 
fcbcibcn  fo  cin  pfcrb  trit 
Quinta,  btc  vrcctcr  bcl^e  ba  cin  pfcrb 
tnc  m «iter  rofmitlc  btc  jtcbenbe  twl 
Icvmbtrcibcr 

Ratio  euentillandi  linteorum  ia 
flatu,  btc  wnfc  mir  Icilacb  jiifocbctn 
i . Machina:  fcanforiar  " 

Scalg,  fartett  . *. 

Infidere  in  bacillo, attfbe  (fncbcl  rinfa* 
Infidere  in  corio,  cturofcbcn  (flrcn 
Defeendere  gradibus  in  faxo  incilis, 
aufcjcbaueticii  jluffcn  ctnfbarcn 
Aer  immobilis,  bA|e  iwcttcr 
Virus  fiue  fumus  uirofus,  fdrwabcn 
Ex  lacunis  euolat,b  frtwobctt  (tcfjt  auf 
Pcftilens  aura,  votcftftc  lufjt 
Graues  halitus,  bttmpftcf  bofe  wetter 
ce  fet  bcr  bampftitlt  ober  wtritt 

LIBRO  SEPTIMO. 

V enasexperiri  uel  explorare, ptobire 


PRIMVS. 

Artifex  experienda:  uericuelmctal* 
li,  ptobtrer 
Libra,  ptobir  tra^c 
Loculamentum,  c|cbcufc  barinneit bic 
wacfcjtcbct 

Fornacula,  ptobtr  ofei» 

Fornacula  latericia,  cprmmrter  pto*  J 
bir  ofeit 

ferrea,  cifcntcr  ptobtr  ofen 
fiflilis,  tennet  ptobtr  ofen 
Lamina  ferrea,  «feni  blcd) 

Os  fornacula:,-  mimbl«d;/muiibl)ol/ 
thodeut 

Lamina:  ferrea:  pars  qua:  ex  tat  e for* 
naCula,  mifsLb  11113 

Circulus  ferreus  in  que  flatus  follis 
duplicati  penetrat,  bcr  «113  btmtt* 
neu  man  vot  bem  bal3  «nfctb 
Follis  duplicatus,  jwifacber  bal3 
Foramen  fpiritale,  wtnbf«n3 
Naris,  licffc 
Tegula,  mu  ffcl 
Catillus  fiflilis,  fcbtrbe 
Catillus  triagularis,  b:cteehd)t  fdnrbe 
Catillus  cinereus,  copcllc 
Accrctioes  arborii  annue,  ihatwad;f5 
Mortariolum,  capcUcnfutter 
Piflillum,  ffoffcl 
Additamenta,  fufeije 
Aeris  fcobs  climata,  Pupfcrfetltcb  . 
Feiri  fcobs  elimata,  ctfcnfcilid? 
Ochra  ex  plumbo  facta,  pl«3ecl 
Minium  fecundarium,  mcmtm3 
Plumbum  iorlis  ui  in  cinerem  refolu 

O . t . 

tum,plciti|'d?( 

Canna  ferrea,  cifcrn  rotletu 
Forcepsftrreus,  }«n3cbarmncrtm«n 
Eojeln  3ettjf 

Vncus  ferreus,  «fem  beetteirt 
Tabida,  tcfclm 

Aurum  experiri  argento  uiuo , <trt« 
quicfcii 

As  liquefaflum  fundere  in  canalicu 
lum  ferreum,  3ceit3i)|cu 
As,  uel  plumbum,  uel  argentum,  in 
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globulos  dilToluere,  fuppfctobct 
plet/obcrfilber  fotncn 
Plumbum  in  globulos  redudtum, 
gdfotntpUt 

Aurum  uel  argetum  coticula  expio» 
rare,  golb  «bcr  ftlbcr  (fecubcn 
Acus,  jlrodjnabclit 
Acus  ex  auro  & argento  factae,  $olb 
nA&dn  (uifxrcts  bcfdjicft 
Acus  ex  auro  & jre  facfac^olbn&bdti 

«ufrotbcftbicfc 

Acus  ex  auro  & argeto  & xre  tactae, 
«jolbrMbdn  «jfwcis  vit  tot  befdjirft 
Acus  ex  argeto  & xre  fa<fix,filber  n<t 
Libra, pfurtb/tticbt  aUcuu  w«fc  (bdn 
Prima  libra  minor, bjw*$lan  bdrinm 
nwn  bos  crtj  vnb  ben  jufat}  ctnwt^ct 
Secuda,  buriiictt  mati  boa  ple»  jutricjct 
Tertia,  baniicu  mon  boo  f otn  oufjibcc 

LIBRO  OCTAVO. 

Materiam  metallica  difeernere  ater» 
ris&:c.«^fd>cibm 

Metallum  rude  ucl  uena  prgltantem 
a terris  Sc  faxis  fecernerc,enjtldube 
Metallum  malleo  perculliim  dilata» 
re,  crt$quc«jfd>c« 

Malleus  quadrangulus  & eranus, 
qucQfcfecr 

Metallum  cuneo  lecarein  partes, baa 
erg  mtt  mriflcln  jufcbtotm 

Metallum  ferramento  forficis  fimili 
concidere,  baeertjmtt  cmer  fdjeten 
jufcbnctbcn 

Ferramen  forficis  fimile,fd>ere 

Venarum  tundendarum  modi,  bic 
twifencrtjjupucbm 
Primus,  boe  cnspudjen  f»  3*met» 
Abacus,  pud)b«n<f 
Malleus  alter,  puebammet  vnb  fdytb 
VasaltiuSjCrQvbcflcin  (bdltUttCt 
Vas  humilius,  enjainKr 
Alter,  b<»  tttj  pudjm  mtt  feujfcltt 
Tertius,  boo  crtjbtcflcben 
Area,  b«rb 

Ferramentum,  rifanfcblgcl 


Area  curta,  b«  furtjeljtrb 
Rutrum  ligneum,  (t{U 

Venarum  urendarumratiotut. 
bit  wifcn  cnj  $ur& jf  m 
Prima, baocjemtm  tttjrijltn 
Strues  lignorum.fiue  crates,  rj(l 
Aquas  immittere  in  uena  ufta,twff« 
Ufjmfluffmdufbaeatriflttrq 
Secunda,  bfl»  jtMttttrijtm 
. Tertia,  boo  cjUntjri  ften 
Quarta,  bae  rijte  «ifbem  tifetnbkbc 
Qjiinta,bostojlenflufb<ntijtHablt(b 
cntmofen 

Sexta,  boe  fcbifettijlen 
Falces  uirgultorum,  jepitnbtafij 
Venas  pilis  prxferratis  tundere, af 
vnbcr  btnpucbanputbe/oiSfdWt 
ctt}pud?cn 

Machina  qua  uenx  Gccxpilisprffff 
ratis  tundutur,  bjtrctytpiuljwt 
Truncus,  jtocf 
Capfa,  fumpfober  pucbtroj 
Solea  ferrea,  etfern  bl«b 
Tigna  tranfuerfaria,  qucrbili}» 

Eorum  foramina  quadrigula, 

Pila,  jtcmpfcl  ob«  pucbjtmppfd 
Caput  pili  ferreu,  pucb«o$pii<WB 
Cuneus  ferreus  latus, feba 
Dens  pili,  bcumltnj 
Dentes  axis,  hcbcbldttmebtrWffl# 

Quadrangula  contignatio, fd«<c 

Capfa  cuius  fundum  filis  ftntuift 
contextum,  burcfewurf 
Cribru  ufitatu,  rcbtrjudmWW® 
loufmir  eme  afern  boben 
urbat  b)  roban  vb«  bic  hctWW® 

Capfa  patens,  Pojfenrcba 

Magna  capfa  lignea, 

Cribrum  rotundatum,  ficbtc0<r  L- 
nett  Pupfcrncn  Uuif  twfr 

Neufolx  uero,quod  eftmetaUu^ 

boo  oufs  flnnen  in  “Dnjcm 
Longa  capfa  patens,  roU* 

Breuis  capfa  patens,  bUKbw*^ 


METALLICA  PRIMVJ. 


Abacus,  bune 

Cribrum  quod  ucrfatur  in  uafe  aqua 
ru  fere  pleno , ber  naffe  ficbrebcr/  ob’ 
bae  n«|fc  au  jjrcbern  bureb  baa  ficb 
Corbis  quae  ucrfatur  in  uafe  aquis  re 
fcrto,6cr  najfe  Ho:btcbcr/eb  bj  naffe 
aufjreber  burcb  ben  Ho:b 
Lanx,  fdntffel 

Molendi  ratioes,  bie  xtxtfcn  30  Ib 
ertj  vnb  5wttccr  jumalen 
Prima  mola.bic  gcmetn  wetfe  ba  btc 
mule  em  wafferrab  treibet 
Tigna,  baa  mtilgcbite 
Axis,  wcllc 
Codaces,  japffeii 

Dimidiata;  armilla:  ferrea;,  pfenlem 
Tympanum  dentatum,  Hamprab 
Dentes,  Himeit 

Tympanu  qd  ex  fufis  coibit,  getrtebe 
Fufi,  fpmbcltt 

Axis  ferreus  ftatutus,fpillc 
Subfcus,  miilcifcuobcr  moffet 
Molx,  mu!|'tcm 
Infundibulum,g©ffe 
Lignea  bradea  rotundata,  lauf 
Canalis,  inclwmcM  ba  ea  v(j|d>utet 
Secuda  mola, cuius  rota  ab  equis  aut 
afinis  aut  capris  uerlatur,bic  rofmtile 
Tertia,  cuius  orbecalcates  circuagut 
bie  mule  mit  ber  fcficibctt  bie  mari  trtt 
Quarta, qux  manibus  circuada  uers 
fatur,  bie  baiibmiilc 
Quinta,quxuno  codccp  tepore  au^ 
ri  uena  tiidit, molit,  lauado  purgat, 
bicg«lbmi(lc  imtb;  treugi  pud?wcrdr 
Tabellx  dux  inter  fe  trafuerfx  quas 
1 tertia  decurtat,  ber  cjucrl 

Lauandi  rationes,  bicwefcbvrcrct 
Prima,  bj  wefcbweret burct  bcitfcblcnt 
Canalis,  fcbiemgrabe  (grabe 

Eius  caput,  burcblaa 
.Canalis  tranfucrfus,quergcrinnc 
Aquagrj  canalis,  wa|fergcrmnc 
Rutrum  ligneum,  Hi|{e 
Secunda,  btwwAfeb*  vbcrbjgcpfyeUc 


Tertia,bergemeine  fcblemgraben 
Canalis  deuexus  fiuc  minor,b|'cblem 
Eius  caput,  b«rb  (gtaben 

Trulla,  Helle  ■ 

Rutellum.Htjfc 

Lapilli  nigri  magni,  gtober  (feitt 
mediocres,  HrcQfiem 
parui,  jclwercf 

Duo  canales  deuexi,  b’ jmfad?  ftblen» 
Quarta, bj  wd|fd>c  vbcrn  te|l  (grabci» 
Lacus,  wAffcfitrsg 
Abacus,  burte 
Quinta, ber  Hur^c  ferb 
Sexta,  ber  planberb 
Lintea,  plaucn 
AI  tera  arca.bcr  wbenbe  berb 
Septima,  bie  fjcb  arbett 
Cnbrum  anguftum,  bas  erige  fiebe 
Succutere,  trofteren 
Radius, fircuijolij 
Cribrum  anguitius,  baa  engere  ftcb 
Cribrum  anguibfsimum,  baeferena 
ne  ftcb/wclcbca  baa  cngjte 
Machinxqux  uenas  udas  pilis 
prpferratis  tudut,biena|jen  pudwcrct 
Prima, bj  na|fc  pue^cret  vff  filbergege 
Capfa,  Humpff 
Saxum,  folfictn 
Solea  ferrea,  etfener  fol|Tctn 
Lamina  ferrea  foraminum  plena,  eU 
fcmgttterlcm 
Canalis,  germitc 

Batillum  ligneum,  b$lt$en  ftfeaufflei» 
Batillum  fciTcum,  cifetnc  fcfauffcl 
Lacus,  fmnpff 
Canaliculus, gcrmlcm 
Secuda,  bjnalfc  pudjxcrd:  vff  jwtttetr 
Canales, puefegrebeit 
Ramus  couolutus,  jufamegewirfclc 
Lapilli  nigri  maiulculi^raupen  (reta 
mediocres,  iibctf+Hia 
Limus,  ftfelam 

Tertia, baa  atibere  naffe  pudptecrcf  auf 
jtritter 

Canalis,  germite 


Raftrum 
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Raftrum  tridens,  frod 
Lacufculus,  fumpflctit 
Canales  magni,  pitdvftebm 
Canalis  fimplici  afsimilis,  bu«hM* 
Axiculus,  wflltjc 
Conclauc,  bereitffube 
Quaru,  baebutte  iM fle  puctjwtrtf 
5«nttcr 

Canalis  deuexus.fcblcmcjiaben 

Quomodo  lapilli  minuculi,quos  Hu 
mina  defcrunt,capiuntur,  wte  m«n 

affter  auffcJjct 

Extrudboncs  fimillimchisqux  con 
fidunturfupra  moletrinas,  t»b«e 
Areae,  <tu^cfl#d?cnc  pletjc 
Sepes  obliqua:  in  pratis,  vjifhtcbe 
Quo  modo  quatuor  machinae  uno 
in  loco  c5ftruutur:du$;  in  fuperiore 
eius  parte, &totide  in  inferiore,  bie 
wctfc  puthtrerdubcrcitum^  5UrtMch<« 
Quinta,b<»e  ^olb  puebwercfittlKcriite 
Pila,fctm|fcr 
Capfa,  pucfetrocf 

Laminx  foraminum  plcnx,  fcna|ei» 
AiTer  qui  erigi  poteft,  wcnbebtct 
AfTeres  cauis  pleni,  btctcfo  ronbtt 
tuldlctn  h<»bcn 

Alucus  nauiculx  (imilis,  fcutofe 
Ramentorum  aurilauandoru  ratio# 
nes,  baeerolb  tr&fdpen 
Prima, 6}  wAfd?e  vbcr  b$  locbtidltc  b;ct 
Secunda,bac  wAflTcben  iit  (IQebetcrn 
Capfa,  biffe 

Rutrum  ferreum, ctfcrnc  frflije 
Tabcllx,  rycl  ober  btctftucfe 
Alueus  niger,  fubertrocf 
Tertia,  bo»  w&flfd)Cit  iibet  bwt  btet  Itttt 
btateuberjocfeit 

Quarta, bjpotcu^dcfifdi^olbwiflcbe 

Caput  areae , bes  herbee  b<**bt 
Tabellx  tranfuerfx,  Ictjten 
Rutrum  ligneum,  jttcicbbohS 
Bacillu  culpidatu,  boo  (piQuj  Ijoltjlctn 
Lanx,  fchu|T«l 

Medig  lancis  cauum,  b«6ronbtx>jl* 


gcbtetetuldletn 

Lanx  ftriata,  bufcbuffclfo  wwenbfc 
«uf^ebtebet  vott  bolen  foltjtinctm 
fdmeden  heiiflin 

Quinta,  b«ewSiT<h«»  ubcttwjeru^ 
te  btet 

Caua,  cftublem 
Canaliculi,  ruQletn 
Sexu,  b«e  wSffcbetr  «bet 
btet 

Canaliculi  tranfuerfi.querfabw 
Septima,  b^wiff^cnouffmbtrttto 
twe  h«tbt  Jculiebe  tuldleinb« 

Canaliculus,  ferbe  ober  tinfe 

Auri  ramenta  leuiora,  fUmtdjt^olbj 
grauiora,  ?o:mcbtgolb 
0<ftaua,b<»  wSffehen  <vuffmh«rbtf* 
wicreefuht^ubUtbhot 
Nona,b«e  wAffdien  <utffmbttbt,wU) 

a uott  b:ctcn/fo  rauct)  vnb  5«tij 

Decima,b<»  wAffdjen  auffmbcbx «« 
ochfen  oberpferbc  heutt»  bctxdt 
V ndecima,bae.3olb  mlt  vl,dl 

Duodecima,  b46  w&ff4>en  W>ct 
rtntnetueh  . 

Decimatertia,  txw  xr&ffctjcnubaba* 

Si,.»»* 

DeaLaquinta,b4»wi(1<t)<n«»Mc 

fuJ;crtro3t  vnb  ftctjcrn 
Decimafexta,  boojolb  . 

Dedmafeptima,b«a 

Lauadg  materi?  cum  hp>'  . 
oris ucl metalloru  ramftfP 
rationes,  btc  wetfen  5«'^  - 

bcrermetolUfeher^fcbaH^j; 
Prima, quj  uetus  eft,  bicAlbejofFV 
Loci  ualleftres,  tb<Ie  ,,ttn 

Loddeuexi&:concaui,fcP« 

Lotores,  fctffnet 


s>lann“  o,  (jccliucm. 
Foflam  agere  longam  * dc 

cinrofch^ebe11  ± 

Materia  me  tallica,  bae  ***  q^s 
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Cutis,  mote 
Ligones  lati,  r.;bb<utri* 

Ligones  cufpidati,  HcillMuett 
Perones,  vvajfct  (iifclrt 
Fu  ex  lignex,  feiffciicjabcln 
Batilla  lignea,  fetffm fcbuuffdit 
Agitare,  |'cbwcncfctt 

Lacufculus,  bcrcfautjc  Uniter  trsef 
Lacufculus  ei  fubiedus,  0 vnbc  tro^ 
Canalis  quadrangulus,  6 aiibc  lauree 
Ligo  fimilis  roftro  anatis,  bte  (trocf 
tcilbau  fo  efcjTtUt  wie  em  ente  fdnwbel 
Materia  lapi lloru  expers,  tjefcbwem* 
Secunda,  baefaffeniiberbie  (ffucfc 
fle»(5/obcr  flo|5cf:abcii 
Furca  lepticornis,  bicfciffotcjAbclfo 
ficbcit  jacfcn  b«t 
Tertia,  biegerinorbeit 
Batillu  ligneum,  bolqcnc  riirfctortilffcl 
featillum  ligneum  cui  manubriu  cur 
tum,  bol^m  fdwuflciii 
Quarta,  bie  vb*w  «rbeit 
Quinta,qux  noua  eft,  btc  neuc  feiffet» 
orbett/bcilfc  ubero  blcd; 

Capla  patens,  fa|fc 

Lamina  ferrea,bj  ci|crn  cfclod?crt  blect? 

Canalis,  ^crinite 

Tabcllx  quarum  alia  alia  altioreft, 
boo^ewbdle  vnb  wtbcr|te|fc 
Lacus,  fumpff 
Materia,  weref 
Rutrum  ligneum,  IfijTe 
Res  inanis, bao  rmib 
Rutrum  ferreum,  frotjc 
Prxfcs  laboris,  ber  obcrjfc  feiffuer 
Lacufculus,  Imitcrtrocf 
Sexta,qux  etiam  pofthanc  inuenta 
eft,  btcneiiltd)|Tcfciffcn  arbete 
Septima, btc  flutcpcbcu 
Odaua,  bj  cjoltxriifcbcm  wafler  rtflcn 
Charadra,  w«|jcr:ijj 
Nona,b<?o  polmfdi  plctetQ  \vA|d;cu 
Terra  fere  lutea,£flueb 
'Argilla  uda  & arenola,  |cl;wilei» 
Cribrum  xncum,  reber 


Torrendi  ratio, bj  b:cilcittm  baeto  fettt 
Rutabulum*  fdmr|T<mcjc 
Raftellum  bidens,  pocf 
Rutrum,  frude 

Materia  que  du  torretur  lapilli  coflu 
Cremandi  rationes  (it,  fafer» 
dux,  jwctcrlct  wcifcn  ju  roffen. 
Altera, bjr^lfcim  vpgqtodjcne  pUt}< 
Panes  ex  pyrite  ucl  cadmia  conflati. 
Altera,  bito  rijTeimofm  (jicin 

LIBRO  NONO. 

Excoquere,  fcfemclijcn 
Excodio,  boo  febtnclqcu 
Excodor,  fcfemcl^cr 

Domicilium  (iue  officina  in  qua 
uenx  excoquuntur,  butte 
Qui  fuccedit  uicarius  excodoris  mtt 
ncri,f<bmcltjer  fo  <mo  met  jf  er  ffar  erit 
Minifter,  furlauffcr 

Fornax,  ftbmelijofen 
Os  fornacis,  au£c 
Catinus,  tictjcl  ober  fpot 
Humoris  receptaculum,  m‘;(id)t 
Camini  pars  patens  qux  fumu  emiu 
tit,r«cblocb 

Camini parietes  duo,  redus  & obh> 
quus,  fd;lcteit 
Follis,  brtlcf 

Follium  fcdilia,  balctcferiifEc 
Machina  qux  folles  comprimit,  bie 
wclle  fovo  ernem  waflcrsabc^ctribe 
wirt  mtt  irer  $tt£cbo:  tm£ 
Organijqd  folles  diducit,  bolc^ucj 
Follis  partes 
Tabulata,  bolcjbtece 
Arcus,  bocfel 
Coria,  bal^lcber 
Caput,  bdsbdubt 

Tabcllx  tiliaccx  tabularu  latera  cin< 
gentes,  Itiibeue  Itfjfen 
Foramen  fuperioris  tabulati,  fptiub* 
loeb 

Eius  operculum,  fpunb 
Calida,  bfllcfffcrjcl 

Foramen 
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Foramen  fpiritale  inferioris  tabulati. 

Operculum,  bccWbc* 

Lorum,  rime 
Annutus  ferreus,  rin$ 

Peflulus  ligneus,  ri$tl 
Claui  cornuti,  iwl^nile 
Cochlea,  fd?«u»be 
Tabula,  fcbsAtt 

Naris,  licffe 

Bradlex  fimul  iundbc,  boo  jc&UII^ 

Follium  fedilia,  b<»  jefWksttm 

bUfbclcjcn 

Tigna  humi  lo  cata,  ©4>xdUn 
Pali  cuneati,  pf«U 
Tigna  ftatuta,'t«cfm 

Tigilla,  tttmUu» 

Fiitula,  fotnt 

Machinae  pars  qux  folles  com* 

’ primit,  bic  t&cUcn  mit  ben  jtrcuhm 
Tigilla  quj  longis  axis  dentibus  de* 
pretia  folles  comprimunt,  febemd 
Vedhs,  fdjinbolQ  fd?m/«bcr  b«l3 

Indumentum  ferreum,  fd>tnb<»?c 

Organi  folles  diducetis  partes 

Tignum  ftatutu  perforatu,  flobfeule 
Tignum  quod  uerfatur  circuaxicu* 
lum  ferreum,  ft&WOtjel 
Capfa, 

Machinx  cuius  detes  agilia  de* 
primunt  partes 
Axis,wtlU 
Rota,woflcnab 

Tympanu  quod  ex  fofis  conftat,fur< 
^clc^ober^etticbe 
Tympanum  dentatum,  f <tmpr«b 
Dentes  tympani,  ftmm 
Dentes  axis,  ffricfic  ' 

Puluis  miftus  ex  quo  focus  et  ca 
tinus  conficiuntur,  tfcjltabe 
Puluis  carbonum,  (olgcjtubc 
Puluis  terrenus,  crbtfejtube 
Crates,  h*tte 

Inftrumcnta  exco&orum,aliacp 


Scalx,fltd!ldar 

Spatha  lignea, tUibfdxtC 
Focus,  betbimofot 
Pilum,  jtofsb<umtobtt?«lb</*&a(l«|j 
Polbe 

Manubrium,  jW 
Lamina  curuata.fpotdfm  »Sf<b«l#i 
Pilum  xneum,  HupfftmctjUffd 
Bacillum  teres,  «utftn  b#hs 
Alueus  bradleis  ligneis  comatus 
fcbmubaffyobafubboirs 
Vafa  e corio  facfla  duo,  quibusaqui 
ad  reftinguendum  incendium,  fi 
quo  officina  conflagrat,hauritut, 
libctnc  ctmtr 

Siphuculusorichalceusiqno  eadem 
haufta  exprimitur,  mcffinjtfrtuqe 
Vnci  duo,  fdir  ha?£n 
Rutrum  unum,  juiUtucft 
Inftrumentu  ferreum  quo  terra  ucr» 
beratur,pctcifcn 
Pilum  teres,  jlopbdtj 
Alter  alueus,  tr 03 
Contus,  jtcdjafen/obcr  «OT» 

Contus  uncinatus,  fcbadoiqw 

Recrementa,  fcbUwfcn 

Furcilla  ferrea,  ofenafdjWW 
Panes  ex  pyrite  conflati, 

Miftura auri  uel  argenti  oimplu® 

bo,  wcrct 
Cochleare,  Pelle 
Catilli,  pfeftlcit» 

Alter  contus  uncinatus, «fl<na> 

Rutrum,  frudetfen 

6p1£SffSorr 

ratio,bt»fd?mdQm<wf^PM)< 

Venarum  alixdto 

«SSg; 

eunt  in  unum,  ctUd?^^ 
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; METALtI  CA  PP1MV!.'  . 

VtnoUu  plumbum  imponi  pofsit,  rum  fere  feptem,|T«  ■ * , 

boa  munanbct  plet  mitj  furfeflUpcn  Recrementa  plumbi, plctfdducfcrt  ' 
ut  diutius  repugnent  &C  refiftant  Lapis  fifsilis,  fdnfcr 
: ignis  ardori,fofc|?  vnbftrcnjjc  fetn  Lapis  facile  igni  liqucfcens,fiu6 
Additamenta,  jufeQe  Primarrj  panes  uel  ex  a?re  rudi  cofla* 

V t interea  ucna  cum  additamentis  lj  ti  panes, jtem  eber  led) 

; quatis  coqui  pofsit,  boa  vnbcr  bea  Miftura  cuius  dimidia  pars  ex  gre  8 C 
bflecrqvnbbcr  jufrtQmo^cnmttetn  argento  conftat,  Hobclc  , 

. tmbcranacfotmwctbci»  Alter  excodtor,  bcr|Vt)mclijcr  fo  bic 

Tres  ucnarum  excoquendarum  pio  |d)td)t  arbeit 

: rationes,  quibus  os  fornacis  fem*  Lapis  ex  quo  conflatur  plumbum  ni 
per  patet,  bic  btei  |'d;melQe  mit  bent  grum,  sLjjcrtj  vnb  plactQ 

offtncn  micpcn  Panes  duri  qui  plus  argenti  in  fe  coft 

Prima,  boa  jcfetmlgcn  iwfm  (fAn^/abcr  tinent,  rctd)l)<;rtwcrcf 

vbet  boa  b«ltjlem  Panes  acri  fathifcentes,  Pmffocte 

Catinus,ber  jaraentic^cl  Secundari]  panes,  votplcijleobcr  vot 

Alter  catinus.bct  vnbcrc  tiegcl  Miftura  eris  & plumbi  8c  (plcitlecp 

Altera,b«a  fcpmd$en  nut  bem  t?r»m*  argenti,  tecrcf 

meit  ofen  Tertiari]  panes,  jwtt  »o;plcttffcm  «1? 

Tertia,b«a  fdimdqciutufbierobcfcbi*  , led) 

ct)t/«bcr «ufm led) une  ca  bu  Cprolcr  Tertius excoiftor, bet  fcpmdtjcrfobe 
nennen  jwtrwotplatcn  ffcmobcrlcct)  arbcit 

Contus  uncinatus,  rcumer  Panes  duri  in  quibus  minus  argenti 

Cifiumcuieftciftacrafsisuiminibus  , ineft,<umobcrbiirb<tttt»ercf 
contexta,  rocftubcl  Quartarrj  panes,  flurttreref 

Rationes  urnarii  plumbi  nigri  Vltimipancs,pirjtcin 

excoquendarii  propriae, btefonbct  Alterius  generis  fornax, bcrfplofofctt 
Itcflcn  xMifeti  pia  crq  ju  fdnucltjcu  Lapis  fiisilis  scrofus,  fupfcrfcpifcr  ob 
Prima,  boa  fdtmdijcu  in  Iketnccn  lcd)fd>ifct 

Secunda , boa  fepimlijcn  ut  Q*td)fcn  Panes  ex  eo  confetfti  fiue  primarij, 
3u  <55ttci  Panesrprgterea  duplices  funt:  (ffent 

Tertia,boa  fcpmdQCii  inTTcffpbalcn  quorum  alteri  crci  exiftunt,?  tipfcr 

Maftae  latae,  fefltlcn  alteri  cum  primarrjs  panibus  reco 

Quarta, bita  fcbtndtjcn  in  p«lcn  qui  folent,  trogffcm 

Fornacum  camerae  quae  fumum  con  Liquor  cadidus  primo  e fornace  de< 
cipiunt,bcrr«U!d)|un£/obcr<}ctvclbt  flues  cu  Gofclarig  excoquiturpy* 

vbcr  bett  |(t)nwlt}ofcu tarmite»  nwn  ntcS,f«bdt:quc  parietes  fornacis 

bcnruud)  feflee  •.  exudant,  conterfo 

Braifteae  ferreg, blattei»  Stannum,fd)x»artj  pici 

Aris  rudis  minus  fynceri  exeo  a Plumbum  depauperatum,  frifd)  pici 
<Sio  apud  Rhetos,  b$  jcbmdtje  bea  Ratio  lapillorum  nigrorum  ex* 

fupfcrglapcrt3»  b^riifffcbafftCyral  coquendorum,  bae  3tnfd)mdc$cit 

Excocior  primus,  bcr  |'(t)tiul^cr  |«  bic  Saxum  folidum  quod  in  folo  forna* 
crqfcbtdjc arbeit  cis  locatur,  f«l|fctn 

Vafacapada  modiorum  Romano*  Saxa  uilia  qug  natura  de  diucrfa  ma* 

~ X teria 


Drgitized  byGoogle 


INDEX  1H  Ult  DE  RE 


teria  compoluit,  eJtmbjWtt 
Solari)  pauimetum,  b»  follet*  boben 
Caminus, 3l»cfc 
Catinus.gctcate 

Murus  hurnilis.futmamt» 

Contus,  fted>c»fen 
Alter  ca  tinus, jingtube 
Lapilli  nigri  maiufculi.gtoberjtem 
mediocres,  mtttdjld» 

minutuli,  ftetnttftem 
collem  ex  materia  quf  la/ 
uatur,fetffenflem 

Rutrum,  reutft<tQc  . 

Cancelli, gattet 

Ferru  fignatoriu,gtgr«bcrtjfempel 
Matta  ex  cancellis  formata, p<UU 
Fornacem  interius  faxoru  glareis  8 C 
luto  incruftare,  ofcnen 
Malleus  quo  faxi  arenari),in  lolo  for 
nacis  locandi,partes  extuberantes 
refecantur,  pile  _ 

Fomacu  camera  qug  nimu  reci* 
pit,bj  jtnfdmtdtje  mtt  be  r«u<bf<uig 
Focus  in  quo  plumbum  purga* 
tur,bcrflofb‘tb 
Catinus, fu  rijcrb  obet  jingtube 
Batillum,  bolfdiauffd 
Folles  teretes  e corio  fadti,tonb<  U* 
betnebUifbdgc 
Orbis, fd)«bc 

Fomax  in  qua  ferrum  excoqui* 
tur,  rcnbcrb 
Magifter,«nnct 
Certa  uenac  menfura,  funtM* 
Viarecremento  rum,Utd?docb 
Recrementa,  fmbet 
Marculi  lignei,  boltjeite 

Magnusmalleus  ferreus, ber  bAtnmtt 

ben  tin  wflffcrutb  b«bet 
Secare  in  partes,  jufdjtote» 
Adolefcens,  btr  «ufjiffcr 
Alter  camini  focus,  bcr  ftbmtbberb 
Mattae  ferreae  quadragulac,  jWcfofen 
Bacilla  ferrea,  jtabdfcn 
Fomax  primj  afsimilis.dn  ofengleub 


b<m  b Arinntn  nwn  bie  t» t «c 
bdt/b«4>  vd  w«t«  wb 

Focus  fornacis  ferrariae,  ftbmt&bab 
Rado  aciei  cdficiendae,  btcvttfe 
(Uljumutbcu 

Bacilla  ex  acie  fadta,  (UlfWx 

Veng  argeti  uiui  excoqued*  n 
dones,  bie  weifc  quedfilbtt  ctt)  $uf<6* 
Prima,bj  fd?md«i<  im  bertt  (mtlijm 
Subi)  uena,  fpicogta&at} 

Secunda,  Im  ftbmdijmiwfbittwifr 
beebijlilltctcn 

T erria,b<»  fcfcmdijcrt  imgewlbt 
Quarta,  bo*  fcbmdQmmit  fwbtdw. 

«flibcrtufmbtifufl 
Quinta,  b<ta  fcbmdijm  mit  f«nbt»ba 

«jfcbttmtrinbofcn 

Rationes  uenae  plumbi  dnnd 
cxcoquedg,  bAStnjtnut  fdjmdys 

Prima,  b^fbmdQcnvbctbajniba 

Altera,  bsfcbntdtjeinb  fufcouraoi 
Tertia,  b$  fdpmdijen  in  eifarm  pfw» 
Quarta,  b«f<bmdtscn  tmofm  am 
fdjrnib  ofenglcub 
Canaliculus,  rinfe 
Quinta,  bt»fcbmdQtn  «ufmb«W 
«uffberbdbe 

Sexta,  bj  fcbmdtsm  «aifm  wtWtw 
Crates  ferrea,  ctfcrnct  tiff 
libro  decimo. 

Aqua  ualens  quae  aurum  ab  arg«t0 
fecemit,  febdbcwajf*1 
Puluis  ualens  qui  aurum  ab  argtmo 
fecernit,  fcbcibepulutt 

Fornax, bcmtje 

Catinus  fidlilis,  ronbtettffl  W» 

Ampulla  uitrea,?olbe 

Foramina  fpiritalia,  winbwm® 

O perculum,  bdmobet 

Naris  operculi, bwbdmoljb^ 

Altera  ampulla  uitrea,  VoW* 
Feces,  tobenf  opfe  r & 

Aurum  ab  argento  fectn»1*’ 

g«lb  vom  fObet  .. 

Argentum  cum  aqua  ual  ^ 
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ftum,  filbcrig  fcfiobe  owflct 
Ferramcntu  uulfellx  fimilc,anfl<;me 
fo  cjlcici)  wic  ait  nopdfot  ift 
Argentum  ab  auro  feparare,fil» 
bcr  von  <folbt  fcbubat 
Fiftulac  ex  bratflcis  fa<fhc,ro:lctn  obcr 
rollctn 

Altera  ratio  fecemendi  auri  ab  argc* 
to,  bae  ftxtben  im  cjuo 
Ea  triplex  eft 

Prima  perficitur  fulfure,baaijf  baa 
fdtcibcn  im  erus  burcb  fcfi  wcfcl 
Fornax  qua:  foraminibus  ucnto  in» 
fpiratur,  uulgo  ucntofa,u*nbofcn 
Sulfur  argento  admifcere,  bae  fUbcr 
tmfcbwcfclftuUtt 
Miftura,b<u>  plctcbmal 
Aurea  malTula,  Pony 
Secunda  perficitur  ftibio,  baa  tff  baa 
fcbcibcn  itncfwe  burcb  fptfelt» 
Exilirc,  fianaue  fprutjctt 
Iu  orbeuel  circiifcrri,<jetnben  wcrbcit 
Catinus  ferreus,  cpfpudTcl 
Alternis  res  quafdam  qux  purgant, 
alternis  aurum  ponere,cem<nttreir 
Tertia  rebus  compotitis  perficitur, 

. £140  t(f  bas  fefiaben  im <Tua  burd? 
mifcbtcpuluer 

/Esab  auro  feparare,!?  upfir  vomefolb 
fcfecibcit 

, Officina  fiue  domiciliu,inquo 
plubu  ab  argeto  feparatur,  trabe» 
Fornax  fccunda.ttcibebctb  (fiutte 
Duo  muri  interiores,  ba»  fuitjc 
Otbis  ex  laxo  formatus,  ronbjfan 
Murus  qui  principalem  murum  ab 
igni  defendit, fcfiilb 
Canaliculus  per  quem  effluit  Ipuma 
argenti, ^Ict^affe 
Operculum, treibcfiut 
Operimentum,  |furg< 

Circuli,  tinge 
Bacilla, (febe 
Fiftula,  fo:m 

Foriculae, fcbncppcrlem  ; ...  / 

C 1 -i 


Artifex,  abtrabet 
Pilum,  (toffcl  obcr  ?olb<  y 
Catinus,  ficrb  . . 

Media  catini  pars,  fpit 
Lamina  ferrea  utrincp  curuata,fd)Aba 
Spuma  argenti,  glcte  (ofm 

Contus  uncinatus^lctbdfe 
Ligna  longa,  ttabcfcpctK 
Scamna,  pocfe 

Cunei  ferrei, ctfcrne  meiffcl  ) 

Plumbi  cutis  impura, ftb|bri4>  ' 
Cochleare,  felle 

Ferramentum  cui  figura  cunei  data* 
fcblcifcifcu 

Panis  argenteus,  pltdfilber 
Orichakeafila  colligata,  bi<  mtflcite 
purfte 

Molybdaena,  bcrbplct 
Pompholyx  !utea,gcUrbutrou<b 
Grus,bctge$ajgb4mitm4n  ben  fiue 
«uffbcbct  / ben  nennen  ctlicfeccincn 
(fo  tcb/ctltcbc  ano*  Ifran  teb 
Axis  ftatutus,fptlU 
Paries  camini  obliquus,  fkcficfcbUte 
Loculamentum,  Faffc 
Axiculus  ferreus  quadrangulus,etfet 
ner  utcrcdtcbt  wcldnn 
Orbes  lignei,fd?obm 
Tympanii  qd  ex  fiifiscoftat,  furgdcg 
T ympanum  dentatum,  Hamptab 
Roftrum,fcbrtabcl  , 

Lingua,  bunb 
Vectis, wtrbcl 

Fornax  fecunda  concamerata,  cincta 
ujclbtcrttctbcbcrb  ( 

V eruculum.boo  afen  wie  «n  btatfptefj 
TubuH,to:ldn 

Fornax  fecuda  item  cocamerata : fed 
que  in  quibufda  a proxima  differt 
$ trctbcficrb  m polnt  rnb  'Vngcrtt 

V ia,3<tffc 

Fornax  fecunda  uento  expofita,  boa 
, trabe  vnberbanWotjc  -t 

Argentum  perpurgarc,(ilbcrb«nen 
Vftrina,  ,b«8  gemaeb  bartnno* 
X 1 ntan 
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^UO 

aer* 


Grus,fr«md> 

Caunus, ticgcl  < 

Catilli,  pfenUitt 

Quiddam  fpumz  argenti  fimilc, 
botnlem 

Pilum  quo  franguntur  panes  p 
rei.fupferbtttfrcr 


nwnftlbetbtennet 
Pilum,jl*flel 
Eius  dentes,  jocfen 
Pilum  dentibus  carens,  lolbe 
Tefta,  tejlftbirbcl  / puluis  etiam  qi 
repleta  eft,  tefta  nominatur,  Gi 
’ manice,  tejl  M 

^fSD“p“g’,0”r8 

Cultellus  utrincp  acutus,  mtffa  Sella  aenea,  fattel 

Globus, 

Ferramentum  cui  imponuntur  ligna 
boabwmbdfm 

Circulus  alterius  ferramenti  in  muro 
indufi,  ber  etfetnc  frofe 
Ferrum  inftrumentum  cmus  extima 
pars  furfum  uerfus  eminet,  ba  ti* 

femeb^baranemroni)^^  ^cdusferreu^n*d4^ 
,ella.b40meffm<tctL«  (Umift  Fiftula f nea,Pupfcrn wldjtn^ m 


Pilum, jtempffel 
Caput  pili,  fupfctb  wdjtt 
Tigna  ftatuta.feule» 

Tigna  tranfuerfa,ri£«l 
Dens  quadrangulus,f<txmd 
Axis,twUe 
Eius  dentes,«rmc 


Clauus  ferreus, eifemet  nAW 

Fornax  in  qua  calefiunt  pina 
xrei,wcmwfen 

Raftrum  bidens,  frtul  fo  jwn*  }** 

b« 

Praefes  offirinx,  ^uttcitmopt 
As  in  quo  ineft  argentum  temptrt* 
re  cum  plumbo,  pici  jum (Hbajttt 
tupfcrfd»l4b<n 
Temperatura,  mt| 


Sella,tW6m<(Tin33l»Q 
Foris  ferrea,  boe  eiferoetfr«:Uin 
Cultellus,  Wtncfe 

Inftrumentu  ferreu,  b«e  cftboefen  etfen 
Inftrumentum  ferreum  cuius  extima 
pars  redta  furfum  uerfus  extat,  bc* 
afemebufc 

Aliud  inftrumentum  ferreum  uulfel 
lx  fimile,  Clemme 
Ratio  argenti  in  teftafub  tegu« 

Ia  collocata,  perpurgandi,  btwftU  Temperatura,  mt|1cbun5< 
bcrbtenncn  vnba  bcr  muffcl  Diues  plumbum,  r«<b  P» 

Tegula,  mufitl  Plumbum  depauperatuffl, 

LIBRO  VNDECIMO.  Panis.fluctt  , . ^ 

Argentum  ab  xrefeparare,  fe^em  Ans  panes  fathifcentes,  myw 
Officina  fiue  domicilium  in  quo  Spinx,botnct 
argetu  ab  gre  feparatur,  feyerfrutte 
Paries  camini  redtus,  f<bmir<jeriebK 
fcblete 

Paries  camini  obliquus,  fUd?c  \4)Utt 
Canalis,  rinne 

Focus  extra  domicilium  in  quo 
maflx  plumbex  liquantur,  berju 
Uefictb 

Murus  qui  quartum-  muru  longum 
munit  contra  uim  ignis,  fd>tlb 
Vehi  culum, wljAnlciit 


Fornaces  in  quibus  xs  cump 
mifcetur,fd»mth}«fo» 

Catinus,  tiecfel 

Humoris  receptaculum, «JW* 
Catinus  xreus,  pftmnt 
Fomacesin  quibus  recrementi 

quuntur,fcbl<tcfcno(en 

Excodlorfcbmeltjer 
Rutrum,  ftucfetftn 
Lignum  fidum  & hians,PUpp« 

Vncus,h«^«  gd» 
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Rcliquix  hordei  ex  quo  ccruifiaeft 
• faefta,trcbcr 

Fornax  (imilis  furno,  fplnfofen 
As  refiduum,cfcfpUc|{cn  f upffct 
As  abftra<ftum,<lb)u£ 

Magifter,  fpldfmciffcr 
Prima  temperatura,  bao  vo:plcicn«$ 
jufdjlatf  auffhfd;  etnjtricb 
Stannum  pauper,  frtfdj  cmjfrtd> 
Secunda  temperatura,  bcr$ufd?U& 
rtufracbe  ctnjWdj 
Stannum  mcdiocre,rctd;  cinffttd> 
Tertia  temperatura,  boa  vosplctcn  <tuf 
i benbcrbjuarbcircn 
Stannum  diues.trctb  ebcr  wertfplct' 
Machina;  quibus  panes  leuantur& 
reponuntur,  gc$cucfc/obcr  |t«:d>e/ 
«bcr  Ifrandi/noftri  etiam  appellant 
■ ciconias, Latini  grues 
Lingua,  bcr  bunb 
Aflcr  triangulari  s,bie  crogbAr 

Fornax  in  qua  argetum  et  plunl 
bum  ab  ere  fecernuntur,  fctjcrofcn 
Bafis,b,w  vnberc  tcil  beo  «fena 
Focus,bcrb 
Murus, fd?tlb 
Parictes,cifcme  «fen  wcnbe 
Solcx,  folftude 
Saxa  quadrangula, wer|fude 
Laminex  xrex,  fdjerten 
Paaticulx  eminentes,  jopfeit 
Ferrum  uncinatum,  bdonfcnmttben 
bcdlcut 

-Bacilla  ferrea  antecedentia, btctfcLd? 

ertcneifcrncnjfebe 
Repagulum, ritjcl 
Secretor,fci<jcrcr 
Parietes  qui  funt  a lateribus 
cferoeube 

Paries  prior,  fttmmb 
Bacilla  fcrrea,(fcbe 
Pedes,  fufle 
Braflex,blcd> 

. Lateres,  «fierne  jtqjcl 
Catinus, ftccjcl 


l PRIMVS. 

Forceps,  f»  etneu  ba?en  hac 

Contus  uncinatus, bafe 
Rutrum,  frude 
Panes  fethifcentes,  Iriuffode 
Spatha,  ftofctfen 
Catilli  xrei,  pfenlcm 

Fornax  in  qua  plumbum  abar* 
gento  feparatur,  tretbeberb 
Fornax  in  qua  xrei  panes  fathifcetes 
torrentur,  berefen 
Interior  murus,bo&futtct 
Laminx  jrex,fd»crtcn 
Lacus, wrt|fcrtr«3 
Torrere.broett 
Stirix,  plctytdtn 
Magi  fter  fiue  torreiadlor,berter 
Supremi  panes, bte  «beren  fd»etben  vo 
^«rherbe 
,Vix,$«ften 
Batillum,  fdxutfcl 
Contus  ,fd>l«dmeiftn 
Rutrum.frude 
Contus  uncinatus,b&p< 

Raftru  bides,  b^f e mit  jweten  jrtdKn 
As  cinereum,  fdpifcr 
Spatha, flofctfcn 
Spinx,r6|tb«:ncr 

Fornax  in  qua  panes  grei  torre* 
facfti  coquuntur,  Jorhcrb 
Fornacis  magifter, $«rnMd?er 
Fornix,  bo^e 
Pila,pfctkr 

vEs  ex  panibus  torrefedis  conficere 
gatmadftn 
Spatha,  ftofcifen 
Spatha  exdforia,  f<b«bei(w 
Scopg,  pcfcn 
Piftilla,(lo|fcl 

. Malleus  ligneus, b«lQen«betne 
Lamina  ferrea  utriqj  recuruata*  fd)Ct 
Catinus, ttccjcl  (dnn 

Lamina,fd?«rte 
Batillum  ferreiam,n<ib«l 
Batillum,fd)Aufcl 
Contus,  fdpkdctfcn 

X j Contui 
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Contus  uncinatus,  «umetfctt 
Tertius  contus^arftft» 

Minifter,bclfcrlntd?t 

Rutrum,?ruct< 

Spatha  tertia,  fcfiabtiftn 
Aflerculus  curuatus, 

• twbtctlcm 

Cuneus  ferreus,  fibUtfttfen 

Panes  ex  (pinis  conficere,  ffucfc 
aujj  tncrcn  macfiett 

Addere,  juftblofitn 

Spinae  quae  de  panibus,ex  gre  SC  plu 

bo  conflatis, dum  ftannumabgrc 
fecemcretur.ortg  funt,fttf<Wx>tntr 
Spinae  quae  de  panibus,  ex  femel  re* 
cocftis  (pinis  conflatis,  ortae  funt, 
bomcr  fo  ttn  «twlgMtbctt  fctrt 
Spinae  quae  de  panibus,  ex  bis  reco* 
(ftis  fpinis  conflatis,ortae  funt,  Do  t 
na  f»  jtrct  mnlgtarbat  ferit 
Spinae,  quae  dum  panes  fathifcertteS 
torrerentur,ort*  funt,  toflDotntt 
Spinae  uiles,ofantbo:na 
Spinguilifsimg,  btc^mngjlenbotna 
Panes  ex  (pinis  uilibus  confetfb,  cifa 
nc  (lucte 

Recrementa  quae  detrahit  magifter 
qui  aes  e panibus  torrefacitis  confi 
cit,garfcblocteit 
Rs  luteum,  cfcllupfa 
Cadmia,  tobclt 
R s caldarium, lcbctcr  Pupfa 
Ramentum  lotura  colle(fhi^cPreQ< 
Spinae  quae  de  plumbo,cum  in  fecu* 
dis  fornacibus  feparatur  ab  argen 
to  detrahuntur,  «bjlticb 
Molybdgna  in  media  catini  parte  or 
ta,fp$tbab 

LIBRO  DVODECIMO. 

Salis  coficiendi  rationes,  bitwd 
fcn  faltj  5imwd)cn 
Prim  a,«rie  rrwn  mcfit  f«lt}  mucfit 
Salinae,  «ujycjtoctKne^lojc  txmnnen 
folQ^cmacbt  wtrb 

Incilia, jjtcben  fo  nwt  (feincn  m$g<* 

'•  '\ 


mtutrtvnb  wtfhrubftt 
Ofcula,U<hawn  oijucbten/bdxnitt 
fcbuQcn  /twm  bie  plttjt  wlUtfoi» 
fcbutjctmanfur 
Septum,f<bleufe 
Raftri  lignei, biltjcncttdjm 
Batilla,  (cfiauffeln 
Secuda,wte  mabos  falis  in  pfiinw  fata 
Domicilium  in  quotal  confias 
tur,  tot  / quod  Gea  Germanis  jp« 
pellatur  propter  fomactos paries 
t es, quos  quidam  fariuc&tedum 
quod  partim  ex  luto  condat 
Prima  domicilij  pars,jltojltt 
Secunda,  fiabjlet 

Cupa.bottid) 

Scamnum,  banct 

Tertia  (iue  poftrema,  falljf&t 

Terra  diuuli  inftar  aggerata,(hl|f< 

Operculum,btcte 

Focus,  fiab 

Bacillum  ferreum,  jlcddfn» 
Cortina,pfanne 
Tigilla  in  terra  dcfofTa, 

Tigilla  eis  immi(fa,f6cft^umc 
Minores  perticae,  tlctncfiedft1® 
Minora  bacilla  ferrea  undnao,^ 
fdjcttbafcn 
Fibulae,  fchlurffen 
Maiores  perticae,  ^roffc barfebo» 
Maiora  bacilla  ferrea  unaniu,t*t' 
bafcit 

Pofterior  foci  pars,  WU5«  _ 

_ tries inter  pofteriore  fbdpJrie 
tertia  domicilij  parten 


KOlterior  roci  pai »,  wmj»*  . ^ 
Paries  inter  pofteriore  fodparte 
tertia  domicilij  parte  medius^®» 
Anguli, hosncr 
Situla/ulamta  , 

Modulus, jober  bimntn  ttwnWW 
. gaaltfalQtrajfambtt^ttWi  > 

Cochleare  altum,  f4>t»ff* 

Cupa  parua,  botc 
Canaliculus,  rinnt 
Magifter,  wirfa  , 

Qui  fuccedit  uicariu*  eius  munm 

fn“*>c  Minido 
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M(nifter,bclffcrlhtecbt 

Adolefcens,<jrciiba: 

Coquere,ficbcn  ©bcr  f«d;cn 
Defpurnare,fcbcumm 
Decoquere  ut  denfetur  in(alem,ju 
fetbjbicnffcn 
Spatha  lignea,  rurfebeit 
Ferucre,fodci» 

Afler.bctebontbtet 
AfTcres  qui  cortinae  lateribus  impo* 
nuntur,fpcrtc 

Corbis,  Potb/quanquam  in  quibuG 
dam  locis  falem  in  alueos,  non  in 
corbes,  inijciuut 
Batillum, fcbouffcl 
Tertia,  beta  faltjficbcn  in  ficbcbci|fcn 
qucUcn 

Quarta,  65  fetltj  fteben  in  etfcjne  topfcn 
Quinta,b$  jalt}  fiebat  tm  barbe  fo  ftltj 
w,tflar  <tuf  bteftenb  b©lt3  cjoffcu  wir& 
Sexta,  beta  falQ  ficbtn  mifi  cjenwcbtcn 
fftltswaffct 

Dilutum, Icture  burd;  crbudjcfcrtuubt 
Lixiuium,  laiyc  burd;  rt|]d?c  jcmacbt 
Labrum,  wanne 

Nitri  conficiendi  rationes,  bie 
wetfc  nitar  ober  tine <ur/  ©bet  baunteb 
jumaebm  ■ 

Prima,  boa  nitar  maebat  <tm  Htlo 
Secunda, bie  wofe  nitar  voricfctnacbtcr 
nitar  laucjejuficbcn 

Ratio  conficiendg  chryfocollg, 
quam  boracem  nominamus,  bic  wci* 
febotrda  juficbot 

Ratio  confidendi  halinitri,  bie 
wcife  fulmtcr  juficbcu 
Aluminis  conficiendi  rationes, 
bic  wcife  alauit  ju  maeben 
Prima, bic  wcifcn  cibum  «ue  alaunifcbe 
arbiicbaumaebct». 


Caftellum,l?<tfle 
Lacus, tr©^ 

Lacuna,  tcicb 

Altera,  bic  wcifcn  alaurt  mifi  alaunifcbe 
fclfjcnjumaiben 

Atramenti  futorij  cofidcndi  rai 
tioes,bic  wcifcn  Hupffcr  waffer  juma 
Prima,  wic  bic  fonne  beto  Hupffct  (cben 
waffer  wircfcn  mucj 
Secunda,  bie  wdfcfupfcr  waffcraufl 
fupfarwcfricben  waffar  jufieben 
Reftis,pc(lcnarjlrict 
Catini, pfannat 

Tertia,  bicwdfe  Fupferwaffcr  auft  feb* 
wargeu  atratnet  vrt  bcrctlctcbe  ;uficb? 
Quarta,bic wcife  Pupfct  waffar  au|l  crb 
ricb  xmb  ftein  bamit  ca  vatmifcbec 
3uficbcn 

Quinta  wic  jtcb  fupfcrwaffcr  auff  |f«ln 
votfamlct 

Sulfuris  coficiendi  rationes,  bie 
wcifcn  fcbwcfcl  jumaeben 
Prima,  boa  fcbwcfcl  maebat  in  topfcrt 
Secunda,  baa  fcbwcfcl  maebat  imcfcrt 
wic  3ulKromciuut 

Tertia,  boo  fcbwcfcl  metebenin  frumen 

Bituminis  conficiendi  ratio,  bie 
wctfc  ber^weteba  aujfflctnolifcbcn 
waffer  juftcbcn 

Chryfocollae  colligendae  ratio, 
bic  wcife  bcrgjrun  }uu©:famlcn 
Ochra,  «Persei 

Vitri  conficiendi  ratio,  bic  wcife 
cflaejumacbcn 

Sal  ex  dnere  anthyllidis  uel  alterius 
herbae  falfae  fadus,fulul?ali 
Fornax  prima, fcbmclQofcn 
Secunda,glafj©fc« 

Tertia,  fulofcn 
r 1 N 1 s.  * 
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CONTINENS  E A D E {A  REI 

JMetallic*  nomina,Latina,Gr acacy  Germania  reddita, 
jid  in  LeUoris  gratiam, fecundum  cAL 
phaheti  ordinem  digeHa. 

ABacusjbunc  $M«wdf<n 

Accepti  expenfira  radone  red  As  in  quo  ineft  argentum  temper* 


dere,rcdmungd}un 
Accred5es  arboru  annuf,|«rwad)S 
Aciei  conficienda:  ratio,  bic  wci|j  (1« 
bdju  maeben 
AcuSjjltctcb  nttbdn 
Acus  cx  auro  & argento  fadbe,  <foU> 
nabel  «nff  wcia  bct<t?nft 
Acus  ex  auro  & scrc  fatfrae,  «Jolb  na* 
bclrt  <uiff  tot  bcfcbicft 
Acus  cx  auro  & argeto  & aere  faoae, 
^olb  nabdn  «uff  vme  vit  rot  bejcbicft 
Acus  cx  argento  & aere  fe  Ac,  ftlbtt 
nabdn 

Addere,  jufcblobtn 
Additamenta,jufcqc 
Adolefcens  lib.p.btt 
bcr/lib.u. 

Aduerfa  uenae  pars^n^cgcnbtumb 
Aer  immobilis,bofc  wetter 
Aer  fe  fundit  in  caua  terrae,  & rurfus 
' euolat,baavemcr jobet  tuto  vitein/ 

fumer  $cit  jum  bicfeftmcm  jumnu 
bcrjltn  bctoiw/wmttr  jcir  jumm&tt 
(len  «n/$umbocbjfm  baouc 
Aris  panes  fathifcentes,l?wflod!e 
Aris  rudis  minus  fynceri  excotfrio 
apud  Rhctos  , boo  febmdQcn  be* 
fupffcra/glaficttj  iit  boa  eJMfjfcfrafft 
tEyroll 

Aris  fcobs  elimata,  fupffer  fcdub 
As  ab  auro  feparare,  fupffet  vo  tjolb 
As  abftraautri,Ab$ucf  (fdpoben 
As  caldarium,lcbcter?upffcr 
As  cinereum,  fdjtffcr 
As  ex  panibus  torrefatftis  conficere. 


re  cum  plumbo,  plcim^lbjigm 

fupffet  fcblob4* 

As  luteum,  gtd  f upffct 
As  liquefadhim  fundere  in  onalinu 
lum  ferreum,  jecn^iefen 
As,  uel  plumbum,  uel  argentum  io 
globulos  difToluere,  fufr^ctoba 
plet  ober  ftlbet  f omen 
As  refiduum,gcfpltfjien  fupffet 

Africus,  bcr  wrnb  fo  vom  ttntrdfuben 
•nxjf  wefiet 

Agere  cuniculum,emffolntwb<tt 

Agi  tare,  |'djvwncfcn 
Ala,  flogcl 

Alueus  maior,  beteftroc) 

Alueus  minor,  crijcro^ 

Alueus  nauicula:  fimilis,fdd)f< 
Alueus  niger,|tebcr  ttoc( 

Altanus,  bcr  vetnb  fo  non  fuben  (uNim 
wcflvpcbetober^etb 
Alternis  res  quafdam  quar  purgant, 
alternis  auram  ponere,  «iwntmn 
Aluminis  coficiendirationes,to« 

ftnalaunju  mncbe/pnnn.W®*''® 
Altum  aue  alaumfcbcm 
- cben/ Altera,  bie  mtifcnoUun  W*' 
Ituiiufcbat  fdfjcn  $umtuba» 
Ampulla  uitrea,folb 
Ampulla  altera  uitrea,vo:U 
Anguli,  botner/lib.ti. 

Annulus  ferreus , nn$ 

Antx  excauata:,  brtoaup^1 
betber  fate  / 5’  ffmbd  btmnt»  J W 
jict$cr  auf^ctbcc  vttfc  wfc#  ^ 
vb«U*«  Aquagri 


METALLICA  JECVNDVS. 


Aquagii  canales,  waffer^erinne 
Aquaria  uafa,bit£cvilf}  barinnen  man 
wafTerjeibet 

Aqua  ualensqup  aurum  ab  argento 
1 lecernit,fd;eibe  «affer 
Aquilo,  b winb  fo  von  mittel  n«tt «fl 
Arcus.bo^tl  («cf^et 

Area  fodinarum, maffc 
Area,bcrb 

Area  curta,  bcr  furt}  berb 
Area  altera, ber  wcnbe  fietb 
Area  capitis  fodinarum,  fimbtcfrube 
Area  capitisaduerfi  fodinarum, fiwb 
cfrubc  bce  cfqjenbtumba 
Area  fodinarum  aduerfa,  ctn  maffe 
bce  3<genb:umba 
Area  rotunda,vmblauff/cin  cfepeU 
Areg,  aufvjcftocbenc  plet} 

Arenas  riuorum  uel  fluminum  laua* 
re,  feiffen  «ber  waffdjen 
Argeftes,  bcr  winb  f»  v*n  wefl  wcfffu* 
> ben  «cl>ct 

Argentu  ab  auro  fep?rare,fdber  vom 
jolt)  ftbctbcrt 

Argentum  ab  acre  feparare, frixem 
Argentum  cum  aquaualente  permi 
1 itum,  fdbericf  fdjeibwaffcr 
Argeptum  perpurgare,  filbctbtcncn 
Argenti  in  tefta  fub  tegula  collocata 
perpurgandi  ratio,  boa  ftlbcr  b:en* 
nenvnberbcrmuffcl 
Argilla  cinerea,  tb«ne  «bcr  tfian 
Argilla  uda  & arcnofa,fdj«ilcn 
Artifex  experiendae  uenz  uel  metate 
li,  ptobtrer 

Afler,baa  b«*n  btett/lib.u. 

Afferes  ad  latus  fcalarum  tignis  ime 
' politae,  rbubunc  «ber  flbtrtc 
Afferes  cauis  pleni, btete  f«  runbc  cule 
' cHetnbflbcn 

Afferes  diffe&ae  arboris  extimi,  fdj* 
Afferes  qui  corting  lateri*  (warten 

' bus  imponuntur,  fpene 
Aflerqui  erigi  poteft,  wcnbe  btctt 
Afferes  qui  prope  fundamentum  ad 


tigilla  affiguntur,  b«nnCn 
Afferes  6c  qui  utrincp  puteu  auena, 
&qui  reliquam  eius  partem  ab  ea, 
in  qua  funt  fcalg,difbnguu  tfeitten 
b«nncn  > 

Affer  triangularis,  bie  traef  bar/  lib.u, 
Affcrculus  curuatus,bae  aufigcbawert 
bjctlcin/lib.n. 

Afferculiuel  pali  in  quibus  (edet  fof 
fores, qui  cuniculum  agut,  fit}pfcle 
Atrameti  futorrj  coficiendi  rationes, 
bie  weifcn  fupfct  «affer  ju  modje/  Pri 
ma,wte  bie  fon  bj  fupffcr  «affer  wtrcf* 
en  mag/Secuda, bie  wetfe  fupffcr  waf* 
feraufiPupfferwefridjen  «affer  }uftc* 
ben/  T ertia,  bie  weifcn  fupffcr  «affer 
aufs  fd?wart}en  atramettt/  vnb  bcrjlet 
efcen  }ufieben/Quarta,bic  wcife  fupff* 
er  «affer  aufscrbridj  vnbjlein/batnic 
ea  vcrmijipt  }u  fiebe/  Quinta,wie  fiefc 
fupffcr  «affer  anff  fl«ln  vcrfamlet 
Auram  fuppeditare,  wetter  btcwjcit 
Aurea  maffula,  t«ni<f 
Auriga,  treiber 

Aurum  ab  argento  fecemere^«lb 
- uorofilbctfcijctbcn 
Auri  ab  argento  (eparandi  altera  ra* 
tio , baa  fdjciben  im  ^ua . Ea  triplex 
eft.  Prima  perficitur  fulfure,baai(t 
baa  fdjciben  im  <}uf?  burdj  fdjwefcl.Se 
eunda  perficitur  itibio,  b}  ifl  bj  fdjet 
ben  im^ufjburd)  fpifjglafj.Tertia  re* 
buscopoiitis  perfici  tur,b}  iff  bj  fdjet 
ben  im  ^ufs  burdj  ^cmifdjcc  puluer 
Auru  experiri  argeto  uiuo.anquictet» 
Aurum  uel  argetum  coticula  expio* 
rare^olb  «ber  filber  ffretebert 
Auri  ramenta  leuiora,  flcimdjt  £«lbt/ 
grauiora,  fcnmdjt  cfolb 
Aufter,  b «inb  f«v*n  fuben  wefictob 
Axis,fptHe/welle  (jeljet 

Axis  ftatutus,  fpille 
Axis  ftratus,  «die 
Axiculus,  wAltjc/TOtldjin 
Axiculus  ferreus,  fctjwen^el  nafeel 

Axiculus 


i 


- INDEX  \|N  ; Illi  *.S 

AxiculuS-ferreus  quadrangulus,  * Calceus  Gphojum  ... 

. fcmvMtcdWtvcUtf»  Caminus,<|UdEe/lib.9.  _ 

Axiculi  ferrei,  cifcrnct  wd4>m  Camini  pars  patens  quae  fumuttuu 

Axiculus  ligneus  teres 


xicuius  ligneus  itics,  , * - 

twruuf&ulciUbcn/ b<»ficficb*ucbc  Camimpanetes duo.refius&oblu 

_ ' . 1 ,/r.  <11111«  fi+llrrctt 


«ba  rtbtw|fcn 


quus,fd>lctcn 
Canalis,  walfatfd^mmu 

Canalis,  mdwtmftlbaca  aisfdjuttrt/ 

li.8.ib.(cbUm3t«b/eius  caput,bat<b» 


Badllum,lfnebct  'TT 

Bacillum  ferreum  folTorum  teres, b*  li.8.ib.f*U»l^«b/eiuscaput^ 

cifcn  bomit  tnan  eme  burfrf>Ug  ttwtbt  Canalis  deuexus  Gueminor,  0* 
Bacillum  ferreum  fofforum  latum,  bcr  ^lemgruben/eius  caput,** 
h biedicifen  Canalis  longus,  Utte  (t»$ 

' Baallumferreum^lib.tujfechu  Canalis  quadranplus^  to 
<•  ...  Canalis tranfucrfus,quei3tnnnt 

Bacilla  ex  ade  fatffa,  flAlffeb*  Canales  hb.S.pudi^tn 

Badlla  ferrea,  flabcife»  Canaesaquagn^^mnt 

Bacilla  ferrea  antecedentia, biecfcloeb  Canaks  - 

erten dfetnen  jfcbe/lib.u.  Canales  duo  deuex^ba^ 

Bacilla  ferrea  in  fucula  indufa,f<b«*4  fcblcnyraben 

Canales  magni, pud#Kbt» 

Bafis  fornacis, boe  vnbetteUbedofena  Canales  ocdudere  v«:f<Wm 
Batillum,  frtwuffcl  Canales  fub°ftns>^mntn>i 

Batillum,  Holfcbtwffd/lib.9.  T ' h 

Batillum  ferreum, ctfeme  fc^ossffd  Candes  r«xludere  «u^ 
Batillum  ligneum,  bdqenc  fcfcauffclr»  Canaliculus,  3ennlan/nnfc/Ub.S. 
Batillum  ligneum  cui  manubriu  cur  obet  n«l«  ■ 

tum,  bdqcn  fdxuiflein  Canaliculus  per  quem  effluit  fpum 

Batilla  lignea,feiffe  fdj<uiffcln/lib.8.  argenti,  crlct^. 

Bituminis  confidendi  ratio,  bic  weife  Canaliculi,  ru^n/limB..  > 
bcrctwAcbo  vfirtem  olifcbcm  walfet  Canaliculi  tranfuerfi.quuW»0» 
ju  ftcbctt  Canna  ferrea, ctfcrn  t«:lon 

Boreas, bcr  wmb  fo  von  o(f  ttott  t»ebet  Cancelli^ottct  , 

ttail.l.fteo 

Bradep,  bled)  Capfa breius  pattms,! ****£# 

Bratflep  ferrep,  pUrtcn  Capfa  cuius  fiindu  filis  ferreis 

Bradlcg  fimul  iuntSg,  b«6  fdjlob  textum,  burtbwwf 

Bulga  per  fe  hauries  aquas, rctn^ebul  Capfa  longa  patens,r® 

Bulga  in  quam  aque  batillo  * Capfa  pates,f<*ffe/li.8.e°-  # mJ< 

agitate  infunduntur,  (freubbulge  Capfa  patens,  fiunb/  1 • ■ , . ^ 
In  Bulgc  parte  ruptam  bacilli  teretis  gnus  dauus  ferreus  0 

. & ftriati  particulam  immittere5cm  fo  fW* 

fcrbbolq  «bcr  fcbuuib  cwptnben  Capfa:,  trunen  , n._u,,end* 

C Capfa:  in  quas  uenae  diltnbut 

Cadmia,  Eobelt  inqduntur,KiUt 

Cjdas,  ber  twnb  fo  wn  «jl  fube  web«  Caput  areae,  beo  b»**6  fo8*? 
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Caput  fodinarum,  funbcprube 
Caput  fodinarum  aduerfum,ctnstfe< 
cjcnbiumbe  funbcprubc 
Caput  follis,  bd^boupi c 
Caput  pili  ferreu,  piubcr  «55  pucficifm 
Caput  pili  quo  franguntur  panes  x* 
rei,  Pupfftrbtctfccr 
Carbas,  bcr  urntb  fo  von  o|t o jf  n«:t 
Cala  putealis,  ftro 
Cala  quam  habitat  prxfes  fodina:, 
$«fcuie 


CaftcIIum,  w«ffcrl?<sffc/li.<S.  Faffcli.u 
Catena  dudana.fiantjcn  foU/lib.tf. 

ctfcrn  fctl/ibidem 
Catena  ferrea,  fcttc 
Catinus,  ticgciobcr  fpot/Iib^.ibid. 

gcreutctitcm,  fur^crt  obcr  jtn^rube 
Catinus,  bcr  jorcfcn  tic^tl/  Alter  cati» 
nus,  bcr  vnbcr  tugcl 
Catinus  greus,  pfannc 
Catinus  ferreus, <pfpuctcl/lib.9> 
Catillus,  pfenlcitt 
Catilli  xrei,  pfcnUin 
Catillus  cinereus, copcUr 
Catillus  ferreus  ex  acie  temperatus, 
b<u>  ctfcrnc  cftffAlte  pfenlcin 
Catillis  fictilis, fefierbe 
Catillus  triagularis,buucficfjt  fdptrbc 
Caua,  cfrublcm 
Cauda  follium,  bolgffertjel 
Cauerna,  rub|Iubc/lib.  6. 

Cauernulae  uenaru  &C  fibraru,  btufcn 
Caurus,  b winb  fo\>on  rrnttcl  noft  no:t 
Charadra,  wrtflTct  ne 
Chelae,  fdicrcn 

Chryfocollae  colligedg  ratio,  bic  wcu 
fc  bcrcjgmn  ;u  votfamltn 
Chryfocollae  quam  boracem  nomi» 
namus  conficienda:  rationes,  bic 
Ttfafc  benae  jufieben 
Cineris  uena,«|j<bc 
Cirdus,bcr  winb  fo  vo  wcjlnorc  tremet 
Circulus  ferreus,cifcmcrrin$ 
Circulus  ferreus  in  que  flatus  follis 
duplicati  penetrat,  bcr  riry  barin* 


nen  nwn  ttot  bcm  b<%<mfc»& 
Circuli,  rinffc 
Cilium,  Uufffcvro 

Cifium  alterum,  kuffUrtmfobte  fciffa 
rtcrbutodpcn  i 

Cifium  cui  eft  cifta  crafsis  uiminibus 
contexta,  mcfPubcl 
Cifiabirota  a tergo  trahentia  arbo» 
rum  truncos,  fbloffcrnc  1 

Clauus  ferreus, «fertur  tu$<l 
Claui  cornuti,  bttlg  nAlc 
CochIea,fct>r4ubc 

Cochleare, KclU/lib. 9.  ) 

Cochleare  altum,  fchufjte 
Codax,  jttpffc 

Colle&am  exigere  a dominis,  vort  • 
ben  gcwcrcfcn  $1»  puf  fotbcrm 
Collis  aflurgens  arca  machinx  ca» 
fam,  balbe  / 

Comiflurg  faxoru,  bjabfajcnbcagc» 
Condaue,  bcrcitftubc/Iib.8.  (ffetne 
CStinua  tigilla  per  qux  penetrat  pa» 
li,  bt»3cjimcrt  fdptot 
Cotignationes  quadrangulx,  tocfccr 
Contignationes  ficfa<flx,ut  capita  ti 
gnorum  in  formis  aliorum  tigno» 
ru  includantur,  gefbloffene  todper 
Contignationes  fic  fadtx,utxignoru 
capita  excifa  fint,  todper  fo  intinan» 
ber  3 et>b<lUt 

Contus,  ftcdpofcn/  lib.9.  f4>lfldWfcn/ 
lib.u. 

Contus  foflorum,  bicbtedpffcmef 
Contus  uncinatus,  rcumcr/lib.9. 
^Utbflf/ibidem . fdpacfenbaf e/brtPe/ 
lib.u.  reumcifen/ibidem 
Coquere,  fteben/ober  locbcn 
Corbis, Potb  i 

Corbis  qui  uerfatur  in  uafe  aquis  rea 
ferto,  bcr  mt|fc  f orbreber/  obcr  b«a 
n«fjc<w|irebem  burdp  ben  fo:b 
Corium  terrae,  bic  erbe  obcr  lom 
Coria  follium.  bd^Uber 
Cortina,  pfamu 

Corus, bcr  wtnbfo  von  itotftwjf  webet 
Crater 


INDEX  IN 
Crater,  feffd/btficnff  obmwit/vrt* 

t>en  cntftriccinJcflcl 

Crates,  b«*-K 
Crates  ferrea, «ftmerrJft 
Cremandi  rationes  dux, 

wdfi  jurdrtem  altera,  tx»  rojttn  im 
«u^gcjtocbcncn  pbujt/  altera, boo  ti 
jlentmofcn 

Cribrum  xncum,rcbet 

Cribrii  angufhim,bae  cncfcf.cb/angu 
ftius,t>08  cnjttc/  anguftifsimu,  bd« 
bcrcunc  ficb/wdibce  boo  engtfe 
Cribrum  quod  uerfatur  in  uale  aqua 
rum  fere  pleno,  Scr  na(jc  |tcb  rcbtr/ 
o5>  bae  na||c  aufircbcrn  burcto  b$  |i 

Cnbrum  rotundatum, fuDtebal«  tu 

nen  Eupffcritcn  laujf  nut  anem  ai«' 

••  ncnbobcnb^t  . • . . 

Cribrum  ufitatum,  reber  f«  emtnbol* 
Rtiten  Uujf  nut  cincmcifcmen  boben 
bat/bcifftbic  <trbocb«a  wbanvbcr 
fcitlftcnijboltjt* 

Cruftx,frbal<n 
Cultellus,  eimdfc/lib.to. 

Cultellus  utrinep  acutus,meflt* 
Cuneus,  Iftil 

Cuneus  ferreus,  fd)lri$eq*il 
Cuneus  ferreus  latus, feber 
Cunei  ferrei,  ctfcme  mctffd 
Cuniculus, jloln  , 

Cuniculus  habens  ius  poliefsionis, 

crbjtoln 

Cuniculus  non  habens  ius  pollclsio 
nis,rrcugfloltt 

Cuniculum  agere,  jlolnticibcn 
Cupa,  bottitb/lib.ia» 

Cupa  parua,bote 
Curuatura,fdcfe 
Cutis,rtwtL  lib.8. 

D 

Decoquere  ut  denfetur  in  filem,  JU 
falt5b:cngcn 
Decuma,  bajcbcnbe 
Decumanus, 3cbcub« 

- Deiiienfum,  Icbcn 


UB.  D*  *.» 

Demenfum  duplicatum, «ha  'i 

Demetiri,x»otmcflt« 

Dentes, Jimen/lib. 6. 

Dentes  axis,  bcbcblottcn/oS  ficb  anu 
. ftTub/lib.9. 

Dens  pili,  fcbcmcl  & benmling/  lib.a. 
Dens  quadrangulus, ftboml 
Dentes  fucube,  bcbcblatre»  tx»  i«na 
b<umw* 

Dentes  tympani, fimen 
Dcfccnderc  gradibus  in  faxo  inriEs, 
aufgcbuucncn  jttiffcn  cmffiam 
Defercre  fodinam, «ufflaffm 
Defpumare,  fcbciimcn 
Deuexum  ucl  dcdiue  montis, 
bcngcbcogcbtrgco  J 

Dimidiatx  armillf  ferreae,  pjinkw 

Difcretores.ctBfudwr 

Diftnbutor,  auf  tcilct 
Domiciliu  in  quo  fil  conficitur,  wti 
quod  fica  germanis appdluurpto 
pter  fornaccos  parietes,  quos  qui» 
dam  faciut,  & tedum  quod  parofl 
ex  luco  cdftat  Prima  domidlq  pan 
(troftctr/fccfida,  bcrbffctt/  tmiaGuc 
poltrema,  fulr,|tctt 

Domicilium  liue  officina  inquauw 
■ nx  excoquuntur,  buttt 
Dudarq  funes,  gcpd(al 

Duo  canales  dcucxi.ba  fiWoii^dx 

E ’ 

Etefix,  batrinbfownwf«4n*“ 

Euentilacio  linteaminum  latam,*» 


Excodio,b<»  fcbmdncn 

Exco<ffor,fcbn»cli}«-.  Qut* 

carius  excodonsmuncn, 

ct  fo  <m  beo  m«|icro  |fait«E  cluS  10 

Ex^octioxris  rudis  minus  fyn^' 

, pudRhctos,b3lcb^^7 
tr  alaficrot»  OctawffldW  LTrnt 
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Exco&or  primus,  bcc  fcbmctijcr  fo  bie 
crt^ctotcbtarbcit/altcr  exco<ftor,bct 
fcbmcltjcr  fo  bte  plcifctnd?tatbcit/tcr 
tius  excodor,  bct  fcbmcltjcr  fo  bcit 
jwir  votplcitcn  fletii  ober  l«b  orbcit 

Excoquere,  Ibnicltjcn 

Excoquenda:  uena:  argetiuiui  ratio 
nes,  bu  wcifc  qucdffilbcr  ixp,  $u  fcb=< 
meltjcn.-prima,  boo  fbntdtje  im  b<* 
be : fecunda , boe  fcbmelqeit  <u»f  btc 
weifc  bce  bifhlliree:tertia,b$  f<bmd» 
rjen  im  gcwclb : quarta,  boe  fbtnd* 
tje  mit  fanbe/  ob'  a|fcbc  auffm  bufue: 
quinta , bae  fcbmcltjen  mtt  fanbe  e* 
beraffcbeimwinbofcn  • 

Excoquendae  uena:  plubi  cinerei  ra* 
tiones,  bae  wnfmut  fbmctijcn : pri* 
ma,  boo  fcbmcltjcn  vbcr  berefruben/ 
altera,  bae  fibmctijen  in  ficfetcne  rin* 
nen:  tertia, bae  fcbmcltjcn  in  etfernen 
pfcnlcm : quarta,  baefcbmelijcn  im 
ofen  einem  fcbmtbofcncflcicb : ejuin* 
ta,bao  fcbmcltjcn  au fm  berbefo  auff 
bctbalbc:fexta,baefcbmclijenaufm 
xwnbcberbe 

Excoquendarum  uenarum  ratio  pri 
ma,boe  fcbmdtjen  aufm  (tid; 

Excoquendarum  uenarum  rationes 
tres,quibus  os  fomadsfemperpa 
tet,bicbmf<bmelQcn  rmtbcm  offc* 
n<n  aiy.  Prima,  bj  fcbmcltjcn  owfm 
gang  ober  vbcrbjboltjlctn.  Altera, 
boe  fcbmcltjen  mit  bem  Urummen  ©* 
fen.  Terna,  boe  fcbmcltjcn  ouf  btc 
robe  febiebt  ober  oufm  lecb/wie  eebie 
CjTolcmennen 

Excoquendarum  uenaru  plumbi  ni» 

S'  rationes  propria:,  bie  fonbcr* 
en  rvafen  plet  crtj  jufcbmcltjen: 

, prima , boe  fibmdtjcn  in  IKcrnten: 
fecunda,  boe  fcbmcltjcn  in  Sacbfen 
ju  (Steel : tertia,  boe  fcbmctijcn  in 
Ifeffpbolcn:  quarta,  boe  fcbmcltjcn 
inpolen 

Excoquendorum  lapillorum  nigro* 
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rum  ratio,  boe  ftnfbmdtjcri 
Exilire,  beraufsfpJUQcn 
Eximere  partes  de  prxfcriptora  nu* 
mero, bte  t«l  «uf  bem  retor bot  rume 
Experiedacuenaruel  metalli  artifex, 
ptobircr  » 

Experiri  uenas,  ptobiren 
Extractiones  limillimx  his,  qug  coit 
ciunturfupra  moletrinas, wbete 

F 

Fafces  uirgultorum,  cjcputib  reiftij 
Fauonius,ber  wtnb  fo  von  «xjl  wcbet 
Feces,coben  fopfen/lib.to* 
Ferramentum,  eifcrn  fcble<jel/lib.  3. 
Ferramenta,  ber  baucr  jeng.  Primum, 
boe  bcrtjctfcn.  Secundum , ritjctfcn. 
T erti  u,fumpffttfen.  Quartu,  fttncl 
Ferramentum  cui  imponutur  tigna, 
boe  btanbctfen 

Ferramentum  cui  figura  cunei  data, 
fcblcifctfcn 

Ferramentum  forficis  fimilc,fcbere 
Ferramcntu  uulfclla:  fimile,  cm  fiam 
mc/fo  ^leicb  wte  an  nopcifen  ifl 
Ferreum  inftrumetum  cuius  extima 
pars  furiurn  uerfus  cminet,ber  eifet 
ne  ba?e/baran  cin  ronb  boltjcn  Ulotj 
lein  ifl 

Ferrum  in  alteram  axis  caputinfixu, 
boe  tKnnet  man  fcblccbt  bae  tifen 
Ferrum  fignatoriu,  qccjTobcn  ffempel 
Ferrum  undnatum,  boe  cifcn  mit  bem 
bcdlcmlib.u. 

Ferri  fcobs  elimata,ctfcn  fctlicb 
Feraerc,  focten/lib.n. 

Fibra  cau emola,  cmbiufkjelflufft 
Fibra  dilatata,  ein  tfontjfcbmol  fleq 
Fibra  fofsilib.uacua  &C  aquis  peruia, 
cin  flufft  bic  waffer  tre^t 
Fibra  incumbens,bicbang?lufft 
Fibra  oblique  uenam  diffundens, cirt 
Uluffc  btc  ©tefebido  vbcr  ben  30115 
Fompt 

Fibra  foda,  tin  Eluflt  bie  ftd>  jum^an* 
3eo«et 

Y Fibra 
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Fibra  (olida,1 cui 

Fibra  fubdialis,  cm  tA^luffc  oba  ta$* 

' ffdfcngc 

Fibra  trafuerfa,  tin  frtuQ  quafb# 

Fibula;, «ttwurfft/itc  rosbaj/falurffi 
Fibula  ferrea,  lUmmi 
Fibula:  ferrex,?roptu 
Fibulxfcrrextercuruatx,rroptn 
«uffbiti  orte»  verbsocfetn 

Fifluras  adigere,  tin  ricj  b(,utrt 

Fiftu1a,rote/f«:m/lib.$>. 

Fiftula  aenea,  fupfcr  wclcbi»  »bttr«:t 
Fiflulx  ex  bradleis  fadlx,  rolltin  obtt 
tolltin 

Flabellorum  primum  genus,  fb*£tl 
von  bunnen  vii  (btrcfcn  buttn : fecu 
du.flu^e  von  futtjtnbittjfudfcntter. 
tium,^u3tu  v«n  Vurcjmbjqtucfcn 
baran  cjcngflucfclctctTMcbC 
Fo  cus , bcrb/lib.it. 

Focus  excodlorum , bttb  imoftn 
Focus  in  quo  plumbum  purgatur, 

*'  btrflofbttb 

Focus  in  quo  fat  conficitur,  bttb/po* 
fterior  eius  pars,  witjffe 
Fodina,  grubc  ©bet  jtcfee 
Fodinx  uel  cuniculi  femis,  dnbfllb* 
5«b  «btr  ffoln 

Fodinx  uel  cuniculi  ficilicus  & dimi 
dia  fextula  ac  fcripulum,  an  jwti 
bjcifliqflal 

Fodinarum  fru<ffus,aufptnte 
Follis,  bdg/Folliu  fedilia,b«l^^tru(fe 
Follis  duplicatus, ytrifflldjcr  bolrj 
Folles  teretes  e corio  fadfi,  ronbtlic 
berncbl©|$bctcft 
Foramen  fpiritalc,wnbfancf 
Foramen fpiritale  inferioris  tabulati 
follium,  mubfan# 

Forame  fuperioris  tabulati  follium, 
fpunblocb 

Foramina  fiftularum,b55tpoK 
Foramina  qux  fuppeditat  Ipiritum, 
vrtiiblocbcr 

Foramina  fpiritalia,  winblictcr 


Foramen  trunci,  boa  tjepot 
Forceps,  $««3  f©  tincnb«fcnb« 
Forceps  ferreus,  yuigcbarmntnmun 
foqdncjcufl  1 

Focis  ferrea,  b;  cifcmt  tb«:lcm 
Fores  quibus  uedlesfunt,(lt#M 
Fores  extra  domiciliuin  quo  maflae 
plumbex  liquantur,  bjjukfljcrb 
Foricula,b«  wnttU  tijotkm 
Foriculx,  febntpptrlm/lib.io, 

Fornax,  brin^c/lib.to. 

Fornax  in  qua  xrei  panes  fethifcov 
tes  torrentur, bcr  ©fen 
Fornax  in  qua  panes  xrei  torrefacti 
coquutur^arbcrb  eiusmagifttr^ff 
Fornax  in  qua  argetu  & plu  (matw 
bum  ab  erefecemuntur,|ejtnf« 
Fornax  in  qua  calefiunt  panes  arti, 
utrmofcn 

Fornax  in  qua  ferrum  excoquitur, 
rcnbttb  _ . 

Fornax  in  qua  fi  t uitruipnma,  l#ma 
tj«ftn/fecuda,efU»fsofe/  tertia.fulafe 
Fornax  in  qua  plumbu  ab  argento  It 

paratur,ttcibcbcrb 

Fornax  in  quauenx  excoquuntur, 
fcbmdtsofcn  . 

Fornax  primg  afsimilis,ciit 
bcm  banfien  rrwn  btetobe  ftWt 
bctt/b«d?vilwtitcrvnbl)»i?«  _ 
Fornax  qux  foraminibus  uentouu 
fpiratur,uulgo  ucntofapuM0* 
Fornax  fecunda  concamerata,  MS* 
twlbtcr  trabberb . Fornax  fecunda 

item  concamerata, fedquf  in  qui» 

bufdam  a proxima  diffcrt.fcr®*' 
bcbctbtnpolcnvnb^itjf»" 
Fornax  fecunda  uento  cxpolA  w 
treibcit  vnbet  bcm  flottl  ■ 

Fornax  feciida  in  quo  plumbu” JD 
argento  feparatur,  crcitwt®. 
Fornax  fimilis  fumo,  fplal«P 
Fornacem  interius  (axorum  g 
& luto  incruftare,  ofenen  _ . 

Fomacumcamcrxqu*f«muC  Jj, 
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i>nt,bcr  wiKbfdit^  olxr^cwdb  vbtt 
be  fcbmclijofcn  burmcn  man  t>e  raucb 
Fornacula, ptobirofcn  (faljcc 

Fornacula  latericia,  (jcmtturterptobir 
*fcn:ferrea,ofcrner  ptobir  ofen:  ficfti 
Iis,  tcnncr  ptobirofcn 
Fornaces  in  quibus  aes  cu  plubo  mi< 
fcetur,fcbmcl(3ofen 
Fornaces  in  quibus  recrementa  reco 
quuntur,  |(bmclt}ofen 
Fornix,botje 

Folia  latens  iuxta  lacunam,  baa  oufl* 
tjcbtocbcnoulctn 

Foda  latens  uel  occulta,  an  Unifobcr 
felott/ober  qucrfcblAff 
Foliam  agere  longam  & dediuem, 
aiicr  walJcr^rabcn  nwcbeit  / vnb  im 
i einrofcfcmrtrfxrt  (Uubat 

Fofsa  latente  fubftruerc,  tt»  Frtfle  feb» 
Foliam  patete  ducere,  anrofcb  trabe 
FolTas  ducere,  fcbitffcn 
FolTor,  b<wor  ober  bcrgb<M»« 
Foflores  qui  colla  gerunt  intorta, 
frutnpbclfe 

Fragmenta  uenarum^efcbttbe 
Fulturx  natiux  ud  fornices, berjvbe 
Fumus  uirofusjfcfewflbo»  (ften 
Funis  du<ftarius,fol 
Funiculus  canabinus,  em  fdmut 
Funiculus  ex  phyliris  tilig  fa&us,p<t|t 
Furcp  lignex,  fciffen<J*tbdn 
Furcilla  ferrea,  «fetner  fdjklfcn tjftbcl/ 
lib.p. 

Furca  fepticomis,  bicfciffcncjabclfo 
ficbcnjftdtttbat 

Fufi,  tfcrbbolqcr  borumb  bic  $epdfal 
fanb  (tn^etriebcn/bun  rrnm  bie  fd>cu 
bcn  vnb  bdtjcr  jufanma»  an  Ifotb 
nennet/item  fptnbcUn 
G 

Gallicus,  ber  twnb  fo  von  no:r  nott  ojl 
Globus,  fogd  (wdjet 

Graues  halitus,  bumpftg  b6fc  ttxttec/ 
ea  fa  ber  bumpflfalt  ober  warm 
Grus,  berjcjaijbcMnict  metn  bcnbut 
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vfbebct/ben  nefiat  etlicb  tine  (Te  ubi' 
etlubcemenPrrtnub 
H 

Halinitri  conficiendi  ratio,  bie  wdfe 
folmtcr  jufieben 

Harpago , (turtjbrtcbc/  obtrf(tb<t?e/ 
ptembficbucb  ‘ 

Harpago  pergrandis,  ptembe 
Hemicyclium,  bonlofc  btctldn 
Homo  lunem  in  brachiu  uel  petflul 
inuoluens,  bcr  (acfycbcr 
Humoris  receptaculum,  oijucbt  ' 

Incilia, ^wbenfomttffanen  oufgu  ' 
ttMurt  vnb  verfiruben 
infundibulum,  jtunje/^ojie 
Ingeftores,  bie  bcr<j  anfcbUtbcn 
Infidere  In  bacillo,  <u»f  bcm  Urtebcl  ctrt 
frtbren 

Inftrumentum  cui  index  eft,  compuA 
Inftrumetum  cui  index,  quo  Alpini 
menforesututur,  bcrfibmcrcopAji 
Inftrumctu ferreu, cuius  extima  pars 
furfum  uerfus  recfla  cxtat,bcr  etfcrr* 
bafc:inllrumcntum  aliud  ferreum 
uullellx  fimile,  tlemme 
Inftrumentu  ferreu  m,machinx  quae 
folles  comprimit,  f<binb«fc/li.s>. 
Inftrumetum  ferreum  quo  terra  uera 
beratur,  potcifcit 

Inftrumentum  metallicum  fignificSs 
mundi  partes,  bcr  bercy  compofi 
Intermifsione  operaru  cocedere,fri(t 
Interuenium,  cm  Scilbcr^ca  (£cbctf 
ludex  metallicus,  an  bagriebtet 
Iuratiduumuih,  jwcn^cfcbwojnebie 
an^cbtrcfcbcfbarcn 
Iuratus  partium  uenditor,  frengUr 

Labrum,  WAitne 

Lacuna,  fumpf/  itcm,ffret<bfumpff  bd 
icifien  fitb  bj  wa|fcr  fnmlc v teieb/  li.tr. 
Lacus,  waflcb  tro<j/lib.8. 

Lacufculus,  bcr  cyuitijer  l (tuter  tro£/ 
fumpffUtu/Fufte 

Y r Lacu* 
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Lacufculus  ci  fubiedhis,bct  vm&trocj 
Larpina,pl4lJ  lib.  6. 

Laminp  greg , fetiorem 
Lamina  curuata  excoctorum,  fp©JCi* 
fen  ober  fcbcldnn 
Lamina  ferrea,  cifcrnblcdj 
Laming  ferree  pars  qug  extat  e forna 
cula,  AufjtAbuncf 
Lamina  ferrea  crafla,  pfobcifm 
Lamina  ferrea  foraminum  plena,  ti* 
feritaitrctlcut 

Lamina  ferrea  utrincp  curuata,  fdjAb 
eifcn/jto  :dnn 

Laming  foraminum  plcng,  fcncifcn 
Lanx,  fdpu|]cl.  Lancis  medig  cauum, 
baaronbcAujj^cbtctc  ruldtcm 
Lanx  ftriata,  bic|cbu|)dfo  inwcnbtcj 
i Aufjgcb:cbct/  von  bolcn  fcdijcn  / wtt 
ctn  fcbnccfcn  bmjslcin 
Lapilli  minutuli  quos  flumina  defe* 
runqquomodo  capiutur,wtcnwn 
bA6Afftcr«»ffcbct 
Lapilli  nigri  magni, cfrobcrflein 
mediocres, tr«3ficm 
parui,  jclwctd? 

Lapilli  nigri  maiufculi,  cfraupett 
mediocres,vbcrfdmfs 
Lapilli  nigri  maiufculi,£robcr(Tesn 
med  i o crcs,m  ittd  jicitt 
minutuli,  Iflcmcr  ftein 
collecti  ex  materia,  qugla* 
uatur,fcifjrn(fcm 
Lapis  flfsilis,  fdnfcr 
Lapis  acrofus  flfsilis,  fdxficr 
Lapis  ex  quo  cbflatur  plumbum  ni* 
grum,  gL|icrt5  xmb  plcicrQ 
Lapis  facile  igni  liquens,  flud 
Lapis  flfsilis  scrofus,  fupffcr  fdjifct 
«berlcdjfdjtfcr 
Lateres,  cifcrn*  jiegcl 
Lauandi  rationes,  bic  twfcbwcrcf : pri 
• Jma,  ba*  wcfwrd  burd>  ben  ftblcm 
<}rabcn:fecunda,  bae  wa|fcbcn  x>bcr 
bj^cvbtUctcrtia^r^cmein  fcfilcm 
cpAbc, -quarta, bj  n>a|J<bc  vbcrn  teft: 


quinta,  $ hirtjc  b«b  ifexta.bctpW 
b«b:feptima,b<r  fitb  arbeit 
Lauandoru  ramentoru  auri  ratioes, 
bj3«lb  wafleben : prima,  65  «>afTd>os 
vbcr  bj  Ld;ud?tc  bict:fecuda,&5  »4 
d?e  ut  dOcbrcrn : tertia,  b$  wcfrfjc  vbtt 
b:«tb:ct  mit  b:*tc  vbcr5«jcn:quarta, 
bj  po:ru£alifi%»lb  w«|T4>t:quinta, 
bj  wa|Tcbe  vbcr  bj  jcn^tcb-.ct:  fexta, 
bj  waflebe  wbcr  bjc|c?ctbtcb:ct:fepti, 
ma.bjxectllcbemiffmbabbabjbcuip 
fculObc  tuldlcm  battodaua^uwfl* 
d?cn  cuiffm  berb/fo  wredubtgrublm 
bot:nona,brt6  waffdien  auffmbctbc/ 
wdebee  von  bteteu  fo  raiubsmptj^. 
decima, bae  vraffcbcnaiffm  babmit 
«cbfcn  «bcr  pferbbaittn  verbcdfcmi/ 
derima,bj  ejolbfamicn  mit  vbdcn:du 
odecima, bae  wafleben  x>ba  tw*  jriin 
tbikto.-dccimatcrtia,  bj  \r«(f<bcmjb« 
bac  bcrmncm.li : decimaquarta,i>a 
waflcbcnvbcr  ben  Mjjcmdcrimaquin 
ta,boe  wafleben  tmeprofjcn  fubcr  tr«( 
vnb  ftd)cm:decimafcxu,b}3»lbfi4>  ; 
crn:dtcimafeptima,b$waflctintnb<i 
Lauanda:  materia:  cu  lapillis  ni  (Id 
gris  uel  mctalloru  ramentis  penni» 
ita:  rationes,  bie  wcijen  $mttctbctj 
xmb  anbcr  mctallifdicr  abfdnlfim<!>u 
fetffm : prima,qua:  uetus  elqbKcilrc 
ferffeit  arbeit.  Lo  tores,  f»l4>ct  (rifibrer: 
fecuda,  bj  fciffcn  vbcr&icfLe  «bflog 
efrabcititema,  &iccfcrmarbat:qujm’ 
bic  vbafi  arbctcquinta,qux  nouaelt 
bic  ncwc  fciffJ  arbcit/bc>|i 
fexta, qua:  ctia  pofthancinucu  clt, 
bic  ncuUdaflc  (ciffcit  arbeit:  fcprinia, 

bic  fluf$rcbcn:o<taua,&53di>  •‘Wjj 

en  tn  woflcrtiflcnmona,  iM*  P^IU^ 
plctcns  wafleben 
Li  b O n o tus,tf  wiiib  fo  vi  fube  twjv  ^ 

Libra,  pfiinb/uutot  «Ucin  w^3:Pn  ^ 
ma  libra  minor,  , 

ntAn  b j crevit  ben  ju|'«9  <inw'^<t 

cuda,bArtncn  manbj  pi«fr95u'^°: 
leroa 
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tertia,  ttormcn  mcrn  b)  Ho-.n 
Libra  ftatiua,<uifffnt} 

Libramentum,  wdtcobtrwibcmiS 
'Libra  penfilis,  uv.tj 
Libramentu  fiue  tympanum  inferia 
! us,  ber  «tbcmuf  / ober  vnbc  fcbetbc 
Lignum  fiffiim  & hians,  floppe 
Lignum  teres,  jopffe 
.Lingula,  junjlcin 
•Ligna  longa,  treibe  fcbdt/lib.io. 
Ligna  quib.funt  tenuifsimx  bradlce 
,■  flabelloru  quoruda  inftar  criipatx, 
•Lignea  bradtea  rotudata.Uuiff  (bette 
Ligo,  Ifolbaw 

Ligo  fimilis  roflro  anatis,bic  farctu 
|o  cjcjtolt  w>ic  cin  cntcu  fcbwtbd 
Ligones  cufpidati,  ?cilt>ctuc» 
Ligones  lati,  rabbctucn 
Limus,  fcblam 
Lingua,  bunb/  lib.io. 

LinteajpUncn 

Liq  uor  cadidus  primo  e fornace  dea 
nuens,cum  Gofelarig  excoquitur 
pyrites,  Pobdt/qucm  parietes  fora 
nacis  exudant,contcrfc/ 

Lixiuiu,  l onere  burcb  o|fd>cn  cfcmocbt 
Locare  aliquot  paflusuenx  fodiena 
dx,  votbincfcu 

Loci  deuexi  & concaui,  fcf>lud?tett 
Loti  ualteftres,  d>de 
Loculamentum,  t>M  tifcrncgtvtcrten 
bcuflcut/lib.d.  cjdjeufc  bormnot  bic 
(fcbct/lib.7.  foffe/ lib.io. 
Loculamcncu  pelile.bancfcb  bcufltn 
Lorum, rime 

Lotores,  wcfdjcr  ober  fnflhcr 
M 

Machina  omniu  qux  aquas  trahunt 
' maxima,  fcr:«b  ober  Uunfl 
Machina  prima, qua  etiam  aqux  exa 
trahutur,  bofpd/hanc  aliqui  girgil 
Iu  uocabulo  latinis  no  uiitato  noa 
Machina  altera  qua  etia  res  (minat 
fofsiles  extrahutur,  fdjwcwrrub  ob’ 
robljctfpel:  tertia,  btc  robe  febetbe/bo 
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mttttmnbnyjetbtt:  quarta^qxl/ 
quinta,  bic  toffu|i  mtt  i)  p:c|fcb«be 
Machina  qua  res  graues  demittuna 
tur  in  puteum,  btuftwinbe 
Machina  qua  ueng  ficcx  pilisprgfer 
ratis  tudutur,  b$  trcu$e  pud?wetdf 
Machina  qux  folles  comprimit,  bic 
twUefo  vonemem  wo|fcr:ob  ^ctric* 
, bcu  mrbt  mit  trer  jucrcbiunur 
Machinx  pars  qux  folles  cdprimit, 
biewdUmitben  jtrieben 
Machina  tradloria,  on  bofpcl/gejcua 
fo  bergvnb  xvaffit  bebet 
Machinx  fcanforix,  forten 
Machinx  fpiritales,  winbfcmf/crcjcucj 
fo  wetter  b:in<jen 

Machinx  fpiritales,  fcuge  fo  trerter  tu 
bte^mbe  b Jtn^e/ob  bofca  bcrouf  jte 
bcn:Primu  genus, wtnfcnj/eiuspri 
mafpcries,tt’ibfcncf  mtt  bietccvber 
tdfc  creiitjwcixfecuda,  jtrctcrlct  lota 
ten  twnbfen3c:tertia,b‘  winbfonc?  int 
vofj.Secudu  genus,focbcr/eius  pri 
ma  fpecies,b  fodjer  tit  b fcbcibc  ober 
runbJ^cbcuf  ben  cin  bcfpclct  jcibct/ 
fecuda  8c  tertia, bcr  fodjer  in  cine  gi 
vtettenjcbcu^c  m bcr  crben/  x>n  ent 
bot  trot  flii^cl  wtc  cin  mule:  quarta* 
b focfcerirt  etner  fcbctbcn/bcn  cin  wof 
fcrtrtb  vmbtrcibct.Tcrtiumgcnus, 
wctrcrblofbdcf/eius  prima  fpecies, 
ber  wctterbol£/b'  bo|c  wcctcr  x>(5  bcm 
fdj(«bt  burcb  lottcif  jobet  ober  5ut® 
borburcb  btnetn  bten^t:fccuda,  ber 
wcttcrbolj  bcr  burcb  roten  in  emert 
ftoln  tftttcr  bttmjct : tertia,  bic wcta 
ter  bcfjfo  mon  tritt:quarta,bie  rocta 
tcrbcl^mitbcrronbefcbciben  foeit» 
pfcrbt  tritt:quinta,bie  wetterbcl^bo 
em  pfcrbw*  in  «ner  rojsmule  bitffC 
bcnbewdlcwmbttabt 
Machinx  qux  uenas  udas  pilis  prpa 
ferratis  tundunt,  bic  m»|fm  pueb* 
wercfcprima,  t^naffe  purtjwcrcf  rff 
ftlbagen^fecunda,  bc»  nafle  puefea 
Y 3 wctef 
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t»«ct<m{f;wttct:  tertia,  bttatmber 

n«ftepud)0*rcf<utffytritttt:quam. 

bae  buttc  tws|T«  pudjwact  <u»ff  jwt* 
ta:  quinta,  b«w  cfolt  put^werrft» 

TKemten  , 

Maehinc  qux  ut  fiphoes  fiftuhs  hau 
riunt  aquas,$cu^:prima*ljcitti$to$ 
etn  jutf/altera,  $ jwiftub  betntjttter* 
tia,  rabfan  *ber  roffcroft/ quarta, 
tAfdje  bafpel/  quinta,  i?ot>5“3  f* 
wdlcn  bat/fexta,tflfcbe»  rrtb 
Maching  quibus  panes  leuatur  « re 
■ponutur^tjcutjt  06  flotd?/*#  'MxA>/ 
noftri  etia  appellat  ciconias,lat.gru 
Maching  fitulis  aquas  exatlan*  (es 
tes,  waflerfunjUetnfo  «rit  ftrnnen  be< 
ben.prima,  bie wtflerWjt  fo  tu»  Wl** 
Ur  jobtt:fecuda,  bea  s0itruuij  wafler 
funft  tttit  bent  m<wgtl  r«b : tertia,  bte 
t»a|Mun|l  nutbcmwflffcrjab 
Magifter  ferrum  excoquens,  rennet 
Magifter  metallicorum,  bcrgmajlct 
Magifter  fal  conficiens,  wtrefer 
Magifter  fiue  purgator  argeti,  fObet 
btenner 

Magifter  fiue  torrefaiftor,  berter^ 
Magnus  malleus  ferreus,  bcr  \jmtt 
ben  cm  tuafftrtab  fiebt  (finfert 
Maiora  bacilla  ferrea  uncinata,  b«tt=> 
Maiores  perticar,  £jro|fc  bccffcbett 
Malleus  ligneus,  boltjencbrine 
Malleoru  maioru  paruus,paufcbd  ju 
bcibcti  bcnbcn/magnus^roffeufftl 
Malleorum  minorum  minimus,tu$* 

fcujtcl/ medius,  b«ubfen(W/  maxi< 
mus,  pmtfcbcr  jurinetbtwb 
Malleus  quadrangulus  &cradus, 
quetfdKr/aitcr,fdKibb<»mmct 
Malleus  q faxi  arenarrj,in  foloforna 
cis  locadi,partes  extuberates  refeca 
Manubrium,  (lile  (tur,  ptlc 

Marculi  lignei,  bolQcrte  fcfcU<jcl 
Mada  ex  cancellis  formata,  polle 
Mada  plumbea,  pltifluct 
Mada:  ferreae  quadrigulae,  [Wcfcifen 


Materia  metallica,  b»«mll 
Materia  metallica  repetitur  in  canali 
busuel  cohaeres  & cotinuata,$«i$ 
bflfjojJ/uel  difpcrfa  et  per  eo«  fu(a,m 
ruj/uel  uetris  figura  txtuberis,W 
cbigf/fo  berejamj  rinbaid)  «fcjjt/ud 
in  uenis  & fibris  a uenaprinripali 
ortis, quafi  in  ramis  fparli,  tjhg 
Materia  lapillorum  expers^tfam 
Materia  qup  dum  torrentut  (jhide 
lapillijconfluit,  fafen 
Materii  metallica  difeemere  a terris, 
Media  catini  pars,  fpS»  C«#tibe 
Medix  lancis  cauum.baarunbetfjt 
bKtetuldrlcm 

Menfor,  tiMrfdjdba  obtt  fdjtne 
Metallum  cuneo  fecare  in  partes,  ^ 
ertj  mit  mrifcln  jufefitoten 
Metallu  ferrameto  forficis  fimilkon 
ridere, b$  ert}  tttit  tiner  febere  jufdmd 
Metallum  malleo  percudum  (fce* 
dilatare, tr^  qutttiftbm 

Metallu  rude  uel  uena  praeftantema 
terris  etfaxis  fecemere,en$fl«*M 
Minifter,  furUwffcr/btlfftrfntdjt 
Minium  fecundarium,mcnmnj 
Minora  bacilla  ferrea  uncinata,  l)w 
febrit  bflcfcn 

Minores  perticae,  Rrintbedftfc®1 
Miftura,  b>w  pUubmttblih'0’ 
Miftura  auri  uel  argenti  cu  plumboj 
Miftura  xris&  plumbi  & 

argenti,  wcrcf  ^ 

Miftura  cuius  dimidia  pars  ex  fc 
argento  conftat,  fobdt 
Miftura  debilis  & uiribus  carens,»» 
werd?  fo  tna%  vnb  vnfcbmo&tf 

Modiolus  rotx,tu»be 
Modulus,  jober/barmotrtw»!1!^ 
ttdt  ffllqtwtffcr  in  bie  Wtetr^t 

asaisu— « 
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aut  a(inis,aut  capris  uerfatur,bie  rof$ 
mnle:  tertia,  cuius  orbe  calcantes  cir 
cuagunt,  bte  miUemttber  fd?eibert  tue 
trwn  trttt:quarta,quae  manib.  circi» 
ada  uerfatur,  bie  nwnbuU : quinta, 
quae  uno  tempore,  auri  uena  tudit, 

• ' molitjauando  purgat, btc£«lbmitlc 
mttbcmtrmgcpucbwerct  ■ . 
Molybdaena,  bttbplet 
Molybdaena  in  media  catini  parte  or 
Monetarius,  miintjcr  ( ta,fp£:bcrb 

Monctarioru  magifter,  muntjmeijttt 
Mortariolum,  cApdlcn  futtet 
Mums,fcprtt:humilis,furmeutidn 
Murus  qui  prindpal?  muru  ab  igni 
Murus  qui  quartu  mu  (defedit,fcfctlt 
ru  logu  munit  cotra  uim  ignis, fdnlb 

N 

Naris,  Ueflit  (in^n^cm 

Neufolg  ^d  eft  metalli,  b$  t>|j  fldntn 
Nitri  cofidedi  ratioes,  bic  wof<  nitet/ 
«b  tmeor/ob  bautocb  junuufee:  prima 
b)  nitet  m«be  «m  Hilo:  fecunda,  bie 
twife  nitet  ve  gtnwi)t<x  nitet  louje  jl» 
O (fieben 

Ochra  ex  plumbo  fada,  pleicjeel 
Offidna  in  qua  argentum  ab  a:re  fe* 
paratur,  fei^erbutte 
Offidna  fiue  domidliu  in  quo  pium 
bu  ab  argeto  feparatur,  treibbutte 
Opera,fcbi<bt:extraordinaria,lcbi^t 
febiebt 

Operculu,ttetbebut/li.io.bedt/lib.ii. 
Operculi  ampullar,  bdmob  olcmbicfc 
Operculi  foraminis  fuperioris  tabu 
lati  folli u,fpunb : inferioris  autem, 
becfcl  bea  winbfancja 
Operimentum,  ffuttje 
Orbis,  fcfjeube/ lib.j.tf 
Orbis  ex  faxo  formatus,  ro nb(f ein 
Orbiculi,  febetben  barauf  btc  feti  aud> 
^efien : item,  pompcnjo# 
Orbiculus  ferreus,  «feme  teblein 
Organum  quod  folles  didudt,  bet 
bol&ug 
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Orichalcea  fila  colligata,  bie  mefftne 
Ornithiae,  bet  wtnb  fo  von  (purffe 
ofl  ejlfuben  xwbet 
Os  cuniculi, bea  (tolnamunbUd) 

Os  fornacis,  ouje 

Os  fornaculae,  munbUcfi/  munbbel/ 
tbotletn 

Os  fpiritale,  b fpunb  fo  ben  vxnb  fefiet 
Ofcula,lbcb«  wiedjuditen/  b«ben  ite 
fdjuqen  / wwt  bie  pletj  volUr  fetn/ 
febu^etman  (ut/lib.u. 

P 

Palus,  ffempffel 

Palos  in  tigna  immittere,  votpfenben 
Panes  acris  fathifcentes,  Pinffocfe 
Panes  ex  pyrite  uel  cadmia  conflati, 
(lein 

Panes  ex  fpinis  conficere,  flucte  «uf» 
bomen  madKn 

Panes  ex  fpinis  uilibus  confedi,  eifer 
neflucf 

Panis,  fluef/lib.u. 

Panis  argenteus , plidftlbet 
Panes  ex  pyrite  conflati,  (fetn ab  leda 
Panes  primarij  uel  ex  gre  rudi  confla 
ti  panes,  ftein  «bet  letfi 
Panes  duri  qui  plus  argenti  in  fe  con 
tinent,  reubbrtttteeref 
Panes  aer d fathifcentes,  PinfledV/pa# 
nes  fccudarrj,votplcijfan/  obetvot 
plettlecb : panes  tertiarrj,  jnnt  vou 
plcttflctn  o b lecbrpanes  duri  in  qui# 
bus  minus  argeti  ineft,  otm  eb  but 
bttrtwerrf:  panes  quartarij , b «rt# 
wercfcpanes  ultimi,  pitjtein 
Panes  ex  lapide  fi (sili  arrofb  confedi 
fiueprimarrj.ffetnrpanes  prarterea 
duplices  funqquoru  alteri  grei  exi 
ftunt,  Pupffetralteri  cum  primarijs 
panibus  recoqui  folent,  tro^ffein 
Paries  camini  obliquus,  fhwbef<blet«. 
Paries  camini  redus,  fcbmtr^cticbte 
Paries  inter  pofteriorem  foci  (f<blet€ 
in  quo  fal  fic, parte,  & tertiam  do# 
mi  cilii  partem  medius,  jAutt 

Y 4 Pane# 
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Parietes  qui  funt  a lateribus  fornacis 
in  qua  argentu  Sc  pldbS  ab  £re  fe* 
cemutur,  fci^ct  wcnb/panes  pnor, 

Pamlfodinxuel  cuniculi,  KiWbct 

,•  fucfu*  • 

Particulx  eminentes,  jflpfot 
Parui  cunei  lati,  fcbcm 
Palliis  metallicus,  1 

Pedes, juffe 
Perones,  wrtflcrjfifclci» 

Pertica:  minores,  Hiant  Mfdjatt/lu 
bro  tz.  maiores,  gwfeljcdfdJtt** 

Peflulus  ligneus,  ri^tl 

Peftilens  aura, 

Pilx,  trtfdjctt 

Pilum,  p«mpc»ff«»3c/llb. 

Pilum  dentibus  carens,  t#lb 

. Pilum  xneum.Hupjfttncrfiofcl 
Pilum  excodorum,  jfofbwinvow 

Holb/©bcr(lo|iifoU> 

Pilum  latum,  bflft  bMttifcjlcntJ 
Pilum  quo  franguntur  panes  aerei, 

, . Hupffcrbtecbct 

Pilum  teres,  jt©pffb«bid‘b.9. 

, item,  boo  runb^cjfcnS 

Pila,  gcffcncj/lib.<S.|iernpffd/lib.e.  pfo 
lcr/fcbu(fct  1 ' 1 

Pila  ferrea,  ofetne  jleuglcm 
Pinna:,  btc  fdxuiffdn  bes  robte 
Piftillum,jl5fd 

Planicies  montis, btc  fUdjc  «ne  gang» 

Plumbi  cutis  impura,  «bjftub 
Plumbum  dcpauperatum.fnfcbpU» 

Plumbum  diues,  rctcbplci 
Plumbum  ignis  ui  in  cinerem  refolu 
tum,  plewfcbe 

Plumbum  in  globulos  redudum,tfc 
Hotntplet 

Pompholyx  lutea,  cjder  butraueb 
Prxfedus  metalloru,  ba^rtmptnwn 
Pracfedus  rationibus, fcbubtmeijfct 
Prxfes  fodinx  uel  cuniculi,  (fcujct 
©bcr  b»tnwn 


Prgfes  laboris  lauadi, 

Pro  prietarius,  guinbbaw 
Proprietarij  partes,  abfudu» 
Profcripti,  btttntalinstctMtajt» 
fcijt  waben 

Puluis  carbonnm,H«lg«fhtbe 
Puluis  miftus  ex  quo  focus  & cati» 
nus  perficiuntur,  ijqtubc 
Puluis  terrenus,  erbjjtjlube 
Puluis  Ualens,qui  aurum  ab  argento 
fecernit,  fd>etbeputu« 

Purgator  argenti,  filbabstnna 

Puteus,  ftbrtdjt/^iwjlfd^t/bb.s. 

Putetis  obliquus,  cm  fUdjafdwdjt 
Puteus  qui  lacunx  loco  cft,  «4» 
fd>«bt 

• Puteus  redus,  an  berjtrubt 
tfcfuitcfm 

Putei  (piritales,  winbfdjabtt 

o. 

Quadrangula  contignatio, fdjtot 
Quadrans  fodinx  uel  cuniculi,  « 
fatefet 

Quadratum,  btc  viicrun^ 

Quidda  fpump  argeti  fimile>:nl» 

Radius,  fpadjc/ jhnd)b«ltyhb.8- 
Ramentum  lotura  colledu, 
Ramus  couolutus,  $ufamcti3cwWt 

Raftrum  bidens,  Hrtul  f*  ([(t* 
jachn  b«t 

Raftrum  tridens,  Hr«l 
Raftri  lignei,  boltjene  rccb« 

Raftcllum  bidens,  b©d  ) 

Receptaculum,  bas  fiolQcn^r 
Recrementa,  fcfelacfcn 
Recrementa,qux  detrafotiW^J 
qui  xs  e panibus  toitc&A**00* 
ci  t,3arf efefoden 
Recrementa  ferri,  ftnba 
Recrementa  plumbi,  plafd)Udm 
Redor  machinx,  \jcn3Wa  .. 
Reliquix  hordei  exquoccruil 
foda,  trcbtt 
Repagulum,  riojcl 


des 
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Res  fo  Psilis  fpumx  arieti  fimilis,  mif 
: pucfcl  m jwtttcr  cjtubcn 
ResefFoflas  alucis  fubtrahere&re* 
tro  fundere,  bcu  berj  ju  tudf  jfurtje 
Res  inanis,  boa  taubc 
Rcftis,  pc  |icncr  ftrid> 
Roftrutn.fcbttabcl 
Rota,  waflettab 
Rota  dentata,  famptab 
Rota  quae  a calcatibus  uerfatur,vmb 
; laufjrab  vrie  m cincr  ntancjcl 
Rota  duplices  habens  pinnas,  by  rab 
fojwtfadj^eftbauflcc 
Rotg  theca  liueIoculametu,rab{tube 

Rotx,l?o:bfcbctbcn.  lib.  6. 
Rutabulum,  fcburjfangt 
Rutrum,  fratjc/lib.b.  Ifructe/lib.p. 
fciirlfriicfc/lfnicfcifefi/rcut&Mqe  eo. 
Urucfafcn/lib.it. 

Rutrum  ferreum,  ctfcrncfroQ 
Rutrum  ligneum, ?ijtc/|frctebb«lfS 
Rutellum,  f i|fc 
S 

Saccus, Ubctncr  fadr 
Sacci  e fetolis  pellibus  fuillis  cofecti, 
*.  potjfujc  feufccfc 

Sal  ex  cinere  anthyllidis,  uel  alterius 
herba:  falfx  factus,  falalfoli 
Salinx.au&cflocbcrtepUtjc  barinnen 
; faltjefcmacbtwirb 
Salis  cdficiedi  rationes,  bic  wcifc  folt} 
ju  tnacb<n:prima,  wicmart  ntclr-Mo 
ntacbt : fecunda,  wic  mati  baa  falt}  in 
pfrtnm  fcubt:tcrtia,b5  falt}  ficbcrt  m fic 
bc  bciffcrt  qucUcn:quarta,baa  faltj  fit* 
bttt  iit  cifcrncn  topfcn : quinta,  bj  faltj 
• ficbcrt  tnt  berbe  fo  faltj  wo|fcr  <w(f  btm 
tKitb  b»h}  ^ffcn  wirbifexta,  bae  faltj 
ficbcrt  aujj  c(cm4cbtcm  folt}wa|fcr 
Saxum,foljfctn/lib.8. 

Saxum  folidum,quod  in  Polo  forna* 
cis  locatur, fol|bcm 
Saxum  terminale,  lacbffcitt 
Saxa  inuerfa,cin  tmbcpotjliq^cjTcitt 
Saxa  quadrangula,  wcrcf|tucf 
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Saxa  uena:  acris  dilatatae,  ^cbirq  bea 
fcbwtbenbe  tfaeje  bea  flctjco  am  bartj 
Saxu  rubru,rotcjcbir<jc:  alterum  item 
rubru.rotcr  flcc.  j.cfcrbullc.  4.cfntc(f. 
y.fcbwcblctt.  6.obcr:«ucb(fcm.  7-5Cd>* 
ftcin.8.\mbcrMiicb(loit.9.blittcr(lcttt. 
io.obcrfcbu’clctt.it.rtttttcl|fctit.ii.  wtt* 
bctfchwcU.13.bacb.  14.nottvcr3.1y.lot 
wcrcr.ns.Hamttie 

Saxa  uilia,qux  natura  dc  diucrPa  ma 
teria  compofuit,  cjunbffctn 
Saxi  pars  pendens,  baabangcttb  beo 
«fatiga 

Saxi  pars  iaces,  bae  liccfmbc  bce  eja^a 
Scalx.fartctt  . ^ 

Scalx  excoctorum,  flicflctttcr 
Scamna, lib.  lo.picfrc : bancf/lib.uP 
Scopx,  pcfctt 

Scriba  fodinarum,  bcrjfdjtctbcr 
Scriba  magiflri  metallicorum,  bea 
bcr<jmci|tcre  fcfetcibct 
Scriba  partium, ^c^ctifchtcibct 
Secare  in  partes,  }nfcb*otcn 
Secretor.fct^crcr/lib.n. 

Sella,  baa  mclJincjlfUtjlib.io. 

Sella  xnea,  fattcl,  lib.  11. 

Sepes  obliqux  in  pratis,  aujiflricbc 
Septctrio  ,bcrwtitbfovonnotCwebcC 
Septum,  fcbltuffc/lib.u. 

ScPcuncia  foding  uel  cuniculi,  tirt  bal 
bc  fcbtcbt 
Siccare, tretyen 

Situla,  pfti^aimcr  vnb  waflatfanne/ 
fulatmcr 

Signo  in  Paxum  incifo  pagere  terntu 
nos,  citt  ffwffc  fcblabot 
Siphoncs,pompcn:primus, fecundus 
& tertius  nulla  habet  propria  uoca 
bula  germanica:quartus,  bicpompe 
wa|fct?imff. 'quintus, bafpclpompc:Pe 
xtus,  rabpontpc/bcr  bafpcl  pompett 
3lcicb:fcptimus,bicrtcucj£refTibiftot 
fifebe  rabpope : octauus , bic  attb'  ttcue 
rabp5pc.p.bicb:ittc  nculicbjfcrabpop 
Siphunculus,  r«;litt/wcl4>ca  bic  tote 

b«/ 
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|*tr/f«  ffc  fotttt  obe  itidjt  «ufjgcfdmitte 
Siphuculus  orichalceus,  4 aquahau 
ftaadincediu  exprimitur,  meffingc 
Situla:,  Irtitnctt  _ 

Socius  eius  harpagone  pergradead 
alteru  tympanu  admoues,  premfer 
Solarp  pauimentu,  b<*  follor*  boben 
Soleae,  foljlucfe 

Solea  ferrea,  eifcrn  fol(lan/c»Ta«  bl td) 
Spatha,  jlofetftn/lib.u. 

Spatha  exciforia,  ftbflbeifett 
Spatha  ferrea,  jtojicifen 
Spatha  lignea,  rurfcbett/lib.ii. 

Spatha  lignea  cxcocforum,fUdfcbtit 
obcrflabfcbcic 
Spinae,  bo:ner/ti|lbo:net 
Spinx, qux  de  panibus  ex  pre  & plu 
bo  coflatis,dum  ftannu  ab  aerefe* 
cerneretur,  ortx  funt,  frifebbotner 
Spinx,qux  de  panibus  exfemel  re< 
codhs  fpinis  conflatis,  ortx  funt, 
bomer  fo  etn  mal  tfwrbett  feinb 
Spinx.qux  dum  panes  fathifcentes 
torrentur,ortac  funt,  tijlbotnct 
Spinx  uiles,etferner  bomer 
Spinx  uilifsimx,btc  geringjter  botner 
Spinx  quj  de  plubo,cum  in  fecudis 
fornacibus  feparatur  ab  argento, 
detrahuntur,  rtbftricb 
Spiritum  fuppeditare,wetttt  btengen 
Spuma  argenti,  gUtte 
Stannum, fchw«rtj  ple» 

Stannum  pauper,frifd>  etnjfrid)/  me» 
diocrc,rcuh  «njtricb/  diues.trtib 
tmbtwrcfplet 
Statera,  wage 

Stipes  chelas  habens  perforatas,  e»n 
gejwtfcltjfambolts 

Stipites  uel  afferes  craffi,b«fp<lfturt$e 
Stipites  ad  faxa  terminalia  affixi,  pftl 
fonwn  an  bic  Wcbjfetn  fdjUbet 
Strues  lignorum  fiue  crates, tbfl 
Subci(iuum,vbcrfd)«t 
Subfcus,  tnulcifen  obet  meiflhd  (gcb<t 
Subfolanus,  b winb  b vo  oft  w<b<t  ob 
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Subuerfperu8,b  wmb  fobowjlfalxn 
Succutere,  trofteten  («dyct 

Sucula,tonbb«um 
Supemas,b  winb  fo  wn  nottojl  wdjtt 
Sulfor  argento  admifcere,ba»  filbtt 
im  fcbwfdfttubtn 
Sulfuriscoficiedi  rationts,bu»af« 
Jimuuhe:pnma,  6;  fdjwfd 
nwd><  im  topfftn/fecuda,!»}  fdjwfd 
machtn  tm  ofentricjulitemtiMU/ 
tertia,  bjfthwefdrtwdxnmhujtn 
Symbola  dare,jupuogeben 
Symbola  dnis  indicere,  jup»  finltge 

Tabula,f<bt<*n 

Tabella, Uijl</ng<l/*bb:tt|hjtfctifl« 

Tabellf  dux  inter  fe  trafuerfe.qua» 
tertia  decuflat,  ba  queri 

Tabellx  quarum  alia  alia  altioicft, 

taagevbdU  xmb  wtberjl«|jt 
Tabellx  tiliacex  tabularii  latenciw 

£:ntes,ltnbene  Icijlm 
elix  tranfuerfx,  lctffm 

Tabulatum,bunc  ^ 

Tabulatum  aliquantu  dccliue,jW 
Tabulata  follium,  bfllgbtttte 
Tegula,  muffd  . : 

Temperatura,  mtflcburtg  ob 


Terra  ferruginea,  dfenftbu* 

Terra  cliuuhinftar  aggerata,  pii» 
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i blc<b : quinta, boa  r5(fcn  «uffbcrt  djc vcrmctiicn g<ng vfcurtcbcctt 
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inueniatur  /i 

Aurum  gignatur  ne  in 


U1S 

Aurum  monetarioru  quam  P0™™ 
efle  debeat  J 

Aurum  poft  fecretionem  qu°™  ^ 
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tur  119. f 

Auriuenx  quomodo  excoquantur 
311. p.  3i8.m.  quomodo  lauentur 
KSy.p.quomodo  minutim  pilis  tu 
dantur  i46.f 

Auripigmenti  glareis  aurum  Cxpius 
..  adhaerere  76. f 

Auripigmentum  in  uenis  inuentum 
lignum  bonum  77.  f 

Auripigmentum  quomodo  a uenis 
metallicis  (eparetur  187.P 
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Bacilla  metallica  to7.m.eorum'cp  dif 
ferendae  t09.m 
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antur  436.fi 

Caedas  uentus  38.p1 

Calbus  metallicus  54. m 

Calcariu  quale  in  uenis  fignu  78.m 
Calcaria  fornax  438.fi 

Calceus  fiphonum  134.n1 

Calcis  in  (alis  artificiofi  confcdlione 
ufus  i8;.m 

Camerarum  qux  materiam  metalli» 
cam  cu  fumo  fublatam  excipiunt, 
deferiptio  311.  m 

Caminus  quid  Graecis  3ii.p 

Camporu  uaria  genera  &quxnam 
fodienda  zi.m 

Canalis  deuexusfiue  minor  137.n1 
Canalis  exdpiens  aerem  i6o.ni 
Canalis  fimplex  in  quo  lauaturmate 
ria  metallica  i35.fi 

Canalis  uentum  in  fodinas  immit* 
tens  i6o.p. 

Canalium  deferiptio  n6.m.ii7.p 
Canales  a quo  fiant  68.fi69.nl 
Canales  deuexi  duo  in  quibus  mate 
ria  metallica  lauatur  139. p 
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rum  141.P 

Corbis  qua:  uerlatur  in  uale  aquis  fe 
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Coticulx  qua  aurum  uel  argentum 
atteritur, deferiptio  & ufus  198. m. 
&inde 

Crafsi  interitus  <s.f 
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fubleuatur  373.P 

Cunei  metallici  . io7.m.f 

Cuniculus  quid,  qualis  & quatus  fie. 
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Ferri  natura  in  exco&ione  plumbi  ni 

gri  _ 3*9-™. 

Ferri  rccremetuadditametu  i84.m.f 
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Spatha  ferrea  excoflorum  3tz.p 
Spathaligneaexcoflorum  308.P 
Spinx  quid  SC  unde  diflx  4°;.f 
Spinx  quomodo  in  panes  redigan* 
~ tur  434.f.SC  inde 

Spinarum  uaria  genera  43tf.ni 

Spiritales  machinx,  quxre  machina 
rum  deferiptiones 
Squama  ferri  additamentum  i84.f 
Stannum  3Z9.m.  37tf.m 

& 4i9.p 

Stannum  quid,  & ex  qua  materia  fi* 
at  3ti.tn- 

Stannum  diues in  quas  fornaces  in* 
.feratur  4u.m 

Stannum 
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1N0»X  1H  tI8*  BE  ** 
r me(1iocre  feparetur  186.I 

gtanhum  pauper  410- # m Sulfur quibus  metallis  nociuim*.m 
411. p 5uini  Sulfur  caballinum  4*?« ' 

Stannum  Gueargentu  _P  ^ Sulfur  qd  fpiritu  difflari  poteft 
1 bo  ptrrruftum  q Sulfuris  colores  4*7-P 

feccrnatur  Sulfuris  confidendi  rationes  4<s;,m 

Statera  . r Sulfuris  in  fccemertdo  auro  &argen 

Stibium  argentum  ™ to  qualis  ufus  & 

quomodo  cxcoquen  ^^  gulfiT  refoluedi  uis  qualis inGt  iiVf 
Stibium  in  uentsinuetum  g Sulfurea  mifta  quomodo  coquan. 

gnum  , J-iE  ^ 4«.f 

Sti&nuenaqu5excoqu«t  345-  Sulfiirofeaqu*  quomodo  coquan 

Stibij  uires  quo  fiangantur  mr  46,.m 

Stipes  terminalis  ^ ^ Supernas  uentus 

Stipitesuel^erescrafetputeoru  S^boium  metallicum  quid  tfjai 

tivuntr id eft,femaaes quomodo  h s^boUiqulbusindicintur  m 

Subafiuu  fodinaro  quid  di<35  g^^Jj^gXtis  metalliciius  poO 

6ubfcus  fefsionis  amittunt  «<•"» 

Subftrudiiones  quibus  condmonu  qua  utuntur  artifices  expeti 

sXtouSi»icuii.«ai.g-  r 

SucdX«iund.c6fid.n.ur4S  3*^ 

Succorum  concretorum  confidera*  lecti  uxu  H ^ 

• tio  4??P  iSo.ra 

nr* 

T«s=ss^ 

Sucd  qui  nam  magis  aunfen  7<S-f  4.0;.m.&inde4<c‘™ 

Succorum  concretorum,  ex  qutb.ui  a £ui  cochlcaeftft?bH,*4,,“ 

trafiunt,uaria  genera  %7°A.  Terminale  arearum  fignum  quom0. 

s“0z”“cmor"m! 

Succorainaquiscofideratio  ^rSTutofa™  moeniis puns^ 

Succinum  unde  fiat inman  X4-*  * 1 . 77,in 

Sucdninatura  a^f  _ gnum  °P.  miftaubilaueu11, 

Suculae  defcriptio  us.m  Terra  meta  frwuentiu«  a®®" 

Sulfur  a uenis  metallids  quomodo  Terra  quae  na  4 gcn« 


METALLICA  TERTIVS» 


. generet  7<>.f 

Terra  ficca  quale  fignum  77.f 
Terrg  motibus  uenx  apertx  zj.p 
Terrg  uarie  coloribus  mixti  in  uenis 
r 'quale  fignum  78.P 

Terrarum  bonitas  quomodo  depre 
'hcndatur  77- m 

Teftarum  in  quibus  argentum  per# 
purgatur  cofideratio  }96.p.)87.m 
Thafia  metalla  t8-P 

THafiorum  fodina  i8.p.<S<S.p 

Thrafcias  uentus  38. m 

Thucidides  hiftoricusmetalloru  prg 
fectus  i8.p,6<$.p 

Tignum  quod  circum  axiculum  uer 
fatur  i}6.m 

Tigna  eredh,itemhumi  ftrata  izz.m 
Tigna  tranfuerfaria  puteorum  u8.m 
Tignorum  in  fronte  putei  collocato 
rum  defcriptio  u8.m,in  tergo  pu# 
tei  collocatorum  ibid, 

Tintinabuli  metallicoru  pulfus  7Q-p 
Tormetoru  uaria  genera  s.p.ij.p.m 
Toringorum  fodinae  xtfi.m 

Torreaaru  uenaru  cofideratio  z8t.m 
Torrcdi  panes  fathifcetes  aereos  mu 
nus,quot  dieb . perficiatur  4a9.n1 
& quomodo  ibid. & inde 
Tratfroriae  maching,  quaere  machina 
rumdefcriptiones 
Traha  cui  impofita  eft  capfa,  item  ca 
rens  capfa  iztf  .m 

Traharum  quibus  uenae  de  montib. 

uehuntur  defcriptio ' iz<S.p' 
Triangulorum  metallicorum  confi# 

: deratio  88.m 

Tribuli  quid  fint  ziz.f 

Tripus  cuius  ufus  eft  in  excoquedo 
argento  uiuo  347-f 

Tripus  ferreus, in  quo  ampulla  cum 
exigua  auri  particula  ab  argento 
non  multo  eftleparanda,(oletcol 
locari  jtfo.m 

Tripus  menforius  quomodo  fiat, 

• $8,f 


Trochitesubi  potifsimum  inuenia* 

tur  77.m 

Trochlea  li^.m 

Trudes  follium  itfe.m 

Trulla  *?8.p 

Truncus  fiphonum  134.n1 

Tubuli  ?83.f 

Tubus  i88.m 

Turbo  Z7i.m 

Turcaru  mancipia  agros  Colere  17 ,f 
T y mpanu  cui  infixx  funt  fibulae  fer# 
rex  isz.f.iri.m 

Tympanum  dentatu,item  quod  ex 
fufisconftatizo.m.quodex  orbi# 
busconftat  iz4.f 

T y rannorum  uiolentia  erga  metalii# 


cos 


z3.n1 


Valles  qux  proprie  dicantur  zz.m 
& quc  na  utiliter  fodi  pofsint  ibi. 
Valleftris  planiciei  diueria  gene* 
ra  ' ibid. 

Vas  in  quo  carbones  abluutur  334T 
Vas  ligneum  excipiens  acrem  i6i.p 
Vas  uentu  in  puteos  immittens  ibi, 
Vafa  excodlorum  e corio  fatfta,  qui# 
bus  aquaad  reftinguedum  incen* 
dium,  fi  quo  officina  conflagrare 
coeperit, hauritur  jo8.p 

Vaforum  aquarioru  ufus , eorumqj 
defcriptio  114.n1 

Vaforu  in  qux  diferetores  cominu* 
tas  uenas  cSijciut, defcriptio  zn.p 
Vaforum  ufus  uo.m.eorumqj  diffe* 
rentix  ibid. 

Vedfiarios  quales  efle  deceat  119.n1 
Vedfrsquid  n8.m  ufitatus  119.n1 
Vedtis  pili  fiphonum  i34.m 

Vehiculi  in  quo  mallx  plumbeae  ad 
gruem  uehuntur,defcriptio  3 99S 
Vena  uox  ambigua  X9.F 

V ena  aluminis  4yd.f 

Vena  Annebergi,cccleftium  exercw 
tus  didbt  54-P 

Vena  carbonaria  Annebergi  Z9.p 
Vena 
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Vena  4M.  ,uomo^  »u.n^ 

Vena  diues  metalli  qudesputeo>h»  Veii*  nunc  durai.niincpuirisluin 

vSSC^  <°% 

VS5X»C4£ 

Vr«  aputS*ongo,6m.4«.n.  V-W"  »«“  “ P°“» 

Ven*  cumulaiar  arep  quoe  Ven°f  quo  modo  loieemnu  Mi.m 

Venae  cur  excoquantur  aSy.p.quo*  V£n?4  ibid. 

• modo  * 58  m Venfquotmodisdem0,ltibUsd' 

' Vq“~““”ua„d*  uehlui.^Xquu^^ 

Ven*  dura  & lolidai  eunkuli  quaj  p«,»rrp.Cquo.  moiem^ 

eum, durius, durilsimS  quid  Z,  E Ve"f  «ulc.  eum  inuulibuiu  ^ 
Venmmolli.&puniaennicrfiqm»  ^"',„,^.»«8»^ 

vlna.protmdm.rete  ,«.P  Venatum bon.n» .«£ "**  L 

.ue.a.p.eum.htaiquom.dufe.  ^»“»”^,,4* 


diantur  47.0 

Venae  cur  tundantur  Glis  pr?ferrans  msiigna ^ c^-iproM» 

119. p. cur  urantur  xtym.  quomo*  Venarum  difFerentt??P 
£Lm,  ibid.Eflf  inde  pmM^&gaS 

Venae  diuites.pauperes  9 cito  exeo  profunda  lat^a  K 

quantur  jto.t 

Veng  duriores  quibus  inftrumentis 
excindantur  107.n1 

Venae  liquefeetes  quae' nam  infimu, 
quxnafummulocu  teneat  tio.m 

Venarum  loturae  confideratiotiS.p  u'-uhu».  -r  nmhflV» 

Venae  metallicae  quomodo  commis  obliqua,curuata  4 '^defl^018 


prorunda  lata,angu.ua^~ 

n humilis, alta  HP:tcndm‘C^ 

oriente  in  occidente  ^ 
dente  in  orientem  JfP-®  ■„ 

infeptetrioncs^wftp^^ 

nibus  m meridie  J*P-P  ^ 

redta,curuata4ojn.dila^^^ 
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, dcfccndcns  re  (fla,  obii  qua,  torta  41. 
m.profundx  uarie  per  montes  fefe 
extendentes  41.4?.  uarie  fe  interfc* 
cantes  44.4;.principales,  foria;  47 
m. dilatatarum  cum  profundis  coi* 
latio  47.f.&  inde 

Venarum  dimetiendarum  ritus  anti 
quorum  57.n1 

Venarum  & fibrarum  ali*  differens 
tix,  uidclicet,  folidx  cauemof*, 
uacux  ji.f 

Venarum  experiendarum  praeparas 
tio  i8}.f.diuitis.i84.p.uilioris  ibid. 
carum  qux  participes  funt  fSbrj,py 
rit*,ferri,fuifuris,&c.i85.m.quas  ar 
dor  ignis  difficulter  difloluit  i8j.f 
operatio  in  fornacibus  t87.m.& in* 
de.  uaria  experiendaru  genera  188, 
m.  ratio  experiendaru  in  catillis  du 
plex  ipo.p.ueng  auri  quomodo  ex* 
perienda:, ibid.m. argenti  ljz.p.pli^ 
bi  nigri  193. p. plumbi  candidi  ibid. 
f plumbi  cinerei  194.P.  argenti  uiui 
ibid.  ferri,  ibid.m 

Venaru  experiendaru  rationesi74-f 
Venarum  extenfionis  ligna  atf.m 
Venarum  facile,  difficile,  & difficilis 
us  liquelcentiu  additamentui84.m 
Venarum  fragmeta  Ixuia,  &afpera 
quid  denotent  if.f 

Venarum  fundamentu,te«fhim  48,f 
Venaru  halitus  uiroli  quomodo  ap 
pellentur  8i.p 

Venarum  natur*  emptoribus  cons 
t templand*  n.m 

Venarum  profundaru  bonitas  33.1» 
Venaru  ruptaru  qualis  fragor  79.1 
Venas  emere  ch  fodere  utilius  11. 


lup 


Venas  igni  frangi  87.f.quando  igni 
rupere  liceat, X quando  non  8i.p 
Venas  uel  cafu  reperiri,uel  arte  inue 
niri  ay.per  totum 

Venis  fponte  apparentibus  fodiens 
dum  efle  quemcucp  loeu  zi.f.n.p 
Venditores  iurati  meullicoru  »7-p 


Ventorum  flatus  impedimento  efle 
exeo  (floribus  i7j.f 

Ventorum  fecundum  metallicos  di* 
flributio  38, p 

Veruculum  383.f 

V eflofalia  regio  iii.m 

V cftofali®  fodinae  eo» 

Vellofaloru  excoquendi  ratio  3*o.f 
Vif  commoditas  confiderandame* 

tallico  ij.p 

V ici  ni  domini  magiftro,  animo  con 

tuendi  m 

Vicinitas  metallorum  qu*  Gt  eo. 
Vini  feces  additamentum  i84.f 
Vini  utilius  t^.p 

Virgg  »®gyptiorum:item  Minerug: 
ite  Circes:ite  Mercurij  quales  Z7.m 
Virgulg  metallicx  cSfideratio  itf.m 
tn  Virgula  metallica  quinqj  necefla* 
rio  obferuanda  a7.p 

Vitrum  additamentum  184.  m!f 
Vitru  minus  lucidu  unde  fiat  47t.p 
Vitri  conficiendi  rationes  470.n1 
475- P 

Vitri  coGderatio  curad  metallicum 
fpeiflet  47Q.m 

Vitri  materia  eo. 

Vitra  propter  co(fb'onem  cur  inter* 
dum  minus,  interdum  magis  luci* 
da  475.n1 

\ritrari®  officin®  celebcrrimf  477 
yitrariorum  fornaces  47i.p 

yitri  recrementum  additamentum 
184-f 

yitroru  figur*  & pitflurx  quomo* 
do  fiant  475-f  47^.f 

Vitrearum  ampullarum  confidera* 
tio  3jj.f 

V>truuius  131. p 

Vladislaus  rex  igjn 

VlyfTes.quomodoexfene  iniuuene 
muutus  a7.m 

Vncus  funis  dutflarij  ut.  p 

Vnci  ferrei  cuius  ufus  ell  in  experien 
disuenis,defaiptio  189. p 

Bb  Vnci 
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fodinarvm  nomina. 


Vitei  cortinarum  quales  44.4JB 
Vitei  quoru  ufus  cft  in  incedqsjoS.p 
Vrcei  in  quibus  pyritx  fulfurofi  co* 
quuntur 

Vrinx  hominis  in  falis  artificiofi  co* 
fe&ioneufus  t8y.m 

Vrinx  pueri  impubis  ufusinalumi? 
ne  conficiendo  4?7-P 

in  auro  experiendo  igo.m. Scinde 
. in  nitro  conficiendo  455-f 

Vftrinx  in  qua  argentum  perpurga 
tur,defcriptio  3sgP 

Vulturnus  uentus  38-P 

V . X 

Xenophontis  conffliumin  re  metab 
lica  *0,m 


FODINARVM  OM= 

• ntum,c]U<einlib.-x.il.dert  Me- 
tallica  numerantur, 

C A T A L O G V J. 


Fodinx  Aberthami  Mp.fj.f 

drea  Abydum  10'm 

Aldebergi  in  Mifena  t7a.rn.t73.rn 
' aag.mTa37.fii46.p 
Alpina:  to4.f 

Anncbergi 

inter  Atarneam&  Pergamum  ao.m 
in  Berimo  monte  ao.m 

Camorum  38?.m 

in  Carpatho  monte  t7*.m 

yaa4.fi4j8.rn  k ' 


Colchomm  t6j:p 

Cremnicij  3.p 

Dippoldefuadi  146.P 

Eifalix  ut.m 

Eislcbrj  tis.p 

FirftiinLotharingia  iS.in 

Fribcrgi  j.p.a;.p.<tf.m.in.p 

Gairi  »374 

Galedx  a-S-tti 

Gofelarix  J.p.t;.£t7J.m 

ai4.p.  319.n1 

Hannibalis  Bcbelodidla  i9.p 
Hifpanix  ao.m.ij.m.So.m 

in  lulrjs  Alpibus  aj+f 

lrberefdorfi  i37.f 

Laurei  montis  i°-m 

Lemni 

Lufitanorum  , as8.f.i97.wi.;37.p 
Marauix  155i.157.rc1-?8?-17! 

Mclibod  montis  86i.151.nt 

in  Mifena  Fribergi  57i63-P 

Neufolx  in  Carpatho  monte  nj.p 

ad  Planam  Bohemix  I73.fi74-P 
Polonorum  agojn 

Puteolorum  joo.m 

in  Rhcticis  Alpibus  i54i-438-7 
Saxonum  qui  Gitelu  habitat  jto.ni 
Schemnicrj  j.p.ijx-rci 

Schlaccheualdi 

Snebergi  t8.p.a?.p.«3-P1HP 
Thafiorum  lS’P‘66'Pf 

Taurifcorum  *** 

Toringorum  »6t.ni. 

Vallis  loachimicx 
Veftofalix  . . vUt. 


riT.; 

C?'. 
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ANIMANTI VM  NO' 

MINA  LATINA  GRAECAQ.VE 

Germanice  reddita,  quorum  author  in  lth.De  Subter- 
raneu  animantibus  meminit. 


GRADIENTIVM. 

Alce  clcb/dtnb 
Apcr.wilbfcbwcm 
Araneus  niger,f<bw«rtje  fclbfpinite 
Afcllus,fct?cffl«rt  in  feneftris  uerfatur 

Blatta:,  \vibcl/b:on»o;mc/fpttnjwtb<l 
Bfi'|ars,Ut»bfr«fd) 

Bufo,lfrotc 

KfltAA/iu>rnt,ttefn  ktibfrofcb 
K anj.lv f©*,  ctcbotrt 
Caprea,rcb 
Caftor,ptbcr 
Ceruus,btrtj 

Chameleon,  Germanis  eft  ignotus 
Crocodilus,  crWbil 
Cuniculus,  cunlciit 
Dama,  cin  cfcmpo  beo  Ijotnct  vot  ftct> 
cfcbo^enftu» 

EAeis, Italice  gHyro 
Erinaceus,  gtl/eius  duo  gcncra,buto 
t^cl  vmb  fcwicfd 
Fiber,  ptber 
Formica, cimo 

r«A?,U)i(cl 
Glis,^ro|fc  bafclmtto 
ri/jwo/,l?<tt»ll?rocm 

Hyftrix,  (bubcl  fcbwctn/  b©:nfcb«*in/ 
poicopid? 

Ibex,flcmp©dr 

lK7K,iltC0/&C  alia:  fylueftres  muftela: 

Lacerta^mnobcj 

Lacerta  Chalcidica, t?upfcrobc£ 

Lacerta  aquatiliSjWoffcrabcg 

Lupus, vrolff 

Lupus  ccruarius,(uvo 

»:r\"  1 


Lutra, otter 

Martes,  (lannwuta/Vnb  pmimmortet; 
Meles, bove 

Melium, ctn  holobonb  bartmbcr  bojo 
3cfuttcr/f»  mon  bett  bunben  twtlcgt 
MoAyetAs.fmillfrotcn 
Mus  alpinus,murmclthicr 
Mus  araneus, fpitjmauo 
Mus  agreftis,fd>o;m<uio 
Mus  lafsicius,l(j)IiQ 
Mus  Noricus,  ptld;</bdd>e/}tfcL/bil<b 
mouo/jtfclnwuo 
Mus  domcfticus  maior,  rotte 
Mus  Pannonicus 
Mus  Ponticus, bcrmlcin 
Mus  aquaticus, TOrt)fcrm«itO 
Mus  fubterraneus,  flcmc  fdjotmmtg 
Mus  fylueftris,  brtfdmouo  ©bcr  n$(i 
nwue 

Muftela  domeftica.wifcl 
Muftela  fylueftris, tltco 
Mt/vd?ut,fpttjm<u»o 
Mtf  s <™iffy(§H,ctd>o:rt 
Noerza,nocrj 
Platyceros,  bambire 
Pulices  terreni, crbflocb 

Pvf  itpfuv®',  fcurhote 
Rana  rubeta, frotc 
Rana  temporaria,tctfrofcbkm 
Rana  uenenata  fofsilis,fciirfr«te 
Rana  uiridis  parua,l4ubfrof<b 
Ranae  uirides,fubliuida:,fubcinere£, 
frofdjc 

Rupicapra,  etn^empobeo  bomer  btti< 
bcrfujgcbocfeii  fetit 
Salamandra,m«ld> 

Scarabeus,  de  quo  hic  loquimur, 
fcwlfcfcr 

Bb  t 'ZiuvgQ' 


INDEX  tN 

'2juif©J,  ei<b*t« 

Sorex,  mitle  bofclmau* 

Stellio,Tarantula 
Talpa,  molwutff 
Tarandus,teen 
Teftudo,  fdnttf  rote 

Tragelaphus, bwnMt>irfe 

Vermis  in  Maio  natus, meiwotm 
Viucrra,  furette  vnb  frette 

V ormcla,woitttlrirt 
Vrfus,bcct 
Vulpes, fucbA 
Zobela,5«bcl 

V0LANT1VM. 

Alauda,  lercb 

Anas  immanfueta,  xctlbc  ente 
Anfer  immanfuctus.wtlbe  $<m* 

Apis,  pien 

At^As,  fptrfcbwUben 
Aquila,  flbler 
Ardeola,  reibcr 

Attagen, hrtfelhnn 

Bubo^abubi» 

Ciconia,  jlotcb 
Cornix,  frrtbe  ^ ' 

Cornus  aquaticus, «affer  tabe 

Coruus,  cuius  caput  rubra  macula 
.«ft  infignc,b«l?tflbc 
Coruus  nodlurnus,  n «btrabe 
Crabro, b»tUt}C 
Cuculus, tuduct 
Ku4tA9t,fptrfd)t»«lbet» 

Fulica,  «a|fetbutt 
Galgulus, bamntcrltnef 
Gryllus  domcfticus,h<*u(Vtttt 
Gryllus  agreftiSjfclbbetm 
Halcyon  nuuiatilis,cifuo<fcl 
Hirundines  domefticae  bauffcb«AL 
ben  agreftes  maurfcbwaL 

ben  ripariae  fptrfcfewnlbtn 

Ibis  auis  Aegyptiaca  Germanis  igno 
ta 


J,IB*  DR  SVBTEB.RJ 

lK7t5s®',b«nmetUnS 

Lagopus/cbncuojel 
Locufia, bcufd)  tecte 
Mergus,  teudjer 
Merula,«mfel  vnb  fdxmtffel 
Miluus,weO)  «bet  bunewcbt 
N o (Tt  u a , rantjeule/fcbhwruU/jfetbeule 
ftemeule 

NvKiixo'f«|,r«wbtr<»be 
01or,fcb««n 
O nocrotalus,  fcbneefAn* 

Palumbes , b«bjwube  wb  rityeU 
taube 

Perdix, r&phnn 
Pica,agclcjlet 
Picus, fpedjt 

Querquedula,  frtcbentlctit 
Sturnus, jWt  t 

Tetraones , pirefebuner  wb  «uctbun 
Turdus , fr«metv«3el/  jimtr/ «» 
b;uffd)d/}tpbtu)T<b<l 
Vefpa,wcfpe 
V cfpcrtilio,  flcbernwu* 

Vlula,bubu 

Vpupa,tnbebofe 
Vultur,  bafen^it 

NATANTIVM.’ 

Alburnus,  weiaflfeb 
Afellus,in  Italia  Afino 
Aurata,  Venetijs  Auraia 
Barbus, parme 

Bucdnum,in  Liguria  corneto 
Cancer  fluuiatilis.frcba 
Conger,in  Italia  congro 
Coracinus,Neapoli  coracino 
Delphinus,  mebtfcbTWtn/b««" 

fompffllfpeet 

Glaucus  • 

Globio  fluuiatilis,f(bmerU 
Hippurus 

Lucius,  b«bi  ^ 
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Merula,Mafsiliac  roquando 
Murena, in  Italia  murena 
Orphus, in  Sicilia  cernha 
Pifces  fofsiles  pctfpcr  vnb  mcrputtot/ 
quifunt  crafsiores 
Petten,  Venetijs  cappe 
Perca, bttfe 
Prirtiadia 

Purpura,in  Grxcia  porphyro 

Raia,r«cb 

Salar.fbure 

Salmo,f<tlm/U?>A 

Sturio,|Ws 

Thynnus  thunno 

Turdus,  Mafciliae  roquandd 

SBRPENT1VM. 

Acontias , ignotus  Germanis 

Ainphisbafna, ignota 

Afpis, ignota 

Boa,vnfe 

BaGli(cus,ignotus 

Cfcula,blm6fdjlutK 

Calabri  cus  ferpens, ignotus 

Cenchris,ignota 
Ceraftes,h*:m4)K 
Dipfas, ignota 
Draco,bt4d? 

Dryinos,ti4>ftbl«n^e 
Hacmorrhous, ignotus 
Natrix,n«ttcr 
Porphyrus,ignotu* 

Scytale, ignota 
Sepedon, ignota 
TiA?Air©^,blm&fcblritb< 
Tv<f7vu4,bUnbfcblctcb« 

■ Viperajtalis  maraflb 
•Y#©-,  natur 

, 

VERMIVM. 

Afcarides,erbw«:me 


Lumbricus,  rewvoirtt 
ScoIopcndra,na(fcl 
Spondylis, ert<f«le 
T eredo.fupfcrwoMrt 


DAEMONVM. 


t)*mon  fubterraneus  truculentiis, 4 
bcrcftcuftl  mitis.bcr^tticnlart/foa 
bcl/guttcl 
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Humantibus fecundus. 


Acontias  498.rii 

Aelianus  478.rn.408.1n 

Aenariae  coloni  terrae  motu  & calida 
rum  aquarum  eifufionibus  fedu 
bus  cxatfti  480. p 

Anoo/^o^if©^,qui  & hiftrix  491. m 
Alauda;  48!. f.hycme  latent  in  cauet 
nis  montium  494. nt 

Albertus  MagnuS  48o.m 

Alce  485.P 

AmbrofiusFibianus  499.ni 

Amphisbxna  496.? 

Anates  immanliietae  48t.p 

Animal  incognitu  repertum  in  No* 
rica  480.nl 

Animantes  fubterraneae  quae  pro* 
prie  & (int  8i  dicantur  479-f.499 
m.quac  in  terra  ficca  49o.f.  qux 
in  humida  agant  ;oo.f.&inde 
Animantiu  fubterranearum  tria  ge« 
nera  48i.p 

Animantes  omnes  natura  mutatio* 
nemfentire  472*f 

Animantes  qux  in  regionem]  e qua 
egreflg  funt  non  reuertuntur'  479 
Bb  j 48o.p 


INDEX  IN  UB. 
4.8 o.p.  reuertilritur  48o.f-48i.p 

Animantes  (rigoris  aut  caloris  uitan 
di  caufa  locum  mutantes  46 ‘-P 
Animantes  quae  nocfiu  uel  interdiu 
in  cauernis  terrx  delitcfcut  48i.p 
& deinceps 

Animantes  quae  in  terra  latet  aliquo 
anni  tempore  4.8 & deinceps 
ufcpad  pag.500. 

Anfcres  immanfueti  49l-P 

Aper  495-P 

Apes  < 481. f 

A7pAe,qu3e  SC  494-P 

Aquatilia  qup  aliqua  anni  parte  fem 
cocno  uel  arena  condunt  494-m 

Aquila  Northufac  mortua  48o.m 
Aquila  a lanio  Dincelfpyhelenfi  00 
cifa  49o-m 

Aranei  nigri  493-f 

Aratus  495-f 

Ardeola  49,-P 

Ariftotelcs  478.rn.479-m.485.rn 
487.f.49^-m.49?P-499-P 
Ariftophanes  49<?-P 

Arces  fubtcrranef  48i.m.f 

Afcalabus,  & «7-iy£Aar/Ju-nis,qui  S>C 
ftellio  49?-m 

Afcarides  499.f-5oo.f 

Afelli  rimis  parietum  occultantur, 
481.  f 

Afellus  pifeis  xftiuis  menfibus  fe  co 
dit  474.  m 

Afio  noifiux  fpccies  486-P 

Afpis,&  eius  genera  497,111. f 
Attagenes  46«. m 

Aucs  hyeme  in  cauis  arboribus  late» 
tes  48i.f 

Aues  lutex  479.n1 

Aucs  quxdam  cur  ueno  tempore  co 
ipiciantur  implumes  481. p 
Aues  noiflurnx  48s.f 

Aurata  xftiuis  menfibus  (e  condit, 
494' m 
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Bafilifcus  498. f 

495. f 

Blattx  parietum  rimis  occultantur, 

481.  f 

Box  ex  natricum  genere  497.n1 

Bft'|«s,rana  49f.m 

Bubo  485J.494.rn 

Buccina  494m 

Bufo  495J 


Cancer  fluuiaalis  49^-P. 

Calabricusferpens  497-P 

Caprea  4?liP 

Cafsianus  theologus  . ' 499-P 
K«7<of  4®4-f 

Caftorca  e°* 

Caucafus  mons  48t.m 

Caulon  qux  & dipfas  49*J 

Cxcula  hyeme  fe  condit  in  terra, 
49<S-f 

Cellx  fubterranex  48t.n1 

Cenchris  ferpens  499-m 

Centipeda  qug  & (colopedra494.p 
Cephi  Athiopici  48om. 

Ceraftes  4974 

Ccruus  4j>J? 

Ciconix  . 48im 

Chamxleo  49a.n1.  aura  alitur  493-P 
y.anocrrvTtu*  485-P. 

Chelydros  42Z£ 

Cherlydros  497-P 

Cicero  . 499-m-?°0,P 

Circe  4sif 

Cleopatra  afpidas  ptyadas  libi  a<>' 
mouit  42Z" 

Columella 

Coenobium  fubterraneum  in  Sediw 
nis  . . 

Corpus  fubterraneum  & eius  diuK 
fio  - 479-P 

Coruus  aquaticus  49Hj 
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Coruusquim/y$0KPj>«f  481T 

Coruus  pifeis  hybernis  mcnfibus  fe 
condit  494.ni 

Conger  eo. 

Cochlea:  eo. 

Cochlea:  cauaticx  4$>9,F.;oi,p 
Colubri  Thebani  cornuti  . 498. p 
Crabrones  fylucftres  48  nf 

Crocodilus  494.rn.ad  infulamTen 
tyritarum  non  adnatat  49;. p 
Cuculus  48i.f 

Cuniculus . - 481.n1 

Cymbri  4So.p 

Vide  etiam  in  Kappa. 

i D 

Dama  48*.p 

Dantifcibona  pars  uulgifub  terra 
habitat  48>.p 

Daemones  fubterranei,  Sc  eorum  du 
plex  genus  yot.fyoi.p 

Delphinus  494.n1 

Delphinus  hofbs  crocodili  495. p 
Diolcorides  478. p 

Dipfas  Aotf.m 

Domus  in  Armenia  maiori  quales, 
4ea.n1 

Draco  499.p.cum  aquila  &C  elephas 
te  pugnat  499.  p 

Dryinos  497T 


EAaas  Ariftoteli  glis  diiflus  487T 

Erinaceus  hyemc  111  cauisarbonbus 
fe  condit  ’-  48i.m.484.f 

E %i<Avg  49  6.  p 


Iber,&  eius  delcriptio  484.p.&inde 
Fibri  pelles  & teftes  484-f 

Formicae  ^ . 48t.f 


FolTx  Preneftinx  483. p 

Fulica  48i.p 

Fuluiiis  Hirpinus  uiuaria  gliribus  in 
ftituit  468.n1 

G 

Galgulus  481.P 

T «Atiirnis.qui  & ftellio  493.n1. 
Galenus  497,f 

r«7itr,quiuifela  489.n1 

Ganeum  483.P 

Glaucus  pifeis  hybernis  merifibus  fe 

condit  494.  m 

Glis  48t.m.488.p 

Gliraria  * 488. p 

Gothi  ex  Scandia  in  Sarmatiam  &C 
Daciam  480.P 

Grues  ab  ultimis  quali  terris  in  ultis 
masdifcedunt  481. m 

Gryllidomeftici  agreftes  493. f 
TvflUOI  495T 


Halcyones  marine, fluuiatiles  48?.m 
Hameftcr  qui  a quibufdam  cricetus 

490. m 

Hameftri  appellatio  in  hominem  uo 
racem  apud  Germanos  49i.p 
Hemorrhoos  498, p 

Hippurus  pifeis  494.11» 

Hirundines  hyeme  in  loca  tepidiora 
fccedunt  494.n1 

Hirundines  ripariae,  quae 

& (iv-lttoi  494-p 

Hyftrix  hybernis  menfibus, ut  Plini 
usfcribit.in  fpecus  fecediuxftiuis, 
utAlbertus  49>-P 

Hyftricisdefcriptio  eo. 

Hoenfteinum  483. p 

Homerus  48z.p 

Homines  cauernas  fucccdentes,  qui 
exeoTrogloditae  492~rn 

Bb  4 Horni 
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Homine»  fytueftres  Scricfinnix  481 
4W.n1 

Hydro»  497V 


I 


Iaculus  ferpen»  49fl.nl 

Ibex  48?’P 

Ibis  JEgyptia  499. p.  in  Alpibus  uw 
fa  4-6o.ni 

Ichneumon  crocodilo  inimicus  49?. 

f.49<$.p  afpidi  4 97* 

Wrf}fr  48>-P 

Iktis  muftelf  genus  48g-m 

IktWK^  pellis,prouerbiu  apud  Ger* 
manos  in  uilifsimu  & maxime  foc 
tidumfcortum  <o.f 

K 

fatetufan  rana  495'm 

Ka/^hrf^,LaD'nisfdurus  4Bz.f 
Kiwy#iw,fonus  quem  ululae  edunt 
48<S.p 

Ko^tAsi, daemones  hominum  imita* 
tores  50J-P 

K<4-tA9/,qu*  & ihpAs  494-P 


Lacerta  Chalcidica  quae  & feps  49» 
Lacerta  hybemis  menGbus  in  terra 
latet  eo. 

Lacerna  ftellione  quomodo  diffe* 
rat  493.n1 

Lacerta  aquatilis  4oi.ni 

Lacerta  uiridis  eo. 

Lagopus  48y.ni 

Lepus  eo.p 

Locuftac  in  Pannonias, Daciam  & 
Lygios  proximis  annis  inuola* 
runt  48o,m 

Lubeci  bona  pars  uulgi  fub  terra  ha 
bitat  49j.p 


Lucanus 
reprehenfus 
Lumbrici 
Lupus 
Lupus  ceruarius 
Lutra, & cius  deferiptio 
484. p.m 

M 


4fl8.m.49»m 
497-P. 
499.fcsoo.f 
4»;.p 
eo. 
48?.m 


Martialis  48fl.p.49oi 

Meles  48»m.f.48s.p 

caninus,fuillus  485.P 

Melia  eo.m 

Mergus  46t.m 

Merui*  eo, £494.111 

Merulapifds  494-m 

Mo'ty-s  Grxco  nomine  Germanis, 
qu*  falamandra  499M 

MoKteiAs  ran*  495-f 

Multipeda  & millipeda,qua;  Stfco» 
lopendra  494-P 

Murena  hybemis  mcnfibusfe  con* 
dic  «o.nj 

Mus  Alpinus  486.f.487.p.& inde 
Mus  aquatilis  4 9&P 

Mus  araneus, qui  8Cva/y&*  4^9-P 
MusLafsicius  4S3.w 

Mus  Noricus,qui  citellus  eo, 
Mus  Pannonicus  e0* 

Mus  Ponticus  461-*, 

M^so-niv/®*  4*7*» 

Muslylueftris  480.* 

Mus  iubterraneus,qui  & agreftis 
yoo.p 

Muftelaquxproprie^aX»  489>il* 

quae/KTO  ibi.m.  quxmartesib/.t 

qu*  Germanis  zobela  49°P 
Muftelarum  uirus  bafiliico  exitio, 

^ N 

Natrix  hyeme  in  caua  terrx  ingredi* 
tur497.p.  eius  genera  _ ‘bld* 

Nicander  A9i<m,49^49^^97^ 

49S.P» 
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498.m  reprehenfus  49<S.m  Pfyllorum  olfadfu  ferpentes  fuparu 

Nitedula 

joo.p  tur 

49j.m 

-Jocrza 

490. m Pufhardum 

48a.f 

Noctua  485.f.486.p.494.m  Purpura 

494-m 

<oduarum  genera 

486.p  rveiyovo^bcHiolx 

499-m 

\Ty<fticorax 

48s.t.48<S.p 

o 

O 

nL 

Querquedula 

48i.m 

Olores 

48cp 

Onocrotalus 

eo.m  R 

Dpianus 

478.m 

Orphus  pifcis  hybemis  mentibus  fe  Raia 

494-m . 

condit 

494.m  Ranarum  diuerfa  genera  49s.m.f 

Duidius 

co.  Rana  rubeta 

eo.f 

Oua  ferpentium  in  ignem  conicdia  Rana  qux  n^Xanms 

eo.m 

flammam  refbnguere  49?.f  Ranx  temporariae 

eo. 

Rana  uenenata 

499,f.yoo.p.nT 

P 

Rcnu doloris  medicamentu  4s5.n1 

Reineftcinum 

482. m 

Palumbes 

48i.f.494.m  Rupicapra 

48J-P 

Pe&cn 

494-m 

Perca' 

eo.  S 

Perdix 


48i.m 


Perlaru  reges  hybemo  tempore  Ba* 
bylone,uerno  Sutis,  xftiuo  in  Ec* 
batanis  degebant  48o,f 

Pve/Qfiw©'  ‘ yoo.p 

Jifao^rana  rubeta  492.f 

Picus  48uf 

Pifces  uitandi  caloris  & frigoris  gra» 
tia  mutant  locum  eo.m.f 

Pifces  fofsiles  yoi.m 

Platyceros  48;.p 

Plinius  478.m.48o.m.48;.p.488.m 

494.m.497.m.f.4s>8.p.499.f.;oo.f 

;ot.p.  reprehenfus  49S.f.49iS.m 


Polybius 
Porphyrius 
^orphyrus  ferpens 
3refter  a dipfade  differt 
^cneftinas  fotlx 
3rimadiae 
Ofellus 


501.  m 
478.  m 
498. m 
42£i£ 

494-m 

joi.p 


Sal  inimicum  lacertp  aquatili  49a.n1 
Salamandra,qux  Germanis  Grxco 
nomine  tMtyii  49i.m,f 

Salmo  48i,m 

Scandia  48o.p,43z.m 

Scarabci  rutili  49)-( 

Scolopcndra  eo. 

Scncfinnix  fyluelfres  homines  481. 
Scytale  49  6.  f 

ljU7Sf&'  487-f 

Seneca  jot.f 

Scpcdon  498,m 

Seps  feu  lacerta  Chalcidica  492. p 
Serpentes hyeme  latentes  49<S.p,m 
Serpens  Calabricus  49  7.  p 

Scruius  500. p 

Sorex  488,m 

Spondylis  uermis  499.f.yoo.m 
Stellio  49a.m 

Sturio  48nm 

Sturni 
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48i.f-494.tn  Turtures  hyeme  in  cauemismemtU 

a»  ntn  latent  A8t«f.4'94»nT 


lubtorraneum  corpus, &ciuVdiuu 

Sibylla;  Cumex  antrum  48i-m 

Talpa  . 42*1 

Tarandus  r 

Tenedi  infulae  pifcatores  rup.uipe* 
cubus  pro  domibus  ututur48z.n1 
•Tentyritx  42?-P 

Teredo  &*1? 

Terrarum  quafdam  oras  onera,quu 

bus  premuntur  in  alias  fxpedepo 

48o£m 

Tetraones  4^™ 

Teutones  • 4_^P 

Thebani  colubri 

Theophraftus  478-P;5°>-P-t 

reprehenfus  de  pifeibus  fubterra* 

Tcftudo  terreftris  42*£  Vultur 

Thynnus  48um.494-m 

Tragelaphus  48*-P  — ' • £ 

ces  repurgat  494- 

Trullidxmones  *ol,t 

Turdi  46t.f.494-m 

Turdus  pifds  49^jn 


um  latent  48uf.494.m_ 

TuaTuv^jTw^AiA  49W 

V 

Varro  4S;.m.4«g.P-488-P 

Vermis  quadrupes  in  Maio  natus, 

494-f  r 

Vefpertilio  48?.f-4^-P-m494tn 
Vefpx  4*1* 

Vipera  quae  Ex^*  49<*-P-n' 
Virgilius  497-P-5°°-P 

Vildaqux^M 

Viuerra  , 422^» 

Vlula  48?-f-4«<Sp-494tn 

Volucres  quj  hycmefe  condunt  in 
Aou.m 


terra 
Vormela 
Vpupx 
Vrfus 
Vulpes 


494-m 
491.P 

48uf.494-nt 
49t.m.t 
4*4p.m.f.&  inde 

40i.m 
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